а 


ых. мыш 


ПОЛКА 6’ 


№ а 


—- =——— м ————————-- „. ое. 


_МИНЕРА ЛОГ1Я = 
} _  ОПИСАМЕ _ 
’ ВСЯКАГО РОДА РУДЪ 


ИСКОПЛЕМЫХЪ ИЗЪ ЗЕМЛИ ВЕЩЕЙ , 


сочиненное 


ТОГАННОМЪ ГОТШАЛКОМЪ ВАЛЕРГЕМЪ у 


Королевской Шведской Академии вр УпсалВ 
Философии и Медицины Докторомр ,› 
а 
<Ъ НБмецкато на Россёйской языкЬ 


0 переведенное 


АБйствительнымЬ СтатскимЬ СоЕБшни- 
ком, бергЪ коллеги Президентомь и 
`Монетной канцелямм главнымь = 
_ судью: 
ИВАНОМЪ ШДАТТЕРОМЪ, 


_МИНАЕЧАВАУМАНАУЧАНАЬ * „® одндучинАУЛНАОЧАНА 
| ВЪ СЯНКТПЕТЕРБУРГ$ ‚, 


при Имперашорской Академ НаукЬ 
| 1763 году. 


я у» 


са Ни, 


ен 


ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 


АДАМУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
ОЛСУФБЬЕВУ , 
тАиному совЪтнику , 


ОРДЕНА СВЯТАГО АЛЕКСАНЛОА НЕВСКАГО 
КАВАЛЕРУ, 


МИЛОСТиИвОоМУу ГОСУдАРЮ МОЕМУ. 


‘милостивый государь мой! 


В!:ьностное попечен!е Вашего Пре- 
восходишельсшва о приведен вБ 
наилучшее сосшоян!е КолыванскихЬ 
золошыхь ‘и серебряныхЬ заводовР , 
которые Вашему Превосходительству _ 
от ЕЯ ИМПЕРАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА БЬ особливую дирекцио поруче- 
ны › между прошчими полезными 46- 
лами не шолько заслуживаешЬ общую 
ош всВхЬ вЬ МинералоМм упражня- 
ющихся люхвалу › но и кЬ немалой 
благодарноспиа обязываешЬ ‚ наипаче 
во Шому ‚› чтб ‘по издан вБ ‘печашь 
ВашимЬ старанйемЬ сей переведенной 
мною. книги весьма изрядное настшав- 
лее Россйскому ‘народу дать соиз- 
волише. С1е достшохвальное намБре- 
нге Вашего Превосходишельсшва , чтобЪ 
любо- 


любопьшиствующимЬ ошкрышь свбтр 
вЬ сей полезной наукЪ, и шЬмЬ 
возбудить ВЬ нихЬ болыпую охошу 
кр испьышпанйю натуральных до Ми- 
нералоги касающихся вещей ‚, какЬ 
всякК1е минералы и мешаллы узнавать 
и наиспособнБе между собою разли- 
чашь и ошаБляшь должно ‚, шмЬ 
вящшую принесешЬ пользу ‚ чБмЬ со- 
чинишелево имя вр свБшф славнБе и 
Вашего Превосходишельсшва ситаранйе 
о присканм вЪ Рроссйя ‘руёБ неусын- 
НБе. СЪ шакимЬ искреннимЬ `жела= 
н1емЬ предая какЪ себя ‚, шакЬ и сей 
мой шрудЬ вЬ милосшивую Вашу ирод- 
шекцпио СЪ адолжнБишимЬ моим поз 
атенемь пребуду 


ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА , 


МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ МОЕГО, 


7 


покорный и обязанный слуга 
ИВАНЪ ШЛАТТЕРр 


Зы 


6 
ь <> ы 


его хелухелол(ейл) (еле (0449 
ОетахбФХЕахеьа" ОбЗО6 о. Обо, ра) 


ТАбЛИЦА 


Показывающая  разаБлене ’ минераль- 
ныхр шфлЬ на классы по разнымЬ 
ихр’родамЬ ‚ кошорая и вмБешо | 
реэстра главнымЬ вещамЬ 
служить можешь. 


Классы. ОшаБления, 
Бе Пыловаптыя зёмли. 1 
На зем- жисть зёмли: И 
ляные Смфшанныя с рудами 
роды: зёмли, п 
ит 1У 
| Йзвесшныя: в 
о. Сшекловашыя УТ 
Минералыи | менные р: | 
Поспоянныя ББ отнб. У 
ископаемыя | роды. Дик. УШ 
м Ту Соляныя 1х 
а мины а = 
Полумешаллы. ХЕ 
гы Металлы, ХИ 
ЗатвераБлыя каменною 
и крёпоспию вещи. (ХЛИ 
И ОкаМенблыя_ ве ХУ 
менблыя и. 
ыы Натурою малеванныя, ХУ 
> Похожя на камень в6- 
пи ХУ 
Минераль искуствомЪ М 
ть. состо- а ее ! 
ь 08Ъ оспташках ат ОЕ 
дя 


Х КЛАССЬ 


а 2% 


Би ыф— 5 адь м -еасайе: Зссбдь Фр аа ев ие-ышЕ 
не Ирин ов - 


и рат 


й 
| 
в 
у 
_ 9" 
| 

| 
| 


т 
ВЕЕинтИ Е 5 


`103о ) 2 (05 


КласЬ перьвый. 


ЗЕМЛЯНЫЕ! роды. 


"Теггае. 


Ошд5ленте перьвое. 


(перьвая цыфра возлБ рос@йскаго перевода зна- 
чишЪ сшраницу › а возлБ Лашинскаго видЪ). 


1. пылоОВАТЫЯ ЗЕМЛИ. 
1) Пыловашая земля 15. 
Черная пыловатая — 
Красная Аглинская 18. 
Умбра то. 
Шиферная чернь” — 
болошная влажная 20. 
ТорфЪ 81 29), 
Земля ‘ош сотнив- 
шихЬживошных 23. 


и) МВлЬ 25. 
` бБлой мЬлЬ — 
Аглинской 6Ълой 

мБлЬ 26. 


блБаной мыл 27. 
| Лунное молоко 4 
гурь 20 
Известная земля 30. 
Пурпуровой мБлЪ — 
’ Зеленой мфлЪ г. 


Татае о тасгае. Т. 


Нити. родЪ 1 
Ношиз ага. ВядЬ т 
Наютиз гига. 2 
Утьа. 3 
ДА гамеркит Се. 4 
Нати$ рай, 5 
Сае{рез. б 
Налоз апила15. 7 
Суещ. родЪ 2 
Сгеа. Вид 8 
Сте:а Ваепй5. 5 
(Сте{а {Воррасеа. то 
Гас |шпае. 11 
Сифг, | 12 
Са]х раниа. 13 
Сова ригриге{сетз. 14. 
Стеа ушаЮ. 15 


ОтмдЪленте вшорое. 


Тетае ририез. ИП. 
Ата. 


1. глинистыя зёмли 
33) Глина, 


родЪ 3. 
бБлая. 


4$ о ) 3 (05% 


бВлая, 

Синяя. 

ЦвБиная, 
Горшешная. 
Зыблемая земля. 
Шиферная. 
Постояяная врогнф. 
болусЪ. 

Рухлая. 


Каменфющая. 
1) Мертель. 


33 
34 
35 
36 


37 


39 


= 


Фарфоровая земля. 42 
Трубощная глина. — 
МЪловой мергель. 43 


Употребляемая кЪ 


валяню — суконЪ 
земля. кра 
Мергель. 4-4 
КаменБющей мер- 
гель. 4.6 
Фурмовой. 4.7 


АтоШа аа. — ВидЪ: 16; 
АтеШа раса. 17 
АгоШа соогада. 18 
Ата Пра па. То 
АгрШа Еттептао$, 20 
АгоШа сгийасеа. от 
Ато Ша. арута. 22 
Во. 23 
АтоШа {оика. 2 

АгоШа ар са. 2 

Мара. бодр 4. 
Мара рогсеЙапа. = 26 
Г.еисаго Ша. 29 
Магра сгегасеа. 28 
Этесис. 29 
Магра. ° Зо 
Магра Дар йса. 31 
Магра Р{опа. 32 


Ошдфлен!е шреште. 


Ш. смБшаННЫЯ съ Темае тие [. 


рудАми зЁмли. 
) Солк!я. 
Купоросная. 
Квасцовая, 
Селитреная. 
Солянистая, 
СЪ землею смВшан- 


ная алкалическая 
СОЛЬ. 


"Тегеа (а 1пае. 
'"Тега унно|аа, 
"Гегга алушта. 

егга пиго{а. 
"Тема шанаяса, 
М чоп. 


Хх 2 


ч9бо ) 4 (05% 


01) СЪ «Брою смфшан- 

ныя зёмли. 
Горная смолистая, 
СФрная. 

п!) Металлическте 
или СР металла- 
ми  см5шанныя 
зёмли. 

Галмейная. 
ЖелЬзная вохра. 
МЪаная вохра. 


|. 


ТГеггае шШфБигеае, 


"Тегга Ынитшой, 
'Теггеа и рЬигеа. 
'Теггае теасае. 


'Тегга са]атутаг5, 
ОсВга Ёеги. 


ОсЬга сири. 


ОшдБлен!е чеш вершое,. 


ТУ. ПЕСЧАНЫЕ роды. 


1) Пыль. 
Пловучей или клю- 
чевой песокЪ. 54. 
Пыловаттойь $5 
Глинисшой, 56 
ТрепелЪ. 57 
п) ПесокЪ. 
ХрящЪ. бо 


Жемчужной или 
перловой песокЪ. б1 


Неровной жемчуж- 
ной песокрР. — 
Глиммеровой пе- 
сокЪ. 62 


йг) рудной песокЪ 
ЖелФзной песокЪ, 
Оловянной. 
Золоттой. 


У) ПесокЪ ошЪ жи- 
зошныхь, 


Атепае. ЛУ. 


(С/агеа. родЪ 5 
С]агеа Яи!Ча. ВиаЪ 33 
С1агеа ЙегИв. 34. 
С] агеа агрШо/а. 3$ 
'Тирейа. 36 
Агепа. РодЪ б 
Заб ат, ВидЬ 37 
Атепа Когапа. 38 
Агепа 1таедиа|15, 39 
Агепа глсаи$. ‘ 4% 


Атепа тен Иса. 
Агепа Ёеггеа. 
Агепа Ваппеа, 
Агепа аогеа. 
„Дгепа аттах, 


КлассЬ 


480 ) 5 (©о5 


КлассЪ вшорой. 


КАМЕННЫЕ роды 


Гар?аеу. 


ОтждФленте перьвое. 


1. ИЗВЕСТНЫЯ КА- 
МЕНЬЯ. 
1) Извесшной камень. 


Лвердой известной 
камень. 68 
блистающей. 70 


Зернистшой. 71 
1) МраморЪ. 
Олинакой мраморЪ. 76 


Испешренной. 78 
Фигурованной. 8 о 
ит) ГилпсЪ, 

- АлебастВЪ. 84 
Гипс. 85 
Гипсовые хрусша- 

ли. 87 
СеленитЪ. — 
Слоистой гипсЪ. 88 
Струйчаштой. 80 
Прозрачной. 95 
С1яющей гипсовой 

камень. от 


Почковой камень, 92 


1) ШпашЪ 
Кубической шпаш, 95 


Шиферной. жа 
Зернисшой. 9б 
Прозрачной. зы 


Гар 4ез сасате Т. 


Сасагеих. бодЪ 7 
Са|сагеиз аедиа!5. ВиаЪ 
4т 


Са|сагеиз СИииШаоб. 42 
Са[сагеив 1таедца 1$ 4.3 
Маттох. рехь 8 
Магтог урисо|ог. ВидЪ 4.4. 
Манлог уамератат. 45 
Магтог Иригаит. 46 


Сур/ит. родь 9 
А]аБайгитла ВидЬ 47 
Сурт. 4.8 
Сурит сайаИМатоти. 49 
Бе!еп!{ез. 50 
Сурат 1атеПойла. 51 


Сурит Йманий. (52 
Сурат 1оН4ам. 53 
Рро{ррогиз Вопопепйз. 54 


Гар Мерёиасив. 55 
Эраит родЪ то 
Эрафии чеиЙате. ВидЬ $6 
Эраниа фате!ате. 57 
Эранатл агепасеиит: `^. 58 
Эрагата “реЦаскним. < 59 
3 Исланд- 


460) 6 


хру- 
97 


Исландской 

‚сталь. 

Шлапюовые хрус- 
шали. 9 


Свиной или воню- 
чей камень. | (ото) 
Сшекловапюй шпашР, 
102 


Полевой шпашЪ. 103 


) 05 


СийаШаз Фапд1са. 660 


Браташ сийаПМании, бт 
Гарз ПШ, 62 
Браки уигеи. 63 


Браки ругиласрит, 64, 


Ошдфлен!е вшорое, 


И. ВЪ СТЕКЛО ПРЕТВО- 
РЯЮПИЕСЯ КАМЕНЬЯ. 


т) ШифевЪ. 
Столовой шиферЪ. то7 
Крышечной. 108 
Угольной. = 
Крупной или тол- 
спой, 109 
Грубой. 110 
мягкой. ттт 
Черной мЬлЪ. 113 


т) Песошной камень’ 
Турецкой шочиль- 
ной камень, 11:7 
Точильной камень, 118 
Просптупчивой ка- 


мень. 110 
Трубошной песош» 
ной камень. — 


Лещедной камень 120 
Песощной камень, 121 


Гар4ез хитерсене. УТ 


Ее. РодЪ тп 
КИПН5 плел!{а115. ВидЪ 6$ 


Агеба чери|ат5. 66 
КИ сагбопа 5. 67 
Сонси/а. 68 
Е 1$ гадг. бо 
Е 5 бла $, о 
№онса, | Ут 
Соз. РодЬ 12 
Соз Тшскса. . ВидЬ 72 
Г.ар!з согагиа» 73 
Ейсгот. м4. 
Соз югапишаиа, 7$ 
Опафгит. 7б 
Агепаг!ц$, 77 


Песошной 


— ————ы—ыы—«„ 


Песошной шифер?. 21 
Слипшейся песош- 


| ной камень. 122 

{ иг) ГолышЪ. 
Грубой непрозрач- 

| ной. 129 

| Полупрозрачной, 128 
Кремень. = 
КахолонтЬ, 130 
СердоликЪ. — 
ХалцедонЬ. 132 
ОниксЪ, 133 
ОпалЪ. 135 
ГлазЪ свбща. 136 


Минеральные ла- 
сточковые ка- 
‚ менья 14.1 
ду) Опочисшой  го- 
| лышЪ , яшма. 
Олоковой голышЬ , 
горншкиеинЪ. 14.7 


ОпочистойагатЪ. 14.8 


АгашЪ. 137 


‚ ПесчанойпорфирЪ. — 
Одноцвёшная яш- 
ма. 14.0 
Зеленая яшма. 150 
Лазуревой камень, 151 
Песшрая или кра- 
пинная яш мА, 152 


_ Яшфоникс$." 154. 
| Порфирь, | 155 
У) КварцЪ. 


9бо ) 7 (о 


Соз Я. -8 
Соз 1аБщо{а. 79 
5х. РодЪ 13 


ЗПех орасиз. — ВидЬ 80 


ЗИех {епреисиз. 8х 


ЭПех 1е1а1105, 82 
Сасво|оп!щ5, 83 
Сагпео]щ$, 84. 
Сра1седопиа5. 85 
Опух. 86 
Орач. 87 
Оси тила!1. 88 
Асфахтез. 8 о 


Седой мшега!е5. 99 


Ретойех. За]рз. — родЪ 


14. 
Ретоех орасиз. — ВидЬ 
15 

Решойех {епиреШас1- 
Чиз. 92 
Рехоех агерасец$з, 93 
]Ла{р15 ип1со]ог. 94 
Лаз чав. 9$ 
Гар Гат. 96 
]а 5 уапеваеа. 97 
]{ропух. 98 
Рогруг. 99 
Оиагхит. родЪ 15 


4 Жир- 


58 р) 8 (05% 


Сухой или хруп- Опагтий НасПе. ВидЪ 
кой кварцЪ. 150 '’ 100 
Жирной кварц. — Очагат ршрие. — тот 
‘Чистой кварць. ^—  Оцаглии сийаИииата, то 
Жиловашой кварцЪ Опагим ]асоЫлим. 103 
млечнаго цзфта. 160 
Цвфшной. ^ —  Опагодаил соотация.: го4, 
Зернистой. 1бг (Опагритм агепасешт, 105 
Червопточивой. —  Опаглат тпоЙате. ° тоб 
Кварцовые друзы. —  Опаграм  сийаШ- 
ии. то7 
`` Винисатной. 162 ФОпагтит отапа сит, то8 
аревьконнеий Сипа!. Сеттае. родЪ 16 
_‚ менья. , 
` Горной хрусталь, 167 (СИйаШаз шотиапа. 
Я ОЖЕОЙ Видр тоФ 
Рубиновой флюсЪ.т7о Р(еп4огаБииь. то 
Яхонпювой хру- Р{еи4о/аррЫ из. ТЕ 
сталь, 
Томпазовой. 57: Р/еи4оора2в. 112 
. Изумрудной. — Реидоймагах 45. — 113 
Е ` Темной. —  СийаШа$ оБсигиз. 114 
й Алмазь. 174. А4ата$, 11$ 
р рубинЪ. 1758 Капа. 116 
у ЯхоншЪ, | 179 Барри. 239 
| 'ТопазЪ, 180 'Торагив. 718 
р ИзумрудЪ. $8: Эштагаодие. 119 
` Хризолит. 182 СргуоШ Виз. 120 
АмешисшЪ. 183 Ашевуйаз. т2т 
ыы Виниса. 184 (Огапаз. 122 
й ЧациншЪ, 186 ПуасииВа$ 123 
берилль, 187 ВегуЦоз, 124. 


Оша5- 


чо ) 9 (о 


Ошдленте шрешге. 


Ш. постоянны ВЪ 
ОГНЪ КАМНИ, 
т) Глиммерь. 


Слюда. 202 
Жошечье золошо. 203 
ГлиммерЪ. ‚`— 
Струевашой глим- 
мерьЬ. 204. 
Волниситой. же 


Полукруглые дре- 
свяные кашышки. — 


Черной карандашЪ. — 


й)) Каменное сало. 
бЪлой шалкЪ. 209 
Золошоцершной. 208 
Зеленой. 209 
"Талковые кубики. — 


хи) Горшечной ка- 


мень. 
Серпентинноймра- 
морь. 211 


Плошной горшеч- 
ной камень, 


рухлой. 212 

СмЪшанной, — 

Черной мылова- 
пюй. 213 


1\\) роговой опочи- 
стой камень, 
ЗальбандЪ. 814 


С; 


Гар 4ез арутг. УП, 


Мга. РодЬ 17 
Унгия Могсошасит. = 
ВидЬ 129$ 
М!са. 126 
М1са {Чиатойа. 127 
М!са га1апв. 128 
М!са Йисеаап5, 120 


Мса Баеш/ИрЬейса. 130 


Мо!уБаепа, ТЗ 
"Тасит. РодЪ 18 
Тасим 1арае. Вид 132 
'Та!сим аигешт. 133 
Стеа Виаптога. — 134 
'Тасита саЫсит. 135 


Гар оЦат15. роаЪ 19 

Манлог Эегрепипии. 
Вид 136 

Гар соаБитиз. 137 


ГлеБенит ар. 138 
ОПаг!$ Чугиз. 139 
ОЦаиз расюнив, 140 
Сотпецз, Родь 20 


Гар! ал1сати$ согпеце, 
Видр 141 
фоговой 


+93 о ) 1о (©5% 


Вотовой опочиспой 


камень. 215 
Ротовой Шиферр. — 
Шерль. 216 

У) Ам1аншЪ. 

‚ Горной ленЪ. 218 
Горная кожа. 221 
Горное мясо. 222 


Горная корка. на 
уг) АзбесшЪ 

СпБлой азбесшЪ. 223 

НезрБлой азбесшЪ.2 24. 

Перистые квасцы. — 

ЗвБздной азбесшЪ. 225 


Сшруевашой 
азбестшЪ. 226 
Колосисшой ка- 
мень. — 


Ошд Бленте 


ТУ. лик1Е КАМНИ. 
х) Полевые камни. 228 
Смфшанной <Ъ шпа- 


шомЬ. 220 
СЪ кварцомЪ ‘см- 
шанной. — 


СЪ глиммеромЪ смБ- 
шанной шиферной 
камень. 230 

СЪ глиммеромЪ смБ- 
шанной: ‹ песошной 
камень. в 


Согпеи$ [о14и5. 14.2 
Согпеиз Я. 14.3 
Согпейз снйаПНаеаз. 14.4. 
Апттан!иб. Ро Ъ 21 
Глпо торарит. 

ВидЬ 14.5 
Ака топтапа. 146 
Саго топкапа. 147 
Бирег тогиапит, — 148 
АреЙиз. боаЪ 22 
Гар: аБу@пиз. ВидЪ 14.0 


АзБейи$ ппта+ит0$. 150 
А!теп ратойи, 151 
АГЬейо5 Йеаказ, 152 
А{Бе!аз {С со|а$. 153 
Глар1з` асегогиз. 154. 
чешвершое. 
заха. ГГЦ. 
бахит дтыех. РоаЪ 23 


Захит бар!ех са[сагео 
Графот.  ВидЬ 155 
Бахит (трех {рава- 
сеит. 156 
бахий йтр!ех Ве 
тусасеит. т57 


Захит трех соа- 
сет, 158 


СЬ 


м 2 


ие = 


бо ) 11 (056. 


СЪ глиммеромЪ см$= 
шанной кварцовой 
дикой камень. 230 
СЪ кварцомЪ смБ- 


шанной — роговой 
роаЪ. 331 

и) СБрой полевой ка- 
мень. 


Шпашовой сФрой по- 
левой камень. 232 
Кварцовой Сфрой по- 


левой камень. — 
Дресвяной сФрой по- 
левой камень. — 


Равно смЬшанной 
СБрой камень. 233 
111) ТемносБрой дикой 
камень. 
Полевой шпапювой 
темно сБрой ка- 


мень. 234. 
Кварцовой, 1: 
Глиммерной. — 


Равно смфшанной. — 


1у)) Сроспишейся чи- 
стой камень, 
Полевые каменные, 


куски. 235 
Голышевой ка- 
мень. 236 


ЗатверёБвшей ‹Ъ 


бахштм йтрех аааг- 
рот. 150 


Захит йтрех аругит» 
тбо 


Захит тхшт. родЪ 24 


Захит пПихХНиП Гра- 
фо{ита; ВидЬ 161 
Захим пихнит Чиаг- 


хопи. 162 
Захим пихним писа- 
семи. 163 


Захим пихций аван- 
сим. 164. 
Захит Ет/еит. РоаЪ 25 


Бахши ргЦеши {ра- 
«Бой. ВидЬ 16$ 


Захитм Чиаг20[ит. 166 
Захит отЦеша пуса- 


сеит, 167 
Захит отЦеит аедиа- 
цег пихииа. 1:68 


Бахит рейоит. родЪ 26 


Захит ретоит Яийи- 
асе, Вид ›,б9 
Рахит рето{ит й1- 
сецил. 170 
Захит ремшойии аге- 
лескомЬ 


| 
ь 
ь 
х 
В 
3 
й 
р 
| 


460 ) 12 (05 


пескомЪ голыше- 
вой камень. 
Каменные сростки 
236 


— 


К лассЪ шрешгй. 


рудные роды. 


ОшдФлен!е перьвое. 


Г. соли. 

г) КупоросЪ. | 
Синей купоросЪ. 241 
Зеленой купоросЪ. — 
бБлой купоросЪ. 242 
СмБЬшанной купо- 


росЪ. 24.3 
Купоросная земля. 24.4. 
Атраменшной ка- 

мень. 24.5 

и) Квасцы, 
Самородные квас- 
цы. 24.8 


Квасцовая земля. 24.0 
Жвасповой шиферь. — 
Известной квасцо- 
вой камень. 250 
ит) Селишра. 
Селитренаяземля. 2 53 
1у) Поваренная соль. 
Горная соль. 
Солкая земля. 
Каменная соль, 


257 
258 


пасеит. 171 
рахши сопсгеци. — 192 
Млегае. 

байа. ГШ. 
ТГитошт. РоаЪ ‘27 


Уно сир. ВиадЪ 173 
Уноат гы. 174, 
Уиноат 2104. 175 


Уинопиа пихиит. 176 
"Тетга уинойса. 177 
Гарв аматешагз, 178 


ИЛитеп. РодЪ 28 
А!атеп пайиит. ВидЪ 
170 
Тета атак. 180 
КИ ата. — 181 
Са]сагецз ‘аира, 182 


М№Митит, ОодЪ 20 
Теа пито{а. ВидЪ 183 
Мигга. бодЪ зо 


ра! реттае. ВидЪ 184. 


5а| юЮ{е. 185 
5а| саедиит, 186 
Гиш- 


рат Ао: т, 


%6 о) 13 (056 


Гишпанская соль.”2 59 
Колодезная Соль. 261 
У) Алкалическая соль. 
СЪ землею смБ- 
шанная алкаличе- 
ская соль. 206 
Жолодезная алка- 
лическая соль. 267 
Сонная соль. 268 
Высш упающая ал- 
калическая маше- 
ря. 2790 


уг) Кислая соль, 


СФрной чадЬ. 295 


УП) Посредсшвенная 


соль. 
Чистая посредствен- 
ная соль. 270 


Рысшупающая из- 
вестпная соль. 280 
СЪ известью смБ- 
шанная  посред. 
сшвенная соль, 281 


уп!) Нашатырь. 


Нашашырная кор- 
т? ка, 285 


Горной нашатырь. 286 


1х) бура. 
Сырая бура или 
итинкаль. 28$ 


ба таги. 187 
62| юмапит. 188 
_ бар ака. бодЪ зх 
Маноп. ВидЬ 180 


А]сай задшаге, тсо 
АрЬгопаегоп. тот 
Найлагол. 192 
5 асит. бодЪ 32 
Ас4ит  сабоЙсит, 
ВидЬ 193 
54} пештит. родЪ 33 


Мешгит рии. ВидЪ 194. 
Меценит са]сагейт. тоя 


Мешцтит ас \аге. тоб 


54] аттотасит. родЪ 34, 


5а| аттпошасита сга{- 
той. ВидЪЬ 197 
За! амтопсита 2е- 
Бом. 108 
Вогах, одЪ 35 
Богах стаиз. ВидЪ 199 


Очи“ 


%во ) 14 (©5% 


Очищенная ‘бура. 200 Вогах а[из. - 260 


Ошд5лен{е вшорое. 


П. СБрнНыЕ роды. 5рьига. 

1) Горной жирь. ‚ Вйитен. °  родЪ 36 
Нефть.. 294 Мара. ВиаЬ 201 
Горное масло. —295 Ремео|ат, 202 
Горной дегошь. 297 Мафа. ° 203 
Горная смола. 298 А{рБа|и, 204, 
Горная смолисшая Тена Биитио@, 205 

земля. 300 
Каменной уголь, зот Глефапегах. 206 
ГагатыЪ. 305 ^ Сараз. 207 
11) Яншарь. Зисснит. РодЪ 37 
Свфшлой янтарь. 307 `Эисатит ре|ас и. 
| Ам видЬ 208 
`Непрозрачной ян- Бисашит орасий, 209 
тарь. 308 
ИаБтной янтарь, 309 Рисстиий со]огаий. 2то 

1) Амбра. Ата. родЪ 38 
`Песшрая амбра. 314 Аша ои{еа. ВидЬ 211 
Одноцвбшная ам- Алга Уп!со]ог. 212 

бра. 315 
1) СФра. _ Эщрьиг. РоаЪ 39 


Самородная сБра, зто. ЭшрВиг уши. ВидЪ 213 
рное см6шеше, 320 ЭшрВиг соогаит. 214, 


и 
Н 
И} 
г 
| 
ы 
у 
` 
} 
\ 
И] 
| 
р 
| 
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КолчаданЪ. 32: Ругиез пИрВигейз ги- 
415. 215 
Колчаданные ка- Собой ругиасе!, 216 
пышки. 322 
Марказиты. 324. Магсвайиа. 219 
| Колчадань дымча- Рутиез В\сиз. 218 
й тато 


А Ч а рый 


бо ) 15 (05 


тато или водяна- 
го цврша. 326 


ОшдБлен1е шреште. 


ПОЛУМЕТАЛЛЫ: 
г) Ритушь. 
Самородная ртуть. 
| 335 
Киноварь. 336 
и) АрсеникЪ. 
Самородной арсе- 
никЪ. 34-4. 


Красной или жел- 
шой чистой ар- 


сеникЪ. 345 
Черной ‘арсеникЪ. — 
ОперментЪ. 347 
Череповашой — ко- 

балшЪ. 34.8 
Кубическая блен- 

да. 349 
Миспикель. — 
Камень арсени- 


комь изобилую-. 
щей. 350 
Купферникель. > 
АрсеникомЪ изоби- 
лующая земля, 351 
иг) КобалшЪ. 
Кобалшовая руда. 356 


Зеркальной < ко- 


_ бальтЪ, 357 


`"Те{ега ак{еп1са|15. 


ЗетинеаИа. Х. 
Нудгогруюит. — фодЪ 40 
Ну4гагеугит паша. 

ВидЬ 219 

220 
бодЪ дг 
паи 

ВидЬ 


С1ппаба:!5. 
'Атесит. 


Анелсат 


Врат. 


Ащептсит пои. 223 
Апгр!оттепиим, 224, 
Ацеплса {е#асеил. 225 


226 


Мега акетист а[Ба. э2 
М!оега аерусЕ сше- 
ге. 228 


Мега а(еп1с1 гибга. 229 
"Теа а{еп:са|15. 230 


Сорании. РодЬ 4.2 
Мега соБа!ы сше- 
геа. Вид 23 
М!1тега сора Греси- 
а15. 232 
Ко- 


460 ) 16 (о 


М1тега соБа! (сонеа- 
Югл!5. 


Оица соБа, 


Кобалтювой сокр. 3579 


Кобалшовая дру- 
за. 358 
Кобалшовой цвршЪ. 
359 
зем- 


Кобалшовая 
ля. 

1\) Аншимон!, 

Самородная анщи- 
мони. 364. 

Сшруиситая анши- 
монтальная руда. — 

Перисптая аншимо- 
нфальная руда. 3606 

Твердая аншимон!- 
альная. руда. 

На хрусталь. похо- 
жая аншимоваль- 
ная руда. 

Цзбшная аншимо- 
нтальная руда. 367 

т) ВисмушЪ. 

Самородной 
смут?. 

СвБшлосбрая вис- 
мутовая руда. 

Висмушовые цвБ- 
иты. 374. 

Песчаная висму- 
птовая руда. 

уг) ШпаушерЪ. 

Шимутровая ру- 

да. 


ВИ» 
372 


373 


372 


233 
234. 
Е1оз Сора|а. ‘235 
Ми!шега СоБа[ 1ехгеа, 
236 
Антопшт, РодЪ 43 
Апейтопи геса1а$ па- 
Н4и$. ВидЬ 239 
Мега апитови = 
ага. 238 
Мега арейтопи ри- 
то{а. 239 
Мега апатопи. {(0= 
|1 Да, 
Мега аркилови с С- 
кака. 


М!тега апиштопи со- 
Тогака. 242 
Й’ утшБит. ВодЪ 4.4. 

У/ИпииБим  пабиим. 
ВидЬ 243 

\Иицир .с1- 


244 
мати! уе!- 


245 

чи аге- 
пасеа. 246 
Плисит. бодЪ 45 
Мега 2апс!, ВидЬ 247 


М!пега 
пегеа. 

Мега 
со]ог. 

М!тега 


Галмей 


| 
| 
| 
| 
у 
| 


960 ) 17 (05% 


Галмей: 
бленда: 
РопишлатЪ: 


38 о 
381 
383 


ОшдБленте 


МЕТАЛЛЫ. 

г) ЖелБзо. 

Самородное: 301 
ЖелБзная на хру- 
сталь ‘ похожая 
ре 392 
бБлая;: _ -- 
ТемносБрая. 


СЕБилосБрая. 
Синеваштая. 


Зеркальная, 


Кровавиковая. 
МагнишЪ, 
ЖелБзной песокЪ. 
Озерная руда. 


3.93 
4.00 
40т 
Вохра. 
НаждакЪ. 
Магнезуя. 
ВолфрамЪ. 
ЖелБзисшая 
сва. 


40$ 
407 
468 
409 
&ре- 
411 


п) МБадь: 


_М!са вбенел. 


Гар! саат!пан5, 
Р/еи4оваепа. 
Р/си4оса]епа гаБепз: 


чешвершое; 


Маша. ХГ. ы 
Еетит: ролдЪ 46 
Кеггат панойт.: ВидЬ 
25 
М!тега рт себаШ= | 

Гага; 255 


Мтега {ем аа: ^ 293 
Мега ег присаив; 

| 254 
Мега га ЗРНЕа. 255 
М!лега {ет саеге(- > 

сёпб5. 2$6 
Мега 11 Гресаа- 

Г15. 257 
Наетаеиез. 258 
Иарпез. 259 
Агепа {емаца.. 269 
Мега Чегй Фаадоо- 
За, 264 
Освиа. 263 
Эт. 263 
Мазпейа.. 264 

рита Тара. 265 
266 
Сиргит: ‘роль 49° 

Само= 


98 о) 18 ( ©5% 

Сиргит паи. ВидЪ 
267 

Сиргим ргаестриавити. 
268 

Аегаго пайиа. 269 

СалегШеит тлопапиат, 


Самородная. 422 
Цементная. 4.23 


МБдная зелень. 425 
МБдная синь. 4.27 


МЪлная лазурь. 42 8 


› Купферглассовая 
руда. 4.20 
СФрая мЬднаяруда.43о 
Темноцвфшная. 4.31 
‚ бЪлая, м 
Желшая. 432 
бледножелшая. 4.33 
Зеленоватая. 4.34 


Фигурованная. 435 
МВдисшаяземля.. 4.36 


мт) СвинецЪ. 
Самородной, 443 
блейгланцЪ. 4.4.4. 
блейшвейфЬ. 4.4.6 
бБлая  свинцовая 
руда. 348 
Зеленая свинцовая 
руда. кабы 
Гланцовая, 449 


СвинЦовая земля, 451 
ху) Олово. 


270 
Сиргит 1а2геит. 271 
Сирций Ушеши. = 272 


Мега сир этЦеа. 
273 

Мега сари Берайса. 
274 


Митега сир аЪа. 275 
Мега сари Напа. 276 
М!тега сирий ГаБЯаца. 277 
Мега сирй уй4е!{- 
сеп$. 278 
Мега сир! Яригака. 279 
М!тега сарг! чегтеа. 280 


РитьЬит. РоаЪ 48 
Раша пани. 
ВидЬ 281 
Саепа. 282 
Р/атаБазо. 283 
Мшега р {ра- 
Васеа. 284 


М!тега риа упав. 285 


СаЙепа пишегаЙ (ка. 286 
Теша ритБама. — 287 
родЪ. 49 
Саморой” 


Эаннит, 


пи пт 


%') 


ый 


9$ о) то (05% 


Самородное, 457 

Цинграупены, — 

ЦвишиерЪ. . 4.58 

Оловянисшой ка- 
мень. 4.59 

Оловянисшой ипе- 

У) Серебро, 
Самородное. 466 
ГласЪ- эриЪ: 467 


Роговое серебро. 469 


_ Ротшгилдеиновая ру- 
аа. 


‚ Веисгилденовая. 471 


Черная. 4.72 
СФрая, 473 
Перистая. 4.74 


Серебряная земля. — 


Серебряныя нату- 
ральныя изобра- 
женя, 477 
\т) Золото. 
Самородное золо- 
#10 вЪ разныхЪ ка- 
менныхЬ и руд- 
ныхр родах, 484 


‚ Агепа Йаппеа, 


‚ Мшега агрепи гарга, 


б:аппит пай ции. Вид _ 
288 
Сна Ш путега|е5 Жап- 
пт, 280 
Миле — сибаПогат 
Вапги. 200 
Гар! апп е11. 2901 


205 


Род уо 
пани. 
Видар 293 
Мега агрепа уйгеа. 
204. 
Мега агрепи согпеа. 


Аткетит. 
Агрепила 


М!тега агоепи аа. 207 
Мега агоспи! п!рга. 298 
М!тега агрепи ога. 299 
Мега агоепа. р- 
то. 309 
Мега агреп то]!- 


от, от 
М1тега агрепи Явига- 
$а. 302 
„Аитит. РодЪ 51 
Азтит пабаот та41- 
сатат. ВидЬ 30} 
(Ж2 Само- 


Ч 
Е а ры у Е с-А к: 5 
пора а ор женя к 


Невис ИЗ оОреАы 


| 


| 
96 о ) 20 (55% | 

Самородное  золо- Аонит пабоала [0] | 
то вь разныхЬ сц. | 35% 
земляных и пе- | 
сошныхЬ родахЪ. 486 


КлассЪ чешвершой. 


КАМЕННЫЕ Сростки. Сопсгейа. | 
ОшдБленте перьвое. | 
1. ЗАТВЕрдвлыя вВЪ Ром. ХИ. | 
КАМНЪ ВЕШИ. | 
:) ЗатвердБлыя вр кам“ Рон ей. родЪ $31 
нЪ вещи ошЪ огня. | 
Пемза. 493 Ритех. ВидЪ 305 
п) ЗатверхБлыя ка- Рот: адией. род 53 | 
менною кр5постью 
вещи вр водв. 
Водяной или ко- Гар аЧиеиз. ВидЬ 506 
тельной камень. 4.94. | 
Каменная корка. 4.95 Тасгайакит. 307 | 
Каплющей камень.4.06  Эиаасицез. 308 
Зернистой камень.497 Оо|Вез, 359 
ТофусЪ. 498 “Торйиз. 310 
Рудные сросшки. —  ФРогаз адиецз пилега- 
15. 


Оп дБлен:е вшорое. 
П. оОкКАМЕНБЛЫЯ Реиукеиа. ХЛШ 


ВЕШИ. 
г) Окамен$лыя распшу- Ретресиа. пере Иа. 
дия вещи. —_ родЪ 5 


14. — 


%6о ) 23 (05 


Точно окаменБлыя 
растущия вещи, 502 
ОкаменБлыя дере- 


` ВА, 503 
Окаменфлые °ко- 
ренья. 504. 
ОкаменБлые сшеб- 
ли. — 
Окаменфлые листы 
деревЪ. — 
ОкаменБлые плоды, 
505 


Слепки растущихЪ 
вещей, 506 


° Слепки сшебелей и 


колосовЬ. 509 
Слепки лисшовЬ и 
дереБЪ. — 


Слепки плодов. — 


Прешворенное вЪ 
землю дерело. 509 
ВР землю прешво- 
ренные коренья. 510 
Квасцы  содержа- 
щее минеральное 
дерево, _ь 
Минерализованной 
колчаданЪ содер- 
жащее дерево; 511 
Минерализованное 
желБзо содержа- 
щее дерево. 


Р/атиае — ренйсаиае, 
ВиаЪ 311 
Гафоху]юп. 312 
Вутоииз. 313 
Гл Коса]ати$, 314. 
ГиворВуПа. 315 
Сагроы. 316 

РруогуроиЬ? рап- 
тагатл, 317 

РБуюгуроШВА сай! 
рагиагии, 318 


РВуютгуро: Фйо- 
пит р!апанит её аг- 
Богита, 312 

Рвучогуро В: Иас- 
инит, р!апеатита. 320 

Тег сати та уерста- 
Ь1е агрогк. 325 

"Тегийсатито уерегаЫ- 
1е га ск, 322 

Мега Анил уереа- 
ЬШе аитатойни. 323 


Рутиез Шфоху|о!4ез. 324 


Оса агро! Ьис рений- 
сай падиха. 325 


ХХ: в 


4бо ) 22 (05% 
ВЪ уголь сожжен- 
ное подземное де- 
рево. $12 
Наптгуральное — вВЪ 
землю непрешво- 
ренное дерево. — 


31) Коральки. 
Коральки. 516 
Мадрепориты. — 
Миллепориты. — 
Тубулиты. $19 
Астроиты. 518 


Водяные коральки.520 
Коральковые гипу- 


риты. ое 
Коральковые кру- 
жечки. 524 
На грибы похоже. 525 
Коральковая корка. 
527 
Коральковое дере- 
во. = 


Колчаданр содер- 
жанше коральки. 528 
чт) Окаменлыя жи- 
вотныя. 
Окаменфвш{я чело- 
вБческля шла. 351 
ОкаменБвция чело= 
вБческ!я кости. $32 
ОкаменБвиия чеш- 
вероног!я живош- 


НЫЯ, 533 


АтБогез Га Меггапеае 
сагБопаае. 326 

Е рпиш Ю. 329 
СогаШи. ‚„родь’ 55 
СогаШа. ВидЬ 327 
Мадгерогае. 328 
МШерогае. 329 
"Таба|аае. 430 
А йгокае. 33 
Кутайгае. 332 
Нррайя сога[Пп. 333 
Рогонае. 334. 
СогаПоблпеИае. 335 
Е{СВага. 336 
Кегиорву“а. 337 


Руниез сотаПо!4ех. 338 
Рейса  аиттайа. 
родЪ 56 
Ап торо 1. Вид. 339 
Хуойеа Ватапа, 349 


оо, 341 


————————оыо 
мивыжььь 


м6- 


рае отно ини нае 


еле. у 
| ее — 


> — що а еее 


430 ) 23 (956 


Окаменбвшия кости 
чешвероногихЬ 
живошныхр.. ‘533 

Окаменфвшая ма- 
монлювая кость. $33 

ОкаменБвшия бирю- 
зы. 54.5 

ОкаменБвшия пщи- 
цы. 536 

Окаменрвция кости | 
птицЬ 539 

Окаменвиия рыбы. — 

ОкаменБлыья рыбъи 
кости. 538 

Окаменфлые змфи- 
ные языки. = 

Окаменфлые жаб- 
ные камни. 530 

ОкаменБлые амфи- 


вги. 54.0 
ОкаменБльгя кости 


амфивевЪ. т 
ОкаменБлыя насБ- 
комыя живошныя. — 
ОкаменБлые раки. 551 
ОкаменБлые белем- 
ниты. 54.2 
ОкаменБлые шро- 
хишы. 543 
ОкаменБлые эншро- 
хишы. — 
ВБивистые или 
составные энитро- 
хиты. 544. 


ХХ 4 


\ 


Ху|ойеа чцадгаредит, 
342 
ЕБог ЮйШе. 34.3 
'Тогсо{ае. 344 
Огдиро у. 34.5 
Хуойеа ациит. 346 
ГеБуо 1. 347 
Хуюйеа р/аит: ^ 348 
Лю орегае. 349 
Вали. 350 
Атры ов. 51 

Хуойеа атрЬЫогит. 
352 

ЕлкотоЬ риегури. 
353 
Айасо| р: 354. 
Веетаа. 355 
'ТтосВкае, 356 
ЕлхосВИае, 357 
_ ЕлигосЬ: гатлой, 358 
| Ока» 


що ) 24 (05% 


Окаменёлыя асше- 


рии. 54.5 
Окаменрлые энкри- 
нишы. ты 


Окаменфлой рыб- 
ной шиферЪ. 546 
Слепки амфивй. $547 
Слепки ‘ набФко- 
мых. = 
Слепки пхуковЪ. — 
Купоросовашыя че- 
ловбческтя шла, — 


Солью  проникну- 
шыя шфл»А жи- 
вотныхЪ. $48 


Окаменрвш!я  жи- 
вошныя , колчаданр 
содержания. = 

ЖелЬзистшыя вЬ ка- 
мень прешворив- 
иицяся живошныя. 54.9 

ОкаменБвиия жи- 
вотныя › мЬдь со- 
держашия. 54.0 

Окаменфвш{я живош- 
ныя серебро содер- 


жацщия. — 
3у)  Прешворивштяся 

вЪ камень раковины. 
Пателлиты. 553 
Планиты, — 
Каналишы, 554. 
Наущилиты. — 
Кохлишы. 555 


Айегае. 350 
ЕосЕи. збо 


Тсверуосуро 1. = збт 


АтрЬ!Богуро!и 1. 362 
Емотогу ро. 363 


Атапеае 1сопез. 364 
Согрога Витапа уин- 
ойсака. 365 
Апоайа тама соп- 
Аа. 366 


Рехийсака апипара ру- 
гиасеа. 367 


Регийсаа апипа|а Еег- 
геа. 368 


Рен @сака апима!а со р- 
геа. 369 


Ре йсака апипайа аг- 
региеа, 370 


Ренсиа аттайа 1е}- 


тасеа. РодЪ 57 
Рае, ВидЬ 371 
Р]апит. 372 
Сапаии. 373 
Маваа. 374 
Соса, 375 


Нери- 


68 


69 


пара трее ое еть с ожсе тчт 


%бо ) 25 (9056 


Неритипты. 555 
Трохилиты. 556 
букциниты. “г 
Стромбиты. $57 
турбинишы» = 
Волущиты. — 
Цилиндритшы, $55 
Мурци пы. — 
Пурпуришы. 559 
глобози ты. ры 
Порцелланишыь. = 
Аммонишы. 5бо 
Острацишы:. — 
Хамишы. 56Т 
Мускулиты. 562 
Пиннишы. < 
Теллинишы. = 
букардитшы. => 
Пектинитшы. $63 
Золениты. ве 
Грифиты. У 
Аномишты. 564. 
Остреопекшини- 

ты. -- 
Енхиниты, 565 


Жидовске камни. 566 
Жидовск!я иглы. — 
Каменныя бородав- 


ки. 567 
Вермикулиты. 568 
Ортоцератишы.  — 
баланишы. 569 
Слепки  колхишо- 

вые, 


Меная. 
Тгось Ша. 
Вассшии. 
беготЬ И, 
"Гао, 
Уошие. 
Суйоана. 
Монси. 
Рагройа. 
СЛоБой. 


РогсеЙаии. 


' Амтопии. 


О/гасга. 
Срашии. 
Мисайа. 
Рупа .- 
"Тейлиы. 
Васа и. 
Реснон, 
Зо]епи{. 
Стурвиа. 
Апопмае, 
О!неоресипии» 


Еосьпии. 


Гар4ез далей. 


Асасшае 1ар!еае. 
АсеаБа\а есшпогим. 


УМегтиси 1. 
Оинфосегани, 
ВБа]апги, 


СосШеогу ро. 


570 
ХХ; 


376 
377 
378 
379 
38о 
З8Е 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
339 
30° 
391 
3902 
393 
394 
395 


7396 


397 
398 


399 


`4.0© 


401 
403 


403 
404 
4.05 
455 


бук= 


букцинишовые. 
Стромбишовые. 
Турбинитовые. 
А ммониповые. 


570 


Острацитовые. 
Хамипювые. 
Мускулитовые. 
Леллиништовые. 
Пехтинитовые; 
Ехинишовые. 


——- 


572 

Слепки жидовскихЬ 
камней. 

Слепки жидовскихЬ 
иголЪ, 


Оршоцерашитповые. 


—— 


—— 


Кохлишовыя камен- 
ныя зёрна. 

Неришитовыя. 

букцинитовыя. 


Стромбишовыя.. 
Турбинитовыя. 
Глобозитшовыя. 
Остшрацитовыя. 
Хамишовыя. 
Мускулитовыя. 
бакардитовыя,. 
Лекшинишовыя. 
диеишовыя. 
Гистеролитовыя. 5774. 
Ехинишовыя, 
Алвеолы. 


573 


—- 


— 


575 


СтрБлы извесшна- 
576 


то камня. 


| 
| 
1 


Васстогу ро. ‘409 
ЭнотьЬогуро1! 408 
ТигьтогурошВ!. — 409 
Аттопиогуро и. 4-то 
Ойгеогурои Ва. 4. ТТ 
СВатогуройи и. 412 
Ма(си|огуро мВ, 413 
'ТеШтотурои йа. 4.14. 
Ресипогуройг я, 4.15 
Есбшиогуро 1. 416 
ТуроиЫ Парт ]а- 
Чатсогит. 4.17 
'Гуро В:  ассшагит 
ТаЧазсагит. 4.18 
Оинросегатогуройи. ‘419 
СосШеагилл пис]е1. 420 
М егиати пасе. 421 
ВБасспогит пабе, 422 
Эиготарогита пис]е1. 423 
ТаЬ1пит п06е1. 424 
СЛоБо{огит пис|е. 4.2$ 
Ойтеагит пис! е!. 426 
Сратагим. ‘пасе, 427 
Мабиогит писе!. 428 
Висаг41огата пис]е!. 429 
Ресипии пас|е1. 4.30 
Парвунй:. 4.3 т 
Нуйего 1, 4.32 
Ес! пог пасе. 4.33 
Ашеой; 4.34 
Уасца 1арадеа, 435 


Квасцо® 


Квасцовыя улиш- 


ки. 578 
Колчадань  содер- 

жащия. лы 
ЖелФзистыя. — 
Калцинированныя. 570 
Отончавшия: 580 
Улитки сЬ черво- 

починою, — 
Сжашыя и согну- 
:^ттыя. — 


Улишковой песокЪ. — 


Камни со вмфшан- 
ными раковинами, —* 


96 о) 27 (05% 


СопсЫНа аа! той. 436 


СопсЫ Ша рутиой. 


СопсЬ!Ша #етгеа. 
СопсЬ!а са|стайа. 
СопсЬ а абга4а. 
СопсЬ Ша етой. 


СопсЬШа Ч№ома. 


Агепа сопсБасеа, 
Слима. 


ОшдБлен{е шреште. 


НАТУРОЮ —МАЛЕВАН- 
НЫЕ КАМНИ, | 


1) Малеванныя ка- 
менья. 58$ 
Малеванныя камни 
СЪ изображещемЪ 
небесныхЪ шБлЪ. $86 

``Малеванные камни 
СЪ человбческими 
изображен ями, а 
Малеванные камни 
СЪ изображен1емЪ 
`разныхЬ  живош- 
ныхр. а 


Малеванные камни 
<> изображешемЪ 


Ефииа. ХПГ. 


4.37 


438 
4.39 
449 


441 


442 
443 
444 


ТГ вото"ры. РоаЪ 58 


УтапотогрЬ1. ВидЪ 4.45 


Апегоротогрра, 


Доотогры, 


РуотогрЫ, 


расту- 


446 


447 


443 


960 ) 28 (05 


:. растущихь вещей. 
587 
Малеванные камни, 
СЪ изображенемЪ 
искусством? 4Ъ- 
ланныхЬ : вещей. 
#1) Образные камни. 589 
Образные камни на 
человБка или его 
члены похож{е, 
Образные камни на 
живошныхЬили на 
часши оных по- 
хожте. 500. 
Образные камни на 
расптуцшия вещи и 
часши оныхЬ по- 
хояе. 50 
Образные камни на 
искуссшвомЪ д$- 
ланныя вещи по- 
хож!е, 

Образные матема- 
шическ!е камни, 
ИскусстшвомЪ аБ- 
ланные образные 
камни. 802 

17) Навы оБзанныеили 
высЬченные похо- 
яше камни. 

Коровьи камни, 


ны 


— 


— 


-- 


Орлиные камни, $05 
Жолобоватые кам- 


596 


НИь 


504. 


'ТесбпотогрЫ. 


449 

Тафоуры. РодЪ ‘59 

Апивторо? ур, 450 

Рюо1уры, 451 

Рруюуры, 452 

т есфоз Туры, 4.53 
Глучвор1урЬ! таВета- 

(11. 454 
Руво1урЬ: амеаси, 

455 

Енот. РодЬ 69 


Гар ез уассий, ВидЪ 


456 

Аённ. -457 
Гарйдез йисой. 458 
Воспенные 


РРР Е И 


ры 


560) 29 ( 05% 


Воспенные камни. 597 Уанонеы. 450 
Великановые тор- — О\Шае 1рииеае. або 
шки. 598 


ОшдБлен{е чет вершое. 


ПОХОЖ1Я НА КАМЕНЬ Саи. РодЪ бт 
ВЕЩИ. 

т) ВЪ распущихь ве- — Сасий хера Йшт т- 
щахЬ — зароспише паи. ВидЪ 461 
камни, боо 

Снаружи вЪ шрещи- Саси! — усреаБ Шила 
нахр деревЪ. вклю- тигий.. 462 
ченные камни. 001 { 

11) Камни вЪ живош- = Саий аитаЦит, родЪ 69 
ныхЬ находяцшиеся; 

- б03 = 
ЖемчугЪ. ‚ = Маграгиае. — ВидЪ 463 
Садовые улишко- ‘’ Сасша паса, 464. 
вые камни. 605 3 
раковыя жерновки. — Гар!Чез сапсгогит. бу 
Камни , морскихЬ Сас сиси. = 466 
вшей, 606 
ИндБйске змфиные › Гарюез (егрепбл! тар- 
камни. = _ зпанст, _ 467 
Камни Американ- — (Са[сыН ]олапае. 468 


ской ящерицы иг- 
вана называемой. — 


Камни  лешучияЪ — Пгасомы. 469 
&раконовЪ. 607 

Черепаховые кам- СЬеой!ае, 470 
ни. — 

Рыбъи камни. — Сас! риса. 471 


3 Вшушьи камни. 608 Гарез десо, — 472 
| Ласшоч- 


580) 30 (05% 
СВе!4опи. 


Ласточковые кам- 
ни. боо 
Камни в шрясох- 
восшкахЬ находя- 


ипесяь НР" — 
Камни Магеллан- 
скихр гусей. — 
‘Камни вЪ цапляхР 
находяциеся. не 
Воловьи камни. 610 
бецоардовые кам- 
ни, — 


Оленьи камни. бит 
Свиные камни. 612 
Ежевые камни. — 
бобровые камни. б:3 
Лошадиные камни. — 
ВЪ лошакахЪ нахо- 
дяш!еся камни, — 
Слоновые камни. 614. 
ВЬ обезьянахЬ нахо- 
дяпиеся камни. — — 
Каменныя Ядра. -- 
Человрческе кам- 
ни. 615 


СКеогиас. 


Риоши. 
Уи. 


Вии. 


Гар1Че$ Вехоаг1с1. 


СасаН сегаши. 
Саси!! ШЕЕ. 
Гар14ез Вуйчсии. 
Гар!Чез. сайогей. 
Н!рроййы. 


Са|са айпи. 


Беголаг в|еррапёпи, 


Вехоаг Йпагим. = 486 
Аефартор|ае. 487 
Саи! Вита, 488 

при- 


473 


474 


д г т-> 


ч%8о ) 31 (05% 


приБлвленте 


О МИНЕРАЛАХЬ ИСКУС- 


Ствомь ПРроизвеДдЕН- 


НЫХЪ. 


Млпегайа агнйсайа. 


ОшдБленте перьвое. 


пПреЕПАрАТЫ. 
1.) Земляныя препараты. 


Известь. 618 
Гипс. 620 
УлтрамаринЪ. 621 
Горная синь. 622 
11) Каменныя препа- 
раты. 


ИскубсшвомЪ  4Б- 
 Ланной мраморЬ. 623 


Кирпичь. 624. 
ФарфорЪ. 625 
Стекло. 626 
Флюссы. 627 


11) соляныя препарашы. 


ЯЪланные купоро- 
сы. б3о 

АЪланная селишра.6 35 

АБланная поварен- 

‚ ная соль. — 

ЯБланная алкали- 
ческая соль, = 
ИскусствомЪ &Б- 
Ханные посредст- 


Мтегайа ртаефатаа. 
Ридеранага Фегтеа. родЪ 


т 
Са|х. Вид т 
Стрит. 2 
У гама. 3 


Саегшеит тогиапитм. 4 
Ргаератиав 1арщеа. РодЪ 

2 
Магтог агийс1а]е. ВидЬ 5 


Тлазегез. * Ва. 
РогсеПапа, 7 
У иги. | 8 
ЕГоогеб. о. 


Риаератиа та. родЪ 3 
Улюо]а агайсаПа. ВидЪ 


‘10 

Митин агфсае. тт 
а! тинмансшя агыйс!- 

ае. 12 


Аа! агнасае, 13 
Мецта агыйсаНа. тд. 


венныя 


бо ) 32 (05% 


венныя соли. 638 
АЪланные нашаты- 
ри. 64.2 
1у) СБрныя препараты. 
Простыя  сБрныя 
препараты. 645 
Химическ!я сфрныя 
препараты. 647 
Фузейной порохЪ. 648 
У) Полуметалличес- 
ктя препаратьт. 
ОБигушныя препара- 


ты. 650 
Арсеникальныя пре- 
параты, бт 
Кобальшовыя пре- 
параты. 952 
Аншимон1Тальныя 
препараты, 654. 
Висмутовыя пре- 
парашы. 656 
Шпваутшровыя пре- 
параты. — 
УГ) Металлическия 
препараты. 
ЖелФзныя препара- 
пы. 657 
МБлныя препаратаы. 
ббт 
Свинцовыяй препа- 
ратшы. 66$ 
Оловянныя — препа- 
ратпы, 660 


Серебряныя препа- 


За| аптот1асит агё- 
Яста[е. 1$ 
Ргаерага ЛИрЬигеа. РодЪ 4, 
Би рВиг {ераганим. ВидЪ 
16 
ЭШррих асинить 17 


Ри! руна. 18 
Ргаерагаа рттеаШса, 
БоёЪ $ 
Ргаерагака тпегсиНа|а, 
Вид 10 
Ргаерагака аНелсаЙа. 20 


Ргаерагаха соБа|а. 51 


Ргаерагака апиглора= 
Па, 


22 
Ргаератава уши, 2 


3 
Ргдерагаха АПС, 24 


Ргаератйа теИса. роаВ 
б 


магна|а. 
ВидЬ 25 
Ргаерагаха Уепегеа. 26 


Ргаера гака 


Ргаерагаа Габигитра, 27 
Ргаерагаа ]ошаа, 


Ргаерагаза шпана. 20 
рашы 


4960 ) 33 (05° 


рать. 
Золотыя  препара- 

ПТЬ!, 675 
Ут)  Мешаллическуя 

смршения. 

бЪлой арсеникаль- 


672 


ной мешаллЪ. 678 
Тутанего, 679 
Зеленая мБдь. 680 


Колокольная мЬль.68 т 
ПринцЪ- металл, — 


ПЛиншбекЪ, 632 
ТомбакЪ, 683 
Стальнага цврта 
мешаллЪ, 684 
СмЬщанное олово 


со свинцомЪ, 
СЪ мрлью смБшан- 
ное серебро. 68$ 
Жаратюовое золото.687 


Е. 


Риаерагаа ТоЙапа. зо 
Миитае теаШсае, родЪ 7 


МеаПам аи а 


п1сае. зидЬ ЗЕ 
Мет аБит Йап- 

пейт, 32 
Оисва]сит. 33 
Аез са!Чамит, 34. 


Меаатм КоБегипи. 35 
МеаПим аигецт 10- 
раННсит. 36 
МезПам зотБастпит, 37 
МеаПат сВаГубеит, 38 


Зиаппии пихиий. 39 
Агбепеим Пра. 49 
Ациим сагансим, 41 


ОшдБлен!е вшорое. 


ОСТАТКИ МИНЕРАЛЬ- 
ВЫЕ. 
$) Остатки посл пе- 
ретонки. 


Элементарная зем- 


А, 601 
Купоросные остатщ- 
ки. = 


ХХХ 


Метайа тейда. 


Кейна рой а Шанонез. 


родЪ 8 
Теа ветерка. ВидЪ 
4.2 


Сар томац чи 
о. 43 


Кол* 


Колчаданные 
ташки, 
\)) Осшашки по суб- 
лиманхи. 
Металлическая са” 
жа. 603 
Тузия. 695 
ит). ПБна и шлаки: 
Сшекляная пфна. 696 
ШлакЪ. бо7 
Окалины. 698 


Вейса ругиасса, 44 


Вейаа итаа. родЪ 'о 


Коио$ пеасиз. соп- 
Чеп(аа$, 
Тана, 
эсоттае. 
Ее] уцм. 
эсомае, 41 
Эччатае шегаИсае, 49 


ВидЬ, 4.5 
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ВСТУПЛЕНТЕ, 
6 РАЗНЫХЬ рОдАХЪЬ МИНЕРАЛОВЬ, 


$ 1. Что ПодЬ именемь шЬль вообще разу> 
МЫШЬ должно, 
О земныхЪ шБлахЪ, 
Земныя шла составляю два главные рода. 
СТИ роды разаВляющся на четыре Царства 
_ Нашуры, - 
ВЪ чемЪ состоит натуральная  исито= 
ря; и должность испышашеля натуры» 
О минералахЪ ‚, или Минерало:1и, 
О водахЬ , или Гидроломи. 
О растБнияхЬ ‚ или бошаникЪ, 
О живошныхь ‚ или Зоологи, : 
ВЪ чемЪ состоишЪ разность шВлф во вех 
четырехь ЦцарствахЬ натуры, 
11. О машермхЪ, кошорыя кф разнымЪ родамЪ 
шФлЬ причисляшвь должно. 
12, О какихЪ именно родахь мы здЬсь изр= 
ясняшь ыамБрены, 


$. 1 

р» вещи ; ГлазамЬ НАШИНЬ предетаяля- 
юнИяся вр свЬШ Бу сушь не чшо иное, 
какр дЬЙйсшвишельныя шБла, ТЪ ‚ кои 
ХЬ горизонта находяшся, называюшся 
ны; х кошорыя подЬ нами в землВ $ 
и 
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и купно сЪ иами на поверьхности земной со“ 
стояшЪф, Земжныя тфла именуюшся. Перь- 
выя надлежашр до АсшрономовЬ ‚ а другия 
до испышашелей натуры: чего ради осша- 
вя перьвыя ‚, о других шокмо здЪсь раз- 
суждашь будемЪ. 

$...» 

ВсБ земныя шфлаА ‚ внушри и на 
поверьхносши земной находянияся › смЪ- 
шаны и составлены изр элементовр , 
или изр шакихЬ главныхЪ частиинЬ ‚, изЪ 
кошорыхф каждую пбрознь изслЪдовашь и 
пточно ошдфлишь не можно ‚ потому чшо 
оныя ЕР шБлахЬ вмБшенны и вкорененны 
так, чшо есшьли бы кто стараться хо- 
шЪлЬ в шонкость их. разобрать, шо бы 
лтрудЪ его в шомЪ былЬ напрасной. Ибо 
элементы сушь Химическтя вЪ мысли вооб- 
ражаемыя вещи, а не Философскя, и для 
того ихф осшавляемЬ шБмр ‚ до чьего 
испышаня они принадлежат; а наигураль- 
ной истшорикЪ о нихЬ не’ знаеш ‚ шакЬ 
какЬ и самому Физику они незнакомы. 

5. 3. 

Когда о земных шБлахр вообще 
разсуждать будем ‚, то найдемр оныхР 
два рода, а именно Органичесхёя и Неорганн- 
чесля. или Единстпенныя. Единственный 
или неорганическтя шфла называются ШБ, 
жои будучи собсшткенною силою составлен- 
ны и смбшанны ‚ ни себя ни другихр шБлЬ 
в движене приводипть не могушЪ ‚ почему 
и сами всегда неподвижны бываюшЪ. К 
сему роду принадлежашЪ всяктя воды и ми^ 
нералы ‚ кошорыя для сего ихЪ свойств 
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иертиььин тиблами назвалиь можно.. Напро- 
шивЬ шого Механичесхёя или Органическя 
т$ла по опгличному ихр сложен!ю не пок- 
мо себя , но и друмя шла приводяшЪ вЬ 
движен!е, какЪ растуния и живошныя шва- 
ри, кошорыя жипыии тфлами именоваться 
могуш$, 
6. 4. 

Ош сего раздфленя происходяш\ 
так называемыя чешыре царсшва нату- 
РЫ › а именно 1) Минеральное. 2) Вод- 
#ое. 3) Растулинтб пецей или распзнёй. 
4) Жипотное. Но ежелибы всЪ нашуральныя 
небесныя шфла [6.1] совокупно. разсужда- 
емы были, то бы больше сихЪ четырех 
РодовЬ произойши могло ; по чему надле‘ 
жало бы шогда всЪ вы шеупомянуиые ро 
ды вообще назвашь земными родни. ` 

| $ $ евы 

Наука, В. которой разсуждает- 
ся о шЪлахЬ всБхЪ. упомянутыхЬ чены - 
рехЬ парсшвЬ нашуры [5.4], назы- 
ваешся Натуральная исторёя Ненадлежить 
оную лочишашь за одно СЪ Физикою , ко- 
шорая о всБхЬ. вещах разсуждаешь . вооб. 
аще по правилам Философли ; напропгивЬ 
чего натуральная исторя о каждой вена 
предлагает ‘просто истпорическимь порад- 
комЬ , вЬ чемЬ сосшоиштЬ ихЬ разность меж- 
У собою. По сему Натуральной историк 
есть ош, которой о всБхЬ шлахЬ ‚ со 
СШавляющихЬ чешыре парситва нашуры , 
Мзряснене и описание Учинишь можем ; 
или шошЬ, кшо натуральную истор!ю ра- 
ЗУмфещь, а 


Аз $. 6. 
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6. 6. 
Минералы ( Кевит тие) ‘надлеь 

жатшЪ ло Минералойн ‚ которая еспть зна- 

нео шФлахЪ см5шенныхь, составленныхЬ 

и неорганическихЬ ‚ кои непрестанно уве- 

личиваютщся или ‘растушЪ ‚, не имБя во 

внутреннихЬ своих часшяхф, или вЪ тру 
бочкахЪ и жилахЬ никакого соку. 'ТотЪ-, 
хто о сихЪ шФлахЬ довольное знаше им$- 


ешь ‚ Ми/2ра.логб называешся. 


ая, 
Воды ( Кебпит адиагит) заключаАютЬ 
#5 себЪ просшо смфшанныя и неорга- 
ническтя шФла , [6.3] которыя непре- 
станно уменьшающся. Наука о сих шБ- 


лахЬ называешся Гидролойя ‚ или знане 


водЪ; а шошЪ , кшо обф оныхЬ разсуж- 
дашь умБешЪ , и их описываешЬ ‚ Гя- 
яролого.мб  именуешся. 
9. 8. 
Растфня или растузщёя пещи ‚ ( Кес- 
нит ошеа Ш) суть такя тшФла , кои бу- 
дучи механическим образомЬ сосшавлены ь 


‘имфюшЪ вЪЬ себЪ жизнениосшь , копторля вЪ 


ихЬ жилахЬ умножающимся сокомр вр со- 
вершенство приходитЪ, ош чего оныя ра- 


сшушф ; шокмо силы и чувсшыя лише- 


ны ‚ шакЬ чшо сЪ одного мфсша на дру- 
гое передвигаться не могутЬ. Наука 9 
сихр шБлахЬ называется битолоёя или 
Ботаниха ‚, ‘и’ содержитЪ вЪ себЪ знане 
травЬ , а упражняюшся вЪ оном Боша- 
НИКИ, : 
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$. о. 
Жииотных ( Керпит ватт `) заклю- 
ЧАЮЩЬ вЬ себЪ птакря тбл», которыя сверьхЪ 
механическаго и оргадническаго своего стро- 
ея и жизненносши , распространящимся 
В жилахр сокомЪ пишаются и растушф , 
Шакже сами собою сЪ м5еша на мЬсшо пе- 
реходить и двигашься могушЪ. Наука , 
которая © живошныхЪ учинф , назы- 
вается Зоологёя , а Упоажняюнийся вЬ оной 
300.лог$, 

6. то. 
ИзЗЪ  вышеписаннаго [9:607,8, 
9] ясно УсмотрЬшь можно ‚ какЬ, и в 
хакихЬ случаяхЬ шла упомянушыхр че- 
мырехь парсшвЪ натуры между собою 
Различашь должно ‚ а именно ; 

') Минералы ошЪ растущихЪ вещей 
ошличаюнтся во перьвыхЪ пеыЪ ‚ что они 
суть птБла органическуя , напроптивЬ шо- 
го растуция вещи неорганическтя : при 
пом вр минералахЬ см5шен!е ‚ составле-= 
ие , строеше и связь всБхЬ ихЪ частей 
между собою сЪ растфн!ями со всЪмЪ ника. 
кого сходства ие имбюшЪ , также жиз 
ненносши и никакого соку вЬ себЪ не содер- 
жашф , безЪ чего растуция вещи бышь не 
могуть, " 

2) Несходство меж 
Ралами состтои:1Ъ вр помЪ: 
смБшена ‚о которой и разсужданть долж- 


но либо поея смфщеню ‚ либо по ИзЕБсщ- 
НымЬ нах 


ЗаАящимся вЬ ней вещамЪ : напро- 
Пи ВЬ итого минералы не токмо сибшанны, 
МОИ сосптавленны ‚И для шого оныя по сей 


3 двоякой 


ду водами и минеа= 
т) чшо вода токмо 


%3 о) б (о 
Явоякой сиЪси разсматривающся. СверьхЪ тд= 
го вода непрестанно уменьшается, а минб- 
ралы расшушф и умножаюшся, вЪ чемЬ при- 
мБчаешся шакже превеликая ихр разность. 

3) Расшуния вещи ош животныхЬ 
5 шомь ошмфнны ‚ чшо воперьвыхр та- 
кого чувсшая, какЪ живошныя , не имрюшЪ; 
а второе, чшо оныя мфсша своего перемЪ- 
няшь не могут Ъ ‚, и силы самопроизвольнато 
движеня (Ук /00 тоноа)) вовсе лишаются у 
копорыхЪ двухЪ свойсшвЬ расифнтямЬ ош- 
нюдЬ приписать не можно. 

6 11. Е 

Разныя царсшва нашуры , как И 
вс$ ея дЬйсшыя ‚` шакЬ ограничены у 
что она между ими взаимности и пере- 
мфны изЬ одного парсшва вЪ другое 
вдругЬ не шерпишЪ ‚ но есшь н5которыя 
посредсшвенныя шфлА, © коихЬ сомнЪ- 
ваться должно ‚; кЬ которому Царству 
ихЬ наипаче причислить ; и для того на- 
тура, соединяя иногда оныя СЪ дру- 
тими посредсшвенными тиФлами ‚ имЪ срод- 
ными ; один родЬ ВЬ другой мало по ма- 
лу перембняешЬ ; то есть ошЪ одного 
парспитва кЪ другому переходишЪ. По сему 
ужё извфсшно ‚ Ччшо минеральные соки 
ошчасти кЪ водному ‚ ошчасти же и кЬ 
минеральному парсшву принадлежат. О 
черьвомЪ говорено будешЪ во второй книгБ 
сей часпги ‚ называемой Гидрологя ‚ вр ко- 
пторой всякя вбды подробно опишутся, 
„Читовиты ', или охаменълыя растушя 
`пеци , причисляютшся какр кЪ каменному у 
шакЬ и кЬ минеральному роду. Зоовиты › 
ИЛИ 


Е 
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или охаментлыя жипотныя ош окамен5” 

лыхрЬ растущих вещей не весьма различвы: 
6... 48, 

ВсБ сш чешыре парсшва нашуры 
каждой порознь пространно изБяснены и 
описаны будушЪ. ВоперьвыхЬ вамБрены 
мы предложить здЪсь шокмо о шфхЬ двухЬ 
царсшвахЪ ›, кошорые кЬ. нашему вамЪ- 
рентю приличны ‚ а ‘именно о минераль- 
ном вЬ сей ‚ а о вбдномЬ в слЬБлующей 
книгБ. Выше сего упомянушо токмо о 
общем ихЪ сходсшеф [5. 1,2, 3] и разно- 
сши между собою Е9.6,7,8, 95, 10]. 


ГЛАВА ПЕРВАЯ 
О МИНЕРАЛАХЪ. 


6. т. Чшо есть Минералогия, 
2. Чшо подЪ именемЪ минеральныхЪ шЪлЪ ра- 
зумБется. 
3. Харакшеры ‚ коими оныя различаются 
между собою. 
4. Разалеше ихЪ. на классы. 
у 45 

Минералоёя вообще подаешЪ намЪ 
знане о всБхЬ иинеральныхЬ шБлахЬ и 
мешаллахь. 

6. 2. 

Минералы ‚ инако называемые Под- 
Зелныя тФла ( ЕоИа, титегайа)) суть шактя 
шла , кошорыя безЬ жизненности и безр 
®сякаго вр шрубочкахЬ или в жилахЪ ви- 

А 4 димато 


димаго соку растушЪ. НаходятЪ ихЪ пе 

большой части в н5адрахЪ земных , & 

иногда и индБ, 

ПримБч. 1) В сем описан1и показаны выше 
признаки ‚ по которым минералы ош? 
водф, расшфый и живошныхЬ ошличаются, 

ПримБч 2) Хошя нБкошорые думаюшЪ, что и 
минералы ифсколько жизненносии ‚ на подобе 
асшфий , ЕЪ себБ содержаш> 5$ однако 
8 изхр жилахЪ или зпрубочкахЬ никшо еще 
жизненнато соку ни ВЪ самое лучшее уве- 
личишельное стекло примфшить не могЪ ; 
почему оное и по нынВ ни отЪ кого еще 
не доказано; а без движущагося соку ясна= 
го поняш!я о жизненносши имфшь не воз- 
можно: И по щому не видно, на каком бы 
основанци минераламЪ такую жизненность 
приписать можно было. Естьли раст ня 
земныя живущими назвать можно; шо по се- 
му и минералы жизненность вф себЪ имфюшЪ. 

ПримЪч, 3) безЪ сомнфн!я всБ не только родив- 

_ шиеся минералы болфе еще увеличивающся и 
растут ; но и вновь друМе ражадаюшся, Мы 
кратко се’ докажемЪ лучщими доводами и 
опышами , а именно ; 1) Дикой камень , 
свБсивЪ (Ъ крайнею акуратноспию ‚ полб= 
жи вЬ песокр ‚ и оклади кругомЪ другими 
каменьями ‚, и храни его весьма осторожно 
а по процесттв!и нБсколькихЬ АБьЪ паки 
свфсивЪ помаянушой камень , усмотришь 
знашное приращене вЪ его шяжесши. 2) 
Монхонисв вЪ своемЪ путешестви на стр; 
527 обЪявляетЪ ‚ чшо положенф былЬ нБко- 
тда камень вр стекляную налишую водою 
решорту ‚ которая крЬпко была закупоре= 

на. 


зо 
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на. По прошестыи ифсколькихЪ ВФ ка- 
мень шакЪ великф сшалЬ › что не разбив 
ретшорты онаго вынушь не можно было. 3) 
Баглип® ‚, искусной МедикЪ в Ишали , вЪ 
своемЪ шракташЪ о расшущихр камняхЬ 
упоминаешФ, что мраморныя торы вЬ Иша- 
ли скоро прирастаюшЪ › ина томЪ мЬсш , 
тдБ за сто лЬшЪ были глубок!я мраморныя 
&мы , зёБлались изрядныя ‚ твердыя и ров- 
ныя дорбги. 4) ОнЬ же обЪявляешр , что 
8 новых мраморных’ Ямахф  находяшЬ 
разныя землекопныя оруМя ‚ которыми 
прежде на шЪхЬ м5стахФ ломали мрамобЪ. 
Оныя Ямы пбслБЬ шакф заросли › что нынЪ 
мраморЪ по прежнему изЪ оныхЬ добываеш- 
ся. 5) ЖелБзная руда расшешЪ , о чемЪ 
читать можно вЪ сочинени господина Шве- 
денборга о желЬЗЬ на стр: 116, 117, 168, 
294 и пр;и у Плиня вЪ Нашуральной 
Исшор!и кн: 3, гл: 16, и ки: 74 , гл: 
14. О раждающихся вновь каменьяхЬ госпо- 
динф Генкель ВЪ сочинени своем о про- 


исхождени камней (4 Гар. опите) дока- 
зываеш> ‚ чшо оныя родяшся изЪ мочй. 6) 
СверьхЪ сего оноежЬ доказывается камнями, 
содержащимися вЪ другихр каменьяхр ‚, как!е 
находяшся в Оландской и другихЬ мрамор- 
ныхр или извесшныхЪ торахр , очемф можно 
прастраннБе читать ШиеноновЪ трактат 
© твердом шБлБ вЪ швердомЪ же шлЬ со- 
держащемся. (4 0140 пита Чит) 9) Ка- 
кимЬ бы образомЪ могли иначе попасть поч= 
ки от дёрева вф Оникс ‚ кошорой баглиЕ№ 
#Ъ нБкоемЪ кабинешЪ вЪ римЪ видЬлЪ. Смо- 
зтри сочиненя багливовы сшр: 501 , наб= 

А; людене 
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люден{е осьмое. КакЪ могли попасть красные 
волосы ВБ ШейхцеровьЬ амешисшр ? Зри 
Шейхцерову Натшуральную Исшорю вЬ ча- 
сши 3. на стр; 68, 69. КакЪ могли зайши 
пауки и мухи вЬ яншарь ‚ естьли бы аи 
камни и минералы не вновь раждались ‚, и 
| оныхЬ бы вЬ себя не вбирали. О рождеши 
И и приращени мешалловЪ нфшЪ нималаго со- 
| мнБн!я ; шолько надлежишЪ знашь, не инымЬ 
ли образомЪ оные распгуш> ‚, какЪ каменья? 
Намр кажешся ‚ что каменья не инако ра- 
стушЪ , как присовокуплешемЪ нБкошо- 
рыхЪ внБшнихЬ частицЪ (рег арройонет ехег- 
тат) ‚ шо есть круглыя частицы одна СЪ 
другою слБиляюшщся ‚ и такимЪ образомЪ 
выБстп6. швердБюшЪ $ однако › вЪ разсужде- 
ни метшалловЬ ‚ надлежишр еще доказать , 
не ‘инымЪ ли образомЪ › шо есшь не вну- 
шреннимЬ ли плодоромемЪ , или внушрен- 
нею разширишельною силою оные сход- 
сшвенными между собою частицами увели- 
чиваюшся ; шо есшь н5которою внушреннею 
силою ; и сокровеннымЪ н5кошорымЪ уве- 
личенемЬ ‚, и собсшвеннымЪ непосшижи- 
мымЪЬ почши сБменемЪ умножающся и 
распту и» 2 
‚3. 


Минеральния тула раздфляюшся на 
пяшь главныхЬ родовЪ ‚ а именно. 
1) Земли (1етаё) ‚ коихЪ малыя части- 
цы не швердо между собою соединяюшся , 
и ошЬ воды рухлфе и мягче сшановяшся. 
2) Камни (1145) ‚ которыхЪ малыя 
частицы швердо между собою соединяюш- 
ся, и ошЬ воды не дБлаюшся мягче. ) 
3 


——щ 
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3) Соли (йа) ‚ кошорыя вЪ вод ра- 
спускаюшся ‚, и рБзкой вкусЬ имБюшЪ. 

4.) СФра и смола (|ИрЬита 6" иитна), 
копорыя вЬ маслЪ распускаюшщся ‚ и ошЬ. 
огня Загарающся. 
| 5) Металлы Цфлые и Полуметаллы 
(мега Ца)) ‚ кошорые вЪ огнф растопляются 
штакЬ, что поверьхйость их бываешьЬ все- 
гда выпуклая ‚, блистаюшф , и всБХЬ 
нашуральныхВ шБлЬ шяжелБ. Но понеже 
соль ‚ сбра и металлы бываютир всегда 
смБшанные сЪ землею или каменьями , кс- 
пторое смЪшен!е рудокопы рудами называ- 
юШЬ; ‘или по крайней мЬрБ когда они нБ- 
которымЪ образом чисты будушЪ , шо сЪ 
камнями и землею крБпко соединяюшся } 
того ради лучше послфдовать рудоко- 
памЪ , и раздфлене минеральныхЬ шЬлЬ 
приняшь слБдующее:: 


_9. 4- 

Минералы. (КорИа) раздФляются на 
чептыре главные класса: 

г) Земли (1етае) сушь минеральныя 
тфл» , состояния изЪ нетвердыхЪ и несоеди- 
няющихся между собою часптицЪ , которыя 
хошя ни вЬ маслф ни вЬ водБ не распускают- 
ся, однако могушЬ здЬлашься мягче, и 
ошр коихр камни начало свое имфюшщЬ. 

2} Камни (14) суть швердыу & 
чшо до ихр часшииЪ касаешся, шо оныя 
суть крё5пкия и межЪ собою соединенныя ш$- 
ла, несодержашия никакой вр водЪ или ма- 
слБ распускающейся матери ; по чему оныя 
мягче здБлашься не могушЪ... По растшо- 
плен!и застываюш?фр ср вогнутою поверьх- 
‚а носшию $} 
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носпию $ и растопленная машеря бы- 
ваешр легче самаго камня, 

3) Руды (итегае) суть зёмли и камни 
содержания в себБ либо соль „ либо сФру 
либо полу-и иблые металлы ‚, шо есшь 
все ‚ чшо ни вЪ водБ ни вЪ маслЬ (6.3.4. ) 
распуститься не можешЪ › или кошорыя по 
расшоплен1и засптываютЪ выпуклою фигу- 
рою ‚и бываюшЪ шяжелЪ самаго камня, 

4) Сростлиёяся пещи (сопстфа)) называ- 
жшся минералы, збмли, камни и руды , 
кошорыя по раздФлен1и на малыя частицы , 
и по см5Бшевши вновь сраспывзающся, или 
кои находяшф на иеобыкиовенныхЬ мБ“ 
стахЪр , или вЬ необыкновенные случаи, 


ГЛАВА ВТОРАЯ 
О ЗЕМЛЯХЬ, 


$ 1, О земляхЪ вообще , ио их свойствахь. 
2. О рухлой земл$. 
3. О пыловашой землЪ и о ея свойствахЪ. 
4. О черной пыловатой землБ. 
5. О красной Аглинской землБ. 
6. О умбрБ, т.) шемноцебтной СР’ лоскомВ , 
и 2.) шемноцеБшной, 
7. О шиферной чёрни. 


$. О болотистой влажной землБ ; ик ней 


принадлежащихр соршазЪ, 
9. О торфБ или дернБ. 
$0, О жиюшныхь, прешворившихся в землю. 


Клаесв 


| 
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Класс г. 
б, т. 


Земяв (лета) суть минеральныя 
нетвердыя либла ‚ состоящ!я изЪ нетвер- 
дыхЬ и межьЬ собою несоединяющихся ча- 
сшицЪ. 

Каждая земля имБешЬ слбБдуюция 
обшля свбйсшва. 

т) Малыя ея частицы или очень 
мало ‚ или и совсбБыЬ между собою не со- 
единяюшся ,‚ потому чшо пальцами оныя 
разтереть и раздфФлить можно. 

2) Никакая земля вр вод не распу- 
СКаешся ‚ но только нБкошорая ея часть 
такЪ мягкою дВлаешся ‚ чшо можно оную 
между пальцами совсфмЪ мягку чувсшво- 
вать, и пришомЪ оная вЬ водЪ надуваешся, 
а нБкоторая часть не дфллешся мягкою. 

3) Никакая земля вЬ маслБ не дБ-= 


лаешся мягче ; наипаче нБкошорая часиь 
становишся тверже: 


4) ОшЪ землй раждаюшся камни , 
а для происхожден!я оныхЪ требуешсяод- 
на укр5пляющая и высш соединяющая 
материя. 


Примбч. 4) Землею особливо называешся та 
минеральная машеря , которая 1) СЪ во- 
дою не см6шивается. 2) ВЪ огнБ не разру- 
шаешся. 3) Ни вЪ какихЬ расшворахЪ и 
жидкихЪ пФлахЬ не распускаешся. 4) Собою 
наттурально суха. 5) Не см5шана ни СЪ каки- 
ми камнями и рудами. Но такой просшой и 
элементарной земли на нашем земномЪ 
круг найши не возможно ; ибо асл земля , 

коша- 
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которую мы находимЪ ‚, смБшана <Ъ каме- 
нистыми ‚ солкими , горючими ‚, или (Фр- 
ными и мешаллическими`частицами , ошЪ 
чего и зёмли весьма. между собою различны ; 
кЪ шомужЬ земля и. песокЪ вмфсшВ смЪша- 
ны бывают : шого ради надлежишЪ, намЪ 
разсуждать о землях, такЪ.какЪ мы оныя 
находимЪ ‚ шо есть по ихЪ совокупленйо. и 
смБ5шен!ю , и смошря по шому показывать , 
вр чемЬ сосшоишр ихЬ разность, 
$...2. 

Земли раздБляюшся на четыре или 
ло изволеню на шри рода; изЬ коих 
шрешей родЬ. совсфмр выключающьЬ. 

РаздБленте перьвое. 
‚ _ ПЫЛОВАТЫЯ ЗЕМЛИ ( 'Теггае тастде. „„Азту» 
воа › эсБеисфхет. “Теггае 4ррар Иез. Авт.) >. 

Земли ружлыл ( Тетае 4шае) суть: 

2) Э6мли ‚ кошорыя содержать. вЪ 
себб пыль, и расширашься могушЪ. 

Ь,) Пальцами можно, чувствовать 
чшо такая земля суха и тиверда, 

с) Когда онл вЁ водБ. размокнешЪ , 
то примбшитшь можно ‚, чшо зернопа- 
та ; а когда руками гнфеши ее бу- 
вешь ‚ шо можно опяшь соединишь вм5- 
сш; однако не можешЪ вЪ друге виды 
и фигуры перемфниться. Иод высушени 
бываетр нешверда, и частицы ‘ея не соеди- 
няются вмЬсшф. 

4) ВЪ водБ сильно разтиряется , 
и больше всякой другой земли ьЬ ней рас- 
просшраняешся и подымаешся, 


› 


БЬ 


| 
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ВЪ семь раздБлеми заключаются 
елЪдующие роды, (решта)) 6 ихЬ пидами, 
(рес) и леремфнами ( хатайотез % 

92%. 

ПЫЛОВАТАЯ ЗЕМЛЯ , ( Нити), 

1) Маленькя частицы сей земли 
нБсколько шверды , неровны и жесшки. 

2) ВсБ пыловашыя зёмли вЬ огнЪ 
горяшр иногда больше ‚ иногда меньше , 
и не превращаюлися ни вр сшекло ‚ ни вЬ 
известь , но вЬ сильномЬ жару ‚, и по вы- 
зпелочен!и: оставляюшЬ элеменшарную зем- 
лю [6 5 примБч: ], а прежде выщелоче- 
тя превраиаются вБ сшекло. 

3) Сли. збмли будучи смЬшаны СЪ 
кр5пкою’ водкою и другими Фдкими спир- 
тшами не киснушЪ. 


4) ВЪ водЪ знашно поднимаюшся и 
разширяюшся. 


5) Находяшся по большой часши на 
поверьхности земнаго круга ; и раждалют- 
ся наипаче ошЪ разрушемя и согнипия 
других шБЛЬ. 

ВЕ 

КЪ пыловаттымЬ землямЬ причисля- 
юшЬ слФдузюние соршы : 

ЧЕРНАЯ ПЫЛОВАТАЯ ЗЕМЛЯ ; Сало- 
пая земля; Черная ллодлоносная земля ( Ни- 
ти; соттип5 та. Нити ата. 'Тета трейа. И’одд- 
лот. Тета Педша. 'Тета Ив прта ) есть 
пыловатая земля ‚, находяшаяся по боль- 
шой часши на земном шарф, и происхо- 
даящая наипаче ош згнившихЪ шравЪ. Она 
черноваша , а иногда бываешЪ красвоватиа- 
го и желтоватаго ивфшу ‚, вЬ огнЪ стано- 


вишся 


родЬ », 


Вид г, 
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вится бБлевашою ‚ и пришомЪ бываетвВ 

верда и неровна. 

Прими. т.) По мнён!ю нБкоторыхЪ, изЪ ежегод- 
наго приращен!я сей пыловашой земли , проис- 
ходящей ошЪ согнипия травЪ на пусшыхЪ мЬ* 
сшахЪ , гдБ скошФ не пасешся , можно за- 
ключить › сколько лБшЪ прошло отЪ все- 
мирнаго потопа. Однако опытами и искус- 
сшвомЪ найдено ‚ чшо приращене пылова- 
той землй чрезЪ каждой вБкКЪ дВлается на 
одну шолько половину дюйма $ атлубина всей 
пыловаттой землй больше половины фуша ке 
бываешр ; по сему явсшвуешЬ ‚ чшо изЪ 
тшого выходишр несправедливое вычислене 
ош потопа ‚, а именно 2400 Би з;а на- 
прошивь шото прошло ужё больше 40оо 
лБшЪ. Сему не надлежишЪ Удивляться у 
ибо (я земля всегда шакже-получаетЪ при- 
ращене ошЪ выдохновенй ; а напротивЬ 
того чВмЪ она долФе лежишЪ ‚ шфмЬ болЪе 
высушаешся ‚ и шверже между собою соез 
динлешся $ также в н5которыхЪ мБстахь 
Убавляешся ‚ ‘а на другихь ош дожжа , 
воды и проч: умножается. СверьхЪ того и 
шо кажешся не со всфмЪ доказано ‚ яко бы 
вся оная земля происхождене свое имфла 
ош однихЬ згнившихр расшфнйй $ ибо вёф 
планшы по большой части растушЪ от 
сей землй. И попому какЪ сей, такЪ и 
друтой родЪ землй долженф бышь ошЪ са- 
мато начала м!ра.’ Двое изЪ ученыхЬ лю- 
дей ‚ а именно ВодвараЪ и Шейхцерь , 
одинЬ Агличанин ‚ а другой ШвейцарЪ , 
думающЬ ‚ чшо до пошопа весь Земтой 
кругЬ былЬ яокрышЪ еною пыловашою зем- 

леюу 
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лею у и ошф шого земля сшоль была пло- 
доносна. Шейхцерь шакже обЪявляешр в 
описании ископасмыхь вю Шзейцари ль 
на сшр: 90, 100 ‚ Что на верьху АЛИИ- 
скихЬ горь \ тдЬ никакая права не растет Ъ › 
находишся черная , со в(ФмЪ чистая пыло- 
вАШая земля ‚ имрющая соБдуюцщИя свой- 
ства: 1) ИмБешь облыную упругость » 
нежели другая земля. 2) Оной нихоимЬ 
образом не можно превграшиишь в сшекло. 
3) Ни #Ъ самое лучшее увеличительное 
стекло неё можно примбшишь никакой раз- 
носши вЪ малЬишихр ея частицахЪ. 

Примч. 2) Когда чистая пыловашая земля пе- 
регнана будешЪ , шо выходит изЪ птого жел- 
тшоватая вода, имфющая запахЪ спирту вин- 
наго камня $ а пбслБ того выходишр птем- 
ная и жирная вода, которая по умноженши -> 
огня во время перегону становится шемняе 
и осшрфе, и об имрюшФ напослФдокЪ вкусЬ 
и запахЬ спиршу виннаго камня. ИЗЬ сего 
можно доказать происхождеме ббльшей 
часши пыловатой землй › пошому чшо 
такой шяжелой спиршф подобной винному 
камню в сем родБ имБешф свойственное 
преимущество. 

ПримБч. з С1я черная пыловатая земля по своей 
нашурБ не всякой годЪ имфешЪ одинакое 
свойство. Выщелочешемь и другими Хи- 
мичёскими опытами извБдано, чшо вЬ 
иной тодЬ имрешЪ она ббльшую кислость , 
а вЪ другой больше осшрошы › ЕЪ иной 
больше алкалической и ‘уринальной соли. 
С!я перемфна происходишФ , ежели не со- 
№БмЪ , що по. большой часши ощЪ воздуха 


Б и его 
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и его перемБнЪ. ИЗЪ сего можно бы разсудить 
что иногда большее, иногда меньшее отЪ шого 


имБешЪ дБйсшые вЪ произращени планшЪ. 
$. 5. 


Видь 2. КОАСНАЯ АГЛИНСКАЯ ЗЕМЛЯ ( Нития 
гииа ‚ Тета Анка тифа Аисютит у "Тата тиф 
м, Тата Гора ‚ Тата Адатка, Тета Гатаре- 
зка) имфешЪ видЪф красноватой пылисшой 
землй ‚ которая пбслЪ жжен!я нЪсколько 
шемнфетр. Между разными сортами ша- 
кой землй счишаюшся слбдуюцшие ‚ а 
именно : 

1) Слфтлохрасная (Нити; пёта фраШ- 
4е тифе[етз) , каковй при ГелзингландЪ и 
Ниренберг$ находишся. 

2) Темнохраеная (Нити тёта ‘оРрите 
ире бет; ), какова обыкновенно Аглинская пы - 
лисшая земля бываешЬ. 


ПримБч. 1) КромБ другихЪ изслБдован!й „ по 
одному красному ея цвбшу улостповфриться 
можно, что вЪ шакой землБ есшь много 
слБловЬ желБза. 


Примбч. 2) По имени АдамЪ догадываться мо- 
жно , чшо ша земля, из которой онЪ со- 
шворенЪ , красна была ; а чшобЪ шакая 
земля 5 ДамаскЬ находилась, и чшобЪ 
перьвой человфкЪ вЪ шомЪ м5сшБ сошворенЪ 
былЬ ‚ оное едва доказано бышь можешЪ. 
Хошя РозенкрейцерЪ и обЪявляешЬ , ‘что 
Дамасская , которая называешся и Адамова 
земля ‚ красна и вВЪ огнБ горишФ , чрезЬ 
что подаеш причину вбришь ‚ чшо она 


красная пылисшая земля › и кр сему роду 
принад* 


пик 2 сли им «БН та в НВ. о ды 
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принахлежишЪФ ; однако бе3Ъ надлежащикь 
опыпювЪ сего ушвердишь не льзя, 
$. 6. 
УмбрА (Нити исто-Мипеа, Ута аи. 
а Утиа} состоишЪ изЬ шемноцеЗтной 
весьма легкой пылистшой земли ‚ кошорая 
ВР огнБ н5сколько горишр ; и шяжелой за- 
пах ошЪ себя испускает ; а пбслБ сильз 
наго жжен:Я сшановишся бБловаша; КБ 
ней принадлежашЬ 
‚ 1) Тежнонифтная ума с8 406х096 
(Тина санаме ра); какова Ишалтанская } 
такаяже и вр ЗалбергскихЬ ямахЬ нахоз 
йишся: я 
5) Тежнонафтная ума (Ттга орет 


Тиса), или инако называемая Кёлленская черз 


ноппая земля ; коиорая по большой ча- 
сши изь Гёрман!и из города Кельна вых 
возишся, 


'ЧрезЪ окон И шяжёлой ЗапахЬ ясно показыз 


вается; Чшо такая пылистая земля цЕБиВ 
свой получаешЪ ошф см5шешя СБ нею 
земляных смолистыхЬ часшиЦЪ (тт) 
и По сей причинБ Либамй оную КЬ камен= 
ным угольямЬ причисляешЪ. Смошри Ш 
Бау. БтёШ. Р: ПЕ. рав. 1630; и проч; 


[4 


$. 7: 


Я6ЕВ 


ВидЬ 3 


Ви 4 


ВидЪ $. 


ч%бо ) 20 ( о 
докЬ н5сколько покраснфешр. Шо взмоче- 
ни дБлаешся она нфсколько вязкою, а сы- 
рою рисовашь и писашть ею можно. 


ПримБч. 1) При ГунебергЬ вЪ. Вестергиттаень 
находяш шушь ‚ кошорую расширашь мо- 
жно › на подобйе Кишайской. 

ПримБч. 2) Понынь еше точно не извБешно ,у 
изЬ чего Китайцы свою шушь дБлаютЪ , 
изЪ сажи ли ‚ или изЪ масла, или изЗЪ ка- 
кой нибудь (Ъ камедью смБшавной ‘земли, 
Хошя вынБ уже и вЪ Голлании тушь аЪ- 
лаешся ‚ однако оная сфряе , и не столь 
лоснБешф ‚ какЪ Кишайская ‚ а притомЪ 
находишся штучками тоне КитайскихЪ. 
Впрочемф можно тушь &Блашь изЪ сожжен- 
ныхЬ вЬ уголь бобовЬ расширамемЬ оныхЪ 
на вод СЪ камедью ‚ также изЪ сажи <Ъ 
брусковою краскою ‚ и изЪ другихЪ машерй, 


$. 8. 


бОЛОТНАЯ ВЛАЖНАЯ ЗЕМЛЯ ( Ни- 
ти; екарИ Ша у Нити; раша, 'Тиза аису. 
Тлит "Тина шо [а > 'Тотиепв Гафвий , Нитиз и|1- 
хто) есть водою разведенная пылистая 
земля, происходящая ош гнилых ко- 
еньевЬ ‚ кошорая по высушен1и вЬ огнБ 
горишЪ. КЪ ней принадлежашЬ 
т) Болотной торф или пб огниф не- 
смердящая земля ( Нитизу раит т впе поп 
бет), которая иарочипю. рухла › и скоро 
загарается’, токмо безр вонючато запаху, 
каковр бываешЪ Голландской шорфь. 


Такая земля просшо называется Торфо.мб-, а 60-—" 
лошным? тпорфомЪ’ названа здБсь для ошли-. 


ченя 


2 & 


бо ``) 21 (105% 


чения от с^Блующато рода тиорфа ‚ коно- 
рому сте зваше есть своистшвенно. 


2) Даррисбб или (лотная 15 огнф 
с.мердялцая‘ земля ( Нити; раши1$ ат авие ]ое- 
1ет5) выкапываешся при соляномЬ морЪ, и 
во время жженя худой занахЪ ошЬ себя 
издаешф, что происходиш по большой ча- 
сши, какЬ думашь должно, ош см5шеня 
солей и другихЪ часшинЪ. ВпрочемЪ пттераЪ , 
и нескоро загараешся, кдковЬ бываен Зе- 
ландской торфЬ, 


Наззэн1е „Даррисб естть Голландское, 
3) Черная “Торфопая землл (Нити ра- 


Чили” мрта’) ‚которая вр УШвеши` часшо` для 


ковки стали  упоптребляется. 


Примрч. 1) С! ‘земля дЬйствишельно жёлЬзо вЪ 
`° себБ содержишЪ ‚ош чего она и происходя 
примомЬ изЬ согнившихЬ шравЬ черна бы- 
«ваешЪ, , ‘ма подоб4е дубовыхЬ и ольховыхВ 
‚листьевь , которые отЪ желБзисшой ку- 
поросной, вов чернВ ют, 3 


‚ Примбч. 2) Может. ли вода. сама собою вЬ 


землю-или илЪ прешворяться , шого шомно 
доказаь- не Пльзя , хошя. кажешся › что 
многие окЪ сему мнБнйо склонны, 


. Смошри 
Гидрология »- 9. т. примБч, 1. 


‹ ПримВч. 3. ) По перегонкЬ болошной земли вы- 


> 


ходит иногда пелшой соковой спиршЪ , 
хошя ‚не столь; остраго вкусу, но хухомЪ по- 
добной ‘можжевеловому спиршу ; а иногда изЪ 
оной получается такой спиршЪ , которой нЪ- 
сколько походиш на выгнанной изв оленья рога 

Бз ° или 


Виа? 6. 


или изЪ сажи спиршЪ $ шокмо чрезЪ такую 
перегонку достаетися всегда яфтучая ду- 
зиистая соль (5 ЗОШ) и поню- 
чее „масло ( Ошит  ГоеНщит `) , которое вЬ 
шейкЬ  решоршы  остаещся. Напрошивь 
зпого чрезЪ выщелочене болоптной земли , 
ежели шому щолоку дать время выстоять- 
ся › по исхождени паровЪ. получить онЪ 
уринной запахЪ. ЧрезЪ Химическ!е опыты 
ясно доказывается , что Ся земля для 
находящейся вр ней великой кислости кЪ 
плодород4ю не способна ; по чему и зола 
ош оной происходящая для имБбющейся ЕЪ 


уей кислости кЪ дБлу щолоку не годитися ,. 


а не ради смфшанной <Ъ нею соли. Смошри 
УтЪ. Н!аегпе ошвБисшве 2. разд. стр, 279, 
и Теле. СБет. 1. | | 
$6. 0. 
Торф или дернб ( Нитиз чехёайИу вит 


Даева Ниче , Саре; , Тифа етсеа › Сагфопата 1егтае. 
саери из. Кетт. Монепае [щи. ) есть пылистая 
земля, накоторой произрастающия вещи всег- 
да шфжЪ, и кореньями своими такЪ сплелись , 
чшо на подобе мочекр между собою свя- 
`‘занными бышь кажушся. ВЪ огн5 пушаешЬ 
ош себя пламя, и вЪ пепел обращаешся, 
такЬ чшо изф него уголья жечь можно. ` 


ПримБч. 1) болошной пюрфЬ (9. 8.) рБако 


на поверьхносши землй лежиш> › но про- 
стирается вЪ глубину ошЪ 16 ши до 17ши 
ФутшовЪ $ напрошивф пюго’ дерновой порфЪ 
или просшо дернф всегда на поверьхносши 
землй находится, | 


При= 


РН 


430 ) 23 (о 

Примч. 2} А понеже такая япылисшая земля по 
большой часши изЪ кореньевЪ растущихЪ на 
ней одного рода планшЪ состоитЪ › ими связы- 
ваешся и содержишся; шо при перегонк$ оной 
ничего инаго не выходишр ‚, какЪ шокмо , 
чшо изЪ ишфхЬ же самыхЪ расшБыйй добы- 
вашь можно , напримЪрЬ ‚ лЬшучей красной 
виннаго камня спиршф ‚ также черноватшое 
масло сЪ острымЪ запахомЪ , на масло вин= 
наго камня похожее. 


$. го, 


ЗЕМЛЯ ОТЬ СОГНИВШИХЪ ЖИРВОТ- 
ВЫхХЪ (Нити аттай; › Нити соетеёйеги`) есть 
пылистая земля ‚ происходящая ошШЬ 
согнипия живошныхЬ и несфкомыхЬ ‚, ко- 
торая пбслБ перемБны живошнаго ЕР дру- 


гое шло нашуры своей не измЪфняешЬ , 
какЬ то 


т) Чистая от8 жипотных® земля (Ни- 
тих аттаЙз тете) , кошорая начало свое 
имфешЪ ошф совершеннаго преврашенйя жи- 


вошныхр ‚, и почши стих!Йною пылистою 
землею именовашься можешь. 


Живошныя не могушЪФ совершенно обратиться 
землею , но всегда оставляюшЪ вр ней нЁ- 
которые слБды ‚ по которымЪ дознашься 
можно ‚ чшо оная земля произошла ошЪ 
животных , и «е при перегонкЬ ясно ока- 
зываешся ‚ потому чпю изр нея выходит 
вонючая соль или масло ‚ шакЪ какЪ изЪ 
оленья рога. : 


2) Земля не сопс$.мб согнитших5 жи- 
Яотныхб (Нитих аштаЙ$ поп феттреша`) есть 
4 несо- 


ВидЪ 7. 


480) 24 (05% 


месовершенная земля ‚ когда еше жиз 
вошныя не совсфиЪ вЪ землю претвори- 
лись ‚ но оная содержишЪ вЪ себБ множе- 
сшво шакихр часшииЪ , которыя живош- 
ным принадлежанф , что при вскипфни 
сей земля вЪ крикихЬ спиршахЪ , или при 
жженти ‚ когда ее вЬ известь сожжешь , 
ЯСНО ВИДНО. | | 
ТаковА бываешф ТГелзингландская пылисшая 
земля бВлаго и ф!олетювато ивбту . ко- 
порая не чшо иное есть‘, какф улитиковая 
земля.  Находишся и вЬ.другихЬ мФетахЪ 
множество ‘такихЪ  песчаныхЬ улишко- 
выхЬ’ скорлупЪ °.и ‘раковин 5 И для сей 
пришчины ‘ВодзардЪ <ю землю за те- 
сошной родЪ признавалЪ ‚ которую онЪ 
рахопинны.м лесхогиб (атенае циайа [реле , 
Деи атепа соисБасеа`) назвахЪ. Такую улишко- 
вую’или раковинную землю инако называч 
ютЪ по лашинВ (Нитиз сопефасеа). ^ 


ГЛАВА ТрЕТТГЯ. 
о МБЛОВАТЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ, 


О мБловашой землБ вообще. 

О рухломЪ и крЬпкомЪ мБлБ. 

О бЪломЪ АглинскомЪ мБлБ.. 

О блЪлномЪ мЬлЬ. се х 

О лунномЪ молокБ С. чЬымЬ раз 
низся шакЪ называемая горная мука 
ош небесной. | | 

6. О губЪ или пловучемЪ мБлБ ‚ и принад- 

лежащихЬ кЪ оному соршахЪ. 


5. 


нь № - = 


Фо) 25 (05% 


‚ $. 7. О известной земхБ и ея соршахЪ. 
8. О шемнонБшномЪ красномЪ мЪлЬ. 
9. О зеленомЪ мБлБ. 


$. т. 


МБль (Сем, Теа сасатеа)) имфешЪ бодЪ 2. | 


слБдующтя свойства ; а именно : 

т) Самыя ‘мБлкуя онато ‘часптицы , 
какЪ мука, будучи весьма сухи, к паль- 
ЦамЪ прилипают, какф скоро кф нимЬ при- 
коснешься и  потрешь: 

2) Чрезь огонь доказывается‘, что 


Яя мБловатая земля Известной натуры ., 


и шогда мфлк!я частины оной по см5ше- 
ни СЪ алкалическою солью в сшекло ра- 
сплавливающся , а не сами собою. 

3) ВЬ крБикой водкБ и во вебхЬ 
кислыхЬ ‘спиршахф всегда кипяшЪ. 

4) ВЪ водБ весьма раздаюпся , и 
придаюшЪ ей шакой же ивбшЪ ‚ какой 
сами имБютЪ, с - 
6... 


Мфль, бълой мМЬлЪ (Сие софастенз [0- 
&4а , Стаа , Стёа атбетата , "Тета Стейса Автгс.) 
есть швердо огусшфвшая мфловатая земля 
всегда б6Благо пвЪшу ; и двоякаго ролу бывает: 
') Ружлой мб (Стеа топ Доход, Сте- 
2а.тага т; Кейт.) , кошорымЪ способно фи- 
совашь и писать можно. 

2) Крилхой жё-1б (Ста ахоа , Сгаа 
Чита Кешт.) бываетЪ всегда столь крБпокЪ, 
чито его не размоча прежде вЪ водЪ’ кЬ ри- 
тОваню или писанйю' употреблять не льзя. 


Б$;$ Пря- 


980 26 ( 05 


ПримБч. т) Ежели мБлЪ весьма мФлко растше- 


решь, и вЪ чистой водБошЪ 2х до зхЬ ча- ' 


совЬ варить ‚ а пошбмЪ воду Чисто с\- 
див дать ошсшояшься ‚ пю о она пожел- 
шфетф и соляной вкусЪ получишЪ. При- 
июмЪ оная ош купороснаго. спирту а еще 
лучше ошЪ крЬикой водки выкипишр ; фал- 
ковой сироп зеленовашымЪ , а сок изЬ 
подсолнечниковЬ синевашымЪ дЬлаешЪр. ИзЗЬ 
чего. видно ‚ чшо БФ мБлу алкалическая , 
в под не распускающаяся , машеря на- 
Ходишся, 


ПримБч.2) Генкель &Ъ своемЪ. тракшашв о про- 


ВидЬ 9. 


исхождеши камней (4. Мр. 0.) и с<Ъ 
нимЬ мноме друге разсуждаютЪ ‚. чо 
мЪлЬ кЪ первороднымЪ землямЪ. (4ейтае ргйио- 
Бепае ) причислять надлежишЪ. НапрошивЬ 
итого КасперЪ` НейманЪ вЪ ХимическихЪЬ сво- 
ихЬ насшавлентяхЬ утверждает ‚› что крем- 
ни, оп’ перемфны нижняго и верьхияго воз- 
духа прешворяюшся по малу сперьва .вЪ нес- 
чаную ‚, а пошбмЪ вЪ крБикую ‚ но легко 
растираемую машер!ю, и шакЪ поего мнф- 
нпо мЬлЪ ошЪ прешворившихся кремней про- 
исходишЪ. Как бы по ни было ‚, однако 


опьшпами доказать можно ‚ чо второе мнф-. 


не весьма вБрояшно › хошя для. шого.и 
перьваго вовсе откинушь не можно ‚ по пю- 
му чшо оное шакже ушверждаюшщЪ .м$ловыя 
торы. По сему видно ‚, чшо и по и другое 
мнЬн{е за справедливое принять можно. 


$. 3. 
АГЛИНСКОЙ бЪЛОЙ МЬЛЪ (Са сит 


ациа Я! ЕДегиесетз, Стаа Варе, Стаа те 


Варец= 


< м 


93 о ) 27 ( 05% 


Вайеи/5. Вое. Вгискт. ) есть мБловалтая блага 
цзБшу земля ‚ которая вБ студеной вод 
столь сильно кипишЬ , и вода столь горя- 
ча ош шого сшановишся ‚ Что вЪ ней 
яица сваришься могушф. ‘Такой мЪлЬ вЬ 
Англ:и находишся. | 
$. 4. 

б\Бдной мБлЬ (Сёма ЛавИог › второг , 
6 гиф. афа, стёа ТорЬасеа Кешт.) есть рухлой , 
бБлой ‚ шолько грубой и неровной родЪ м$- 
лу , кошорой кусками находятЪ- 


ПримБч. 1) ВЬ ЭмшеландЪ ‚ ОстергилленБ , и 
. ВЪ другихЪ урочищахЬ шакой мБлЪ по боль- 
шой часши вр низкихЪ и болошньхЪ мБсшахЬ 

вЪ великомф множестшвВ находишся. 


ПримБч. 2) ЧрезЪ перегонку и. друше Химиче- 
`’ се опышы познаваешся , что блФдной 

‚ мБлЪ близко подходишЪ кф иИзвесшиому ро- 
&у. › И для шого справедливо почишаюшЬ 
его за начало Извесшнаго камня. Се вБро- 


яшно и по шому , чшо когда шакой мЬлЬ 
вЪ суши окрбинешЪ , шо почти вЪ камень 
прешвориться можеш. И можеш быть 
не рБдко вЪ шакЪ называемой свиной камень 
претворяешся , потому чшо при перегонкЪ она- 
го также какЪ и из свинато камня лБ- 
шучая соль и уринной сокф выходишЪ. 


$. $5. 
лунноЕ молоко (Сиеа унаНта , 1е- 
®та, поп софаететз, аФа, [лас Шинае , «Авдтсизу т 
УетаЙз, буепотатса „Азе. Еинкиз ретаеш. [опрег. 


Медиа Кент. ) есшь бБлой субтильной мЪлЪ, 
кошо- 


ВидЬ 
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жоторой весьма удобно крошишся, и по 
слабому -сложению его часшицЬ безмфрно 
рухлЪ и легокЪ. КЪ сему роду причисля- 
юшся : | 
‚) Горная или лолземная ‘чтука (Гас | 
Гинае иИегтапеит. Гас Гипае Сел. бефеиерх. [4- 
Фотата ), которую находяшр ЕЪ долинахЬ 
и вр горныхЬ  ямахЬ. Она не что иное , 
как отЪ воздуха раздроблёной ‘и ВЪ поро- 
шокф ‹ прешворенной каплющей камень, 
Шейхинер}. | | 
2) Такр называемая. небсмая или а = 
„лоперьфносети земли обнаружилшаяея муха | 
(Тс Бипае Дате › Гапна, Юз.) бывает нф- | 
сколько легче и ‘бЬляе горной мукй , | 
| 
| 


пришемЬ ‚сыроваша. Находятр ее на по- 
лБ , вЬ горныхЪ разщелинахЬ ‚, и вр дру- 
тихр м5ешахЬ , однако всегда ‘поверьхь = 
земли , а ‘не внушри‘торЪ. ВЪ шЪ мБеша , | 
гад оную находяшЪ”, заносит ‘ее’ вбегла | 
текущею водою › или тшакже’садишея на 
| 


оныхЬ по исхожденши изЬ сей вод пароЪ. 


Примфч+ 1.) Простие и незнаюцие люди , уви- 

аБвЬ шакой -6Влой род мБлу › думали , 

будшо бы пю была сЪ неба спадшая мука. 

Мноше изЪ нел пекли. хлЪбы и Бли , ошЪ 

чего-и умирали. Сей примБрЬ другимЪ по- 
далЪ повод кр шочному и искусному разли- 

ченно мБловашато роду ошЪ мукй. Смотри о 

том у брукманна `В письм5 путшешестав. 


о-небесной мукБ. (ЕрИёь аии. 4 фапиа №!). 


примбч. 2) Лунное” молоко ‹ не столь‘ вязко‘ и 
итперло , чшобф изЪ ‘него ‘такую штуку 
зАБлашь ‘можно ‘было’, ‘которая бы ‘по вы- 

| суше- 


” 
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сушеши не развалилась › но сухо и какЬ 
мука мФлко бывает? : по чему онаго кЪ мер- 
телямЪ причислить не можно , кои будучи 
вязки кЪ выдЬлкЬ фигурЬ весьма способны , 
хоптя  впрочемЪ`, вЪ разсуждеши ихЪ. шлже- 
сши и тлинисшаго см5шеня , ош луиваго 
молока не различаются (9, 14. и 15. нум. 5.) 


6. 6: 


гуръ или. пловучей м5ль› ( Сие!а Ли- 
ау Сир. Медиа рига Кешт. Матра ршаа Авт.) 


‚ еть жидкая мБловаиая земля ;у которая 


иногда сохнешр и гусшфешЪ ‚ а иногда 
бесперерывно капая’ вЪгорахЪ высыхаетЪ. 
ВЪ перьвомЪ случаЪ называешся. Зимтероиб , 
а вЬ другемЪ Каллющи.мб камнетб, КЪ се- 
му роду надлежашЬ. 


Е : 3 Вифлеежское лунное молоко или 0#- 


ой гурб (Сифт афит ‚ ГБаё шнае ВенлеВетикит., 
енсКё.)), которое вытекает на подоб1 мо- 

лока, и находишся всегда либо поверьхь 

земли , либо подЪ землею вр жилахЪ. 


2} С5ропатой гур8 (Сиф" стегеит)) бы» 
ваешь сЪрЬ и гусшЪ ‚ какЬ калша. 


ВР Гидролот!и ($ 4. 1.) показывается разность 
между мБловашымЪ. и мешаллическимЪ 
гуромЬ › а заЪсь шолько мфловашой гурь 
описывается. СЪ принадлежащими к 
нему соршами. В описаши мешалловЪ 
изряснено будеш? и 0 мешаллическомЪ 
гурБ руднаго свойства. Не смотря на 
спо разность довольно ужё’ примфчено , 

по 


Видь 
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ВидЬ 
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4$ ) зо ( о5 
что во всяком турЬ бываешЪ нФсколька 
металла, и не рБако н65кошорые слБды 
извести. 
б. 9. 

ИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ или САМОРОДНАЯ 
Известь (Сие  рёоетена Битасва аа в] сз 
иетга , Сшх пайха И’. Ан. ТТ; [. р. ^ 25, 
Тата АсйЧета. №@ететр.) есть родЪ сухаго 
пылистшаго и рухловашато мфлу ‚ кошоро 
вр разсужденйи больше мли меньше грубаз 
го своего сложен!я есшь двоякаго роду. 

т) Самородная изпвсть 68 лылью с. 
знанная (Сих паЙйха Бито тым) ‚ которую 
легко узнашь можно по смфшевнымЪЬ ‹Ъ нею 
постороннимЬ машерямЬ ‚ какЬ пыли } 
земли ‚ и по другимЬ признакамЪ. | 

2) Изпёстной 4й%тз (Сих пайоа адиз 
Дирегнааи$ о тих: Е вашсй. Кипат. Стетор 
регт! 5 ирсгийаиу: Норт.) смЬшенф бываеш® 


‘СЪ водою ; или по оной плаваёшр., и на= 


ходишся по большой части при шеплицахВ 

й прочихр водах. 

Ежели Ниренбергу вБришь ‚ то по обЪявленив 
его известная земля (1 асеета) посыз 
панная на мершвоё шФло обращаешЪ оное вВ 
одни сушки вЪ землю; слБдовашельно симВ 
доказать можно ‚ что ёв ‚, кромБ йзвест- 
ного роду ни КЪ какимЪ другимЪ землямБ 
причисляшь не должно ; попому Что ника- 
кая другая шакого дБисшыя произвесть не 
можел; 

; и 
_  бАГРЯНОЙ или ПУурпуровой мБлВ 
(Ста тифет убаь Сутйа рифищейз) о -. 


% им 


430 ) 31 (05% 
гряновидная мфловатая земля, которая бу- 
#учи н5сколько крфика и плошна ‚ не шокмо 
при осязами перстами мягка и шонка чув- 
сшвуешся , но и во ршу шаешЪ. . 
6. 9. 

ЗЕЛЕНОЙ МЪЛЬ (Сгеёа хил, сие 'Тфе- 
одоЛана. “Стеа Этутнеи/5)) есть: швердой родЪ 
мфлу зеленаго цвфшу ‚ кошорой вБ огиБ 
ЯЪлаешся красенЪ. 


ПримБч. 1) Бранцонской мфлё есть родЪ 
талкЪ - шшейна или ‘сальнаго камня: Ве- 
ронсхая земля (ета Тетонейз) состоит 
изЬ пылисшой ‘земли’ растшворенной торною 
зеленью (Сфи/осоЙа ). < 

ПримЪч. 2) СверьхЬ сихЪ о другихЪ нБкошорыхЪ 
родахЪ мБлу ‚ земли и камней , кошорыми 
рисовать или писашь можно ‚, как о чер- 
номЪ мБлБ (рирИиез) при описаши шифер- 
ныхр камней , о красномр карандаш 
(Киа) при жехБзной рудЪ, или рудныхЪ 
земляхЪ ‚ ио проичихЪ о каждомЪ вр своемЪ 
мЬсшф обфявлено будешЪ. 


ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 


О ГЛИНИСТЫХЪ ИЛИ ТВЕОДЫХЪ ЗЕМЛЯНЫХЪ 
родАхъ. 


$. 1. Описаше глинистыхЪ родовЪ вообще, 
2. О глинб вообще. 

3. О бБлой и «Фровашой глин. 

4. О простой синей глинб , раздБляющейся 
на грубую и мБлкую. 


5. 


ВидЬ 
15. 


458 о) 32 (05% 
$. О пвБшной глинб , раздбляющейся 1) на. 
желшую 27) красновашую 3) пемноцефт- 
ную и 4) зеленоватую глину. 
6. О горшешной глинБ, 
7. О зыблемой землБ. 
$. О шиферной глинБ. 
6.0 непрембняющейся 5Ъ огнб тлинНб, т) 
блБдной › 2) багровой и 3) черновашой. 
10. О жирной глинБ ‚ и принадлежащей кЪ 
ней 1) бБлой , 2) сБрой › 3) желшой , 
4) красновашой , $) мясоцвбшной ‚, 6) 
зеленой и’) черной. 
11. О рухлой глин. 
12, О каменбющей глинБ 1) шонкой , 2) Ъ 
пескомЪ смЬшанной. 


г 


ф:. 1 
ОшдВлен!е второе. 


роёЪ 3. ГЛИНИСТЫЯ или ЗАТВЕОДБЛЫЯ 
ЗЕМЛИ (Тегтае рикиех. Азис. ЭхвеисЬа. Те"- 
гае поп арае;. Арис. Теггае Тепасеб , егтае 
хинтое) иибюшЬ четыре главныя свойства , 
а именно : 
1) Иногда бывающЪ вязки и шверды, 
и при шомЪ не очень ломки. 
2) Иногда жирноваты , подобно какЬ 
бы чем нибудь жирнымЪ вымазаны были. 
3) Ежели оныя размоча вр водЪ меж- 
ду пальцами мяшь ‚ шо они будучи вязки 
къ лБпленшю. разных вещей способны , 
которыя по. высушени бывающф шверды , 
и фигуры своей не шераюшь, 
+) 


430 ) 33 (о 

4) ВЪ водБ иБсколько подымаются 
И ‘раздаются ‚ ‘однако’ ‘не’ столь! много , 
как сухтя земляныя малперми» КЪ глинин 
стымф родамЬ принадлежать слБдуюния ; 

> 

ГЛИНА, (Ата). 

") Глиниешой  родЪо состоит: изЪ 
тладкихЬ., скользких; и кубическихЬ. Ча 
сшицр ‚ кошорыя» между ‘собою: взаимную 
вязкосшь имбюшь, 

2) Почши всякая глина в огнЪ: вЪ 
стекло прешворяешся ‚ кромБ нбкошорыхЬ 
родавЪ. ; коисвЪ огнф крЬпко сшойтЬ. Есть 
еще особливой родЪ глины , которой кЬ 
расплавкБ о своей сильнаго. огня‘ чпребуешЪ ; 
а всякая тлина прежде расплавления вр огнБ 
пфнитея , ошЪ, чего изЪ глины слиекло вы 
ходить сЪ пузырями и пфнистое. 

3) Никакая глина вЪ, кофпкой водк® 
или вЬ другомЪ осшромЬ спиршЪ ве вски- 
паетЪ , развБ когда сЪ нею мБловашой или 
известной родь хошя иечувсшвишельно 
смЬшаештся. 

4) Глина обыкновенно в водЪ дЪ- 
лаешся мягка и вязка ‚ шакр что ее по 
произволеню мяшь можно ; причемЪ онах 
не много. раздаешся или разширяешся. 

| 0; $ 

бЪЛАЯ ГЛИНА (47а @афа ох але ет 
м ште, соотет теННейз маша) естть родЪ самой 
Чистой глины ‚ кошорая вЪ огиБ ивБту 
‘воего не шеряетЪ, и так крфико‘прожи- 
Таешея ‚ чишо сизЬ ‹нея ‘огонь. высВкать 
можно. Она бывает двоякля : Г} 0%. лая 
Аи 94, ш.2)ефраж ганна АИ виегев.; 
В 


боёЪ 


ВидЬ 
т 


9$ о ) 34 (05° 


6. 4. 
СИНЯЯ ГЛИНА ‚ ПРОСТАЯ И ОбЫКНО- 
ВЕННО НА ПОДМАСКУ СТЬНЪ УПОТОЕСбЛЯЕ- 


"МАЯ ГЛИНА (Ата ойтебетз тиф. Ата ра 


са. АрЩа ошкагь. Гёит соетщеит) бываешЪ си- 
неваша ‚, и по высушени получаешЪ сфрой 
ивфшф ‚ а вЬ огнБ красноватой ‚ и скоро 
вЬ сшекло прешворяется. Можно изЬ нея 
способчо дфлашь разныя фигуры ‚, и смЪ- 
шана бываешф <Ъ м$5лкимр пескомЪ. Она 
раздБляется 

1) На грубую (АтШа Ма/Иса рагисий$ ста}- 
Лопиг) ‚ которая имфешЬ частицы крупно- 
вашыя ‚ и вр водЪ вся тонешЬ. | 

2) Мулхую (АтШа М4 Иса: фатИсий$ и 
от) ‚ которой частицы мФлче, нежели 
грубой синей глины ‚, и удобно <Ъ водою 
смЬшиваешся ; однако не со всЪмЪ вЬ водЪ 
тонешЬ , но ошчасши вЪ ней не расшво- 
ряетшся. 


ПримБч. 1) Такого свойства есть Атлинская 
глина ‚ употребляемая на 4Бло кирпичей ‚. 


которые весьма крЫпки бызаютЪ. 

ПримБч. 2) ЧрезЪ перегонку синей глины полу- 
чаюштся признаки или вкусЬ поваренной со- 
ли ‚› а другихЪ солей вЪ ней не находишся, 
Ежели осшавшееся ВЪ решорш® пбслЪ такой 
перегонки выщелочишь или вываришь › то 
щолекЪ будешЪ имбть вкусЪ соляного росолу. 


кв 
ЦВБТНАЯ ее ( АтШа хите[енз соота- 
14, т авие соогет фег4енб › Ги’епз аиЁ тивте}сете. А’- 
Ша собтиа) по нашему разум н!ю‘есшь та, 
кошорая сверьхЬ бБлаго’ и синяго ивфту и 
друге 


у м 


о) 35 (056 

друте еще имфешЪ, ИзЬ огня выходишЪ 
‘по большой часши красновапта, и вр самое 
черное стекло распущаешся ‚ будучи все- 
Тда смфшана ср н5которою часпИю желЪза. 
Такая глина бываешЪ чептырехр сортовЪ, 
а именно: 

1) Желтопатая ( АтрШа собтиа Ваюе- 
селу). 

2) Краснопатат (Ата соотаа тифе[ретз). 

3) Темнохрасная (АтШа соотага риса). 

4) Зеленопатая глина (АтрШа соотша 9 


и4ееет:). 


Сего рода глина бызаешЪ разных цебтовЪ , 
чшо прои‘холит> ошф весьма субтильной 
желЬзистой матери. Оное доказывается 
опышомЪ ‚ пошому чпю такая глина по на- 
ливан!и крЬпкой водки цвЬиЪ свой со в(БыЪ 
теряешЪ ‚, и становится блВдною. 

ь. 9. 

ГОРШЕШНАЯ ГЛИНА („Ара «Да Б- 
хита. Ара Дрита. АтШа оИте/сеия [м ата. Суе- 
4 решать. Ави. АтрШа ЕЙасса) есть шакой 
родЪ глины › которая по высушен!и кружеч- 
ками рассыпается ‚ а впрочем имфетЪ 
6бльшую вязкость и шонкосшь ‚ нежели 
синяя глина ; по чему оная и ко употшреб- 
леню гораздо способнЪе. 


Хотя сей род глины в крупинкахЪ находяшЪ , 
однако опытами чрезЪ двоене изЪ нея спир- 
пту показывается , что ВЪ ней больше ку- 
поросной матери ‚ нежели поваренной соли 
находишся, 


|=. 
> 


$° 


ВилЬ 
Го, 


ВидЬ 
21. 


$0) -36 (3996 

9. 7: у 

ЗЫбЛЕМАЯ (ЗЕМЛЯ (Ара тифен у аби 
инитерееиз , ватдетдие» шт теннену Аки уеривиталу. 
Ата адиоатиите]сепз)‘естаь красновалля: с зем- 


лею смЬшанная глина; которая водою вспу- 


чиваешся , оную-вр себя вбирает ;‘иг‘весьма 
долговременно удерживает. и. бродишЪ ,„ 
отЪ чего иногда подымается вверьхЬ у“ 
во. врем яозасу хи” осядаешЪ.. Човерьхность 
ея. скоро сохнешф |, чпакр. чпио’ (по ней , 


какр. Но, расшянулиой. кожф ‚ жедить. можно. ' 


ПримБч. т) ВЪ ДалеланшВ , Норшлант$ и ‘дру- 
тихф мБешехЬ , вр коизЪ шакая зыблемая 
земля находится. ‚ бывали печальные при- 
мЁры погибели шЬхЬ ‚ кои вр неи шонули. 
Строен1я на шакихЬ зыбязр всегда опасны $ 
ибо вр осеннее время оныя мфсша, подыма- 
ются вверьхр на половину или на прлой 
аршинЪ ‚ а лЬшомЪЬ паки осядаюшЪ. Еже- 
ли бы кому по высохшей поверьхности ша- 
кой землй“‘ипийи случилось, Шо‘бы весьма 
провалу ие надлежало: $ ибо 3Ф 
шакомЬ случаЪ ‘неошмФино-потонулшь должно. 

ПримФч. 2) Ежели сю зыблющшуюся землю Хи= 
мическими опышами изслФдовать ; Шо. в 
ней никакихЪ: солей, жромЪ небольшой жиф 
слости не находится, и‘ для. того: соси ФмФ 
неплодоносна ‚ шакф что. назнейсни малфит 
шей шравинки не растет Ъ. 


р. 3. 
ШИФЕОНАЯ ГЛИНА (АжШа рииз т 


: [© к * #1 . т. 
фгалеав Чебеену, е т аеге @еПиесету. Ата бги]- 


тасса. Ат ЛИПопит`) будучи высущена., раз- 
дробляешся по слоямЬ и крупинками $ на 
возду- 


$55) 39 -( (© 5% 
воздуБораЗеыпаешеся ‘у и. ни 'кЪ’ какому д» 


лу неспособнау по’ сиБшенти <Ъ водою: :пф=> 


нишся, и пущаешЪ пузыри наподо@е мыла» 


Такую глину’ в нужномЬ  случаЪ можно “бы 
было ‘употреблять жЪ’овалянию буковь-; ‘а 
прямая годная къ тому земля должна бъть 
шакая`3\ которая” отп: ^кислыхБ) спиртовЪ 
вскипаетЪ} и ошЪ. нихЪ: бродитЪ. . Оная. при= 
числяешся кЪ, мертелямЪ $ ©! которых ниже 
изЪяснено будетЪ. 


$. 0. 


‚ сок НЕПОЕМЬНЯЮЩАЯСЯ или ПОСТОЯННАЯ 
ЕЪ ОГНЫБ ГЛИНА (Ара аруга)) есть, тлдкой 
РодЪ глины, кошорая вр огнБ не распушает- 


ся; и.вЬ сшекло не прешворяешея. Она раз. 


АЪляешся, н | А 
‚2: Б-екинузю („Ата аруга ра Ча); ка- 
Кова бываешь ивБшомЬ..Аглинская. › 


> 


>) На сагропузю (Ата аруга ша) р ко- 


торая ЦвФиюмЬ похожа. почиьи. на Фран- 
цусскую непловущую глину у и 

3). На чернопатую пб огни лостолн- 
ную. глину, (АтюЩа аруга’ аивтодееня) какова по 
большой часши находиится вЬ ГессенБ шем- 
наго. ивБшаг; однако шамЬ находя шак- 
же и желтоватую или багровую „. свБм- 
лосинюю и блБдную. 

$ 10. ! 

> ЖИОНАЯ КЛИНА. (42а рикиз, Ваш. 
"Рена ДеЩаа) сосшоитр. из весьма, субтиль- 
ныхЬ.; шонкихЬ и масленисшыхЪ часитииЪ 
И во ршу таешф на подобе_ масла. ВЪ ог- 
НБ каменБешЬ ‚ а БЪ сильномЬ огнб прептво- 
- В; ряешся 


ВидЬ 
23. 


980 ) 38 ( ©о5% 
ряёшся вЪ сшекло ‚ шакже и вЬ водЪ раз 
спущаешся. 'РаздБленя ея суть слФдую- 
ния, а именно: 

') Бфлая жирная глина (Вошз аа), ка- 
кбва ивршу бываешЬЪ Мерихская ‚ Сшри- 
тауская ‚ Голдбергская ‚ Флореншинская и 
прошчия. 

2) Сфрая или лелелистал (Вош5 стегеа 
какова бываешЬ Лигницкая ‚ Массельская , 
Лаубахская и Голдбергская ‚ которая на- 
зывается по ЛашинБ (хина Шшпае) ‚ шо 
есшь лунной тухб. 

3) Желтая (Ва Даиа), какЪ Стригау- 
ская ‚ по ЛашинБ (4хи11а 05) называемая , 
шо есшь солнечной тух8, 

4) Краснотатая (Вошз тшта), какЪ Ар- 


‚мянская , Персидская ‚ Богемская ‚ кошо- 


фая при АннабергЪЬ и ЭйслебенЪ находится, 
и употребляется вЪ апшекахЪ ; Франпус- 
ская находишся при Бол и СамурБ ‚ и 
нрошч! я сюда привадлежания. 

5) Мясной цифтё имфющал ( Вешз г0- 
1оте сатнео), какь Лемническая земля ‚ кото- 
рая прежде сего вр МедицинЪ высоко по- 
чишалась. ВпрочемЪ она весьма субщильна 
и мБлка. 

6) Зеленая (Ваш хлт4з), кЪ коей при- 
числить можно зеленую глйну ‚ какова 
при ГолдкронахБ вр Барейшскомь УфздБ 
находится. 

7) Черная (Вошз тута), о коей ду- 
мать надлежишЪ ‚, чшо она есть пта самая 
жирная земля ‚ кошорая н$фсколько сЪ гор- 
нымЬ жиромЪ см5фшана. 


При- 


бо ) 30 ( 05 

Прим$ч. 1) ВФ почши описатели каменныхЪ 
родовЪ (ГиБовтар) полнато и обстояшельна- 
го описания о разныхЪ соршахЪ жирной зем- 
лй не учинили ‚ и весьма немноме или ни- 
кшо еще шочно оныхФ не изслФдовалЪ. ИЗЪ: 
сей землй аЪлаюшся небольшия крутлыя ле- 
пешечки ‚, на которых каждой владБлещь 
особливую печатпь или собственное клеймо 
полагаеш ‚ дабы оная ошФ смЬшеня СЪ 
другими посторонними матерями ие испор- 
шилась , по чему и называешся она Печат- 
нозо землею ('Тегга Леа). 

ПримЬч. 2) Почши всБ жирныя зёмли ошчасти 
‘показываютф мешаллическе слФды ‚ ошЪ 
чего и цвбиф ихЬ наипаче зависишЬ , а 
особливо красная жирная земля нБсколько 
желфзисша бываешЪ. 

$. зи. 
Рухлля ГлинА ‚ ТРЕПЕЛОВАЯ ГЛИ- 

НА (А Ша рагит соБоегетз › ехрссайа Хагтасеа. Аг- 

ЯИа ша) еспть такой родЪ глины, которая 

не имЪя болФе вЬ себЪ часитицЪ вязкой ма- 

пери › коею оныя часшицы между собою 
связаны и соединены были ‚, дБлаешся рас- 
сыпною ; и для того хошя размоча ее вЬ 
вод шакЬ какь и всякую глину руками 

мяшь ‚ и фигуру изЪЬ нея слФпишь можно , 

однако оная по высушеши вязкосши не 

имфешр и мучна бываешЪ. 


$. 18 


‚ КАМЕНБЮЩАЯ ГЛИНА ( Ара и а 
р едеенх. Ара риса) есть такого свой- 
тва ‚› чшо чрезь нБсколько времени на воз- 

В+ духБ 


44$ 0-40 (05 
2ухБ вр камень прешвоеряешся. `Ова’ бы» 
вает двухЪ сортозЪ , А именно: 
1) Тонхая. («АтрШа Лама: Йса и Щог). 
: 2) (5 лескомиЬ с мфлшаниая (АтрИв Шщ- 
РЛса атепода 


Примбч. 1} безЬ бомнБия весь’ родВ тлины , 
которой прешворяется вЪ камёнь ‚, а 0соб- 
ливо вЬ известной 5 а разнсшвуетЪ ли та- 
кая Глина ошЪ вышеписанныхЬ родовЪ о 
томЪ за подлинно ‘утвердить не можно’, и 
для шого ЗАБсь ЕЬ ойисайи тлиняныхЪ ро- 
дов при коНиБ объ Ней упоминаешся , 
йабы оную по разнымБ обстоятельстшвамЪ и 
по’ довольномВв испышани изЬ сего класса 
выключить или причислимь КЪ оному можно 
было. 

ПримЪч. 2) Горная глина ; ‘0 Коей Фксшорые 
вр описан1яхЪ своикр ‘упоминаюшЪ ‚„ и ко- 
торая ВР низу БЪ горахЪ находится (‘ара 
тотайа), также и на ‚ира.морд пожожая ( аг- 
#Ша хана), кошорая бываешь д8ухЪ или 
больше цвЬтойф ‚, принадлежать небтиЪнно 
к которому нибудь изЬ упомянутых В Тли- 
нисшыхВ  родо8Б  ПослБаняя изЪ сих яё 
Что иное есть , как сЪ мергелемь иди 5 
другою землею смфшаниая глина ‚› И аля 
Фпого за особливой родЪ почесть ихЬ иё можно, 


РЛА. 


9 < ть 


.. 9 «+ 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 
о МЕргЕЛЪ. 
$ т. Описание мертеля вообще, 

2: 0 фарфоровой зем^Ъ. ;. 

3, О трубошвой глиНВ у разйвляющейся г) 
на сБрую и 2) 6Ъхую. 

4 О мБловашомБ мертелВ. 

5. О употребляеёмой кЪ валян!ю сукояЪ зем> 
ЛЬ г) бБловатой И 2) ‹«Бровафой. 

6; © мертелЪ 1) сКромьу 2): 6БломЪ ‚, 3) 
красномр у 42) багровомЪ ;`5). блистаюч 
щемь,; б) желтомЪ, 7) синеватомЪ. $.) 
черномЪ мергёлБ у и 2) о морской пикЪь 


я 

МЕРГЕЛЬ (114754). 

т) Самыя малЪЙция часптицы мерге- 
дя при осязамши персшами чувствуются 
мягки м шонковашы › наипаче когда они 
крБики И жирновашы бывают. См5шене 
ихр по большой часши СЪ глинистыми гл: 
5.6 2.] и мБловашыми’ машертями [гл: 4. 
6. 1.} причиною. бывает ‚ чшо они неров- 
ны и шороховашы. 

2) Такой мергель вЪ огнЪ шакЬ кр5- 
покЬ; чшо имЬ изб огнива почти огоньвы- 
<Бкать можно. НБ5кошорая часшь онаго пре- 
шворяется вр полупрозрачное или шемное и 
швердое ‘сшекло ‚ вь которомЪ пузырёй или 
со веБмЬ нБшЬ, или весьма мало нахОодишся. 

3) Всякой мергель 85 крЬикой водкЪ 
Мли в другихЪЬ ЪдкихЬ спиршахр вски- 
паешф ‚ что служишЪ доказАШЕеЛЬСИвОНВ 
ЗАаХодящейся в немЬ мБловашШой земли, _ 

В; 4) 


РодЪ 4» 


Видь 
26. 


«Зо ) 42 (05 

4) По взмоченНи водою иБкошорая 
часть мергеля вЬ д$ло годна ‚ а другая 
хошя кажешся жирна и вязка ‚ но ко упо- 
требленю неспособна бываешЪр. Все оное 
зависишфЪ ошф вмфшаннаго вЬ немЪ многаго 
или малаго количества глины. 

б. 2. 

ФАРФООСОВАЯ ЗЕМЛЯ ( Матра рогсеЙдна. 
„АтрШа рогсеЙапа. 'Тегга сйсатеа СЫпепр5 Бхопп. 914. 
Узепе.. Ме М. Т. ЦП. р. 7. } есть субшиль- 
ной ‚, бБлой и свБшлосфрой мергель ‚ кошо- 
рой весьма легокф ‚ пришомЬ н5сколько и 
рухловашф кажешся ‚ а иногда шакр крЪ- 
покф бываешф ‚, что оной шлифовать мож- 
но. Будучи неровенф и шороховаш бле- 
сшитр на подобе м5лкаго песку ‚ а вЬ 
огнБ прешворяешся в полупрозрачное , 
земное и синевашое стекло, 


О_фарфорБ вЪ особливомЪ при сей книтБ пр!об= 
щен!и изЬяснено будешь. 


6:53: 
ТРУбОШнНАЯ ГЛИНА или ненастоллцаяж 


фарфоропая земля (Миха аикШасеа ририе@тет 
птрфепу, сботе атдига_И. ШеисатрШа Р ти. Тата 


° Уата. Сойупит её Айег ри ПеЦа. ‘Тета Ниапа. 


Саатйа афа. Сутйа аа \У/оой\.) употреб- 
ляется для дфламя пенинной посуды 
или шабашныхЬ прубокЪ ; впрочемЬ при 
разминан!и персшами м5лка и мягка ка- 
жешся. Размоча вр вод$ можно изЬ нее 
все способно дЪлашь; влажность в себя 
вшягиваешь › и вЬ огнБ блБднфешЪ. ВЬ 
стекло не со вебыь прешворяешся ‚ Но 

| полько@ 


у 
| 


| 


мыза: >- 


%3о ) 43 (05° 
только сверьху муравишся. БываешЪ двухЬ 
соршовЪ ‚ а именно: 


г) Сыропатая трубблшная глина ( Глеисат- ' 


& а стегеа) ‚ которая мало годна бываешЬ , 
шакЬ чшо хорошаго фарфору. изЪ нея дЪ- 
лать не льзя. | 

2) Бфлая трубшная глина (Тиса а 
Фа), какова была Самская земля ‚ изЬ 
коей мног1е сосуды прежде дЪлывались. 

б. 4. 

МЪЛОВОЙ МЕ ГЕЛЬ ( Мара  стеасеа 
ЭсВешсВи. Сум Пагаеющса. Стеа арешана РИпи ) 
есть шакого свойсшва ‚ чшо оной вмБешо 
мЪлу упошребляиь можно [ГЛ: 4. 6. 2.]; ибо 
онр обыкновенно мягкой и сЪ глиною смЪ- 
шанной бывает. На воздухЪ швердЪешЪ , 
а вЬ водЪБ размоченной вЪ дБло не годишся. 


Агрикола о. свойствахЪ минер. кн. 2. гл. 19. 
думаешр ‚ чшо шакой мергель ошф раз- 
дробленнаго воздухомЬ извесшнаго камня 
происходит , по чему бы его за одинакую 
машер!ю сЪ бФлильною глиною почиташь над- 
лежало [гл. 4. 9.4.]. ВпротчемЪ принадле- 
жит ли сей мергель кЬ мБловому роду, 
или нБиф , о шом за подлинно ушвер- 
йишь не можно. 


$. 5, 
употребляЕмАЯ КЪ ВАЛЯНИО су- 
КОНЪ ЗЕМЛЯ (Мара Лиопит аропасеа 1атеЙо/а. 
шесев. Се Рота. Уваиея. Сутойа сапаща. 
ара т гаЯев; еее. ]опй.) есть шонкой и 
‘Убтильной мергель ‚ кошорой вЪ водЪ ра- 
СПУскаешся и пфнишся на подобе мыла. 
ЛЯ слоевалтаго ея сложешя и для неудоб- 
ности 


ВидЬ 
28. 


ВидЬ 
29, 


ВидЬ 
30, 


о 44 (© 
носпти кЪ.разминаню вр. даФло. не. тодит 
ся ‚ на возлухБ раздробляешся „а вЬ огнЪ 
крБока дБлаепкя. БыраешЪ. двоякая, = 
ох. в) Бфмоналтая ›( бтебИх са аь о СттоЙа 
сав@8а ). оо < т 
2) Сфропатал ( 5те@ 5 стра С ИДБотат 
58 РИон). 


ИЗЪ глинр. к валян!ю суконЪ употребляемыхЪ 
зАБсь вВЪ сБверныхЬ краяхЪ извфошна та , 
которая .ВЪ ОстдалерландЬ и ВБ Осмунд- 
ской торБ находится , о чшю: вр. Королевской 
Шведской истори Ак: НаукЪ ошЬ Гу4о го 
да; вт. части. на стр+.207, и прошчихЬ 
изЪ описания УсмотрЬть можно. Сей роёЪ 
глины. ВЬ крЬпкой водкБ не весьма скоба 
вскипаетЪ. 


6. 6. 


МЕОРЕЛЪ (Май м ай НеЙцибееН, рйкие- 
Дей. Миа. Аня ишее“ Нери’) есть 
зашвеёрдРлая тлинисшая матеря ; которая 
ВЪ водЬ распушаёшся ; а на воздухВ рас- 
сыпется  Естшфли такой мебель ‘3В водб 
размочить ‚ шо онБ вБ дБло нё‘толипся ; 
а сухой кБ землёл Блю И плодоносно’ па- 
шенЪ весьма способень. Сборшы онаво‘вущшь 
слБдуюше: 

г) Сфрой (Мака, стегев 

2) Бфлой (СИИсБотаивау. о 

3) Красной (Сарнитатвог» Сартотатооя.. Ве 
ера ). 


4) Багропой или темноцитной (Мата 
сш). 


5) бчибтазюлцей (Мава соштИиа 


54$ о) 45 (9 

6) Желтой (Маха Плиа. бло ша. МГ ооду), 

7) -Синепатой (Мда светшерет и 

$ )Черяонатой (Мата ‘твте/сет 

9) Морсхая’‘луна’ (5етотика)’7 Нахо- 
аящейся ‘вЪ. торныхЪ” рассФлинахЬ’ и ЯмахЬ 
бЪлой ‘или сФрой. мергель особливо «чорсхою 
ЛУнкою' называется. Иногда находишся 
желитюватой и красноцв5шной ‚ токмо сей 
посл5дней‘есть не чшо иное, какЬ желБз- 
ная `вохра. у 


Прим ч. 1) Атрикола 3Ъ кн: 2; ЛЗ 16. 9 
свойствахЪ минералов на стр: 389 изЪ 
Колумеллова описан1я ‘обЪявляетр.;’ яко бы 
песчаныя пашни ош мБлу плохоносны! бы- 
ваюшЪ: ‚ чшо и ‘стшашьёя можеш , пошому 
что” мергель не ошЪ чего ‘другаго’, как 
от’ смЬшентя’ СЪ Извеситью ‘или’ 'мВломЪ 
пашни плодоносными дЬлаётЪ, бавнымЪ 
образомЪ и Аглинская глина, копюрёя обык- 


новенно” по“ ‘обжитани “для-‘ плодородЕЯ— 


на пашни возится, ‘по сему должна быть 
смфшана 6 известью’, ‘или’какой. нибудь 
род мергеля $’ ‘себЪ: ‘содержитЪ * ‘ибо ЕЪ 
чистой глинб никакой алкалической маше- 
рёи не находится.” Нричины , для которыхЬ 
известь кф плодономю землй способсшво- 
ВАТА может Ъ ‚ ниже обЪявлены будушЪ 5 © 
чёмЪ и’ ‘сомифватться не должно. внрочемь 


не ‘можно’ опредБлить , сколь много Изве». 


сити, потребно ;’чтобЪ от” того хлЬ5у вре= 
да! не ‘было ‚ и чтобЪ вЪ предвудуния вре 
мена ‘оная пашенЪ не‘изЬФцала. 


| При- 


бо ) 46 (056 


ПримБч. 2) Аглинсюе писатели › кои о эконо- 


мм и земледБл:и писали ‚› считаюшЪ пюль- 
ко шесть сортовЪ мергеля ‚ а именно: 

1) Созфитане , багроваго цЕБтгу ‚ ВЬ ко- 
торомЪ нфкошорая часшь мфлу находится. 

2) 5юие или камень, инако называемый 
Зе о Еастайе „ ‘есть развалившейся со- 
тнившей мергель синаго ивфигу, которой. на, 
дожа и на морозБ легко растворяется, 

3) Реаниайе от 4е Таликтане ‚ есть плот. 
ной , крЬпкой и очень жирной мергель баг- 
роваго цвБюу ‚ каковЪ по краямЪ горЪ нахо- 
дишся. 

4) Смлтайе ‚ или глинистой мертель , 
походишф на глину ‚, а иногда СЪ извест- 
нымЪ камнемЪ смЬшанф бываешЪ. 

5) Э1еейтайе › ‘или стальной мергель › 
обыкновенно на почвахЪ шахшФ находится › 
и добываепкя из оныхЬ чешвероугольными 
штуками. 

6) Раретае или бумажной мергель › 
походишр на листы или обр5ски сфрой бума- 
ти ‚а иногда и чище бываешр $; находишся 
при каменныхЪ угольяхЪ, 


6. „? 


КАМЕНБЮШЕЙ МЕОГЕЛЬ ( Мата т 2 


Гар4ееет. Мака Пор4Икса)) значишф такой 
родЪ мергеля ‚ кошорой на воздухЪ шакЬ 
окр$5пнуть можешф ‚ что напослФдокЪ вр 
камень прешворяешся. КФ оному надле- 
жашЬ слФдуюние соршы ‚ а именно: 


т) Песчамой хаменфзющей „мергель ( Мат- 


54 Мрфеа птепасев. Мара Вигепаеа РИтй) на 


воздухв 


чо ) 47 (05% 
воздухЬ вЪ кр5икой песокЬ или хряшЪ пре- 
шворяющейся. 
2) Камениаго спойстпа смергель ( Маха 

мрфса 1юрЬасеа. Мата юрБасеа РИл.). 

| 3) Фигурной ха.менной ‚мергель ( Матка а- 
РДеа Чепатиса. Юепагие такасеш) ‚ на кото- 
раго позерьхносши бываешр натуральное 
изображене разных лФсовЬ и небольшихь 
деревЪ. 


Такой лЪсА изображающей каменной мергель на= 
ходишся при ТирстеймБ и ВонзиделБ вЪ ба- 
рейшскомЪ УБздБ. Агрикола вЪ кн: 2* гл. о. 
о свойсшвахЪ минералов обЪявляешЪ ‚, что 
мергель вр песокЬ и камень прешворяешся $ 
а брукманЪ вЪ письмБ пушешественномЪ 
44мЪ разсуждая о глинахф подф № о. пи- 
‚шешь ‚ что черной мергель ‚ каковр вЬ 
Целлефельд6 находишся ‚ на воздухЬ ка- 
менфешЪ. 

< $. 8 

Фурмовой МЕРрГЕЛЬ или Ффур.мопой 
лесох (Маха Гита оитрсанопет аатиИетз. Матра 
Лфта) есть мБлкой мергель ‚, кЪ копорому 
глазурь легко пристает. Оной употреб- 
ляешся для ЛИиШшШЬЯя , И ПО размочени вЬ 
водЪ кЪ.рабошЪ способенф ‚ а по обожже- 
нм рухлЬ и м5локЬ какЬ порохЬ бываешЬ. 


Агрикола БЪ кн: 2, гл: то. обЪявляешЪ „ чше при 
ГосларЪ 6Флой омергель находишся , кошо- 
рой. для лишья металлов вмфсню опокЪ 
употребляется. Такой же фурмовой мергель 
находится вр УпландБ близЬ Виби, и близЬ 
Упсаля при деревняхЪ ЭнсшадБ и Гот. 

ГЛА- 


ВидЬ 
32. 


$8 о) 48 (10956 
РЛАВА СЕДЬМАЯ. 


‘© рАЗНЫХЪ сортАхЪ смъитАННОЙ` сЪрудлдуи 
| ЗЕМЛИ. 


$. г. Описане рудныхЪ земель вообще. 

2. ОсолкихЬ земляхЬ вообще“ с ихЬ сортами , 
а ‘именно: 1) о купоросной?, 2} ‘квасцо- 
вой, 3) селитпряной ‚ 4) соляной‘ и 5) &Ъ 
алкалическою солью смБшанной землях, 

3. О! Фоныхь земля, 1) о горной смоли- 
сшой и 2) о (Брной, 

4) О металлическихЪ ‘земляхЪ', т) о’ гал= 
мейной ‘землБ , 2) желБзной вохрв, 3) 
мБдной вохрВ и кЪ ней принадлежащихЪ , 
4) горной зелени ‘и 5 } горнато глазура. 


$: г. 
Ошд5лен!е шрепие. 


СМШАННЫЯ СЪ рудАМИ ЗЕМЛИ. (Та 
таво 2ттега1е5 » Гегкае. сотройтае). | 

Вудная или сЪ рудою смБшанная земля 
есть та’ 5Ь коей находится такая машер\я ,› 
которая ВФ водБ или’ маслБ расиускаешся , 
или ‘шакая , которая по силазвкБ> сверьху 
выпуклистымр образом застывает. Бу- 
дучи шяжелВе землй ‘при вс®хф ехучаяхЬ 
сама собою‘ показываетр ‚, что вЪ ней ' либо 
соль , либо сБра и мешаллы содержатся. 


СЪ рудою см5шанныя зёмли принадлежат Ъ по 
большой часши кЪ`решьем у классу [тл; 2» 


р 


4 о 


р 


| 
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6. 4. №. 3.] ; и естьли шаюе земляные 
роды здБсь описаны бышь могуш , шо по 
шой же самой причин можно обЪ оныхЪ го- 
воришь вЬ описанйи камней, см5шанныхЬ сЪ 
рудою. Я с^Бдуя обыкновеню описашелей 
каменныхр родовЪ и рудокоповф ‚ кошорые 
для сихр земляныхЬ роловЬ опредБляюшЪ 
другое место ‚ оные здФсь описывашь не 
нам ренЪ ‚ а обЪявлю о каждомЪ вЪ своемЪ 
мЪфсшЪБ подробну вЪ шрешье@Ъ классВ; ибо вЪ 
прошивномЪ случа дважды бы описаны были, 
грер 

СОЛК!Я мили сб солью сиъшанпыя земли 
(Теггае /а!тае)) содержатЪ вЪ себЪ такую ма- 
шер!ю , которая вЪ водФ распускаешся ‚ и 
острой или Фдкой вкусЬ имБешЬ. ’Оная 
просшо называешся солью, и раздБляешся 
на слБдуюцие сорты ‚ а именно: 

х ') Кулоросная земля (Тата ийта хит 
ойса. ‘Тата хита Немое.) содержишЪ ку- 
поросЪ. (См: кл. 3. ошд. 1. 9 98. нум. 5. ). 

2) Кпасцопая земля ('Тета рита шит 
тату. Тата ашттагб ) содержишЪ квасны 
(см: кл. 3. ошд. т. 6. 80. нум. 2. ). 

3) Селитреная земля ( Гепа ДаЙта пито- 
Ла. Тета пити) содержишЪ селитреную ма- 
шер!гю (см: кл. 3. Оша. 1.5. 82. нум. т.). 

4. ) «Соленистая зельля ( 'Тегта айпа тинан= 
а, ТГетга тиласа ) содержишЪ поваренную или 
брусковую соль (см: кл, 3. ОШД, т, 6, 84. нум. 2. ). 

$) (5 землею смшанная алхалическаж 
9 ( "Тегта Дайпа пад. Матоп.) содержишЪ ал- 
калическую соль (см: кл. 3. ОШ. 1.6.86. нум. м 

° извБешно ‚ НаАХОДИШСЯ ЛИ красная `минераль- 
нал. или летучая соль, смфшаныая нЬсколь- 
ко 


4980) 50 (05% 
ко (Ъ землею шакЪ , чшобЪ оную безЪ огня 
отлдБлишь можно было ; шакже и о посред- 
сшвенной солкой и нашашырной землЪ еще 
и понынь шочно не изслЬдовано. 

ее 

СЪСЬРОЮ СМЪШАННЫЯ ЗЕМЛИ ( Теггае 
ирфигеае) наполнены бываюшф шакою маше- 
рлею ‚ которая вЬ маслЪ распускается ‚ а 
вр огнБ издает шяжелой запахЬ. Та- 
кой земли два сорша находятся , а именно: 

1) Горная с.молистая земля (Тета’ и- 
ито), которая горную смолу вЬ себЪ со- 
держишЪ (см: кл. 3. ош. 2. 9. 97. нум. = 

2) Сёрная земля ( Тата ЛИБитеа ) содер- 
жишЪ сБру (см:кл. 3. отд. 2. 6. го5. нум. 2.). 
КЬ которому классу надлежит причислять пту 

землю ‚ которая по шрени вф шемномЪ мф- 
стБ свЪтитф , и о коей рб. [Черн. вЪ 
предЪузБдомлен!и исшор!и натуральной Швед- 
ской упоминаетЬ ‚ чшо шакая земля при 
СтокгольмЬ находишся ›, о шомЪ еще и по 
нынБ не изврешно ‚ пошому чшо никто еще 
обЪ оной или о подобной ей не изслБаовалЪ. 
_ $. 4. | 

МЕТАЛЛИЧЕСК!Я или сб ‘металлами 

сиъшанныя зешли (`Теггае теа!сас. Осртае ) 
содержашЪ вЪ себБ шакую матерйо ‚, кото- 
рая по расплавкЬ ва поверьхности выпу- 
клистою фигурою застываешФ , и шяжелЪе 
земли ‚ шо есшь металлическая ‚ и все- 
тда какой нибудь цвфшЪ имфешЪ. Тая 
земли сущь сл5дуюния: 

т) Галмейная (Осфта Сита. Тата саати- 
на!) есптть шитауттровая вохра , и шиаушерв 
вр себЪ содержишЬЪ (см: кл, 3. Оша. 3. 9. .., 

Е 2 
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2) Железная пожра (ета Дет, 51.) 


есть осаженндя желЬзная земля (см:кл. 3. 
ошд. 4.6 119, ). 


3) М+дная пожра ( Осфта сир) есть 


осаженная мфль ‚, кЬ коей причисляюшся: 


а) Горная зелень (осфта сир чт) см: 


КЛ. 3, ОШД. 4.9. 121. 


Ь) Горная мазурь (осбта сирм саетшеа_) 


см: Кл, 3, ОШД. 4. 0. 121. 


Другой вохры найти сне можно ‚ кромф происхо- 


дящей ошЪ пхЪ самых мешаллоЕЬ, кошо- 


рые шо ВЪ себБ содержашф ‚ что ихЪ расшво- 


ряешЪ ‚ шо есшь всБ г металлы › которые 
в водЬ или отЪ легкаго (Фрнаго пара распу- 
скаться могуп! › и столько же разныхЪ само- 
РодныхЪ купоросовЪ находится, ибо вохра не 
мешаллЬ , но металлическая шокмо земля, 
4110 Оказывается, ежели нс вЪ водБ 
расшворены будушЪ. Посему крБико вЪ томЪ 
утверждаться должно ‚ чшо доколЪ кшо о 
происхожден1и нашуральнато купоросу ошЪ зо- 
лотпа , серебра» свинцу , олова и прочихЬ ме- 
таллоБЬ ясно доказать не можешь , до шЬхЬ 
пор спорить можно, чшо ошЪ сихЪ же ме- 
шалловЬ и вохра не происходиЪ. 


и но ии 


ГЛАВА ОСЬМАЯ. 


О ПЕСЧАНЫХЬ РОДАХЪ. 
Атепае. 


$. 1. Описане песчаныхр родов вообще; 


2, О песчаной пыли. 

3. О пловучемЪ или ключевомЪ песк$. 

4. О пыловатшомЪ пескВ ‚ ио разныхЬ она- 
го соршахь, 


Г 2 $. 
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6. 5. О глинистомЪ пескЪ 1) крупномЪ и 2) 
мЪлкомЪ, | 
6. О шрепелБ #1) (БромЪ, 2) желюомЪ, 85 

бЪломь ‚, 4) желшобБловашомь и 5) 
блЬАдножелшомЪ, 


б. т. 
ОшдЪлен1е чешвертое. 


КЪоному надлежишЪ ИПесохё ( Атепае), 
которой имфешЪ слФдуюштя свойсттга : | 

т) НеимфешЪ никакихЪ спязанвыхр 
между собою часшииЪ ‚ изЪ коихр каждая 
одна ошЪ другой отдФлена ; токмо иногда 
оныя вмфешБ ‚, яко слФпивиИяся находяшся. 

2) ОсязанемЪ чувсшвуешся крЪфпок , 
сухЬ и острЬ. 

3) ВЬ водЪ не распускаешся и не раз- 
мачиваешся ; напрошивЪ того частины она- 
то водою не вяжушся. 

4) ПришомЪ вЬ ней разбухнуть не, 
можеш шакЬ ‚ чшобЬ или Молымался или 
бы разширялся. 


ПесокЪ есшь не чшо иное ‚ какЪ мфлкой ка- 
мень, и вр разсужден!и его каменнаго свой- 
сшва и крЬпосши ош вышеписавныхЪ зе= 
мляныхЬ родовЬ дЪйсшвишельно за особливой 
родЪ оной почиташь должно. Хошя нБко- 
порой родЪ камня ‚ как аресвяной › и по 
большой часши опочисшыя каменья изЬ пе- 
_ску раждаюшся ; однако оной кЪ каменно- 
му роду точно причислить не можно, и для 
того песокЪ лучше КЬ послВднему ошаЪле- 
ню земляных родов причислиш8, и туш 

ему » 


5 2 
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ему › яко посредственное между, землянымЪ 
и каменнымЪ родами ‚› м5сшо опредБлить 
должно для слЬдующихЬ причинЪ ‚ а имен- 
но: 1) Песок имБешр общее сходственное 
свойство сЬ чешвертымЪ земляным? родомь, 
потому что камчи вырастают как ош 
песку , так и отшЪ землй [см: гл: 3. 9. 1.4 ] 
2) песокЪ и земля по большой части либо 
смЬшаны ‚ либо слоями находятися, по чему 
кажешся › Что ужё сама нашура оныя зЬ 
олинр классф совокупила. 3) Есшь родЪ пе- 


ску столь мВлокЪ ‚› что по видимому за’ 


каменной родЪ онаго почесть не льзя , но 
больше, кЪ земляному причислить должно , 
на примЪоЪ весьма пыловашой песокЬ , ко- 
торсй кЬ каменному роду ни мало не при- 
надлежитЪ, 4) рудокопы ‚ и друШе , кои 
вр испышанти минеральных шЬлр нЬсколь- 
ко упражнялись ‚ согласно почишаюшЪ пе- 
сокЪ за особливой родЪ земли. 


Неску суть слБдуюние роды: 
9. 4 
ПЫЛЬ ‚ лылопатой лесохб ( Агепа рише- 
мера. (Сагса Глина. Ршиз Ттрег. Ршшз 1ар1- 
@ит би [ссипда [решез атепае УТоойж. ‘Тетта атено- 


Ла [ги шит Лараит  атепатотит Арис. Тета ейсеа 


Ли Битиз етсеа. Авттептит). 

') Сосшоиш изЪ самыхЪ малЪйшихЬ 
Частинф ‚ кошорыя так мБлки, что едва 
ПримБшишь можно ‚ земля ли шо или ка- 
Мень ; д перстами чувствуется всегда острь , 
И сухой со всЬмЬ пыловатЪ бываешЪ. 

2) ВЬ огнБ шакЬ крфпокЪ ‚ чшо не 
Расплавливаешся. 

гз 3) 


ВидЪ 
33. 
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3) ВЪ крБпкой водкф и в прошчихЪ 
спиршахЬ не вскипаетшЪ, 

4) ВЪЬ водБ весьма мало подымаеш- 
ся , но и шо происходитЪ ошЬБ чрезвычай- 
ной мБлкосши онаго часшииЪ ; пришомЪ 
сЬ водою шакЬ смБщивается ‚ какр насто- 
ящая земля, сЬ такою шолько разноспию , 
что онЬ водою не размачиваешсяь 


Хошя вЪ разсужлдени мБлкости самыхЪ малБИ- 
шихЬ частиц онаго песку многе полагали 
его между рухлыми землями, и отЪ пе- 
ску отдБляли ; однако по тому ‚ чшо онЪ 
ВЪ вод не размачивается ‚ и мБлчайция 

‚ его частицы ыБсколько связаны вЬ водЪ осша- 
юшся , приличнБе его кЪ ролу песку причи- 
слишь разсудилось › а наипаче для шого , 
что свойсшва онаго СЪ нашурою песку 6о- 
ле сходсшвуюшЪ. 


942$. 


ПЛОВУЧЕЙ или жлзочепой лесожё (С4а-. 
меа торта , ппрёра 5 › риа ‚ @сат. Слагеа 
Вида. СЛагеа той; Таро. Тета Иипртеа Не! 


топе. Забшит [и агепа ВЧИету. Нетопх.) есть‘ 


бЬлая песчаная пыль, которая будучи 
весьма мФлка сухая не шолько ошЪ легкаго 
вФшру здуваешсея ‚ но и осыпаешся так 
слабко, что всякая положенная на сей песокЪ 
вещь глубоко вЪ него уходишЪ ‚ а сЬ водою 
такЪ мфшаешся., чшо нарочишо медленно 
на дно ошлягаешЬ, 


Ежели опокою ‚ ломаем или копаШемЪ вЪ 
землю опускаться станешь ,‚ то доидешь 
до 
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до такого пловучато или СЪ волою смБшан- 
наго песку , копюрой иногда и на поверьу 
ности зем^й находится , когда онф шеку- 
чею подземною водою на ружу вынесенЪ бу- 
дешЬ. По мн5ню нБкошорыхф ХимиковЬ 
сей СЪ водою смБшанной или ключевой пе- 
сокЪ есшь прямое основан!е всему земному 
щару ‚, и вода во всей нашурБ проходя 
сквозь оной прочищаешся ‚ шакже и вс 
проч!я минеральныя шла будто отшЪ него 
произошли $ по чёму шакой СЪ водою смБ- 
шанной песокЪ на ХаоЪ и на элементарную 
машер!ю перьгаго свБша походит , и для 
сей самой причины оной называешся (сина 
фи Нах [сипдата а адиа агепралете ога) ‚ не 
Упоминая о другихЪ его названйяхЪ ‚ кото- 
Рыя здБсь вычисляшь за излишнее почитаю. 
ВпрошчемЪ онЪ до шакой глубины вЬ землБ 
просщираещся ‚ чию долгимЪ опущеннымЪЬ 


ВЬ него шеосшомЪ дна достать не можно $} 


и ежели кшо ош неосторожности вЪ оной 
упадетЪ ‚ шо равнымЪ образомЪ , какЪ и вЬ 
водЪ › утонуть можешЪ безЪ малРишаго сопро- 
шивлен!я, и для щого посправедливости теху- 
чи.иб леско.мб его назвать можно. Смошри у 
Гелмонтша вр шрактат® о земляхЪ 2. на сшр: 
52. ипр: и вр сочинения о происхожден!и соли 
стр: б 7.5.15. 16. шакжеу Орвея вЪ гл: 8. на 
стр: бо. 65. МнБне сихЪ ХимиковЪ пространнбе 


‘изЬяснено у Урб: Гэрн: вЪ ошебш: и изЬ- 


ясн: кл: 2. стр: 348. и пр: 


6. 4. 
ПылОвВАТОЙ/ ПЕСОКЪ ( СЛатеа тор юш- 


$4715 ршистщета, СЧатеа ПегИз. Арена ДегИ5 Глпт.) 


Г4 состо- 


ВидЬ 
34 


ВидЬ 
35. 
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состоиттЪ изЪ шакихр частшицЪ ‚ которыя 
крупнфе и виднфе ‚ нежели ключегой пе- 
сокр ‚, а пришомр ве столь скоро здувает- 
ся, и хошя ‘кажется мушновашЪ ‚ однако 
не шекучЬ ‚ шакЬ чшо вр немЬ скоро пюо- 
нуть или вязнуть не можно БываешЪ все- 
гда нфкошораго иьбту’, кактя суть 

т) Желтопатой (21агеа Дет Шеа)), ко- 
птораго цвфшр иногда больше ‚ ‘а иногда 
меньше желшовашр ‚, и обыкновенно смф- 
шанр бываешр; ваходишся почии на всфхЬ 
пригоркахр. 

2) Сфропатой (ратеа ПегИ 57а’) боль- 
ше ср пылозатою землею смфшан, и ошЬ 
ого сФрЪ бываетЪ. 

3) Фурмопой лесохё (21агса [ег фирма) 
есшь бфловаш-ого ивБшу без всякаго ври- 
мфсу ‚ и когда кЬ лишью пруугошовляет- 
ся, то сухЬ бышь должен. 


Находишся и крупноватой соршЪ онаго песку ,› 
которой вфБтромЪ разносишся , и оп шого 
дфтучим5 или наноснымшб лесхомб. име- 
нуетшся ‚ какЪ по немЪ и слБдующей родЪ 
назваться имфеп!Ъ. 


6. 5. 

ГлИНИСТОЙ ПЕСОКЪ (СЛатеа атвИоа) 
бываетЪ смфшанЬ с глиною ‚ ошЬ чего 
чувствуется мягче ‚, но пришомЪ и песча- 
ныя частицы вЪ немЬ находятся. БываешЬ 
двоякаго сорту:: 

т) Ерулнопатой (агеа @иШо[а сгарог). 

2) Мулхопатой (Бата атрода Фепииг). 


5. 
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бб. 


ТрЕПЕЛЪ (С!атеа таитгага › софаеген, а[ре- вилЪ 


та. Тифеш. Стёа Пашерет. Тата 'Тпфуйапа) 
есть зашвердЪлой песошной родЪ ‚ собою 
крБпокЬ и шороховатр , хошя чувсшвуеш- 
ся ровен ; вЬ огнБ становимся крфиче , 
краснБешь и шемноватр дФфлаешся ‚ а при- 
шомЬ нБсколько муравишся. КЪ нему при- 
НадлежашЬ 

г) Сфрой треле,л5 (траа атегеа_) ‚ - КА- 
ковр бывает Африканской. 

2) Желтопатой (прав ше) есть са- 
мой лучшей и ровной препелЬ ‚ которой 
4ля полирован!я упошребляешся. 

3) Бёлой (пира аа) 

4) Желтой лопатой (тра Длиа ира). 

5) Баздножелтой (гпрёа риДкиа). 


ПримБч. т) Иногла находится неровной ‚ а по 
большой часши красновашой тарепелЪ ‚, ко- 
порой вЪ огнБ со всБмЪЬ шемиБешЪ или ба- 
тровБетЪ $ а иногда рухлой ‚ которой по 
внутреннему сложеншо его частей кажет- 
ся ошчасши  гусшр , но вЬ сильномЪ 
отнЬ для вмфшаннаго вр немЪ песку вЪ сше- 
кло претворяется. 

ПримБч. 2) бываешЪ иногда шрепелЪ ‹Ъ черны- 
Ми’, а иногда СР ‘желтыми струями или 
полосками , которой кЪ м\лова тему роду 
не принадлежит , чшо вЪ огнВ или ВР 
крЬпкой водкБ ясно оказывается, Однако 
всякой шрепелЪ желБзисшр ‚ а иногда и 
шакой бывает ‚ которой сверьхр шото 
А: золота вр себЪ имфешь Смотри у Ней- 
манна вр насшавл: Хим: гл: 34. стр: 1955. 


Г; При- 


| 
\ 
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ПримБчанте вообще о пыловатомр’ пескЪ. 


Есть шакой песокЪ ‚ которой по выщелочен1и 


и перегонкф никакого признаку не оказы- 
вает , чшобр вЬ’немЪ соль находилась. ВЪ 
песчаныхр буграхр содержащейся песокЪ на- 
рочишо смЬшанЬ бываешф сЪ крупнымЪ пе- 
скомЪ и хрящемЪ ;а по выщелочени и пе- 
регонк$ усмотрфшь можно ‚ чшо ВЪ немЪ 
нБсколько жирной алкалической шакже и 
КИСЛОЙ машер!и находишся , потому чшо 
щолокЬ ср распущеннымЪ серебромЪ желшо- 
ват ‚, ср фаловымЪ сирупомЪ зеленоватЬ , 
СЪ сокомЪ ‚ чшо изЪ подсолнечниковЬ , ине- 
премфненЪ ‚ а ошЪ крФпкой водки н5сколько 
мушенЬ бываешф ; ошФ двоенаго соку из 
сулемы гусшБешЪ и зерновашФ становится, 
шакф какф и ош распущеннаго серебра, 
шокмо ош Фаловаго . сирупа зеленфешЪ. 
Смошри Урб: Г1эрн: опыш: Химич: 1. ИЗЪ 


пыловашаго песку ‚, на котором растуш | 
нБкоторыя (Бмена и деревья › по перегонк е 
выходишр густой спиршр, на подобе спир- ь 
пту виннаго камня › шокмо’ весьма мало, * 


почему и масла не много. По выщелочени 
оказывается ‚ что сей песошной родЪ боль- т 
ше кислости вЪ себ содержишЪ , нежели 
вышепомянутшой перьвой. ИзЗЬ сего по спра- 
ведливости заключишь можно , что иакой 
песокЪ ошчасши < пыловашою землею см$- т 
шанЬ бываешЪ. Смошри гл: 3. 9. 5. Когда 
шрепель перегоняшь станешь ‚ шо напо® 
слЪлокЪ выдешф кислой и купоросоватой 
спиршЪ ‚ а вЪ шейкЪ решорты садишся на- 
шашырная соль, 


ГЛА- 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 


И 

г О КАМЕННОМЪ ПЕСКЪ. 

‚- Атепа. 

> - $. 1, О пескВ вообше. 

Ъ 2. О хрящб или хрящевомЪ пескЗ , ио его 

и троякомф сорщБ. 

о 3. О мБлкомр или жемчужномЪ песк$. 

)= 4. О неровномЪ жемчужномЪ пескЪ ‚ т) 6Б- 

о ломЬ › 2) желшомЬ и красновашомЪ 

-- неровномЪ. 

‹о 5. О глиммеровомЪ пескБ <Ф его сортами. 

р 6. О рудномЪ пескВ, ио разных онаго 

Г, соршазЬ. | 

Ъ, $. т. й 
о ох ПЕСОКЪ ,‚ КАМЕННОЙ ПЕСОКЪ ( Агеиа ) родь 6. | 
1 есть собране м$ЪлкихЪ видимых камен- М 
$ ныхЪ частийЪ , или состоишФ изЪф такого | 
р- каменнаго хряща ‚ кошорой в другихЪ = И 
Е классах и каменныхЬ родахЬ паки найши м 
ти можно, р 
ь- 

# Примфч. 1) О признакахЪ песку для различен/я 

ра онаго боле шолкованя не шребуещся ‚ по- 

й пому чшо вышеписанныя обстоятельства 


$- кЪ шому достаточны бышь кажутся. 
Примфч. 2) сей родЪ свойственно лесохб или ха- 


да 

0 менной лесок® (атепа Тара) называется ,› 
ой пошому что онр изЬ однихЬ шолько камен- 
р ныхЪ часшиир сосшоишр , и для шого ош, 


с^БдующихЪ оной ошафлить можно, 


$. 


ВилдЬ 
37. 


4, 

хрятшЪ ‚ или хрлялцепой лесожб ( Аиепа 
рагисий$ второприх птаедиййих. Эайиит_) состо- 
ишЪ изр крупных неровныхЪ камевныхЬ 
часшицЪ ‚, и раздБляенся 

т) на хрулной жрящб ( ЗаНит рагисшй 
тают), которой сосшоитЪ  изр полеваго 
шпапга, кварца и глиммеровой пыли, или 
изЬ мБлкихЬ каменных обломков, кои с 
дождевою водою не сшекаюшЪ. 


„Игрихола и И.илерати назызваюшр сей род 
песку мужесхимб ( Зарщит тащит) «Ъ тга- 
ком случаБ , когда сон СЪ глиною. см- 
шанф бываешр ; а употребляется СИСЙ для 


починки дорогЬ и плошинЬ. 


2.) Посредестпенной жр.ялцб (5Зарщит рагн- 
си 5 ттогЦиз) состоитр также изЪ полеваго 
шпапта ‚ кварца и дресвяной пыли, сЬ ша-= 
кою шокмо разноспию ‚ чшо оной 
и шекучею дожжевою водою уносищшся. 


мБлче э 


Такой хрящ. называешся женсхи.мб (а ит Ле 
тптит). 


3) ПТлатопой хрялиз (5байщит рагисшй 
Лраню/з_) состоитЪ изЪ однихЪ крупных и 
неровныхЬ шпашовыхр .зеренЪ. 


Шпатовой хрящф. находят шолько при мор- 
ских берегахЪ ; а прошчей не только при 
морБ , но и в рфкахЪ и песчаныхЪ буграхь. 
Крупной хрящф вЪ шбхЪ мфсшахр , гад онь 
находится ‚ употребляют вмфсшо песку. | 


оо ое с В 


ыыы мы ыы ыы ыы на 


4930 ) 6: (05% 
). 3 


ЖЕМЧУЖНОЙ или лерлолой лесох$ (Ате- ВидЬ 


па диатхой , рагисий5 веди тии. Атепа Ъо- 
та а) состоитЪ изЪ чисшыхр ›. блистаю- 
щихЬ ‚ посредственныхЪ ‚ весьма круглыхЬ 
и гладкихЬ кварцовыхЬ зернышек$. 

И сфы ы 

НЕРОВНОЙ ЖЕМЧУЖНОЙ ПЕСОКЪ (.4и- 
па диагхо[а Тепшог , ратисий5 апешан;. ^ Атепа тае- 
Чиа 5) сосшойшр изЪ мЬлкихЪ и по большой 
части остроугольныхЪ кварповыхЪ облом- 
ков‘, которые обыкновенно не сшоль чи- 
сты ‚, каковы бываютЪ зернышки просто 
называемаго жемчужнаго песку. Раздф- 
ляешся на слфдлуюцие соршы ‚ а именно: 

т) Бфлой неропной жемчужной лесохб 
(Атспа таециай сапа) находится вЪ н$ко- 
шорыхЬ м5ешахр при морскихЪ берегахЪ , 
и упошребляешся для чишеня посуды. 
Гош песокЪ , которой изЪ ключей вмЪешБ 
сЪ водою выбиваешЪ , есть самой чисшой, 
и для песошныхЬ часовЬ часшо ‘употреб- 
ляешся. 

2) Желтой и храснопатой неропиой же.и- 
чужной лесохб (Атпа таедиа! шеа) по’ боль- 
ШОЙ части в лошбинахЪ находишся ‚ ка- 
КовЬ напримфрЬ Шонской летучей песокЪ - 
кошораго вр шамошнихЬ м5фстахЪ очень 
много на поляхр бываешЪ. Сей соршЪ 


‚ШакЪ мБлокЬ ‚, чшо можно бы оной упо- 


требляшь для песошныхЪ часов ‚ естьли бы 
Только напередф от пыловашой землй и 
прошчаго <Ъ ним сифшаннаго сору’исправ- 
НО очисшишь, к. 


При 


38. 


ВидЬ 
39, 


ВидЬ 
40, 


93 о ) 62 ( ©5%* 

ПримБч. т) Хошя 6Блой и желшой жемчужной 
песокр Часто аля песошныхЪ часовф упо- 
требляется , Но не весьма кЪ шому способенЪ , 
потому чшо онЪ вр сырую погоду ошсы- 
р6вЪ пересыпаешся шише ‚ и часто оста- 
навливаенся › а вЬ сухую скоряе сыплется 
2 какой пПесокЪ для часов есшь самой луш- 
чей ; о шомЪ вЪ прюобщеши сей книги по- 
казано будешЪ. 

Примч. 2) Красной и 6Блой неровной жемчуж- 
ной ‘песок употребляешёя для Чищен!я по- 
Суды И для засыпания писем: 

$. 5. 

ГЛИММЕрОВОЙ ПЕСОКЪ (Айа таз) 
сосшойтфр по большой часпти из разнонвфш- 
ныхр блесточекЪ ; и н5фсколько мЬшаешся 
сЪ неровным жемчужнымЬ песком. Онаго 
суть слБдуюцие соршы: 

т) Бфлой глимимеропой Лесох8 (Агепа 
писст$ сапа) состоит либо изЬ бБлыхЬ 
жирных шалковыхЬ часшицф , либо изЬ 
бБлаго кошечьяго серебра. кошорой осшрь 
чувсшвуешся ‚ либо же изЪ селениша ‚ изв 
котораго гипс доставать можно. Такой 
песокЪ находишся вр ВензенБ вр Ганновер- 
скомЪ уЪздЪ. | 

2) Желтой гли.м.меропой лесохё ( Агена 
т1сатз шва’) бываешЪ ошчасши багроваго , & 
отчасти краснаго цв5шу › и состоитЪ изр 
кошечьяго золоша. НаходяшЬ оной вЬ Смо- 
ландБ при Мазьо, | 

3) Зеленой глиммеропой лесохб („Атени 
таз 945) состоишф изЬ зеленоватыхр 


жирныхЬ шалковыхр часшицЬ ‚ и нахо 
дишся 


—м° 


Зо ) 63 (056 
дишся в ЕгипшЪ. ВодвардЪ ВБ кашалогБ 
ископаемыхЬ тшФлЬ вЪ прибавл: на сшр. 3. 
ШОМ: 2. | 
4.) Черной глим.меропой лебохб ( Атена 
тсатз тра) сосшбишЪ изЪ черной блистаю- 
щей бленды ‚, и находишся вБ Виргинйи. 
У соду. 1. с 4-4. Также и вЪ Норвеми ( Брук- 
манЬ вЪ письмб пушеш. 46. 11. нум: 12. ). 
Примфм. 1) блисшающей Глиммеровой песокф вЪ 
крЬпкой волк ивБи свой шеряешЪ $ а мзЪ 
Смоландскаго › По. Налип!иИ крБикой ВОДКИ , 
паки получается неровной жемчужной пе- 
сокЪ безЪ цибшу. 
Примфч 2) Кшо Глиммеровой песокь и смБше- 
Не оНнаго точно изслВдовать хочетр ‚ шошЪ 
должен 1) всю смЬщанную СЪ нимЪ землю 
смывать до шЪхЬ побб , пока вода чистая 
СБ него сойдхешф , что вф промывальномЪ 
корышиБ учинить можно, -2) Промышой пе- 
сокЪ ьЪ другомЪ сосудБ сЪ водою мБшашь , 
дабы одинахя частицы ( Ботовепей ) какЪ 
сверьху шакЪ и снизу лучше вмБсийБ собра- 
лись. 3) Когда вода устоишся и сольешся у 
шо какр верьхнюю блистающую шакф и 
нижнюю часши особливо сняв. высушить, 
4) Высушенной глиммерЪ , кошорой обык- 
новенно › яко легчайшая машерия, по крБи= 
‘ком м5шани или движени на верьху 
осттаеттся , сыпатпь на положенную наискось и 
распростерттую бумагу ‚ на кошорой блест- 
ки осшанушся ‚ а прош я частицы. сЪ нея 
скашяшся вр подставленной сосудЪ. 5) Оное 
прололжатшть до ШЬХЬ порЬ; пока весь глим- 
мерЪ , которой всегда особливо СЪ бумаги 
<обирается ‚ ошф неску ошаЪлишся. 6) Та- 
кимЬ 


образомЪ вс частицы порознь прилБжно раз- 
сматриваны ‹, И какой каждая изЪ нихЪ на- 
туры , изслФдовано бышь можешЪ, 9‘ По 
сему узнашь можно сравнене между камен- 
ныхЪ часшицр , из кошорыхЬ глиммеровой 
песокЪ сосшоишЪ. 


9..0, 


Рудной ПЕСОКЪ (Атена тааШса) со- 
стоишь изЬ смБшанныхЬ мешаллическихЬ 
зернышекр и частиц ‚ а именно: 


Хошя сей родЪ собственно ‘надлежит до шре- 
пияго класса ; однако и задВсь онаго мино- 
вать не должно. 


1) Желфзной лесохф („Агепа Латга`) со- 
сшоишЪ. изЪ желФзныхЬ зернышекЬ ‚ кото- 
рой опишешся вЪ шрепйемЬ класс ‚, вБоид: 
4мЬ между желфзными рудами. 

2) Олопяиной (.Атепа Паппеа) есть со= 
бран!е малых ПиннграупеновыхЪ частини»: 
описан вЪ 3 мЬ класеБ 4го ошдфлевя при 
оловянныхЪ рудахЪ. 

3) Золотой ( Агепа аигга ) содержит ма- 
лыя золотыя зернышка. Смошри вЬ кл: 3 мЬ 
ошдФлен!я 4го в описанйи золошыхЪ руд. 

4.) Песожб. отб жипотины20б ( Агепа апта- 
5) содержишЬ вЪ себЪ нфчто шакое ‚ чшо 
кЬ роду живошныхЬ. принадлежишЪ. 


Сей родЪ имБешЪ свое приличное мрешо БР 
4мЬ классБ. 


5) Рахопииной лесожб ( Агена сопеасеа ) 
состоишЪр изЪ ломаных улишокЪ или рако- 
винр. ОнписанЬ вЪ 4мЬ класеф ошдфлен!я г го. 
ГЛАВА 


ч%3о ) 65 (05% 


ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, 
О КАМНЯХЪ. 


$. Т. О каменных родах вообще. 
2. О известныхЪ камняхЬ вообще. 
3. О ИзвесшномЪ камнБ. 
4. О швердомЪ извесшномЪ камнБ , и о его 
соршазЪ. 
$. О блисшающемЪ извесшномЪ камнБ СЪ его 
сортами. 


6. О зернисшомЪ ИзвесшномЪ камнб, и при* 
надлежащихЬ кЬ омому соршахЪ. 


КлассЪ вшорый. 
$$, 


КАМЕННЫЕ РОДЫ ( [.471465) суть швер- 
дыя ‚и по виду ихр часшинЪ кр$ико сзя- 


занныя шфлаА ‚ кошорыя имфюшЪ слБдую- 
ния общий свойства. 


г) Не шолько пальцами не расшира- 
ются , или ножемЬ не разрБзывающшся ,› 


но нБкоторые изЬ оныхЪ и пилою не ра- 
сшираюшся. 

2) ВсБ оные роды шакЬ шверды и 
Кр5пки ‚ чшо ихЬ ни ковашь ни вышяги- 
вашь не можно. 

3) ВЪ.водБ не размачивающся и не 
Распускаюшся. 

4) Также и вЪ маслЪ никакой камен- 
НОЙ родЬ шверже или мягче не дБлаешся. 


Примфч. 1) ВЪ разсуждени крБиосши разноспть 
каменьевь слЬлующую примбчашь надле- 
жир , а именно; т) иные суть рухлые , 
какЪ нркопорые шалковые каменья и пемза, 


ко» 


9бо ) 66 ( о5 
копорыя отчасти пальцами расптирать мо- 
жно. 2) Иные крЬпке ‚ как мраморЪ , 
жерновой камень и шому подобные ‚, кото- 
рыхЪ ничемЪ ‚, кромБ сшали и желЪза , об- 
шесывать , обхБлывать и разрубать ке льзя, 
3) друге нБсколько тверже ‚ какЬ шир- 
кибЪ , и нёкоторые кремнистато сложеня , 
кои одною шолько кррикою сшальною пилою 
обдВлываны быть могутЪ. 4) НЁкошорые 
весьма крЬпки ‚, какЪ кремни, яшмы , агашы 
и прошч1е › кошорыхЪ ни жел$зо ни сшаль 
не беретЪ ‚ но однимЬ шолько НнаждакомЬ 
облЬлываны бышь могутЪ. 5) Наконець са- 
мые крЬпчайцие каменья ‚ Как алмазы , 
яхоншы и прошче шому подобные ; ОАНИМВ 
только алмазнымЪ порошкомр шлифованы 
бышь могушЪ. 

ПримБч. 2) Каменья ломаюшр и находяшЪ вр 
различныхЬ видах , ибо нфкошорые добы- 
ваюшся слоями , другте тлыбами ; шакже 
и плишками или шариками , о чем при 
описан{и кажааго рода обЪявлено будешЪ. 


Каменные роды разд$ляюшся. на четыре 
главныя ОшдФлен!я: 
ОшдБлен!е перьвое. 

б. 8. 

ИЗВЕСТНЫЯ КАМЕНЬЯ (Т.4р4ев саит!) 
называются шБ , которые по обжигани 
вЬ пыль разрушаюшся ‚ а по смфшени 
сЬ водою или другою какою жидкою ма- 
пертею снова укрБпляются ; пришом 
так рухлы бываютЪ ‚ что ими огня вы- 
сФкать не можно. Сюда надлежашЪ сл$- 
дующие роды камней; 6 


|. и 0 — 0 - = 


460 ) 67 (95% 


6. 3. 
ИЗВЕСТНОЙ КАМЕНЬ ( Са[сагеиз (ар. Маг. рогЪ 9. 


тот Гиатеит — ПО\люзсог. Магтог гиёе. Тапа, 5а- 
хит сасатеит Авис). 

1) Самыя мБлкя частицы вЬ извест- 
номЪ камнЪ сшоль субиильны , что нельзя 
примбшить ‚ какую -они особливую Ффи- 
туру имбюшЪ, кромЪ шого, чию сосшояшьЬ 
ВЬ искрахр и мБлкой пыли. 

2) Есшьли шаюе каменья изломаны 
или разбишы будушЪ ‚ шо оные вЬ нере- 
Гулярные куски и углы распадушся. 

3) Хошя всякой Извесшной камень 
Кр$покр ‚ однако желБзомЪ и пилою оной 
легко расширашь можно. ОнЬ не поли- 
руешся ‚ за шЬмЬ что довольной кЬ 
шому крбпости и притомЬ никакихЬ чи- 
сшыхр и живых ивБтовЬ не имфешЬ. 

4) ВЪ воздухБ сам собою раздроб- 
Ляешся › только одинр родЪ ‘болыше и ско- 
ряе ‚ нежели другой ‚ или яснфе сказать, 
чБмЬ родЬ мЬлче ‚ шБмЪ онЪ скоряе разсы- 
Паешся. 

$) Когда жженой йзвесшной камень 
Тораздо отсырфеш , шо оной вЬ воздухБ 
самь собою вЬ пыль обрашившись разсып- 
лешся $ а сибшанной по обжиган!и .сЪ на- 
щатырнымр спиршомЬ издаешЬ шяжелой 
Уринной запахЬ, 

5) ВЪ крфикой водкб и вЪ другихЬ 
%трыхф спиршахр сильно вскипаешЬ , хо- 
я бы былЪ и не жженой. 

7) Обыкновенная его шяжесть ( 74- 
аз. ресфса_) состоит? прошивЬ вод! , какЬ 
№ КО 1600 ‚ или какЪ 281 ко 16о, 


4? $. 


ВидЬ 
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6. 4. 
ТВЕРДОЙ ИЗВЕСТНОЙ КАМЕНЬ ( Са[сате- 
из ратисий; тат. Сисатеиз аедиа И.  Саси- 
ш; Ию.  Олюбсог. Саер. Еосе]. )  шакЪ 
швердр и сложентемЬ своим плошенф, чшо 
частицЪ онаго не шокмо усмошрфшь , но 
и раздфлишь не можно. ОнЪ часто на по- 
доб1е чаш выпуклистыми кусками ло- 
маешся ‚ шакЬ что онаго отр простаго 
кремня отличишь инако никакр не льзя , 
какЬ июкмо огнивомЬ ‚ пилою ‚ или кр$и- 
кою гводкою. ВпрочемЪ бываеш> разныхЪ 


°ивфшовЬ ‚ а именно: 


т) Бфлой тперлой изиестной ха.мень 
(Сасатеих аедиаЫЙз состе ао). 

2) Офрой тпердой изпестиой камень 
(Сшсатей аедиа И 275) каковЪ находится п ри 
Фрезе вЬ ЭмпшландЪ ‚ вЬ УпландЪ и около 
Упсала. Есшь еше свБшлосфрой Извесшной 
камень ‚ каковь обыкновенно бываешЪ на 
пашняхр вр мФлкихЬ кускахЪ ‚ которой 
также выпуклистыми кусками на подобе 
чазир ломаешся › и во всемр св. шлосфрому 
кремню подобен. 

3) Тперлой изпестной хамень теиноже* 
лфзнаго цизту (Си сатеиз аедия Из Теттео сботе) › 
которой шакже при Фрезе ваходишкя. 
Другой темносфраго ивЪшу находяшФ при 
БрухзалЪ, которой какЪ кремень колешся › 
и сЬ онымЬ' сходсшвуешЪ. Зри о семф вв 
Королевской Шведской истори Академ 
НаукЬ вЪ части т. на сшр: 210. 

4.) Багропой тпердой изпестной ха-щенв 
(Сёсагеиз аедиа И; рирсиз). “Такой соршФ ивер- 


даго камня находишся вЬ Осмуншской на 
5 


< < мекжкон-* 
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вЬ РешвинскомЪ приход зЪ Далелантф. 
Смошри помянушой же истори вЪЬ части 
т. на 203. стр: Сей Решвинской известной 
камень вЬ нБкопторомЬ гралусБ огня вЬ 
сшекло прешворяешся ‚ чему кажешся по 
справедливости причиною состоишф см$- 
шенное сЪ нимЬ каменное масло и купоро- 
сная кислость. 


5) Красной тперлой изпестной камень 
(Сасатеиу веди ИИ; тифен ). 
6) Зеленой тпердой изпестной хамень 
( Сасатеия ‘ивдиИз опа), каковЪ бываешЪ 
рагской известной камень. 
7) Черной тиердой изпестной камень 
(Ссатеиз веда тре) также при ПратЪ на- 
ходишся. Можно почши сюда же причи. 


‚лишь и Фрезенской шемнЪИшей камень. 


8) Жилопатой и лолосатой изпестной 
хамепь (Сисагецз аедиа И чето]из). 


ПримБч. т) Находяциеся при м5сшечкБ Теплицб 
валяющиеся извесшные каменья КЪ сему же 
роду принадлежашф ‚ кои кЬ шмЬ сор- 
тамф причислять должно , на которые они 
цвршомЪ больше походяшЪ. Находящ!яся под 
землею вр кучБ каменья ‚ которые  безЪ 
всякаго сомнфи!я суть давные ошломки нБ- 
которой торной жилы ‚ рудокопы называ- 
ЮФ гегии или паляюлщимтися ка.теньями, 
по есть трудою збросанныхр вЪ одно мрашо 
каменьевЪ. 

Примфч. 2) ВЪ сем род ИзвесшныхЬ камней 
постороннихь или отшР другато ‘роду смБ- 
шанныхЬ каменных часшицф не ‘содер- 
жишся ‚ какЪ напримфрЬ глиммероваго не- 


дз су 


ВидЬ 
42. 
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ску и прошчихр, Когда оныя ‘вЬ. известь 


жечь будешь ,› то происходитЪ крфикая и 
йобрая_, но не всегда бЪлая известь, 


$, 5, 


бЛИСТАЮЩЕЙ —ИЗВЕСТНОЙ КАМЕНЬ 
(Сасагеих ратисш5 ДапиПаитиз. Сисатеиб |атийану ) 
ср небольшими искрами, какр будто сЬ м$л- 
кимЬ сБменемр или гипсовыми зернышками, 
кошорыя вдоль ‚ а иногда без всякаго по- 
рядку по’оному разсыпаюшся ‚ часшо сЪ 
другимЪ родомЪ, а наипаче глиммеромЪ см$- 
шанЬ бываешф, ошЪ чего онЪ цвФтЪ и фи- 
гуру перемфнную имфешЪ. рРаздЪляепкя на 
_ 1). Б%лой Члистающей изпестной камень 
( Сёсагеш УапнИаиз аи), 
2) Сёрой блисталющей изрестной камень 
(Счсатеи Ли Патз втИеиу). 
3) Зеленопатой блисталющей изпестной 
ха.мень (Сасатеиз ДапНИаи; оттаерену). 
4) Черной Члисталощей изпестной камень 
(Сесатецу ДетиЦан рег) › которой находятВ 
иногда в рудныхЬ желБзо содержащихВ 


ямахЬ и прошчихЬ мФфсшахЬ ‚ но шокмо 


оной в шБхЬ мфешахЬр несправедливо рого- 


вымЬ камнем называется. 


.5) Разноипутной Слистазтюлщей изпест- 
ой камень (Сасатеиг ртИШаиу чаек) , ко- 
порой часто несправедливо за мраморЬ по- 
читается › какр оное из описанвыхЬ 
свойствЬ слБдующаго мраморнаго рода усмо- 


ирфшь можно. 


6) Волнистой блистаклщей  изпестной 
хамень ( Сесатеиз ДаинЦа; хпашаги: ). 


7) 


$41 
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7) Полосатой Слисталолцей изпестной 
хамень (Ссатеиз ДапиЙаих гаги. Ссатеи; 4 
Рой хотеу) находишся слоями разныхЬ ивБ- 
товЪ. 


ИЗР сего известнаго камня самэя худая известь 
выходишЬ , пошому чио оной смЬшанр бы- 
ваешЪ СЪ посторонними каменьями и земля- 
ми ‚ кр сему роду ке принадлежащими. 


ЗЕОНИСТОЙ ИЗВЕС НОЙ КАМЕНЬ (С41- 
сатецз ретнсшв вре]. С@сагеиз тавциа РИ") ‚ ко- 
его частицы крупнФе и явсшвеныЪе , такЬ 
что ихЪ различишь можно, и имрютЬ 
свойство мфлкой шпашовой дресвы или гип- 
совыхЪ обломковЪ. Не рЬдко содержишр вЬ 
себ постороннюю машерю , кошорая изЬ 
особливыхф слоев состоит ‚ и при упо- 
птреблени его оную ошд$лишь можно. Та- 
Кой камень бываешЪ многоразличнато вида 


и ивБша ‚ шакже и не всегда одинакой 
доброты. Соршы онаго суть 


т) Б%.л0й зернистой изпестой хкаьмень 
(Сейсатеиз тасдиа И @физ ). 

2( Сфрой зернистой изпестной жамень 
(Сайсатеи; таеиа И вии ). 

3) Зеленой зернистой изпестной камень 
(Ссатеих тавдиаЙ и! отаерет ). 

4) Волнистой зернистой изпестной ха- 
мень (Са[сагеиз таедиа 5 хтдиииз), 

$) Полосатой зернистой изпестной ха- 
мень (Сисагсиз таедиа И Птаюи. Гар Сасатеш 

оузотге: ). 


ПримВч. т) ИЗЪ сего известнато камня дВлаеш- 
ся весьма бБлая и крЬпкая известь, 
д 4 'НримБч, 


ВидЬ 
43. 
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ПримБч. 2) Оной же употребляется при пла- 
вильныхр заводахЪ для лучшей расплавки 
РУдЬ ‚ а особливо ежели надобно будешЪ 
отЪ (Фры или СФрной матери во время 
Спларки руду. очистить ; ибо алкалическая 
известь всю с рную кислосшь вЬ себя вби- 
раешЪ. Во время недосташку сего извесш- 
нато камня употребляется кЪ сему 4Блу и 
другой извеспной родЪ. 


ПримБчане о ИзвестныхЪ кяменьяхЪ 
вообще, 


Прим$ч. т) ВЪ такихЬ горахЪ , изЪ кошорыхЪ 
известной камень еще не добывался, , пючно 
усмотр6ть можно , какЬ блистающей из- 

` вестной камень нБсколькими слоями ‘ ош 
воздуха разрушаешся: изЪ чего совершенно 
Заключить можно , чшо онЬ смЬшанЪ с. 
такою постороннею машерею , которая кЪ 
оному со вФмЪ не принадлежит, 

ПримЪч. 2) По ХимическимЪ опышамЪ изьст- 
но, чшо известной камень Один родЪ про- 
тшивф другаго неравны бывают; ибо по ие- 
Редвоен!и иИзвестныхЪ камней ‚ выходишь 
изЪ нихЪ шакой сокЪ › которой ошЪ одного 

| [Рода иИзвесшнаго камня ФИалковой сироп 
‘краснато цвБту дВлаешЪ , серебряной рас- 
творЬ осаживаетЬ › И ошЪ распущенной вЬ 
крБикой водкЪ ритупти сулема происходишЪ $ 
(5% таг ) ; напрошевЪ шого ош другаго рода 
Иззестнаго камня по перегонкЪ флалковой си- 
РопЪ зеленовашой цвБбиф пол чает , сереб- 
ряной растворЪ садитпся благо цЕБту , а мБд- 
ному чрезЪ кр5икую водку заБланному раство- 
рУ придается тусшовашой водяной цьфшФ. ИЗЪ 

| чего 
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чего усмотрЬшь можно › чтб вЪ извёсш- 
ных камняхЬ соляной спиртЪ’ находится , 
кошорой и кромБ’вышеписанной  перегон- 
ки чрезЬ купоросное масло изрядно выде- 
сшиллироваЪ быть можешЪ. Также чрезЪ 
‘Чи опыты ‘усматриваемЬ , что вЬ извесш- 
ныхр камняхЬ ‘земляная алкалическая Соль 
находится , которая’, вЫ ‘нВкоторыхЪ ро- 
дахЪ сего камня летучая бывает, и боль- 
ше оной содержится ‚ такЪ’что во время 
перегонки ‘и она’ вмБешЪ ‘перегоняешся , 
а иногда нЬсколько солка становишся , и 
крБико загустеЪ ВЪ шейкЬ реторты оста- 
назливаешся Зри о семЪ у Фридерика Гофма- 
нна ВЪ рассуждени о шеплицахЪ КаролинскихЪ 
ГЛ: 4. 0, 2, иу Генкеля Арриор. сптр : 126. нум: 
4: ЕрЬ.- гл: 57 сшр: 325. и проч: Иногда ся 
соль вмрешб вытоняешся и соединяется СЪ 
передвоенною мокротою , ош которато ф1- 
алкопой сироп и мБдной растворЪ зеленой 
изБеф получаешЪ ‘и шакЪ далБе. Есть 
еще особливой родЬ извесшнаго камня , 
вр. коемЪ находящаяся алкалическая ‘соль’ вр 
оки стойт нисколько. долЪе и тверже ‚ и 
прежде не оказывается › какф пбслЪ жженя 
и. заморен!я известшнаго камня $ ибо шогда 
ОМ подымающихся паровр Ф!алковой си-. 
ропЪ зеленымЪ дЪлается ‚ и садишся суле- 
ма (Зи маг) оранжевато цу. ИЗЪЬ сего 
явствует ›, для чего сфя изр известныхЪ 
камней выдвоенная жидкость перемЁияеп- 
ся, и чшо извесшныя каменья неравзна- 
и неодинакаго свойства, СверьхФ сего 
во время жженшя извести обоняшемЪ чув- 
Сщвовашь можно ‚, Что вр извесшныхЪ ка- 

4$ меньях» 
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меньяхЬ находишся нБкошорая сБрная или 
смолисшая машеря, 


ПримБч. 3) Кажешся ‚ чшо изЪ вышеписаннато 


примБчанйя причину познать можно , для 
чего один родф известнаго камня вЪ лег- 
комЪ ‚ арутой вЬ сильномЬ огнф ‚ а шрешей 
вовсе вЪ стекло не прешворяешся › а имен- 
но смЬшанная лешучая соль ‚ которая обще 
СЪ солянымЪ спиртомЪ . во время жжения 
нашашырь дБлаешЪ , и оной перемфшавщись 
СЪ неморенною извесптью шакую смЪсь про- 
изводишЬ , которая не токмо. сама вЪ огнБ 
пловуча ‚ но и всБ не скоро расплавливаю- 
цияся вещи плавишЪ и вЪ сшекло обращаешь. 
ВЪ огнБ посшоянной нашашырь ( 54] аттота- 
бит рхит) оное ясно доказывает , чпо онЪ 
ош шакого солянаго спирша см5Ьшаннаго 
СЪ известью расилавливается. По сему не- 
справедливо утверждают , будто извеси- 
ной камень вЬ сшекло плавится, чето одна- 
ко никогда не бываешЪ ; ибо известь сама , 
не ошсшавая от солкой машер!и ‚ кажешся , 
будшобы в стекло претворялась ‚, но 
оная шокмо БЪ сшеклЪ вм5шанна ‚ ошЪ че- 
то происходишЬ , чшо сшекло составленное 
СЪ известью , со временемЪ не чисто ‚, на 
молоко похоже , и шемно дБлаешся ‚ какЪ 
бы запылилось. ВЪ шакомЪ случаЪ ВИЛНО › 
сколь нарочипо известь вр стекло пре- 
тштворилась. Наипаче сомнБваться не надле- 
жишЬ , чтоб алкалической соли очень ‘мало 
вЬ извесии находилось ‚ для того что когда 
оную часто вЪ довольной вод вышолачивалить 
станешь ‚ по усмошришь › что ВЬ такомЬ 
известномЪ камнВ › которой вЪ огиБ пла- 
ВИИСЯ › 


Зы 5, > — 
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вишся , половина и едвали не болВе протпивЪ 
земли соли находишся. ПротчежЬ камни , 
которые в огнЪ не расплавливаются , не 
столь много соли вЪ себ содержатЪ, А 
чию ифкотшорые роды ИзвесшныхЪ камней вЪ 
стекло обращаются ‚ шо кЪ сему спочоб- 


спвующф включенныя. вЪ нихЬ другихЬ |о- ` 


довф камни ‚ которые кЪ извесшнымЪ кам- 
нямЬ не принадлежашЪ , каковыхЬ вр од- 
номЬ род болБе ‚› нежели вЬ другомЪ слу- 
чаешся. 


ГЛАВА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ. 


о Мрамор 
Магтот. 


$ т. О мраморЬ вообще, 
2. О одноцвБшномЪ мраморБ и его соршазЪ. 
3- О испещренномЪ мраморБ и его сортахЪ. 
4. О разцёФченномЪ или фигурованномЪ мра- 


морЬ сЬ его сортами. 


бт, 


мраморъ { Маттог ии4ит Тапа. ), 

1) Часшицы вЪ мрамор сушь м$лки 
И мягки, и ни горбковЬ ни хрящу вЬ немЬ 
че находишся. 
2) При разбивкЪ ошскакивающЪ не- 
Регулярные или многоугольные куски. 

3) Хошя онЪ крБпокЪ ‚ однако сталью 
Расти раешся ‚ и по полировкЪ, гланейЪ из- 
Завет; пришомЪ высоке и чисшые ивбшы 

4) 


родЪ $. 


ВидЬ 
44. 
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4) Хошя’ всякой ‘’добышой мраморь 
по выбран!и онаго ‘изЪ ямр на воздухБ 
кр5иче становишся , нежели каковЪ вЬ го- 
РЪ былЪЬ ; однако удобнфе прошчихЪ кам- 
ней разсыпаешся ‚ есшь ли н5сколько вре- 
мени на воздухЪ лежаль. 

5) ВЪ огнф мраморф отшЪ Извеситнаго 
камня ни ЕР чемЬ отмфны не имБешЪ. 
Сиошри гл: то. 9. 3. нум. 5. 

6) РавнымЪ образомь и вр кр$икой 
водкб тшаковЬ же ‚, какЪ Известной камень 
бываешЪ. Зри гл: 10. 6 3. нум. 6. 

7) Свойственная онаго шяжесшь про- 
тивЬ вод сосшоишф какЪ 2718. кЬ тооо , 
ИЛИ 270 КО 100. 

Хошя свойства мрамора отчасти сушь шфФ же 
самыя ‚ которыя известной камень имБешЪ ; 
однако для лучшаго знан!я и обЪясненя 
оныхрР ‚ шакожр и для обЪявленныхЪ вЬ сей 
тлавр вЪ ©. 1. нум. 1,3, 4 и7, ошмЬнныхЬ 
онаго свойств мраморной родЪ ‚ какЪ особ- 
ливой ‚ здЬсь описываешся. 


5. 2, 


Мраморные роды сушь многочислен- 
ны за для знания че боле оныхЬ пошреб- 
но ‚ какр слБдующе: 

ОДИНАКОЙ или одноиптной ираморв 
(Мато поют) бываешФ одного высокаго И 
живаго ивфша. Соригы онаго суть 

т) Блой мрамор8 (Маттог осо ог @фит. 
Гар Раниз. Глусфииез. Гар; Гуват. РИпи) на- 
ходился полупрозрачной ‚, и до сего време- 
ни РЬие: РИрй или Таз именовался ; и 

непрозрач* 


"чм мыл вы ны Л. 
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непрозрачной ‚ названной по иФмЬ самымЬ 
мБсешамЪ ‚ гдЪ оной добывали ‚ какЪ [05 
Согайси;; Гар Агабси;; Сьегийез и проч: 

2) Черной мра.морб (Маттог отсоот твтит. 
Магтог Тастагит. Маттог Гисийеит. Гар Гуфи) 
кошорой имфешЪ двоякое свойство ‚, а имен- 
но: иногда ошф шрентя худой запах из- 
даетр ‚, и вЬ огнф вЪ 6бФлую известь сожи- 
Гаешся ‚ а иногда бываешЪ рухловашЪ , и 
отр шрентя худаго запаху не производит. 
АЪлаюшр изЪ него оселки. Черной ивБшЪ 
получаешфЬ ош н5кошорой смолисшой ма- 
тшери ‚ которая есть причиною худаго 
запаху, происходящаго ошЪ всякаго черна- 
го мрамора. | 


Тверлой черной мрамор каменнотесцы называ- 
юшЪ тузе@ , кошораго для крЬпости на 
оселки упошребляшь не можно. 

_'3) Желтой ‘траморв ( Маттог ото 
Лаиит. Магто’ бегашйапит Сае р. Рьепойез Авис. 
Мии4кит) ‚ кошорой не смотря на желтой 
онаго ивфшЬ , вЬ огнБ вЬ бЬлую известь 
образцается. 


Желтой избшЪ по признакамЪ зависит ошЪ 
летучей кислости ‚ потому чшо когда 6Ъ- 
лой мраморЪ крЬикою водкою смочишь ‚ то 
ЗАБлаются на немЪ- желтыя пёшна. ПримБ- 
ромф шому служишЪ рос@йской 6Ълой из- 
вестной камень ‚ кошорой когда на солнц 
долго лежишЪ., шо желтф сшановится. 


4) Красной мраморб ( Маттог отсоот гиф 
› ти/ит прегай), коего всф роды по мн5- 
ню 


тит 


ВидЬ 
45. 
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ню писаллелей принадлежашр к яшмБ э 
какр багрянеир , а отчасти состояшЪ изЪ 
см5шанныхЬ ивбтовЬ. Можно сюда при“ 
числишь и Регенсбургской красной мраморь, 
о которомь Кеншманф упоминлешЪ. 

5) Темнойгропой „праморб ( Магтог < 
соот пифит. Маттое Мит@сит ). 

6) СФрой ‘мрамор ( Матог «тег У спе- 
ит. Маттог. Раит тит) бываешЪ свЪшло и 
шемносфраго изфша. 


Кеншманф вЪ описан и ископаемыхЬ шЬлЬ обЪ- 
являешр о СБромЪ мраморБ ‚ находящемся 
в ГилдестеймЬ., кошорой ‘пахнет. жже- 
ным рогомЪ. 


7) Зеленой „ира.морб (Магто" отс0ог © 
и14е. Тет4еИо Сер. ШаЙае). 
$. 3. 
ИСПЕШреннОй мрАМОрЪ (Маито" чае 
саит. Матог тасшойт. Авис) состоит изб 
описанныхр цвшовЬ одноцвфшнаго мрамо-= 
ра, вЬ коемЬ вмБшаны разныя пяшна или 
жилы, КЬ оному принадлежашЪ 
1) Б®лой ислещренной камень (Матти 
хатесит афит Маттог сап@4ит тасийб че че- 
пб @тЯцт. Авис) по бБлой звемлЪ имфеш® 
сФрыя и другаго пвфша пяшна или жилы, 
_ 2) Черной испелцренной траморб ( Магто! 
затерщит тртит. Магто Айлсапит. Магтог Са 
гаденр. _Рагавоне Сае[ р) имБетЪ мФфсшами 6Ъ- 
лыя › желшыя ‚ красныя и другихЬ цв- 
птовЬ пяшна или жилы. 


о АфриканскомЪ бЬЪломф и черномЪ мраморБ 
примБчаль вадлежишФ ‚ чию черныя пйптна. 
ь вр 
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ВЪ сшекло ‚ а бБлыя вЪ известь прешворя- 
ются. Ежели бы наши 6бВлыя и шемныя 
полевыя каменья полированы быть могли , 
то бы можешЪ бышь ничемЬ ошЪ сего Аф- 
риканскаго мрамора. не отстали. 


3) Желтой ислещренной ‚ира.морб (Ма- 
то" чатекишт Даиит. Магто Роба бани) нахо- 
йился какр сЬ красными пяшнами ‚, назы- 
ваемоЙй лорта занта ‚ шакЬ и ср бБлыми. 
МожетЪ бышь ‚ что и сЪ другими пятна- 
ми наЙдешся: находили шакже и сЪ 65- 
ми жилами, 

4) Красной ислелцренной мраморб ( Ма- 
тор хачераит тфтит) находишся ср бФлыми , 
желшыми ‚ черными и другихЬ ивфшовЬ 
пяшнами и жилами. Смошри у Брукманна 
85 письмф пушеш: 34. Кеншм: вЪ описан!и 
ископаемыхЬ шБлЬ. 

5) Багропой ислелиренной ира.морв (Мч- 
то’ чапераит Пы4ит. Магтог Г.е}ит) шакже 

_& красными › сБрыми ‚ черными и другихЪ’ 
цвфтовр пяшнами и жилами находишся. 
Смотри у Брукманна тамже. 

6) Сфрой ислещцренной ираморб ( Магтов 
аперашт Гелеит. Магто Маги сит. Магтоге 
Митасит) бываешЪ сЪ бЪлыми , желшыми , 
красными, и можеш бышь еще и другихЪ 
ЦВЪтовЬ пяшнами и жилами. Мармириш- 
(Кой мраморЪ имфешЬ черныя , а Нумид- 
‘Кой желтыя пяшна. 

7) Зеленой ислезцренной ира.морб ( Ма- 
ТОР ‘уатекит ое. Маттог Гаседаетонсит. Маг- 
20" АиеиВить Магтог Гасошсит. Маттог Тенит. 

Бун, „Асонз) бывает сЪ разными пяшнами 
и 


ВидЬ 
46. 
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и жилами. ВЪ КолмордскихЪ мраморныхЪ 
ямахЬ в Осшергиллен$ находится «Ъ 6Ъ- 
лыми ‚ сфрыми и желшыми пяшнами или 
жилами. 


КЬ желтому испешренному мрамору прежде се- 
го. причисляли всегда и серпеншинной ка- 
мень ‚, Покмо оной надлежишЪ кЪЬ роговымЪ 
камнямр причислишь ‚, очЪ же и В огнБ 
крёпко сшоишЪ. 


8) Полосатой ‘мрамор ( Маттог хат- 
егашт  Лтаорит.  Магттг  Раухота;) имфешЪ 
одинр слой или одну полоску надЬ другою 
разныхЪ ивфшовЬ , а по большой часпти вЪ 
немЬ находишся кремнисшой и кварновой 
родЪ. | 

р: 4 | 

ФИиГгуровАННОЙ мрАМОРЪ ( Маттог $- 
ригиит. Маттог итае тидитеи я отпйит_) пред- 
сшавляешЬ всяк1я изображен1я на подобе 
живописи ‚ кь коему надлежишЪ 

т) Флорентинской мрамора ( Магтог }- 
хигиит  Е1отеинтит) представляетЪ раззорен- 
ные города ‚, замки, башни ‚ гбры и шому 
подобное. 

2) Гессенской счирамор8 ( Маттог фрига- 
ит  Нарасит) представляет изображен!е 
дерев и мЬлкаго хворосшу на подоб1е жи- 
вописи. 


ПримБчантя о мраморЪ вообще. 


ПримЪч. т) Не всякой мраморЬ одинакую швер- 
досшь имфешЪ , но нфкоторые роды онаго 
суть 1) шакЪ мягки ‚ что кЪ р$Фзной и пюо- 


карной рабош способны $ 2) иные такВ 
крЬпки › 


| 
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крЬпки ‚ чшо не шокмо из нихЪ ничего 
почить не льзя , но и СЪ великим шру- 
домЪ едва разрзаны и разрублены быть 
могушЪ. 3) Друме хрупки и зернисты , 
которые во время рабошы легко ломаюш- 
ся, и отЪ шого называюшся (147т07@ 5Тапи- 
41а) зернистьмб ‚ира.моро.мб. 4) Проще 
бываюшЬ$ посредстшвенной крЬпосши ‚ копю- 
рые ко вякой рабошВ годны ‚ и почиша- 
юшся За самой лучшей смраморб (тагтота 
порога ). 

ПримБч 2) багливЬ вЪ книтВ о растущихЪ кам- 
няхр очевидными свидбщельствами дока- 
залЪ ‚ чшо мраморЬ шакже вновь прира- 
стает ; чего ради о шомЪ болБе упоми- 

. нашь здБсь не нужно. Смошри гл. 2.5. 2. 
примЪч. нум. 2. 

ПримБч. 3) По ХимическимЪ опытамЪ извреш- 
но ‚ чшо мрамор имБешЪ сходсшво СЪ из- 
вестпнымЪ камнемЪ [смошри прим$ч: о из- 
вестныхЬ камняхЪ вообще нум. 2.], шокмо 
вр мраморБ летучей соли меньше ‚ нежели 
ВЪ извесшномЪ камнБ, а напрошивЪф того 
больше вЪ немЪ <фрной и смолисшой маше- 
р!и содержится , отр чего и частицы она- 
ГО крБиче ежду собою Ссоединяюшся Б 
лице на мраморВ лучше бываешЪ., ОнаяжЪ 
СБрная и смолистая машер!я смЬшавшись СФ 
нБкоторымн металлическими парами раз“ 
ных ц'финыя фигуры вЪ мраморБ произво- 
дишЪ ; из чего примфчаемь ‚, что вЪ 
шбхЬ мрсшахЪ ‚ таБ множесшво смоли- 
стой машер!и с поваренною солью или мор- 
скою соленою водою вмБоетВ соединяющся ы 
какЪ вЬ Итали ‚, преизрядной мраморЪ на- 

ходишся 


ИИ 
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ходишся , что самое и причиною соспто+ 
ишф ‚ чшо шакой мрамор запах имрёнЪ, 
Смотри гл. 11, №, 2 нум. 2 


ПримБч, 4) ВЪ разсужден!и равномфрнато коли- 
чества оныхЪ машерй (сизгё ии а)) › иЗЪ ко- 
торыхЬ какб мраморЪ шакб и известной 
камень составлены , шакже и одинакаго ихЬ 
свойства ‚ Что оба (Ши роды БЪ известь пе- 
режигаюшся ‚ справедливо Закл ЮЧИШЬ МОЖНО 3 
что какЪ мрамор так и извесшной Ка- 
мень ош иБкотшорато мВловатпато рода проз 
исходяшЬ ‚ или лучше ош> такой земли } 
вЪ кошорой мергель содержишся ‚, кЪ чему 
способсшвуетЪ примБшениая алКалическай 
лептучая соль иногда ВБ большемЪ, иногда вВ 
меньшем кбличествЬ 3 Шакже поваренную 
соль содержащая машер!я , и сБрная и смо- 


лисшая жирность ) которая все оное вяз. 


жешь , а иногда СЪ сими машерями и ме- 
таллическте пары соединяются, 


ГЛАВА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ. 
О ГИПСЪ.. 


Сур/ит. 


$. т. О типсБ вообще. 

2 © алебастирЬ ‚ и его соршахЪ, 

3. О гипФ разныхЪ соршовЪ, и о Люнебург^ 
скомЬ фарфор. 

4» О гипсовыхЪ хрусталяхЬ или типсовыкР 
друзахЪ разныя фигуры имфющихф. ‹ 

5. © селенитЪ и его сортазЪ. 

6. О слоистомЪ хгипсБ сЪ его соршами. 


м мы р 


г 


кр 
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$, 7. О спруйчапюмЪ типсБ 1) 0 ам!антова- 
пом ›и2) о слоевашыхЪ квасцахЪ. 
8 О прозрачномЪ гипсБ. 
©. О аяющемЪ или болонскомЪ камнБ. 
1с, О почковомЪ камыБ. 


6. т. 

ГипСЪ (Сурит. Магтог рках Тдоп.). родЪ о. 

') Частицы сего каменваго рода со- 
стояшЬ вЪ непремфнной фигур, хошя 
оныя неё всегда Ясно видфшь можно. Они 
бывают или ромбоидалическля или ша- 
Розатыя › или продолговатоплоскя (1атсШо- 
ме), или на подобйе нишокЪ. 

2) Гипсовыя каменья ломаюшся нере- 
ТГулярными шшуками или плишками ‚ или 
на подобе нишок$. 

3) Что касаешся до швердости , по 
оныя по большой часши шакЬ мягки быва- 
юшф ‚ чшо ихЪ пальцами расширать ‚ или 
по меньшой мЬрЪ ножемЬ рфзашь можно ы 
и для сей причины они полированы бышь 
не могушь. 

.) Гипсовой камень вЪ огнЪ обож- 
женой , И пошбмр водою смоченной нарочи- 
шо швердЬ бываешЪ. ВпрочемЬ онЪ сыраго 
воздуха мало вЬ себя тянет, и ошЪ онаго 
не разгорячаешся ‚о но остаешся на возду- 
хХЬ нерушимф ‚ шакЪ какЪ и пбелЪ обжи- 
тая в шомЬ же сосшоян!и пребываешЪ. 
Вонючими спиршами нашершой уриннаго 
запаху не производишЪ › кромЪ алебастира, , 
кошорой из сего выключаешся. 

5) Сырыя гипсовыя каменья вЪ крфп- 
КОЙ водкБ и в пруток кислыхЬ спиршахЬ 

2 не 
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не вскипающЪ ; напротив шого алебастрь 
обожженой нФсколько вскипаешЪ. 
6) Свойсшвенная шяжесшь гипсоваго 
камня нЪсколько неравна ‚ какР о томЪ 
при описанйи каждаго рода обЪфявлено бу- 


дешьЪ. 


НФкотпорые писатели шак!я гипсовыя каменья 
отчасти кф мрамору ‚ а отчасти кЪ шпа- 
шу причисляют ; однако пристойнРе ка- 
жешся сей родЪ БЬ о‹обливой главб описашьь 
потому что мноМе изЬ помянушыхЬ двузЪ 
родовЪ различныя свойства имЪфюпЪ, 


6.25 

АЛЕбАСТРЪ ( Суре рагнеи! ттт ‚ рине- 
ив ппеп;, рОИитат айтинепу. ‹афайгит ) состо- 
ишр изЬ небольшихЪ м5лкихр ва поло@е 
точек блистающихЬ частипр ‚, к поли- 
ровантю способен ‚ шолько не шакое лице 
даешЪ , какр мраморр. СверьхЪ шого’ ‘ош 
мрамора ошличаешся шфмЬ ‚ что частицы 
онаго мягче ‚, мЬлче и шаровашЁе , при- 
шомЪ бывает сыровашф › вр крфпкой 
водкБ не вскипаешЪ ‚, и не так плошенр ,› 


‘как мроморЪ. Будучи обожженр и на- 


тершЬ нашашыоремр не только запахр 
имБешр , но и в кр5пкой водкФ вски- 
паешЬ; а когда его не обжегши водою смо- 
чишь ‚ Шо онЪ не зазивердФетр ‚ но на 
известной камень похолишь будеш. Свой- 
сшвенная лияжесшь онаго прошивЬ воды 
состоитЪ какЬ 1872 кЪ 1000. ОнЪ раза$- 
хяешся на 
1) Б%лой алебйстр8 ( Ашфадтит саптсанз). 
2 


Ь 
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2) Булой алебастрё сб черными храли- 
нами ( АлафаЙтит сапсапу тасий; тт). 

`з) Краснопатой аллебастрб ( афадтит ти 
[Е/сену. Опусвиез) имфешЬ запахЬ , и вЪ крфи- 
кой водкБ, или передвоенномЬ уксусЪ на 
подоб!е сфрной Лечени (Нераг Шфьи;) зеле- 
нБешЬ ‚ а с уксусомЬ желиЪфешЪ. 

4) „Я лебстритд ( А!ададтит ити орасит. 
Сур/ит ›ерошт › Цио4 татгтог! 2тод0 пИер вр тисат. 
Кепым, ЭсВецсЬ2. Магтог аарайтиех. Арис.) еспть 
нЬсколько шверже и плотнфе ‚, и пришомЬ 
не прозрачен $ впрочемЪ во. всемЪ сход- 
сшвуетЪ сЪ алебастромЪ. 

62:5 

гипсъ (Оур/ит рагисий5 рагаПерреде е 

8005 сопстеит. Сурит) сосшоитЪ из про- 
долговашыхЬ чешвероугольныхЪ часшицЪ , 
плотно между собою связанных , чшо 
усмотрБть трудно. Он ош шпаша разн- 
сшвуен > вр шомЬ , чшо гипсовыя частицы 
никогда совершенной ромбоидалической фи- 
гуры не имфюшЬ ‚и не кубиками ломаюш- 
ся ‚ но больше слоисты ‚ шиферовалты и 
чешуйчашы бываютр. КЪ полирован1ю не- 
тоденЬ ,’и лица не даешф $ а когда его 
обожжешь и истолчешь , шо в крБпкой 
водкЬ н5сколько вскипаешр. Свойственная 
шяжесшь онаго прошивЪ вод состоишЪ , 
какЬ 100 ко 100. РаздЪфляешся на слБду- 
юние сорты: 
1) Крулнозернопатой гилсё (Суф/ит рат- 
Исшз тают тои’) состоитЪ изф круп- 
ныхЬ часшинф ‚ кошорыя однако мягки и 
РУхловашы ‚ шакф чшо пальцами оной 
“В0бодно растерешь можно, 


Ез 2) 


ВидЬ 
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2) М+.лхой зернистой гилеб (Суфит раг- 
сиб ттогфиз аитит) так’ крБиокЬ ‚ чшо 
едва нфсколько пальцами отшереть можно, 
и состоишр из мБлкихЪЬ часшивЪ 


3) Шесчаной блистазощей гилеб ( Сур]ит 
агепатит. Гар атепатиу. Втйскт. Ер. Иш, ХЬУИ, 
УТ, 14.) называешся по пому , как бы онЪ 


изЪ песку или песчаных часшииь сосптоялЬь 
[тл: о. 6. $5. нум: т, ), 


4) „Ч юнебургской фарфорб ( Сур/ит т ине 
ито аФфо обЧидит. Сур/из панииз [ем ротсеЦапа [м- 
периктса. ВгасКт. |. с.) есть сБ пескомЪ сыЪ- 
шанной гипсовой камень ‚ которой в огнЬ 
муравится ‚, и вр. бБлое сшекло самЪ со» 
бою превращается. 


ПримБч. 1) СверьхЪ онато находится гиисЬ раз- 
ных цвбтовЬ › а именно 0®лой , которой 
иногда вмБошо мБлу служишЪ ‚ ежели 
его КЪ шому  пртугошовишь, ( брукманЬ 
М.Р. пом: П. сшр. 657.) сифтлосврой , св 
рой сб черными лятнами › краснопатой и 
зеленой. } 

ПримБч.2) Когда гипср вЪ мБдномЪ ‘или же- 
лЪзномЪ горшкВ обжигаешся ‚ шо онф шакЪ 
какЪ соль шрещишф ‚ а.вЪ большомЪ огнВ, 
кипишр пузырями ‚ какЪ вода. 

‚ ПримБч. 3) При дЬлани Глауберовой соли, ко- 
торая изЪ поваренной соли и купоросу дБ- 
‚лаешся , получается 6Ълая пловучая маше- 
ртя (стетор) , которая СЪ’ типсомЪ во всемВ 
сходсшвуеть. 
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ГИПСОРЫЕ ХРУСТАЛИ ‚ ТИПСОРЫЕ ВихЪ 


доузы (Сурит спа Шиит. Завт!ея. ЕЧшот [ет 
Нсиз. ЭсЦеперх. беениез саЙо су. Эсвемсрт.)) еспть 
хрусшаллизированной и фигурованной гипсЪ , 
по большой часши вБ ромбоидалическихЬ 
фигурах или в мочкахр состоящей ; 
однако всегда тупые углы или обло- 
манныя края’ имфенф , которыми он, 
кром Б вышеписанныхЪ особливыхЬ свойстеЕЪ , 
оп. шпатовыхЪЬ хрусшалей и друзовЪ ош- 
личенф. КЪ оному надлежашЬ 

1) Гилсоцые ‚хрустели ромбилаличе- 
схой лиеотисторонной фигуры (Сурит спа ит 
Лвита Крюотьмай ) = | 

2) Гилоопые хрустали лараллелолиле- 
дической фигуры (Сур/ит с] ИИмит Дрита ра- 
гариредеа фехинхи!аг?). = 

3) Гилоопые жрустали пб больлиихб и 
мальхб лираинлаюб (Сура спйаШиит рига 
рутатша!!), ок 

4) Гилсовтые ‚хрустали пб мочкажб 
(Сурит стПаЙЦчит атеторит. Сур/ит. сарате 
Кепим. ) представляются вр мочкахЬ на 
тридорованномЪ, лисш, подЪ фигурою т. 


Когда множество типсовыхЪ хрусшалей на од- 
ном кускВ вмфеш, случая , шо называ- 
ются они гилсолыми друзами ( Огиа Де ет= 
са). 


6. $. 


СЕЛЕНИТЬЪ ‚ ЗЕРКАЛЬНОЙ КАМЕНЬ ВидЪ 
505. 


( Сурит [ате Ш протфоЧа их рейис4ит.  5ЫЕеПИЕх. 
арх. ресцатз. Рип. Абис. Оладе; Малае. бреси- 
Е 4 шт 


45. 


ЗидЬ 
5 1 > 
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шт Арт. Маню. Ийтит Виетсит. Азис. Ги- 
тит Мосфоиисит. Гар Насайз. АтрутойЬоя. Арью- 
ЛМепиеу Сайещ. брита Рипае) состоишЪ изЪ сло- 
ев и лисшовЪ ‚ которые сколь бы тонки 
ни были ‚, однако еще вЪ друге листочки 
раздаФлены бышь могупф Овые листы , 
ежели они н$Фсколько шолсшовашиы ‚ имЪ- 
юшф ромбоидалическую фигуру. ВпрочемЬ 
сей камень со всЪмЬ прозрачен ‚, а послЪ 
жжения бывает шеменЬ , и шогда как вЪ 
крФикой водкБ не вскипаешЪ ‚ шакр и ошЬ 
нашашиырнаго 'спирша уриннаго. запаху не 
производишЪ. Свойсшвенная онаго шяжесть 
прошивЬ водь! состоишф какЪ 2322 прошивЬ 
3000, Соршы онаго сушь: 

1) Бёлой селенитв ( 5ейенйе5 аи). 

2) Желтой селенит ( бенИсу Паииз). 

3) Разноцпутной селенито (ЗЕенИез юер= 


Лсо1от). 


Примфч. т) Такого увФиу селенишЪ находит= 
ся вр гипсовыхЪ ямахЪ при КведленбуртБ. 
Зри у брукманна вЪ письмЪ пушешествен- 
номЪ 47. ошЪ нум. 7 по 14. 

ПримБч. 2) хошя росайская слюда ‚ шакже ко- 
шечье золото и кошечье серебро на шакой 
селенишЪ много походят ;$ однако сюда 
не принадлежат , но кЪ глиммеру ‚ по- 
тому чшо в огнЪ твердо стоятЪ. 

Примч 3) ВЪ апшекахЪ многе называют его 


Марёэнопылиз стехломб , шокмо сле назва- 
не несправедливо, 


б. 6. 
слоистой гипсь ( Сур/ит Паше тог@- 
паз. Сурит ‘атеЙорит`) состоишф изЬ шон- 
| кихЬ 


бо ) 80 ( о 


кихр слоевь, и ломаешся листами ‚, ко- 
торые равномфрной и шочно ограниченвой 
фигуры не имфБюшЪ. ВЪ гипеБ претво- 
ряешся чрезЪ огонь, и вЬ ономЪ не расшре- 
скиваешся БываешЪ разныхЬ сортовЬ , а 
именно; 

г) Нелрозрачной слоистой гилеб (Сурит 
[атеЙо]ит  орасит ) сБраго пвфша, и неимфю- 
ний точно опредЪленной фигуры ‚ коего 
слои иногда тонки, а иногла шолешы бы- 
ваюшЬ, которыми по болыной часити ивфи- 
Ной гиисЬ содержишся 

2) Прозрачной прямо ломазощейся сло- 
истой гилоб (Сурит ПатеЙит , Ипез тебйз р 
[2 реЦиа4ит ) состоишЪ изЪ шонкихЪ згиба- 
ющихся лисшковЬ ‚ которые параллельно 
ломаюшся и р6жушся ‚ только притомЪ 
одинакой фигуры не имфюшЪ. 

Прозрачной чешуйчатой слоистой гилеб 
(Сурит  1атеЙШоит, иатийз птершаг из , РеЦис1- 
4ит) ‚ коего слои между собою не парал- 
лельно лежат и неравны ‚ а пришочЬ 


на подобе кошечьяго серебра чешуйчаты 
бываюшр : ошчасши шрескающся ‚ а когла 
ножёмЪ или гвоздемЬ скресть сшанешь , то 
лочши на сало похожи являюшся. 


бе 7; 

СТруйчАТОЙ ГИПСЪ ( Сурит Батеть 
РатаЦе!$ сотрошит. Сурит  Птииит ) состоишЪ 
ИЗЬ, параллельныхЬ крфико соединяющихся 
Мочекр ‚ кошорыя либо вЪ перпендикуляр- 
НомЬ , либо вр горизонтальномЬ ‚ либо же 
в аЛагональномЬ  положеши * нахоляшся. 
ИЗЪ огня выходит 6Ълой , какЪ мл ‚ и 
тогда кЬ пальцамЬ присшаешь : 5 кр5и- 

Е; кой 


Вид 
52, 


4930 ) 50 (95% 


кой волкБ не вскипаешЪ ‚, и отЪ ватаптыр- 
наго спирта уривнаго запаху не произко- 


дишЪ. КЪ оному принадлежать сх 
1) „Алёалиту лодобпой струйчатой гилсб са 
(Сурит Лгииит тен з регрепешатия. Сурат #0! 
АтанЮтше. Эсвеис2. ТТ аси ленин У со. ит 
брарит Атаио ИтИе \УМоойу. "Т.11. 44. р. 6.) р 
во всемЪ ср аманшомЬ сходсшвуешЪ ‚, и от л) 
многихр признаваешся за родБ квасцовр , ВС 
кошорой тшростинками бывает ‚ и на ко- т 
июорой овф пвфтомЪ и сложевшемЪ похо- 
дишЪ ; токмо чрезЪ огонь также и прони= п 
цательнымЬ взоромр яснфе различашь его 
можно. 
>) Шиферные кпасцы (Сур/ит Пешит ь 
ДИатепну т 1атеЙа$ сотра@з. Аштеп раае.  Аш= 
тет ритоит. Гар СЫПиз аз, Тасит афит Капатл. 
Аштеп |51(Ие) состоит изф мочекЪ ‚ лислия 
ками и шариками плошно между собою со- 
единяющихся. 
Шиферные квасцы мнаходзшся какф шемные 
такФ и прозрачные ‚ а иногда и разноцври* 
ные › какЪ бБлые ‚ красные и жиловатые , 
или другой какой смЬщанной цвБиЪ имр= 
‚ ющуе. 
| $ 3. п 
ВидЬ прозрачной гипсь (Сур/ии дит , р 1 


кр5покЪ ‚ чшо викакихЪ часшинЪ [кромФ 
ого, что ошчасти изЪ мочекЪ состоишЪ] 
зЪ немЪ разсмотрфть не можно. . Раздроб- | 
ляешся удобнфе вЪ мочки ‚ нежели лисш- 
ками ‚ а впрочемЪ весь прозрачень и чисшЬ 
бываешЪ. Р 


53.  Меит уройт. Сурит ит) почти так | 


98 о ) от ( 05% 


р- фе. 
©- СТЯЮЩЕЙ ГИПСОВОЙ КАМЕНЬ, Боной вилЪ 

ской камень’ (Сурит  итезшате › ЧатеШрит , 53, 
сб састаит 5 то пеиейз шее. Роу Во- 


ит изЪ мочковапыхр кружечковр ‚ кото- 
рые скорлупою покрыты. Оной камень по- 
лупрозрачень , в щемвош 6 свётишЬ ‚, во 
всБхЬ кислыхЬ спиршахЬ вскипаешЬ ‚, и по- 
шомЪ получаешр прошивной запах. 


ПримВч. ') По ХимическимЪ опышамр , учи- 
° веннымЪ над симЪ камнемф ‚ имБешф онЪ 
слВдующия наптуральныя свойства [Смошри 
вр КомментартяхЪ Акад: бононской сир: 186 ], 
а именно: щолокф , которой ординарно изЬ 
сего камня, шакже и изЪ жженаго дБлаеш- 
ся ‚ придаеш> расшвору сулемы черной 
цвбшЪр. равнымЪ образомЪ осаживаеп? оной 
полок свинцовой , серебряной и купоросной 
растворы. Во веБхЪ кислыхЬ спиршахЪ вски- 
паешф ; запах и вкуср имфешЪ подобной 
тому , Какой оперментЪ , смЬшанной СЪ 
немореною известью и водою ; изЪ чего за- 
ключаешся , что в семф камнВ, кромБ 
алкалической и сБрисшой машерй , слфды 
| арсеника являюшся. ` 
|- Примфч. 2) СвБшф ‚ бывающей вр шемношб 
| отФ сего камня › какр искусство доказы- 
Ь | ваешр ‚ не ош одного его происходишр , 
: 
= 


И. потенй арб Шитта Ш. Гар: Вопотен/5) сосито- 


но се свойсшво всВ типсовые › мраморные 
и извесшные роды имфющЬ, и вЬ шемноп 
| также свбшяшф ‚ ежели однажды или нВ- 
сколько разЪ жжены и простуживаны бу- 

| душЪ. В оные испущаютф сяЪшлосинее 

;. пламя 


ВидЬ 
55. 


530 ) 92 (05% 
пламя ‚ и не шолько они одни свриЪ из- 
даюшЪ ‚ но и вБ прозрачные и электриче- 
ск!е каменья сушь шакого же свойсшва $ 
ибо когда чистой хрусталь ‚, алмазЪ , пом» 
пазЪ или друтой какой прозрачной камень 
весь день на солнцЪ пролежит> ‚ тпо оной 
при вечерней шемнош$ свбшить будешЪ , 
безЪ всякаго другаго кЪ пому пр!угошовления. 


Есшь родЬ камней , кошорые вЬ шемнопЪ ре. 
> | 


свёшятшф , пока вЪ крфпкой водкЬ не распу- 
щены будушЪ; пд чему всБ почши каменья , 
разными способами чрезЪ искусство буду- 
чи кЬ шому пр/угошовлены › вЪ шемношВ 
свБшить могушЪ , кромЪ ататов , яшмЪ , 
опочиспиихЪ камней , кремней и прошчихЪ , 
которые вЪ огнБ постоянны бывающЪ. 


б. до. 

ПОЧКОВОЙ КАМЕНЬ ( Суррит «ие, [е- 
ипрейисаит › Ве. Гар Мерб"си;) есть зеле= 
ной полупрозрачной гипсовой камень ‚ ко- 
шорой иногда большую , а иногда мень- 
шую прозрачносшь имфешЪ ‚ пришомЪ сло- 
еватЪ ‚ рухлЬ и ошчасти жирновашЪ. 
Свойсшвенная его шяжесть проптивЬ воды 
состоишЪ как 2894 против тооо. 


Сей почковой камень причисляется кЪ гипсамЪ 
АЛЯ с^БдующихЬ причинЬ: 1 ) Чшо онф шо- 
роховатЪ и слоистшЪ, 2) КЪ нолированю не- 
способен; 3) Жирноватф ° шакЪ ,‚ как 
шалковой родЪ ; 4) шакЪ слабЪ ‚ что ВР 
травяномЪ декокшЪ разрушаешся , какф © 
том Ворм!й , боилей и КенитЪ на стир: 
326. обЪявляюшь ; 5) полупрозраченЪ ; 6) 

по 


480 ) 93 (056 


по учиненнымЪ опышамф ошф Попита при- 
численф кЪ роду известшныхЪ камней [‘смо- 
три вЬ диссершацщи его о часшицахЬ твер- 
дыхр шфлЪ стр: 120 ‚ также вр диссерша- 
ши о простой соли стр: 8з.]; 9) Ь спиршБ 
поваренной соли и вЪ золотой крЬпкой водк 
со вСФмЪ ‚ а вЪ селитреномЪ спирш больше 
половины распущаешся; 8) по перегонкЪ вы- 
ходишр изЬ него. вонючее масло, шакже. и 
нБсколько нашаптырю. (Нейман вЪ Химиче- 
скихЪ наставленйяхЬ стр: 1581.) По сему,» 
вЬ разсуждени всего вышеписаннаго , сей 
камень несправедливо ошф нБкошорыхЪ кЪ 
агашамЪ ‚, ‘а ош другихЪ кф яшмамЪ при- 
числяешся. ТакимЪ образом и ошЪф Мала- 
хита отличить его не шрудно. 


В ОЗЕРОВ 42 ЗВЕНО: ЗА ООО ОВЕН ПОКЕР О РР 


ГЛАВА ТРЕТ!ЯНАДЕСЯТЬ. 
О ШПАТЪ, 


$. т. Описане шпата вообще. 


2. О кубическомЪ шпашЪ , и о его разныхЬ 
сортахЬ и ивршахЪ. 

3. О слоистомЪ шпатЪ. 

4. О зернистомф или песчаном шпашВ <Ъ 
его сортами. 

5. О прозрачномь шшашЪ разныхЪ пеБтовЪ 
и сортовЪ, 

6. О ИсландскомЪ хрусшалЪ ‚› Или удвояю- 

щемЪ камнБ. 

7. О шпашовыхЪ хруста ляхЪ или друзахЪ ,› 
многосшоронныхр различной фигуры и 
подоб1я. 

8. О свиномЪ или вонючемЪ ками т) приз- 

машическомф ‚ 2) лучезарномЪ и 3) 

сферическомЪ. $. 


Зо ) 04 ( 95% 
$. © О стекляномЬ шшашЪ и его сортахЪ и 
ПвршахЬ, ме 
10. О полевомЬ шНашр СЪ принадлежащими 
КБ оному соршами: } 
о. 1. 

ШПАТЪ (5. Март теНИИсит. 5+ 
инез. СИагей ВгйсКт.): имен! слБдуюния свой- 
ства ‚, а именно: | 

1) Часшицы онаго камня по большой 
Части состояшЪ изЬ осшроугольнЫыХхЪ и про- 
долговлшыхЪ кубиковЬ ‚ а притом имБ- 
ютф всегда гладкая и плоскЯ блистаюния 
сиброны, 

2) ОнЪ разбивается шочно на шакЯ 
частицы , какя шеперь здесь описаны 

3) БываешЬ не одинакой крБпосши з 
пошому чшо иной шакЬ рухлЬ ; Что паль® 
пами расшерешь можно ‚, другой крБпокВ 
на подобте кремня, а н5кошорые изЪ нихВ 
посредственную крфпосшь имфюшЪ. | 

4) ВЪ огнЪ почши весь растрескирае® 


ся, и шакЬ мякокЪ дБлаешся , что пальцами 


в муку растереть можно. Обожженой не 
пакь скоро сыросшь изЪ воздуха вЪ себя 
втлягиваешр ‚ и водою сшоль скоро разго- 
рячиться не можешЪ ‚, как прое йзвесш” 
ные каменья ; а что касается до морен!Я 
его в водЪ и < нашашыремЪ , вЬ шом 
онЪ сЪ известнымЪ камнем сходсшвуетЪ. 

5) ВЬкрфикой водкБ и другихЬ спир^ 
шахр сильно вскипаешЪ. 

6) Свойсшвенная его шяжестшь не всег- 
да почшги одинакая бываешЪ ; сей камень меж- 
ду шяжчайшими числишся, и самой тяжелой 

шпатр 


ии 
пр 


‚8 


ар 
че 
сп 
во 


су 
И 


мч @<мы в 


4630) 95 (05 


шиатф соёпоитр против вод: какЪ 4со0 


прошивр 1600 ‚ или 4. прошивЬ т. 
ми к 


Г КУбИЧЕСКОЙ ШПАТЪ (5раии тБотоа- 
‘4 оравит. браит 1«[Дае, Магтог теайсит)) раз- 
а дробляешся на осшрые кубики ; не прозра- 
м ченр ‚› крЬпокЬ и весьма шяжелЬ. Свой- 
сшвенная его Шяжесшь состоишЪ прошивЬ 
ой ВОД ‚ какЬ 4266 кЬ т1ооо. Соршы онаго 
о - суть :. 9 ЕР | 
$- | т) Бфлой хубчебкой шпатб (5рашт 1е/а 
тя Лёаве афит ). ре 2 
5) Офрой (5рашт 1 [Шате стейеит). 
тя 3) Багропой (зраишт 1 ае русит), 
| 4) Желтой (Эрашт «шаге Пахит). 
#3 5) Красной (Эранип 1«иате тит). 
и’ 6) Зеленой (5риит 1«[иате «ИШЕ ). 
9) 7) Чернопатой (5раёит пе]шате ие те[сеиз).: 
е Каждой изЪ сихЬ кубическихЪ шпашовыхЪ кам- 
{2 ней разныхЬ ивБтовЬ состоит как изЬ 
а’ большихЬ шакЪ и изЬ малых кубиковЬ 3 
в каковы почши В6БхВ соршовЬ вЪ Залберк` 
ня ской ЯмБ находяшеяь 
0- 6, 3 
‚- ШИФЕОНОЙ ШИАТЬ ; или влоивто 
ф илат5 (5рашт ЛатеЙоит тоЙе. брат [атеате) 
ломается шонкими слоями, и столь мя* 
р- кокЬ бываешь ‚ чшо ногтями оной скре- 
д можно ; вр огиБ легко вЬ сшекло пре- 
т- и оряешся ‚ шокмо до расплавки весь рас- 
ее рескивается, 
›й 
тр 


при- 


ВидЬ 
56. 


ВидЬ 
57. 


| 
| 
| 

| 
И 
| 
| 
| 


ал кивьлитыли воиаицаварчниввысьие 


ВидЬ 
58. 


93 о ) об ( о 


ПримБч. 1) Такой родЪ вЪ КунгсбергскихЪ ямахЪ 
вр Норвегфи часшо (Ъ гласф-эрцовыми блесш- 
ками находишся, 

ПримБч 2) Другой онкоЙй СлОиСШоЙй шпаАТОВОЙ 
родЪ находитися вЬ ГарискихЪ рудокопныхЬ 
ямах , шокмо для многоутольной фигуры 
кЪ шпашовымЬ хрусшалямЬ оной причи- 
сляшь должно. 


6. 4. 

ЗЕРНИСТОЙ или лесчаной 1илатб (5ра- 
гит фагисий; арез , птершатриз. бранит агепассит ) 
называешся шошфЪ ‚, коего частицы штакВ 
непорядочно смфшаны ‚, чшо кубиковЬ ихЬ, 
кошорые иногда велики ; а иногла малы 
и разныхЬ ивфштовЬ бываюшр , между со- 
бою различить не можно. Сюда надле- 
жашЬ 

+) БФлой зерниетой зилатб (Зраит ате- 


°тассит @фит ‚ 


2) Сфрой (5рйит атепасвит стегеит). 
3) Красной (5рёит атепасвит гиштит ). 


Такой родЪ при ушБ вЪ желбзныхр ямах на® 
ходишся, 
6 5. 

ПРОЗРАЧНОЙ ШИАТЪ (брашт реЙисаит 
тойе. браит рейис4ит. Апдтодатаз РНп. ЭсБеис2 ) 
состоит. изЪ кубическихЪ частинЪ нЪф- 
сколько ромбоидалической фигуры. Впрочем 
весьма мякокЪ и прозрачень ‚ кЬ коему 


‘;причисляются 


т) Бълой лрозрачной лилатб (браит 
реЙис4ит аФит)), каков вЬ Росси у-город® 
Архангельскаго на МедвфжьемЬ острову 
находишся. 

2) 


— -. № 


3 `— 1% 


<ъоз № 3-Х: 


460) 97 (с 

2) Ягелтоватой (5рёит рейне4ит Даие}- 
гепз Апдтодатаз Пацесения соогь. ЭспеасЬ?). 

3) Жархой (брашт реЙиещит стосешт. Ав- 
атодатау тиф соотз Бсвепсреег) 

4) Жилопатой (5ранин рейшадит етот ), 
которой ваходяшр сЪ черными ‚ красными и 
другихЪ цвфитовЬ жилками. (ЗсБеисвт. Огуб 8”. 
р. 147). | 

$) Чернопатой ($ращшт феЦнсдит швисане, 
Апатодата; тпутсатз. ЭсВецсВт. рак. 148 [6 ). 

:б) Зеленогатой (5Зрашт феЙнсщит че, 
Апатодата; тагах тих ЭсвецсЬе. 1.6). 
у. ` ©. 

ИС^АНДСКОЙ ХРУСТА\Ь, улпо 1зощей 
хамень (5рашии рейисйит сЫеча дирИсат; Стаи 
Лапаса. Коотие Арис, беение; тот. Ая- 
Чтодатах РИп. ЭснепсВ" Таити 4е 1а Ние.) есть 
Чистой ‚ прозрачной и изр остроконечныхЬ 
кубикозЬ состоящей шпашЪ , которой всБ 
видимыя сквозь него вещи удваивает ; при 
шомЬ слоисшЬ , и вр горшкЪ будучи по- 
ставленЪ на огонь расшрескивается ‚ шакЬ 
что кубическтя онаго частицы ост! роконеч- 
ны выходяшЬ, и вр шемвношб сьфбияштЪ, а 
ВО время жжен!я издает ош себя весьма 


‘ЧУвсшвительной сБоной запахЪ. Сэойствен- 


Нля его шяжесть противЪ водёг состоишЪ, 
КакЬ 272 ко тоо 


Сей Улвояющей камень для ошмФнныхЪЬ онаго 
свойсшвЬ ош прозрачнаго шраша [69.5] 
неошмЬнно ошличишь должно $ ибо хо- 
шя шпашф прозрачень ›, но вф глазахЪ ‹ни- 
чего не удваивает? ‚ И не сшоль слоисшЪ 
бываешф. Многочисленные роды ‚ кошюрые 

\ ыср 


ВидЬ 
бо. 


ВидЬ 
бг. 


4бо ) 98 (об 
вс Шейхцерь вЪ описанёи ископаемыхЪ вЬ 
Швейцар!и шФлЪ на стр. 147 и сд. кЪ 
Андроламассу причисляет ‚ надлежитЪ раз- 
личать шакЬ ‚, чшо иные кЬ прозрачному 
шпашту [9. 5], друше кЪ удвояющему кам- 
ню [66], а н5кошорые к шпашовымЪ 
хрусшалямр причислить должно ‚ по коли- 
ку оные всБ прозрачны и на изрядной хру- 
сталь похожи. 


ит 


ШПАТОВЫЕ ХРУСТАЛИ или длрузы 
(5раит сптЛаиит. Пуща Шешиса. Отца 5} виса) 
сушь выросшие на хрусталь похоже шпа- 
шы ; и когда мноме изЬ нихЬ вмфсеш 
срослись ‚ шо называются вЬ шакомЬ слу- 
ча$ шлатопыми друзами. Овые ошЪ гор- 
наго хрусталя различаюшся по шому ‚ чшо 
почиги всЪ неостроконечны. Раздфляюшся 
ма слБдуюцие соршы: 

1) Многоугольные лрозрачные алилато- 
пые хрустали ( 5раит спрШиит рейиа4ит фроу- 
допит ). 

2) Шлатопые жрустали кубической фи- 
гуры (эрашт спЙаЦЙИит сирсит) имфюшЪ ко- 
сые и прямые углы и спороны ‚ кои при 
томр бываюшф одинакя и раздкоенный »› 
какр под фигурою ? рею одинакия прямоли- 
вЪйныя, а подЪ фигурою зтьею кососторон- 
ные хрусшали представляются. Таке нахо- 
дяшся вр ДалеландЪ при РотендалЪ. 

3) Шестзуго.льные шлатопые хрустали 
хонусной Фигуры (браит стГашШагит рехатешате у 
каке при ДанненорЪ вр Упланафи находят- 
сд, И называющся в шЬхЬ мфсшахьЬ гор- 

ирьии 


> ыы бол ныза 


мно 


ыы 3 


> 
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ными или спинымши зуб@ми, пошому чшо ина 
нихЬ н5сколько походяшЬ. Такой осшроко- 
нечной хрусшаль представленф подЪ фигу- 


’ рою 4+ шоюа. НБкошорые изЪ них бываюшЬ 


ср разцепленными концами на подобе ще- 
шины , каке подр фигурою 44 шоюБ видфиь 
можно ; а иные сЪЬ двумя острыми конца- 
ми, какЪ фигура 4 тая с представляешЪ ‚ наи 
паче когда еще они горною корою покрышы, 


МнБ еще не случилось шакихЪ свиныхЪ зубъевь 
пятисторонныхЪ виабть, а о седми сшоро- 
нах мног!е изЬ нихр находились. 


4) Шестёугольные шлатопые хрустали 
Лризматической фигуры ( Эрйит сприШиит 
р”)тайсит фехапушаге ) всегда поперегр разсБд- 
ппеся ‚ и примомЬ иногда больше ‚, а ино- 
гда меньше регулярны и ‘неосшроконечны 
бываюшЪ. 

5) Шестёугольные тулые шлатопые 


„Фрустали хонуеной фигуры (брашт спрайаит 


рирнансит Бехансшаге питеит ), кои шакже, какЬ 
и седмисторонные шупые шпатовые хру- 
стали, вЪ ДалеландЪ’ находяшЪ, а по боль- 
шей части оные бывают клубами, кото- 
Рые какЪ скоро разобьешь ,‚ шо и шнашо- 
вые хрусшали усмошрфшь можени. Такой 
Конусной шпаптювой хрусшаль предсшавлень 
подЪ фигорою бтою. 

6) Ослёугольные лиражилальные зшила- 
топые жруста.ли (Эрашт спПаЙиит оЯаёагит, 
Ро» (еелтсиз обаёагиз. ЭсВеиср2 [+ Аф р. 155.) 

7) „Депятбугольные —лирамидлальные 
Шлатопые.жрустали ( рат спПаШиит ругапидае 

К 2 мМх4- 


о ) 100 (05% 
Бенвесаатит. Ешиог Метисих Бепдесаёати; ЭсКепсВе. 
|, с.) ‚ как фигура 7мая представляет. 

8) Прис.малтическ шлатопые хруста.ли 
о четыриатцати углажб (брашт стрит 
риртансит 1етайеса тит.) ; 

о) Кубическе таже же ( 5рйит спПааит 
Фситае теДат5 тетадеса ит ). 

то) Пленопатые и на лолофе лрузопб 
ел летенниые 1илатопые хрустали о четырнат ца- 
ти углах (5рёшт строиит ЧатеЙоит © [а] 
сшайт Шехит тетадесаётит)), какте выкапыва- 
кии? изь ГарцскихЪ рудникозЬ кусками и 
глыбами. | 

тт) Слоепатые ‘лилатопые хрустали › 
лрелетапалязолцее лолопипу шести или осии- 
угольниха (5рашт спйаЙЦиит 1атеЦоит , фкитга 
тийат файет оборот хе Бехасст тертае[етаиз ). 

12) Шлатопыя розы ( 5ра(ит спа [иит 
атеПоит , Чате стар5 её аИтбИ: т репфррена , 


Лед ат сетто сопегейз; , траг. реотит Потит. рай 


поме стПатае. Ебкотит траг Ттпрегая 

13) В5 обыхиопейном8 лорялк% лежаще 
1илатопые хрустали (5риит стПаЙуиит стра Ш 
огатайт_ ЧеситенН Ни ). 

_ 14 Гроздопой илатв (Зраит атпаиит 

Войти сит ). | 

5) Цилинлричесже лилатопые хруста- 
ли (брашт спит суйтаитсит), 

«б) Круглыя аилатопыя глыбы (брани 
ста аит о 5108 шт). 

б 8. 

СВИНОЙ или понзючей камень (Зраит 
орасит › РубНопе рендит  Гарб ии’) есть 
шемнобагровой непрозрачной шпашЪ , кото- 


рой 


{ 


4%бо ) тот (95% 


рой будучи пошершЪ , издаетЪ оп себя 
худой запахЪ ‚ а обожженой шотЪ запахь 
птеряешЪ ‚› и 6бБлЬ сшановишся. Частивы 
онаго какЪ ни складешь вЬ груду › Всегда 
косое положене имфть будушЪ. КЪ нему 
надлежатЬ 

т) Призматичесхой понючей замень 
(Гар ЛиШиз `ру]танси’) находишся темво и 
сБробагроваго ‚`а иногда и бЪлосфраго ивЪ- 
тов. 

2) „Лучезарной понючей камень (Гару 
]иШи; гадта1иу ). 

3) Сферической понючей хамень (Гари 
Лииз ]рЬаетси;) находятЪ вЪ Ингерманландуи 
вЪ красномЪ сел ‚, коего лучи изЪ средины 
простираюшся до самой окружности. 


ПримБч, 1) Такой вонючей камень обыкновен- 
но вЪЬ близости квасцовЪ. находится. 

Прим$ч. 2?) Сей камень вкинушой вЪ огонь 
прещитЪ , как соль ; а во время перегон- 
ки сперьва шрещиш> ‚ а пошомЪ выходишЪ 
изр него сокЪ состоящей изЗЪ масла и соли, 
и при шомЪ не весьма вонючей Ф1алково- 
му сирупу ‘придаетЪ онф зеленой ц"В т, и 
будучи смЬшанЪ с‹Ъ жел6знымЪ , мфднымЪ 
и серебряным растворами вскипаешЪ „а 
тораздо сильняе СЪ перьвымЪ ‚ шокмо ничего 
не осаживаетЪ. Равнымр образомЪ и под- 
солнечной сокф отп? него фиолетовой цвриЪ 
получаешЪ. 'Еываренное изЪ него масло бы- 
вает подобно шому ‚ которое изЪ кэмен- 
ныхр угольевЬ выдваивается, а для кофика- 
то своего запаху больше походишЬ на гор- 
мое черное ‘масло. Соль, кошорая вЪ ‘шей, Ъ 
: 3 реторты 


ВидЬ 
6}. 
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решоршы остается, бываешф сБраго ивфта» 
и по вкусу на нашатырь , а по запаху на 
старую урину походишЬ. ‘Ош нея садится 
серебряной расшворЪ 6Ълаго цвБшу › ‘а мЬа- 
ной › оловянной и свинцовой растворы цвБ- 
ттоБЪ своихФ не перемфняюшЪ. Остающееся 
В решоршф имБешр признакф поваренной 
соли за с1е явствует по шому., что здБ- 
ланной иЗЪ сей оставшейся машер!и шо- 
локЪ ‚ будучи смЬшанЪ ‹Ф серебрянымЪ ра- 
створомЪ ‚ придаешф ему бЬлой цьфтЪ , 
также какф и поваренная соль. ИзЪ. сего 
видно › чшо БЪ вонючемЪ камнБ дфисшви- 
тельно уринная и нашашырная и ошчасши 
поваренная соли находяшся.; по чему и ху- 
дой запахЪ вонючаго камня происходишЪ ошЪ 
смфшен{я СЪ маслом уринной соли ‚ какЪ шо 
же и о прошчихр камняхЪ сказать можно , 
которые сему подобной запахЪ имфюшЪ. 


6. о. 

хрупкой НА ПОДОбТЕ СТЕКЛА ШПАТЪ 
(5рашт ройЧит физ тии реЙиещит › рагисий нов 
ЯЛтрий и. брйит оитеит. брат рй4ит) есть 
плошной и швердой шпашЪ ‚ много или мало 
прозраченф, которой никакой пточно опредЪ- 
ленной фигуры не имфешЪ , но по разбивкБ 
такЬ , какЬ сшекло или кгариф ломаешся. 
СЪ лица на аташЪ похож ; вЪ огни сперБ- 
ва шрескаешся ‚ какр и всякой шпашЬ ‚, а 
пошбмЬ вЪ сшекло претворяешся. За мягко- 
спиИю онаго камня огня им высфкать.. не 
можно ‚, потому что и ножемЪ отскребает- 
ся ; онр же и вЪ крБикой водкЪ не вски- 


паетр. Бывает разных сорщовЬ, а именно: 
1 


93 о ) тоз ( о5%> 

т) Бфлой стехляной лилат8 (5$ра’ит 
ойтит аФит) которой находяш при УпстБ 
вр новой мБдную руду содержащей горЬ 
при СшрипозенБ вЪ Норберт5. 

2) Ф1олетопой стекляной шлатб (рат 
оитеит «лоасеит ). 

3) Темнос$рой стехляной пи лат ( 5риит 
отит оБ]сите стегеит). 

4.) Зеленопатой стехляной лила'тб (5раит 
«Итеит оп4е[епт;), которой бываешЬр иногда, 
чистой ‚ шемной или на морскую зелень , 
а иногда на серпентинной мраморЬ похо- 
жей. Ошломанные ош него млюие куски 
нфсколько прозрачны бываюшЪ ; а ежели 
онр не много раскалишся ‚ шо вр шемнопгб 
свБшишр. НаходяшЪ ево при ЗалбергБ. 


НадлежишЪ ли каменной Суленскй  фосфорь 


пурпуровато ивБту › о которомЪ ВодвардЪ 
Саш. ТГ. П. адай. юг. паг. юри 2. 4. 4. #9. 


упоминаешр ‚ кЪ фюлетовому стекляному 
шпату ‚ также Стшолбергское минеральное 
произведен!е (Дио" ттегаЙз ЗтоФетртсиз) , о ко- 
торомЪ онЪ тушЪ же на страниц о. подЪ №. 
30. упоминаешЪ кЪ какому другому роду 
причислить должно › шого точно не изкБст- 
но ‚ хошя по обстоятельствам кажешся , 
что о6Б сти машерёи , какЪ ша шакЪ и дру- 
тая суть родЪ стшекляныхЬ шпаптювф, пошом 
чшо обожженыя вр шемнотБ сибщятЬ , и с6Ь 
на флюсЬ походяшЪ. 
6. 10. 
ПОЛЕВОЙ ШПАТЪ ( ранит дигит ‚› ат- 
Из пир ‚ а4 сует ети аз. Эржит ругтпаерит, 
Эриит  Читит УетиЦаи Глор. ) есть крфпкой 
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1ипатЪ , которой сверьхЪ другихЪ вмшан- 
ныхЬ вЪ немр часшицЪ колчеданЬ вЪ себВ 
содержишфр. Для великой крБпосши пилою 
не растираешся , и отонь имЬ высБкашв 
можно. ВЬ крБикой водкБ не вскипаешЪ. 
Ломается по большой часши прямосторон- 
ными кубиками , коихЬ поверьхносии ров- 
ны и гладки ‚, чБмЬ онр и ошЪ кварца ош- 
мБненЬ ‚ а по цеВтамЬ различаешся слБ- 
дующимр образомЪ: 
1) Б%лой (5раит руттаефит ит), 

2) Сфрой ( 5раёёит ругипавфит_слпетеит ), 

3) Красной и храснопатой (5Зрашт рут- 
тасБит титит ). 


Полевой шпашр находяшь и ломаюшр иногда 
большими ‚а иногда малыми кубиками , 
ко‘порыя иногда случаются шакЪ мЬлки 2 


’что будто бы весь камень из зерен 
сосшоялЪ. 


Примфчан1я о шпаш$ вообще, 


1) “БиЪ шпашЪ мягче ‚ шБмЪ больше рудоко“ 
пы надбющся найши вЪ близосши минералы, 
2) Елели шолченую ‹Фру и немореную известь 
хорошенько перемфшавр вВЪ водБ варить ста- 
нешь, и вываренной изр шой смфси красной 
раствор процбдишь , и вЪ шепломЪ поко 
погтавивь дашь ошсшоялться › то дрисшви“ 
тельные хрустали сядуШЪ ‚ которые. н& 
шпатповые похожи ; а Уф ‚ что они ВВ 
вод бол$е не распускаются А доказывают 

Стою каменистую породу. 
3) Что шпашЪ и шпашовые хрустали ‚, как? 
= поваренная соль ‚ ошЪ воды и нфкотсрой 
алкали” 


3 + 


Е т 


$ р х 


з м3 > А 
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алкалической матери происходятЪ ‚› енаго. 
ни двоешемЬ , ни по другимЪ обстоятель- 
сшвамЪ доказать не можно ‚, а именно 1) 
что ‘урива чрезЪь чешыре или пять т 
парами убывающая оставляем наконецЪ шпа- 
шовые хрустали. Эри у Генкеля #Ъ книгБ 
©’ происхожденти камней стран: б8 и 93; 2} 
что шпашовые хрустали у вр горныхЪ расеБ- 
линахЪ находящееся , не инымЪ какимЪ ли- 
бо образомр произошли 5 какф ош иссякаю- 
щ-й воды слись. 3) чшо находящейся 
вкруг ноздрей ИлменовскихЪ серебряныхЬ 
почекф шпатшювые хрустали составились ош 
находящейся внушри оныхЪ ноз1реватыхЪ по- 
чекЪ воды Смотри гл. 14 6 2 `нум, 4. при- 
мБч, и у Генкеля вЪ истории о колчеданахЬ 
стран. 358 и слБдуюция, | 


ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ. 
© ПРЕТВОрЯяЮюЩИХхСЯя ВЪ СТЕКЛО КАМЕН- 


ныхь родАхЪ. 


$. 1. Что подФ симЪф родомф разумБется. 


2. О прешворяющихся вЪ сшекло камняхЪ 
вообще ‚ и воперьвыхЬ о щифеБЪ, 


3. О споловомЪ шифевВ, 
4. О крышечномЪ. 
5. О угольномЪ. 


6. О крупномЪ шиферб или шочильномЪ 
| камнБ и его сортахЪ. 
7. О грубом шиферБ и его соршахЪ. 

& 5 8. 


93о ) 106 ( 056 
$. О мягкомЪ шиферБ разныхЪ сортовЪ. 
5. О черномЪ мБлБ, 1) о квасцовомЪ , 2) ® 
песошномЪ и 3) о роговомф шиферахЪ. 


ИН ОшдБлен!е вшорое. 


| вх, 
| родъ ВЪ СТЕКЛО ПРЕТВОрЯЮЦНИЯСЯ КА- 
11.  МЕНЬЯ (Гар; оитебете’) называются шЪБ 
| камни, которые вЪ огнБ расплавливаюшся, 
| и вБсшекло прешворяюшся. Оные по боль- 
И шой части шак крфпки бызаюшЪ › чшо 
| ими огонь высфкашь можно ‚ и по крайней 
| мЬрБ сте одно свойсшво имЪ принадлежит» ; 
| а впрошчемЬ ни один изр оныхЪ камней 
п вЬ крБикой водкБ и вЪ другихЬ осшрыхЪ спир- 
| | тах не вскипаюшр. | 
| | $ 2. 
и ШИФЕРЪ или слоне (ЕЦ ‚, ЛИ. 
НЙ 5еи5 Глпп.) имбешф слБдующия свойства: 
| 1) Шиферныя частицы по большой 
| часши шакф мЬлки ‚ чшо ихЬ разсмотрфть 
| трудно $ однако ежели прилФжно разсмо- 
шришь ‚ шо увидишь ихЬ на подобе мо- 
чекЬ или стшруекЪ. 

2) Всякой шиферЬ ломаешся и кО- 
лешся по слоямр, и шБмЬ он лучше › 
чБмыр слои шонф ‚ которые лежаш по 
и большой часши по прямой ливни , кромб 
| нфкошорыхЪ кривыхЪ и будшо извишыхЬ 
м шиферныхЪ камней. з 
| | 3) Онь не весьма твердЪ, шакЪ чшо 

ножемЬ его скрести и рфзашь можно ‚, и 
при высфкан!и огня искры ошьЬ него ие 
отскакивающЬЪ. 


Но 4) 
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4) Всякой шифер вЪ огн$ скорфе и 
удобнЪе вр стекло прешворяешся › нежели 
всЪ прошч!я каменья ; однако иные при 
расплавкф нарочипю крики бываюшЬ , и 
до превращентя вЪ сшекло ивБиту своего не 
перемфняюшщЪ. Сля сшекляная машерия бы- 
ваешр сЬ мущшью ‚ и походит на самую 
легкую пБну ‚ которая по большой часши 
на` водЪ не тонешь. 

5) Свойственная его шяжесть нБ“ 
сколько неравна’, 0 которой при описан1и 
каждаго рода обЪявлено будеш. ` 


3. 

столовой °шиФфЕОЪ (ЕЦ МИР , ВидЬ 
РОигат Чиодаттодо атс. Е; теназ. ЕЦ 65- 
бег дитирешиу. Эсыиз рег теща.  Маттог п1- 
57ит тенаит Сог4о. 5бахит В[Ше нртит Кепит. 
Уабпег) есшь*черной и самой чисшой ши- 
Ферь, которой равно и гладко шлифуешся, 
хотя лица на немЬ не бываетЪ. ВЪЬ огнБ 
прешворяешся онр в шемнозеленое и на 
трубку похожее стекло ‚, кошорое на водЪ 
тонешЬ. ‘Свойсптвенная ево прошивЬ водёг 
Шяжесшь сосшоишф ‚, какЪ 273 прошивЬ тоо. 


| Шейхцеръ вЪ описан и `ископлемыхр вр Швейцар!и 
вещей на страниц 1то о найленномЪ вЪ 
Швейцари в ‘дощашой горБ (За его) 
СшоловомЬ шиферв обЪявляешр ‚ что каж- 
4ая выломанная из шой‘ горы доска изЪ 
&вухЪ, › слоезЪ ‹состоитЪ ,‚’ изЪ которыхь 
зерьхней: всегда крБиокЪ и кЪ полировкЪ го-’ 
4енНЪ ,; а нижней для мягкосши полированЪ 
быть не можеш, и шакимф образомЪ оные" 
| различные 
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различные слои во всей той гор непрерын= 
но и безЪ всякой ошмфны продолжаюшся. 


4% 

крышЕечной шифЕръ (Е ши , 
саегщебету › Чапво]и;. Агёда теги ат. Чара 
Гпрег. Еойит ицтит) бывает по большой 
части синеватр ин крфпокр ‚ и ежели имЬ 
о кр6пкое что ударишь , шо онЪ громкой 
звукЬ издаешЪ. Свойсшвенная его шяжесть 
противЪ вод№ сосшоишф ‚ какЬ 35 про- 
шивЬ то. 


Сей шиферЪ крышечнымЪ назван- по тому , 
чию употребляется для покрыпЁя строения; 
однако не всегда кЪ сему дБлу щифервые 
камни требуюшся, При Птэмони упоптреб- 
ляютр кЬ шому шакЪ назызаемой роговой 
шиферЬ , которой кЪ роду роговыхЪ шифе- 
ровЬ и принадлежишЪ. Крышечной ти рь 
кЪ покрываню сшроенйй шошФ способнБе » 
копо2ой воды ВЪ себя не пущаешЪ. 


$. 5. 

угольной ШИФЕРЪ или ха.мень (Е- 
15 Ле [атеШх пре, 410. а ракисшаз, таит. сит 
Лиз сопиетеп. ЕЦ 5 сатфопатиз) бывает? 
весьма чернаго ивЪшу ‚ а находяшр ево по 
большой. части вЪ каменноугольныхЪ горах. 
ВпрошчемЪ шакЬ.мягкЬ › что ножемЪ скоб- 
лишь ево можно ‚ ошЪ чего дФлаешся  чер- 
ная пыль. Обожженой вЪ поломф огнБ 
побёлБешЬ и ошмякнетЪ ;$ а вЪ крытомЪ 
сосуд жженой окрБпнешр ‚ не перемт\няя 
своего чернаго ивфту. Во тремя. скребентя 
издаешр блески на подо@е карандаша › 
только 


м ыы +“ 
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только ивБшомЪ н5сколько блФдн$Ве ‚ и на 
мешаллЪ похожимЪ, Иногда можно сей ка- 
мень кр рисованю упошреблять : вЪ силь- 
номЬ огн$ ‘прешворяешся онЬ 'вЪ сшекло, 


6. 6. 


крупной ШИФЕРЪ или точильной ха- вил 
мень (Ея оИЧих › тоШог , ЧатеШз сгарогИк › 68, 


сонсшати. Сонсша. Со; ДаПиай5. Соб феата. ЕЦ 
соисшат 15) бываешр столь мягкато сложения , 
чтпо ево легко растереть можно. Ломаеш- 
ся шолстыми поперечными глыбами или 
разноцв5шными кружками ‚, и колешся по 
прямымЪ слоямЪ. Свойсшвенная онаго шя- 
жесть противь водё сосшоишЪф ‚ какЬ 23 
КЬ 1о. Сорты онато суть 

1) Черной точильной каштень (Сойсша 
рта. Соз Да шай5 ) бываешЪ нетвердой и ввутри 
оказывающей полоски ‚ которой при шомЬ 
в огнБ пБнишся. Сшекляная онаго машеруя 
на водЪ не всплываешЪ. 

2) Сфрой точильной камень (Сойсша 
стегеа. Соз [@ша15) во всемЪ сЪ чернымЪ шо- 
чильнымЬ камнемЬ сходсшвуешЪ ‚ сЪ шою 
только разноспи!ю › что сей камень крЬпче, 

3) Желтопатой точильной ха.мень (Сон- 


`сща Ндиеену. Соз [айшай$)), кошорой столь коЪф- 
р 


покЬ, чшо кЪ прешворению вЪ стекло силь- 
Наго огня шребуешф ‚ а частицы онаго 


макь мфлки ‚ чшо едва ихЬ разсмошрЬишь 
можно. 


ПримЪч. т) Такей есть Гессенской желтоватой 
шиферЬ ‚ и почти Папентеймской шиферь 
такого же свойсшва. Смошри о немф у 

лания 


Е 


т 


Ланг!я ЕрЬ. М. С. Уо|. УТ, арр. р. 136. и 
 слФд. 

ПримФч. 2) Обыкновенные тшочильные бруски 
состояшЪ из двухЬ разныхЬ слоев ‚, изЬ 
кошорыхЪ какф нижней черной или желБзно- 
сБровашой ‚ шакф и верьхней желшой между 
собою швердо соединены ; однако СЬрой или 
черной слой крБпче и сильнфишаго огня тре- 
буепф ‚, нежели желтой ‚ поколику сей вЬ 
обыкновенное сшекло прешворяешея ‚ пока 
между шрыЪ черной пБнится. 


} $. 7. 
ВидЬ грубой шифЕеръЪ (Е из , аш 
бо. 1! 5 т теЦа$ поп ФЛ Е\$ тиб. ЕЦив 
ти. 5сЫПиз Фрсийег ]ст4ен4и) такЪ крЪпокЪ 
и плошенЬ, что не шокмо лисшами по 
прямымЬ линфямр, но и слоями едва раска- 
лываешся. По большой части сФраго пвР= | 
ша и крупенЪ бываешр ; хошяжр сна- 
ружи кажешся , будшо бы оной изЬ 
слоевЬ составленф был ; однако большая 
часшь ломается штуками ‚ на подобте крем- 
ня. ВЪЬ огнБ прешворяетшся вр весьма твер= 
дое сшекло ‚ которое мало ‚ или со всФмЬ 


никакихр поровр не имфешр. КЪоному при- 
числяюшся 


') Грубой шифер сё пиди.мы.ти листхка- 
ми (ЕЦ тиб ‚ (атеШз сотркиз), вЪ коемЪ 
хотя шЪ листки и видны ‚ однако по 
нимЬ не колешся. 

2) Грусбя тииферб сё непиди.мы.ми лист- 
хаьми (ЕР тих 1атеЙз поп ботусиз)» ко- 
пторой хошя видимыхр лисшковЬ и не 
имбешЬ , однако в немЬ слои примфтить 
МОЖНО + 


р А 


то 
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можно ,› по которымЬ также не колешся , 
но но большой части ломаешся на подоб!е 
кремня, 

3) Волниетой груб лииферб (ЕИЛИ5 тив 
дате; Дибиаиниез ) хотя лисшовапф ; однако 
по лисшамЬ не колешся , и будучи кр5- 
покЬ вЬ огнБ вр твердое сшекло претво- 
ряешся. БываешЬь по большой части шем- 
но.Фраго ивфшу ‚› И находяшЪ его вЪ Фин- 
ланати. 

4) Шиферная лочка (ЕЦ ти@$ тепрог- 
т!) которая не что иное есть, какр про- 
долговатые шиферные каменья › на подо- 
б1е почекЬ ‚ вЪ диком опочисшомЪ камнЪ 
включенные каковы находяшся вр Генне- 
бергскомЪ уфзаБ вЪ ИльменаускихЬ рудо- 
копныхЪ ямахр. 


Генкель вЪ описан!и кремнистыхЪ родовЬ на 
страницБ 358 ‚ и Ланма ЕфЬ. М. С. Ар. 
Го: УТ. Р. 136. #145 говоря обЪ оныхЬ! 
шиферныхЬ почкахЪ обфявляюшф ‚ чшо изЪ 
нихр находяшся шак!я ‚ кошорыя не токмо 
всяк!я произращен!я ‚, но и ВЬ срединБ ино- 
гда самую чистую воду содержашЪ , а ноз- 
яри ихЬ или скважины небольшие шпатовые 
хрустали , какф бы сахарЬ леденець , окру- 
жаюшр. 

6 8. 

] МЯГКОЙ шиФЕФЪ (Е иоШюг, ПнаНИ. 
Ех Ле) такЪ рухлЬ ‚ шороховашЪ и 
^омокр бываешр › чшо иногда приподнять 
“80 не льзя , и перстами удобно разми- 
Наешся, НЬкошорой соршЪ бываешЪ по швер- 
*%е ‚ другой есшь › кошорой в огнЪ пт- 
нишся . 


Ви\Ъ 
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| нится ‚, и оная пфна на водБ не шонетЪ ; 

| особливой соршФ есшь ‚ кошорой прешво- 

И ряешся вЪ шрубошное стекло ‚ и пЬна вЬ 
| водЪ шонешЪ. Сюла принадлежатЬ 

| ') Чгрнопатой ‘шлохой шиферб (ЕЦ 

| лай шетсаиз ). 


| Есшпьли часть такого шиферу пошрешь или у 
отня подержишь , шо ошЪ него такой же 
И запахр почувствуешь ‚ какЪф оп г‘онючаго 
камня : находятр ево вЪ НерикР. Олинака- 
| го почши свойсшва и Эйслебской мягкой ши- 
й ферЪ ‚ называемой у Генкеля (Агаеда ЧеНеп- 
| Лит тоШот  твтсану), о которомЪ он обЪ- 
являешЬ ‚ что при перегонкЪ выходитЪ изЪ 
него летучая алкалическая соль. Смотри 
Ерь. М. С. Га. Г. р. 328. и гл. 13. © 8. 
примБч. 2. 
2) Багропой ‘мягхой шиферб (ЕЦ 
Ра 5 биз), каковЪ находишся вЪ Ингер- 
манланд!и близр Краснаго села. 


Сей шиферЪ ‚ какЪ Ланмй ЕрЬ. №. С. арр. Га, 
Г1. р. 136. р. тзо. его описываешр , можно 
почесть за смФшанной камень (ахит сотро- 
Шит), потому чпюо оной соспоишьЬ изЪ гип= 
совыхЪ частиць или шпатовыхЬ мочекЪ , 
слюды и дресвы. При шомЪ упоминает? » 
что онр сомнишеленЪ › и, кЬ какому роду 
надлежитЪ , по см5шаннымЪ дресвявымЪ зер- 
нышкамЪ признашь не можно. 


3) СФрой „ияекой лшиферб (Е Лла 
ететеи), каковЬ находяш вр Осмуншской 


торБ в. Решвикф, 


$) 


980) шз (0% 
4) Волнистой зтязхой шифер (ЕЕ 
лай 1атеШ; Дицаии), которой ошФогру- 
баго волнистато шифера отличается тЬмЪ, 
1). что онЪ не шакЪ кобпокр.; 2) Чшо ЕЪ 
огн5 пфнипкя ‚и выходишЬ из него зтру- 
бочное. стекло $ напрошивф того, грубой 
чниферь вЪ огнБ вЪ плолиное сшекло. пре- 
знворяется; 3) чию.онЪ черноватЪ или со 
всфмЬ черенЬ, а грубой сБрЬ бываешЪ. 


$. о. 


ЧЕРНОЙ МБЛЪ (Е эмоЩог ‚о па , 
Ибо. Мртиа. Стёа ига) есть излежалой , 
рухлой и. шороховашой шиферь , копорымЪ 
какЬ углемЪ писать и. рисовашь ‚ можно. 
ЗЪ огнБ вонючей занахЪ. издаетЬ „ пвфиЪ 
свой шеряешЪ ‘и дфлаешся краснозаииымЬ , 
‚такр чию ево можно употреблять вмЪешо 
краснаго кархндаша, 


При ГуннебертВ #вЪ ВестергилленБ находяиЪ 


изрядной черной мЬлЬ (\Уогай Сгаа ия 


иги) или савной мЬлЪ ‚, которой упозашель- 
во одинакаго роду <Р чернымЪ. 


‹) Класиопой зциферб ( Е 15 рижив 
@ёте  деДтиННИх ео асс, Е аипито №), 
копорой, описанр будет вЪ змЪ. классВ , 
ошд. т го при квасцахьЬ. 


3 ПраымБ- 


ВидЬ 
72, 


Примчан!я о шиферб вообще, 


т) ‘ЗдВев сперъва надлежишЬ р56шитть слБлую- 


щей вопробф`, ‘а именно : для какой точно 
причины шиферы причислены КФ стекляни» 
сшымФ’ родамЪ ? На которой оттеБтетвовать 
можно шокмо се ‚ чшо вЪ нихЬ примфчены 
шБоже самыя свойства’, какуя имрюШФ в 
стекло  претшворяюнИяся` каменья ‚а именно 
вр огнЬ расплавливаются , и кислыми спир- 
шами вскипаюшЪф ; по чему они кЬ стекля- 
нистому роду и принадлежатР. Что ка- 
сается до квасновато шиферу ‚ то оной , 
яко’ ‘изЬ мергелевой и мФлогатой землй со- 
ставленной, ‘изЬ чего’и квасны состоят, по- 
меньшей мБрЬ кЪ изпестнымф каменьямЪ 
причислить должно. Правда, что можно бы 
было шиферы включить вмрсшЪ ЕЪ прошчи- 
ми ‘шифёрными каменистыми ролами , по- 
колику и они из подобной земли сосшав= 
лены у но понеже здЪсь при раздБленйи ка- 
ждато сорта’ по ‘классамЪ не о землЬ , изЬ 
которой каменья составлены ‚, но о камнр › 
хакЪ оз составленф ‚ разсужаается $ то 
по сему не основательно бы было , еслаьли 
бы каменья кр известному роду причисле- 
ны были. РавнымР образом никшо за не* 
пристойно почеслпь не’можешр , когда. гово= 
рится ‚ чшо земля известноваша ‚, а ка- 
мень самЪ собою сшекловашР , И БР отнБ ВР 
стекло плавится ; ибо когда кислой СЪ 
известноватою землею см5шанной спирт на- 
шуру оной земли шакЪ перемфняешр ‚, что 
она вЪ огнБ и вЪ водБ распускаешся $ шо 
ресьма удобнбе кислой купоросной спирт 

смБшан- 
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см5Ьшанной отчасти <Ъ торнымЪ жиром 
и масленою машерею известноваттую землю 
ВФ .расплавлякицейся вЪ огнф камень прешво- 
рить’ мот бы :‘однако самая земля . таковА- 
же › остпанешся'", каков» до пюго была, Се 
изЪясняется . шФмЪф_,. когда” примфшанныя 
аруг!я, какЬ соляную и Фристтую маше- 
ре’, ‘ош’ нея ‘отдФлищь- 5, ‘причемЪ; самой 
мфлЪ у булучи”нВсколько кра’ напсенЪ #Ъ- 
кошорыми’' кислыми спиртами % пловучимь 


- дФлаешся.  ОбЪ оном ‘чишай в книЕБ подЬ 


пиитуломЪ Гомерова золотиая иБпь на стра 
нинВ 211, 


ИзЪ вышеписаннато примфчаня явствуетЪ, 
что н5фкоторые шифернме каменья ‚происхо- 
дятф ошЪ извесши и мергелевой землй ; ао 
другихЪ › на которыхр видны травы и друг#я 
ПОдОб1Я, Заключить можно ‚ что нБкоторые 
изЪ нихЪ ошФ болотной и пыловашой Землй 
начало свое имБбющЪ. Когда обыкновенная 
купоросная кислость» отчасити СЪ каменнымЬ 
жиромЪ и смолистою матермею смЬшазигись, 
до котораго. нибудь изр сихр земляныхЬ ро- 
довФ дойдешф, и на шакой болотной землЬ 
разойдется ив ней укрбпишся $ шо оштЪ 
сего см5шен1я шиферь окрБпнешЪ ‚ а’ штол- 
сшоша ево. бывает по тому › сколь мното 
или мало той шекучей машери до земля- 
наго роду дошло, Хошя Лан вь Ефеме- 
ридахЪ `ВЪ разсуждени своемЪ о нау рЪ и про- 
исхождеши шифера вЪ шомЬ бмЪ ‚ би 
проч. составлене: шиферныхЪ камней осадкФ 
приписываешЪ , яко бы они составились при 
пошолБ ошф разлиния воды или другой ка- 

р 2:3 кой 
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кой жидкой машер!и шакимЪ образомЪ у 
чшо земля исподоволь ВЬ счпоящей водБ на 
дно опускалась 5 и какЪ слои шакф и ли- 
сшы по ‘свойству и опущен!ю машер!и изо- 
бразились $ однако шакое его мнфы!е свой- 
сшвенной шяжести › слоямр ‚ -лисшкамЪ: и 
находящимся в слояхЪ шфламЪ $ травамЪ и 
минералам прошивно ‚ чишо самымЪ опы- 
тшомЪ довольно доказывается, и для того 
здБсь просшранно о шомЪ  разсуждать не 
нужно. Однако в шомф  прекословить 
не можно ‚ чшо нЬкошорые роды горизон- 
птально лежащихр шиферовь дБйствишельно 
начало свое ош потопа имБбюшЪ шакимЪ 


образомЪ ‚ что одинЬ земляной слой на’ 


аругой при разливан!и садился ‚, кЪ чему 
не столько шБлА и шяжесшь землй ‚ какЪ 
сверьху давлен!е шекущей воды способство» 
вало. 


ГЛАВА, ПЯТАЯНАДЕСАТЬ, 
О ПЕСОШНЫХЪ КАМНЯХЬ. 


у. 1. О песошныхЪ камняхЪ вообще. 

О ТурецкомЪ шочильномф камнБ, | 

3+ О тозильномЪ или жерновомЪ камнБ раз“ 
ныхЬ ‘сортовЪ. 


4. О проступчивомЪ ‘камнБ. 

5; О шрубошномЪ песошномЪ камнБ. 

6. О лешедномЪ камнВ. 

7. О песошномЪ камнБ и его сортахЪ, 

8. О песошномЪ шифер разныхр сортовЪ: 
5. © слипшемся песошномЪ камНБ. 


$. г. 


^^ д `ъ 


чо ) кр (о5 
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& 
ПЕСОШНОЙ КАМЕНЬ (С4з [лоп. бахит 


«гепатит Акс. ЗахЕ аИегит вепш Асс. эахит дари- 
ют) имфетЬ слБдуюция свойсшва : | 

т) Самыя мБблк!я часшицы сего кам- 
ня сушь всегда о вБ немЬ видимы › изЬ ко- 
их иные бывающЬ крупнфе ‚, а иные мБл-. 
че, ине чшо иноесушь ; какь мБлкая пыль 
или песчаныя крупинки ‚ кошорыя смфша- 
ны и безпорядочно вмфсшф находяшся. 


2) Песошной кзмень добывается по. 


большой части слоями ‚ кошорыя иногда 
пголще › а иногда шонБ бываюшЪ ; .ло- 
маешся всегда квадрашными шшуками ‚ & 
при разбивкБ распадаешся вр куски разной 
фигуры. 

3) Чшо до сложен!я песошнаго кам-= 
ня касаешся ‚ шо онЬ по большой часши 
рухлЪ бываешЪ, ВЪ нБкошорыхЬ мБешахЬ 
находяшЬ весьма швердой песошной камень; 


олтр ударешя имЬ о желБзо огонь ошска-о 


киваетр ‚ шолько весьма мало ; причемЬ 
камень. омЬ каждаго удару убавляешся, 

4) Песошной камень вЪ огнф `‘вЪ стек- 
ло плавишся ‚ кошорое весьма площно и 
кр5пко бываетЬ. | 

5). Свойственная ево шяжесть про- 
тивЬ водё состоит , какЬ 32 и 3} кЬ 20. 

6,:.2. 

тТуреЦКОЙ ТОЧИЛЬНОЙ КАМЕНЬ (С4з 
РагИсиЙз” агепорз 1епи[ри5 трафа физ „ дед, тидита- 
#5. Со; Тиска), которой сЪ перьвато. взгля- 


ду показываешся › яко бы онЪ изЪ чешуй” 


составлень быль или кЬ голышамЪ принад- 
83 лежаль. 


рРодЪ 
2, 


ВидЬ 
72. 


\ 


ВидЬ 
73. 
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лежалЪ. ОнЬ блБдносФраго ивфшу , и шакЬ 
иякокф бываешь, что сухой сшалью’' обите- 
решь можно ; смоченой масломЬ заливер- 
дЪешЪ ‚ обожженой побфлЪешЪ ‚, и шогда 
кажешся , будто бы онЪ былЪ изЪ самаго 
мЪлкаго песку составленной песошной `ка- 
мень ‚ пришомЬ же вЪ огнф швердешЪ. 
кф 

ТОЧИЛЬНОЙ КАМЕНЬ ‚ жериопой ха-щеня у 
хрулнозернивтой лесолиной `жаменя (0 рати 
5 атепойу аедиаих , ттогия ‚ сонсшат. 1[.арз 
соватиз. Со; ошкатв, бахит тот Арис. Соз руга- 
118 2 адиапа Ри.) состоит изЪ весьма тон- 
кихЬ и ровныхЬ часшицр , кошорыя хошя 
сами собою и очень рухлы ‚, однако между 
собою шакЬ крфико соединены ‚, чшо 
водЁё! скрозь себя не пропущшающЪ. ‘’Упо- 
требляешся сей камень на точила и жерно- 
вы. Раздфляешся на слФдуюцие соршы , 
а‘ именно: 

1) Белой точильной камень (Трб 692 
гатиз афиу) инако называемой илопой хаменй э 
изЪ кошорато изрядныя бБлыя фигуры д5- 
лалиь можно. 

| 2) Спутлос$рой точильной ха.тень (1.4 
р!; софатиу стегеиз }. 

3) Краснопатой точильной хашменв (Гоа 
р согайия тиферсетз ). : 

СихЪ двухЪ соршовЬ шочильные ка- 
менья вЪ великом} числ$ находяшся вЪ Дале- 
лайдБ вр ОрсовскомЪ приходЪ ‚ ошкуда они 
во все Шведское королевство привозяшся. 

4) Желтой точиланой камень (Гар с0- 


ати; Паиесейт), 
ИЗЬ 


чо ) 119 ( 05 


ИЗЬ сего камня дБлаюшЪф тшочильные бруски , 
‘копорыхЪ кф шифернымЬ причисляшь ие 
НадлежишЪ. 

5. 4- У 
проступчивой КАМЕНЬ, подяной ха- 

‚мень (Со; рагИси5 атепофу таотИиу , адиат 1тап]- 

ти епу. ЕШтит) состоишЪ изЪ крупныхЪ ,› 

итолько ровныхр песчинокЪ ‚ видомр шоро- 
ховашЬ , воду сквозь себя пущаешЬ и на 
воздухБ швердфешЪ. 


Такой камень находят на Канарскихр и Мек- 
сиканскихЬ берегахЪ. Японцы почишаюшЬ 
сей камень за окамечБлую губку. НБкошо- 
рые процфживаюшф сквозь сей камень и 
очищаюшф шу воду › которую пьюшЪ. 

вы 
трубошной ПЕСОШЧОЙ КАМЕНЬ (Со; 

рагйсиЙ$ агелойу, этогйиу чаи Гогатишр тогдта- 
{е аЙтаа. Соз Ротапипаа) ‚ которой сЬ виду 
кажешся ‚ будшо бы черьвями источенЪ 
былЬ ‚ и весьма на пемзу походишЪ. Ча- 
сшицы его сущь весьма субщильны ‚ и & 
дфлБ очень способенЪ ‚, весьма легок ‚ нф- 
сколько шиферовашЬф и Шакже воду сквозь 
себя пущаешЪ. 


Сей камень находящЪ вЬ Ингерманландии , и 
упоптребляется кЪ сшроен!ю увеселишельна- 
го замка Петергофа. Около Упсала мЬсша- 
ми шакого же сорша камень находишся на 
песчаныхЪ берегахЬ , кошорой шого же свой- 
ства. ВпрошчемЪ кажешся , будто бы онЪ 
на нь разсыпался $ ибо находяш> его 
только мЬлкими кусками, 
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Вид 
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4. АЕ 
ЛЕЩЕДНОЙ КАМЕНЬ (Соз раРнсий5 ии! 

2$ ВТагеор › тоШз, саедиа. Юнайит Саер, Оиаа 

’гиип Аеги. бам аИегит вез Абрис) состо- 

ишЬ изь субтильныхЪ и весьма мБлкихЬ 

часшииЬ ‚ которыя не чшо иное сушщь , 


как пыль СЪ глиною смфшанная. НЪФкошо-- 


рые изЪ михЬ бываютЪ крБпче › а друме 
мягче › чшо при шесанти узнать можно. 
ВиломЪ по большой часши бывающЪ сБрэго 
ивфиту › а при ударенти о сшаль огонь ошЬ 
него ве отскакиваешЬ. 


Примбч. 1) Гошландской лещедной камень упо- 
требляется вЪ СтокгольмБ кф строеню Ко- 
‘ролевскаго замка ‚ и по большой часлпи со= 
стоишр изЬ небольшихр блистающихЬ глим- 
меровыхр частиц. Другой ‚ кошорой изЬ 
Нерики и Кумландскатго приходу вывозиш- 
ся, и шамб чещелнымб халинемб назы- 
гаешся , выкапываештся изЪ землй продолго- 
ватыми большими и малыми чешвероуголь- 
ными плишами шакЪ , будто бы ‘онЪ на- 
рочно обтесаной вЪ землю ‘положен быль. 
АБлаются изЪ него о жерновы ‘и точила › 
шакже кладу езо на могилахЪ. 2 

Прим6ч. 2) УрбинЪ Г!эрне (Зедиет. Е: аиГ. 96 
15. 06. Р. 356.)  доказываешЪ ‚ мшо Гош 
ландской камень происходит ошЬ пылова- 
пой СЪ глиною смБшанной земли ‚, потому 
что рудэкопы шакой родЪ землй ВЪ глуби- 
НБ подЪ симь камнем находяшЪ. Смотри 
вр сочинен!яхЬ Королевской Шведской Ака- 
дем!и НаукЪ томф> , Октябрь 1741 › стр. 
25+; шолько не извБешно › от, см5шанной 

ли 


ражы- 


8 о.) тол. (} 05 
ли кубической глины (глава 5. 9, 6) ‚или 
от другой причины . лещедной камень че- 
швероугольною фигурою вырастает. 


тей 

ПЕСОНТНОЙ КАМЕНЬ ‚ хрулнозернивтой ВидЪ 
лесошной камень (0; ратИсийз атепофз ›. тасдиа- 177. 
21.15 ‚ Чита ‚ ошкаги. Атепани, Гар агепачиу) 
еспть собственно тошЪ ‚ которому с1е назва- 
не приличествуетЪ. Частицы онаго круп- 
нБе и не такр ровны ‚ какЪ вЬ шочильномЬ 
и лещедномЬ камняхЬ; пришомЪ. онЪ. крфи- 
че и плошвфе ‚ шакЪ что кЬ выдфлкЪ не 
весьма способенЪ. Оныя по большой часши 
ясно видЪшь , и огонь имЬ высфкащь мо- 
жно. Сориы онаго суть 
\) 54%.40й лесолиной камень (Апепагии, 
сооте ао’). 


| 2) Желтопатой лесолиной жаьмень (Аге- 


пати Даие[сен;), которой иногда желшБе а 
иногда краснЪе бываештЪ. 


3) СФрой лесошной камень ( Аиепатит 
вттегеи ). 


Такой соршф камня изЪ бодмансе , чшо. ЕЬ бос= 
латень.› вЪ великомЪ изобилии привозяшЬ , 

и для шого рослагской камень называешся. 

Слои его по большой части желшаго и кра- 

снато цвфбиювЬ бываюшЪ. Употребляется на. 
сшулени „ жолобья и на другя шакя по- 
аБлки ‚ также и шЪ мБсша изЪ него адЪла- 
лаюшся ‚ которыя скоро гнить могут, 

| 68. ит 
ПЕСОШНОЙ ШИФЕРЪ (С; шт атеПах Б/- ВидЪ И 
Из, Со; Пиз; , Лив игепассиз) есщть щакой пе- =, | й 


я 5 сошной 
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сонтной ‘камень, кошорой состоитшЪ  изЪ 
крупных или м5лкихЬ , крфпкихЬ или 
мягкихЬ частииЪ , раздфляющихся шонки- 
ми слоями ‚, и пошому  песошнымЬ шифе- 
фомЪ называешся. КЪ оному принадлежашЬ 
г) Крулнозериистой лесолинойлииферб (Соз 
Я/ЛИ5 рагисийз таогфиз). 

2) М$лхозернистой. лесолиной лииферб 


(Со; ЛИШ рагисий5 тои) 


6. 9. 

СЛИПШЕЙСЯ ПЕСОШНОЙ КАМЕНЬ (С%х 
рагиси 5 тают, Уайщоз , @гоей/ае пайигае соиа. С 
Лана. бахит вакедит. Тлетсве. Ваусг ) назы- 
вается пот каменБ ‚ кошорой изЪ круп- 
наго песку или хряща состоишЪ. Часши- 
мы онаго суть не одинакато роду ‚ но смЪ- 
шанныя изЬ полеваго шпаша , кварца , го- 
лышей и глиммеру. 


ВЬ Финлануи из сего слипшагося песошнаго 
камня дБлающся жерновы , и употребляюш- 
ся при ЗекилВ вЪ бюрноборнтскомЪ погост. 

Гользиепой лесолиной камень (С0$*атепа- 
веа, рагнош в Дисеб тра. бахит ретоит атепасеит ) 

есть опочистшой камень ‚ описанной вЬ 29 

глав5 сей книги при 26 мЪ родЪ. 


ПримБчантя о песошномЪ камн$ вообще. 
1) Хошя сему прекословишь не можно ‚ что 
нокошорыя гбры ‚ состояция изЬ песошнаго 
камня ‚ надлежишФ почитать за самый 
#ревня › кошорыя созданы еще при сошво- 
реми м1ра ( смотри вЪ исшоми Давила 
Тиласа © каменьяхЪ на страницБ 13 }; од- 
нако за подлинно обрявить нё льзя ‚, кошо- 
рых 


4502) 123 (© 5% 


рыя изЪ нихЪ остались оп!’ пойюпа`, и ко- 
торыя вновв’ выростиия тбры. СлБды ‘ошЪ 
потопа оставшихся торф‘ покаЗьтваютЪ ока- 
менфиния вещи, как{я вЪ нихЪ до окаменФния 
находились $ а вновь выросииия‘или пбслБ 
потопа от’ натуры составлениыя  тбры 
извбсешны по им признакамЪ : 1) Что 
есшь нБкошорыя певошныя каменныя гб- 
ры ‚ в которых камень сЪ наружной 
поверьхности мягче ‚, нежели вЬ глубинБ $ 
шакф чшо самая ша поверьхность торы ча- 
сто из песку соспоюитЪФ ‘‚, подЪ которымЪ 
песошной ^ камень находится. 2) -ВЪ низу 
тЪхЪ песошныхЪ каменныхЪ торь являешся 
самой пошф пебокф ‚ изЪ котораго гора со- 
ставлена , такме‹си та машерйя” ; копюрою 
песчаныя часшицы вмБсшб.о связываюшся. 
Смотри: у Урбина`ЕРэрны (вании, ‘аи. Ме 
15. бр: 356) и у Генкеля о происхожде- 
н!и камней сшр..13. 14. Оной же Ренкель 
обЪявляешЬ ‚ чшо вЪ несозрВлыхЪ песошныхЬ 
камнях ‚ кошорые не совершенно еще окрри- 
ли, между песчаными частицами ту 
матер!ю видБть можно , которая ихЪ какЪ 
клБемЪ укр6пляешЪ. 3) Сюда же надлежатЪ 
и мБ живошныя ‚ кошорыя в песошныхЬ 
`’каменныхр горахф найдены. Смотри - вЪ 
истор!и Королевской ‘Шведской Академ! и 
НаукЬ 1741то года на страниц 25о. 


2) ВЪ разсуждёнии сего разнаго’ сотворения пе- 


сошныхЬ торЬ можно найши и причину ,› 
для чего нБкопорыя изЬ них почши еже- 
Яневному раззорентю подвержены ‚ и отЪ 
шого сами себя <ЪБаающими камнями на- 

зываюшся; 


зываюшся. Оные сушь древнБйшие $ а нБ- 
кошорые каменья имБюшф. шакое свойство , 
что на воздухЬ больще шпердБюшЬ или 
скоряе поспбваюшФ у изЪ чего и видно , 
которые изЬ нихЬ вновь родились, и ко- 
торые ош потопа осшались, 


ГЛАВА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ. 
О ГОЛЫШАХЪ ИЛИ АГАТАХЬ. 


$. 1. О голышахЬ или аташахь вообще. 

2. На как!е главные соршы оные каменья 

раздВляюшся. 

3. О темныхЬ и трубыхЪ толышахьЬ. 

4: О непрозрачномЪ гольшБ , и о разныхЬ 
онато соршахЪ. 

5- О полупрозрачномЪ-голыш (Ъего соршами. 

6. О кремнБ или о черномЪ. фузейномЪ кам- 

5 1) о черномЪ ‚ ‘и2) о мБловомЬ 

кремнф. 

7. О фигурованномЪ толыш. 

8. О полупрозрачныхЬ толышахф  высокихР 


цвршюовЬ. 

9. О кахолонгЬ. 

30. © сердоликБ сЪ разными его сортами» 

тт. О калцедонБ разныхЪ же’ сортовЪ. 

12. О оникс т) о АрапскомЪ оникбБ ‚ 2) а 
ат рок из) о зардоник<Б, 

13. О опалБ разных соршовЪ.. 

14» О глазЬ свБша. 

15. О АгашБ, вообше. 

10. О 


пестрыхЬ или полосашыхЬ агашахЬ и 
0, ихЬ соршахЪ, | 


К7. 


= > р Вы. 
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17. О фигурованныхЬ или ^^ ошф натпуры пи-. 
санныхЪ агашахЪ сЪ разными изображе- 
ями ; и о; ихЪ сортахЪ. 

38. О минеральныхЬ ласточковихр: агашахъ. 
различной фигуры. 


$, т. 

ГОЛЬШВ ИЛИ .4гат5 (5х; Арафез) 
ииешЪ слЗдуюния генёральныя свойства: 

т) Всякой ‘не обдЪланной голыш, 
каков ошЬ природы бываен ;‚ сверьху шо- 
роховашф и круглую фигуру ‘иифешЪр. ПодЬ 
скорлупою или вЪсрединЪ подЪ коркою на- 
ходишся вр нем чистое зерно’ или ядро. 

2) МалЬйния частийы сихЬ камней 
по большой части не видимы , так чшо 
оной камень почши совершенно гладокЬ › и 
какЬ сшекло показываешся: 


3) ВЬ ломкБ оные камни ровны и’ 
блистающи бываюшЪ , а иные ошчасии 


угловашы., ри разбивкБ распадаются ВЬ 
полукруглые, выпуклисшые и ложбинные 
на зюдоб1е чаш куски. 


4) Оные всЪ крфпки ‚ и изЪ огнива, 


огонь ими высфкашь можно ‚ кЬ чему под- 


‘^фйние нарочно употребляюшся, и для 


итого называющся кремнями. ‹ Шлифующся 
весьма гладко ‚ паипаче субщильнфйшие 
изрядное лице даюшЪ. 

5) ВЬ огнб прешворяютщся вЪ сшек- 
ло, токмо сильнаго жару жЬ шому шфребу- 
юр; а до прешворен!я вБ стекло сперьва, 


нЪсколько побьлФвЬ расшрескиваюшся. Особ- ` 


^иво примБчаня достойно ‚ чшо’шягость 


толыщей › наилаче шохЬ’, кои по морско- я 


му 


13. 
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му берегу находяшся 5 по объявлению? Ген- 


желеву › ЕР жару прибавляешся: 

6) ВсБ шаке голыши находятся на 
поляхЪ ` и Ь’ песчаныхЪ ‘‘буграхЬ ,‚ а’ вЪ 
кр5пкомь камнф исвЬ‘горахЬ-никогда не 
бывающЪ. 

7) СверьхЬ того веб сш.камни, имБ- 
ют шо особливое свойсшво , чшо они на 
воздух будучи согр5ваемы солнечвымЬ стя- 
нтемр истребляюлкя ‚ и вр бБлой камень 


прешворяющея ‚и шпогда они гораздо мяг-. 
че, и не прозрачны бывают ‚, со вефыЬ не ` 


полирующсея , и наконенр -по довольномЬ 


времени вЪ, 6Ълую. землю или мБловой родь_ 


премворяюшся.; причемЬ оф лпакого ихЬ. 


истреблентя_ дЪлаешся наружная шороховд- 


тая скорлупа или корка. (нум, 1), | 
8) Свойственная шяжестнь сихЪ кам- 


неф , смотря. по чисшошЪ каждаго › пере-л 


мФнна бываешь, 
ВЪ -разсуждении“ отмБнныхЬ. : свойстиЪ необхохи” 
мо ‘должно было шЪкаменья ; котюрыя вые 


ше сего ‘подЬ нум. гу би у9мЬ описаны ,› 


--отЪ кремнибшыхЪ ‘и яшмовыхЪ родовр › 02 


коих зыше’ говорено у отличить. Фперь- 
вые разность сю усмотрЬлЪ Камергерр и 
> Ассессорь: ТиласЪ, 


Е 
Голыши а два главные. 
сорта , и по шому надлежитЬ ихр раздБ- 
лишь на два рода, а именно ') на шемные 
м грубые ‚ 2) на полупрозрачные агашы, 
высокихЬ ивфшовЬ, 


. 6. 3. | 


( 


{ 
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ыыы ьнесвыа 


>. 
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6. 3. 

ТЕМНЫЕ И ГРУбЫЕ ГОЛЫШИ ,‚ кото- 
рые обыкновенно фузейньмми хаиняии назы- 
ваюшся ‘(5е5. Ш еех втераги) ссуть” столь 
грубы м ивфшомр шемны › что вр поли- 
ровкЪ никогда хорошато о лина имфшь не 
могушЪ. „Свойсшвенная‘ихр шяжесиеь иро- 
шизЪ вод сосшоитир-, какЪ средняя ‘про- 
порция между 254 И 265 ко тоо,; 

бу: 4 

грубой нЕПрозрАЧНОЙ ГОЛ ЬИЪ. ( 1х 
орасих ‚ атуитесе таециаи5т › тоШог:а = ЭИех г офасиз. 
Руптасьия о мог. Опагоит Таро. Сасшия > [и 
Дтиршия. `Клсе!: ) бывает» по’ большой части 
свЪшлаго и бфлаго ивфигу; находится либо 
вЪ буграхЬ и ямахЪ ;’либо вЪ рассЪлинахь , 
либо же просшо на полЪ весьма непрозрачной. 
По разбипйи кажешся; будто бы онЬ вну- 
три  соспюялЪ изЪ песчаныхь ‘зерен „ хоптя 
вЪ самомЪ существ®ф никогда ' зернистф не 
бывает: ‹Ири помЪ ‘овЪ не такр крФпокЪ 
и. плошенЬ. жакЪ друге голыши или квариЬ 
бываешЪ. Соршы его сушь слФдующие : 

1) биф то лой гольтив (.ЭИех орасиу сап- 
Я14и ). | 

2) Краснопатой (ЭНех орасиз тифе)бепз )). 

3) Желтопатой (5х ораси Ли септ 

4) Багропой (исх враги Лех. ). 

5) Зеленопатой (5пех. орасиз оте[еи$), 

6) Синепатой ($Иех орасиз соегще[сеиу). 

7) Чернопатой (51ех“ ораси; тете[бенз ). 

8) Жилопатой или сб лятнами го.лызид 
(51ех орасиз Фапераи). 


Хошя 


ВидЬ 
8 о. 


ВидЬ 
8т. 


Видр 
82. 
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Хотня всБ оные сорты. `ВЪ месчаныхЪ буграхЪ + 
только не в одиомь м[Ьсшб НАХОДЯшся $ 
однако  изр о ного не слЗдуешр ‚, чипобЪ ‘в 
круглые ‘и гладк1е находяциеся ВР лпакихЬ 
буграхЬ и вообще толышами называемые 
каменья сюда принадлежали. Ибо великое 
множество ‘кругловатыхЪ ‚ опочисшыхр ‘и 
полезыхр камней шакже в песчаныхЬ бу- 
трахЪ находится ; но оные весьма ‘ош го= 
лышей различны ,; помому чшо они изЪ 
&вухЬ ‘или ппрехЬ  ‘родовЪ ‘другихЪ ‘камней 
составлены , © чем просшраннфе. ниже 
сего ..иЗЪяснено будет ;уа на птуральной 
толышрР состоишЪ. самЬ с0б0ю безЪ всякаго 
другихЪ родозр примЪсу. 

$, 5. 
полупрозрачной голыьшъ (51ех [рт 
реПис4из. у питт[есе уете аедияИу , тоШог. 5 Иех Денин 
рейнаи;, Онаткит Депифейисаит) бываешр  ивб= 
шомЬн5сколько свБшляе ‘и ‘мягче ‘} ‘нежели 

кремень, но’ со всбмЪ полупрозрачень и 

внутри ‘швердЪ кажется. РаздБляешся на 

слЪдуюние  соршы: 
г) Бфлой лолулрозрачной, голышб (5х 
етирейис Чи; сай 4и;. Сама). 
12) Полулрозрачной гольши® зтедопаге 
цифту (5Иех епиреЦис ия тееиз). 
3) Краснопатой лолулрозрачной голыли$ 
(ЗИех еттреЦисих гифеГеетз 
$. 6. 
КРЕМЕНЬ, или черной Фузейной ха,менл, 

(51ех согивиз › дитирсе -аедиаЙз › Чи ИВтиз. 5Иех 11 

душу. Гар согпеиу, Согит: ЮбИЕ Виго. оахии со! 

пшит Е лес. Ругиа ЛИсеи;. Руптас Би. бИех стерасеия ) 
есть 


Фбо ) т2о ( 05 

естть весьма шемной роговаго Ивфша  го- 
лышф › кошорой либо просто на поляхЪ , 
либо вЪ мБлу находишся. Внутри кажеш- 
ся весьма плошенЬ и гладокЪ ; крЬпокЬ и 
ровенр почти как сшекло. — БываешЬ 
двухЬ сортов: 

г) Черной жремень (ЭИех штатих рег атив 
о ши;) ‚ которой иногда шемнфе , а иногда 
св.Ъшл5е бываетЬ ‚ и находишся просто на 
поляхЪ. Часто случается сЪ пятнами и 
полосами‘; вр Шови множесшво шакихЬ 
кремней на поляхЬ находяшЪ. 

2) М%®лопой хремень (.ЭЦех 1втатиз стеёа- 
ссиз`) находишся вБ мБлу ‚, или 05060, 
только ошЬ маленьких бЪлыхЬ мБловыхЪ 
пятенф шакф изрышой , какЪ бы черьвями 
нарочно источенЪ был, шок что в немЬ 
немалыя пусшошы усматриваюшся. 


$". 
ФИиГгУуровАННОЙ ГОЛЬШЪ (5Иех Дкита- 
15) есть либо кремень , либо грубой или 
полупрозрачной голый. Иногда случает- 
ся как расписанной или фигурами укра- 
шенной. 


БЪ числ такихЪ тольшей почитаются 5116$ 
Апройтг вецие т Вогасвй 4. Нам. Уд. 1У. 
рак. 177. Сыахжае или ядровые голыши : 
Зе; пит/тея : Баре Фиссий или коровьи 
каменья и друге. 


5%, 


полупрозрачные ‘Голыши высо- 
КИХЪ ИВЬТОВЪ , которые обыкновенно „4га- 
И таии 


ВидЬ 
83. 


49бо ) 130 ( ©5 
тами называюшся, (Афан. Зее; Афаниг) бы- 
ваюшЪ полупрозрачны , чисты › и послбБ 
полировки хорошее лице даюшЪ. Свой- 
сшвенная шяжесшь каждаго из нихр сор- 
ша почши не одинака. 
$. 9. 

КАХОЛОНТЪ (.Аефаге; орайта 1епах, Гасита 
таедиай5. Сасфостиу) есть густоватой полу- 
прозрачной агашР бФлаго или опаловаго 
ивфшу ‚ которой изЬ ломки выходишЬ вЪ- 
сколько неровенр и угловашфо на’ подобе 
кварца. Хошя он весьма вязокЬ и крф- 
покр ‚ однако шочишь и полироватть ево 
можно ‚ и из полировки весьма чистЪ вы- 


ходишр. ВЬ огиЪ сшановишся со всфмЬ не- 


прозраченф и шароховашф шакЪ о, какЬ 
жженая кость ‚ а иногда в. сшекло пре- 


шворяешся. 


ВЪ Калмыцкой землБ шакЪ ‚ как и прошче 
голыши ‚ кусками ево находяшЪ при р6кБ 
Кахр ‚ какЪ оную Калмыки называют , а 
каменья у них слывутф общимЬ именемр 
ХолонгЬ ; по чему и сей камень КахолонтЬ 
назван ‚ потому что оной при р5кБ КахБ 
находится. ИЗзЬ сего камня всяк!е, сосуды › 
какЬ напримбрЬ чайныя кумки ‘и прошчя 
вещи вышачиваютфр ‚, коиюрыя на полупро- 
зрачной 6Ълой фарфорь похожи. КЪ шли- 
фован!ю онаго камня употребляется наждакр. 


б.. то, 
СЕрлоликъ (Акалех. Гете рейиааа › сооте 
гифебете. Сатпедиз.. батон. Теорбтай. бага РИпи. 


багаиу Вссеш.) есшь чисшой почши со всфмЬ 
прозрач- 


ть. ожЕь 
Бонк °_ 


950 } 151 { о 
прозрачной агашф , по большой часши кра- 
снаго мяснаго ивфша , и на смЬшанную с 
водою кровь похожей. Свойсшвенная его шя- 
жесшь кБ водБ сосшоишр , какЬ 329 ко 100. 
находяшся 


:) Б®лопатой сердолих8 (Сатледшу @Ве}- 

ет. (Согнеоиз). 

| 2) Краснопатой , называемой Зардерб и 
((Сагпеоиу гифе]сеиз. 5474) бываешь желшю или 
блБднокраснаго ивфша , и по прямому на- 
зывается „Зар дерб. 

3) Красной (Сагпеб из тифег. ВегуЙиз. Эсе- 
иср2. \Уоо4\у. ба’) бываетЪ ивфтомЬ кра- 
сенЬ , и прозрачнфе ‚ нежели пропгие сер- 
долики ‚, а иногда и темнокрасенЪ. 

4.) Б%лой сб храсными кралина.ми „ такЬ 
называемой хамень Спятаго Стефана (Сатие- 
1иу аФе}оетх рипсш 5 гирь. Сетта 5+, 51ерБат КипЧ га. 
Зивтиез) иметнЪ видЪ красных кровяныхЪка- 
пель, на блБдномЪ Карнеол набрызганныхЪ. 

5) Зардерб лолосатой или сё пятна. ин 
{ Сатпеоив гифебену , тасш 6 [теб Чопе1из`) есть 
красноватой сердоликЪ › либо бЬлыми и 
красными ‚ либо бЪлыми и черными черточ- 
ками украшенной ‚ или другими какими 
пяшнами исиешренной. 


ПримБч. *) Хотя нБкоторые отличало проз= 
рачные сердолики отшЪ непрозрачных $ 9 
нако такое между ними различте 3дЪсь вве- 
дено бышь не можейЪ , потому что они 
не со в(БмЪ непрозрачны › но либо со в фыЪ 
свфтлы , либо полупрозрачны. Между тфымЪ 
шо примЬчать надлежишЬ , чию Европейские 

И 2 серлю- 


серхолики не столько прозрачны , как 
А ЗГа гп кте. 

ПримЁч. 2) Обыкновенно нынБ сердолики’‘уло- 
пребляюшся на перстни, печашки и прошчя 
пому подобныя вещи. 


9 ТЕ. 
ХАЛЦЕДОНЪ (Асфлйез слх феЙшеаь пефи- 


а, сооте это пима. Сисеониу. Сапдаа онух ) 


едва полупрозраченЬ ‚ во шуманенЪ и му- 
тень сфраго ЦеФша, сЪ прошчими блЬдны- 
ми ивбщтами см5Ьшаннаго ‚ бываешЬ. Когда 
сквозь вего смошрфшь станешь , што не 
инлко покажешся., какЬ бы ты сквозь гу- 
стой туманЬ смошр5лЬ: притомЪ онЪ вр 
огн5. бЪлБешЪ. Соршы онаго суть 

1) Сёрозеленопатой халиелои5 (Съае- 
Фотиз 570 от) бывает почши . зеленаго 
ивфшу ‚ а ежели сквозь него посмотришь 
шо покажешся изЪ сфра и не чист}. 

2) Сзробйгроной ( СЪиседоти руео [раййсеи) 
имфешЬ блБдной багровой пвфшЬ , или изЬ 
сБраго и блгровзго ивФиовЬ составленной, 

3) СФросиней (СЬажедотиз ве [го соетш [сет ) 
есть  восшочной ,. и притомЪ отчасти 
желиюватЬ и пурпуровашЪ ‚ такЪ что три 
нвфта вЪ нем видны $; а ежели его про- 
шивр солвца положишь ‚ шо вЪ немЬ всБ 
тб избы покажушся ‚ кактя радуга 
имрРешЬ , и пошому называется Лалиедони- 
ческал ралуга (1115 Съиседота \. 

4) Б%-лосфрой ( Срасе4отия вто [асе 
бываешр блФлнаго ‚ бФлаго или густато 
млезнАто НВЪту , каковЬ Европейской или 
просшойи халиедонь. 

5) 


| 


96 о) 133 (05% 
$5) Полосатой ‘и сё. лятиаии (СБосе4е- 
игиз, Ппейх её тасийз.4опаниз) имфетЪ иногда кра- 
сныя ‚ иногда бЪлыя., ‘а больше сБрыя и 
шемныя полоски’ и пяшна. ( Случаешся 
ошчастя и сЬ желшыми на гнилой сырь 
похожини пящнами. 


О халцелонБб никто изЪ древнихЪ писателей 
ни гаБ не упоминаешр , кромБ Апокалипси- 
са 2х глав. НовБишие весьма различно его 
описываютьЬ. НФкоторые . обЪявляютЪ ‚ ЯКО 
бы он красен ‚ какЪ огонь, и Че самое 
показывает ‚ что ‘онЬ родЪ сердоликоЕЪ у 
друме почитающр его за КарбункелЬ или 
ЛалЪ , а ичые подтверждающр , чшо онЪ 
слоями сЪ ониксомЪ сходствуетЪ -, и проч. 
ЗАБсь онЪ ошЪ сердолика вЪ шомЪ отличенЪ 
т) что весь шуманенЪ и нечисшЬ , и едва 
полупрозраченЪ. 2) \шо сБрой онато избиЪ 
<Ъ прочими блбдными цкбшами смфшанЪ у 
напрошивЪ того сердоликф весь прозраченЪ, 
высокато ‘цвБшу и чисшЪ бываешЪ, 


в: » 


ОНИКСЪ (Аефие; их Летфейнсца . Газ 
диЁ тан; Фе сйогайя, оглаа. Опух. Опус. 
У/огиа. ТлеЙег) есть отчасти непрозрачной , 
а по большой части с0 всфмЪ шемной ‚ но 
по меньшой м5рБ почши полупрозрачкой 
агашр ‚ которой изЪ разноивЬтныхь. сло- 
ев. состоишЪ , и оные. кружечками или 
один на другом лежатьЬ. Свойственная 
его шяжесшь поомизЬ вод! состоишЪ какЬ 
251 ко 10с. КЪ оному причисляюшся 


Из 1) 


ВидЬ 
86, 


бо ) 134 (056 


т} .Яралсхой онихс8'` ( Опух сотиеиу , Гая 
еёГ ети! , аи ирт5 › Ла ви а; стпаиз. Отух. 
Олух Атаки’), имфетф весьма притожее по- 
ле , въ кошоромЪ иногда черные , багровые 
или бЬлые кружечки’ плошно одинЪ к 
другому рядомЪ примыкаюшся ‚ какЪ оное 
на фигурахЬ 8 и 9 усмошрфшь можно. 


ПримБч. 1) Сей есть прямой оникс ‚ и шотЪ 
самой ‚ изЬ котораго древе фигуры и 
печаши свои вырЬзывали ‚ шакЬ чшо грунтЪ 
былЪ особливаго цв шу ‚а вырбзанныя фи- 
туры свой ошмФиной цБЬзФ имЁли ; по чему 
сей камень у восшочныхЬ народовЪ и по- 
нынБ еще вЪ великомЪ почшени, и &Ъ Ки- 
ша , гдБ его Рау называютЪ ‚ кромБ Ха- 
на , никому. другому носить не дозволяеп- 
ся ; и для сей причины онЪ вЬ священномЪ 
писан!и прежде другихЪ имянованЪ. 

ПримБч. 2) Ежели слои и кружечки вЪ семЪ 
амнр отЪ напгуры шакФ расположены » что 
они на глазную ЗБницу и Фтошную пере- 
понку похожи ›, шо оной называешся Осшив 
Вей, ВеЙосЬю. буде же онЪ просто на че= 
ловбческой ‚ глазЪ походишЪ ‚ шо Шеисора|- 
ти; называется , наипаче когда ‹френькой 
кружечикЪ глазЪ представляешЪ. —Есшьли 
шакой кружечикЪ булешЪ красноватой › то 
называется онф Ёгуйторм тих ‚ хошя его 
вр семЪ случаБ по справедливости КЪ сар- 
дониску причесть должно. ФюрЫтиз на- 
зываешся шошр , которой два глаза пред- 
ставляешр , какЪ подр опою фигурою изоб- 
ражено. 'Тюрытиз; ‘представляет  шри 
хлаза, и шак далбе. АертерЫ ти: имЪ- 

еп 


' 


о 


— 
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ет изображеше козлинаго глаза ‚. Гусорь-- 
пи; волчьяго ‚ и прошчие шому Подобные, 


2) Мемфитб (Опух Лта , Чшет]е сооган$ у, 
отпани. Метр. Сатебша) кружечковЬ не 
имфешЪ , шолько слои одинЬ на другомЬ 


лежашф ‚ и обыкновенно нижней слой бы-` 


ваешр черной, а верьхней бБлой , которыя 
иногда между собою раздфляшь можно. 


3 )Сардоникеб (Опух ‚ Гаеиз её стсшШ5 аопа- 
и, аИеито тшто. эагдопух) ‚ которой шакЪ 
называешся по тому ‚ чшо красныя его 
кружечки или полоски роговой или друме 
разные ивфшы имбютЪ ‚ а камень самЬ со- 
бою оникбФ ; и шакр вЬ немр красновашой 
сердоликовой ивфшЪф сЪ ониксомЪ смЬшанЬ 
бываешь. Прозрачныя онаго мБсша, ко- 
торыя иногда вЪ немЬ усмашриваюшся , 
состояшр изЬ сердолика ‚ а прошчтя не- 
прозрачныя составлястЪ ониксЪ. ВпрошчемЪ 


сей родЪ по большой часши волнисшой бы- 


вает» 
$219“: 


ОПАЛЪ (Асфае; те реЙшыща , соогез фто 
ии Греснйотз тишанз. Ораиз. Раедетоу РИ. Гар 
@стешати) почши весь прозрачной агашЬ , 
имфюний шакое свойсшво ‚ что’ видЬ свой 
перемБняешр ‚ смошря по шому , прошивЬ 
свфша ли › или СЪ сторон на него смош- 
оЬшь сшанешь. КЪ нему надлежатЪ 

1) Ола.лб „млечнаго цифту (Ораиз асе 
соот ех тио, чп, соегщео её Паш хегревот 
хошя со всфмр прозрачен ‚ но ивБшЪ пе- 
ремфняешь шакЬ ‚ чию иногда кажется 

И 4 кра- 


ВидВ 
87. 


ВидЬ 
88. 
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красноватр ‚ зеленовашЬ и синевашЪ ‚ а 
иногда желшовашр у смошря по тому но- 
ложёню ‚ какЬ кшо его кЬ свфБшу оборо- 
шишЬ и смотрфшь сшанетЪ. 

2) Чериопатой ола.лб (Ор; таег Пеоит 
ети1еиз соютет ) черно и желтовашо блиста- 
ешр , на подобе чернаго сЪ одной сиоро- 
ив горящато угля. 

3) Желтогатой олалб ( Орши; ДалеДсенз , 
ЧЕМ соотит тергаеетаноне , хегсоог видомЬ че- 
рен ‚ шокмо пруятной игры не имБешЪ. 

4) Кошечей глазб (Орашу отеен$ › тай 
ит ех аФфо т Паиебетет ет епу. Осшиз сай. Айена 
Рип. Ридоорииз Сат4ап. Осшиз Из. Гар ветен- 
ати) есть сФрожелтой или зеленовашой 
опалЪ ‚ кошорой издаешф отшЪ себя изЪ. жел- 


па бЪлые лучи ‚ на подобе свфшящагося 
кошечья глаза. 


Хошя всБ прошчия драгоифнныя камни искус- 


сшвомЬ поддБлываюшся $ однако вр опал 
сего обмана учинить не можно ‚ И для ШО- 
го надлежало бы оной по справедливости 
почесшь за прекрасниций между другими 
драгоибнными камнями ‚ какЪ онф и 
АпокалипсисБ БР 21 глав знаменишфйшимЬ 
камнемЬ названЪ. 


6, та, 

ГЛАЗЪ СВЪТА ( у хисшит . сооге › ан 

аёте ораса , адиа регрира реЙисету. Осшиз анипа!. Га- 
рё тай Сасео|.. Воу[е 4е Адат, т(1еп. ше. р. 
43.) полупрозрачноспию на`опалЪ [нум: 8 и 
3] ь а цвБтомЪ на ониксЬ [7 из] похожЪ; 
пришомЪ имфешЬ с1е свойство, чшо онЪ на 
воздухЬ 


ыы чз ыы ыы 
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воздухЪ не сшоль прозрачен ‚ какЬ опу- 
щенной вЬ воду. 
15, 


АГАТЬЪ ( Асфаге; ди та › Гете реЦисеи; › аг- 
иегДу соотфиз пиетз, сапекиа. Асан; есть-точ- 
ной агашЪ › весьма кр5покЬ ‚ и различные 
высок1е ивБты изЬ себя показывает. Бы- 
ваешЬ по. большой часши прозрачень , вБ 
ломкб ровень и блисшающ? , и весьма чи- 
сто полируешся. Свойственная онаго тя- 
жесть прошивЪ роды , как 2572 КЬ тооо. 


Для многоразличныхЪ видовЬ, коими 


агаты между собою разнсшвующЪ ‚ и для 
многихЬ их именован1М , за благо разсуди- 
лось всБ агаты раздфлишь на два рода , а 
именно: на лестрые или лолосатые и на фи- 
гуропанные или отб натуры лисаниые, 


5 5 


А. ПЕСТРЫЕ. или лолосатые агат ( АсЬатез 
кара), вр числ коихЬ сушь слБлующие: 
1) Чернопатой агатб (Асфае$ язта бы- 
ваетр’ либо совершенно черной, либо сЪ дру- 
тими цвбтами сибшанной: притом черной 
аташр имБбешЬ то свойство ‚ что вр огнЪ 
изфшу своего не перемБняетЪ. 

2) Багропой агатб (Чери; ира) по баг- 
ровому полю другими пяшнами и струями 
испешренной бываетЪ. 

3) Сёрой агат ( Исфатез стегеа)) имфетЪ 
СБрое поле сЪ пяшнами и кружечками дру- 
гихЬ ивфтовЪ. 

4) На льпипую хожу лохожей агат 
(Асвате; реш; Шлвоптае. Геониоп. Глоно4та) пвЪ- 


И; помЬ 


бо ) #38 ( ©56 
томЪ походишЪ на львиную кожу. ‚ и при- 
томЬ волнистой бываешь, 

5) На расса.махопу хожу лохожей агалтб 
{Асфайез реШз Буепае ). 

6) На ‘арсопу хожу лохфожей агатб 
(Асвагез реШз райпрегае. Рагдайоп. Ратасьайе;)) бы- 
ваешр сь пяшнами ‚ на подобе кожи онаго 
звБря. 

7).Б%.лой жилопатой агат ( АсБае; ое- 
пи!5 аз. Геисафайе;) естть черной › багровой 
или сБрой агашЬ 'сЪ бБлыми пяшнами или 
кружечками. 

8) „Чгоилпб 06 красными жилочками 
{ Асратез оепш тиф Наетасрайе) есть черной 
багровой или сБрой ата сЪ красными пяш- 
нами или жилами. СЪ красными крапинка- 
ми ‘найденной называешся слятой агатб 
(Асрайез ста). 

9) Сардопой агат ( Асфайез тасий5 раШае 
хир’з. баг4асра) имфешр блЪдвокрасныя ,› 
или на подобе сардуса пяшна или жилы. 

10). Язимопой агатб ( Афайе; ИЕ 
Фиис 5 ти. Тарласфа!е) походишЪ на’ зеле- 
ную яшму СЪ красными крапинами. 

11) Трех5 цифтной агатб (Асфайез #716007), 

12) Эле.ментарной агат (Асфате; диа4тса- 
(ор., Асьиез еетсшаги) имешЪ четыре цвБита 
предсшавляющихр или значащих четыре 
элеменша, 


к 
Б. ФИГУровАННЫЕ АГАТЫ (.Асба!е5 Ддинаа) 
раздБляюшсея на слЬБдуюцщйе соршы: 
т) 17/п%тной ках бы искусстпо.мб рас- 
лисанной агалтб ( Асс; гесфиотогрьоз) предситав- 
ляешЬ 
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ляешф либо Мамематическую какую фигу- 
ру ›‚ либо лишеры и друмя изображевйя. 


Таковр есть Цвейбрикской аташЪ ‚ представляю- 
щей шри короны ‚› похож!я на Шведской 
ГербЪ ;$ шакже и большой ВБиской агашЪ › 
на коемЪ видно изображен е сходное (№ слБ- 
дующими лишерами : В. ХКУТОА. Ь. 
ХХХ. 


2) .4гатб ‘с$ изобфажещеиб небоныхб 
т.  (Асфиезх отапотурьо;) представляет 
звЪзды , или прибавляющуюся и ущербляю- 
щуюся луну ‚ и шакр далЪе. 

3) Волнистой агат (Асфайез сооте Диби- 
апЁе ) походишр на волнуюшуюся »оду. 

4) Коралькопой агатб (Асфийез сотаШта , 
сотаоаерие:) представляет коральковые ку- 
сшики. 

5) .4гат& предотаплязющей разныя де- 
репья ( Асфаез руютогрьоз. Пепагаефате. Асьате$ 
Мосьоёи5 УГоо4у.), на коемЪ видно подобе 
кусшовЬ и дерев, и ежели на такомЬ ага- 
шЪ листы похожи на блющовые (ре4ега 1ег- 
те"); то именующЪ ево Сие или Саю- 
райиш. 

6) Агатёб сб изображеще.м5 зпфрей (Асьа- 
и; хоототрЬо’), которое есшьли на заичью 
голову похоже, шо агашЪ [46 , а ко- 
гда на дикова голубя ‚ шо Рь[исЬа!е; назы- 
ваешся. 

7) „Агат изображающей, че.лоп1: ка ( Асфа- 
16$ ап торотогрьо$), каковЪ хранишся вЪ Упса- 
лВ вЪ Королевской библюшекЪ и Кунсшка- 
мерБ , коего на одной сшоронЪ прехожде- 

не 
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не ИзраильшянЬ сквозь Чермное море» & 
на другой страшной судЬ представляется, 


ПримБч. г) всБ агаты между собою такЪ раз- 


личны › чшо ихЬ порознь описать не возмо- 
жно ‚, за ифмЪф чшо оБдко одинЬ-агаш| ‹Ь 
другимЪ сходствуещь ; по чему удивишель- 
но ‚ для мего нфкоторые шЪ вещи ‚. кошо- 
рыя шолько одною чершою ‘или пяшнышкомЪ 
между собою разнсшвуют?Ъ, особливо имену- 
ют; ЗдБсь шолько главнйшия звания оных 
показаны , дабы желаюцие вБдать , по чему 
оные шакЪ названы ‚ удовольсшвованы быть 
могли, 


ПримБч. 2) Можно м на простомЪф  шоченомЪ 


агатБ ‚ особливо на сБромЪ или на халце- 
донБ ‚о базныя на подобте живописи изобра- 
женя здБлашь слБдующимЪ образомЪ; :) 
Ежели серебрянымЬ расшворомЪ нЬсколько 
разь по одному м5сту _перомЪ начертишь , 
и пошомЬ высушишь ‚ шо по шЬмЪ чертамЪ 
на агашЬ батровой цвршЬ будеш ; а когда 
по одному  мБешу-шБ чершы снова прово- 
дишь сшанешь › то на аташб ивршр будешЪ 
красновашой. 2) ТотЪ же серебряной расп:ворЪ 
смЬшанной проптивЪ вБсу серебрянаго ‘раство- 
ру < четвертою  долею сажи и скраснаго 
виннаго камня , по наведеннымЪ нБсколько 
разЪ чершамЪ на агашБ свБиглобагровой или 
сБробагровой цари производит. 3) Ежели 
вместо сажи. и виннаго камня столько же 
вБсомЪ перисшыхЪ кваснов» примБщаешь , 
110 живопись будешЪ черновата и Фюлешо- 
ваго цебша, 4) От» золотаго раствору 
агашФ свЪтлобагровой цвБшЬ получаешЪ. 5) 

ОшЬ 


450 тат (05 
ОпЪ висмутовато бЪловашЬ и непрозрачень 
сшановишся. 6) От золошато и ‘риушнаго 
растворов ‚ вмБешЪ смфшанныхЪ , на ага- 
т'В живопись изображается батровато ‘цитату. 
ЧрезЪ растворы прошчихр мешалловЬ никакой, 
живописи на агатахф изобразить не можно; 
а чрезь упомянутые ‘растворы можно на 
нихЬ” навесити пером и представить ша- 
к!я фигуры ‚, как!я кому надобны , шолько 
высушизр нахлежитЪ снова черты  прово- 
дишь до шхЬ побЬ у пока оныя живо 
изобразяшся, 

ПримВч. 3) ИскуссшвомЪ представленное на 
агат  изображеше ошЬ нашуральнато слЁ- 
хующимЪ образомЪ распознать можно : 1} 
ЕЪ огнБ все искуссшвомф написанное пропа- 
дает. 2) Ежели крЬикою водкою нЬсколько 
разЪ перомф по агапту проведешь , и чрезЪ 
полсутки вЪ сыромЪ мЬсшф ево подержишь, 
тпо искусствомЪ изображенная живопись шак- 
же пропадешЪ $ однако она наки возобно- 
вишся ‚о ежели агашЪ нБсколько дней на 
солнц пролежишЪ. 


$. 18. 


Минеральныя — ласточхопыя хаменья 
( Асфаез Дрита БетИрьаенса 6 оиай , тавииийте 
[етть Пт.  СЬейонй ттегису. ЭспеисЬе. Рридо- 
сфе!4он!) бываютЪ небольше агашовые зер- 
вьинки ифкошорую фигуру имбюшие ‚ а по 
больной часши на раковые жерновки похо- 
же , которые иногда малы и не болБе 
какр льняное сЪмя. ВЪ прошчихЪ агашахЬ 
бывают они какр песокЪ разныхЪ ивБиювЪ, 
а именно: бБлые ‚ желтые ‚ сФрые и сине- 
вашые. 


ВидЬ 


- 90. 
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вашые. Они же похожи на шБ камешки , 
каковы находяшр вр желудках молодыхЬ 
ласточек}.. Сюда приналлежашЬЪ: 

т) Полухруглыя ласточкопыя катенья 
(Срейдони пипегайе; Бет] рЬаегтс). | 

2 ).Часточкопыл ха.менья на лодое чалиб 
< Сьейдонй атиепиез. сопиехо-сопсаиг ). 

3) Опалистыя ласточкопыя хаменья 
(СьеПЧони тега ех оиаеу). 

4) Четпероугольныя ласточкопыя ха- 
менья (СБеШонй пипегиЕ5 циаага!). 


ПримБчан1я о голышахЪ ‚ кремняхЪ и ага- 
шах. 


1) С1и роды вЪ горахЬ слоями и жилами по 
нынБ еще, не нахаживались ‚ но как бы 
разбросанныя по полямЪ между другими ка- 
меньями или в пескБ и при морскихЬ 6е- 
регахЬ находяшся. 


2) Во вФхЬ оныхЪ родахЪ находяшся заключен- 
ныя внушри травы и живошныя , на при- 
мфрЪ вЪ бБломЪ кремнБ мохЪ и ‹Фно. Смо-= 
три вЪ Тилассовой истори о каменныхЬ 
родахЪ на 24 шой стшраницб ; вЪ черномЪ 
кремнБ морск{я тразы и звфри. бишнерЪ вЬ 
описанти коральковЬ стр. 24. 9. 40 , и стр. 
30 9. 15, и слБд. Генкель о происхожден!и 
камней стр, $. ВЪ сердоликБ шрава ‚ како- 
ва растетЪ на. каменныхЬ стфнахЬ. Кунд- 
маннЪ вр описан!и наптуральныхЪ вещей сир. 
66. ВЪ ониксБ зарастает деревянной мохЪ ; 
багливЪ стр. бо1. РЪ агашБ мохЪ. Кунд= 
манЪ вр описан{и р5лкостей натуры и искус- 
сшва 209. АларовандЬ кн: 4 сшр. 908. так- 

же 
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же трава зилиндель называемая. КундманнЬ 
стр. 2то. и включенная вода. Зри Гафнскя 
ученыя дБлА шомф 5 ; стр. 200. 

| 3) ИЗЪ оныхЪ кремней чрезЬ двоеше полу“ 

| чается спиршЪ на подобе масла, отЪ ко- 

| порато Ф!алковой сиропЪ зеленой цеБшф поз 
лучаешЪ-; а ежели кЪ нему ошчаспи купо- 
робная машейя примБшана будеш ‚ шо 
поднимаешся солянистой лучей спиршЪ. 
Нейман вЪ насшавленйяхр сшр. 1600. ВЪ 
крЬпкихЪ спиршахЪ вареные голыши и крем- 
ни больше. половины распущающся. Между 
шфмЪ се удивишельно ‚ что ежели на фи- 
гурованныхр агашахЪ изображенныя черты » 
представлякния маленьк!е черные кустар- 
никы и деревья отаскребешь ‚, и шо ошскре- 
бенное на горячйя уголья посыплешь , о то 
пойдешф очевидной дымЪ (Ъ запахомЪ, изЬ- 
являющимЪ признаки нБкопорой какЪ бье 


| смоленистой машери. Смошри Мей. М.. 


С. Пес. 1. Ат. У. а Т1. арр. Есшь еще 
особливой родЪ агаша , кошорой положенной 
вр огонь издает мирровой запах , и для, 
того „Атасра!ех называется. 


4.) Гассендф в книг ‚ жит Пейресхопо на-= 
званной, обфявляешф , будто ПейрескЪ при- 
мЬшилФ ‚ что голыши и кремни родятся 
вр водБ отЪ густой машерм , которая 
сперьва мягка бываешр ,‚ шакЪ чшо оную 
разминашь можно. 

5) ВЪ разсужаен!и сихр обстоятельствЬ ( при- 
мЪч. 4) и содержащихся вЪ голышахЬ по- 
сшороннихЬ вешей ( примч. 2.), шакже что 
сего рода каменья не инако какЪ порознь 

раз- 


И 


ткани 


ЕЕ 


ОЧЕН 
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разсБянныя на поляхЪ находяшся (примфч. 1) у 
справедливо заключить можно › что н6ко- 
зворыя изЪ нихЬ весьма‘ древни ; ‘и при на- 
чалЬ саБита затустфвши ядрами затпвердБл ь 
прошч!я недавно выростиия и нынБ расшутЪ, 
и вБ на подобМе яншаря затустВваюшЪ. 
Возможноспть такого затусшФин!я Химичес ки- 
ми опышами доказать можно $ напримЪрЬ 
возми два золошника  жженыхЬ улишко- 
выхЪ скорлупокЬ › смфшай оныя СЪ седмою 
часто нашатырю › также <Ф нБкошорою 
часп!ю. цитпроннаго сиропа ‚ и столько. влей 
воды , сколько потребно , или вмБсшо на- 
’шашырю возми. чешвертую часшь купоро- 
снаго тартара , сирепа и воды ‚ шо такая 
смБсь загустБешф и зашвердетЪ. А ежели 
сему опыт скоряе учинить потребно , ‘по 
возми мЬлкаго голышеваго или кремневаго 
порошку ‚ и вдвое противЪ того вЗсомЪ СЪ 
солью, виннымр камнемЪ или ср чериымЪ 
ФлюссомЪ смфшавь силавь $ потшомЪ ежели 
сплавленую машер!ю на сшекляной доскф вЪ 
погребЪ поставишь ‚ шо сей швердой вмБ- 
сшБ сплавленной состав расплывешся, и 
па жидкая машер!тя голылиепою называешся. 
Когда же оную ср летшучею алкалическою 
солью или <Ъ купороснымЪ масломЪ см5ша- 
ешь, шо оная смЪбь какЪ камень. затавер- 
дБешр , не упоминая о другихь ХимическихЬ 
Фпышахь, 
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ГЛАВА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ. 


| о опочистомъ голышб , чистомЪ крёмнВ 
| Или ЯШМЪ. 


$. т. О опочистыхЪ голышахЪ вообще. 

2, На сколько соршовЪ сей родЪ раздБляешся. 

3. О опочистомЪ голышБ разныхЪ сортовЪ. 

4- О незрБломф полупрозрачномЪ аташб , и 
его сортахЪ. | 

5. О песчаномЪ порфирБ. 

6. О тголышахЪ высокихЪ цеБшоЕр › которые 
яшмами называются , и воперьвыхЪ | 
обЪ однопеБтной яшмБ разныхЪ сортов 


7. О зеленойяшмЪ, точно шакой и жиловаиюй. 
3. О лазуревой яшмБ двоякаго сорша. 
2. О пестрой яшмВ и ея сортахЪ. 
то. О яшмБ , смЬшанной < ониксомЪ и ех 
| сорттахЪ. 
1г. О порфирБ вообще, БЪ шомЪ числ5 т) о пор- 
фир; 2) порфирит В; 3) брокашелл; и 4) 
| о порфирр › называемомЪ Гранито россо: 
9. № 
опочистой ГолышЪ , чистой кре- родЪ 
МЕНЬ ‚ ЯШМА (Ретойех ‚ [афб) имфешЪ слЪ- 14. 


дующтя свойства ; 
«\) Сего роду камни сЪ вифшнято 
виду шаковы же бывают ‚, каковы они и 

4 внушри. 

2) МЬлчайния ихЪ часитипы по боль- 
шой части сушь видимы › и сЪ виду ша- 
&я каменья являются либо чешуйчашы , 
либо 


43 о ) 146 (05 
либо же зернисшы ‚, а гладки никогда не 
бываюшЪ. 

3) ВЬ ломк$ рБдко или никогда ров- 
ны и свБшлы не бываюшЪ ; пришомЪ вы- 
пуклисшыми кусками и на подоб1е чашЪ не 
колюгся ‚ но разными , д не. шочными ка- 
кими фигурами. 

4) Не мак крФфики ‚ как настшоя- 
ие голыши и прошуте того рода каменья, 
и огня изр себя мало даюшЪ ; однако ша- 
кя опочисшые толыши , вр разсуждени 
кр5посши ‚ весьма между собою различны. 
„Хошя они и полируются ‚ шолько нечисшо. 

5 ) ВБогнЪ прешворяющшся вЬ сшекло,» 
кЬ чему сильной жарь пошребенЪ , и не 
очень лпрескаюшся. 

6) Находятся вБ горах ‚, кр5пкихЪ 
жилахЬ и рассФлинахЪ горныхЪ ке вр одномЪ 
мфсшЪ ‚, а ва поляхЪ разеФявные не быва- 
ютф , развБ какимЬ особливымЪ случаемЬ 
занесены булушЪ. 

7) На воздухБ всегда. ‘постоянной 
свой ивБшЬ удерживают ‚ так какЬ они 
есть. 

8) Свойсшвенная их шяжесть весь- 
ма неравна, 


ба 
Для лушчато порядку ‚ чтоб лифиЪ 
удобнфе оф прошчихЪ овые ошличить мо- 
жно было, раздфляющся сего рода каменья 
на два сорта ‚ д именно: т) на грубые оло- 
чистые гоаьлии , И. 2) пысоходифаной дашто= 
пой родбь 


бе $ 
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ЕР 

А. ГОУбыЕ ОПОЧИСТЫЕ или просто оло- 

чистые голылии ( РетоШех. ЭИех стегати) быва- 

юшьЬ грубаго и гусшаго ивфша, и сосшо- 

яшЪ изЬ грубыхЬ часшиць ‚ по чему они 
тладко полированы быть не могушЪ, 

Олохопой 2олылиб. , роголой камень 
(Ретоех орасиз › тилирее сотраЯ их › тоШог. Рейо- 
„Шех ораси’) кр5покЪ шакЪ ‚ какЬ и кремень , 
пришомь н5сколько  зернисшр ‚, а иногда 
ошчасши СЪ слабымЬ блеском бываешф ,› 
являясь шакЬ , будшо бы он плошно и 
ровно составленЪ былЪ $ шолько не шакЬ 
жрЬпокЬ и не сшолько слоевашф , какр го- 
лышф или кремень. Огня изЬ него мало 
высфкаешся $ а ломаешся нерегулярными 
кусками и не шочно опредЪфленною фигу- 
рою. ВЬ полировкБ’ нарочито швердЬ бы- 
ваетр. КЪ оному прннадлежаштЪ 

т) Зеленой олочистой голыли® (Рето/Шем 
орасиз хи ). 

2) Темной ( Рато/Шех орасия › оБбеите рии ). 

3) Сибтилоб@гропой ( РетоШех орасиб › ис» 
4е рисих ). 

4 ) Жилопатой (Рето/ех орасиу фепо/и) 
каковр находишся вЪ Даннеморь ср багро- 
выми и шемными жилами, 

5) Черной С’ ЕтШех орасия пет), 

/ 


Сей есть шошф же самой опочистой гольшшЪ „ 
о котором Генкель вЪ истори о, кол- 
чеданахЬ на страниц 21:8 упоминаешЪ к 
таб онЪ (Ъ ординарнымЪ, голышемр ево срав= 
МивлешЪ. 

Т2 $. 4 


ВидЬ 
ог. 


паек 


Е 


и 


И СЕРЫ 


Вись. 
92. 


ВилЬ 
93. 


$. 4 

ОПОЧИСТОЙ АГАТЬ › яезрфлой ага 8 в 
Лолулрозрачной агатб (РетоШех ]етрейцещиу ъ 
питтесе сотрайи’ › тойют. РетоШех }етфеЦисщиу. 
Асрате; ттиига) ‘есть родЪф опочисшаго толы- 
ша, состоящато изЪ птонкихЪ плитокЪ, нЪ- 
сколько полупрозрачень ‚ чешуйчашЪ , и 
ошчасши на Извесшной род похож}; ломаеш- 
ся не шочно опредфленною фигурою, и ко- 
лешся неровно $ впрочемЪ весьма чисто по- 
лируешся. БываешЪ слфдующихЪ сортовЪ : 

') Буловатой горной агат® (РетоШех 
Етфейиави; аи: ). 

2) ‘Краснойатой (Ретоех етреЙшедиз 
Рире/сен: ). 

3) Багропой (РеноШех уепиреисщиз фиоиз), 

4) Жилопатой (РетоШех  ретрейисщиз 
ено[и ). 

5) Пестрой (Рег"оШех етрейис их овчесатизь 


Почпти в(Б оные соршы вЪФ ЗалбертБ находлися $ 
а нВкошорые и в ДаннеморБ. Сюда же при- 
надлежишр и шошЪ халцедонЬ , о кошсромЪ 


Генкель вЪ исшор!и о колчеданаяЪь на 323, 


страниц упоминаешЪ, 
`` 
ПЕСЧАНОЙ ПОрФИирЪ (РетоШех орасиз 
атенасеиз › аитрниз. РетоШех итепасеиз) есть весь- 
ма швердой камень изЪ опочисшыхЪ голы- 
шей ‚ которой хотя состоитЪ изЪ мБл- 
кихЬ песчаных частипйр ‚, но шак крф- 
покЪ и плотенр ‚ что имЪ огонь высфкашь 
можно ‚ и кЬ полировкЪ годенЬ: впрошчемЬ 
на порфирЬ много походитЪ. 
Сей 


496 о) 14о (050 
@ей песчаной порфирбь , которой самЪ собою 
весьма плошенр и крБпокЪ , сЪ насшоящимЪ 
весьма сходствуешЪ., и по шому надлежишь 
ево кЪ оному причислить $ а находяшЪр ерто 

55 ЭлфдальскомЪ приход ЕР ОсшердаленБ. 

Смотри в Тиласовой истори о каменныхь. 

‚ родахЪ на страницБ 13. 
6. 6. 

В. опочистыЕ голыши высокихъ ивр- 
ТОВЬ ‚ или яшмы (145 › репошех зарщеиз) 
бываютф высокаго и пряшнаго ивбБту ‚, и 
хошя со всфмр непрозрачны , но безмФрно 
гладко и чисшо полированы быть могушЪ, 
а именно: 

ОДНОЦВЬТНАЯ ЯШМА (14/5 ист) есть 
особливой яшмовой родЪ ‚ высокаго ивБбша , 
кр коему причисляются: 

т) Бфлая (19/5 ишсоот 1а&еа. Сома. 


СаоЯйез РИ.) бываешЪ млечнаго или гу- 
стаго хрусшальнаго твфита. 


2) Сипая (15 ишеоог. сапа. Сада) 
походишр на ивфшр сБдыхЬ волосозЬ. 

3) Сёрая желфзнаго цифта (Таз иисо- 
107 Тетва,. Мате 5тагасдтит. Риеоте @ Етегаиде ), 

4) Красная (Та иисоюг тиле[сенз. Гарв 
Уациший! 5 Во. Настасфаге прет. ) быраешЪ пур- 
пуроваго ‚ розоваго или кроваваго ивБшоЕЬ , 
а иногда походишф на зарлеру. 

5) Желтат (14/5 шисоог  Ваиа. Ге] 
Теейиыкща. Рип. Тарё опуса) ивфтомЪ по- 
чши на скипидарь походишр ‚, а иногда 
бываешь она блЪднаго красножелтаго иеБта. 


6) ыы 84 (145 ипиоюг [рафрееа). ` 
3 


7) 


ВидЬ 
94+ 
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7) Синяя (14/5 шиеог саееа. Тр 
веси РПп.) бываешЪ со всфиБ такого ивБ- 
ту или лазоревая. 


Синюю яшму не надлежишЪ за одно почишашь 
СЪ лазоревыми и Армянскими камнями, , по- 
тому чшо оные смЬшанчаго. цЕБиу бываютЪ. 


8) Черная (Та/15` инст аа) естнь со- 
вершенно черная , и часто на оселки упо- 
требляется ‚ подр кошорымЪ званйемр не 
рЬдко и находишся. 


багровая и красная яшма находишся вЬ Гик!э ЕБ 
ЭлфдальскомЪ приходБ вр ОслердалелаишЬ. 


‚ ВЫ 

ЗЕЛЕНАЯ ЯШМА (14/15 ©1145, ррорБоте 
сепу. ИщасЬиеу. Рип. Раиоти; А1Аго\. Та[р!5 татар 
ЛтИз. Кепт.) есть родф яшмы, которая пб- 
слЪ сильнаго жженйя вЬогнБ свфшишЪ. Раз- 
дЪляешся на два сорша ‚, а именно: 

1) Зеленая чистая яшма (ар отв) 
бываешф ивфшомЬ прошивЪ изумруда ‚, или 
оливковоЙй и другой какой травяной зелени. 

2) Жилопатая ялита (Та хепориу. Рга- 
Ли; ГлеисосЫотих. А14то\.) по большой часши 65- 
лыя ; а иногда симя жилы, и пришомЬ 
черныя пяшна имБешЬ, 


. 

Примбч. т) Описатели каменныхр родовЬ гора- 
здо болБе раздБлен!й яшмЬ на разные соршы 
полагаюшф ‚ как на зеленыя пб лросинь 
и на синепатыл ; однако кажешся › что 
перьвой соршЪ кЪ настоящей зеленой яшмВ 
причислишв должно, а второй не что иное 


есшь у 


чо ) 15: (056 =. 
есть ‚ какЪ синяя простая яшма , которая 
по обжигани не свВшишр. 


ПримБч. 2) Древнйе описашели каменныхЪ ро- 
довр грубую зеленую яшму или малахишЪ 
ош чистой не ошдБляли ‚ и какЪ ту шакЪ 
и другую за одно почитали ; но, по елику 
свойства ихЬ весьма различны между собою, 
ибо перьвая не чшо иное есшь ‚, какЪ за- 
твердБлая лазурь, а другая кремневую крЬ- 
посшь имБешЪ , шо для сей причины ‚ слЁ- 
дуя мнЬн!ю новбишихЬ писашелей ‚ копюо- 
рые малахишЪ кЪ горному лазуревому роду 
причисляющЪ › заБсь оныя различаемЬ. 


в. 8. 


ЛАЗУРЕВОЙ КАМЕНЬ ( [4/15 с01о7е соегшео 
её ао пихю › сиртфег. Гарз Газий. Суанеиз арб) 
есшь синяго цвБша ‚, и пришомЬ ср б5лы- 
ми ‚ какя на- камняхЬ бываюшЬ ‚, а иногда, 
СЪ колчаданными золотоцвфиными искрами 
смБшанЬ ‚ которой и мБдь вЪ себБ содер- 
жишЬ. Свойсшвенная его шяжесшь про- 
пивЬ’ воды состоитЪ , какЬ 3054 протпивЬ 
ооо. Соршы онаго сушь: 

т) Ирмянской , или ба днопатой ла- 
зурепой камень ( Гахий (ар! рае состщеиз ринс- 
Ю5 95, Гар Аттетиз) бываешф зеленосине- 
вашаго или св5шлосиняго ивБшта сЪ бЪлыми 
крапинами ‚ шакр какр бы онЪ сЪ бБлыми 
песчаными частицами смфшань быль , 
только безЪ калчаданныхЬ жилок. ВЪ 
огнф ивбшЬ свой шеряеть. 

2) Салфирб или темнопатой лазурепой 
К®тени (аки! 1шрё5 оБбиге соетщеи , рипсзийв ру- 
4: асе, 


ВидЬ 
9б. 


430 ) 152 ( 05 

эИасез. Гахий Пар. Гар ПеЦаиз. Мейе. Гарб га- 

Фацз. Мутгеру. баррЫтиз. РИп.) имфешЪ высокой 

или шемносиней изфшЬ ‚ и всегда СЪ кол- 

чаданными струями или золотыми свЪшя- 
зцимися блеспочками см5шанЬ бываешь. 

Иногда видимы бываюшЪ вр нем , яко бы 

вмБшанныя бБлыя песчаныя часшицы ‚ а 

: иногда оныхЬ не случаешся. ВЪЬ огнЪ цвБ- 
ту своего не перемБняешр ‚ и ежели оной 

разгорячившись вЬ уксусБ простудишся , 

шо цвбшЬ дфлаешся живяе. | 

ПримБч, т) изЪ Армянскато камня дБлается 
краска ‚ называемая Бергб-бмау или Гор- 
ная синё, а изР таемноватой лазури шак- 
же драгоц$ниная краска ‚ именуемая Ултра 
‘маринб ‚ которая вЬ пробщени зАБсь опи- 
сана будетЪ. 

ПримБч. 2) Шиферную зелень и горную лазурь, 
не надлежишф СЪ АрмянскимЪ камнемЪ за 
одно почишать , хошя ихЪ часто вмфспЪ 
находяшф. равнымр образомЪ и мБаную 
лазурь ошЪф лазореваго камня отаБляшь над- 
лежишЪ ‚ ошЪ кошорато хошя пбслБ жжения 
сБрной запах и происходит , но сему 
причиною примфсившейся кф оному колча- 
данЪ. При пробЪ шесшнашщатую часть 

; мВди в себЪ показываешЪ › нЬсколько 
серебра ‚ а иногда нБкошорую часть 30- 
лота. О шиферной зелени и мфдной ла- 
зурРи при описанши м5дныхЪ рудр изЪяснено 
будешЪ. 


$. о. 

АВ ПЕСТРАЯ или хралинная лшжта (Та 
27.  зигирша) сосшоишЬ изЬ разныхЬ вмЪсшБ 
сибшан- 


- 
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см5шанныхЬ ивбшовЬ ‚ кошорые иногда 
сливаюшся ‚ от чего камень блисшаешЪ , 
а иногда порознь разсыпаюшся , ошЪ чего 
камень испешреннымЪ являешся, РаздЪ- 
ляешся на слБдующие соршы : 


1) Бълопатая ([а]рз оаптевиа афе[сет:) ». 


которая по большой часши сЪ желшыми и 
черными пятнами смБигана. 

2) Сёрая (Таз хапериа зт/а) смБша- 
на ср краснымЬ или другими ивфиами. 

3) Красная (Таз чатера тшта) смЪ- 
шана сЪ зелеными или другими крапинами 
и струями. 

4) Желтая (Шар чатчекаа раша’) бы- 
вает сЪ красными пяшнами. 

5) Багропал (Таз чатека риа) нахо- 
дишся СЪ бЪлыми крапинами и пяшнами. 

6) Зеленая ([а]р5 хиериа чи), коей 
ивфшЪ бываешЪ пестрой сЬ краснымЬ ‚, а 
иногда и сЬ желшмымЪ смБ5шанной. Же.лто- 
лятнистымб называюшр на барсову кожу 
похожей камень ( [.4р15 Рапйентиу). 

7) Гелготролопая или темнозеленая сб 
красными хралинами (Ша[и5 чамчекиа оБсиге гл 
паб, рипсиИ5 тете тия. Нейотори;) есть шем- 
нозеленая или синевашая яшма ‚ СЪ крова- 
выми крапинами. 

8) Граматихальная или красная 66 
лыми черточкалми (145 замеса тифта ‚ Иней 
я115. Сагатапназ. Рип. Статтана;. Реубтаттоз), 
кошорая ежели одни шолько черты имбетЬ , 

гаттаНа ; а когда бЪлыя пяшна ‚ шо Роу- 
&7атто; называется. Свойсшвенная оной тя- 
15 жесть 


Г 460) 184 65 


жесть протпивр вод сосшоишЪ какЪ 2512 
прошиЕ тооо. 


6. 10. 


ЯШФОНИКСЪ или сб онихсом8 смфлиаи- 
ная лима (Тарр опуббе та. Таропух) есть 


‚яшма смфшанная сЪ кремневыми вли ата- 


товыми жилами или пяшнами ;, кЪ коей 
причисляютися слФдуюние сорты: 

1) Мутной язшифонихкеб `(Ларопух опубфе 
ен. Сартаз) ивфшомЪЬ бывает блЪднокра- 
сновашр ‚ и будшо облакомЬ покрыт; по- 
ходишЬ на дымЪ или густой шуманЪ ‚ и 
состоишф СЪ одной сторон! изЪ яшмы , а 
сЪ другой из оникса или агата. 

2) Пятнопатой ( [арропух рис 5 опуси5 
а/иисни. Опус ринча РИпи.) ивфшф имфештЪ зе- 
леной или красной ‚, а крапины или пящна 
блБднокрасныя ‚ по чему вЬ немЪ заклю- 
чаешся крапинами или пяшнами вмЪшан- 
ной оникср. 

3) Халцелонопой ( Тафопух СБаседото тх- 
15. Гар; СЬаседота. Гар Сфаседса РИпи, Виапо- 
го.) бываешЪФ зеленаго или краснаго ивБ- 
шу ‚ и внушои видны вЪ немЪ халцедоно- 
выя пяшна ‚ по большой часши на снЪГЬ 
похожгя. 


Сей камень ллифонихсо.мб’ названНЪ для того , 
что толышевые и агашовые роды вЪ яшмЪ 
вмфшаны по большой часши таке , коихЪ 
6лФднокрасной ивр походишф на видимой 
сквозь Ногти живаго человЬка. Естшьли еще 
друге каже соршы кЪ сему роду принад- 
лежание , и болЪе числомЪЬ ‚, нежели сколь- 

ко 
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Ко ЗдВсь ихр описано, о шомЪ не изврешно. 
Между шфмЪ се подлинно › чшо большая 
часть описателей каменныхр родовЬ тпакой 
камёнь яшфониксомЪ именовали, по причи- 
нБ смЬшаннаго вЪ яшмовомЪ рол пвршу , 
похожаТО на шотйЪ ‚ какой виденф за ногть- 
ми человфка ‚ неё разсужлая впротчемЪ о 
томЬ , какого роду шБ вмфшанныя крапи- 
ны или. пйшна быть должны. Кажепья , 
что и Генкель пюму же послВдовалЪ [ем. 
Ерь № © т. 18 р. 304] ; но шакимЬ 
образомЬ ‘между пестшрою яшмою и яшфо- 
никсомЪ никакой разности не булетЪ. А 
хотя пестрая яшма блФднокрабныя пятна и 
имрешь ; однако изЪ того не слФлуетЪ , 
чтобЬ она была яифониксЬ ‚ для того что 
видимыя вЬ ней пёшна не агашоваго роду. 


6 тк, 


порфиръ (14/5 дитфта, тиреих Таршь 
ати; т/рез. РогрЬут. РогрЬугие;) есть красно- 
ватой крБикой яшмовой род, в кото- 
ромЪ разныхЬ родовЪЬ маленькме камешки 
Заключающся. КЪ нему причисляютися 

т) Порфирб сб бхлыми хамешками 
( Ротру" гифепу, ПарИшИ5 аз. Рогрбуг. Глешсо[с10$ 
Риш) бывает краснаго, багровато или чер. 
новашаго ивфта СЪ бБлыми каменными зер- 
нышками , каковЬ находишся в5 Киштень 
2:2) ЭлфдальскомЬ приходБ ВБ Остердале- 
лан. 
` 2) Порфиритб ( РогрЬу" рипритеиз › [арШи15 
Аше сооек. Рогрьутие ) имфетЬ пурпуровой 
УвЪ ть, и каменныя разныхьЬ ицвфшовь ы 

3 


ВидЬ 
9». 
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3) Брохатель (РогрЬуг гифепз › Гари! Йа- 
из. Магтог Тьеракит) ивБтомЪ бываешЪ кра- 
сновашЬ с<Ъ желтыми каменными зерныш- 
ками ‚ которой ‘по большой части кр мра- 
мору причисляющЪ. 

4) Гранито россо ( Рогрьуг гибеиз › арий 
пт. Рогрьуг Е вурНасиз. Фуениез. НанИея. Рутьо- 
роесИон. Стапио 70 Ггайсе) есть красновашой 
и. весьма крБикой родЪ яшмы сЬ черныии 
каменными зарнышками, 


Прим6ч. 1) НЁкоторые порфирЬ › а особливо 
‚два послБднйе сорта подЪ нум: 3 ид, 6, 
11, з46сь описанные ‚ кЬ роду мраморовЪ 
причисляли $ но по елику они вЬ сильномЪ 
отнБ чрезЪ довольное время вЪ плошное и 
твердое стекло расплавливающся ‚ шо изЬ 
сего явсшвуешЪ , что всБ они суть яшмо- 
ваго рода ; а по ихр сложешю кажешся , 
чию гораздо бы присшойнбе ихЬ вр числБ 
опочистыхЬ или ординарныхь лещедныхЬ 
камней полагашь можно было ›, естьли бы 
ближнее ихЪ сЪ яшмою сродсшво и полишу- 
ра ош шого мн5Ьшя не ошводили. 


Примбч. 2) Итаманской порфирЪ › называемой 
Гранито россо, есть тошф самой , изЬ ко" 
пюраго древне Египтяне сшолпы и обелиски 
&Блали ‚ кои вЪ сыт вЪ числ седми чу- 
&есЪ почитались. Сей порфирЪ ЕЪ камени- 
стой Араши находишся ‚ откуда вЪ Еги- 
петЪ моремЪ ево вывозили. Смошри у Пли- 
ня вЬ натуральной! истори кн: 36 › ГЛ: 8. 
шакже Водварда, 


О 


_——— м 
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О опочистыхЪ голышахЬ и о яшмы 
вообще. 


ПримБч. т) Сего рода каменья , какЪ чисшые 
фузейные кремни и разныя яшмы , нахо- 
| дятся ВФ горныхЪ рассБлинахЪ ‚, а в нБко- 
| порыхЪ м5сшахЪ и самыя гбры изЪ шакого 

камня сосшояшФ $ шакже и слоями вр го- 
рахЪ находятся ‚ как вЪ ДалеландБ ах 
особливо вЪ Германи при ФрейбергБ вЪ из- 
вЪсшномЪ корольковомЪ каменноломномЪ мф- 
ст , которое Генкель вЪ своей истори 
© колчеданахЬ на 323 страницБ описываетЪ, 

ПримБч. 2) веБ еные роды кЪ самымЪ древнимЪ 

камнямЪ причисляшь должно по шой причи- 

нБ , чшо вЪ шонкихЪ опочистыхЪ гольшахЪ 

и вЪ яшмБ никакого признаку не видно ,› 

чтобф они были окаменфлыя вещи, или бы 

<ЬБ Частицами другатго роду смБшанныя. 

Г Однако кажешся , чшо по крайней мБрБ нБ- 

| кошорой яшмовой род изЪ млкихЪ песча- 
ныхЬ часшицЪ весьма плошно и крБико ме- 
жду соединившихся составился ‚ что дока- 

| зываешф мфсшо вЪ Элфдалькомф приходБ 

| В Остердалелантб ‚ тд порфирЬ лома- 
юшф, Смошри Тиласову исторюо стран. 

| 13. иу баглива вЪ шракшашБ о растфи!и 
камней стран. 502. 9. 11 ‚ которой согла- 

сно ф симЪ мнЬшемЪ обЪявляешф › чшо по 
его примфчаню блистающей яшмовой родЪ 

| | состоит изЪ разных маленькихЪь камеш- 
ковЪ , вмрешБ слипшихся. ВпрошчемЪ при- 
знаёшь он, что нБ5которые опочистые 
толыши яшмовато рода ‚ какЪ ужё обЪявле-= 
но ‚ вЪ началБ произошли изЪ огусшЬвшей 
и зашвердВвщей плавкой машер!и. ГЛА- 
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ГЛАВА ОСЬМАЯНАДЕСЯТЬ. 
О КВАРрЦцъ. 


$. т. О квариф вообще. 

2. © сухомЪ или хрупкомЪ кварцЪ; 

3. О жириомЪ кварир, въ шомЪ числБ шем-= 

номф и полупрозрачномЪ. 

4. О чистомЪ или крисшаллическомЪ квар- 
цб и его сортахЪ. 
жиловатомь квари млечнаго цебщшу, 
цеФтиомф квариБ и его соршахЪ. 
зернистом$Ъ. 
‘червопочивомьЪ, 
кварцовыхр друзахЪ. 
винисашномЪ кварц. 


6. 1 


КВАОРЦЪ , 20.льмиб (Юиатхит, 5ИЕх. Ааё). 
') Часшиць сего камня усмошрфшь 
й не возможно ‚ пошому чшо сего рода ка- 
|| менья вр ломкЪ сшекловашы ‚, и ва сплав- 
| ленную машер!тю похожи, 
| 2) ВЬ шомЬ мБешБ ‚ гдБ таке ка- 
менья добываются, ошкалывзаются они не- 2 
фавно и непорядочно осьмтугольными шту“ ь 
| ками. 
В 3) КварцЪ весьма крфпокЪ ‚ при уда- 
й ренти обЪ огниво искры о©ошЪ него ошска- 
| кивают, и иногда больше , иногда мень- 
| ше огня издаештЬ : во время шочентя хошя 
и полируешся ‚ но для шрещинь кЬ шли- | 
} фован!ю неспособенЪ. 
| 4) Всякой квариф вЪ огнф илавится, 
й только одинЬ соршЬ скоряе, нежели другой. 
| 5 


©бооофФо 


Е ва с “УНынифиы 
29 ыы нь 
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момилиттие = 
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5) Свойсшвенная ево шяжесшь весь- 
ма нерлвна, пошому чшо иные прошивЪ 
водь пропорю имбюшф, какЬ 26 прошивЬ 
то, а друме случаются вдвое нпрошивЬ 
того шяжелф. 

‚Зи 

СУХОЙ или хрулхой хпариз (Оиаткит 
орасит ракИе её пелаит. Юиагхит ['авЦе) хошя 
и хрупокЪ ‚ но плотенЬр ; осязашемЪ сухЬ 
чувсшвуешся , и вЪ горахЪ жилами на крестЪ 
распространяешся : впрошчемф собсшвенно 
бЪлЬ, однако иногда свБшло и шемносфраго 
ивфшовЬ бываешЪ. 

$ бк: 

жирной кваАРЦЬ (Ошагхит ойдит , 
анайн рии, Оишагкит ртвие) бываешЪф пло. 
шенЪ и вЬ ломкБ весьма блисптающЪ. равни- 
ны онаго чувствуются жирноваты ‚, и какЬ 
бы жиромЪ или масломЬ вымазанныя: ивфшЬ 
имфешЪ не весьма бЪЬлой › но водяной или 
синевашой. ДРаздбляешся на 


* 


ВидЬ 
ТОО. 


ВидЬ 
тот. 


т) Нелрозрачной ( Оинагхит ртрие орасит) 3 _ 


2) Полулрозрачной (Фиагкит ривие ети 
фейнеит ). 


ЧФмЪ кварц жирнфе ‚ тФмф болФе рудокопы о 
рудахЬ надежды имфюшЪ. 


$. 4. 

ЧИСТОЙ или христаллической хпар1:5 
(Оцагхит Гойаит рейисит. Оцатхит сиЛаШнит) 
есть плошной и крфикой квариъ , которой 
иногда изфшной ‚ а иногда ненвфшной , 
М притом больше’ или меньше прозраченЪ 
бываешь. Походишф на цвбшной и не 


ивфш- 


ВидЬ 
102, 


ч%бо ) 160 (05% 


изфшной хрусталь , и никакой фигуры не 
имБешр. РаздФляешся на слфдующе сорты: 

1) Кристаллической хпариб нодяного 
апфту (Ошагхит сПатит. вдиаеит), 

2) Красной христаллической хпариб 
(Ошагхит стПаШтит тигит). 

3) Синей (Юинагхит стбаШнит. сдегитеит. 

4) Зеченой (Юиатхит стПаШтит хлтае). 

5 ) Фюлетопой (Оиагхит стПаШтит. о- 
Фасеит). 

6) Черной (Ошагзит стиИтит тотит), 

с 6. 5. 

Жилопатой хпариб омлечнаго ил®та 
(Оиатхит. бИ4ит › орасит , аитИртит , адиеа&еит. 
Оинагхит  Шасойпит. Сетта @ш 1асой)) есть 
кр6пкой › непрозрачной и отшчасши на см5- 
шанное сЪ водою молоко похожей кварцЪ , 
кошорой вр разсужден!и крфпосшти кЬ крем- 
иямЬ причислить можно бы было. 


Такой кварир добываешся в шерахЬ на Далер- 
ской сторон. 
© в. 
ЦВБТНОЙ КВАРЦЬ (.Ошагхит [оИ4ит ора- 


104. Ст соогаит. Ошагхит соотайит) есть ивфтвой 


непрозрачной квариф ‚ вЬ котором’ ивфшЬ 
изр разныхЪ другихЪ смфшанной часшо 
случаешся , и притомЪ озЪ никакой точной 
фигуры не имфешЪ. Соршы онаго суть: 
т) Красной иифтной жпариб ‚ ржаной 
хпарцз (Оиагхит соотиит тштит), кошорой 


иногда краснфе , иногда б^Ъднфе бываештЪ, 


2) Синей тахой же (биагкит сбит 
соегщеит) есть красновашаго цвбту ‚ и 
имфетЬ 
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им Бет вр себ вмБшанныя больния я малыя 
бБлыя кварповыя зернышки ‚ и по шому 
ош опислшелей каменныхЪ родовЬ за не- 
воБлой лазуревой камень почишался, Смош- 
ри вЬглавЪ 18, 6. 8. 

3) Зеленой (Омагхит соотанит хе), 


4) Черной (Оиагхит сфопиит песет)». 


которой иногда чернфе , а иногда болФе 
багроваго ивфшу бываетшЪ, 
$. я. 

ЗЕрнистой КВАрцЪ (Онагхит тан ит 
рофаегез. Юиатхит атепасент), которой похо- 
дишЪЬ на сростшейся квариовой хряшЪ , 
такЬ какЪ бы онЬ состоялЪ из слБиивших- 
ся кварцовыхЪь и песчаныхЬ часшиир › на 
соляныя похожихр, 


По сходсшву частшицшЪ онато кварца <Ъ соляными 
рулдокопы назвали ево самосадилимиб хгар- 
отб (© МЮ). сей горной род нахо- 
дишся вЪ ФалунБ, и руду #Ъ себЪ содер- 
жишь, 

6. 8. 
чЕрВОТОЧИвоЙ КВАРЦЪ , Рейнсхой жер- 


‘ попой жадмень (Оишатхит очаги; ртатишр тогта- 


рт Ф/таит. Юиатаит тоите, Табит ЭяхаБот5. ) 

имБенр небольшия скважинки ‚, подобно 

как бы черьвями источенЪ былЪ ‚ или в 

огнЪ в шрубошное стекло или сокЪ пре- 

творился › изЬ котораго дЪлазошся жерновы, 
6. 0, 

КвАРНОВЫЯ ДрУЗЫ (Юиагхит спа Ша- 
ит 1утершагте. Юиатхит стра а ит) есшь квариЪ 
не имфющей никакой шочной и регулярной 

К. фигуры» 


ВидЬ 
105, 


ВидЬ 
106, 


ВидЬ 
то» 


РилЬ 
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фигуры ‚ такЪ чшо онато кЪ настоязцимЬ 
хрусшалямЬ причислишь не возможно. 


Н$Ькотшорые описашели минералов причисляющЪ 
кЪ сему особливой негодной мешаллической 
выродокЪ ‚ называемой зиерль › которой 
ВЪ огнБ вЪ стекло плавится $; и хошя бы 
оной по сему кЪ хрусшалямф ошчасши и 
принадлежалЬ › однако мы вр приличномЪ 
м5сшБ о немЪ (Ъ прошчими подобными р9- 
дами упомлнули. 


0,35. 
ВИНИСАТНОЙ КВАОИЪ (Олагхит фбит 


108. отапайсит рлафие. Оцагхит втапайсит) есть гру- 


бой , багровой ‚ пвфшомЪ и фигурою на 
винису похожей , но впрошчемЪ весьма 
трубой каменной родЪ ‚ которой величи- 
ною бываешЪ по кулаку › а иногда по цЪ- 
лой голов$ ‚ шолько рухлЬ на подоше ие- 
сошнато камня. 


Сей камень ‚, как и прошчей горной! родЪ , до- 
бываешся зЪ новой мФдную руду содержа- 
щей тор в Швеши при винисашной лом-‘ 
къ › шШакже и при СтринозенВ находишся. 
ЗАБсь о немр для пюго упоминается › что 
онаго кЪ хрусталямЪ причислишь не можно. 


ПримБчантя о квариБ вообще. 


1) Ежели кварцЪ на сильной отонь вЪ реторшБ 
поставишь, то из него вытечешЬ нБсколь- 
ко каплей алкалическаго соку › ош кошо- 
рахо Фалковой сиродф зеленой цзБюЪ полу- 

чае 5 
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чаетф ; оной же кварц нБсколько краш 
жженой, и вЪ водБ просшуженной чрезЪ 
опышы показываешф 5Ъ шой водЪ слБаЪ ал- 
калической соли. О помянушомЪ сокЪ ур- 
бин Гуэрне в Химических опытахЬ 
щакже и бехерЪ вЪ своей подземной физикВ 
на спранинб б5шой упоминаюшф ; только 
сей послЬдней на до страницВ инако про- 
тивр вышеписаннаго его описываешф ‚ обЪ- 
являя ‚ что и в ФдкихЬ спиртахЬ не 
тполько двенашнашая , но нижё трипщатая 
часть кварна не распускаешся ; по чему 
явствует › сколь великая разность между 
тголышемф и кварномЪ, Смошри гл, 16, 
прим$ч. 3. 6. 18, 


Ежели горныя рассБлины точно разсмотрБить, 
и вмфшанныя вф кварцБ другаго рода ча- 
стицы изслБдовать $ шо безф сомнфыя вф= 
рить можно ‚ что он издревле составился 
изЬ плавкой ,‚ либе каплями загусшБваю- 
щей, либо БЪ шряЪ рассБлинахЬ пристающей 
машер!и, такЪ какЪ и нынБ квариь изЬ оной-- 
же составляется. Однако вЪ разсужденш 
камней ‚ по большой часши изЬ кварца со= 
ставившихся , также и прошчихЬ обсшо- 
яшельстив> , можно оной почесшь за самой 
древней род камня. Генкель в своемЪ 
пракшатшф о происхождени камней на сшра- 
ницЬ 39 и 40 утверждаешр › Что элемен- 
тарная земля вр кварць есть мергеуе ваго 
фода $ а о загустВнёи плавкой матер 
выше сего ужё обЪявлено. [Смотри ХА, ТФ, 
прим. 5.]. ИзЪ кварца шакой же загусшФв= 
щей сокЪ здБлашь можно ‚ какой и ра= 

& 2 спущен» 
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спушеннато голыша выходишр › шакЪф что 
кварцр и хрусшали посредствомЪ отня и 
воды: вр прежнюю густую и вязкую маше- 
рю приведены быть мотушЪ ‚ чию доволь- 
но доказывает?  вЬ немЪ элементарную 
мергелевую землю. Смошри в бехеровой 
подземной ФизикЪ кн. 1. ошд. 3. ГЛ. 2. сто. 
65. и Ватерову ‘Физику. 

ГдБ кварщф нахолишся ‚ шамЪ есшь на- 
дежда и о рудахЬ ‚ пошому чшо оной 
маткою металлов почитается. О кварц , 
которой вЬ близости золотых жилЪ при 
ЭлельферсЬ вЪ Смоланшф добываешся ‚, чи- 
тай пространыБе в Королевской Шведской 
истнор!и 1745 году ‚ вЪ 6 шой части на сшра- 
нииБ 121. 


ГЛАВА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ. 


О ХРУуСТАЛЯХЪ И драА ГОИЬННЫХЪ КАМНЯХЪ. 


$. 


1. О хрусталБ и драгоцфиныхЪ камнях во- 
обще. 

2. О раздБлени ихЪ на два главные рода. 

3. О шестисторонныхЬ горныхЬ хрусталяхЪ 
вообще. 

4. О горномЪ хрусшалБ разныхЪ сортов. 

5. О хрусталБ рубиннато изфша: 1) о кра- 
сномЪ ; 2) фюлетовомЪ ‚ и 3) о ру- 
дожелшомЪ или гациншовомЪ. 

6. О яхонтовомЪ хрусталБ. 

7. О топазовомЬ хрустал$: 1) о желиюмЪ 
и 2) о желшозеленомЪ. : 


изумрудномЪ хрусталВ: 1) о зеле- 

номЪ., и2) на морскую зелень по- 

хожемЪ. 

9. О шемномЪ хрусшалБ: т) о черномЪ , 
2) чернокрасномр ‚ и 3) о багрозомЪ. 

то. О многоугольныхь хрусталяхЬ или &ра- 

топбнныхЬ камнях вообще. 

О алмаз и его соршазЪ. 

О рубинБ и его сортахЪ. 

13 О яхони6 и его сортахЪ. 

О топа ЗВ. 

О изумруаБ: г) шемно › и 2) свбтлозе- 
леномЪ, 

16, О хризолит: 1) себ плозеленомЪ › 2) о 
хризопразВ, и 3) о празерБ. 
амешисшЪ разныхЪ соршовЪ 
вини(Ъ › раздБляемой по числу сто- 
ронЪ. 

‚ пацинтБ разныхЪ ивБщовЬ и соршовЪ. 

‚ бериллБ. 


+4 
-Ы 
со со 


Е. т. 


ХОУСТАЛИ , лраготбнные хамии 
(СилаШ. Сеттае. Ешогеу) имфюшЪ слБдуюция 
тенеральныя свойства: 

1) ЧасшииЪ сихЪ камней никак раз- 
смошрфшь не можно ‚ потому чшо они 
гладко и чисто ломаюшся ‚, хошя н5сколь- 
ко чешуйчашы и`лисшоваты кажушся. 

2) При разбивк$ ломаюшся вЬ куски 
разной и нешочной фигуры. 

3) Поверьхность сихЪ камней всегда 
порядочною и опредФленною фигурою огра- 
ничиваешся. | 

Кз 4) 


БодЪ 
хб. 
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4) БывающЪ сшоль кр$фики , что 
ири удареви о сшаль сильвой огонь ошЬ 
себя издаюшЬ ‚ а шлифуюшся весьма глад- 
ко ‚ и вЬ полировкЪ изрядное лице прини- 
маАюшЬЪ. 

5) ВсБ оные каменные роды прозрач- 
вы и чисты. 

6) ВЬ огнБ по большой части вЬ 
стекло прешворяюшся ‚ кр чему сильной 
жарь тшребуешся , выключая н5которые 
роды › кои без примфсу посторонней к 
расплавкЪ ихф пошребной машерти собою 
плавипться не могушЬ ; а ивые и безЬ то- 
го расплавливаюшся. Для сходсшва ирот- 
чихЬ свойств сихр камней между собою 
всЪ оные здфеь подЬ именемЪ хрусшаля 
описываюшся. 

7) Свойсшвенная ихф тяжесть не 
одинака ‚ такЬ какЬ и кр5посшь весьма 
различна бываешь, ь 


Хошя хрустали вЪ кварнб находяшся , и отЪ 
него происходяшф ; ойнако вЬ разсуждеи 
свойсшвр , хрусшалямЬ собсшвенно принад- 
лежащихЬ ‚, [нум: 1,3, 4,5, 7] по ко- 
торымЪ они ошЪФ кварцовато хрусталя ош- 
личающся [гл: 18. 6. 1], Ци каменья 0соб- 
ливой родЪ совтавляпь должны, 


б:28. 


Х рустали раздБляются на два глав- 
иые рода ‚ кои здесь порознь описать дол- 
жно, Одни называются просшо хрусталя- 
ин, а друче драгоцфнными качинльии , г 

как 


| 
| 
| 


|= 
{= 
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какЬ пб вЬ перьвомЪ, шакЬ си во вшоромЬ 

ошдФлен!и изЬясняюшся. 
6. 9 И 
А. ШЕСТИСТОРОННЫЕ ГОрНыЕ хХоу- | 
СТАЛИ , собственно ‚хрусталяьми называе- | 
мые ( СулаШ. СтйаШ рехакопае ) бываю обык- 
новенно о шести сторонахр ‚ мягки и не- 
драгоц6нны , кошорые в огнЪ удобно ра- | 
сплавлены и шлифованы быть могушЪ: ИВ 
пришомЪ всф пирамидальную шестшисиюрон- | 
ную фигуру ‚ а сверьху острые концы 
имбБюшЪ. Свойсшвенная ихЪ шяжесиь про- 
шивЬ вод состоишр какр 25 прошивр зо. й 


Ежели они цвбшные ,‚ по ошличающр ихЬ по 
званю ттБхЪ дратонфнныхЪ камней , на ко- 
торые ивбшомф походяшЪ. 

$. 4. | 

ГОРНОЙ ХОУустАЛЬ (Сашу Бемахопа поп ВидЪ 
соотиа. СтПаЦиз тотапа. СтПаЦиз. ['5 РПли.) тоб. 
есшь чистой ‚, бЪлой и никакого цвБиа не 
имфющей камень ‚ которой представляешЬ 
шеспийугольную фигуру. КЪ оному причи- 
сляюшся 

т) Горной хрусталь сб одни.мб остры.м5 
хончихо.м8 (Стаи  тотапа арее ито. СтраЙиз 

Анкона. УеНсв.) состоишЪф изЪ шеспиуголь- 

ной призмы › какую фигура 10 ‚ подЬ ли- 

итерами а. Ъ. с. 4, прежшавляешЬ , коей 

одинЬ конецф, лишерами а.с.6, означенной , 

есть шакже шесптугольной , а другимЬ 

концемр е. 4. хрусталь по большой часии 

УшвержденЬ вр квариЪ ‚ ШакЬ чшо его со 

воБмь видфтть не можно. 

К 4 2) 
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2) С$ обфидхб хонцойе острый ирусталя 
(СийаЙиз тотапа  чтатцие вситива. — Стрейиз 
адФукав. Уве ШБ. [1 чирагу [ли4. ) состо- 
ишЬ также из шеспиугольной призмы , 
подЬ фигурою 1т лишерани а. Б. с. 94. озна- 
ченной , котораго оба острые конНа или 
пирамиды суть о шести сторонах. = 

3} Пирамилальной „хрустала ( СЕПаПиз 
тотапа ругата!их сопйат. Арцие рериае стра, 
сиди Иапа тегтейа отито дейдегатиг. Юиепо. ) с0- 
сшазляется из двухЬ., шесшиспоронныхЬ 
пирамидЪ , какь подЬ фигурою 12 шою пред- 
спгавленр. 

4) Енутри лустые хрусталя (Сион 
истапа. саоте фехапрщаи) имфБютЪ внутри нЪ- 
которую пусшошу ; копорая всегда шем 
сшисторонная бываешЪ, 


ПримБч. 1) Не изфосшно ‚ отФ чего шакая 
шеспиугольная пусшота дБлаешся ,  разьБ 
положить шакр , чпю конецЪ другаго хру-= 
Сшаля вЬ оной включен был ‚, вокрутЬ 
котораго друге хрустали выросли , и по- 
тбмЪ шошф конецр какимЪ нибудь случаемЬ 
выпалр. Сего рода хрусшали находятся вб 
ямах при Даннеморр. 

ПримЪч. 2) Описашели каменныхЪ родовФ по 
большой части хрустали описывают , на- 
ипаче ШейхцерЪ вЪ АлшискомЪ своемЪ пу- 
тешесттви на 243 и слФдующихЬ страни- 
ЦаХЪ: однако кажешся , что описанные ими 
роды по большой часши из шпатовыхь 
хрусталей состояшЬ , какф вр шомЪ же 
пушешесши на 246 спраницБ ясно видБть 

можно. 


50) 169 (05% 
можно, ЧпожЪ касаешся до разныхЬ при= 
данныхЬ имЪ именованй , ию сему причи- 
ною весьма малая перемна нару жнато ихЬ 
Фида и угловЬ , чшо всяко случиться мо- 
ешь, и о семь пшючно изслФловать нБиЪ 
нужды. НФкошорые хрустали отЪ миожества, 
вКлюченныхЬ вЪ нихЬ всякихЬ постпороннихь 
родовЪ различной ош другихЬ видЬ полу- 
чили , шакФ что естьли бы в(Б хрустали 
по различ!ю ихр видовЬ особыми ‘именами 
ошличать надлежало , шо бы на столько 
родовЪ ихЬ разАВлить должно было, сколь- 
Ко хрустальныхЬ кусковЪ найши можно, 


ПримБч. 3) Чо здБсь о пирамидальныхЪ и приз- 


машическихЪ хрусталаяхЪ и кончикахЬ упо- 
минаешся ‚, 10 для сего не должно наблю- 
дашь тпочно ого , чпюбЪ оные были со- 
вершенно регулярные и геометричесме ‚, и 
во всемЪ ли сЪ Геомешрическими фигурами 
сХодствующЪ ‚ или ошФ оныхЬ вЪ чемЪ 
разнсшвующЪ , ‘вЪ мюмЪ шакже нБяф ну- 
жды . а довольно и шого ‚ чшо подоме 
оных имбюшЪ. 


ПримБч. 4 ) ТосифЬ Монтш: вЪ бононскихр уче- 


ныхр сочиненяхЬ на страницЪ 315 ушвер- 
ждаетЬ , что хрустали ‚ кромБ шесши- 
стпоронной ‚ никакой другой фигуры не имБ-= 
ют , разсужлая ‚ что ежели хрусталь 
другую фигуру им реш ‚ шо в немЪ дру- 
той содержится НапримБрЪ , когда шесши- 
сторонной хрусталь. ВР друтомЪ шакомЪ же 
заключается , то сей послЬдней о чешы- 
рехЪ сшоронахф казатться должень ; и кро- 
м шакого включеня ‚ естьли хрустали 
К; вмр- 


ВидЬ 


тто. 


ВидЬ 
ттт. 
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вмБошБ или БР шБсномЪь между собою поло- 
жени выросли ‚ или другимЪ какимЪ слу- 
чаемЪ фигура ‘их перемБнилась 5 шо одна- 


ко всегда найши можно ‚ чию корень хру- 
сшаля шеспёугольной. 


ув. 


| рубиновой ФЛУССЪ ‚ рубинопой мру- 
еталь (Стаи Бехакопа тиреГренз Р/ридоти из) 
есшь шеспиугольной хрусшаль краснаго цв}- 
пту › коего цвБшЬ иногда живяе ‚ а иногда 
гуще. Сорты онаго сушь: 

т) Красной рудинопой хрусталь ( Рридо- 
гипиз тифек сагфипсши; ДтИр. У/огт.) есть шочно 
шакой › безЬ примфсу другаго цвбшу, 

2) Красной пб лросинь или Фюлетопой 
рубинопой ‚ррусталь _ (Рреидотийии Атеуниу, 
Сила Атефуйта. Ешь Атеруии. [л4.) , 
жошорой и „Яметистопы.мб хрусталелиб на- 
зываешся ‚ бываешЬ иногда высокаго, а 
иногда блБдновашаго ‚ но всегда ф1олешо- 
ваго ивбша. 

3) Красной изб желта или Голиито- 
пой рубнопой хрусталь ( Рриастийни; Буаси- 
Ррупиз, [5 соот БуастИли!. Тли4. Ридобуает из) 
есть красновашаго или рудожелшаго ивб- 
ша › кошорой и недфйстпительны,иб галйн- 
710.иб называешся. 

аа 

яхонтовой хХрустаАЛЬ ‚  ненасто- 
я1цей ххоитб (СилаИи;  Бехакона  аррыгта. 
Р/ридо-Заррыти’`) есть синей шестиугольной 


хрусшаль › ивЬщом иногд» чистой, а 
иногда шемной, 


$. 7. 


сы 
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$. 7. 

ТОПАЗОВОЙ ХОУСТАХЛЬ ,‚  #енасто- 
ляцей толазб (Стаи Фехавона  Лаовеепз. 
Рио -‘"Торакия. Тиз реитта, Тибо сИтта. 17 
ашега. Рпо. Лене. Тег.) бываешЬ  желтшо- 
вашато иврБта. КЪ нему причисляются 

‚) Желтой толазопой хрусталь (Р идо- 
пораздих ситтиз. Р/ридо-юрахаиз,. СтПаЦиз сита. С:- 
пит) кромБ желтаго ‚ никакихЬ другихЬ 
смЪшанныхЪ ивБтовр не имфетЪ. 

2) Желтозеленой ( Р/бидо-Шюразлиз хте|- 
сен;. Ридо-сьту оз). 


Иногда желтой цврШР только наружную по- 
верьхность топазовыхЪ хрусталей окружаетЬ , 
какЪ корка, а иногда оные со в фм желшы 
бываюшф. Смошри у Шейхцера вЪ Алий- 
скомЪ пушешестиви на сшраницБ 24.5. 


ЗЫ. 

изумумнен ХОУСТАЛЬ ‚ ненасто- 
ялией изумруд (СтПаЙиз Фехакопа  ютиееенз. 
Рридо-бтатаваия. СтйаЙиз от я) есть шести- 
сшоронной хрусталь зеленаго извфша , кЬ 
коему надлежатЪ 

т) Зеленой изумрудной „хрусталь ( Р/еи- 
4о-[татасди отл. Стаи бтагаката). 

2) Бериллопой жрусталь › ( Рёи4о-5та- 
геи ВеуШищ. Р/ридо-Вегуйие Вост. Адиа тата 
Гита) имБешф ивфир морской зелени ‚, или 
зеленой сЬ синевою. 

6. ©. 

ТЕМНОЙ ХРУСТАЛЬ (СиЛаПшз Бехавоне 
обита. СтбаИих орбита) бываешЪ шемнаго ,› 
чернаго и багроваго цвфишовь , пришомЪ ше- 

спи“ 


ВидЬ 
т т 2. 


ВидЬ 
113. 


РидЬ 
114» 
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спИугольной и прозрачной. КЪ оному при- 
числяюися 

г) Черной хрусталь ( СтпаЙиз тета. Е\шот 
Уифтиег. Уогт. [5 соот Антаси Тли4. — Меноп 
& Р’атиоп Р|п. Асис ) хошя ивфтомЬ че- 
ренЪ , но прозраченЪ. 

2) Темнохрасной хрусталь (СтПаЦи п1- 
$77 её тифесейи5 соот1з 5156.14. [2215 И афай и 
А!4го\.), коего цвБшЪ на шемную или ва- 
реную кровь походишЪ. 

3) Багропой или дымчатой ‚хрусталь 
(СилаЙиз ира. СтйаШих сйоте трипао. Сет. Си- 
ЛаШ реце; титог. УГарп. ), 


ТемнымЪ хрусшалямЪ ‚ яко негоднымЪ и под- 
лымЪ , особливаго зван!я не дано, по то- 
му что шемноцвбшные каменья ЕЪ числЬ 
драгоцбнныхЪ не почишаюшся , кромБ вини- 
сы ; но и ша свфшлфе бываешЪ. 


Примфчания о хрусшаляхЪЬ вообще. . 


3) Когда хрусшали равной величины углы имБ- 
юшЪ , шо вЬ нихЬ разные цвБшы › на по- 
добте радуги показывающся ‚ ежели противЬ 
солнца сквозь нихЬ смошрЬшь станешь ;у И 
по тому они радужными хрусталяьми на- 
зываюшся, | 

2) Ежели т) весьма чистой и прозрачной хру- 
сталь в огнБ н5Ьсколько подержишь ‚ и по- 
тшбмЪ нФсколько краш вЪ бецепиповомЪ со- 
став (е/ТиНа рехенае) просшудишь , то онЬ 
потемнфешЪ ‚ и видомЪ на шемной хрусталь 
походишь будештЪ. 2) ЕЪ кошенилБ просту- 
жеиной покраснБешЪ и рубиновой цеБшЪ пол у- 

чимр. 
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чишЪ. 3) ВЪ красномЪ сандал темной или 
чернокрасной цЕБшф принимаетЪ. 4) ВЪ 
шафранной шинкшурБ темножелтымЪ , какЪ 
шопазовой, хрусталь ‚ дБлаешся ‚ смошря по 
пому , сколь крБпка шинкигура или смесь 
будешЪ. 5) ВЪ ЛакмусовомЪ расшворБ (Ха 
111$) становишся синь ‚, на подобе яхоншо- 
ваго хрусталя. 6) ВЪ сокф шравы , назы- 
ваемой рта сш , дБлаешся Ффюлетовато 
иузршу ‚ и на Амешистовой хрусшаль похо- 
дишЪ. 7) ВЪ ЛакмусовомЪ расшворБ › сЪ 
шафранною шинкиурою смфшанномЪ › зе- 
лень ‘бываешф ‚ какЪф изумрудной хрусталь, 
И такЪ можно хрусталямЪ красной , жел- 
шой и друме пвБмы придать посредсшвомЪ 
мышьяку и аурипигмента ‚о которые см- 
шазЪ вр плавильномф горшк$ , и сверьху 
положивЪ на нихр хрусшали вр огонь поспта- 
вишь должно. Смошри у Нея вЪ насшав- 
леняхЪ о стекольномЪ искуссшвЬ вЪ глав 
74 ‚ иу Пошша о аурипигмени6 на сшра- 
НИПЬ 22. 

3) о фигурЬ и пьфтахЪ хруеталей пбслБ &ра- 
гонрнныхЬ камней обЪявлено будеш , гдБ 
также и о происхождени ихр упомянегися, 
3АБсь только пю вБлать надлежишр › что 
всБ хрустали изЬ кварца › как элемен 
шарной машери или машки › раждающся, 


$. 10. 


В. многоугольныЕ ХРУСТАЛИ ‚ кошо- 
Рые обыкновенно драгоифнными хашнями 
называющся (Сеиниае. С"Ла роувонае), суть 
многосторонные крБиюме хрусшали ‚ котю- 

рые 


ВидР 


бо) 174 (05 


фэе весьма р$Ьдко или никогда в огнф не 
распущаюшся. БызаюшЪ чрезвычайной чи- 
сшошы безр пяшенЬ ‚ и хошя <Ъ шрудомЪ 
шлифуюшся ‚, но весьма чистой и свБшлой 
гланциЬ на нихЬ наводишся, Свойственная 
ихр шяжесшь против вод есшь свыше 


> 
нежели 345 противЬ тсо. 


Хошя арагоибнные камни по большой части 


многосторонные бызаюш , по чему оные` 


ошф Грековь Паргононб названы $ однако за 
подлинно пого Утвердить не можно ‚ чшобЪ 
из иихЬ шесши‹ торонныхЪ не нашлось, какЬ 
и в с^БдующемЪ описани нБсколько шакихЬ 
ЯВИШСЯ, 

и 


АЛМАЗЪ (Сотта рейнсарта › дичие Дит 


115. 200 5 сооте адисо , ине реййену. Адатаз. Пуатаз, 


„АпабИе;) есшь чрезвычаЙно крфпкой ‚ чи- 
сшой и как вода св! шлой камень безЬ вся- 
каго ивфша › разной кристаллической фи- 
гуры., которая шакр ‚ какЬ и шягость 
оваго ‚ вЬ огнЪ со всфмЪ не перемфняешся, 
КЪ оному причисляютися слБлуюцие сортьи 
т) Осмигранной острожонечной ал.иазб 
(Алатау обаёати иг та цз) сЪ ‘перьваго взгляду 
являешся он как} бы шесшисторонной хру - 
сталь, а по прилЬжномЬ разсмотрфнйи най- 
дешся ‚ чшо оной состоишЬ изЪ осьми 
сторонЪ ‚ острымЪ коннемЬ 5Ъ одномЪ цен- 
шоЪ смыкающихся ‚ которые алмазы за 
маилучиие и кофичайние почитаются , и 
мазываюшся Фижатами ‚ а наипаче шЪ к 
кои изЬ вихЬ чище вышлифованы, 
Так 


м шо © 


во ) 175 (05. 


Таке бываюшф Арапске и ИндЬйске алмазы, 
Ежели осшрой коненф не хорошФ ‚ то юве- 
лиры его сшамиваюшЪ , и шогда изЪ оныхЪ 
кямней весьма изрядные шафельшшейны 
&БлаюняЪ. 


2) Плосхой алмазё (А4атаз тайИаиз) 
бываешЪ разной фигуры и шолстошы ,‚ ко-. 
его сшброны оспрымЪ концемр не смыка- 
юшся ‚ но плоски, какЬ бы обрфзаны были. 


ИЗЪ шакизЪ плоскихр алмазозЪ ювелиры розеш- 
ты › сердешники и друйя малыя фигурки 
аБлаютЪ. 


3) Кубичесхой альмазб (Адатвз 2«шане) 
представляешся шакр ‚ какЪ бы онЬ из 
Разныхр кубиков составленЪ быль › кошо- 


рой иногда бывает кругловаш СЪ бли- 
сшающими кубиками. 


Таке суть Малакасске алмазы , изЬ копорыкЬ 
ювелиры дВлаюшЪ преизрядные чешверогран- 
ные шафельшипейны. 


4) Круглопалтой а.л.ма.35 (А4ата; гофинаа-. 
в. Виа адатапи аетша ) ‚ коего круглость 
иногда шочифе , а ивогда не сшоль совер- 
шенна бываешЬ ‚ которой не рфдко и по- 
лукруглой находится. “Таще алмазы под- 
ЛЪе и мягче другихЬ ‚ и на хрусшаль по- 
ходяшьЬ. 


Примфч. 1) Сего рода сумь по большой части 
Европейск{е алмазы › хошя они осмигранные 

и кубическе бываюш?Ъ. 
При- 


| 
| 
| 
| 
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Примбч. 2) Алмазы, вЪ разсужден!и чистоты и 


иврита › между собою различаются › такь 
что нфкоторые изЬ нихЬ самой чистой во- 
дяной цвБш> безЪ всякой краски имБютЪ , 
которые сушь наилучшие ; друше желшо- 
ватымЪ и синеватымЪ цзБлюмф на полиро- 
ванную сшаль похожи, и назывались прежде 
сидеритами`; а иные прозрачноспию зелено- 
вашой водБ подобны. 


ПримБч, 3) СожалБыя достойно ‚ что ШВ, 


кои сырые алмазы видфшь и разбирать слу- 
чай имБли , вЬ изврспияхЬ своихЪ яснБе ихЪ 
не описали ‚ и по шому точнато их раз- 
ЛИчЯ между собою показашь не можно, 
Агрикола © свойствах ископаемых шфлЬ 
ВР книгБ б , на сшраниЪ б20 обРявляешЬ „ 
что алмазы обыкновенно о двенатшцати слно»- 
ронахЪ бывающЪ, ЛаёшЪ о маргаритахр и 
камняхЬ на спграницЬ 3 упоминает ‚ что 
они шестисшоронные ‚ и 0бьмью шреуголь-= 
ными сторонами осшрымЪ концемЪф вмфсеш® 
сходятся, боопий о камняхЬ и маргаритахВ 
ВЪ книг 2 ‚гл, 2, на страницЪ 120 Евро” 
пейск{е алмазы на два сорта разаБляешЬ › 
а именно: на шестисторонные, которые мо” 
жеш?Ъ бъипь не иное что ‚ какЪ хрустали »› 
и на кругловатые , которые онЪ хошя перь- 
вому соршу предпочитаешф „ однако за ма= 
стояние алмазы не признаёшЪ. роберт 
боиль вр книжкЪ своей о драгочфнныхЪ кам- 
няхр, на стпраницахр 11, 13 и 81, алмазамВ 
болБе фигурЪ приписывает», Ритерь. вЬ 


- яовоизданномЪ своемф натуральном Лекси- 


конь ничего вновь не изЬаснилЬ , кромБ и1о= 
Хо + 


4) 
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го ‚ что’ он все изЪ Лаёша  выписалЪ. 
Кунадманф вЪ книгЬ своей -о рдкосшвяхЪ на- 
шуры и искусства на странинЬ тоо опи- 
салЬ нБсколько Малакасске кубическ!е алма- 
зы ‚ао фигурБ кончиковЬ умолчаль. | 
АлмазЬ., конюрой днемЪ на солнц проле- 
жишр ‚ вЬ шемношБ скбшимф $ а @е свой- 
ство имфешр онЪ общее СЪ прошчими хру- 
сталями и драгоиБнными камнями. рав- 
нымЪ образомЪ ‚ ежели ево о сшекло шакЪ 
долго тшерешь станешь › пока нагрБешся , 
в шемном мЬсшБ такой свбаЪ оп себя 
издавашь будет , какой ош полированна- 
го’ серебра прошивЪ солнца положеннаго про- 
исходить. (Смошри у. Лессера. (Гирореч.. р. 
308)». и вЪ` ученыхЬ записках Парижской 
Академ!и 1707, на стр. 1. Лодобно исырые» 
наипаче желшовашые алмазы, пбслБ жжен!я 
вЬ шемношБ свршяшр ‚, какЪ вЬ шфхЬ же 
ученыхЬ запискахь Нарижской Академии 
3735, на стр: 347 упоминаешся ; и по се- 
му алмазы проякимЬ образомЪ вЪ шемношьЬ 
свбитить могутЪ. 
Н5кошорые обЪявляющр , чшо натрртой 
алмазЬ на подоб1е яншаря деревянныя ще- 
почки ‚ солому ›' желБзныя опилки и шому 
подобное ‘кр себБ  пришягиваетЪ. Лессерь 
(Глбойе. р. 327) сего не премлешЪ "сбЪ= 
являя , чшо онф по учиненномЪ опьи®’ про- 
шивное шому нашелЬ $ ‘а. ФридерикЪ Гоф- 
манЪ вр своихр Физико-химическихь сочине- 
нхЬ вр шомб 1тмЪ, на страниц 162 
ушверждаетЪ, что ош шренйя согрБешейся 
алмазЪ безЪ сомнфн!я кЪ себЪ привлекаелЪ 

| КЬ 


ВидЬ 
116. 
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кЪ помужЬ и самое искусство доказы“ 
ваешЪ, что вс прозрачныя каменья свбшятЪ , 
изЬ коихЪ иной больше ‚ а иной меньше 
электрической силы вЪ себЪ имБешр ; а 
что алмазЪ черную масшику КЪ себБ при- 
тягиваеп , оное за подлинно ужё изеБстно, 
и за главной признакЬ чисшато алмаза по-. 
чишаешся. О протшчихЪ свойсшвахф алмаза, 
есть еще особливыя извБспия ‚ котшорыя 
заФсь за неважноспию оныхЪЬ оставишь за 
благо разсудилось. 


б: 15, 


рубинъ (Сетта рейнсИта ›‚ аише р- 
сип4а. сооте тифто 1тарие регтанеше. Кийниз. Сатип- 
сши; РНо. Руториз. АпНтах. Сао) есть. драго- 
ифнной камень краснаго ивфта ‚ имфющей 
осмтутольную или кругловатую фигуру. ВЬ 
разсужден!и крфпосити по алмазЪ перьвой $ 
вЪ огнБ ивФту своего ве теряет, и нви- 
какой перемфны не шерпишЪ. Соршы она- 
го суть 

1.) Восточной рубинё (Кими ‚ хи 
кирго соот. Кири; опетайз. Сафипсшиз. Иоан тея, 
„Ата те.) есть красной, на кошениль похо- 
жей › или пунцоваго изфша камень , кото- 
рой иногда кровавой ивБиЪ имфешф , 2 ино- 
гда походишЬ на спфлыя вишни. 

Ежели восточной кровавой рубинЪ вВсомЪ тя- 
нешЪ свыше гоши карашовр, пю оной хар- 
бунхело.мб называется. | 

2) Ба.лассё (КиЙниз сте ттеатпаюо ифсое- 
виео то. Ваае. Рианиз Кхаемтегта. ) есть блЪд- 


мокраснаго или маснаго ивфша рубинЪ , 
ошчасши 
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отчасти см5шанной ср слабою синею кра- 
скою ‚ошЪ чего ивБшЪ его на кармазинной 
или нБсколько на фФлолешовой походишЪ. 

3) Слинел.лб (Кибних сооте тибео рифа, 
бртейи;) есть краснобЪловашой рубинЪ , ко- 
его красной пвфшр ошчасши сЪ бЪлымЬ 
смБшанЬ ‚ а иногда со всБмЬ бЪЬловашр или 
блБденЪ бываешЪ, 

4.) Рудицел.л5 (Кийних союте тифео и Паио › 
КийсеЙиу. Кираси. Кифасеиз ) бываетр красно- 
желшаго ‚ или краснаго сЪ б$флымр смфшан- 
наго ивЪша ; а соломеннато цефша рубинЪ 
за подлБйний соршф почишается , и в 
огнф пвБшр свой теряешь, 


Примфч, 1) Рубины фигурою весьма различны 
между с0б60ю, по тому чшо осьмгугольные , 
кругловашые ‚ почши полукруглые снизу 
плоске ‚, и овалисшые или продолговатые 
бываюш ‚› и шакЪ далБе, Оные ошличены 
зАБсь по разным цвБтамЪ для ювелировЪ , 
какф они обыкновенно у минералоговЪ раз- 
дВляюшся, 


ПримВч. 2) рубины находятся либо вЪ кра- 
сномЪ пескБ ‚ либо вЪ швердой зеленой 
зем^В ‚ кошорые на серпентинной мраморЪ 
похожи, Иногда находяшр ихЬ вЬ красномЪ 
опочистомЪ родВ, богемсме и Силезске 
рубины находятся вр кварцовыхЪ горазЪ и 
песошныхЪ камняхЪ, 


В. 
ЯХоНТЪ (Семжа решета „ дите ег 


Йв › сорте воейщео › впе изаст. БаррЫгиз, Судпиз. ) 
2 есшь 


ВидЬ 
117, 


ВидЬ 
118. 
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есшь' осм!угольной или боле сшоронЪ имфю- 
ий камень синяго ивфша. ВЪ огиБ ивфшЬ 
свой шеряешр ‚ хошя впрочем не перемф- 
няешся ; а коБпосшью почши шаковЬ же , 
как рубин, и по тому вшорымЪ по 
алмазЪ почишаешся. Раздфляешся на слБ- 


дуюние соршы : 
1) Сопершенно синей яхонтб  ( ЗаррЫтиз 


Суанеш у Заррытиз таз) почти лазоревато цвф- 
ша, И за самой лучшей изь яхоншовЬ по“ 
тишаетися. | 

2) Яхонтб подянаго цифта (Зари 
адиео-@ ши. Барри адиеиз. Бары ия Лета) › 
кошорой сверьхЪ онаго цвфша н5сколько 
синевашЬ ‚ но иногда шошЪ синей ивфшЬ 
сшоль мало примбтенЬ , чшо за алмазЬ 
или за неивбБшной камень почишаешся. 

3) Зеленопатой яжоит8 ( ЗаррЫтиз соеги- 
[еиз ибо. Барри: рта) имфешЪ синева- 
той вЬ зеленой падающей ивфшЪф ‚ шакЬ 
какЬ бы оной изЬ синяго и зеленаго см5- 
шанЬ былр. 

4) Бфлопалтой лжонтб (бафрытиз соетшеиз 
Ифсаи из. ТГеисоафрЬии) есть млечнаго сЪ си- 
нимЬ смБшаннаго ивбта , примомЬ за мяг- 
коспию вЪ числ5 подлБИйшихЬ почишаешся. 


Яхонтф вр шхЬ же мЬсшахЬ и вр шакихЬ же 
камняхр находяшф ,‚ ЕР какихЬ и рубинЪ. 
Часто изЪ рубина и изумруда по поламЪ 
сосшавленные каменья попадаюшся, 


2-14 
ТОПАЗЪ (Сетта реЙис4та 5’ Чите диаг 
{4 › сОбте аитго ‚т вне регтапете. Торазлиз, СЬту- 


ры? 
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оры$ РНпи. Сьуиень. Съ/тия. СИИ Ьиз Мот. 
пийогит.) есть многосторонной драгоцфнной 
камень ‚ высокаго на золошо похожаго или 
желтаго цивфша ‚ которой вЬ огнф кр$ико 
усшаивлеш , и ивфшу своего не шеряетф. 
БываешЪ сшоль. же почши кр5покр ‚ как 
и яхоншЪ , и иногда блЬднаго ‚ а иногда 
шемножелшаго цвфша. 


ПримБч. г) Лаёт о маргаритахЪ и камняхЪ 
на сипраниць 4отой обфявляеш» ', чшо пря- 
мые шопазы ‚ названные ош него хризоли- 
тами , вбБ прошчии драгонфнныя камення 
крыпоспию превосходяшф ‚ и не много отЪ 
алмаза оною разнсшвующЪ ; а на 4.7 стра- 
ниц онф же описываешЪ ихЪ пбслБ руби- 
новЬ и яхоншовЬ. | 

ПримБч. 2) Топазы находятся при Шнеккенбер- 
тБ вЪ песошномЪ камнБ сшоль швердые , 
чо ими друге опазы полироващь МОЖНО. 
(Непске 4е Пар. от. сор. Ерь. М. С. Га. ТУ. 
р. 317) Иногда находяшся они и вЪ кварц, 

$15 
изумоудъ. (Сетта реПис та , 4итие 
дин , сооте ют т авте регтанете, | 5тагардиз. 

Гатотак; Рапи. Ргайти;, Сетта Меготана. Сет- 

та Потииана.) есть многосшоронной , ипро- 

шяженной столбиками ‚ и кубическую или 
призматическую фигуру › пришомЪ нерав- 
ныя стброны и шупые углы имфющей ка- 
мень зеленаго ивфша. ВЪ огнф ивБтомЬ 
не перемфняешся ‚, и вЪ шемношЪ бли- 
сшаешр ; однако жжешемЬ будучи разга- 

Лз ° рячень 


ВидЬ 
1 ТО, 


ВидЬ 
120. 
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ряченЪ синь становишся, и шолько до шфхЬ 
порр таков бываешЬ , пока свбтишЬ ‚ а 
пошбмр паки позеленфешЬ. ВЪ разсу- 
ждени кр$фпосши четвертьмЪ по алмазБ 
почишается ,‚ которой сшальною пилою 
обтирашь можно. КЪ нему надлежатЪ 

1) Слётлозеленой изумруд (Зтагаз4из 
сооте ли аЙшо. этагазди омешайз) › которой 
и посточныиб с.мараг,л0.шб называется, имфешЬ 
вр себЬ свЪшлую зелень, шакр как бы 
тотЪ цвфшЬ по желшому груншу наведенЬ 
быль, | 

2) Темнозеленой изумрудб (бтагакаия 
соотё хи Ао суапед. бтатардих оссшетайз) , 
инако заладиышмиб смарагло.м называемой , 
бывает темнозеленаго иьБша ‚ которой 
сверьхЪ синяго грунша плаваешЪ, 


Изумруд расшешЪ вЪ квариВ ‚и между шаки- 
ми же камнями ‚ между какими хрусталь 
находится, Генкель имрлЬ случай видБть 
призмаптической чешвероугольной изумрулЬ 
СЪ плоским концемЪ. Смошри Ерь. М. С. 
Га. 1. р. 318, 

5” 66 


хризолитъ (Сетта ‘рейс та , дитие 
Ла  с010те отлаАГ ДИ Дано т овие ривас. СИИ ив. 
Сынт АтсКеа!, Торазли; поппи отит. Съуатре. 
ВегуПи.) есть многосторонной › а иногда 
четвероугольной зеленаго сЪ слабымЬ жел- 
шымЬ слившагося ивфша , кошорой вЬ огнБ 
зперяетр ‚ хотя самЪ собою никакой пере- 
мБны не шерпишЪ : впрочемЪ шакЪ мякокЪ, 
что ево пилою расширашь можно. Крф- 


посшью 
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постью ‚ кКЬ изумруду близко подходит. 
РаздВляешся на слБдуюние сорты : 

т) Сп&т.лозеленой ‚жризолит® (Сыури- 
физ сооте ациаео отлЧееше. Рга/у4е. Авис. Гаех. 
бызаешф блБднаго или водянаго ивфбща, , 
которой сЪ зеленью сливаешся. 

2) Хризолраеб ( СруоИЬиз сооте ли Па- 
иеДбете. СЬтуоргаз. СБтубыетоп) естпь шопазЬ зе- 
ленаго сЪ желтым смфшаннаго цзБша › 
или зеленожелштой шопазЪ ‚ которой похо- 
дишЪ на иссохшую траву ‚ лалортнихо.мб 
называемую ; впрошчемЬ чисшой ивфтЬь 
им Бешф. 


Кажешся ‚ чшо можно бы было кЪ сему соршу 
причислишь и хризобериллы или .хоаслиты 
д батьрея › которые , по его описан!ю , 
блБднаго желшозеленаго избша бываюшЪ. 
3). Иразерб (СЬ’у/ИИЬиз софоге ола! рогитто. 
Раши’) ивъшомЪ походить на р5ичатой 
лукЬ ‚ и нБсколько золоша вЬ себБ со- 
держишь. 


Хошя всБ почти описатели празеры кЪ изум- 
рудамЪ причисляюштЬ ; но мы , для особли- 
вато их сходсшва (Ф шопазами ‚ заЪсь 
оные включить за благо разсудили, попом 
что г) желтоватой цвбшф и слВдЬ золо- 
та в себБ имет $ 2) находятся ‚, какь 
и топазы › большими кусками ; 3) не ве- 
ликой иБны стоят, 


6. 17. 


АМЕТИСТЪ (Сетта реНиза рта › Читие ВидЪ 
Дрита , сооте клошсео ‚ ат 1вте [щиесен. АтеНуЛиз. т2т. [И 


Л 4 Роедего; ,› 


а 


и 


ВилЬ 
А 
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Роедетох, „Апегох. Топ. Сетта Теиерк, Арис.) 
есшь мчогосторонной кубической или фи- 
турсою на тросшникЬ похожей камень фио- 
лентоваго ивфиа. › кошорой вр огнБ пропа- 
даетЪ , хотя камень. не расплавливаешся. 
ВЬ разсуждеви кр5посши опредфляюшЪ ему 
седьмое м5ешо послБ алмаза. Соршы онаго 
сушь: 

1) Чистой олетопой аметистб (Ате- 
гуВи5. <ло'асси) бываешь точно фхтолетоваго 
ивбшта безр всякаго примЪсу. 

>) Желтопатой ( Атенуйи;у оасеиз /ир- 
Пани.  басо он РНой. ) Изжелша фтолешовой 
цвфшЬ имфетЪ. 

3) Блблной (Атефуйиз члдасенз аЙитиз. 
5ар!тоз. Рагание;) почши бБловашЪ в просинь 
бываешЪ. 

4) Краснопалтой ( Ате уши; чоасеиз Дан 
шиео тихо сорте) › коего ф'олешовой ивфш 
предсшавляешся шакЬ , какЪ бы сЪ кровью 
смБшанЬ быль ‚ и сЪ краснымЪ сливаешся. 


_Амешисир также , какЪ и хрусшали ‚ распешЪ 


вЪ кварцф. Кундманнр вЪ описан р6дко- 
сшей нашуры и искуссшва ‘на страницб 
196 пишешЪ , будшо амешисшЪ пяп{уголь- 
НОЙ бывает ; а кубической ‚ которой 
тамЬ же, и вЬ Ефемеридахь М. С. в шо- 
мБ 1мЬ ‚ прим. 118. описан „ есть че на- 
стоящей амешистЪ › но шпашовой хрусталь 
фюлешовато нвбша. 


$. 18. 
ВИНИСА (Сепита Ри; ттниу рейисаа , 4ит- 
Не обаца , сооте ор]бите тирто., ат щие фегтацете › 
[ар:4е 
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[арёе Пчиерете. — Стаппаш ‚ Сататапйеи: РПли. 

Сатебеоши; РПои.) есшь чисшой прозрачной 

дратоифнной камень, и бываешр иногда 

чище ‚ иногда тускляе ‚ шемнокраснаго 
ивФша и различной фигуры. Такого лица 
ошр себя не даетЪ`, какое прошч!е драго- 
ифнные камни имбюшЪ ‚ и шолько при яс- 
номЬ свБшф блисшаешр. ВЪ огнф избту 
своего не шеряетЬ , хошя ‘самЪ устоять 

в нем не можешь. КрБпоспйю близко 

подходишь кЬ амешисшу. РаздБляешся 

по числу сторонЪ на’слБдуюние соршы: 
т) Четырестороиная пиниса ` (Стапаиз 

Кота! ). 

2) Осмисторонная (Стапани осюёгциз). 
3) Виниеа о дпенатцати сторонах 

(Сутдиииу 4одесабатсиз). 

4) Виниса о четпырнатицати сторопахб 

(Стапатиз Чесареговасия ). 

5) Виниса о дпатцати сторонахб (Ста- 
паи Гсорае4сиз ), 

6) Виниса о дпатцати четырею$ сто- 
ронажб (Стапатиу Тео Датогаисие). 

7) Виниса ие точно олредбленной фи- 
гуры (Стапа!их Двигае теснае). 

ПримБч, т) Винисашные камни какЪ прозрач- 
носпию , так и ивбтом между собою 
разнсшвуютф $ ибо иные изЬ нихр весьма 
прозрачны , а друге шемны и со вСымЪ не 
прозрачны $ притом бывающЪ тшемнокрас- 
ные ‚ желтоватые , фФюлешовые ‚ и ошча- 
сти шемные. 

Примфч. 2) НаходяшЪ ихЪ вЪ разныхЪ горныхЪ 
каменныхЬ родахр ‚ а именно: в шифебБ, 

Л 5 вЫ 


Видр 


123. 
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ЕР извесшныхЪ , песошныхЬ ‚ опочисшыхЪ 
и другихЬ камняхЬ. 


$. то, 

ГТАЦИНЛЪ (Сетта ри тни; рейса, 4и- 
"ше попа › сооте вх Йаио тифете „вне Ищиерет. Нуа- 
спНиш.} есть многоугольной ‚ и больше или 
меньше прозрачной драгоцФнной камень ру- 
дожелтаго ивВша. ВЪ огн расплавливает- 
ся, и мягче › нежели виниса , бываешь. 
Сзойсшвенная его шяжесшь имфешФ про- 
поршю кр водЪ не больше ‚ какЪ 2631 кЬ 
1000 ‚ и по шому онЪ весьма легокЪ. Даз- 
личаешся по сл^лБдующимЬ ивбшамЬ: 

т) Красножелтой 4ацинтб (Нуаатныи 60- 
оте ех Лаио тифеше) ‚ которой больше на фто- 
лешовой ивБшф похожЬ. 

2) Шафраннаго цифту (Нуаст из сооте 
стосво. Нуаст и; таз. Арис. ). 

3) В%.ложелтой (Нуасйифиз сооте ех а 
Лаие/сете. Нуали и; ретина. Азис. Глеисосрту о; Раои. 
Хоп РИпи. ХаиНиол 'ТВеорв.) ивфиюомЪ почши 
на агат или бБложелшой янтарь походишр. 

4) На яитарь похожей ( Нуаат из сооге 
её пиоте ]исст. Сьгу/Мемтит РНой.) шакЬ точно 
<Ъ желтымЪ яншаремЬ сходен ‚ чшо его, 
кром5 крфпосши ‚ ни по какимЪ призна- 
камЪ отр яншаря различить не можно. 

5) Мелопаго циъту (Нуаст физ сооте е 
итоге теЙео, Мейсьтуу Рио.) ивфшомЬ и ви- 


домЬ своимЪ на сырой желтоватой медь 
походишь. 


Помянушые послЪдме тпри сорта по большой 
часши ошф прошчихЬ кЪ мопазамр причи- 
СЛАлИСЬ 5 
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з слялись. ; но по елику оные ни ясноспию , 
ни крЬпосшю таковы ‚ каковы шШюопазы и 
хризолишы ‚ не бывающЪ ‚ шо для сего ихЬ 

| кр мациншамь причислить  разсудилось. 
| Смотри у Лаёша на сшраницахр 29 и 59. 
6. 20. 

| бЕБИЛЛЪ (Сетта рейисща , дитие дестта , 

. сооте 'Тыарио 5 авпе Пциа ВИ. Вей. Аицсиех 

Риои. Тыдайи’  таппи;.  Адиа тата) есть 

| многоугольной ‚ чистой ‚ зеленой вЬ про- 

синь, или на морскую зелень ‚ зеладонб 

называемую ‚, ивфшомр похожей камень , 

кошорой вЪ разсуждени крБпосши между 

драгоифнными камнями послБднимЬ почи- 
тшаешся ‚и вЪ огнБ плавишся. 


| Хошя бериллы многихЪ разныхр соршоЕвЬ нахо- 
дятшся ; однако по болышой часши причи- 
| сляшь ихЬ должно либо кр пациншамЪ , 
каковы бывают на воскЪ и масло похоже , 
которые по тому пошаныьии и масличными 
ббриллами ( ВетуЦиз сегеиз ас оеавлнеия) име- 
нуются, и оба кр 4 му сорту пацинтшовЬ 
принадлежат? ; либо кр шопазамЬ ‚ какЪ 
хризобериллы , либо же наконецЪ кЪ другому 
какому роду причислены быть могутЪ. 


Примбчаня о хрусталяхр и дратонфнныхЬ 
камняхЬ вообще. 


1) Тщане ювелировф подало поводЪ’ дратоцВн- 
ные камни разаБляшь гораздо на большее 
число сортоБЬ ‚ нежели какЪ бы самая нужда 
того требовала ; 

| нихЬ осшавилр , и желалЬ бы ‚ чтобЪ изЬ 
многихЬ 


однако я ммоге изр. 


ВидЬ 
124. 


3) 


4) 
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многихЪ вышеописанныхЪ еще болБе излиш- 
чихЪ соршовЬ выключено было. 


2) ПримБчено ‚ что во многихЪ хрусталяхЪ и 


дратоибнныхЬ камняхЪ включены бываюшЪ 
разныя посторонн!я вещи, какЪ мохЬ , воло- 
сы ‚ храшф и тому подобное $ изЬ чего 
Заключить. должно ‚ что драгоифнные камни 
и хрусшали произошли и ежедневно произ- 
ходя ошф окаменБвшей машери ‚, кото- 
рая должна бышь плавкая. Ибо инако сшашь- 
ся бы не льзя было ‚ чшобЪ швердое шло 
вЬ другомЪ шакомЪ же заключилось ‚ естьли 
бы одно изЬ нихЪ пловущее не было ‚ кото- 
рое при шечени своемЪ около другаго тФла, 
облившись ‚ и шакимЪ образомЬ затусшЪвЪ 
и зашвердБЕЪ оное вЪ себБ заключило. С1е 
доказывается опышомЪ ‚ ежели хрустали 
смВшавЪ вдвое прошивЪ ихЪ врсомЪ < 
солью и винным ‘камнем вмЬсшБ сплавле- 
ны будуш , шо шакой же затустБа- 
шей сокЪ здФлаешся ‚ какой вЪ главб 16 и 
18, вр примфчани 5 мЪ описанЪ. 
Способф ‚ коимЪф хрусшали и арагоцбиные 
камни изЗЪ пловущей машер!и раждаюшся , 
безЪ сомнфнйя состоишФ вЪ крисшаллизациИ › 
или оные швердБюшЬ на подоб1е соли, ко- 
торая малыми кусками и хрусталями' са- 
дишся. Смошри у Генкеля о происхожденйи 
камней, 
З&Бсь надлежишЪ рЬшиить слЪдующей вопрос: 
могупф ли хрусшали и дратоифнные камни. 
вЬ разсуждеши разной ихЬ фигуры , зави- 
<Бшь ош нфкоторыхф солей ‚ на которыя 
они фигурою своею походяшр ? При семЪ 
опросБ 
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вопросБ надлежишЪ сперьва различишь ‚ ом 
чето. происходишФ крисшаллизашя ‚ и ошЪ 
чего хрусшали разныя фигуры получающЪ $ 
С!и двБ вещи всегда неразаАБльными почиша- 
лись ‚ шакф чию соль неошмфнно состоишЪ 
притчиною  кристаллизащи $; и по тому 
безЪ дальняго изслБдован!я принято было у 
всБхЬ за подлинно › чию она же и разнымЪ 
ФигурамЪ хрусшалей есть пришчиною. Одна- 
ко вЬ разсуждени фитурь, как!я соли, шак- 
же хрустали и драгоциные камни имБюпЪ , 
надлежишЪ приняшь вЪ разсуждене слБдую- 
пия касаюнИяся до нихр обстоятельства у 
а именно; 1) Есшьли разсмошримЪ ‚ чшо 
соль безЪ примБсу вЪ ней земляной или ош- 
части металлической машерфи сама собою 
хруспалей не сосшавляешь $ по найдемЪ 
прошивное пюму ‚, чшо какЪ каменные › 
такЪф и соляные хрустали начало свое имБ- 
юшЪ ошФ вмф5шанныхЪ вЬ нихЪ земляныхЬ и 
металлическихЪ частицЪ. Химическими опы* 
тшами доказано › чо всБ соли «Ъ ихЪ хру- 
сшалями происходяшф ош разныхЬ смБ- 
шен!й купороса ‚ или сБрной кислосши , 
хошя оная кислость фигуры, и не имфешЪ. 
Короче еще чрезЪ. селишру доказашь можно, 
что соляные и каменные хрустали ошЪ 
примБсу земляныхЬ и мешаллическихЪ ча- 
сшицр составляюшся. , шакимь образомЪ : 
Ежели селишреной спирт ‹Ф. нБкошорою 
часпию травяной алкалической соли см$- 
шаешся › шо произойдет изф шого шеспи- 
угольная призматической фигуры. соль, или 
шакр. назыраемая селитра $ а когаз шошЪ 
же 
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же спиршф смфшанф будеш с<Ъ поваренною 
солью или минеральною алкалическою ма- 
тшерею ‚, шо соль изь шой смБси кубиче- 
скою фигурою составится. ИЗЬ жего доволь- 
но явсшвуешФ ‚ что алкалическая земля 
есшь шочною пришчиною разныхр фигурь , 
какя хрусшали имфюп?. равнымЬ обра- 
зом ‚, когда серебро вр крпкой водкЪ рас- 
пусшитшся ‚ по хрусшали пласшинками ся- 
душЪ. ЖелБзо распущенное вр той же вод- 
кБ производитЪ неровные чешвероугольные 
хрусшали ‚ и шакЪ далБе $ по чему не 
должно ли мешаллическую матершо почи- 
шашь за прямую пришчину различия хруста- 
лей? ибо крБпкая водка не перемфнялась. 2) 
Что различе хрусталей отФ мешалловЪ ‚ а 
не ош солей зависишф ‚ оное болфе еще 
доказать можно шБмЪ ‚, что одинЪ и тшошЪ 
же металлЪ вЪ разныхЪ крБикихЬ спиртахЪ 
распущенной фигуру свою теряет ‚, а не 
по фигубБ соли вЪ другой видЪ перемфняет- 
ся Напримфрь: ежели мБдь вЬ кролкой вод- 
кБ, или в5Ъ купоросной кислости ‚ или вВ 
уксусБ распустится ‚ шо во веБхЪ оныхЬ 
спиртахЪ хрусшали параллелопидическую 
фигуру. получат , какЪ шо же и со свин- 
цомЪ дБлаешся. Ежели сей металлЪ уксу- 
сомЪ или селитреным? спиртомЪ разведешь,» 
то какЪ вр шомЪ шакЪ и вЪ другомЪ 'раз- 
ные многоугольные хрустали заАБлаюшся. 
То же бывает и ‹Ъ прошчими металлами , 
кои вЬ разныхЪ спиртахЪ распущены и кри- 
сталлизованы бышь могутЪ. 3) Изьфешно , 
что металлы сами точную свою Фигуру 

принима* 
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принимающЪ ‚ и ни ЧБмЪ доказать не мож- 
но ‚ чшобЪ какая нибудь соль КЪ пому 
способствовала › так какф и о прошчихЬ 
никакой точной фигуры неимБбющихЪ ме- 
тталлахр по же разумЪщь должно. Свинець 
по болыной части имБешЪ кубическую фи- 
туру ‚ какЪ оное при свинцовыхЬ рудахЬ 
усмошрёть можно $ но ни по какимЬ призна- 
камЪ примбтишь не льзя ‚ чтобЪ вр бЪли- 
лахЪ соль находилась. Олово по большой 
часши многосторонную ‚ а иногда продолго- 
ватую, или пирамидальную фигуру имбешЪ, 
как оное находящейся вр рудникахЪ сорЪ и 
оловянныя руды показывающЬ $; однако изЬ 
того не слБдуешф ‚ чтобЪ в оловЪ бура 
или другая какая соль была. МБль имретЬ 
разныя не шочно опредЗленныя фитуры $ 
желБзо ромбоидалическ1я или осьмигравныя. 
Серебряная руда больше бываеш> кубиче- 
ском ‚а иногда. шесшиспюронной призмаши- 
ческой фигуры. Золото боле кЪ вететаши 
склоннымЪ является. 4) Ежели кто всБ 
каменные хрустали `Химическими” опытами 
изслФловать похочеть , пюмЪ найдешь , 
что горной хрусталь есть острой и куби- 
ческой › шолько селишреной сори нимало вЪ 
немЪ не содержится. ©06Ъ ономЪ боррих!й 
вЪ ГафискихЬ ученыхЪ дБлахЪ вр томб 5 мЬ, 
на страниц тоо обЪявляешЪь слБдующее : 
‚››ОШЪ самыхь ли малрйшихЬ селитряныхЬ 
„› часшицЬ углы алмаза произошли ‚ или 
ош воды безЪ всякаго ВФ ней примБсу 
‚посторонней матери изобразились ‚ оное 
„›безь рЬшешя оставляю. Однако СЪ по- 

‚› слЬдним» 


^ 
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2 сдБлнимЪ мнЬшемЬ болБе соглашаюсь Ь 
„‚шомЪ › чшо и хрусшалей углы шочно ша- 
о кимЬ же образомЪ составились ‚ хошя вЬ 
„› нихЬ. селишряной соли ничего не содер- 
5. ЖИШСЯ . кромБ малаго числа острой и 
‚› кубической › о чемЪ я индБ (Негте!. Заре!) 
›, просираннБе изЪяснилЪ. ‚ Впромчемь всБ 
ивршные драгоцбнные камни желБзисшую 
землю в себБ имбюшЪ ‚ какЪ вЪ рубинБ , 
гациншБ , винисБ и амешистБ оное примЪ- 
чено-; также извбешно , чшо вЪ шакихЬ 
ивршныхЬ дратоц6нныхЬ камняхр дБйстви- 
тельно мешаллЬ содержишся ‚ какЪ в 
яхоншФ. и изумруд мБаь , вр винисЬ олово 
и желБзо ‚ а иногда и золошо , и шакЪ да- 
лЪе. 5) НапослЪаокЪ и шо примфчашь дол- 
жно ‚ чию. соль на, горной хрусталь, похо- 
жая [сте разумБешся 16) селишрЬ ] понынЬ ни- 
когда подЪ землею не нахаживалася $ почему 
можеш ли шо стаиться, чшобЪ ош наруж- 
ной сверьхр земли находящейся соли похожей 
на оную торной хрусшаль составился ? ИЗЪ 
вышеписаннаго. легко’ поняшь можно ‚ что 
хошя писатели о хрусталяхЪ и заключают, 
будшо фигура ихЬ зависишЪ ош камня или 
соли $; омнако сте можно приняшь в шакомР 
разумБыи , чшо до фигуры малБишихЪЬ ча- 
стииЪ. касаешся ‚ когдабЪ оныя вмсшЪ сло- 
жены были. НапримБрЬ ‚ есшьли бы ма- 
лБиштя соляныя пирамидальныя части цы 
сложены. были ‚ шобЪ они кубическую фи- 
туру изобразишь могли $ но шБ же самыя 
частицы › есшьли онй цилиндрическ1я ‚, по 
сложеши ихЬ вмбсшь призмащической фигу- 
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ры ‘накакимЪ  образомЬ представить не мо- 
гушЪ; . 

Что до цвбшу  хрусшалей и ‘дратопБиныхЪ 
камней касается ‚ шо вБроялно ,’ чию они 
цвБиты ‘свои заимсшвующр либо от миче- 
ральныхЪ. паров, либо -оий” вмВшайныхЪЬ 
мешаллическихЪ: растпворовф „’‘какФ оное вЪ 
рубин ‹примбчено ‚ которой ошЪ’ желЬза 
красной” пиБтЪ получаеш> ; хошя ттошЬ’ же 
самой ивзршф и ошЪ смЬшеня Золота’ сЬ 
оловомЪ. произойти ‘можетЪ. Яхонты’ сини 
бываютЪ ош мфди у шакжел и ошЪкобал- 
та синей побиф дВлаешся, Зеленой изВшЪ 
происходишр` ош мфли ; СЪ желЬзомЪ смЪ- 
шанной , какЪ: вЬ изумрудЬ и берилхБ у жел- 
пюжелЬзной ‘ошф м5фди- и“ свинцу , ‘какЪ 
в хризолин® у желтой отйФ ‘свивцу , КакЪ 
вЬ шопазБ ; пурпуровой ‘от `золотта’ ,-какЪ 
вЬ аметиств , шолько и -бтЪ желБза”,” <Ъ 
оловомЪ о немного смБшаннаго ‚ такой же 
цвБиЪ аЪлается.; шемнокрасной от желЪ- 
за и олова происходит ‚ какЪ вЪ виниСБ $ 
красной отЪ'свинну и желЬза“, какой т1а- 
цинты ‘имБют. Но о семь вЪ прюбщёни 
сей‘книги просшраннВе изЪяснено‘ будеш. 
Настшояние ‘драгоцВнные камни пробовать 
можно слЬхующимЪ образомЪ : т) Стальною 
пилою $ ибо естьли^хотия самой малой зНакЬ 
оф шреня оною на ками’ покажетися „ по 
онЪ не настоящей камень’, кромЪ изумру- 
да, топаза у амешиста у винисы ‚ мацин- 
‘та ‘и берилла ',‘копюрые , какЪ низкие сор- 
пы ‚ пилою расптираются. 2) ЧрезЪ ОТОНЬ › 
вЪ кошоромЪ веб сдратоцфнные камни `какЪ 
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ивбту такф..и нашуры своей ни’ вЪ ‘чемЪ 
не измВняюшЪф , кромБ яхонша и топаза , 
кои БЬ отгнБ. цвфшФ свой шеряюшЪ ; а аме- 
шистшф ‚, виниса › Мацинш и бериллЬ` вЬ 
сильномф огнБ со св фыЪ расплавливаются. 
3) По блееку $ по тому что ошЪ настоя- 
щого камня лУучЧь далеко простирается сЪ 
великим сямемЬ ; а зненасшоящей не 
весьма ясно скфшишЪ ‚ и ош блеску ево 
лучь не далеко падаешЪ , разьБ солнце на 
одинЬ. изЬ ево угловЬ стять будетЪ ‚ВБ 
кошоромЪ слу ча. он солнечной лучь наЗадЬ 
ошбрасызаешЪ. 4} По шягости $ ибо дра- 
гоиБнной камень весьма шяжел простаго 
равной величины ‚ кромБ изумруда , кошо- 
рой весьма  легокЪ $ по чему гидросташи- 
ческ1е_ весы ‘наипаче упонтреблять должно. 
5) Кр6вкою водкою такимр образомЪ , еже- 
ли хошя одна капля на ненасшоящей или 
подаБльной камень канешф , шо овЪ о вЪ 
шомЪ. меш шошчась ивфшЪ свой перемЪ- 
ниш или потемнфешЪ , чшо ‘удобно при- 
мЬшишь можно. ; а настоящей камень ош 
такой капли ни мало не перемнипся. 6) 
ПосредсшвомЪ. электризаШи , по колику 
алмазЬ черную мастику силько кЪ себЪ 
тшяненр , которая для того при вставлива- 
ни онаго вмВсию фольги употребляется. 7) 
По алмазному порошку +, которой цебтемЪ 
<рЪ бываешЪ. 8) По взгляду узнавать 
можно: перьвое , ежели-камень всшавлень , 
по надлежин примБчать ‚ не получаетЪ 
ли оной сшЪ фольги какова ивбшу, Втшс- 
рое ‚по угламЪ камня ‚ м0 есть; когда на 
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него шакимЬ образомЪ сЪ стороны смо 
рЬть станешь ‚, чшобЪ глазные лучи меж- 
ду камнемЪ и фольгою прямо устремлялись , 
и ниже шото не падали ‚ потому что 
Фольга Е шакомЬ случаБ можеш камню 
цвБбаЪ и блескЪ придать; и для шого над- 
лежитЪ камень прямо прошивр тлазЬ дер- 
жашь ‚ дабы во всБ стороны насквозь ви- 
абщь можно было. Трепие., когда встав- 
ленной камень поверьхнослию кЪ ногшю при- 
ложа вмфсшф СЪ рукою кЪ глазамЪ подни- 
мешь ‚ и прямо сквозь него во в(Б сшброны 
смошрЬшь сшанешь $ пою вЪ гланиБ различ- 
ной блескЪ лучей примбтить можно , еже- 
ли шошЪ камень не настоящей будетЪ. 
Цна драгоцбнныхр камней какЪ вЪ разсуж- 
деи чисношы и водянаго цеБшу , шакь и 
обыкновенной оныхЪ вЪ разных мБотахЬ 
оц6нки и другихЪЬ обстояшельствр есшь 
весьма различна. Чего ради для шШЪхЬ , 
кои Цбнить изЪ со вБмЪ не знаюшФ , при- 
лагаю при сем шаблину <Ъ показашемЪ 
инр чистых ‚ ясныхр и сильно блистаю- 
щихь драгоиБнныхЬ камней , и во перьзыхЪ 
сообщаю крашкой экстракт о чешырехЪ 
оцфнкахЪ розешовФ „ сравнивая ихЬ цБну 
<Ъ цБною сырыхЪ алмазовь в Инди. Нри- 
чемф примБчашь должно ‚ что одинЪ гранЪ 
почти шакф шяжелЬ’, какф один эссбЬ вЪ 
червонныхь „ раззБ малымЪ чЬмЪ легче , и 
что чешыре грана на карашЪ числятся , а 
карашЪ ^, всомЪ шянешр почши противь 
осьмнатиатой доли червоннаго ‚ или про- 
тивф чешырехь эссовЪ. 
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ОсшБиндск1е сырые, алд-| Розешы , шишая иа ка- 


мазы . щитая на каралир 


12 ефимк: 6Ь половиною. 


рашЪ 43. ефимкоЕЬ, 


ефим: ефим : 
1. грань =. = 4.| т. гранЪ - 6, 
2. гран’ = 2 9 ве грана - тб, 
4.. грана иликаратЪ 12%. | 4. трана или карат 48. 
2. карата. - 16:.|2. карата = гу. 
3. караша - > 29, | 3. караша > 4.32. 
4. карата - -° 38. 4. караша = 768. 
5. карашовЬ - 47.|5. карашовЬ - °120с. 


Тавернер!ева 0-| Гамбургская 0-| Амстердамская 
цбнка розешамь „| цфика розешамЪ, 


карапт? | шинтая 


карашЪ 


зцишая 
ио-5о ефимконЪ; |по 64. ефимка. 
т. грань св 
2. грана 18. |2. 
3. грана 36:13 
т. карат 50 |1 
5. грановь 978.15. 
б. трановЬ тт2. [6. 
7. грановЬ 153.17 
2. карата 200.12. 
3. карата“ 4.56, |3. 
4. караша  8оо. |4: 
5. караш:-11250, |5. 


бриланшы , 


ковЬ ‚ выше и’ниже, смошря ‘По том 
Сколь ОНИ крупны. 


оцфнка розетамЪ. 
пишая карашЪ по 
то ефимковЕЬ. 


транЪ 8. | т, транЪ 8. 
грана, 24.. | 2. грана 24. 
‚ грана 40. | 3. грана 40. 
. КарашЪ 64.|т. карашЪ 9. 
трановЬ тоо. | 5. ‘гран. оо. 
тр. 144. 6. гран. то. 
гр. тоб. |7. тран, 160. 
карата 256.|2. карата 220. 
караша 576. 3. карата ‘500. 
кар. 1024. |4. кара: ТгоО. 
кар. 1600.15. караш,. 14.00. 


которые меньше трана’, 
туртомЪ продаютися ‘по зоши и по 40 ефим- 


У › 


брилантЪ ББсеомЪ в 


карашЪ прежде продавался но '90“И по ТОО , 
а нынБ по 12оши и по 1зоши ефимко:Ъ ; 


вБ- 
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вБсомЪф вЪ одинЪ гран по 1оши ефимкозЪ в: 
и шакр’ бриманты пяпою долею свыше 
шой прны ‚ какою розешы продаются , 
по есшь ‚ ежели кЬ цфнБ розеша прило- 
жишь пятую часть оной ‚ шо ша пБна бу- 
дешЪ бриманша $; а когда изЬ цБны брилм!- 
анта пяшую часть вычтешь ‚, шо осшанеш- 
ся цбна розеша. ‘розешы закже , ‘какЪ 
и бриманшы , ‘вышеписанною примфрною 
ИВною ныиЬ ужё не продающся ; а прода- 
ются одного грана розетЪф по оши и по 1оши 
ефимкоЕЪ $ вБсомЪ вЪ карашЪ по 90 ‘и по 
зоо ефимковЪ. Толсшые камни или дик- 
штейны нынр` не весьма употребительны , и 
дешевлБ , нежели шафельшшейны , а имен- 
но продаются почти‘ половинною иБною 
прошивЪ розешовЪ ‚ ошЪ одного ‘грана по 
5ши ибши ‚ а ошЪ караша по 5боши 
ефимковЪ и меньше. ИЗЪ чего видно › что 
Тавернервву оцбику кЪ шафельштейнамЪ , 
48ми ефимочную кЪ дикштейнамЬ , а Гам- 
бургскую оцрнку кЪ шемнымЪф  розетамЪ 
употребить’ можно, Чистые розешы ‘над- 
лежит иБнишь вдвое пропивь Тавернере- 
вой ОПЪики ‚ а именно : карашЪ во 1со ефим- 
ковр $; буде же пяшую часть оной ифны кЪ 
тому приложишь › по выдетЪ цБна брил1- 
анша. ВпрошчемЪ по сей расцнкБ дальнЬй- 
шее изчислене всякой самр сочинить и 
торговать можешр. Тавернерй цВну чи 
слилЪ , умножая вВСЬ камня квалрашно ‚ и 
произведенте ° паки умчожая ШБною одного 
карата или грана › смотря по тому ‚ ка- 
кой вЬсЬ былЪ. НапримЪрь: бриманшЪ вБ- 

Мз сомЪ 


«9 о ) 198 ( о 6 

сомф 3Ъ шесшь грановЪ ибною сшбишЪ 369 
ефимковЪ ‚ ибо шестью шесшь учинишЪ 36; 
и ежели оную сумму иБною одного грана 
Умножишь ‚ то есть десятью ефимками , 
то произведеше будешЪ збо цфна брилан- 
та вфсомЪ вР шесть грановЪ. _бриланшЪ 
ББсомф в три карата сшбишр то8о ши 
ефимкозЪ › Ибо трижды шри девяшь , ко- 
шорое число, ежели умножишь т2отью, шо 
есть ифною одного карата, то произойдет 
1080. По Гамбургскому расчислен1тю цВнЪ , 
вБСЬ всего камня надлежишЪ привесть вЪ 
полуграны ,‚ и пошбомф произшелшее изЬ 
того число само на себя умиожищь , и ша- 
кимЪ образом произведене покажешЪ цВну 
камня. НапримЬрЬ: камень Ббсомф .Ъ два 
карата учинишЪ 16 полуграновЪ , которсе 
число само собою умноженное ,‚ покажешЪ 
произведеше 256 ‚, шо есть иВну двука- 
рашнаго камня, и шакф далфе. рубинЪ 
продавался прежде пологинною ифною про- 
шивЬ алмаза. ВЪ ОсшЪинди пфна рубину 
ЕР одинЬ гран 12 ефимковЪ ‚ вр один ка- 
ратф ош 24.хЪ до зоши ‚, ЕЪ два 40, а 
вЪ шри караша 72 ефимка. ВЪ ЕвропЪ ны- 
НБ рубинЪ сосшоишЪ вЪ равной ибн < ал- 
мазомЪ , и почши свыше ‚ шакф чше мБл- 
ке по бши и по 8ми ефимковЪ карашЪ 
продаюшся ; а ежели они весьма ИЗряАНЫ у 
чисто вышлифованы , и до пяши ихЬ вЬ 
ОдномЪ карат ‚ шо продаюшся иногда ош | 
т5ШИ 40 2оти ефимковЪ. рубинЪ кБсомЪ 

|, Ь одинь гран сшбишр 12 щи, а самой чи- 

| сшой и хорошей зоши ефимковЪ. Самой 

т хоро- 
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хорошей рубин , вБсомф вЪ карашЬ › по- 
купается и по тоо ефимковЪ. При семЪ 
каКЪ о чисшошь шакЪ`и о цзБмБ камня 
разсужаать должно ‚ по тому Что ош 
того немалая разность вЪ ФНБ происхо- 
дишф. рубин иБною возвьциаешся по в- 
су , так какЪ и алмазЪ. ЯхонтЪ , вр- 
сомЪ вЪ один карашЪ ‚ продавался прежде 
по два ефимка ‚ а нынВ по крайнБя мфрБ 
ниже половины ифны рубина или алмаза ку- 
пить ево не можно. ПФна онаго расчисляется 
такимЬ образомЪ: надлежишф число кара- 
товЪ ‚ то есть БЪСЬ камня ‚ квадратно 
умножить ‚ и произведене разАБлить на 
половину иБны одного карата. НапримЪрЬ 
яхоншЪ ‚ всомЬ 8Ъ 6 к:рашовр ‚ стбитЪ 
18 ши ефимковф $ ибо шестью шесть учи- 
нишЪ 36., и когда 36 раздБлишся на 2 , 
которое есшь половина ош 456 ‚, шо 
произойхетЪ 18. ТопазЬ не гораздо вы- 
сокою цфною продается, и которой 2 скру- 
пула вБсу вЪ себЪ имБеш> ‚ тошЪ ноку- 
паешся по 5оши ефимков › и по большой 
часши половинною Шною прошивьр амеши- 
ста. Изумруды пфняшЪ пфмЪ выше, чЬмЬ 
ивршф и чистота ихБ одного перелЪ дру- 
тимЪ превосходнВе , и по шому ифна ихЬ 
весьма различна, ХОШя бы рпрошчемЬ одинЬ 
БЪЬ имЪли. Чистые › ясные и мЬлке изум- 
руды продаются по 4 ефимка каратЪ. Изум- 
рудЪ ‚ вбсомЬ вЬ одинЪ карашф , иЪнится 
ВБ зо ефимковЬ $ А ежели оной совершенно 
чист и высокой ЦЕБШЬ имфешр , то и по 


8оши ефимковф пролаешся. Однако сей ка- 
4. мень 


т мы 


мень цБною прошивЬ алмаза не повышает 
ся › пошому чшо велике изумруды р$лко 
чисты. бываю шЪ, ХризолидЪ не. в великой 
чести ‚, и потому цЬна его велика не бы- 
ваетЪ › и кошорой вБсомЪ вЪ одинЪ карашЪ , 
шотр ош 15 ши до 2оши и 24.ХЪ ефим- 


ковр и меньше продаешся. Прежде сосшо- 
ялЬ он прошивЬ алмаза вЪ половинной цБ- 
нБ, но В по время и алмазЬ не столь 
абротЬ былЪ ‚, какЪ нынВ, АмешистЪ , вБ- 
сомЪ вЪ одинЬ гран ‚ продаешся по 2 а 
ВР карашЪ по 4 ефимка. ЦБна сего камня 
расчисляется Ариометическою прогресцею , 
прилагая ближнее меньшее число карашовЬ 
кр ирнБ равновЬснаго оному камня. Напри- 
мЪрЪ ‚ @жели аметисщЪ иметь вЬ себЬ 
ВБсу. б_ каратоШЪ › Шо надлежип знашь 
ПЪну 5 ши’ каратшовЪ. , которая есть тт 
ефимковЬ ; и когда 11 къ 5ши приложишь, 
Сумма 16 будешЪ пропорцюнальная иБна 
шестикарапшаго амешисша. ТакимЬ обра- 
3омЬ можно для себя ЗАВлашь таблицу , 
какр 1 гран коштуештЪ 1 ефимокЪ, 2 тра- 


— 


на 2 ефимка ‚ 3 грана 4 ефимка ‚ 4 грана 
7 ефимковЬ , 5 гран 11 ефимковр , б 
транЪ 16 ефимкоЕЬ , и шакЪ далфе. Сак- 
сонск4е и богемскле амёшисты иБняшЪ . ша- 
кимЪ образомЪ: Ежели один прошивЪ дру- 


тато вдвое, вБсомЪ ‚пою и иИБна вдвое кла- 
› а которой вбсомЪ вшрое ‚ шошЪ 
втрое и ифною. ринисы для  нарочитаго 
оныхЬ множества не весьма дорого покупа- 
› И можно не за большую цБну из- 
ряёной щейной уборЬ досшашь. . 4ациншы 


[4 


ется 


Югися 
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<Ъ амешисшамие и хризолишами сос пюяп® 
вЪ равной ‚‹цбнБ.; а ‘бериллами великато 
торгу не бываешь, 


ТЛАВА_ АВАДЕС:ЯТАЯ. 


О ПОСТОЯННЫХЪ ВЪ ОГНЪ КАМНЯХЪ "рого- 


о 
®) 
®) 


фюн 


5. О 


6. 0 
“О 


со 
со 


ПОСТОЯННЫЕ ВЪ ОГНБ КАМНИ 
пой ро,4б 
которые сильной огонь выптерпфшь могутЪ, 


ВАГО. РОДА, 


‚ Что подф симЪ. родомЪ разумФется. 


глиммерЬ или дресвЪ ‘вообще: 

слюдЪ. . 

кошечьемЪ золошБ разныхЬ пЕршовЬ и 
сортовЪ. 

глимме, $ или дресвЬ 1) себшлой 
2) мБдной › из) черной. 
сттруеватомЪ .глиммерБ. 

волнисшомЪ. глиммерБ , 1) чешуйча- 
помЪ › и 2) струеватомЪ. 
полукруглыхЬ дресвяныхЪ катпьинкахЪ. 
чёрномЪ -карандашБ разныхЪ’ соршовЪ, 


ОшдБлен!е_ шрепште. 


т. 


рого- 
(Гаре5 аругг) суть тфЪ каменья › 


’ В известь и вЪ стекло ‘не претворяюшся , 
и по большой часши такЪ мягки и шорохо- 
вашы › чшо огня изЬ огнива высфкать ими 
не можно, Иришомф вЪ кр5пкой водкф и 


Т $ вр 


родъ 
5% 


ВидЬ 
#25. 
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вр другихЪ осшрыхЪ спиртахЬ , кромБ иЪ- 
копюрыхЪ не многихЪ , не вскипаюшь. 


9+9. 

ГЛИММЕРЪ или длресиа (Мга. Апругие 
Кча4т.) имфешь слБдуюция свойства: 

1) Малыя частицы сего рода подобны 
чешу$ или на небольиия пленочки похожи. 

2) Нри разбивкБ сей камень распа- 
даешся неравными, и пришомЪ чешуевашы- 
ми и лисшовашыми кусками. 

3» По большой части мякокЪ ‚ шакЬ 
что руками растереть ево можно ‚ а ча- 
сшицы чувствуюшся пришомЬ жерноваты. 

4) ВЬ обыкновенномЪ огнЪ нарочишо 
твердБешЪ ‚ только н$сколько хрупокЪ и 
осшрЬ дФлаешся, | 

9. 3. 

СЛЮДА (Ма тет анасев рейисА рта, 
Пехйя у аФа: Уптит Моброши сит. Уптит ВКифен- 
сит. АтрутоИЬоз. СЧаде Мапа) состоишЪ изЪ 
тибкихЪ большихЬ или малыхЪ листочков 
и кружковЬ , которые такЪ чисты и про- 
зрачны ‚, как сшекло 5 шочно опредЪлен- 
ной фигуры не имбешЪ ; вЬ огнЪ дЪлаешся 
ив томЪ полупрозрачна ‚ сЬ блистающею 
бБлизною , кошорая на серебро походиЪ. 


Хошя многе слюду <Ъ селенитомЪ за одно по- 
читаюшф $ однако она весьма различна ошЪ 
селенита [глава 12,65], по шому что вЪ 
огнБ крБпко стоишь , а селенишЪ вЪ гипс 
претворяется , и имрешЪ ромбоидалическую 
футуру $ находяшЪ оную вЬ великомЪ мно- 

жесшаВ 


бо) 203 ( 95% 


жествБ не по далеку ош гбродА Архангель- 
скаго. 
6. 4. : 

КОШЕЧЬЕ З0лоло (Ма. тетганасеа , 
трешсча ›, прлда. Миса) состоитиЪ изЬ. полу- 
прозрачныхЬ параллельныхЪ слоевЬ и лист- 
ков ‚ которые туги и не згибаюлкя , а 
вЬ огнБ со всБмЪ непрозрачнымЬ дЪлаешся, 
КЪЬ оному надлежашЪ: 

1) Кошечье серебфо (М са ‘аа. Миса атбеп- 
ва. Атетит рейшт. Атрутие. „Атрупо у) бы- 
ваешр изБтомЬ бФло ‚ и находишся часто 
мфлкими кусками вЪ пескБ , шакЪ какЬ 65- 
лоЙй глиммерь ‚ наипаче около старой ямы 
5 новой мЬдную руду содержащей горб вБ 
Швецли. 

2) Желтал дрегпа (Мка раиа. Иса 
аитеа. Аиштит Гейит. АтосЬтуо$) часто находитш- 
ся вЬ пескЪ сЪ желиыми блестками. 

3) Красное козшечье золото (Ма гита). 

4) Зеленое (Миа от) нЪеколько мы- 
ловао чувсшвуешся ‚ какое находишся 
около Залбергской ямы в Швеши. 

5) Черное (Меч пита) там же на- 
ходишся. _ 

| $ $ 

ГЛИММЕФОЬ (Ма Пиати 5 ппог4тае тихие. 
Меа Гбиато[а) состойш изЬ мфлкихЬ нело- 
рядочно смБшанныхЬ блистающихЬ чешуй, 
кр коему причисляюшся : 

т) Сифтолой глим.меру (Иса Диатоа 
«фа) бЪлаго ивфшу. 

2) М$дной (Мга Диатоа шеа) желта- 
го цвбма. 
3) 


_ВиаЪ 
120. 


ВидЬ 
129. 


бо ) 204 ( об 
3). Чёрной (Миа Пиато[а шота 3: 
6 


ВидЬ СТруввАТОЙ ГлИммЕрЪ (Мика рагнсши 
128. фени 5 005 ‚  аситтану Мга тафаиз 
имБешЬ узкёя , вдоль простирающ!яся и 
остроконечиыя Частицы ‚ ошЪф чего ка- 
мень сшруеватЬ , мочковашЪ и чешуйчашЪ 
являешся, 
$. : 359 
ВидЬ ВОлНИСТОЙ ГлИММЕрь (Ме ранишь 
129. Пина, Ша ЛиЯиату) состоишЪ изЬ волни- 
стыхЬ чешуй или сшруй ‚ плотно между 
собою соединяющихся, и двоякойм бываешь, 
а именно : 
т) Чешуйчатой (Мга ПиЯиат$ Пиато}а). 
2) Струепалтой (Леса ПиЯная Лтд). 


$. 8. 


ВидЪ Пол укругл ЫЕ АРЕСВЯНЫЕ КАТЫШКИ 

130. (Ма Баст: рраетеа) состоят изЪ чешуй, 

полуядрами составившихся ‚ коихЪ.части- 

ны по большой часши_ вЪ ценшр5 соединя- 

ются $ находяшся близ Шпогеля при оло- 

вянной  рудб: въ Кимишовомь приходф вЪ 
АбовЪ. _ 

бо. 

Виа ЧЕРНОЙ КАрАНДАШЬЪ ^ (Миа рома т- 

131. 570 › Маниу тдшнаиь. „Моуз вина. Мга рта. Мо- 

Пооа. Раю{сох, ) сосшоишЬ изь мФлкихЬ , 

тонких и непорядочно сифБшанныхЪ че. 

шуй и слоевь ‚ и бываетЪ ‘черносБраго и 

тусклаго ивБиа , ошЬ кошюораго руки , бу- 

мага ‚› нишки и. полотно свинцовымЪ. цвф- 

том красяшся. ВЪ огнб изЬшЪ и. кр$5пость 

его 


к и оьдины Е 


5480.))205 (05 


его не сети ‚ ‘и есшь птрехЪ 2 


шовЬ , а именно ': 

т) Чистой черной ‘харапндалиб ( Миубщена 
рига) ‚ какбва ‘множество находишся вЪ’Гес- 
сенскихр рудниках. | 

2) Нечиотой \Маудена” ттрига)),’ кото- 
рой смБшанЪ“сь другимЬ камнемЬ`, И нахо- 
дишся вр Финланл1и: 

3) Кубической (Маураена ме) сЬ ви- 
ду кажется, будто бы маленкими кубиками 


°вЪ другомЬ горном родЪ’разсФянЪ былЬ, ка- 


кой находишся при ЛефшшадЪ вр Уплави. 


Во время сильнато жженя' ошф’ чернато каран- 
даша огонь нЬсколько шемносиняго ЦЕБи 
показывается , (ое). См. Гаоп ЕН 4е 
АМИо. МожешЪ’ быть $ ^/ что" жакЪ в семЪ 
карандаш шакф и ВЪ прошчей бленаяБ нЕ- 
сколько шшаушеровой ‘матери содержишся. 


Примфчантя о глиимер$. вообще. 


+) ВЪ глиммерБ постпороннихЬ или окаменБ- 
лыхЪ вещей ‘не находишся ‚-а принадлежишЬ 
оной `&Ъ шиБмЪ‘камнямЪ 5’ ‘которые ^КЪ?со- 
ставленю ‘мЬлкаго очка камня за 
основан{е премлютщея из чего заключить 
можно , что глиммерь есть изЬ числи са- 
мыхр древнихЬ: камней, ‘Часто’ кажется‘, 
что. онф ‘въ крБикой зодк вскипаетЪ: ; но 
сте происходит, от примфшанной кЪ вок, 
известной землйу а чистюй и ошЪ камня 
отлдрленной глиммерь Никогда вкипфшь’ ‘не 
може. 
2) 


ФодЪ 
18. 


460.) 206 (054 


2) Ежелио4е подлинно ‚ счшо вЬ камняхЪ  вЪ 
огн5 желифющихЬ или желшаго. своего цЕВ= 
ша не перемБняющихЪ , золото содержится , 
какЬ6 о том ГлауберЬ обТявляешр ; шо 
безЪ сомнфыя и ВЪ глиммерБ золото быть 
должно; Однако каженся ‚ чшо вс(Б шакия 
разсуждентя неосновательны › по шому что 
вЪ крфпкой водкЪ глиммерь весь желтой 
цвбиЪ перяешЪ. 


енаха ол ый порево жи у. 
ГЛАБА ДВАДЕСЯТЬ ПЕРЬВАЯ. 


О ТАЛКБ ИЛИ КАМЕННОМЬ САЛЪ. 


б. 1, О талЕЪ вообще. 
2. О бВломЪ шалкБ. 
3. О золошоцвБиномЪ талкф. 
4 О зеленомЪ- шалкЪ или брианцоновомЪ м$- 


^Ъ 1) бБломЪ ‚и 2) зеленомЪ. 
5. О шалковыхЬ. кубикахЪ. 


6. г. 


КАМЕННОЕ ‚САЛО ‚ талхё (Тасит) 
имет» слБдуюния свойства › а именно: 

т.) Фигуру малЪйшихЬ шалковыхЪ 
часшивЪ узнашь не можно; а ежели самыя 
тЪ, частицы пальцами разминашь сшавешь , 
шо. оныя . вЬ весьма, субтильной порошокЪ 
разошрушся `, которой вязокр и мыловашЬ 
чувсшвуегися. 

2) ВЪ ломкЬ видны вЪ немЪ слои , 
кошорые для хрупкосши лисшами едва 
ошадфлящь можно. ) 

3 


" | 


бо ) 267 ( 05% 

3) 'ТалкЬ сложентемЬ своимр шакрмя- 
кок › чшо не только расшерепть › но и 
нальпами расптиснушь ‘можно. БпирошчемЪ 
чувствуется гладокЪ и жиренЪ:, какЪ обык- 
новенное сало $ только весьма понкте изги- 
баюнцеся кружечки истолочь весьма пгрудно, 

4) ВЪ огн$ весьма швердо усттаи- 
ваешЪ;. и едва ВЪ немЪ ивбиф свой пере- 
мфняешЪ ; однако ошф сильнато жженя 
ивфшр и тягость нЪсколько умаляюшся. 

5) Свойситвенная'онаго шяжесть про- 
тнивЬ’ вод состоишЬ , ‘какЬ’ 3 проиивЬ 1. 


Хотя лвалкЪ иногда’ нисколько блистающЪ по- 
казывается, и озшчасши вЪ. томЪ. сЬ глимме- 
ромф сходствуешр , но ошмБнное свойситво 
ош онаго имфешЪ › и по шому кЪ глимме- 
ру и другимЪ шому подобнымр хрупкимЪ 
вещамЪ причисляшь ево не должно ‚ наипа- 
че для шого ‚ чшо сей родЪ всегда вЬ про- 
стирающемся вЪ горахЪ крЬпкомЪ камнБ бли- 


стающЪ являешся. 


$. 2, 

бЪлОЙй ТАЛКЪ (Тасит ‘аШсаяя ЛатеЙв 
ириса. “Тсит Глипае. ЭлеЙа. дегтае. Атрутода= 
та) состоит изЬ гнушихся лисшочковр , 
кошорые по отдфлени полупрозрачны, и 
весьма, мыловашы , И ХхОошШЯя очень мягки , 
но ни вр каком ФакомЬ спиршБ не распу- 
скаюшся. 


Ежели бы кто хошлЪФ изЪ тшалку масло полу- 
чишь ‚ шотр ‘такой же успХЪ вЪ шомЪ 
имБлЬ бы какЪ естьли бы изЪ кирпача 

масло 


|. 


толь о А ши шов шо, ити ежи 


ВидЬ 
132. 


Вид 
133. 


9бо ) 268: (^ об» 
масло выжать. старался. „ ПосредетвомЪ за-= 
жига шельнаго стекла: прешворяенся онф’ т 
багровое сшекло. При перегонкЪ ничего изЬ 
онаго не выходит; и шолько бЪлой дымЬ 
подымаешся ‚ отЪ чего, сало ‘блистающимЪ 
дЪлаешся, Во время сильнато жженя цвБшЬ 
его нисколько перемБняешся ‚ шакже и шя- 
тосшь уменьшаешся, Н$котшорые думаюшЪ , 
что-помонИию шалка зеленую о мБдь вЪ: же- 
лБзо прешворить можно ; но сколь шо удач- 
но бызаешЬ , оное искуссшво оказало. Еже- 
ли каменное сало`вЪ зеленой мфаной игоши 
толочь сшанешь ‚ 10 оно желЬзной сБрой 
цв получишЪ: ‹ ^Смошри У Неймана’ вЬ 
ХимическихЬ.  насшавлен!яхЬ. 


$. 3. 
ЗОлОТОПВЬТНОЙ ТАЛКЪ (Тасит ше- 
ит, Фатх орасб , ПИртит. “Тасит аитеит) 
состоишр изр желшоватгыхр’, изогнушыхЪ, 
птолько весьма хрункихЬ и шонкихЬ лисш- 
ковЪ ‚ кошорые и по ошдЪлени прозрачны 


не бываютр ; пришомЪ’ нфсколько жирно- 
ваш чувствуешся. 


Бава ли повбрить можно ‚ чтобЪ посредсшвомЪ 
крёпкой- водки изЪ шакого шалка “золото 
востпалиь можно было ‚’‘хошя он ею шакЪ 
СЪБлаешся ‚ что пбеаБ порошокф изр него 
садится. Смотри (Саг4Иисиаз” м по. аа Елкез 
А. би. Р. 18с.) ЛессерЪ (Гифоьей. 9.200 р. 
286) обЪявляетЪ ‚о чпю ВЬ НЬмецкой землЬ 
при  рамелсбер будшо шакой желшой 
талкЪ находишся ‚ кошорой будучи поло- 

женЬ 


бо ) 202 (05% 

женЪ зЪ студеномЪ и сыромЪ мост БЬ жел- 

шой шафраннаго цеБта сок фаспускается. 

$. 4. 

| ЗЕЛЕНОЙ ТАЛКЪ , Брёанионной туб 
(Тасит Гопацт › еттрейшсчит , ротит. Стеа Ви 
@пхоша. Стёа НИфашса. Стёа ритота)) есть по- 
лупрозрачной и со всфыЬ жирной шалковой 
родЪ ‚ копорой хошя собою плошенф яв- 
ляешся ,‚ однако листовалир , и вмыБбешо 
мБлу писать имЬ можно. Бываешь  двоя- 

каго сорша ‚, а именно: - 
т) Булопатой орёанцонной ифлв (Сие- 

14 Вмапхота аференз), 

2) Зеленопатой (Ста Вимапхоша оп). 


$, - 5. 


ТАЛКОРЫЕ' КУбИКИ ( Таситесийсит ос 
отит › "Тёсит сисит)) бывактфр осмуголь- 
ные шакой же фигуры › какую квасцовые 
хрустали имфбюш, * 


Прим чанге о шалкБ вообще, 


Не изврсшно еще и понынБ , изЪ чего шалкЪ 
составляется ‚ пос шому что ни %Ъ какихЬ 
спиршахЪ не распускаётся , также и обык- 
новенной жестокой огонь осилфть ево не мо- 
жешр , но развБ впредь изЪ рамелсбергска- 
хо на воздухЬ распл ывающатося ‘шалка 
чшо нибудь о составлеши его знашь можно 
будетЪ. Впрошчемф шаке талковые камни 
за аревнбиш!е между каменными родами 
почитаются , хошя и кажешся ‚ чшо шал- 
ковые кубики не соль сшары. Ежели 

талкр 


Вид 
134 


ВидЬ 
135. 


роль 
то, 


58 о ) 210 ( о5 


зталкф вр сильном огнБ обжигашь ‚ и нВ- 
сколько разЪ вЪ студеной водБ простужи- 
вать, а пошбмр вавое против тото СЪ 
селитрою снова жечь станешь , шо симЬ 
способомЪ шакой же на воздух расплываю- 
шейся шалкф’, о какомЪ выше упомянуто , 
получить можешь. 


ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ВТОРАЯ. 
| 


О ГОршЕЧНОМЪ КАМНЪ. 


$. 1. О горшечномЪ камыБ вообще. 


2. О серпентинномЪ мрамор ‚, т} непрозрач- 
номр ‚и 2) полупрозрачномЪ. 

3. О плошномЪ торшечномЪ камнБ, и о тро- 
якомр его сорш$. 

4. О рухломЪ. 

$. О смЬшанномЪ. 

6. О черномЪ мыловатомЪ горшечномЪ камнр. 


9. т. 
‚  ГОРШЕЧНОЙ КАМЕНЬ (01а) слЪду- 


юния свойсшва имфешЪ: 


') Частицы сихр камней кажушся 


так , будшо бы оныя из мБлкихЬ сло- 
евр и мочекЪ или зернышекф состояшЪ , 
кошорыя непорядочно вмфсешЪ соединены. 


2) Ломаюшся неравною и не точно 


опредфленною фигурою › не колюшся и ни- 
чего дресвянаго вр них не содержишся. 


3) Кром желБза пальцами или ног- 


шями не расшираешся › хошя они и мы- 


ловашы у 


48 о ) 21т ( 056 
ловаты ‚ а желЪзомЬ разбивать › точить 
и растирать ихЪ можно. 
4) ВЪ огнф не шолько крбико спю- 
Яшф, но обыкновенно еще болЪ швердфютЪ, 
и кремневую крфпость получаюшр ; а по 
меньшой мЬрЪ не мягче кремня дЪлаюшся. 


Талкр и горшечной камень нарочито между 


собою сходствующЪ ‚ и шолько вВЪ разсуж- 
деи мЬлкихЬ ихЬ частиц и крЬпости 
нфсколько разнсшвуюшЪ $ ибо шалковой ка- 
мень листовашФ , и гораздо мягче , нежели 
горшечной ; притом тгоршечной вЪ огнБ 


больше швердбеш ‚ нежели шалковой ка» 
мень. 


9..3. 


СЕРПЕНТИННОЙ МРАМООЪ (ОЙат15 ой 
хлтебету, тасиюиз  роИигат айтиненя. Магтог /и- 
рептит. ШМагтог РБ, хене) есть плотной гор- 
шечной каменной родЬ, которой являеш- 
ся зеленоватЪ и пяшнистЪ, на подобе мра- 
мора. КЪ шочентю и другой работ спосо- 
бенр ‚ И изрядное лице принимаешЪ. ЗВЪ 
сильномЬ огнЪ 65лр или желшЪ становиш- 
ся, а не скоро окрфпнуть можешь. Раз- 
дЪляешся на 

1) Нелрозрачной (Маттог Берет тит орасит). 

2) Полулрозрачной '( Магтог егрейнит 
[мЬЧ1арапит,) › каковр есшь Шведской ‚ кошо- 
рой мягче ‚, нежели непрозрачной. 


Е > 
плотной горшЕЧНОЙ КАМЕНЬ (Олей 
4их „ ктреих, рнешог, рИНигат пон афтунену. Га- 
2 р; 


Вид 
136. 


Виа 
137. 


ВидЬ 
738. 


ВидЬ 
139. 


‚ 480 ) 212 (05% 

28 сошрчии’) бываешр ровен , безЪ види- 
мых частицЪ ‚ пришомЬ мыловатЪ и кЪ 
рабошф годен ‚, шолько не полируешся. 
СимЬ камнемЪ рисовашь можно. Соршы его 
сушь: 

') Тперлой ллотной горзиечной кагиень 
{Гор сошттиз Чигюг) бываешь по большой 
часши темнаго и желЪзнаго сФроато ивфша. 

2) Мягкой (15 сшиты; то) по 
большой части сБраго пвфша находится. 

3) Сяоистой (Гарз сошмиш штор) 
состоитшЬ изЬ видимыхЪ параллельных 
ровныхЪ листов , которые однако не раз- 
нимаютщся. 'Такой горшечной камень ЕБ 
ЗалбергскихЪ ямахр находишся. 

Е 

рухлой ГОрШЕЧНОЙ КАМЕНЬ (0147 
оо? ори фирия |, раРНси 5 1асоо - исасеб сх 
дис: , систаиопе афебет. Гафеит арб. Регга 
соитупа. Шер сошилтих. Весвег. Соте шрб 
Рац, Сатадп. Эса1:) сосшоитЪ изЪ. тглимме- 
рныхЬ и шалковыхр ‚, волнисшыхЬ и вмЪ- 
сшБ5 смБшанныхЬ видимыхЬ часшипр ; 
так мякокЬ ‚ чшо р5зашь ево можно ‚ а 
обожженой блисшаетЬ бФлымЪ на серебро 
похожимр ивфшомЬ ‚ как бЪлой глиммерь- 
"Такой есть Гандельской горшечной камень 


зЬ Гемшландти. 


9. № 
СМЬШАННОЙ ГОрШЕЧНОЙ КАМЕНЬ 
(ОПаг Читог, клх решу, ирто-ЕТи$ рагйсий 
дао писасез тицогииз 4йтси5 › састайоне тифеенз. 
Оцат5 ати) бываеш крбБпокЬ и немыло- 
вашр › 


———Ы=ы=ыыызи0 
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ват , и сосшоишЪ изЪ. маленькихЪ шалко- 


выхЬ сЬ крупнымЪ глиммеромЬ смфшанныхЬ 
частийЪ ‚ кошорыя по большой части. чер- 
новаты‘, ошЪ чего камень чернос5рымЪ по- 
казызаешся. Жошя > шрудомЬ ‚ но можно 
его несколько употреблять вЬ р5збЪ и 
другой рабошБ. Обожженой желшоватЬ 
становится , и походить на желтой глим- 
мер. ВЬ огнЪ рухлЬ и хрупокЬ дФлаешся, 


у. 65 


ЧЕРНОЙ МЫЛОВАТОЙ ГОРШЕЧНОЙ КА- 
МЕНЬ (0/45 тоШог , ризшз , все › птсасео -Чате- 
из › ох сорасгейх , усониз. ОЦатз рот. "Тасит 
ивтит) есшь рухлой ‚ мягкой и блисшающей 
горшечной камень , видомЬ черной ‚ и нБ- 
сколько слоеватой , коего часшицы не 
плошно соедивяюшся , а слои ложбинныя 
имБетЬ , какЬ шалкЪ. ВЪ огнБ желшр дБ- 
лаешся ‚, а сырымЪ шакЪ ‚ какЪ каравда- 
шемЬ ‚| писать можно Сей камень нахо- 
дишся вЪ ФалунскихЪ рудникахЪ. 


ГЛАВА АВАДЕСЯТЬ ТРЕТИЯ. 
о РОГОВОМЪ ОПОЧИСТОМЪ КАМН 5. 


$. г. О опочистомЪ роговомЪ камнВ вообще. 
2, О каменномЪ череп ё т) черномЪ , 2) 
багровомр ‚и 3) о сБромТ. 
‚3. О роговомЪ опочисшомЪ камнБ , т) бли- 


стающемф черномЪ , 2) плошномЬ , 
из) о зернистомЪ. 


3 4. 


Видв 
140. 


родЪ 


2о, 


Видь 
14.1, 


«9бо } 214 (056 


4- О роговомЪ шиферБ, мягкомЪ и твердомЪ* 
$. О разныхЪ крисшаллиЗованныхЬ роговых 
камняхЬ ‚ шерлью называемыхЬ. 


р я 


РОГОВОЙ ОПОЧИСТОЙ КАМЕНЬ (Сотисиз) 
ошличаешся ошр прошчихЪ родов по симЬ 
свойсшвамЪ: 

1) Часшицы сего камня так мЪл- 
ки ‚ что ихЬ разпознашь не можно. 

2) Ломаешся всяко 
опредБленною фигурою. 

`3) Жошя всБ сего рода камни н$. 
сколько крБпики ‚ но нфкоторые изф нихЬ 
лолочь и расширашь можно ; пришомЪ они 
не мыловашы. 

4) ВЬ огнф хошя и крБпко сшойшЪ, 
но иБбсколько ломки бывают. 


‚ а не шочно 


Сей родЪ сЪ простымЪ роговымЪ камнемЪ, ко- 
июрой по Лашински иногда Соглеи; , а 
иногда Эх называется ‚ смфшивашь не 
должно : ‘шакже и ош роговаго каменнаго 
рода , в главЬ 17, @ змЬ опочистымЪ 
толышемЪ названнаго ‚ отличашь - надле- 
жишф ‚ и для такого ошличен!я и лучшаго 
о семь ролдБ поняпия здБсь оной особливо 
рогопы.мб олочистымб хаине.мб именованЪ. 


б. 2. 


ЗАЛбАНДЪ (биреграЙ5 сото№ив › Гар 
шиса из) оказываешся наружною перепон- 
кою › которою камень покрытЪ. По боль- 
шой часши походишЬ ва выгнушую н5- 

сколько 
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сколько багровую кожу, и рухлЪ на подобе 
чернато талка КЬ нему надлежашЪ: 

:) Черной (Шар 1итеайиз пиег)- 

2) Багропой (Шар 1итсайи из). 

3) Сзрой (Гар Титсаиз &тИеи ). 


Рулокопы сей горной родЪ залбндо-иб называ- 
юшр ‚ которой лежишр между рудною жи- 
лою и плошнымЪ камнемр ‚, какЪ будшо бы 
оной руднымЪ жиламЪ от крЬпкой торь: 
служилЬ защитою или свяскою › рудную 
жилу кЪ камням привязывающею. 


б. _3. 
‚ роговой ОПОЧИСТОЙ КАМЕНЬ (Сотиеи$ ВидЪ 
дигот 5 тег ‚ ЛоИ4из › сотпеиз ЮКИ ) бывает 142, 
черной и крБпкой ‚ и на копышо или ротЬ 
похожей , которой хошя не всегда › одна- 
ко часшо ногтемЪ скоблишь можно. Бы- 
ваешф шрехЪ сортов ‚ а именно : 
1) Блисталолщцей черной рогопой олочи- 
стой камень (Сотпеиз ой4и; пИе’) бываешЪ 
весь черной и блистающЪ ; и сосшоишЬ изЬ 
весьма мЪлкихЪ частицр. 
2) Плотной (Соттеиз ЛОиз поп пИеп;) 
весьма плотенр , крфпокЪ и не блистающу. 
3) Зериистой (Сотнеиз биз втапийз сот- 
раЯ 5) сЪ виду показывается шакр ‚ будшо 
бы онф изр чернаго‘опочистаго камия со- 
сшавленЬ был, только зернисшф. 
6. 4. 
фоговой ШИФЕРЪ (Сотиеиз ДИ тез Виз 
ратаЦейз. Согиеих ДЗ) есть роговой опочистой 143. 
каменной родЪ ‚, изь порядочно сложенныхЬ 


слоевь состоящей, черноватр ‚ шеминобагро- 
4 ваго, 


ВидЬ 


144. Шея иоттайу. ` Сотни спа Шииз) есть кри- 


бо ) 2:6 (05 


ваго, краснато и другихЪ ивЪтозЪ бываешь, 
ОптЪ квасповыхЪ и прошчихь шиферов} озиз 
личаешся шЪфымЬ ‚ чшо онЪ по большой ча- 
спти в горахЪ перпендикулярно или реб- 
ромЪЬ стойшЪ , а пронише шиферы горизон- 
шально лежашЪ, БываешЪ двоякаго сорту , 
а имеино : 

г) Неллотной (Гар; ДИ поШог), ко- 
торой на шиферовашой горшечной камень 
со всфмЬ походить ‚ только обыкновеннымь 
своимЬ свЪшлосфрымЬ цвБшомЬ и мБлко- 
сптю частицЪ ошЪ онаго ошличается | 
также и вЬ шомЪ разнствуетЪ ‚ что гор- 
шечной ‘каменной шиферь такЬ мякокЪ , 
что имЪ чершишь можно. | 

2) Плотной ( Сотпеиз 75 ато) хотя 
кр5покЪ и плотенф , но иногда по слоямЪ 
разбирается ‚ которой наипаче в ГИэмон- 
тБ для покрыпия сшроентя упош ребляешся. 


НБкошорой роговой шиферЪ вЪ огнБ красножел- 
шой и на золото похожей ивршЬ полу- 
чаешЪ. роговой шифер по большой часши 
БЬ Швеши и =Ъ другихЬ мЁсшахЪ в руд- 
никахЬ , золотую руду содержащихЪ ‚ нахо- 
&ишся , и вЪ. испор!и Королевской Шведской 
Академ!и НаукЪ ‚ ВЬ часши б › 174.5 года, 
ха сшраницБ 120 описан, 


6. $. 


ШЕРЛЬ (Согиеих стбаИИиих реГтаси к 


сшаллизованной роговой каменной родЪ , 
кошорой вБ огни нарочито усшаиваепгр. Фи- 


туру 
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гуру имфетЬ призматическую сЪ. разными 
неравными сторонами , и раздфляешся на 

1) Сфрой (Согнеи стра Ши стегеих). 

2) Черной (Сотнеиз стПаИирия пеег. Ва/а1- 
#5. Ва[ани;. Гар Ё4ш), которой упошреб- 
ляешся вмфешо пробирныхЪ оселковЬ ‚ и 
сим званемф почши писатели его имену- 
ющЪ. ВпрошчемЪ видны на немЬ черныя 
блесшки. 

3) Багропой (Сотпешз страШииз ии). 

4) Зеленой (Согисиз стаи ив ). 

5) Красной (Сотиеиз стра игиу тибе }. 


Когда бленду начали числишь между руднымЪ 
родом ‚ шо и сродныя СЪ оною минераль- 
ныя вещи по шомужЬ надлежало причислять 
кЪ ближнему сосфаственному роду $ ‚слФдо- 
вашельно, шерлЪ включить должно между 
роговымф опочистымЪ роломЪф ‚ шакЪ как 
ВолфрамЪ и ЭйзенманЬ кЪ желЬзнымЬь ‚, а 
бленда <Ъ прошчими к шиза утровымЪ ру- 
дам причисляюшся. 


ны папе зо пинк ати 


ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 


О АМТАНТЪ. 


6. т. О ам!аншр вообще. 
2. 9 горномЪ льнь или шерсти. 
3: О горной кожБ , шолсшой и тонкой. 
4. О горномЪ мясЬ <(Ъ параллельными ‚, и 
извишыми слоями. 
5. © горной коркФ. 


Н; $. 2% 


РодЪ 
21. 
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на: 

АМТАНТЪ (Аташш. Аи имБетЪ 
слБдуюнция свойсшва : 

‚) Малфйция частицы сего камня 
лохожи на нишки или мочки, и вязки. 
Нишки бы'ающЪ параллельны или на по- 
добте плешенокЪ прорфзываюшся , и изо- 
бражающЪ листочки; а иногда непорядочно 


перепушываюшся безЪ шочно опредфленной. 


фигуры. 

2) Ломаешся всяко, а не шочною 
фигу рою- 

3) АманшЪф за самой мягкой камень 
почитаешся ‚ по шому чшо по большой 
части его изгибать ‚ прясшь и пряденое 
шкапть можно. "Также с1и каменья и легче 
прошчихр ‚ по шому что всф на вод пла- 
ваютр. ВЪ разсужден!и легкости и мягко- 
сти аманшы болФе, нежели друття , СЪ ра- 
сшущимЬ родомр сходсшвуюш. 

4) ВЪ огнЪ по большой части кр5п- 
ко сшояшЬ ‚ и ни мало не перемфняюшся › 
только ивЪшф бЬловатымЪ дФфлаешся. При- 
шомр хошя н5сколько кр5иче становяшся ,› 
но хрупки бывающЪ. 

и 

Горной ЛЕНЪ ‚, горная зиерсть (Атия- 
215 ДИ тоШотИиз рагаЙей5 › ГасИе [рагаби физ. ТА- 
пит зпошанит. Арейиз. Гапа тотапа. Глпит [пдит. 
Гипит. Стейсит. [пит техни ие. ГАпит тсотри- 
Лии Тллит арефит. Тллит члиит. ВоТИЕЬИеу. 
Ройа. „багоройа. Согриаех Сати; шире ЭмаБ. Гаепит 
атифоп Нетопупи. Гарз Сурти. баатаиата 1ар4еа 
«2 ) сосшоишЪ изЬ мягкихЬ параллельныхЬ 

нишокр › 


№. -1 


В 
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нитокр ‚ кошорыя легко разнимать можно, 

СзЪшлосБрымЬ своимЬ ивфшомЬ на <Фдые 

волосы походишр. 

ПримБч. 1) Сей горной ленЪ <Ъ шравянымЪ оди- 
накое свойсшво имфешЪ ‚ а именно : 1) Что 
ево прясть и изЬ пой пряжи полошно 
шкашь можно, которое по замаран{!и вЬ огнБ 
паки чиспится, ВЪ древнтя времена такое 
полошно вр большемЪ употреблени было , 
нежели нынБ. По обЪявлен!ю Героклесову А 

брамины или ИндБиске жрецы изЪ онаго 

ем себЪ бЪлое плашье. ИЗЪ шакого же 
полошна одежду имБлЬ оный богатый чело- 
вБкЪ , о которомЪ Спаситель наш у Еван- 
гелиста Луки =БЪ главБ 16, на сшр: тошой 

УпоминаешЪ , гдБ оно ВиссономЪ названо, 

НФкошорые изЪ древнихр вЪ такое полотно 

‘обвертывали мершвыя шла ‚ и пошомЪ со- 

жигали. А какимЪ образомф оной ленЪ ны- 

нЬ вЪ россти прядуш> , и изЪ него полбшна 
шкушр , о шомЪ читать можно у брукма- 

на (Мин. Ша т 1065 Мег. То. П. р. 955. 

сон}.  ТтанабР. Ат. 1686. тете Ани о р, 

400. © шей. М. С: Пе. И ат. ПЦ. оби, 

61.) 2) Можно изЪ шакого льну и бумагу 

здБлашь ‚ из которой написанное выжегши 

паки оную кЪ письму упошребляшь способ- 
но. 3) СвБщильни изЬ сего льну заланныя 
не Убавляясь непрестанно горфть могупф до 
шЬхр пор , пока воскф или сало , ВЬ ко- 
тпорое они обмокнушы будут ‚ изЪ нихЪ 
не  выгориш ‚ а по выгореши  свфтильня 

Н5ла осшанешся, и паки зажжена бышь 

можелй» 


%6о ) 220 ( 05 
может. НФкошорые обЪявляютЪ , будто 
такая зажженая свБшильня ошЪ вБтру и 
воды не гаснешр ; однако опышами против= 
ное шому доказывается ‚ что оная такие . 


как и всякая другая свфча ‚ ошЪ вЪшру 
погасаетЪ. 


Примч. 2) ЗаБсь надлежишЪ упомянуть о 


шомЪ особливомЪ мнфийи , которое рейгерЪ 
вЪ своемЪ нашуральномф лексиконВ о СловБ 
АманшЪ обЪявляетЬ › будшо оной кЪ роду 
растущихЬ вещей , д не кЬ каменному над- 
лежитЬ , доказывая ›1) что онЪ СЪ обфихь 
концов  шакф какь ножемъ обрЬзанной 
являешся, 2) ИмфешЪ так!я же почки ‚ ка- 
к1я на деревБ бываюшщЬЪ. 3) ВЪ масл раз- 
бухнуть можешЪ. 4) Между почекЪ нахо- 
дится нБсколько рухлой земли, которая 
водою споласкиваешся. 5) бываюшЪ вЪ са- 
момЪ дЬлБ пакия раст фнЕя , которыя прясть 
и шкашь можно, Смотри у Плин!я вр кни- 
тБ то > ВР глав т, 2; и вЬ книгБ 12,6, 
ТО , 11. Также у Слоана вЪ описан!и Ямай- 
ки. [. 249. Н, 22. 6.) АБйсивишельно 5Ъ 
землЪ шакое дерево нахолипся ‚, в кошо- 
ромЪ свойственная растфнйямЪ натура пере- 
монилась. 7) Есть таке древесные коренья , 
изЬ которыхЪ незгараемой ленЪ здБлашь мо- 
НО , какь из ИнаБаскаго дёрева ‚ назы- 
ваемаго Залла. Смотри Ттани@ Анейе. Т. 
2, Р. 550. Союп. НИ М. Т. 3. р. 286. Ро. 
110% 3..1. > 342 В свов. Т то. р. 56. 
МогЬ бы Рейгерь кЪ сему прибавить , 8) 
что есть так1я коренья , кошорыя Хошя 
ТОРЯШЬ , но ие Згараюшф , какЪ Апдто/исе 


Ро 


= 3 


—@&_ = 
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Пуобом4 или отИки таиии Мопфрейеп- 
бит. СоЕ Маг. Магипи АНаяр. Ли. ТШае , 
т а. М. С. Пе. ИП. апи. о. р. тто. #6. 9.) 
Ам1аншЪв. шакую же легкость имбешЪ › ка- 
кую коренья и прошчуя расигущ!Тя вещи. се 
мн$фие рейгерово весьма легко опровергнуть 
‘можно ‚ ежели кто видалЪ ‚ как шакой 
камень внутри древнБишихЪ горр ломают, 
и кто соединенной (СЪ нимЪ земляной роль 
совершенно знаеш ‚ и 5Ъ огнБ оной доволь- 
но пробоваль, 


9 жит > 


ГОРНАЯ КОЖА (Ата ДИ 8 тоШоЬиз ВидЬ 
Ицетехыу ‚ т ЧатеЦау сотра&из (ешё. Аща тотапа’)` 145. 
сосшоишр изЬ мягкихь мочекЪр., кошорыя 
плошно соединены ‚ и другими .мочками 
переплетены, ошЪ чего камень слоевалиЪ по- 
казывается. ПришомЪ юонЪ весьма легокЬ и 
свбилаго или сБраго ивБша. Бызаетф двухЬ 


соршовЪ ‚ а именно : 

1) Толстопатая горная кожа (Аша 
ташала март) походишр на настоящую ко- 
жу нБеколько шолсшоваша › и видомЬ 
является шакЬ ‚ какЬ бы изЬ гнушыхЪ 
нишокр составлена была. | 

2) Тонкая горная хожа (Аша тотана 
ншог) состоишр из весьма шонкихЬ лисш- 
ков, и походитЬ на шонкую перепонку 
или бумагу ‚, и по шому горною лерелонхою 


ИЛИ 0у.магою названа, 


Что горная кожа растеттЪ ‚ такЪ какЪ и протт- 
Ча каменья › оное доказываешся обогнушы- 
ми 


ВидЬ 
14.7. 


ВидЬ 
148. 
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ми ею шпатовыми хрусталями, Смотри 
т. 13 59. 7. 


5. 4. 

ГОРНОЕ МЯСО (Ата Вир Фито 
т 1атейаз сга[рогез сотрасй; › ронаето/из. Саго тоттана ) 
сосшоишЬ изЬ шолсшых} и плошныхь круж- 
ковЬ ‚ шакЬ какр бы оные изЪ кр5икихЬ 
нишокр составлены были ‚ ош чего сей 
родЪ шяжелЬ и вЪ. водЪ шонешЬ. Обожже- 
нымЬ огонь высфкашь можно. БываешьЬ 
авоякаго сорнту ‚, а именно: 
1) С5 лараллельными слоями (Сато топ- 
гапа Чате; ратаЦе 5) иибешЪ шолсшые и пря- 
мые слои. 

2) Сб изпиты.ми слоями (Сато тошана 
ат 5 сотогИ5) состоит изЪ полешыхЪЬ изо- 
гнушыхЬ и извишыхЪ кружечковЪ, 


© $. 


ГОрнАЯ КОркА (Атапни Веб Лежи! из › 
погатае 2 теесат Риз › етих. бифе’ тошапит) 
состоишЬ из маленькихЪ згн5шающихся 
сухихЬ жилокЬ, кошорыя порядочно между 
собою сплешшись вмБетЬ срослись. Похо- 
дишЬ она на такую корку ‚, какая на бу- 
шылошныя пропки Употребляется $ при 


помЬ легка, и в огнЬ в черное сшекло 
плавишся. 


Хотя горная корка вЪ огнБ плавишся у но для 

внутренняго оной сложеня , особливо для 
мягкости ‘и легкости ‚ вЪ числ постоянныхЪ 
ВЬ огнБ камней полагаешся. 


ГЛА- 


——— 


-9- 


= 


6. 


“08 о’) 223 ( 03 


ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ, 


т. 
2 
и. 
4 


ам 


О АЗСЕСТЪ, 


О азбесшб вообще. 


. О сипбломЪ азбесшЪ. 


О незрБломЪ › и чешырехЪ онато сортахЪ. 


‚ О перистыхЪф квасцахЪ или фальшивомЬ 


азбесшЪ, 


.‚ О з-БздномЪ азбесшЪ, 
.‚ О струеватшомЪ. 
. О колосиспомЪф камнб , грубомЪ и мл- 


ком. 
6. т, 
АЗбЕСТЪ (.А/бейш. Атити’) имбешЪ сфи родЪ 


свойстива : 22. 


:) МалБйшия частицы онаго камня 


имбюшЪ подоб1е н‚фкоторыхр сухихЪ жилЬ, 
нБсколько или со всБмЪ параллельно распо- 
ложенныхр. 


2) ВЪ ломкБ бываешЪ он неровенЪ 


и не одинакой фигуры ‚ хотя гораздо спо- 
собнфе вдоль по мочкамЪ ломаешся, 


3) Хошя онф швердЪ ‚, но хрупокЪ , 


и шакЬ ‚ какЬ аманшр ; изогнуть ево не 
можно ; на водф не всплываешЪ но шакЪ , 
какЬ и другя каменья, тонешЪ. 


4) ВЪ огыБ швердБешЪ ‚ и чБыЪ 6о- 


ле ево жжешь ‚ шфыЬ онЬ крЪпиче сша- 
Новишся. 


1% 
СПЪЛОЙ АЗбЕСТЬ ( Аейи И ратаПез , ВидЬ 


Насрнри; ‚ Ррагани. Гар Арии. Атапиз) 149% 


сосшоишЬ 


980.) 224. ( о 
состоишф изр параллельных ‚ св шлосВ= 
рыхЬ и н5сколько вязкихЬ ниток, кошо- 
рыя разнимаюштся. На воздухБ чрезЪ нЪ- 
сколько времени ЦЕБШЬ его перемБняешся , 
и багровой дфлаешся. 


Спфлой азбесшф прясшь ‚ закашь , шакже и 
бумагу изЪ него дБлашь можно ‚ шолько 
напередф ево истолочь и кррико смяшь 
надлежит. —ВЬ разсуждешижф  ам!анта 
имфешф шу неспособность ‚ что на вод 
тонет и хрупокф бываешЪ. 


63. 

НЕЗРЬЛОЙ АЗбЕСГЪ ( Аейи; ДИ рата- 
[ей 5 дитотфи; › поп [ератай из. Афейиз питайигиз)) со- 
сшоишр изр швердыхЬ не разнимающихся 
параллельныхЪ нишокЪ ‚ и раздБляешся на 
слБдующ!е соршы: 

1) Сфрой незрёлой азбетб ( Ари ат- 
пиитиз сщеГеиз ). 

2) Зеленой (Ари; уттиитиз «ли. 

3) Чериопатой \ Арнйиз 1ттаигих рег). 

4) Полулрозрачной (А]феЙих аттайитиз в9- 
пасе Мф ирЬани;) обыкновенно кЬ другому 
камню прирасшаешЬ, котпорой сквозь него, 


как сквозь рогЬ › виденЪ. 


6. 4. 

ПЕРИСТЫЕ КВАСЦЫ , фальшипой 413- 
0естб { АреЙиз ДЫтз рагаЙей › тавИйти , чих }ера- 
табрИриз. Арейизх фито. А штен ритоит_) со- 
сшоишф изЪ бфлыхр параллельныхЬ ни- 
покр, которые едва разниматься могушЬ , 
и притом шакЪ хрупокЬ › чшо пальцами 
вЬ мБлк!я части изломашь ево можно, 


Хошя 


55бо )) 225 ( о5 


Хошя шакой азбесшр и леристыми хпаспами 
‘называется ‚ однако оной есть особливой 
родЪ ошЪ: настоящих и дрйапвительно 
перьями: или на подобйе шерсти распущихЪЬ 
квасцовф › кошорые при квасцовыхр. рудахЪ 
описаны будутЪ : шакже и ошЪ шЬхЬ Хи- 
мическихЪ перистыхЪ квасцовр › которые изЪ 
арсеника и купоросной машер!и составляют- 
ся ‚и наисильнЬйшимЪ ядомЬ бываюшЬ о» 
со вФфмЪ ошмВнное свойсаво имфешр , 
и 40 одного скрупеля безЪ дальнято вре- 
да онато’ принимать можно. Однако в 
Ефемеридахь №. С. вЪ шомб змЪ, на стра- 
нии 244 находим примБрь ‚^чшо нфкшо 
чрезь иЪлыя двБ недБли каждое утро, при- 
нималЬ по одной драхм , и напослБдокЪ 
ошЪ кровавато харкан!я умерЪ. Ежели по- 
ошкомф сего фальшивато азбеста ‘на’ рукЪ 
пошрешь „о шо онЪ какЪ булавками колоть 
станетф, и потому шакЪ <Ъ однимЪ, какЪ 
СЪ камнемЪ , а не какЪ сЪ лФкарсшвомЪ 
“„ поступашь должно. 
$. 5. 


| ЗВФЗДНОЙ АЗбЕСТЪ (Аи ДН е и- п ВидЪ 
| 


ЕР. 


ЕЕ 


70 тафапивия. ПАейиз ДеЦани`). состоит изЪ ни- 152. 
покр ‚ изЬ средины ошф одного пункша 
вверьхЪ просширающихся ‚ чБыЪ онЪ` на 

‚ звЬзду походишр, или звбздными блесточ- 
ками наполнен бываетЪ. 


Сей ‘азбестФ‘не должно’ причисляшь кЪ звРзд- 
ному камню , 4строито.мб называемому ‚ о 
которомЪ ‹ вЪ послфднемЪ класеЬ вЪ глаз 
о №0, 9. 7мЬ обЪявлено будепт. 
(9) $. 6, 


ВилЬ 
153. 


ВидЬ 
3 54, 


9Зо ) 226 (05 
6. б. 


сТруЕвАТОЙ АЗбЕСТЪ (АбеЙш , ДИ 
Уа/ясшай: › с сешто зао гафапириз. Афериз аси 
ши) состоишфр изБ’ свишыхф клубомЪ ‚, и 
изЪ разныхь центровЪ выходящихЬ’ ни- 
токЪ. При ЗалбергскихЪ рудникахЬ назы- 
вается сей родЪ руднымб можжепелопы.мб 
хусто.мё , и вЬ шомЬ мфетЪ несколько 
свинцу и серебра вЪ вемЪ содержишся. 


с 


Колосистой (КАМЕНЬ (Аи рб 
раку. Шар! асето[ия) состоит. изь вишокЪ , 
имфющихЬ подобе колосовр, »Ъ разныхЪ мЁ- 
сшахЬ онаго камня разсфянныхЪ. РаздЪ- 
ляется на 

т) Грубюй (Гарз аветориз, Ни тая) , 
составленной изЬ внфсколькихр шолсшыхЬ 
ниток ‚ кошорыя растирать и скоблить 
можно, и притомЬ нфсколько мыловатыхЬ, 

2) М$ллхой (Гарз асетоих , Низ тез) › 
составленной изЪ осшрыхр и крфпкихЬ ни- 
тшокЬ ‚ которыя не скоро растереть или 
оскресть можно. 


ПримБчан1я о азбесш$ вообще. 


1) АзбестЪ не сшоль ‘удобно какф  аманшЪ 
прясть и шкать можно › & наипаче незрЪ- 
лой ; и для шого мноме любопышстшьвовали у 
не можно ли спБлой азбестр» вЪ торной 
ленф ‚, а незоБлой искусствомЪф претворить 
вЪ зрБлой. Чшо до перьваго касается ‚ а 
именно ‚ чтобф изЪ спБлаго азбеста горной 
ленЪ здБлашь ‚ оное кажется не возможно. 

Трудне 


3) 


480) 227 (05 


Трудно поняшь ‚, какимЪ образомЪ статься 
могло бы ‚ чшобЪ природною тягоспию вЪ 
вод ушопающей камень облегчить шакЪ , 
чтобЪ онф плавал $; не меньшежЬ шрудно 
кажешся изЪ кррикихр и хрупкихЬ нитокЪ 
зАБлашь мягк!я и вязк!я , в чемЪ амйаншЬ 
и азбесшф между собою разнсшвуютЪ › не 
упоминая о разности ихБ вЪ огнБ. Впрош- 
чемЬ со вФмЬ за невозможное дБло почи- 
шашь не должно.  ПослФфдней случай ‚ то 
есть › чшобф крёикя умягчишь ›, и нераз- 
&рлЯю!\яся нишки разнимать ‚, не столь 
невозможнымр кажешся , какф перьвой у 
Шолько пюшЪЬ способЪ , коимЪ оное учи- 
нишься могло бы , не скоро найти можно. 
ЕркерЪ ьЪ своей пробирной книгБ обЪявляетЪ , 
Чо се чрезь нашатырной спиршЪ произ- 
Весть можно $ а дру , особливо же фонЪ 


ОромёлЪ ‚ немореную известь признаютЬ 
кЪ пому способною. 


Бжели нишки спБлаго азбеста и ам!анша 
разнявши водою смышы или истолчены бу- 
&уШЬ , шо известная матер , ошф кото 
рой вода побфлБешЪ ‚ явно ошдБлишся. 

всБ оные постоянные ЕЪ огнЬ камни по 
сйраведливосши почитающся за древнфипие 
И 40 пошона еще бывше , и разв по нВ- 
кошоромь времени не найдутся ли изЪ ‘нихЬ 
шаюе ; кои кЬ растущимЪ нынЬ каменьям 
Причислять должно будетЪ: а за осшавиие- 
сд отЪ потопа почитать ихЪ не надлежит , 
Аля того что никшо еще и понынб ЕЪ сихЪ 
камняхЪ окаменфлыхЪ вещей ие примфшилЬ, 


О 2 ГЛА- 


РодЪ 
23. 


4" 
"ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ: 


ОдИКИХЪ КАМНЯХЪ, 
$. т. О дикомЪ или сБромЪ полевомЪ камнЬ вообще, 
2; О простомЪ’дикомЪ камнЬ; ио простомЪ же 

С шпапомЬ и’ известью смфшанномЪ, 

320’ шпашовомЬ " ©Б кварцомЪ смЬшанномЪ 
камнБ. 

4: О ’шиферномЪ` (Ъ тлиммеромЪ смБшанномЪ 
камнБ. ^^" я 

$ $. О’шакомЪ же песошномЪ. 

6. О-квариовомЪ -дикомЪ камнБ шакомЪ же, 
8Ъ шомЪ числЬ’ 1 ) офарфоровомЪ жер- 
новом ‘камнБ*, и 2) `0’Антерманлад- 
скомЪ. ь | 

7-0 роговомЪ <Ъ`‘ кварцомЪ  смБшанномЪ 

”родБ ‚ слоёватомЪ` и кр’ лишью тод- 


номЪ. 
ОшдБлен!е чешверлтое. 


= 

` ДИКТЕ КАМНИ ‚, сфрые лолепые камни 
(бахаь Пар4е; тихи, ратае хщрате;) суть шФ , 
кои изр вышенисанныхЪ родовр составле- 
ны 5 и изЬ кошорыхЬ обыкновенно состо- 
яшЪ всЪ горные и на полях отрывками 
пбрознь лежация, и какр бы нарочно разбро- 
санныя. каменья „лостолыьии или ломепьмин 
называемые: | 


примБч. 1) Полевые камни инотда изЬ”многихЪ, 
а иногда изЪ малато числа разныхЪ родовЬ 


„ составлены бываюшФ, но по большой часши 
сосшо- 


бо ) 220 (05 

состоят они изЪ полеваго шпата , кварц 

и дресвы, г. 
ПримВч. 7) Хошя дике каменья вообще е#ры- 
ии лолепыми называются $ ‘но вЪ разсуж- 
дени  лпого, что полевой шпатЪ часто 
цзБшЪ свой вЪ красной перемФняешЪ ,› Я что 
по шой пришчинВ дикой камень изЪ <Б- 
рато помаду ‚краснымЪ, 4Блается „ пристой- 
{” нБе кажешся. крике дие камни тперды- 
ми или “ифльныти а Ш, Кои сложещемЬ 
своимЪ бслабВе, именовашь лростышми ха.м- 
тяжи, | 


б. 2. 


простой дикой КАМЕНЬ (5&хити Лира 
вх. Рега Итрсх. ) состоиштЪ ‘токмо’ изу авухЬ 
каменныхр. родовб ', изЬ коихЬ одинфтиочпти 
весь камень составляетЬ ‚, а друтойс‘малее 
учасиие вЪ шомЬ имБелтр „ и по тому сей 
родЪ камня не великому см5шентю подвер- 
женр. Малыя онаго частицы величиною и 
ивфлюомЬ между собою разнсшвующф. ВЪ 
числЪ сихЪ камней почитается 

Простой ‘еб зилатюошиб: и’изпестью с.му- 
зианной.. лолепой. камень (.бахит дтыех сасагео-- 
/рароит). р 

6..3. 


СЪ КВАРНОМЪ СМБИАННОЙ"ИТАТОВОЙ 
ДИКОЙ КАМЕНЬ ( бахит Лтрех раньор  снаребть 
бахит Итыех [7иЬасвит) `6сть полевой каменной 
родЪ ‚ состояшей изЪ’полевато липата’ > й 
ииБющей вЪ. себ ‘вмБшанныя” кварибвых 
Частицы: Ар ‹ $ пксеаиЕ 


Оз Сей 


49$ о ) 230 (05 


Сей"”дикой камень вЪ НаскалленЬ вЪ Гоглаль- 
скомЪ приходБ вр Гелзигелавдь , шакже 
около Эвзегапипй › ГАБ плишу ломаютЪ , 
на ЕмшеланаскихЬ границахь и ЕР Аланд- 
скихЪ шерахр находится, 


9. 4. 


СЪГлИММЕРОМЪ СМБШАННОЙ ПИФЕВе. 
НОЙ ДИКОЙ КАМЕНЬ ( бахит трех ПРЕ тред 
миит)) Сотт. Ерь. М. С. Га. УГ. 2. 136. 139. 


$. 5. 
СЪГЛИММЕРОМЪ СМЫШАННОЙ ПЕСОШ- 
НОЙ КАМЕНЬ (5ахит Лтриех согасво- ткасеит. $а- 
хит Лтыех сотасеит`) ‘состоишЪ из иесош нам 
то камня, и имбешЪ выфшавныя дресвя- 
ныя частицы, 


НаходятЪ езо вЪ Далеландскихр плишныхЪ го- 
рахЬ около Швулька ‚ по чему онЪ „даме 
мандсхимб дихкимб камне называещся. . 


6, 

СЪ ГЛИММЕРОМЪ СМБШАННОЙ КВАФ- 
ПОВОЙ ДИКОЙ КАМЕНЬ (бахит Дирех диагхор- 
писассит. бахит Диирех диагкоит) состоит? изЬ 
кварцоваго или голышеваго рода ‚ вЪ коемЪ 
глиммерныя частицы вмБшаны. БываетЬ 
дВоякой ‚ а именно; 

т) Кржлхой, сб г.лимьмероьн8 суибшанной, 
дихо# хпарцопой хамень ‚ фарфоропой жерно- 
пой хамень ($ахит Итрех диагходит 4игит_) столь 
штверадЪ м плошенЪ ; чшо 5 шрудомЬ скоб- 
дить @в0 можно. 


:) 


*%бо ) 231 (056 
2) „Чнгергманландекой хамень ( $ахит 


трех Чдиагхоит тоШш) мягче и скоряе обши- 
раещся. 


5. 

СЪ КВАРЦОМЬ СМБШАННОЙ роговой Ви 
РОДЪ (5ахит Лтрех аруто - диагхорит. бахит Лтрёех 16% 
аругит)) есть отчасши изЬ числа постоян- 
ныхр вр огнБ камней ‚, вЬ коем вмбшаны 
песчаныя или кварцовыя часшицы. Онаго 
два сорша числятся ‚, а именно: 

') Слоепатой рогопой род (5ахит трех 
аругит теасеит ВИ), СсЬ дресвяными › песча- 
ными и кварповыми частицами см5шанЪ бы - 
ваешр, которой по прямымЪ слоямЪ колется. 

2). К$ литью годной камень (5ахит дт- 

Мех. аругит ттсасеит поп Не) состоишЬ изЬ 
особливаго роговаго рода или дресвы , СЪ 


кварцомЬ смЬшанной ‚ и по слоямЬ не ко- 
лешся. 


Такой камень находяшФ около СкурдальскихЬ 
ворбтф и при Кокшшейн5 на Гемшеланд- 
ских границах. Есть еще ротовой родЪ , 
СЪ пескомф или кварцомЪ смФшанной. 


конь сть повел аьоы тжчь 


ГЛАВА ЛВАДЕСЯТЬ СЕДЬМ А Я. 


О СЬРОМЪ ПОЛЕВОМЪ КАМНБ, О Грубомъь 
СЪромЪ КАМНЬ, 


=-_—- 


{ФромЪ диком камнБ. 

полевомф шпашовомЪ сфромЪ камнБ. 
кварцовомЪ, 

глиммерномЪ. 

смЬщанномЬ и ФромЪ камнБ. 


5 $. 


ифоюн 
ооо8о 


ЕЖЕЕИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЫЕЫЫ 


ВидЪ 
101, 


ВидЬ 
162. 


ВидЬ 
163. 


46 о ) 232 (05% 
6. 1 

СЪрой ПОЛЕЬБОЙ КАМЕНЬ, зрубой, св 
рой ха.мень ($ахит таит. Рега тма) почти 
одинакой бываешр ‚и весьма ясно примф- 
ить можно, чо онЪ см5шанЬ изЪ трехЪ 
родозЪ ‚ а’именно: изр полеваго шпата 
кварца и дресвы , такЪ чо каждой родЪ. 
руками, а по крайнФЙ мБрБ инструмен- 
том `отдфлишь можно. Оные камни раз- 
личаются по виду ихр часшииЪ › какихЬ 
болБе вЬ одномЬ кускБ примфчено будетЪ, 


СФрымЪ камнем называется оНф для того , 
чию - вр семЪ родБ полевой. шпашЬ обыкноч 
венно бЬловашр или сБрь бываешь. 


6. 2, 


ШПАТОВОЙ СЪроЙ ПОЛЕВОЙ КАМЕНЬ 
(5ахит тошт 1тасдиййег ра орт. бахит таит 
Рраоит) есть грубой сфрой род дикихЬ 
камней › которой больше‘ изЪ частипЪ по. 
леваго шпаша сосшоишЪ , коихЪ болФе , 
нежели кварну и дресвы ‚ в немр вмфшано. 

7. 

КвАрцОвОоЙй СЪРОЙ ПОЛЕВОЙ КАМЕНЬ 
(5ахит. пихнии тагдийИег диагхоит. ахит тит 
дча"хо]ит`), состоитЪ боле изЪ кварцовыхЬ 
частини ‚ болушимЪ количесшвомЪ 'предЪ 
другими родами вифшанныхф. 

дрРЕСВЯНОЙ ОЙ ПОЛЕВОЙ КАМЕНЬ 
(5ахит точит таедийтег ттеасеит. бахит иихНит, 
инсасеит) есть трубой родЪ дикато камня , 
3 коемЬ большее количесшво дресвы или 


кошечь- 


Зо) 233 (05% 
кошечьяго золоша ‚ нежели прошчихЬ ро 
довЬ , вмЬшано. 
9..5. 
разно’ СМБШАННОЙ СФФОЙ КАМЕНЬ виль 

(бахит пимит аедиаиег ра фор - писасеит. бахит 16 4. 
пимит апайсит)) есть шакже грубой родЪ кам- 
ня, составленнаго почти изЬ равномфрныхЬ 
часшидЪ шпаша › кварца и дресвы › шакь 
чшо ни кошорой родЪ преимущества вЪ 
немЬ не имрБешЪ. 
Для познаня количесшва кажлато рода, вь семЪ 

камнВ содержащагося , как полеваго  шпа- 

та, кварца и дресвы , и которой изр оныхЬ 

ВЪ составлен\и камня боле учаспия имрешЪ , 

не нужно употреблять врски и аккуратно 

изслВловашь › но и однимЬ зрЬмемЪ вЬ 

шомЪ разборь учинишь можно, 


ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ОСЬМАЯ. . 


О ТЕМНОСБРЫХЪ ПОЛЕВЫХЪ КАМНЯХЪ. 


6. т. О семЪ, родБ вообще, 
2. О шпатовомЬ шемносбромр камнЪ, 
3. О кварцовомЪ. 
4. О глиммерномЪ. 
5: О равно смЬшанномЪ. 


$. т. 


_—_  ТЕМНОСВрой ДИКОЙ КАМЕНЬ (54хит родЪ 
ЕГит) имфешЪ часшицы единактя СЪ тру- 25. 
бымь сФрымЬ камнемь › <Ь шою шолько || 
Е О; ошым8- || 


ВыдЬ 
165. 


ВидЬ 
267. 


493 с ) 234 (05% 
отшмифною ‚ чшо ихЪ за мфлкоспию просто 
разобрать не можно › и для шакой. суб- 
тильносши оныхЬ смФфшанныхрЬ часшицЪ 
камень црфшомф шеменЬ бывает; а дресва 
по большой часши вр немЪ содержащаяся , 
сфраго ив5ша сосшоишЬ пришчиною. 


$. 2. 


ПОЛЕВОЙ ШПАТОРОЙ ТЕМНОСБрой 
КАМЕНЬ (5ахит 57бит [райоит) есть крБикой 
каменной родЬ, вр коемЪ блисшающаго по- 
леваго шпата частицы ясно видфть можно , 
которыми онЬ боле ‚ нежели прошчихЬ 
родов частицами изобилуешЬ, | 


$. 3. 

КВАРЦОВОЙ ТЕМНОСЬрой КАМЕНЬ (54- 
хит в7ит диагхоит) содержит вЪ себЪ боль- 
шую часшь мфлкихЬ кварцовыхЪ зернышекЬ , 
нежели другихЬ каменныхЬ часшицЪ. 


9. 4. 

ГЛИММЕОНОЙ ТЕМНОСЬРОЙ КАМЕНЬ 
(5ахит хит иисасеит) состоишЪ больше изЬ 
струеватой или просшой дресвы ‚ нежели 
изЬ другихЬ родовЬ. 


& < 

РАВНО СМБЬШАННОЙ ТЕМНОСЬрой КА- 
МЕНЬ (хит отит аедиаШег таит) бываешЪ 
смфшанр по ровну изЪ мБлкихЬ часшицЪ 
полеваго шпаша ‚ кварца и дресвы , какр 
Фноё видЪ сего каиня показываешь. 


ГЛА- 


Зо) 235 ( 03 
ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ, 


© Сростшихся ЧИСТЫХЬ КАМНЯХЪЬ. 


6. 1. О семр родБ вообще. 
2. О полевыхЪ каменныхЪ кускахь, 
3. О голышевомЪ камнБ. 
4 О зашвердБвщемЪ сЪ пескомЪ голыщевомЪ 
камнр, 
$. О каменныхЪ сросткахЪ › слоезащыхЬ и 
к непорядочныхЪ, 
в № 
СРОСТШЕЙСЯ ЧИСТОЙ КАМЕНЬ (5ахит 
рат]ит.  бахит соптёит) состоитф изЪ про- 
сптаго › сбраго, и темносФрато дикаго кам 
ня , шакЬ какЪ бы один родЪ сЪ другимЬ 
смЬшавшись вмфешЪ срослись, 
Сей сростшейся камень или горной родф есть 
” изЬ числа древнфйшихЪ до пощопа сотво- 
ренныхЪ камней ‚ какЪ оное доказалЪ Ли- 
лась вЪ испор!и о камняхЪ на 28 мой и 29 
шой страницахь 


э 


ПОЛЕВЫЕ КАМЕННЫЕ КУСКИ (5$ахит 
регголит [ар физ таютриз сопстёит) называются 
крупные полевые камешки изЬ частии\ 
разныхр родов состаяцие ‚ которые вь 
песощномЪ камнф , или вЪ другомЪ гор- 
ном род заключаюшся. 


Подобные симЪ крупные ‘камешки нахоляшЪ [$ 
<Бверной МоссеволЬ при Остердальской ка- 
менной ломкВ , о чемЪ читай вЪ Королев- 
ской Шведской истпорён #8 перьзомЬ кварша- 

л 


родв 
^б. 


ВидВ 
105 
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лБ 174310 ходу Тиласово сочинене , кото- 
рой ив истори своей о камняхЪ на ротой 
страницБ н65сколько о шомЪ же предлатаетР, 
Можеш бышь , Что находянИеся на Кар- 
мельской горБ камешки сЪ сими одинаковы’, 
которые сушь не’чию иное ‚ ‘какЪ ‘на ‘дыни 
похоже! толыши. 


$. 3. 
ГОЛЫШЕВОЙ КАМЕНЬ ( бахит рето|ит 


170., „ИИсео-согиеит. Захит, ретоит Дент) состоитЬ 


г 


Виа 
172. 


изь голышей и мБлкихЬ, шиферныхЪ' ку- 
сковЪ ‚, между порядочными слоями рогова- 
го шифера включенныхЬ, 


Сей родЪ находишся РЪ ФингелсфеллЬ ‚ Герге- 
далБ ‚ вЬ Кведли и по Эмшеландскому ру- 
бежу кЪ Норвеши. 


$. 4. 

ЗАТВЕОДЬВШЕЙ СЪ ПЕСКОМЪ ГОЛЫШЕ- 

ВОЙ „КАМЕНЬ (5ахии ретордит  атенасво-Йсеит. 
Захит ретгоит агепасеит) есть обыкновенной или 


ошЪ натуры сростшейся. песчаной камень , 
вЬ кошоромЬ маленьк1е голыши вмБшаны. 


Такой чистой дикой камень вЪ`КлефзБ , шак- 
же вЪ ФингелсфеллЪ и ГергедалБ` находиш- 
ся. Смотри вЬ Тиласовой истор!и. ! 


$. $. 

КАМЕННЫЕ Сростки (бахит рето]ит @1- 
пез ар из сонстеит. бахит сопстёит) разаЪ- 
ляюшся на 

1) Слоепатые (Заха сопстейа Тате ое) и 

2) Нелорлочные (Зака сопстейа ттогата!а ). 


Прии$- 


> 


460) 237 (05 


Примчаше ю чистыхЪ диких ^ камняхЬ 


вообще. 


Всяке мЬлк!е соршы" диких камней порядочно 


>, 
\+. № 


** 


на классы раздБлить и по ныкЬ еще не мо- 
жно ; и по шому при описан!и каждаго гор- 
наго рода напередь свойсшва его прилБ- 
жно разсмотрЬшь должно, и сличивр оныя 
СЪ разными классами показать‘ пошомЪ 
разность '‘ихЬ между с06ою $ а “е пфмЪ 
болБё знашь ‘нужно › чшо описатели мине- 
раловЬ о дикихЬ каменныхЬ родах вЪописа- 


"уряхЬ своихЪ ничего не упоминаюпЪ. Не доволь- 


но того , чшобЪ при описан1и оныхЪ взирашь 
токмо на сосшоян!е часшипр ›‘коихЪ’ разли- 
чие `вЪ трехЪ зышеписанныхЬ” отдБленйяхЪ 
ясно показано и истолковано, но надлежишЬ 
бохЪе состпавлеше оФныхЪ ‘изслФаовать › шо 
есть. какое они положеше и свойсшво имЪ- 
юш\Ъ › слоевашы ли или блисшающи ‚, или 
‘`четвероутольны“, ` или’ шороховаты ‘и шакЪ 
далВе. ‘ТакимЪ’ 'ОбразомЪ чрёзь ‘подробное 
‘описане диких” полевыхь камнёй' ‘и ‘ихЬ 


омфхочей дотото мамБрения "со временёмЪ до 


сшитнуть можно. будетЪ . 'что‘Ове мало 


‚ объяснится ›” ‘та рудныя гбры ‘и ‘металли- 
 меск{а жилы надежнбе сыскивашь можно, 


_ 


ГЛА- 


Гы 


4$ ) 238 (Ко 
ГЛАВА ТРИДЕСЯТАЯ, 
о рудныхъ родАдхЪ, 


$. 1. О свойствахЬ рудЪ вообще, 

2. © главномЪ раздБлени оныхЬ 3 И во пер 
выхЬ о соляхБ. 

3. О купоросБ вообще, Е 

4- О синемЪ или мБдномЪ купоросВ. 

5. О зеленомБ или желЬзномЬ купорос, 

6. © 6ЪломЪ или ша утровомЪ купоросВ. 

7. О сибшанномь купоросБ ; 1 ).о синёз@= 
леномЬ ; и 2) събшлозеленомЪ. ` 

8. О купоросной землВ разныхЪ соршовЪ, 

$. О ашраментномЪ камнБ и его сортах: 


КлассЬ шрепий, 
6. Т 


РУдныЕ роды (Мега) суть звиля= 
ные или каменные ‚, вЬ коихр соль, сЪра 
или металлЬ вмЪфстБ содержашся. Каждой 
рудной родЪ имбешЪ слБдуюцщия генераль- 
ныя свойсшва : 

1) Земляной или каменной родЪ, с0- 
держишЬ вЪ себБ соль, сБру , полумешаллЬ 
или цБлой метшаллЬ , изЬ коихЬ иногда 
двЪ , а иногда шри или всф чешыре вещи 
вЬ немЬ находятся, | 

2) ОшЬ включения помянутыхЪ ми- 


неральныхЪ вещей оной же родЪЬ шяжелЪ. 


бываешЪ , нежели шошЬ ‚ вЬ кошоромЪ ни- 
чего подобнаго шому не содержишся. 


3) 


%бо ) 230 ( 05% 


3) Рудной родЪ ивфтомЪ всегда оп 
мЬфненр бываепр ошЪ чистой и ничего не- 
содержащей земли или камня. 

4) Каждой рудной родЪ &Ь водЪ или 

| огнБ находившейся, выключая н5кошорыя , 
| нЪсколько легче сшановишся. 
| 


Примфч. 1) Хошя соль , сфра’, полу и ЦБлые 

&. металлы шакже и в э6дЬ , какЪ вЬ прош- 

чихр царствахЪ натуры содержатся ; однако я 

для избБжан!я просшранства ЗАБсь шолько 

точные земляные роды описываю ‚ И для 

того о шЪхЬ шолько обстояшельствахЪ , 

кои собсшвенно до нихЬ касаюшся , вЪ при- 
мЬчануяхЪ упамянешся. 

ПримБч. 2) большая ‘часть минеральных опи- 
сателей называютЪ рудою только шо ‚ чшо 
нБкоторой мешаллЬ вЪ себБ содержит $ а 
иные и шо вЬ числЪ рудЪ почитаюшЪ , 
что ош ‹Бры и арсеника растиворенной 
металл вЪ себ имфешЪ. И хошя оное кЪ 
ошличен1ю самороднато металла ош пропт- 
чихЪ минералов служишЪ ; однако я слБ- 
дую обыкновенному порядку ‚ какой при- 
няш у рудокоповЪ. 

‘ПримБч. 3) Хошя соль, «Бра полу и цБлые 
металлы безЪ землй и камня самородные 
бываютЪ ; но по елику оные вЪ однихЪ 
только нодрахЬ земных <Ъ землею и кам- 
немЬ смЬшанные или КЪ ним прирослые 
находятся ‚, по я совершенно чисшыхЪ рух» 
безЪ примфсу землы и камня примбшишь не 
мог, 


$. 2. 


родЪ 
т 


Во ) 240 (95% 
И 
Рудные роды раздБляющшся на’ че- 
этыре главныя ошдфлен!я , вЪ коихЪ пб- 
рознь соль , сБра ‚, полу'и_цБлые мешаллы 
описываюшся. | 


ОшдБлен!е перьвое. 


соли (54/14 \\сушь штЪ рудные роды, 
которые вЬ водБ распускаются , Вр ‘ОгнБ 
плавяшся и дымяшся ‚ и на язык, кромБ 
одной шяжесши › никакого другаго чув- 
сшатя не производят, 

6. 3, 

купоросъ (Гюшт) имфешЬ о слБ- 
дуюнция свойстпва : 

т) ПредсшавляешЪ  остроконечной 
чептвероугольникь или  ромбондалическую 
фигуру ‚ какЪ на шаблицб подЪф нумеромЬ 
:з3мЬ изображается, Такую фигуру прини- 
маешЬ онЬ послБ первой. кристаллизации ; 
а когда по распущени вЪ водБ снова 
криспталлизованр будешь, шо фигура ево 
перемфнишся вр двенашцаши сшоронную у 
которая иногда регулярна ‚ а иногда нере- 
гулярна бывает , какЬ на той же шабли- 
15 подЪ нумеромр :4мЪ явсшвуешЪ. 

2) ВЬ огнБ сперьза плавится › а по 
довольномЬ жжен!и прешворяештся вЪ сухую, 
кр5пкую и порошковатую. материю, 

3) КЬ растворентю сей соли, вЬ ше- 
снашцашь. мБрЬ боле «вод шребуетася про- 
тивЬ ея вЪсу. 452. 

4) На язык чузсшвуешся она вку- 
сомр прощивна, 


у $, 4, 


960 ) 241 (05% 
$. д, 


СИНЕЙ или ифдной хулоровб (Улгиит РилЪ 


#ир"1  саетщеит, пайнит. Уппоит сир. Тппоит 
Сурт. Итишт ТУ епег5.) бывает НЕБтомЬ 
синь , и ежели имЪ полированное или чи- 
стое желБзо смочивр потрешь › Шо оно 
покраснфешЪ ‚ какЪ мБдь : вкусЬ его весьма 
прошивенр. КЪ оному причисляюшся ; 

т) Кристаллизопанной синей хулоросб 
(Уппошт сир сПаШчит). 

2) Синёя хулоросных сосульхи (ТУ итоит 
сир асисит) находятся вЪ рудных ямахЪ, 
на подоб1е примерзлыхр кЪ камню ледя- 
ныхЪЬ сосулекЬ ‚ и как внушри такЪ и 
снаружи шочно опредБленной фигуры не 
имбютЪ. 

3) Кулоросные ипфлпы (Титоит сир! вег- 
ттат;) растушЬ на поляхЬ ‚ шакже и вЬ 


ямахЬ на подобе частой и рЬдкой шравы 
или шерсти. 


_Киперской купорос ‚ которой вЪ аптшекахЪ и 


дру гихЪ м5ешахЪ продается , искусствомЪ дЬ- 
лается, а именно: обжиганмемЪ мЬди «Ъ 
<Брою или «БрнымЪ колчеданомЪ. 


ы 6. 5. 
ЗЕЛЕНОЙ или желфзной хулоросё (Тит 

«ит Г ие пайшии. Типёии Тег. Ииют 
Мат) пвъшомЪ зеленЪ , и вр шепломь мБ- 
сшЪ рассыпаешся вр сфрой порошокЪ, При 
каждом расшворен!и вр водЬ садишся на 
днБ5 желтая машеря › кошорая чрезь н5- 
сколько времени сшекляному совуду жел- 
П шой 


у 


Ридр 
174. 


ВилЬ 
я» 
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шой ивБшф придаешф. Бывает онЪ шрехЪ 
соршовЪ ‚ а именно: 

т) Кристоллизопаниой желвзной хулоъ 
росё (Уитюшт Дет сти Диит | 

2) Зеленыя хулоросныях сосульки (И:- 
дношт Гегтт Пйасисит ). 

3) Зеленые хулоросные цифты (Тито- 
шт Гетй вегттаия ). 


сти разные соршы желФзнато купороса вЬ пВхЪ 
же мЬстахр находяшся , тдЪ и вышеписан= 
ные сие , и разнствуютЪ ошТ оныхЪ од- 
нимЬ только наружнымЬ видомЪ и цвфшомЪ. 


$. 6. 


бЪлоЙ К УупоросЪ , 1илёаутропой ху- 
лоросё (У пп ит те аФит.пайиит. -У иноит кт- 
1) цвфшомр бБлЬ , и весьма скоро вЬ огнб 
распущается. КЪ нему надлежашЪ 
+) Кристаллизопанной зилаутролой ху- 
лоросё (Типиит тер страЙцаит) 
2) Белыя хулоросныя сосульхи (ИУито- 
шт хтер Даасисит) 
3} `Бфлые хулоросные цифты (Уйпоши 
де вегтттаиз). 
Кажешся , что бФлой купоросФ , вывозимой изЪ 
НЬмецкаго города Гослара , кромЪ шрмуше- 
ра ‚ соде жишЪ вЬ себЪ желЪзо ‚ мЬдь и 
свинець , а именно: желЁзо по пюму , что 
магнишЬ 6Ълую купоросную землю отчасти 
кЬ себБ шянешф , а Госларская шищаутро- 
вая руда дБисшвительно желЪзо содержитЪ. 
МЪдь вЬ семЪ купорос оказызаешся пе то- 


му, 


№50 ) 243 (о 
МУ ; что когда имЪ смоченное гладкоё жёз 
лВзо потрешь $ шо Оно какЪ мЪдь красно 
ЗдБлаешся ;3 а несполосканной бЪлой поро- 
шок , Которой при распущен! благо ку- 
поросу вЪ вод На дно ошлягаешЪ ; при- 
даешь вон®ючему спиршу синей цЕБ оЪ: оезЬ 

‘ёвйнЦу также нё бываешф ; по тому по 

6Ълой КупоросБ ошЪ свинцовой руды проис- 
ходишь. И такЪ всБ оные металлы ; КаКЬ 
шиаушерь у желЬзо ; мЪдь и свинец; ВЪ 
Госларской ‘рудВ содержатся ;3 изБ которой 
бБлой хупороср дБлаёиися. 
8-1 
СМБШАННОЙ купбросф (Уйноши фея 

Маро сит: Гйтиит пихгит. ) называется 

шотЬ ; кошорой изЪ разныхЬ металль со- 

держащихЬ вещцем сбетавленЬ ; И мБдь й 

желБзб ‚ Или шиаутерЪ ‚ мБдБ И желБзо 

в друЕБ содержит. РаздФляешея на два 

ворша , а именно; | :< 

т) Зелёной пб лросинь @мфшанной ху- 
орде (Титошт ипхшт сиргео -} 'теит)) по боль- 
шой часши находится в м5дныхЬ рудни- 
кахЬ сосульками , цвБтами и хрусталями ; 

кбего зеленой цафтЪ купно и синевашыи у 

показывается: 

ТаковЪ бывает Венгерской купоросЪ $ которой 
стараются досташвё ищуние Философскаго 
КАМНЯ. 

‚ 2) Олфтылозеленой с.и®лианиой жулоров8 
(ИУошт  тьмит сиргео Лето - хапатит ) имфешЪ 
‹мБшанной сЪ зеленымр бЪлой цвБаф ; и 

п 2 &6= 


ВидЬ 
176. 


И 


РидЬ 
177. 


Зо) 244 (05% 
содержишЪ звЪ себЪ мЪдь ‚ жел$зо и шиа- 
утшерЬ ‚ а ростешф хрусшалями , сосулька- 
ми и цвбтами. 


Еще и по ныкБ не доказано ‚ чтобЪ нахолился 
особливсй купоро<Ъ ‚ изЬ мБди и штиау тра, 
состоящей $ и хошя Че со в‹Ьмр за невоз- 
можное почесшь не льзя ‚ однако я здесь 
п только‘ купоросы описать намФренЪ , о 
кошорыхЪ достшовфрное извфспие имЪю. 


У + 

кугоросиля земля (Уйношт ета т]- 
пега! ит. "Тегтга слртойса)) есть чистая сЬ ку- 
поросомЪ смфшанвая земля ‚, или на всзду- 
хБ расиадшейся и согнившей колчеданЪ. Сю 
землю по горькому и чернильному ея вкусу 
скоро узнать можно. Ссрты оной сушь: 

1) Красная хулоросная земля (’Тата 
питойса тиёта }. 

›) Желтая (Тата хитойса Паша), о ко- 
торой ГелвинтЪ (ш Гифт. Ащей) пишешЪ ,› 
что оная желшою коркою покрыша бы- 
ваеп!Ъ. 

3) Чернопатая (’Тета «хиноа пита) 
находишся вр таких мБетахЬ , гдФ ку- 
поросная вода, ивяжуние языкЬ древесные 
листы случающся. 

4) Зеленая (Тета читоиа «п в). 

5) Синяя (Гета хитойса ваетщеа ), 
Черная ‚ желтая и красная купоросныя зёмли 

по большой часши содержашЪ вЪ себЪ же- 
лЪзной`, а зеленая и синяя мБдной купо- 
рос › шолько рБако безр смБси. 


5. 9. 
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6. о. 
АТрАМЕНТНОЙ КАМЕНЬ (ТГипошт Пар 
зипегайаити. Гар втгатенатиз) сосшоишЪ изЪ 
разчыхЬь смфшанныхЬ нвбшо»Ь , и содер- 
жишЪ купоросЪ ‚ что по вкусу узнать 
можно : онЬ же по большой часши на воз- 
духБ распадаешся. Различлешся по слЬдую- 
щимЬ ивБиамр : 
1)Красной атраментной ха.мень (Гар 
ататетатиз тибег. Сас). 

2) (Желтой ( Гарь ататетатих Ваииу. Му) 
бываетЪ мякокЪ ‚, и по большой части не- 
постояннаго ивфшу ‚ именвожр либо жел- 
шой на сФру похожей ‚, либо оранжевой 
пвБтЬ имфеть, 

3) Черной ( Гарз итатешатиз тре. Маая- 
на). 

4.) Сфрой ( Гарз итатететив етих. 5оту.) 
бываешЪ бБлаго или шемносБраго цвФиту ,› 
и на воздухБ легко распадается, 


Примфчан1я о купоросахЪ. 


т) ВышеобЪявленные суть настояцие рудные 
роды , которые вф числВ купоросовЪ почи- 
татиь должно; а сверьхЪ оныхр схФЪлуюция 
вещи купоросф вЪ себЪ содержашЪ ‚ изЪ ко- 
ихЬ оной доставать можко , а именно : 


А, въ ВОДЯНОМЪ родЪ. 

1) Кулоросная пода’ (-Адиа оинойса)), ко- 
торая со всБми принадлежащими кЪ ней 
сортами ЕЪ Гидрологм вЪ главБ 7, 9. 5мЬ 
описана будешь, 


Пз В. 


930 )) 246 (о 
В. РЪ МИНЕРАЛЬНОМЪ осдЪ. 


2) Колчеланв ( Ругиез ЛифЬигеиз тиф), 

3) Колчеданные катышхки (Си ру 
#4621). | 

4) Колчеланные хрустали ( Матсаае ). 

5) Водяной холчедан® (Ругйе биз), 
см четыре сорта при ‹Брной руд ниже се- 
го описаны булутЪ. \ 

6) Галмей (Гар сапа в тойсив 

7) Шлаутропая руда (Мста тг) 1 
оные два сорша при шиаушрЬ описаны бу-= 
дуть. ` | 

| 8) Издныя руды ( Мшегае сиртеае) , 

кошорыя ниже сего ВЬ своемЪ мБашЪ опиз 
м 


Когла мещшаллЪ ошЪ (Фрной кислости 
расттворитися > и вмбошВ СР оною кристал- 
лизуется , ‘по ош смфщеня  шакой ки= 
слосши СЪ водою. происходит? мещалли- 
ческая соль или купоросЪ ; по чему столько 
разныхЪ купоросовЪ произойти можетЪ , 
сколько такихЬ мешалловЬ числомЪ нахо- 
дитшся , копюрые ‹ошФ легкой подземной 
сБрной‚ кислости или <Брной кислой во" 
раствориться могутЪ ‚ какр мБль $ жел6зо 
и штаушерЪ, ХошШЯя сБр"ая кислость по 
большой части в колчеданБ находится, но 
по колику онаяжЪ вр водяномЬ минераль- 
ном и растулцемЪ родах , ‘какЪ вр степ- 
ной травЬ (9) аи, вЪ дубЬ; мхахЪ 
и несплыхЪ зеленыхЬ плодахЬ , ‚наипаче 
вЪ зеленой коркЪ на деревахЪли вЪ ‘воздух , 
слБдовашельно и вр родБ живошныхЬр содер- 

жишся } 


930) 247 (05 

эжишся ; то по сему ‚ гдБ и кромБ колче- 
дана ‚ сБрная кислость сЪ ‘водою смВшанная 
найдешся ‚ и пришомЬ шакой мемаллЪ , 
кошорой ошФ нея расшворяется ‚ тамЪ 
и купоросбЬ сыскашья можешЪ.  ближ- 
нее сродсшво помянутыхЬ шрехЪ металловЬ 
СЪ <Брною кислоспию  явсшвует? изр ихЬ 
растшвореня вЪ крЬпкой водкБ или вЪ сбрной 
кислости › В которой сперьва мергель , 
шп!аутерь ‚ пошбмЪ желБзо, а напосл$- 
док мФаь легко раствориться могушЪ , 
и аля шого мВдной расшворь желБзомЬ ‚ а 
_ желЬзной шшаутромЪ осаживается. 


ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ПЕРЬВАЯ. 
О КВАСЦАХЪЬ. 


О квасцахЪЬ вообще. 

О самородныхЬ квасцахЪ разныхЪ сортовЪ. 

О квасцовой землБ, 1) черной, 2) шем- 

нопвБшной ‚ из) бБлой, 

4. О квасцовомЪ шиферь Ася 6ФломЪЬ или 
сБромр , 2) шемноцеБшномЪ’, и 3) 
черновашомЪ. 

5. О квасцовомр известномЪ камнБ ‚ или а 

римскомЪ ‘квасцовомЪ щиферБ. 


виа г 
кваАсцы (.А/итей) суть родЪ соли, ко роль 
порах 28. 


П 4 1) 


Е ИНИИИИИИНИИИ 


05 о ) 248 ( о 5+ 


предсшавля ешся. 


И т) Крисшаллизуется осъьмтугольною 
фигурою ‚ какЬ на таблиц подЪ нум. 15 мЬ 


} 
| | 2) На огн$ распушаешся и кипиШЪ , 
| пошбмЪ весьма пфнишся и взлувается › но 
впрошчемЪ плавка не бываетЪ. 
3) КЬраспущению сей соли требует- 
ся вь четырнашцать мфроф больше воды 


| | прошивЪ тяжести оной. 
й 4) На языкБ вязкой вкусЪ имфетЪ. 
и 6.2. 
ридЪ САМОродныЕ КВАСЦЫ (Аштен пайшит) 
} 170. бызаюшЪ шючно шакеже , искус- 


) муки: 


сшвомЬ дФфлаются , только не столь. чи- 
сшы. и евБилы , для вмфшанной в нихЪ 
, по большой части посторонней матери. 
РаздФляющся на слЪлуюцие сорты: 

т) Плотные саиородлные хпасцы ( Аш- 


| тен паниит |0 ити) никакой шочной и регу- 
| лярной фигуры нё имРютЪ. 
№ 


2) Кристаллизоганные ( Аштеп пвйиит 


| | ера ]иит) рЬдко нахоляшся. | 

| | | 3) Перистые_ (Аштей паниит ф’итоит) 
р - растущЪ на подобе шерсши. 

| | Оные ош струевашато гипса [гл. 12. 9. 7] и 

| от фальшиваго азбесша  [тл. 253 6. 4] › 

и которой &Ъ апшекахЪ продается, и также 


и перисшыми квасцами называешся ‚, вкусомЪ 
| М отличишь можно; а находятЪ ихЬ на Мал- 
иийскомЪ острову и вЪ Лапмарк$ вЪ Швеши. 


у. 4) Кпасцопая ‘муха (Аитеп пайнит уа- 
_ | М итасеит) выступаешь из камня на подобе 
` 


3. 


бо ) 240 (95% 


3. 

КРВАСЦОВлЯ ЗЕМЛЯ ('Ашиен 17а 2 М - ВихЬ 
ине ттегай[иит. Тета щитнатя) смолистшой. и 180. 
| на языкф вязкой вкусф имБешЪ ‚, на огяЪ 
торишф ‚, и часто сама загарается и сфрой 
дымЪ ошЪ себя испущаешЪ. ЦвфтомЬ бы- 
ваетЪ. 

т) Черная (’Тета @иттетз иита) ‚ ка- 
ковА при ФрейенвалдБ находится. 

`'’ 2) Темная (Тета ашттагв са”) ‚ ка- 

‘Кова при Торгау ваходитшся, 

3) Бзлая (Тата Читтаг аа. "Тета тё- 
йа Самар.) находится на остров Мело. 


| 
| 
. 
| 


$. 4 
КВАСЦОЗОЙ ШИФЕОЪ ( Аштен Ларе Я- видЪ 
Й пннегаЦиит. Е аиттаг$) есть слоеваШОоЙ 181. 
и всегда жирной камевной родЪ развыхЪ 
ивфитовЬ , копорой на воздухЪ разсыичивЪ, 
‘и часто самЪ собою зэгараешся ‚ а особливо 
сильно разгорячится ‚ ежели онБ. на воз- 
духЪ вЬ кучу складенЪ будешЪ., Иногда вЬ 
семь шиферБ столь много квасповЬ бы- 
ваеш, чшо ежели ево на языкр положишь, 
то квасновой вкусЪ почувствуешь. А ко- 
гда онЬ 0с0бо ‚ а не вЪ кучЪ лежать бу- 
дешр ‚ шо вЬ корошкое время снаружи сЪ- 
ровалф здфлается. Соршы онато суть: 
г) Пелелистой хпасцопой зииферб (Е 
И; ашиипагв стегеиз) свЪтлой пвфшЪ имфешЪ , 
и для шого нфкошорые думаютф ‚ что 
изЪ него шЪ квасцы дБлаюшся › кошорые 
свЗшлыми или горными квасцами называ- 
ются, ПодЪ симЬ звавемЬ ‘разумфюшся 
п; вв 


ВидЬ 
182. 


5980.) 250 ( 0.56 
вс оные соршы квасцоЕЬ › которые изЪ 
кр5пкаго камня дфлаюшся. 

2) Вишинепалтой хпасцопой шифер (Е 
Л вштнат: тибДсеиу ). 

3) Чернопатой (ЕЦ аититатв паттсату, 

5% 

ИЗВЕСТНОЙ КВАСПОРОЙ КАМЕНЬ 
Римской хпасцопой зниферб ( Аштей 1арше саса- 
тео пнтегаШаит.  Сасатеш аиттат) состоит 
‚из красноватато Извесуинаго камня, кото- 
рой шакже , какр и прошийе известные 
каменья ,. по сильномЪ мчрезЪ 12 или 14 
дней продолженномЬ жжени ‚, будучи обмо- 
ченЪ на воздухЪ самЪ собою рассыпаешся. 


ИЗЬ сего известнаго камня дБлаюшЪ красные 
квасцы , Ришсхимии хпасцамии называемые. 


ПримБчания о квасцахЪ. 


1) СверьхЪ` вышеписанныхь квасповыхр. рудЬ: , 
квасцами -изобилуюштЪ схБдуюцщия вещи. , са 
именво: 


А;`вЪ ВОДЯНОМЪ: родъ. 


1).Класцопая ‚пода ( Адиа аиттане). 
которая вЪ. Гидролоти вЪ. главЬ.8 ,. 9. 4МмВ 
опищегися. Ея 


В. въ минЕРАЛЬНОМЪ: 


2 ) Камениыя угодья (Гираштах ащттат и)» 
какфя находяшся при Кументмау вр ботеми 
и ВЬ другихЬ местах» и СЪ горнымЪ жи 
ром ниже описамы будут. с 

3) Колчеданв ( РугИе; ЛАрьитеиз тиа) › ко 
порой при сБриыхь рудахь опищешся, т 

" <): 


2) 


бо. от: (о 


уковЪ” бываешЪ чтошф  колчеданЬ. ‚’› которой 


при ДилшБ ломающб6. Прежде. сего`: -вы-> 
двоивЪ ‘изЪ него ру ‚ осташки: употтрёбля- 
ли’ для вареня ‘купоросу ‚ ежели оные нБ- 
сколько. времени: на воздух лежали 3` атизЬ 
купоро. ныхр ‘остатков о спустя. несколько 
времени’ напослФлокЪ кзасцы звыверивали › 
вместо которыхЪ нынБ изЬ оныхЪр купоро- 
свыхЪ остатков дБлаюшф краску › ^ Шшец- 
хотю ` Черленью ‘называемую. | | 
4) Галмей (Гларз сшатта: ашттаня) у 
которой вЪ Герман!и при ЛшернЬ находит- 
ся, и при шшатрк вых рулахр опишегся. 
55) Охаменйлое с.мо.листое дерепо (Райй- 
сашт хера риитте итега ит), которое 
вЪ богемши находицея › и при окамен5лыхь 
в-щахЬ описано будешЪ, 
ВЪ квасцахЪ такая же. кислобиь содержится я 


„какая _вЪ купоросБ-м сБрБ, и по шому; Кзас-= 


цовая есть одинакая СЪ СБрною „кислоспИю, 
ИзвбетножЬ , чшо ошФ кристаллизованной 
(Ъ нею металлической‘ земли купороср про- 
исходитЪ [см тл. (30 прим. (2; оп чему 
хвасцовая кислость СЪ землею смЬщаннал , 
колюрая: на’мергель, походитЪ[тгх. 6,9 1], 
или какая въ, шиферЬ, -бываетяЪ [тл, 14., 
2], квасцы составляеюЪ. 

Во, многихр земляныхр и каменныхЪ родахЪ » 


‚как вЬ ‘выварфенномь колчеданЬ , вь рим- 


скомЪ красномЪ известиномЪ ‹ камнБ си гал- 


меь ,. прежде нежели ‘они н5сколько- време- 


ни: на воздух полежашЪ 5 Брной кислоспик 
примфшить не можно: , И для шого надле» 
ЖишЪ. рЬшишь. слбаующей вопрос; ; от 
| возду= 
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зоздухл ли оная ‹Фрная кислость  происхо- 
дишЪ., ‘или пбслБ вЪ отнБ вмфсшб < ква- 
сцоБоЮю ‘землею посредствомЪ воздуха раж- 
дается? Или хошя она и есть ‚, шолько до 
тёфхЬ ‘порь не оказываешся ‚ пока вР. сы- 
ромЪ воздухБ не распустиится ? Каждое изЬ 
сихЪ мн8мй имБешЪ своихЪ послБловашелей , 
коихЪ разныя` доказательства здФсь приво- 
дишь весьма’ пространно и излишне бы бы- 
ло, по шому что оное не шочно еще изслБ* 
ховано, . 


`ГЛАВА ТрИДЕСЯТЬ ВТОРАЯ. 
О СЕЛИТРръ. 


$: 1. О селишрБ вообще. 
2, О селитраной землБ_, и принадлежащихь 
кЪ ней соршахЬ. 


Зем 


СЕЛИТРА (Мтит) имфешЪ слЪдуюнИя 
свойства : 

‚) Кристаллизуется всегла шестшу- 
угольною призматическою фигурою «Ъ ма- 
лымЬ осшрымЬ кончикомЪ ‚, кошорой кЪ ‘на- 
ружной сторон$ призмы тупой уголЪ 
ичгеть „ какЪЬ на шаблицб подЪ фигурою 
16 шою представлено. 

27) ВЪ огнь шипишЪ , а пошбмЪ лег- 
ко ‚, какЪ вода , распускается. СЪ алкали- 
че кою матермею или бурою смФшанная вЪ 
огнЪ вкиллешьЬ , десшьли хомя мало огнемЬ 

за 


р ИННА 
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занимающейся машерти в себЪ содержишЪ , 
тошчась загарается. 

3) КЬ расшвореню оной шребуешся 
6+ воды ‚ шо есшь столько мБрЬ промивЬ 
ея вБсу. 


ры 


9. 2. 


СЕЛИТВрЯНАЯ ЗЕМЛЯ (Ми Пета тис- 
тай[иит. Тата пита) есть ша ‚, изЪ которой 
селитра родишься можеш, или шакая, изЬ 
кошорой оная дЪИсшвительно произошла › 
и коиторая кЪ составлентю селитры необхо- 
димо потшребна ; по чему она алкалическая 
и жирная бышь должна. Земля ‚ содержа- 
щая селишру ‚, узнаваешся по ЪФдкому вку- 
су ; пришомЬ оная вЬ отн шипишЪ , и 
св5шлыя искры выбрасываешЪ. РаздБляет- 
ся на шри сорта › а именно : 

т) Черная лылопатая селитряная зеш- 
яя (Тата витой Битасва ). 

2) Селитряная зетля отб согиипаиихб 
жипотных5 ( Гета пита совтефети ). 

3) Изпестиал селитряная зетля (Тег 
ха питов сасагеа ). 


Нримфчан1я о селишр$. 


$) Хошя селишряная Земля единственно за 
изЕБстную мапку вЪ сосшавлени селитры 
почитается ; однако и кромб оной в 
другихЪ вешахр признаки селитры или иа 
оную похожая соль находишся, а именно: 


А. въ МИНЕРАЛЬНОМЬ родъ. 


а ) Са.мб себя сб®лалощей селитряной 
«амень (бахит штате Чейдиедбену пито)ит), ка- 
коз» 


ВидЬ 
‘183. 


460 ) 254 (95% 
Зов вЬ Финландйи -находишся у-и 68 РЕ" 
Числя Фрыхь полёвыхЬ. камней , по шамеш- 
нему ралахипи называемой ; ВР которомБ 
шпашр большимЬ количёствомЬ вм ВшанЬ; 
Сёй камень на воздухЬ ИсподоволЬ разсы- 
паешся уи по учиненнымЪ опышамЪ найде- 
но ; чшо изЬ. Него во время крисшаллиза Ци 
двояКая соль «адится , а именно : сперььа. 
местштугольная и долие лучи изображаЮЩая у 
коШорая вЬ онБ ясно горитЪ ‚ И по шому 
безб сомнБнёя есшь селишра 3 д/угая куби= 
Ческая ниже ко дну осялающая 6028} копю- 
фая вЬ ог,Б шрещитЬ ‚, и по шому имен 
признаки поваренной ИЛИ горной солИ. Одна- 
ко я за подлинно Ушверждашь неё '$64% $ 
чтобЪ шакой камень былЪ шочйсй сёлитря> 
ной ‘’минералЪЬ ‚, пока налдЪ другими сему 
подобными камнями опыштшовЬ неё учиню; и 
о нихЬ шочнБе не удостов$; юь у; 0 Кот5% 
рыхЬ шогда обсшоящельнВе сбЬявишв вЬ с0- 
стоян{и буду: 
В. ВЪ рОдЬ рАСТУЩИХЪЬ ВЕЩЕЙ. 


2) В3 растёнё жд содержащаявЯ се.ли= 
тра _( Мигит ппригии  рштагит. 350 1 
Лётит]ит атагит) горькой вку\Ь и СЯодныя 
сЬ селитрою свой шва имБешр ‚а сверьхЪ 
шого содержишЪ вЬ себ отчасти летучую 
И масленую матерю. На горящихр уголь- 
яхЬ шипишЪ шакЪ о какЪ селитра, Находит- 
ся вЪ торькихЬ шравахь , а именно И. 
ЛандышЬ‚, `Ъ фумари › 8Ъ подорожник , 
85 водлномЬ крессБ и вЬ прошчихЬ: 


` 


2) 


чары 


Аа 


ь д 7 | а А} 


жа =. 


8) 


9460 ) 25$ ( с 6 
ИЗЬ земла и’камня Селишра” не’сосптавхяе та 
ся, кромБ’лпого › что вЪ ни&Ъ’ содержится $ 
чакр какЪ руда вЪ камнб. 


3) Селишра глубже аршина”, ‘как `вЪ землВ 


4) 


акр вЪ водБ и возхухБ не находится 5 безЪ 
котбрато нигдБ родиться не’ можешь, по 
чему воздух кЪ рожденно селитры не- 
обходимо пошребенЪ, | 
Самородная селитра ‘содержитф вЬ себ 1) 
кислую острую ‘соль; 2) н5сколько затараю- 
щейся машери $3) иФсколько ‘воды; 4) 
нфсколько землй , и $) гнилую ‘или ‘урин- 
ную соль. НапрошивЪ шого чисшая ‘селитра 
состоит у 1) изЪ острой соли } 2) изЪ за- 
харающейся Машери $13) изЬ воды, и 4) 
ИЗЪ алкалической. соли; и по чпому суб- 
тильная земляная машер!я` и уринная соль 
при очисшкВ’ оной совм пропадаешр. О 
такой селитрБ древые совсБмЪ неё Знали у 
и можеть быть о’ сыск оной стараться 
причины не имфбли ; пока ‘по тринатца- 
томЬ ‘вок употреблене ея’ вЬ состав- 
лени пороху необходимо нужно быть стало: 
здБсв предлагается К рЬшеню слЗдующей 
вопросЪ. : ошЪф чего селитряная кислость вб 
селитрБ зараждается ® НФкошорые Химики 
воздухЬ пришчиною шому полагаюшФ ; пд 
пому чшо вЪ натуральной селишрЬ ника= 
кой другой машери не находишся у изЬ ко- 
порой бы такую кислосшь получить можно 
было. ВпрошчемЪ с1я кислосшь сБ вышепи- 
санною <Брисю есть одного рода ; и по шо* 
му чрезЪ двоеше селишрянаго спирша или 
крБпкой водки (СЪ скипидарнымЬ масломВ 

полу- 


460) 256 (о 


получается нашуральная Бра › которая 6ы 
не выходила, есшьли бы оная кислосшь СЪ 
<Брною ые одного рода была, разность ме- 
жду селитряною и купоросною или сбрною 
кислоспию. происходит ошф загарающейся 
матери ‚ коею селитрячая кислость ошча^ 
сши вяжется; а по Гомбергов мнЬню при- 
чину шому вр растущемЪ родЪ искать дол- 
жно. НапрошивЬ того КинсшЪ вЬ еф. мери- 
дахь вЪ шомБ бмЪ ‚ на сшраницЬ 464. той 
обЪявляешЬ ‚ чшо селитряной спиршЬ про- 
исходишФ ошф спиршу поваренной соли ша- 
кимЪ образом ‚ чшо когда загарающаяся 
матшеря ош селитряной кислосши оплБ- 
лишся ‚ шо селишряной спиршЪ по его опы- 
шамЪ в спиршЪ поваренной соли претво- 
ряешся $ изЪ чего он заключает ‚ что 
селишряная кислость дЪлаешся изЪ кислосши 
поваренной соли примБшенемЪ загарающей- 
ся машеми , по отдБлеши которой обра- 
млаешся оная вЬ прежнее свое начало ‚ то 
есть вр спирт поваренной соли $ только 
о семЪ ничего еще шочно опредБлишь не 
можно. 


д мг 5 + 


48 о ) 257 (© 
ГЛАВА ТридЕесять ТРЕТ!Я, 
О ПОВАРЕННОЙ СОЛИ, 


$. то поваренной соли вообще» 

2, О горной соли , 1) швердой ‚и 2) ВЫ» 
сшупающей. 

3, О солкой земаЪ, 

4. О солкомЪ камнБ или каменной соли. 

5. О морской или Гишпанской соли ‚ 1) 9 
береговой ,‚ 2) озерной , из) ошЪ ра* 
ровЪ происходящей, 

6, О колодезной соли , вЪ крупныхЬ и мБл® 
кизЬ кубикахь состоящей. 


, т, 
ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ ( Мина, 84 соттине, 
54 Азис.) имБешЪ си свойситва : 
+) Кристаллизуешся кубическою или 
зестисторонною Ффигурою , какЬ подЪ фи- 
турою т17ттою изображено. 


2) ВЬ огнБ сильно шрешишф ‚ и ве- 
ликаго жару КЬ раенлавкБ требуетЪ. 

3) КЬ раствореню оной вЪ 3+ боль» 
зие водЁ потребно проптивЪ ея вЪсу,. 

4) ВкусЪ извфешной имфетЬ, 

2, 

ГОРНАЯ СОЛЬ (м4 ОИ рита. 54 кет 
жа) бываетЪ крфпка ‚ чиста и почти поз 
лупрозрачна ‚ вЪ водЪ весьма медлБыно ра- 
епушаешся ‚ а вЪ огв® сильно трещишЪ, 
НаходяшЪ оную большими и малыми хру- 
Сталями, и ни оШЬ посшояныой ви 
©Ъ летучей алкалической машери не 


0с4= 


ВидЬ 
18% 


Видр 
+85. 


46 о ) 258 ( о 
осядаетЪ › также и расшворЪ ея отЬ 
оной загустБть и побЪлФть не можешЪ, 
РаздЪляешся на слБлуюцие сорты : 

:) Тпердая горная соль (54| веттае [0И= 
4ит) бываешф ивФшомЬ различна ‚ а имен- 
но : бЪлая ‚ сБрая ‚, красная ‚ синяя йли 
пестрая ‚ смошря по шому ‚ какимЪ она 
минеральнымЪ куренйемЪ наиаяешся. БЪлая 
и сФрая находишся вЬ ПольшЪ, вЪ Сельми- 
градской землЪ и вЪ Венгри ; а краеная у 
синяя и пестрая вЪ Кашалонти. 

2) Выстулазющая горная соль (54 рет= 
тае ирегрсше. ба деттае еботееиу. Роз [аз } 
выступаешьр ‚ как иней по сторонамЬ и 
внизу вЬ ямахЪ ‚ а иногда и по верьхЬ 
земли. ь 

$. 3. | 
СОЛКАЯ ЗЕМЛЯ (Мина [05 , та 
нета (а. 541 оДИе ) назтвается та ‚, которая 
соляными частинами изобилуетЪ. БываетЬ 
мягка-и рухла ‚а узналваешся по вкусу хи 
но вываренйи соль изЬ нея садишся. 


‚же 1 

КАМЕННАЯ СОЛЬ (Мина р , [арЕ 
ттега ид. 5а! саейинт) бываешЪ разнаго’ ивФ- 
та. ВЪ водЪ со всЪымЪ не распущаетися , развб 
чрезЪ долгое время , и шо сЪ великимЬ тру- 
домЪ , только не вся, но нфкошорая часпть 
оной ; и для того ‚ кромЪ огня и крБпкаго 
варентя ‚ такой соли изЪ камня инако до- 
стать не можно. 


ПримБч. 1 ) Поваренная, соль › которая изЬ зем-= 
лй выкапываешся ‚ называешся землдною 
солью 


о ———— а 


260 } 250 ( 9 5> 
болью (54 Юг) ‚о по шому Что оная & 
землею смфшана ‚, каков» по большой часши 
Польская соль бывает; Та ‚ кошорая вы 
рубается не Чисшая ; но сЪ камнем смФшан- 
ная ; хамейною солью называется $ КАКОВА 
бываешЪ Зальибургская, Множество такой. 
соли находишся вЪ росШи. и Венги. 
Примфч, 2). Каменная соль оттчасу пяжелЬ сша 
новишся , ежели она нЬсколько времени. нз 
ВОЗдУЖЬ полежишр у шакф-чшо ту самую 
глыбу у копорую вЬ амБ ОдИнЕ человркВ 
носишь Мог ; папослФдокЪ СЪ мЬсша здви“ 
нуть не можешЪ. Пришчина сему можешь 
бышь ша ; чшо соляная #лыба воздухЬ вЪ 


себя вбираеш ; и онымЪ ошчасщи  нанол= 

няешся. 

5; 

_  РИШПАНСКАЯ СОЛЬ (Мина танйа. 54 
магнит) вЪ водЪ удобно распушается и вЬ 
сырую погоду скоро ошсырБть можешь. Па 
распущен и вр вод садится ош посштоян- 
ной и летучей алкаличёской машели ‚, оп 
чего и расшворЬ оной соли бБлЬ становинт= 
ся. По большой часши селишра в ней 
учаспце имфешь. ДаздБляешся на слБдую- 
ные сорты : “52 

...4)..Берегопал или л$нистая соль (554 
тантит сх ИНогИиз ааегет. НолеЬие Рипи; 
Рагасютит. брита таз. 54 тамнит роще пабит) 
есшь не что иное ; какЪ насыхающая нд 
камнях морская пфна ; также находишся 
на поляхр , и вр ямахЬ по исхожденйи па- 


ФозЪ изЬ морской вод осшзелся. 


Раз Кажеш= 


930) 260 (03% 

Кажется ‚, что древе шу соль › которая ошЪ 
Засохшей морской пфны происходит , Нао- 
Дасфие или лунистою солью ‚ а остающую- 
ся по исхождени паровЬ изЬ морской воды 
Рагаеющит называли ‚ хошя между обфими 
никакой разности не признаваешся. 


\ 2) Озерная соль (5 тайпит т рипа 
Фаснит сонсгёит) ва днБ вЬ озерахЬ мфсешами 
находишся. : 


3) Самогалная соль ‘(54 таттит адиа 
тата емтаЯит. 5% соттиие) называешся п!а р 
которая по исхождеми изр морской водё 
паров получается. Оное исхожден!е па- 
ровь троякимЪ образомЪ бываешЪ , а имен- 
но: т) вЬ полуденныхЪ сшранахЪ ош сол- 
нечнаго зною ; 3) омЪ огня $; 3) отЪ силь- 
ной стужи и замерзав!Я вЪ холодныхь с$- 
верныхь. земляхЬ, 


ПримБч. т) С\я соль ‚ которая по исхожден!и 
паровЪ остается , бываешЪ груба и Фра , 
наипаче Францусская $ а Португальская И 
Кретенская побле ‚и большими кубиками 
садится. Всякая ` шакая соль называешся 
„морскою ; а когда оную вр чистой водБ 
распусииивр и воловьею кровью спфнивЪ очи- 
спишь ‚ шакЪ чшо она снова хрусшалями 
сядетр , то называется очилценнот солью. , 

ПримЁч. 2) о поваренной соляной и © морской 

и водахр читай в Гидролог!и вр гл. 8, 9. 5 мЪ; 

| И | а з4Ъсь для нюго обЪ оныхЪ упомянуто , 

чтобЪ морскую ош минеральныхЪ поварен- 

ныхр. солей ошличишь , По колику. пфни- 
сшал и по исхожденйи паровЬ остающаяся со- 
ли 


446 о } 26т (056 
ли вр водЬ не вмБшаны у хотя И кажется , 
что морская соль к водяному Роду при- 
надлежитЪ, СверьхЪ того мы злбсь не со- 
ляную во1у ‚, но соль особенно разсмашри- 
ваемЪ ‚ что и о слБлующихь роддхЬ разу- 
мЬшь должно. | 


$. с. 


КОЛОДЕЗНАЯ СОЛЬ, „Луледугрехая соя 
(Мими ршана. 54 рощапит) есть ша ‚ кото- 
рая изЪ колодезнсой или ключевой водёг ва- 
ришся ‚ и бываешЬ самая чистая , только 
слабфе морской соли. СЪ посторониими 
вешами мало мВшаешся ‚ вр водЪ расхо- 
дишся ‚ и вЪ огнБ не гораздо лпрещишЪ. 
ВпрошземЪ садишся омЪ постоянной и ле- 

тшучей алкалической матери;  Бываешр 
_авухЪЬ соршовЪ ‚ а имеино : 

г) Крулнал хубическая жололезная соли 
(541 Гопапит о талотиз сш5))  вкусомЪ с острФе 
бывает ‚ и. состоишр из? большихЪЬ. и 
крупныхЬ зеренЪ. Добываешся при Луне- 
бургф и ГарцбургФ. 

2) М®лхая тахая же (5 Ютапит. т- 
нотриз сий’) бывает слабфе ; и. состоитЪ 
изь мфлкихЪ  соляныхЪ зернышекЪ. Нахо- 
дишся близЪ Галлы вЬ’ Саксон1и. 


О. соляныхЪ колодезныхь и кКлючевыхЬ водах 
вр Гидролог!и усмотрЬть можно. 


Прим5чануя о поваренной соли, 


*.) СверьхЪ вышеписанныхЬ поваренныхр солей 
находишся еще шакая же соль 


р з 4. 


Видь 
188. 


«во ) 262 (о 
А. ВЪ ВОАЯНОМЬ родф. 


т) Попаренная соллиал пола (Адиа тц- 
ака) , которая описана вЪ глав 8, $ 
$ мЬ , подЪ нум: 1мЬ и 2мЪ, 

В. въ МИНЕРАЛЬНОМЪ родъЪ.. 


| 2) Са.мб себя сб далощей ха.мень (бахит 
т ате  аеЙйщие [сет типайсит) ‚› © которомЪ 
смотри вр глав 32 к примрч. у. всякой 
5Ъ темношБ блистающей камень, или тому’ 
подобной земляной родЪ , поваренную сольвЬ 
себЪ° содержит. И хошя кромВ сихЪ есть 


“еще и друге каменья и зёмли ‚, ЬЪ коихЬ 


‘поваренная соль ‘содержишся , однако здЪсь. 
оных. для множества оставляются, по тому 
что похробнаго описан!я оных безЬ  помБ- 
шательсшва учинить не возможно. 


С. ВЪ. ПАСТУШЕМЪ родъ. 
3) В» растфнёяж» содержалцаяея лопа- 


ренная соль (Миа рататити 54 е(риние 
типайсит) нахолишся вр нЬкошорыхь  зем= 


‚ ныхЪ продуктах , и вЪ шакой алкаличе- 


ской соли ‚ которая изЪ тшравЪ дБлаешся , 
& особливо в» 30$ и пеплЪ солкихЪ травЪ 


бываетЪ. Смотри ЁрЬ. №. С. Га. И. р. 353. 
Р. вь жиролномь род$. | 


4) В> хиготных» содержащаяся соль 
(Мила апт. ба соттипе анте) ме `толь- 
Ко ВР усинЪ, но и вр разныхЬ частяхь тЪ» 
Хэ содержится ‚ а больше вЪ пверлыхЪ ко- 
стяхЪ [См: шамЪ же на стр: 352] $ и в? 


такихр животныхЬь  наХОдИшСя ', ‘Копюрыа 


480) 253 (о > 


` поваренной соли не Фдали , какЪ 8Ъ бычачей 


крови ‚ лошадиной ссакБ, и прошчихЪ. 
Смотри у Пошта о. поваренной соли на 
страницб 2рой. 
Поваренная соль состоишЪ изЪ двухь вещей, 
а имемно : изЪ острой кислой соли и изЬ 
алкали. Кислая соль всегда одинакова бы- 
ваеш › и по шому такова же вЪ поварен- 
ной соли ‚ какова она вр купорос и сели- 
шоб. Кислосшь ея ошф купоросной или 
ординарной кислости начало свое „мБешЪ , 
чшо довольно явствует изЪ шого ‚ что 
поваренная соль вр щолокЪ купороснаго тар- 
шара находишся , которая хрусталями не 
садишся ‚ хошя она изЪ чистой соли ику-. 
поросной кислосши составлена, Се доказы- 
вается и Бы ‚ чшо помопйю  солянаго 
спирта нЬчию сФристое , затарающееся. , и 
наконецЪ самой купоросЪ заАБланр бышь мо- 
жешЪф ; чБмЪ опровергаешся мнЬе шБхЪ , 
которые думаюшЪ ‚ будшо соляная кислость 
ВЪ шваряхЬ есшь первородная и всБмЪ общая. 
разность поваренной соли ошЪ, купоросной 
кислости › оф которой оная. зависишЪ , 
ош июго происходит , чшо поваренная 
соль, ршушною или арсеникальною  плову- 
щею землею связана $ и шакимЪ образомЪ 
ошЪ присовокупленя другихЬ вещей  про- 
исходятЪ разныя кислыя Соли, хошя ки- 
слостаь ‘почши во всБхЬ одинака. Купоросная 
кислость смолиспюю машерею или сшекло- 
вашою землею ›‚ селитшряная вететабиль- 
ною или загарающеюся матерею ‚, а пова- 
ренная соляная кислость мешаллическою или 


р 4 рту 


3) 


#) 


486) 264 (63% 
Ртутною землею связываюшся ; 8 чемй 
состоитЪ разносшв ихЬ между собою. Что 
йо алкалической машери вЪ5 поваренной 
соли содержащейся касаетшся,у оная просшран- 
наго доказательства не требуешЬр , ‘по шо- 
му что она ошЪ начала своего такова бы- 
фаешф, что при двоен!и довольно явсшвуетЪ. 
А ош чего она ВЪ огнБ расйлавливается у 
и ВЪ землБ ли СЯ-алкалическая машеря 
состоишВ , или вЪ чистой алкалической 
соли; оное пючно еще не изслБдовано. НБ“ 
которые думают , чЧшо шакая матеря 
есшв натуральная алкалическая соль [см. 
ГЛ, 33 3,6 3.]; а хотя бы кто оную зем- 
лею признавашв ХошФлФ , однако и земля 
ош солянаго спирша пловучею, дБлаешся , 
Что при рофовом} серебрВ И свиНЦЬ и дру- 
ГИМИ ‘ПримБрами доказано бышь можешЪ, 
1ТВ ‚ которые утверждающЪ , что ‘соль 
гмешь , не столько вЪ шомф ошибаются , 
кахЪ простой народЬ с нихЬ думаешЪ. Еже- 
Аи соль уринную смоченную свбсишь и дашв 
Вгнишь , а пошбмф осшашочную соль; ошЬ 
воРнившей отдВлишь , шо увидишь, сколь- 
Ко 6бли вмфстВ < уриною зРнило; Что 
солв 5} АВ человБЧескомЬ шакже гыештЪ , 
ИЛИ ЕВ бномЬ ошчасши гнишь начинаеЪ , 
@е доказываешф ёлйртб спфжей урины (5р:- 
М отиаё Рост оттои’) 3 также видно 
изЪ количества соли, #Ъ уринВ сбдержа- 
Щейся ‚, кошоров бываешф меньше › нежели 
СКОЛЬКО мы ВБ ПишВ оной упошребляемЪ. 
НФкочпорые кЪ поваренной сбли причисля- 
юшщь МнаБискую или пирамидальную боль , 
Однакя 
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однако по описанйю явствует » Что оная 
не что иное есть ‚, какЪ сахар ‚ по шому 
\о медовой вкус имфетЪ ‚, хошя впрош- 
чемЪ на поваренную соль п‹ ходиш. Но 
какр для одного сходсшва с поваренною 


солью ‚ так и для сладкато вкуса оную за. 


соль почесшь не можно. 
оне лифте бокс чорт 
ГЛАВА ТРрИдЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
О АЛКАЛИЧЕСКОЙ СОЛИ, 


6. 1. О алкалической соли вообще. 
2. О смЬшаиной <Ф землею алкалической 
соли, 
3. О колодезной алкалической соли, 
4. О сшБнной соли 3 Извесшной и гипсовой. 
$5. О 


выступающей алкали ‚ 1) изЪ камен- 


ныХЬ сводоёЬ , и 2) на поляхЪ. 


9. ЛЬ 


АЛКАЛИЧЕСКАЯ СОЛЬ (541 вай. Аща- 
й. Млтит чеетит, ВаигабЬ) имфешЪ слБдую- 
11Я свойства , а именно: 

1) Не кристаллизуется › не на по- 
добе губки или порошком ссядаешся, 

2) БываешЪ двояка ‚ а именно: одна 
2 огнЪ плавишся ‚ и называется лиелочною 
соль или лостоянною алхалью ( Аа! рхит ), 
& другая изр огня улешаетЬ ‚ дымится и 
пахнен}р ‚ и называешся иетучею алхаль 
(Аир оошиие), 


рз 3) 


Родь 
ЗЕ. 


ВидЬ 
т 89. 
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3) КЪ‚ распеворению ттребуешЪ _ вдвое 
или витрое ‚ а иногда. нЬсколько болБе чи- 
СИтОЙ водрИ. | 

4) Со всБии кислыми. солями _вски- 
лаеш ‚ и придаешЬ Флалковому сиропу ‹зе- 
леной. цвфшь, | 

5) ВкусомЬ походит на прижженое 
чшо нибудь ‚ и вонючей запах имфешь, 

;: ба. 

СЪ ЗЕМЛЕЮ ^ СМЬШАННАЯ АЛКАЛИ- 
ЧЕСКАЯ СОЛЬ (411 опетие пиригит Тегтейуе, 
Матоп. тит ‘оеегит)` бываетЬ вечисшая и 
по большой части изЪ поваренной ‚ а ино- 
гда лешучей алкалической ‘солей смЪшанная 
земляная” соль / вЬ которой алкалическая 
всегда преимущество имфешр. ВЪ кислыхЪ 
спиршахЬ вскипаешЪ `, и употребляешся кЪ 
варентю мыла и кЬ дЬлан!ю ‘стеколр. 


Примрч. а) Находишся поверьхЪ земля, вЪ Егип- 
шБ, Сир!и ‚ @ессалоникф , ВавилонБ и Смир- 
н5 › гадБ шамощняя Земля ошЪ нея влагу 
получаетЪ.> 

ПримБч.>) Не. извбошно было. прежде › Что 
древе нитро.иб. называли ‚ и чшо шакже 
у ‚нихЪ: натромб значило. › пока, напослБдокЪ 
изЬ учиненныхЪ вЪ восточных краях опи- 
сай и из ХимическихЬ опышойФ оказа- 
лось ‚ чшо пОдЬ симЪ звашемЬ разум$ли 
они алкалическую нечисшую и смЬшанную 

‚ соль.  Смошри Саго[, С\щё, де Ехог. Г. Ш. 
ВеПови (ги. сар. 2. Уфаве 4 Геуапие [.. 
П. Р. 780. Ротез Маг. Шеже. Р,. Ш. с. 
35. Р. 767. Найгие Рагавие. р. 71. ей. м 

| ет. 


%8 02) 269`(`05% 


ет. “Тел. сфет, ЛУ. Нойлапа-Ори;  РЬ, 
М4. фо 152. вс. её р. 277. ве: Мевамиии 
Рлае. ‘сет. р. тбту. ОеоНгоу тави. стедх ТТ, 
1. р. тг2. ев. Ром. 4е Вотгаее р. 5. вс: Ота- 
тей Юоси. е4. Тесей. р. 23. ^ 


9. 3, 


КОЛОЛЕЗНАЯ ’АЛКАЛИЧЕСКАЯ СОЛЬ 
СА т аси о фегииуфорриапу. АЖ асащаге) 
находится во ‘многих. иБблительныхЪ в0- 
дахЬ;‘ как в колодезяхЬ таки тшепли- 
цахЬ`, ‘иногда вр. большемЪ , иногда” вЬ 
менынемЪЬ количесшвБ ;?и нарочито чистл 
бывает. "ВЪ кислыхЬ спиршахЪ вскинпаеть , 
Фталковому сиропу придаетЪ зеленой ‘цзфлиЪ , 
и ошф купоросной кислосши ‘легко. распу- 
скается и посредсшвенною солью дБлаешся. 


, 
_ 


ПримБч. т} Алкалическою колодезною солью ‘на- 

< звана‘ по`тому , чшо ‘пснынБ ‘нитдБ ‘оной 
` вЪ ‘другихЪ ’ мВстахЪ ‚ кромБ кислыхЪ ко- 
лодезей , не ‘нахаживали, 

ПримБч. 2) не во’ в ЪхЬ кислыхЪ/ колодезныхЪ 
водахф ‚ которые вЪ кислыхЪ спиршахЪ-вски- 
паютф’и фиалковому сиропу ‘зеленой” цвфитЪ 
придают , алкалическая соль содержится , 
по тому что и вЪ известныхЪ колодезныхЬ 
водахЬ оная находится. А такая вода ‚ в 
коей ‘по исхождёнти паровЬ ‘соль Садится } 
будучи смЬшана <Ъ’купоросною кислбетию , 
претворяется вЪ побредственную легко ра- 
сплывающуюся ‘соль  Е-тьли же” оная сЬ 
Затарающеюся матёр!ею сплавлема. будетЪ , 
Шо ошЪ мого произойдешь” сБрная ‘печёнь. 

, Лак: 


Вид 
190, 


Ви4Ъ 
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Так1я ‘вблы дриствительно алкалическую 
колодезную СОЛЬ вЬ себЪ содержащЪ. 


Примч. 3) хХошя и вБрояшно кажется . чшо 


Шакая алкалическая соль происходитЪ от 
алкалической матери вр поваренной соли 
содержащейся (Акай [115 сотинин15 ) › по тому 
что ископаемая алкалическая машер1я отр 
той же купоросвой кислосши ‚ шакр какЪ 
и алкали поваренной соли , в посредстшвен- 
ную легко распускающуюся о соль претво- 
ряется , однако ош шакой ли алкаличе- 
ской машер!и оная начало свое имфешЪ , 
или сама отЪ себя шаковА родится , оное 


впредь сЪ 6бльшею аккурашноспию изслФдо- 
вано быть должно. 


ПримБч. 4) Понеже соль безЪ кислости не бы“ 


ваеш> , ибо безЪ нея было бы шолько зем- 
ля ; шо по сему и ВВ алкалической коло- 
дезной соли оная. содержаться должна, а 
именно купоросная, хотя и весьма не много 
такой кислости требуется, чтобЪ ‚соль ал- 
калическая здЪлалась. Ежели боле кисло“ 
сти кЪ соли примфшано будеш ‚ а именно 
столько у’ чтобЪ оною довольно напаялась э 
то Ни алкалическая ‚ ниже кислая’, но по- 


средственная соль здВлается. 


9. 4. 
СТБнННАЯ соль ( АЖай сотрабит ства 


1о:. Ре» сотроия Гирегбемииег ааБаегейу. „Арьтопатон. 
Арбтонйтгит чеёетип) выступаетф изЬ. стЪнЬ 
каменныхЪ домовр не точно опредБленною 
фигурою ‚Ю› но большими и малыми куска- 


ми и ср посторонними вешами , а наипаче 
СЪ 
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сЪ Извесшною машер!ёю сифшана бываетЪ, 
ошЪ чего она во время варен!я вЪ водБ пу- 
чилтся. В} огыБ шипишЪ безЪ треску у са- 
дишся острыми продолговатыми или че-' 
птыресторонными парзллелепипедическими“ 
хрусталями. ВыступаешЪ изр ‘двухЬ ве 
шей , а именно: 

‚) Из8 изпестной стфны ( Арбтонатит 
тигапит ). : 

2) Изё эйлсопой лодмасхи (Арьтопатит 


Курит) 


большая часть описателей минераловЪ с1ю ал- 
лическую соль понынБ кф селитрб при- 
числяли ‚ по чему оная (АрЬтонИтит) назва- 
на, а иные почишали ее за посредсшвен> 
ную соль. Однако слБлуюцщие опьшшы до- 
казываюшф , что она шакая же алкаличе- 
ская соль ‚ какф и прошчия сего рода ‚ а 
именно: 1) вЪогнБ медлФино плавиться на- 
чинаеш ;$ 2) вЪ кислыхЪ спиршахЪ безЪ 
осадки вскипаетЪ ; 3) расшворЪ ея спущен- 
ной СЪ масломЪ виннаго камня или воню- 
чим спирпюмф не мушиштся и не перем5- 
няешся ; 4) ф!алковому сиропу блЪдной зе- 
леной цзВиЪФ придаешЪ ; 5) оной же ра- 
створф ош’ лакмуса, 6) ошЪ сулемы (5ир- 
Йта!г) ‚ и 7) отЪ мФднаго купоросу не 
перемБняется. ИЗЬ чего явсшвуетшф , чшб 
такая  сиФнная Соль есшь алкалическая › 
хошя она не шакф чиста и сильна ‚, какова 
8Ь растущемЬ роёв бываешь, 


/ 


$ 5 


Вид ВЫСТУПАЮЩАЯ ‘'АЛКАЛИЧЕСКАЯ МА»> 
892. ТЕРТЯ С Аа! поп сп ШУИЬИЕ , [ирегреийиег с07ро= 
приз Лнант айраегеня. Найтатоп. ‚ Найнитит ое. ) 
нарастает вЪ сводахЬ ‚ какЬ мохЬ и со- 
держишЬ. вр себЪ ‘по большой части .нЪ= 
сколько лешучей алкалической мамери у | 
| ош: чего`изЬ нея во время варенгя вЪ водЪБ 
сильной парр подымается ‚ шакф чшо йно-= 
гда ‘вся“водянымЪ паром уходишй , и хру- 
сшалями не садится. ВысшупаешЪ она 
1) И36 хаменныхв сподопб ( Найпайон 
гидегит 
-11: 2) На лоляжд. (Майтайон Еегтейте). 


ПримБчеа) Что `и, с1я` соль есть также алка= 
лическая ‚оное явсшвуешЪ изЪ с^Бдующихь 
олыто:Ъ: 1) вкусомЪ походитф она на шо= 
локЪ; 2.) вЬ кислыхЬ спиршахр сильно вски> 
паешЪ без осадки $ 3) ош примБсу бЪла- 
го масла виннато камня не перемфняется; 4) 
Фф!алковому сиропу точной зеленой пцвБиЪ 
придаешЪ ; $) спущенная ‹Ъ виннымЪ проб= 
нымф ликворомЪ весьма скоро згущиваешся , 
и цитронной цвБшЪ получаетЪ , и шЬмь же 
цвБтомЪ садишся; 6) онаже осаживаешся по 
приливан!и ` раствора сулемы желшымЪ или 
‹ красножелтымЪ суриковымЪ изБиюмЪ. Чрезь 

‚. чвоенме шакой выступающей алкали- полу- 
чается вода, оф кошорой 1) масло виннаго 
камня немедлЪино бБлымЪ цуВиюмЪ садитш- 
ся $ 2) вино пробнаго виннаго ликвора 

| желто $ 3) лакмусЪ красенф становится ; 

| 4) & вонючей спиршф не перемБбнаелкя. изЪ 

ИИ . чего 


460 ) 271 ( ©о8® 
чего видно ‚ что выступающая ‘алкаличе- 
ская машеря ошЪ спиной соли во многомЪ 
разнствуешЪ › и что вЪ ней сильной лету- 
чей алкали не содержится › .какб оное вЪ 
Хим! и показываешся, ‚ | 

ПримБч. 2) Ежели нФсколько паташу БЪ ‚ мурав“ 
леной сосуд положишь ‚, ‘и оной коБпко 
закупоришь › то по прошестии’ полугода 
снаружи шого сосуда < я.алкалическая ма- 
тер!я: выступитЪ , на. подобйе моху. 


ПримфБчашя о алкалическихЪ’ соляхЪ. 


1) СверьхЪ упомянутыхЪ алкалическихЪ солей 
пак же соли находяшся вр слЬдующихЬ 
парсшвахЬ нашуры ‚ а именно: 


А. ВЪ ВОДЯНОМЬ. 


1) Вода 06 летучею алжальтю. ( Ациа 
Дигииода Кай софа!) ‚ которая. вЪ Гидро- 
логи в глав 7, $. бмЬ описана. 

2) „Члхалическая пода (Адиа акта), 

3) „Члхалическая кислая холодезнаяж 
пода (Асщшае аКайтае). 

4.) „Флхалическя теллицы ('Тетае шЁа- 
Илае ). 


В. ВЪ МИНЕРАЛЬНОМЪ. 


$5) (5 алхалью смфшанная лылопатах 
земля (Нитиз Де вайто тма)) ; а. что 


А плодоносныя пыловашыя зёмли алкалическою 


машер!ею изобилуютЪ ‚ оное опышами дока- 
залЪ 1оганф АдольфЬ КилбелЪ ‚, о чем смо- 
шри вЪ диссертащи его © пришчинЬ плодо- 
рода земля. 

6) 


6) „Летучая „минеральная соль (Ай 
Ише ттегще)) ВЪ огнБ не держишся ‚ но ды- 
момЪ уходишЪ , иногда острой запахЪ и мБешЪ, 
во всЬХЬ кислыхЪ спиршахЪ вскипаетЪ у 5 
мраному раствору синей нзБитЪ придаетЪ, На- 
ходишся вр пыловатой землф, вЪ мЪлу › гли- 
нБ , мергелБ › вЪ свиномЪ или вонючемЪ кам- 
‚У; вЬ черномЪ мрамор, шиферв ‚ ив проти 
чихЪ шФлазЪ, какЪ во всБхЬ ошЪ животньхЬ 
происходящихЪ камняхЪ , вЬ пофахЬ ‚ окаме- 
нБлыхЪ вещахь и прошчемЪ. Смошри у Урбина 
Г!эрны вЪ опытахЪ Химических опышяЪ 4. 
1) ЗАБсь должно рЬшишь слВаующие два вопро- 
Са $ а именно ; первое ошкуда лептучая 
алкалическая соль начало свое имфешЪ ? и 
для чего оная вЪ землБ не гшешЪ, такф какЪ 
вр шБЬлЬ человьческомЪ ? ИзвбстножЪ 2% 
что с1я летучая соль во в(БхЪ шФхЬ вещахЬ 
бываетЪ › которыя при морБ находяшся , 
какЪ вЬ мВлу и прошчемЪ, 2) Также и вЪ 
тФхЪ камнаяхЬ , ВЬ коихЪ повауенная соль 
содержится ‚ какЪ вЪ изгесшномЪ , вонючемЬ 
камнБ, шпашб и шому подобныхЪ, 3) Еже- 
‘ли немореная известь ‹<Ъ поваренною солью 
смБщана и вмБсшБ СЪ нею жжена будешЪ , 
шо от такой смБси нашатьтрь происходит Ъ › 
изЪ котораго уринная соль выдваивается, Ко- 
гда поваренная соль в шфлЬ человбческомЪь 
гНешф , шо для чего и ВЪ землЪ шожЬ не 
происходишь ? 4) Когда ключевая вода СЪ 
поваренною солью 7 или 8 разЪ перегонишся 
такЪ , чтобЪ она только загусшБла ‚ а не 
Жо суха , шо напослБдокЪ лег учая СОЛЬ ЗАВ 
ласшс4. Смотри ЕрЬ. № С. 4%, 9. р. 332, 

Второе у 


а —_—_ = 


46о ) 273 ( оз 

Второе , ош чего оное происходит ‚ чшо 
летучая алкалическоя машер!я \ сама собою 
вр минеральномЪ родБ ошдЬльно не находиш- 
ся, но вЪ шБлахЪ смфшанная бываешЪ ? 
Пришчина сему есть ша ‚ т) что нашу- 
рально на воздухБ улетает; 2) общая ку- 
поросная кислосшь ‚ гдБ шакую соль нахо- 
дишЬ › СЪ нею совокупляешся ‚, и в наша“ 
штырь прешворяетЪ. 
Вышеписанныя соли двояки бывающр , & 
именно одна Постоянная алкаль ‚ которая 
ВЪ огнБ держится ‚ а другая лепучая › ко- 
торая вся дымомЬ Ууходишф и пахнешЪ. 
Перьвая вр минеральномЪ родВ сама собою 
раждается › а другая отЪ себя не зависитЪ. 
Разность между постоянною алкалью (А/ай 
Дхит) кЪ минеральному роду принадлежа- 
щею и А№атой называемою ‚, и между щолоч- 
ныхЬ солей (Йа Ихио/а)) состоитшЪ вЪ сл$- 
дующемЪ: г) минеральная алкалическая ма- 
птер!я посредсшвомЪф купоросной масленой 
кислости прешворяешся вЪ легкую вЪ огвф 
расплыва ющуюся соль , кошорая чудно 
солью (Ш тта Ш) называешся ‚ и вЪ пр!об- 
щен!и сей книги описана будешь; а що- 
лочныя соли прешворяются вЪ крфлкую ша- 
кую же соль ‚ которая купороснымЪ тарша- 
ромЪ (Татати оитюши`)) называется ‚и 
тамже описана. 2) Перьвая ‚ шо есть на- 
тронЪ я кр раствореню своему требуетЪ 
втрое или вчетверо больше водь пронти вЪ що- 
лочной соли, а сЁя пропивЪ той только вЬ 
пблы. Шолочнаяжр соль на воздухЬ распу= 
щаещся ‚ а минеральная алкаль не распу- 

С щается 
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Знается, и для тпого орлинарная кислость 


(асфит тие в) скоро осилФшь ея не мо- (| 

жешЪф ‚›чшо при нкоторыхЪ кислыхЪ коло- 

дезныхЪ водахЪ оказывается самымЪ 45- В 

ломЪ. И 
4) Всякая алкалическая соль, какф ЕЪ расту- ре 

шем родБ шакЪ и вВЪ минералахЪ находя- 

щаяся ‚ содержишЪф вЪ себБ 1) нЬсколько к 


кислосши ‚ хошя она не чувсшвишельна , 
по шому чшо безЪ оной никакая соль че | 
бываешф › что и пришчиною состоитшЪ | 
осадки минеральной алкали ОтЪ веге- 
пабильной , яко отЪ крЬпчайшей , про- 
исходящей ‚ къ чему находящаяся вЪ мине- 
ральной алкали кислостшь- больше способ- 
сшвуешф ; 2) нЬсколько. загарающейся ма- 
шемиуи 3) нфсколько землй , котшорыя 
послФ$лня двБ вещи, шакЪф какЪ и кислость , Е” 


во всБхЬ слояхЪ одинаковы бываюшЪ. 


9 
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М: 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ПЯТАЯ. к 

т 

О КИСЛОЙ СОЛИ, т 

Я. 1. О свойствахЪ кислой соли. | К) 


2. О <ФрномЪ чадЪ, 1) шонкомЪ ‘и чисшомЪ; 
2) гуспомЪ и вонючемЪ. 


$: %; | 


КИСЛАЯ СОЛЬ (544 асит. Ай4ит) имЪ» 
ешь сти свойсшва : 

') БываешЪ непримфшна или плову- 
шая, а инако не находится › и по тому 
никакой фигуры не имфешЪ. 2) 


4$ о ) 275 ( о5 
2) ВЪ огнф лешуча, или натуру 
евою перемБняеть. 
3) Со вебми алкалическими солями 
вскипаетшр ‚ ‘и фалковому ‘сиропу „также 


и всБмЬ синимЬ тправамЪ ‘красной изБшЬ 
придает. 


н) 4) Иногда больше › иногда меньше 
исла вкусомЬ чувствуешся. 
| ве 


СБрНОЙ `ЧАДЬ , хулоровная' хислоспиь 
( АсМит титае сабит. Асит ифойсит) не вез- 
45, но шолько вр нфкоторыхЪ мФфетахЬ 
какЬ подЬ землею шакЪ и поверьхь “земли 
НАходишся , которой по запаху и по его 
АЪЯсшвию узнашь можно, и раздБляешся 
на, 

1) Тонхой и чистой ( Алйит саНойсит 
епшиз). 

2) Густой и понючей ( Асщит сафойсит 
стаи?) `, ^ каковь бываетЪ ” при’ Мершвомь 
морЪ и при иногихЬ ямахЬ вЪ Ишали , 
которыя на смертоносныя хляби походяшЬ, 
потому чшо всБ жизвотныя при нихЬ уду- 
шаюшся. 


Одна шолько с1я соль КЪ мичеральномЪ ролЬ безЪ 
примБсу находится. Между шЬмЬ надле- 
жишФ знать пришчину ‚ для чего шакой 
непримфтной сБрной чадр вЪ чисхБ мине- 
ральныхЪ тфлЬ полагается? Хошя ПОдлиИн- 
но онаго собрашь , и какр прошчще рудные 
Роды вЪ кабинетахр вЪ ящикахЬ содержать 
не можно ; однако кажется ‚ что ево по 
“Праведливости , такф какф и друмя шла, 


С. 2 5» 


ВидЬ 
103. 
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5Ъ минеральномЪ род6 включишь ‘должно у 
попому что ош него ‚, какЪ ош источ- 
ника ‚ друМя минеральныя шла , наипаче 
соли , раждающся , акр чшо не имБя доб- 
рато поняпия © сей кислосши оБако кию 
разумфить можешр , какимЪ образомЪ купо- 
‚рос и прошу! я соли В землБ составляются, 
КЪ шомужЬ какЪЬ вр самой нашубЬ , шакЬ и 
вр шБлахЬ ‚ хошя особливымЪ какимЪ ни- 
будь образомЪ ‚ оной находишся $ а можетЬ 
и то случишься ‚ чшо его самымЪ дФломЪ 
найши можно. Впрошчемь при описан!и 
минеральныхь пФлЬ ничего пропускать не 
должно ‚ хошя бы и малое чшо кЪ ним 
принадлежать могло ‚ шакЪ чшо и самыя 
мБлочи вшуне оставляшь не позволяешся, 


ПримБбчан!я о кислой соли. 


т) Кислая соль ‘находится еще кромБ чада 


А. въ водяномъ род. 


1) Летучая хулоросная кислая пода 
(Адиа |ригИио)а, оитой ррийи зоШИГ) » ко 
торая вЪ Гилдролои вЪ глазБ 7 мой, 9 5 м 
описана. | 

2) Кислая холодезная пода (Адиа 461 
ашат;) ‚ см. тамЪ же гл. 9,6 7. 

3) Слиритуозныя телаицы (Трент 
АтрИсез /риИиоГае ) 5 тамЪф же гл: 11) 6.1. 


В. въ минЕРАЛЬНОМЪ РОДБ. 


4) Янтарная соль (541 дадит шест!) 
есть ошчасши швердая м Солкая лешучай 
кислосшь 9 


ь. : - 
— 
\ 


п) 
ай 
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кислость , кошорая из янтаря двоен!емЪ 
получается. 

5) 4 лофопая соль (5Щ асйит аттае) 
такова же, каков» яншарная соль бывает , 
и и3Ъ амбры выдваиваешся. 

6) В5 хамениыхв угольядб содержалца- 
лея соль (54 асщит Гифащгас в) сЪ выше- 
писанными двумя соршами одинакое свой- 
сшво имфешь. 


С. въ растущемь родЪ. 


7) Винной ха.мень ('Тамати’) есть ки- 
слая ‚ шолько при шомЪ масленою влагою 
напоенная землянистая соль, КЪ расптворен1ю 
которой вЪ двашцашь мБрЪ болБе водь по- 
требно прошивЬ ея шяжести. ДБлаешся 
изЪ вин безЪ огня послБ ферменшаци. 
бываешр онЪ двоякой : 

1) Бфлой пинной жа.тень ('Таатиз афиз) 
изЪ благо вина, и 

2) Красной ('Татагиз тифег)) изЪ краснато 
вин» дрлаешся. 

8) Кислая трапяная соль (54 асит 
вренние_) содержишЪ вЪ себЪ довольно кислоты, 
малую часшь масла ‚ и нфсколько землй , 
и для того Фалковой сироп больше ош 
сей соли ‚ нежели ошЪ виннаго камня кра- 
снфешЪф. ВпрошчемЪ сЪ винным камнемЪ 
сходствуетЪ. Такая травяная кислая соль 
аБлаешся изЪ кислыхЪ шравЬ, как изЪ ще- 
велю и тшрилисшнику. 

9) Бенцопые цифты (Ее Венхоё) со= 
стояшф изЪ кислой летучей соли ‚ кото- 
ба во время бенцовато жжешя какЪ дымЪ 

[© 3 поды- 
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РодЪ 
33. 
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подымается › и такимЪ образомЪ доста“ 
юшся. КЪ раствореню требуется вЪ дваш- 
цашь мЬоЪ болБе воды против ихЪ шя- 
жести. 

то) Сажарб (ЭиесБагит)) 1Ъ разсуждени 
его свойствЬ э ЗАБсЬ между кислыми пра- 
вяными солями включить должно ‚, о чемЬ 
смотри вЪ Гидроломи вр прюбщенйи. 

2) О жидких и плавкихЪ кислыхЪ соляхЪ , 
кошорыя искуссшвомЪ дФлаюшся ‚ или кЪЬ 
растущему роду прикадлежашЪ ‚ по при- 
личности вЬ Гидролог!и вь пробщен!и обЪ- 
явлено , шакже и ош ХимиковЬ оные описаны. 


——ы=—ы—ы—-—- 


ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ. 
О ПОСрЕДСТВЕННОЙ СОЛИ. 


О посредственной соли вообще. 
О чистой посредстшвенной соли, и при- 
надлежащихЬ кЪ ней сортахЪ. 
3. О известной выступающей соли , бБлой 
и красновашой или желтой 
4.. О сиБшанныхЪ СЪ известью Аглинской и 
Зедлицкой соляхЬ. 


0.3%. 


ПОСОЕДСГВЕННАЯ СОЛЬ ( 54 пешгит. Ме- 
щтит). 

1) Н.ходишся пирамидальною [фиг. 
138], или параллеленипедическою фигурою 
фиг. 12] ‚ а иногла пустыми кубическими 
хрустолями ‚ шакф чшо в разсуждени 


1, 
3. 


фигуры оная соль больше перемфвамЪ под- 
вержена р. 
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пержена ‚ нежели вышеписанные соляные 
роды. 

2) ВЪ огни удобно плавишся ‚ при- 
чемЪ н$сколько летучаго содержания вЬ ней 
оказываешся. 

3) КЬ распвореню не боле ‚ какЪ 
вдвое почти прошивЬ вЪсу вод требует. 

4) Вкусомр горьковаша и прошивна 
чувствуется. 


6. $ 


ЧИСТАЯ ПОСРЕДСТВЕННАЯ СОЛЬ (№2- 
шит ригит) садится хрусталями не оди- 
накой фигуры ‚ и на воздухЪ иногда какЬ 
мука дБлаешся ‚ а иногда св5Бшла остшаеш- 
ся. [)асшворЬ сей соли как ошЬ масла 6Б- 
лаго виннаго камня ‚ шакЬ и ошЪ расшво- 
роз сулемы и лакмуса не перемБняешся, 
Оной шри сорша числяшся ‚ а именно: 

') Пирамидальная лустая чистая ло- 
ередстпенная соль ( Мештит ригит рупати4ис ‘саиит 
предсшавляешЪ чешьресторонную остроко- 
нечную пирамиду, какля подЪ фигурою 1:8 
тою изображена ; вЬ срединЪ пуста и на 
чешыреугольную воронку походишЪ. Такая 
посредсшвенная соль находишся вЪ Осшер- 
бошштенЪ. 

2) Кубическая тажал же соль ( Мештит 
фигит сисит сацит) состоишЪ изь вышепи- 
санныхЬ воронокЬ ‚ какЬ бы вмфсшБ сло- 
женныхЬ ‚ шакЪ чшо 6 пирамидЪ олинЬ 
пустой кубЪ составляютЬ , кошорой фи- 
Ура 2ошая представляешь. 


С 4 'Таках 


Вид» 
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Тажая соль находится в Швейцари при баленЪ 
(см: ЕрЬ. М. С. Га. П.`ф. 46. афр. ЗсвеисВ- 
2ег); а чшо она не поваренная соль ‚ оное 
доказывается шФмЪ, г) чшо цвБюЪ флалко- 
ваГО сиропа отЪ ней перемфняешся; 2)`ежели 
она шакою пропоршШею распусшишся ‚ чшобЪ 
вЪ водБ удержашься могла ‚› Шо растворь 
пожелюфеш\. 3) А когда оной растворЪ во- 
дою разведешь › шо онф ош приливан!я 
спирта оленьяго рога не перемБняешся. 4) 
Природная шяжесть сей соли влвое меньше 


прошивЪ поваренной, по шому чшо она пу- 
сша бываешЪ. 


3) Нерапниосторонна.я лрололгопатаж 
(Мештит ригит рагаЦергредит › егфиз таедиай- 
з) бываешЪ продолговалиа › и хошя че. 
ыре ‚, шолько неравныя сшброны имфешЪ. 
Внушри плошна , а на воздухЪ по нфко- 
пторо№Ь времени вЪ муку разсыпаешся. 


Такая соль находишся при УмбершташЪ.  Смо- 
при о ней вЪ истори Королевской Шведской 


Академ1и НаукЪ 1740 года › на страниц 
24.5 шой. 


$. 3. 

ВЫСТУПАЮЩАЯ ИЗВЕСТНАЯ СОЛЬ ( Меи- 
ит сасатеит еТоте[сенз. Мештит сасагеит. АрЬгон- 
Тит попниЙотит`) находишся на подобе струй 
около сшфнф нфкоторыхЬ ямЪ и горВ , вку- 
е›мЪ горьковаита ‚ и на воздухЪ чистоту и 
свфтлосшь свою теряешр. По прилипии 
масла бБлаго виннаго камня вЬ = 

оно 


| 
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оной соли, ошлягаешр на дно нФсколько зе- 
мли. Бываешр двояка ‚ а именно : 
') Бълая изпестная соль ( Мешгит са]- 


_ сагеит афит), 


2?) Краснопатая или желтая изпестна. 
соль ( Мештит сасатеит Дагое[сетз).` 


С1я Известная соль отЪ спинной (гл. 34,9 4] 
и ошЪ выступающей алкали [гл. шаже у 9 
5.] во многомЪ разнсшвуешЪ, а именно: г) 
вЪ шомЪ , чшо помянушыя соли рБдко или 
никогда внушри гор. или горныхЪ ямЬ не 
находяшся ‚ но только 5 старых домахЬ 
и сводахЪ ; напрошивф пшого известная соль 
нигдЬ индЬ ‚, кромБ горныхЬ ям ‚, не по- 
падаешся. 2) ВышеписанныяжЪ соли вр ки- 
слыхЬ спиршахЪ безЪ осадки сильно вскипа- 
ют ‚ а ся не пБнишся. 3) ИЗЪ известной 
соли по прилипии масла бЪлаго виннаго кам- 
ня Ссадишся известшноватпая и шпашовая зем- 
ля › по чему она симЪ звамемЪ нменована , 
а при вышеписанныхЬ соляхр шогоо не бы- 
вает. Читай обЪф оном у Гофманна &Ь 
Физико- химических ево сочинен!яхЪ вр пюо- 
мБ ом , на сшранииб 343 и слБдующихЪ. 

б. 4. 

СЪ ИЗВЕСТЬЮ СМЪШАННАЯ ПОСрЕД- 
СТВЕННАЯ СОЛЬ ( Мештит сасагео - тит ас4и- 
1аге. Мештит асШате) находишся вр н5кошо- 
гыхЬ кислыхр колодезяхр и шеплицахЪ , 
м крисшаллизуешся параллелепипедическою 
Фигурою. Расшворь сей соли по прилиш и 
масла бБлаго виннаго камня со всфиЪ згущи- 

С; ваешся , 


Видр 
106. 


а при расплавкЪ вЪ огнБ половина ея тя 
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вается ‚ причемЪ бЬловашая земля ошля- 
тает. На воздухЬ вЬ муку разсыплешся = 
и видЬ свой теряет Оной суть два сорта: 
1) .Чглинская соль (Мештит  асаищате 
Асйсапит. 541 АпкЙсапит) БЪ водЪ распущееш-= 


ся ‚ и являешЪ признаки вязкой машер1и , 


жести убываетр. Флталковой сиропЬ ош 
нея синей цвЬшЪ получаешЪ. 


Такая соль сперьва найдена вр Англи ВЪ ки- 
сломЪ колодезЬ , разстоящемЪ ош Лондона 
вЪ 15 ши миляхр , по чему оная шакЪ и 
названа, Та Аглинская соль , которая вЬ 
аптеках упошребляешся ‚, вся искусствомЪ 
дБлаешся ‚ и вывозишся изЪ Поршсмута: а 
изЪ чего именно составляется › о шомЬ вЬ 
пробщени сей книги обЪявлено. будешЪ, 


`2) Зеллицкая соль (Мештит  асашате 
бей жене. 54] беден. ба Бе4Бикене) хотя изЪ 
шакихр же частипЪ состоишЪ , изЪ какихЬ 
Аглинская › только пропория оной ‘не оди- 
накая бываешЪ ‚ и для шого вЪ огнф ‚ какЪ 
вода › чиста расплываешся. ВкусомЪ горь- 


ка › и Фалковой сироп зеленымЬ ивБшомЬ 
красит. 


Прим, 1 ) Находишся вЪ ЗейдлицкомЬ и Зейд- 
шихерскомЪ колодезяхр вЪ богем1и. 

ПримБч. >) Эгерская ‚ Карлсбадская › Элстшер= 
ская и друг!я соли по большой часши (Ъ 
Зедлицкою сходсшвуютф , кромЪ шого ‚’ чию 
иногда вЪ большихь и малыхф хрусшаляхЬ 
НБкошорая разносшь бывает. 


При 
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Примфчан!я о посредственныхЬ соляхЪ. 


1) Искусствомф производимыя посредственный 
соли в пробщеши сей книги описаны бу- 
душ. 


2) Земля ‚ по прилитии масла бЪлаго виннаго 
камня вр растворы известной поваренной и 
посредсшвенной солей на дно ошлягающая [ гл. 
36, 6.3, 4. ] шакже известноватпа бываешЪ , 
чшо доказывается шфмф ; 1) когда такая 
опустившаяся вниз земля СЪ какимЪ нибудь 
кислымЪ спиртомЪ смБЬшана будешЪ ‚ шо 
она «Ъ легко распускающуюся вЪ вод по- 
средсшвенную соль прешворишся › а отЬ 
оной землй ‚, кошорая не алкалическа и не 
известноваша ‚ сего аБисшыя не происхо- 
дишЪ. 2) Никакая земля , кромБ алкаличе- 
ской или известиоватой › которая большую , 
нежели всБ друге земляные роды кКЪ ки- 
слымЪ спиртамЪ ется силу 
имбешф ‚ ошЪ вскипбн!я оныхЬ не распу- 
скаешся и не ошлягаешЪ. Се явсшвуегл, 
изЪ шого ‚ что котда вр осаженную землю 
ло сполосканйи оной ,‚ купороснаго спирту 
прильешь › шо сперьва: спиршЪ сильно вски- 
пишф › а пошбмЪ здБлаешся торькая слаби- 
шельная соль › какова посредствомЪ онатожЬ 
хупороснато спирта изЪ иззесшноватой 6Б- 
лой магне\и получаешся, 

3) Посредственную соль › сколько изврешно , 
никто прежде Листера не описалЬ ‚ (Соя, 
Глйег. 4е Гош тед. Ат ф. 3, Киа. Нойзап. 
ор. РБ. сет. Тош. П: Р. 50, ) ‚ И для того 


оную иные 03бимяниою солью , друге 
етфнною® 


| °  РоаЪ 
| 
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стфиною ‚ нЬкоторые селитрою называли , 
а ЛисшерЬ именовалЪ изпестною соль. 
Хошя купоросф ‚ квасцы , поваренная соль ,› 
селишра ‚ шакже бура и нашашырь суть 
подлинно посредсшвенныя соли, по колику 
оныя ни алкалически ни кислы ‚› однако 
между обфими сушь средыя $ и вЬ разсу- 
ждени шого ‚ что их инако по ЛашынБ 
пристойнБе назвать не можно ‚ какЪ бай 
пешта ‚, то есть ни п ни друг!я соли, я 
именовалЬ оныя лосредетпенными ‚ кошо- 
рое зваше и по тому имЪ приличествуетЪ, 
что вЪ нихЪ купоросная иалкаличесная ки- 
слосшь ‚,‘нфсколько поваренная или шакже и 
алкалическая соль учаспие имбюшЪ. И шакЪ 
она между. алкалическими и кислыми соля- 
ми есшь средняя, и для того здесь пбелЪ 
оныхЪ по порядку слБдуешЪ ‚ такЪ какЪ и 
при слБдующихЪ двухЪ родахЪ солей шо же 
наблюдаемо было. 


ГЛАВА ТрИДЕСЯТЬ СЕДЬМАЯ. 


© НАШАТЫРЬБ, 


$. 1. О нашатырБ вообще. 


2. О нашашырной корк$, т) выступающей 
2) <Ъ пескомЬ см5шанной ‚из) о 
конюшенномЪ нашашыр. 

3. О горномЪ нашашырВ разныхЪ цебшовЬ и 
соршовЬ. 

ть 

аттотасит`) есть ша-> 


1] 


6. 
` НАШАТЫРрь (54 


кая соль , которая 
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+) Крисшаллизуешся не точно опре- 
дЪленною фигурою; однако оные хрустали 
остры ‚, продолговашы ‚ параллельны и 
вдоль прошянушы бываюшщр. 
2) ВЪ огн5бБлымЪ дымомЪ уходитЪ. 
3) КЬ расшвореню требует 3$ шо 


есть, столько воды прошивЬ своего вЪсу. 


4) ВкусомЪ горька ‚ уриновала и не- 
пртяшна. 


6. 2. 


НАШАТЫРНАЯ КОРКА (54 аттотасит 
т Латина; Де сопстёит. 54 аттотасии стибодит) 
находишся в шеплыхЬ м5сшахЬр , гдБ она 
опр мочи разныхЬ живошныхЪр ‚ а наипаче 
ошр верблюжей ссаки сЬ поваренною солью 
смфшанной зачинаешся ‚ и ошЪ солнечной 
теплоты нашуральною д$лаешся. Для 
вмБшанныхЬ вр ней посшороннихЪь вещей 
нечиста бываешЪ ‚ и узнаваешся жженемЬ 
вр огн$ и/вкусомЬ. БываешЪ шрехЪ сор- 
птовр , а именно : 

т) Выстулающаял налиатырная хорха 
(54 атиотасит стоит еотеретз), которую па 
шЪФмр дорогамЬ збирашь можно ‚, по коимЬ 
верблюды ходятЪ. | 

2) С5 лесхомб смешанная (541 аттота- 
сит стиПорит ттнегще сутепасит) › кромЪ другихЪ 
содержащихся вЬ ней посшороннихЪ вещей, 
пескомЪ изобилуетЪ. 

3) Конюшенной налиатырь, ( $4] аттота- 
вит сгио]ит Пандит) находяшЪ на полу вЪ 
шБхЬ сшойлахЬ ‚ гаБ верблюдовЬ кормяшь. 


Такой 


ВиЦЬ 
т97. 


ВидЬ 
198. 
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Такой нечистой нашатырь собираютЪ вЪ Арави 
и Либи , таБ множесшво верблюдов нахо- 
дитися, 


6, 3. 


горной НАШАТЫЮНЬ (541 аттотасит в 
2Лефаз акие ПИтеттапео сонстеНит. 5] аитотасит ве 0- 
ит) называется шошь , которой при огне- 
дышущихЬ горахЬ скипаешся ; находяшЬ 
ево и вБ шакихЬ горахЪ ‚ которыя великой 
жарЬ вБ себБ имфюшЪ , и по шому сей ва- 
шапырь ‚ кромБ других вмЪшанныхЪ  вЬ 
нем вещей ‚ сфрою весьма изобилуешЪ. 
Выбираешся изЪ горь большими глыбами 
и кусками. Бывает слБдующихЬ ивбтовЪ: 

т) Бфлой горной налиатырь (5 атто- 
мгасит Дей/ит аФит). | 

2) Красной (541 аттотасии ерорит ритит ), 

3) Желтой (54 аттотасит верит ва- 
%еёеиз ). 

4). Черной (54 аттоисит ори ой}. 


Хошя оные разные цвбты довольно  доказыва- 
юпй> ‚ что С1я’ соль ‹Ъ сБрою, купоросомЪ и 
протчими вещами смБигана $; однако не ль3я 
сказать, чтобЪ весь горной нашатырь былЪ 
не что ‘иное , какЪскипБвшаяся поваренная 
соль ‚ по тому что булучи распушенф и 
вЪ спиртБ виннато ‘камня СЪ масломф стертЪ , 
ЗапахЬ ошЪ себя излаёшЪ. Нахолят ево 
85 Ишалми (см: Воссоп песфетеЬез ), также и 
в. Англм ВБ каменной угольной ямБ в 
Нюкасщелф, 


Прим5- 
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ПримЪчан!я о нашатыр5. 


*) Кром вышеписанныхр сортовЪ нашашырю 


3) 


содержишся оной зЪ слБаующихЪ родахЪ : 
А. въ водяномъ родЪ. 


1) Нашатырная пода (Адиа аттотаса- 
#) ‚, о которой смотри вЪ Гидрологи вЬ 


тлавр 8 ‚68. 
В, въ ЖИВОТНОМЪ рОодЪ. 


2) _Уринная соль ('Тамаки; «ттае.) ока- 
зываешся 5 уринБ ‚ которая ежели нБ- 
сколько времени постоишФ ‚ то (я соль 
крЬпко кЬ краямЪ сосуда пристаешЪ, По- 
ловина сей соли лешуча, и кЪ нашатырю 
оная ближе всхЪ другихЪ солей подходитЪ , 
по шому что она вЬ нБкотшоромЪ гралусБ 
теплоты со всБмЪ лешуча и алкалическа, 
бываешЬЪ, 

НФфкоторые с1е мн$5не за несправедливое по- 
чишающЪ , чтоб нашапырь вЪ землБ ,‚ ВЪ 
камняхЬ и ВЪ других минеральныхр` шБлахь 
найши можно было; а друме СЪ онымЪ 
согласны ‚ думая › что шЪ шла, вЬ ко- 
шорыхф летучая минеральная соль содер- 
жишся ‚ ошчасши смФфшаны сЪ н5кошорымЪ 
спиршомЪф поваренной соли ‚, или СЪ (Фрною 
кислоспию ‚, и слБдотательно нашатырь в 
себ содержашЪ. Сож/. ЕрЬ. №. С. а. с. 

ТурнефоршЪ и Леммери обЪявляютЪ ‚ чшо 
намашырь и в шравахЬ содержится , ссы- 
Лаясь. на учиненныя ими опыты ‚ токмо 
не известно ‚ совершенно ли оные опыты 


во всемь справедливы. НашуральнымЪ об- 
| разом 


4) 


5) 
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разомЪ доказашь не можно ‚ чшобЪ вЬ шВ- 
лахЪ лешучая алкалическая машер!я содер- 
жалась › разв кто ЕР шомЪф Сшалевой и его 
сообщников сисшемф  слФловашь вознамЪ- 
рится. Вся оная соль огнемф или гноешемЪ 
происходит $ и хошябЪ оное вЬ самомЪ 
2ВлЪ шакЪ было ‚ однако лешучая алкали 
всегда вЬ непремФнномЪ состоянти останет- 
ся ‚ по шому чшо внутрь и поверьхр землёй 
огонь. и тноене бываешЪ.  разрушене и 
превращене шФлЬ столь же натурально , 
сколь ихЬ рождение. 

Сколько родовЪ кислосшей, солей и разныхЬ 
спиртовр `найтишься могушь › столько и 
нашатырей изЪ нихЪ досшашь можно. Оав- 
нымЪ образомЪ сколько ролокЪ летучей и 
постоянной алкалей , столько же можно и 
нашашырей зд$лашь ; а искусством злф- 
ланные нашатырные спирты зЪ прюбщени 
сей книги описаны будуть. 
АюскоровЬ , Серапюонов5 и АвинценевЬ иа- 
шашырь есть не чшо иное , как горная 
соль. 


оды биииивии ибн ппц ти дни ионизатор 


8. 


влБадуюция свойсшва : 


ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ОСЬМАЯ. 
о бурЪ. 


т. О бурБ вообще. 
2. О сырой бурБ или шинкалБ. 


3. О 6Ълой чистой 6УББ. 
т 


6. т. А 
бУрА ( Вогах. Сгу/осоЙа попниЙотит) имБетВ 


‚) | 


>“ 
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т) Кристаллизуешся шеспйутгольною 
призмашическою ‚ шупою , нБсколько нере- 
гулярною ‚ и много на селитру похожею 
или осьмтугольною фигурою. 

2) ВЪ огиБ весьма пВнишся и пу- 
чится , подобно квасцамф ‚ а пбелБ того 
вскорБ вр сшекло прешворяешся. 

3) КЬ расшвореню шребуешся ` вЬ 
аватнашь ` мЬрЬ боле воды прошивЬ ея 
вБсу. 

&) ИмБешЪ вкусЬ осшрой и горькой. 

5.53. 

сырдя бурА или тинха.лб ( Вотах стидиз 
сае"щЕе[сену Бехаприат5. Вогах стиди’) называется 
та ‚ кошорая изЪ ОстЬинд!и вывозипкя ; 
цвБтомр синеватша ‚ крБпка ‚ щяжела ‚ а 
вкусомр сперьва солодковата , пошбмр го- 
ряча $ крисшаллизуешся  шестштугольною 
фигурою ; вЪ огнБ не очень пфнишся ‚ шок- 
мо скоро плавится $ а вЬ водЪ сЪ великимЬ 
шрудомЪ распушаешся ‚ по шому чшо оная 
на жирЬ похожа ‚и сЪ многою землею сиф- 
знана бываешЪ. 


Выше сего. вЪ глаёб 34, 6. 2мЪ назвали мы 
алкалическую соль, смЬшанную СЪ землею , 
шфыЪ , что у АраповЪ б@аурахо.мё ‚ у Евре- 
еёЪ 00ритотб ‚, а у ЕгиптянЬ натро.мб на- 
зываешся ‚ которая иногда много ‚ а ино- 
тда мало посшоронней машери вЪ себЪ со- 
держишЪ. Арапы дЪлали изЪ нея свой шин- 
калЪ ‚ кошорой нынб изр восточной Инди 
и изЪ Перми ‹Ф н5кошорою еще и понынБ 
меизьрсшною смБсью выходи. — Испыша- 

и таели 


ВидЬ 
оо, 
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тели нашуры и Химики хошя о6Ъ ономЪ 
давно разсуждали › однако не со вФыЪ удо- 
сшоЕфрены были ‚ по шому что ХимикамЬ 
натуральная алкали еще несовершенно была 
свфлома ‚ пока тосподинф ДокшорЪ Кноль вЪ 
т74тмЪ году в Галу кЪ Прсфессору Лавгю 
изЪ Транквебара какЪ буровую минеру , шакЪ 
и добышую изЪ нея соль переслалЪ ‚ а изЬ 
оного здБланное мыло сплавивр вЪ сшекло 
прислалЪ же. ПбслЬ того изслФдовалЪ сю 
СЪ пескомЪ смфшанную и щолоковатую буру 
Профессорь ПошЪф = берлинБ ‚ и нашелЬ , 
чпю она дЬисшвительная алкалическая соль, 
содержащая {ЕЪ себЪ иФсколько поваренной 
соли $ (Сор Ра 4е Вотасе р, 5.)) но какимЪ 
образомЪ изЪ сей землй ‚ смВшанной СЪ ал- 
калическою солью, шинкалф дБлается, еще 
и понынБ обЪ ономЪ не извфешно. Однако 
уповательно ‚ что со временемЪ ошЪ по- 
мянушаго Доктора Кноля достовфрнфйшее 
о шомЪ изврспые получишь можно, 


б. 3. 
ОЧИЩЕННАЯ бУрл (Вогах Черитаких аи 


осгаксшати. Вотах физ) есть очишенной тин- 
калЬ бЪлаго пвфшу ‚ полупрозраченЪ , а по 
прошесшви нФфкотюораго времени на воздухВ 
вЪ муку рассыпаешся. Фигура его еше не- 
правильнфе ‚ нежели шинкала ‚ однако по 
большой часши осьмигранная: при вскипЪ- 
нти своемЪ &Ъ огнЪ сильно шипишЪ , и по- 
томр в сшекло прешворяешся. 


С1я очистка вЪ АмсшердамЪ5 и вЪ Венеши шакЪ 


шайно производишся › чо понынБ извБдать 
не 
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неё можно ‚ какЪ она аЬлается. Геофро» 
(1М4+. те. Тот. Г. р. 153.) думаешь ‚ чшо 
оная очисшка щолокомф немореной извБсши 
производится. 


Примфчануя о бурф. 


буря состоитЪ 1) изЪ алкалической соли » 
что по осадкФ и по шому примфтишь мож- 
но ‚ что бура нёчшо уриннато ошф наша- 
шыря отадБляешЪ. 2) ИЗЬ воды , по шому 
чтпо во время двоен!я одинЪ фуншЪ буры даешь 
4.2 золошника воды. 3) Ошчасши изЪ ки- 
слости ›‚ хошя оной мало вЪ ней содержиш- 
ся ‚ которая кажешся сЪ купоросомЪ см$- 
шана $ ибо она шолько единсшвенная ки- 
слосшь ‚, которая къ сублимащи буры способ- 
ствуешЪ. ‘Также осаживаешф бура ртуть 
изЪ крБикой водки ‚ шакЪ как и ошЪ купо- 
ри тартара то же происходишЪ. (Со. 
011. 1. с. р. 68.) 4.) Чшо н$сколько загараю- 
щейся матери вЪ бурБ содержишся ‚ оное яв- 
сшвуетЪ` изЪ шого ‚ чию она кЪ расплавкЬ 
зи редуцированю металловЪ способствует. 


Примфчануя о соляхЬ, 


ИЗЪ вышеписаннаго описаня солей можно за- 


ключить слБдующее › а именно: 

г) Что соли обыкновенно трехЪ сортовЪ 
бызаютф , шо есть алкалическая › кислая , 
и изЪ сихЪ двухЪ составленная, 

2) Что алкалическ!я соли не находятся 
хрусталями ‚ но на подобе пыли; при ном 
одна часшь ея летуча ‚› которая вЪ огнБ 
#ымомЪ уходит и пахнешь ‚ а друтая по- 

Та стоянна , 
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стоянна ‚ которая ЕЪ огнБ расплавливаетгся 
и устаиваешЪ. 

`3) Чистыя кислыя соли не находятся 
твердымф шфломЪ ‚, и не инсе чшо быва- 
ктшф , какФ чадЬ или вЬ шекучей машери 
состоятиЪ. 

4.) Сосшавленныя изЪ сихЪ двухр солей 
находятся хрусталями , и вр разсуждени 
алкалическихь солей бываюшф в огнБ 
постоянны ,‚ как купорось , квасцы , 
селитра , поваренная и посредсшвенная со- 
ли › шакже и бура. ИЗЪ сихЬ солей иныя 
довольно напаены ‚ а иныя мало. НБЬкошо- 
рыя имЁюшЪФ вЪ себЪ земляныя частицы › 
какф квасцы и бура, а нЬкоторыя метал- 
лическ!я , какф купоросы. Иногда они бы- 
ваюшф летучи и вВЪ огнБ сублимируюшся , 
как нашатырь, 

5) В‹Ф оныя соли состояшЪ изЪ земли и 
вод ; шокмо не изврешно ‚ чшо здФсь во- 
ау СЪ землею соединяет? $ а необходимо 
что нибудь бышь должно ‚ и, конечно то 
самое, что (5 рутерит) или элементоиб 
соли называешся. 

6) Химики думаютЪ ‚ будшо (Фрной 
чадЬ или купсросная кислосшь есть корень 
всБхЪ солей $ а друме разсуждающЪ › чшо 
присшойнБе по зване спиришу поваренной 
соли приписать можно : однако оное &Бло 
сюда не принадлежиш + 


м к Е рый да 1: ива а, ль р лианы В ии об Аш еншы: лы 
О ОЫ = =. 
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ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ. 


о сБрныхъ роддхъ. 


т. О сфрныхЬ родахЪ вообще, 

2. О горномЪ жирб. 

О нефши или горномЪ балсамБ разныхЬ 
соршовЪ. 

4. О горномЪ маслБу 1) СЪ землею смБшан- 
номЪ , 2) выпомБломЪ ‚ из) СЪ во- 
дою смБшанномЪ. 

5. О горномЪ дегшЬ. 

6. О горной или шакЪ называемой жидов- 
ской смолБ ; 1) минеральной ‚и 2) 
о шекущей горной смол. 

7) О горной смолисшой землБ ‚ или гор- 
номЪ шорфБ и шроякомр онаго сорш$. 

$. О каменныхЪ угольяжЬ , кр6пкихЬ и рух- 
лыхр. 

9. О гагашБ или черной каменной смолБ. 


ОшдБлен1е вшорое. 
‚АА 2 


СЬрныЕ роды (5щрьита) сушь _такуя 
шБлаА ‚› кошорыя сами собою в огиЪ го- 
ряшр ‚ или нБчшо вЬ себБ содержат, чшо 
вЬ огнБ ср иБкошорымЪ запахомЪ горишЪ , 
и вЪ масл, а не вр водБ распущаешся. 
КЪ онымЪ причисляюшся слфдующия вещи: 

Я 

горной жирь ( Вии) имфешЬ сти 

Свойства ; 


Тз :') 


а ——а————-—А—:——— 
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1) БываешЪ сложен!емЪ плавкой ‚ мяг- 
кой и крЬлкой. 

2) ЧБыьЬ он пловучфе ‚ шЪымЬ вЬ 
огнБ сильняе горишфр сЪ чернымф дымомЪ , 
кр5пкимр и противнымЪ запахомЬ и смер- 
шельнымЬ чадомЪ. 

3) Кром того ‚ чшо онЪ плавксй , 
имфеш> пришомЪ по большой часши чер- 
ной цивБшЪ. 

4) Всякой горной жирф по большой 
части на водЪ плаваешф , ежели онЪ чисшЪ 
и безЬ примЪсу. 


$. 3. 
ВидЪ НЕФТЬ › горной 0@лса.мб (Впитеп ри4Ий- 
2от. ШИШ 6 Геи Птит. Марыа есть шонкой и суб- 
шильной горной жирЬ ‚ которой шакЪ ле- 
токр ‚ чшо во всякихЪ сокахр и спиртахЪ 
кр верьху всплываешр. ПришягиваешЬ кЪ 
себЪ пламя и загараешся ‚ хошя бы огонь 
вр нБкоторомЪ разспоян1и ошЪ него нахо- 
дился. Также шянешЪ кЪ себЪ золото изЬ 
расшвору золотой крБикой водки ‚, которое 
пришянушое расшвореннымЪ остаешся. За- 
пахр ошЬ нея не очень прошивенЪ ‚ и бы- 
ваешЪ оная 
1) Бълая нефть ( Марма афо). 
2) Красная или желтопатая (Марыа 
гифе[сен: ). 


3) Зеленая или темная (Мара от 
ке оБДсига ). 


о 


вмЬшанныхЪ чужихЪ минералов ‚, или про- 
исходящихЬ ошЪ них паровр. Заподлинно 
изврси- 


й ИримФч. 1) разносшь ивбта происходишЪ отшЪ 
И ] 
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извбсшно ‚ чпю при Моденб вр Ишалёи 5Ъ 
одной горб всБ сорты находяшся $ а чтобЪ 
разность цзБта происходила ошФ неравнаго 
солнечнаго дБйсшия ‹Ъ разныхЪ сшоронЪ 
шой горы ‚ какь Помеш думаеш ‚ оное 
кажется бышь сомнишельно. 


ПримВч. 2) Когда двоеное или шакф называе- 
мое ледяное купоросное масло (оеит длной 
асе) вЪ нфкотшорой пропорши <Ъ алкали- 
зованною водкою (ао <лиг) смфшаешь ‚, и 
пошомЪ осторожно передвоишь ‚ шо такое 
же масло или нефть здВлаешся › какое со- 
сшоишЪ из купоросной кислосши и зага- 
рающейся машеми ‚, и которое шакже 
нефтью или @еит аефелеит или С назыч 
ваешся ‚ и также какЪ нашуральная нефть 
БЪ нркошоромЬ разстшоян!и ОШ огня зага- 
раешся , и золото изр раствору кЪ себЪ 
шлнешЪ и проч. Рой 4 асо чйт. ото. 


9. 4. 
горноЕ МАСЛО (Виишен сгабих Ди4ит вил 
202, 


ор[сите фтипит. Ретедеит) есть шемноивф иной 
плогучей , и пришомЬ густоватой горной 
жирЬ ‚ имЗешЬ скипидарной запахЬ , и не 
скоро загараешся. Оно шяжелБе ‚ нежели 
нефшь ‚ и золота кЪ себБ изЬ расшвору не 
пришягаешр. БываешЪ сл5дующихЬ сор- 
шовЬ: 

1) С8 землею см®шанное горное масло 
(Ратедеит 1етта траит. О/еит 1егтае) находится 
ВЪ землЪ или вЬ горахЬ пловущее и сЪ зем- 
лею смфшанное › иногда чисшо ‚, а иногда 
Т4 не 
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не чисто ‚ бЪлаго ‚ красновалиаго и черно- 
вашаго ивфша. 

2) Вылотф.лое горное „масло (Ретецеит 
ари4е ехдидии), которое вЪ томЪ камнЪ , вЪ 
кошоромЬ оно есть › не видно, и прежде 
нежели камень БР огонь положен будешЪ : 
узнашь. его ме льзя. Тогда оно высшу- 
паешЬ или потомЬ изЪ камня выходишЪ. 
Иногда выступаешЪ изЪ камия ош солнеч- 
наго зною ‚ или ошЬ какой нибудь подзем- 
ной шеплошы. Всегда чише бываешЪ смЪ- 
шаннаго сЪ землею ‚ легкаго и шемнаго 
ивбша. 

3) С5 подою с.ммлианиое ха.менное ‚ма- 
сло (Релейеит адиа эихиит. Ада ретойта`) , о ко- 
шорой смошри вЪ Гидролоши. 


Примч. т) ВЪ ретвикскомЪ приход вЬ Дале- 
ланшЪ нашлось горное масло подФ шпашо- 
выми глыбами вЬ землБ. Смотри Тиласово 
описане вр истори Королевской Шведской 
Академи НаукЪ 1740 года на страниц 203. 
ТакимЪ же образом нашлось выпош6лое изЪ 
извесшной глыбы. бБлое или черное масло, 
называемое о6ит 4 Саеап ‚ есть шо же 
горное масло ‚, которое вЪ ЛантедокБ не да- 
леко ошЪ безэра во Франши находится. 

ПримБч. 2) СвБшлое горное масло ради цвБту 
иногда за нефть почипгаешся. Масло › которое 
ВР апшекахЪ продаешся, случается не всегда 
натуральное „но по Нейманову  мнБнпо 
изЬ сосноваго вЬ ГолландЁи передБланнаго ма- 
сла состоишф , что из того видфшь мож- 
НО › ЧШО оно шакже ‚ какЬ и прошче , изь 

растфнйй 
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раст ний дВлаюниеся роды масла › вЪ водкВ 
расшворяешся ‚ чего при минеральныхЪ ма- 
сленыхЬ сокахЬ не бываетЪ. 

ПримБч. 3) ФанЬ Гелмониф думаеш ‚ чшо 
ежели кого торнымЪ маслом помазать , 
шошф никогда зябнушь не можешр ; оно же 
и кЪ лЬченго ознобленныхЪ членогр весьма 
годно. Ежели бы онаго довольно находилось, 
тобЪ можно было употребляшь его вмфсшо 
свЪчЪ ‚ какЪ шо и вЪ Пери по обЪявленю 
Кемпферову дВлаюштЪ. впрошчемЪ нефть и 
горное масло КЬ куреню и кЬ аршилери- 
скому дБлу полезно. 


у. + 


горной ДЕГОТЬ (Виитен {кие › стаДит,, 
ятит. МаШа. Кейла тете) есть червой , 
гусшой горной жирЪ ‚ на обыкновенной де- 
тошь похожей › кошорой почши неприм5т- 
но шечетЬ ‚, и когда горишЪ , издаешЬ ошЬ 
себя весьма шяжкой и худой запах. Для 
‘вязкости онато все, что кЬ нему ни ко- 
снешся ‚, прилипаешЪ. 


ПримБч. 1) На НФмецкомЪ язык сей торной 
деготь чертопымб хало.мб (54етсизх Пуаро!) 
называется ‚ для того что он жестоко 
воняет, и всякая вещь кф нему присшаетЪ. 
Сим же имянемЪ называешся сокЪ выжима- 
емой изЪ нфкошораго расшФнйя (а Ленаа) 
котшораго сЪ горнымЪ дегшемЪ за одно почи- 
тать не надлежишЪ. 


Примфч. 2) Когда горное масло на маломЪ огнБ 
три часа или болБе держано будеш до 
‚ тр 


Видр 
203. 


Видр 
204. 
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иБЪ пор , пока парами выдешЪ ‚ по 
останется напримБрЪ чешвершая часть , 
а земляная машейя как смола на дно 
отляжешф: причемЬ масло поднимешся кЪ 
верьху › кошорое какЪ льняное или горное 
масло чисшо и сЕБтло. Ежели оное масло 
слить ‚ и на вольномЬ огнБ передвоить , 
шо. получишся двоякой сокф , а именно: 
одинЬ состоишЪ изЬ Флегмы ‚а другой изЪ 
‚ балсамовато масла , которое вЪ разсуждени 
его свойсшвЬ на нефть походишЪ. ИЗЪ чего 
явсшвуешф ‚ чшо горной деготь ‚ горное 
масло инефть различаюшся , т) чистютшою у 


2) густотою ‚ и 3) по вмЁЫшаниымЪ посшо- 
роннимЪ частицамЪ. 


ИримБч. 3) ГдБ горнаго дегшю много находитш= 
ся › тамЪ упошребляющЪ его шакф ‚ какЪ 
обыкновенной деготь ‚, а именно: кЪ выма- 
зыван!ю судов ›‚ дворовЪ , досокЪ и колесЪ. 


6. 6. 


ГОРНАЯ или шакЪ называемая жидой- 
схая смола (Вйитеп )оЙ4ит соакщаит. Аррьайнть 
Руарьайит. Виитеп Тидасит. Катаре бодотае. Ми- 
эта понпиЦогит) состтоишф  изЪ чёрнаго ош 
солнца , отаЪ огня ‚ или ош долгаго вре- 
мени вывареннаго и высушеннаго горнаго 
жиру. Она крБпковата на подобе обыкно- 
венной смолы ‚, на водЪ плаваешЪ , а когда 
оная горитЪ или нагрфваешся, то издаешЬ 
кр5пкой запахЪ. Соршы оной суть 

т) Минеральная горная стола ( Афьщ- 
шт Ме) есть присшавшая кЪ каменьямЪ, 
горам или кЪ самой землБ. 


2) 
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2) Плалхая горная с.мола (Афьайит т 
веди тиаат) плаваешф на водЪ. Смошри о 
ней вр Гидроломи. 


Примфч. 1) Горная смола ‚ называемая на Ла- 
шинскомф языкф А/рфайит , се зваве отшЪ 
бзера А/фЬае или Мершвое море получи` 
ла ‚ которое шакЪ как и в КишаБ боль- 
шфя озёра торною смолою покрыто ‚ о чемЪ 
ВЪ Гидроломи &Ъ примБчанйи описано. 


ПримБч. 2) Есть еще и камедь ,‚ „Ясфалто.мд 
(Ситпии Афьайит) называемая ‚ которой сЪ 
горною смолою за одно почитать не надле- 
жишЪ. 

Прим$ч. 3) Обыкновеннная смола ‚ которая изЬ 
загущеннаго искусствомЪ дегшию сосоиштр , 
весьма на горную смолу похожа $ по чему 
многе ‚ перемБняя олинЪ занахЬ , оную 
продаюшф за горную смолу. Однако оные 
два сорта смолы помонИю алкализованной 
водки легко разпознашь можно ‚ по тому 
чо настоящая торная смола оной водкБ 
желтой ивБиф придаешЪ. 

ПримБч. 4) Горную смолу «БФ обыкновенною 

добно смбшашь можно › хошя ДалешампЪ 
(шиз. тег. АЛаточана. р. збо. ) сего не пйемлет?Ъ; 
по чему шакое смфшене справедливо назва- 
но РИфайит ‚ по шому Чшо оное изЪ 
обыкновенной смолы и асфалта состоит. 

ПримБч. 5) ВЪ Данеморскихь ямахЬ находится 
шакая смола › которая пбслЪ жжевя или 
Распущен!я осшавляеш> на шростникЪ или 
кусты онаго похожую матер , о которой 
ШейхиерЪ вЪ брукмановой книгБ о чудныхв 

&БлахЬ 


ВидЬ 
205. 
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дБлахь божихЬ (Мен. Бе’) вЪ шомб 2мЪ 
на сшранииб 5ошой обЪявляешЪ. 
ПримБч. 6) Горною смолою и торнымЪ дегшемВ 
древе балзамировали мершвыя шФлА ‚ ко- 


тбрыя нынБ .жумёя.ми называющся ‚ и для 
апшекф кусками напрасно выписываюшся. 
ЗнашныхЪ людей шла балзамированы были 
<Ъ опобалзамою ‚ миррою и алоемЪ. 


$. 7. 
| ГОРНАЯ СМОЛИСТАЯ ЗЕМЛЯ ‚ горной 
торф ( Влитеп Фета ттт шит. Тета фииттов. 
Гиза тощапа. Атрейну. Рьагтасий) называется 
ша ‚ вЬ коей грубое горное масло ‚ смола , 
или деготь содержишся ‚ и ошЪ шого ЕР 
огн5 сЪ сильным запахом горишЪ. ЧБмЬ 
болБе шакая земля на солниЪ просушизает- 
ся, шБыЬ меньше горишЪ: Сюда надле- 
жашЪ 
т) С.молистой торфё (Тета Вито 
гитасеа › СЧефа втанапороШапа. УМогти) походит 
на болотную землю [гл. 3, 9. 8.], и с0- 
стоитЪ изЪ равныхЪ зеренЪ ‚, притомЪ такЬ 
вязокЪ ‚ что ежели оной вр чешвероуголь- 
ные или продолговатые куски приведен 
будетЪ ‚ шо по`просу шенти фигура его пе- 
ремБнится. Сей пюрфЪ бываешЪ чернова- 
итаго цвБта , а вновь нарфзанной вЬ огнБ 
лучше горишЪ. 


ПримЪч. т) Такой смолистой торфЪ нахоляш 
вЪ Швейцари при тородБ Цирх$. Смошри 

у брукмана ( Маки. ое!) вЪ шомБ смЪ на 
Са раницЪ 57; шакже в дельфинашВ за, 

дв 


за ва  - Фа 9.2 


= 


>“ „^^ 


2.2.0 Ба 60“ в 4 


\2к% 


а ль мы мыфвн < И. ы п аи Жоли 
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дб мили ошЪ города Гренобола. Смотри 
У/огт ми. | 

ПримБч. 2) ИЗЪ сего явсшвуеш> › чпю три 
земляныхЪ рода находятся ›, кои вмБешо 
дровЪ и утолья употреблять можно ‚ а имен- 
но: 1) болошная и коренисшая земля [см. 
гл. 3,9. 9.]; 2) шорфЪЬ или болотной 
порфЪ [ шамЬ же 9. 6.] $ 3) и сей смоле- 
ватой тшорфЪ. 


2) Шиферопатая горная с.молистаж 
земля (Тета иттда ДБ. Атрайз. Арис. 
Рьагтасиз) находится слоями ‚ какЬ и ши- 
Ферь и каменныя уголья, и бываешр вЬ 
иныхр м5стахр крБпче ‚, а вЪ иныхЬ мяг- 
че: вЬ огнБ горишф всяко ‚ смошря по то- 
му ‚ сколь много в немЪ горной смолы со- 
держишся. 

3 ) Пъылопата.я горпая с.молиста.я зеил.я 
( Гегга Фпиттода Битасса) бываешЪ ивЪшомЪ чер- 
на, и нарочито вЪ огнБ горит ‚ шокмо 
для пыловатаго ея сложентя ни р$зан1емЪ , 
ни сушенемЪ вЪ куски приведена быть не 
может ‚ по шому что она по просушени 
какь пыль паки разсыпаешя и вФшромЬ 
разносишся. 


ВЪ ДамнескомЪ приходБ вЪ СмоланаЪ на чер- 
номр мохБ , шакже и в ЭрикштанкскомЬ 
8 ДалеландБ пыловатыя зёмли находяшся. 
Смошри Урб. ГЧерне вЪ ошфшахЪ на вопро- 
сы о землБ на сшран: 307 и проч. 


б. 8. 
. КАМЕННОЙ Уголь (ВйИитей Чар4е ПИ 
ета иит. Гифаптах. ЕЦИй РИиттоиз) состо- 

ишЬ 


Вид 
256. 
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ишЪ изЪ чернаго или темноцнв$шнаго ши- 
фера или слоеватаго камня ‚ которой не 
скоро загараешся ‚ а какр скоро онЪ заго- 
ришся ‚ шо гораздо доле и сильняе го- 
ритЪ ‚ нежели иная какая горючая маше- 
р1я. Золы по згорфым не осшавляешЪ , 
но шолько одну черную губковатую маше- 
рю или массу › которая кажешся ‚ будшо 
бы до половины вЬ сокр препшворилась. . 


Каменные уголья В огнБ тшроякимЪ образомЪ 
зтараюшф , а именно: 1) иные изЪ нихЪ по 
выгорфи черны бываюшЪ ; 2) друме по 
сожженти губковатую массу на подобе дВй- 
сшвишельной пемзы осшавляюшЪ ; наконец8 
3) нЬкоторые вЪ огнБ до золы згараюшЪ. 


КЪ каменнымЬ угольямЪ причисляюшся слф- 
дующие сорты: 


т) Крфлхой ха.менной уголь (Гифаттах 
@итот. ЭсЫДиз сатфопагиз) , которой чФмЬ сЬ 
большимЬ шрудомр загараешся ‚ шфыЪ до- 
лБе горишЪ ‚, и сверьхЪ шого сложевемЪ не 
очень хрупокЪ. 

2) Рухлые каменные уголья ( ШИфаттах 
б'акот)) легко загараюшся ‚, шолько не столь 
долго горяшф ‚ пришомЪ весьма хрупки И 


мягки , шакр чшо ихЪ пальцами расшерешь 
можно. 


ПримБч. 1) О смолисшыхЪ подр землею затвер- 
АБвшихЪ вегетабильныхр каменныхЪ уголь- 
яхЪ ниже сего &Ь чешвершомЪ класеБ упо= 
мянушо будетЪ. 


Примфч. 


Примфч. 2) Каменные уголья находятся жила» 
ми и флецами в горахЪ и гористыхЪ мЬ- 
сшахЪ по болыной часши шамЪ ‚ гаВ квас- 
цовой шиферЬ попадаешся при пэсчаныхЬ 
каменныхЪ горахЪ или колчеданахР. Смот- 
ри вЪ исшор!и. Королевской Шведской Ака- 
дем!и НаукЪ 1740 году на стораницБ 100 и 
слФд. 

ПримБч. 3) Иногда каменные утолья сами собою 
Загараюшся , [зри у Урбана Т4эерны 0 шепло- 
ШВ и огнБ на сшр. 103.] ошЪ чего происхо- 
дашЪ землешрясения. (Рой. НФ. №. У 
р. 141.) Они же и на воздухБ ре рьдь 
ся и распадаюшся, нЬкотшорые со всБмЪ пре- 
шворяюшся вЪ «Брой пепелЪ , похожей на ©Ъ- 

; дые волосы ‚ изЪ которыхЪ квасцы дБлать 

можно › а иные только снаружи ФдБютЪ. 

ПримБч, 4) ЧрезЪ двоене каменных угольевЪ 

получается 1) флегма или вода; 2) сБрной 
| спирт осшраго вкуса $ 3) шонкое масло 
на подобе нефши ; 4) грубое масло ‚ ко- 
тпорое на горное походить ‚ и вЪ первой 
разЪ вЪ выдвоенномф маслБ на лно садишся , 
а при сильномЪ отнф сублимируется $ 5) 
кислая соль на подобйе яншарной соли $ б) 
наконец остается черная чистая земля, 
которая не загараешся и не дымишся. ИзЬ 
чего явствует , что каменные уголья ошЬ 
горнаго масла или нефши родяшся ‚ отЬ 
коихр болотная или мергеловатая земля сло- 
ями швердфешЪ , которая ошЪ смЬшавшагося 

СЪ нею (Фрнаго чада вФ каменные уголья 

прешворяешся. 


ПримБч. 
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ПримБч. 5) ТакимЪ образом чрезЪ двоеше яв- 


ствуешф [смошри выше примВч. 4], чшо 
шф ошибающся › Ккопюрые бывающей обык- 
новенно Е Англи густой дымЪ за сБрной 


дымЪ почитаюш> , по шому чшо [Фдко и’ 


никогда почши СБра ЕЪ каменныхЬ утольяхЬ 
не находится. РавнымЪ же образомЪ и шБ 
заблуждаюшЬ ‚› которые думаюшЬ ‚, будшо 
то сБрной чадЪ › чшо вЪ каменноутольныхЪ 
ямахЬ зажигаепся. Подлинно › чшо когда 
торное масло ‚ вЬ ямахр простирающееся , 
больше землй не находиш ‚ вЬ которую 
бы оно вмБсшишься могло ‚ шо в возд ухЬ 
плаваешЪ , и шошчасЬ зажигается ‚ сколь 
скоро огонь до него дойдешЪ (С. РЫфр. 
Ветвет:. Феи 'Т. Г.). По сему разсудить 
можно ‚ бываешф ли столь `вредишеленЬ 
дымЪ ош каменныхЪ утгольевЬ , какЪ о немЪ 
думают ‚ и зависишЬ ли ошЪ него чахотш- 
ная болБзнь вЬ Англи ? ЕжелибЪ Сфрной 
дымЬ пому причиною былЬ ‚, шо бы наши 


жишели здБсь в Фалунб ошЪ сей болБзни 
гораздо ббльшей опасности подвержены бы- 


ли, нежели Агличане. Напротив шого` ка“ 
менноугольной и СФрной дымЪ. воздух чи- 


стишЬ. А чшо до простирающагося вЬ ка’ 
менноугольныхЪ ямах дыму касаешся ‚ ко- 


торой взявЪ силу людей улушаешЪ › сврчи 
и горяцие уголья погашаешЪ › и ош рудо- 
коповЬ вреднымр воздухомЬ называется’, 
оной ошЪ Загарающагося чада › о кошоромЪ 
мы выше сего объявили ‚ различенЪ ‚ и со- 
сшоишЬ вЪ сФрномЪ чадЬ ‚ которой какЪ 
сквозь каменноугольныя › шакр н сквозь 

прошу 
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"роттч!я ямы просптираешся , и часто , на- 
ипаче вЪ рудокопныхЬ ямахЬ , СБ арсени- 
ком смЬшанф бываешф. Смотри у Три- 
вальда в истори Королевской Шведской 
Академи НаукЪ 1740 тода на страницВ 
37.5. 


$. о. 


ГАГАТЬЪ или черная хамениая втола 
(Вйитеп ди тит 1арй4еит. ригит. Саваз. бисстит 
истит. ОБаних 1арз. Сетта батойтада Рип. 
Сий в БыаЬ,) бываешЪ шакф тверда и крфи- 
ка ‚ какр камень: вр огнБ гориш, и по 
большой часши на водЪ плаваешф ‚ притомЬ 
полируешся, и изрядной лоскЬ даешЬ, Ко- 
гда оную пошрешь ‚ шо она такой же за- 
пахь имфбшь будеш ‚ как и каменной 
уголь. При шомЬ шакую же элекшриче- 
скую силу имБешЪ, какр яншарь, шо есть 
также всяктя вещи кЬ себБ пришягиваешЬ 
и подымаетЬ. 


ПримБч. 1) ГаташЪФ часшо <Ъ чернымЪ ататомЪ 
за одно почитаешся ; но по загарающемуся 
свбйству › запаху ‚ легкости и по прозрач- 
носши его ош шяжелаго агаша легко раз» 
личишь можно, ДФлаюшЪ изЪ него вЬ Вир- 
шембергВ шабакерки ‚ запястья , висульки 
и прошчее весьма изрядной работы. 

Примч. 2) Во время перегонки выходишф изЪ 
гагата 1) бБловашая кислая вода ; 2) чер- 
ное жидкое масло, и 3) черное гусшое на 
подоб1е коровья масло. 


у При- 
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Приифчантя о горномЪ жирф. 


Зсякое масло состоишЪ из3Ъ нБкотшорой водй И 


горючей земли ‚ или отчасти загарающей- 
ся машери $ по чему и о нефти шо же 
примфчать должно ‚ которая сверьхЪ’ обЪяв- 
ленныхЪ смфшешй еще кисловашой спирт 
вЪ себБ содержишФ ‚ которой есшь извБет- 
ной сБрной чадЪ. И шакЪ состоишЪф нефшь 
из тшрехр вещей ‚ а именно: изЪ воды . 
затарающейся матер!и и изЪ кислаго спирша, 
Ежели оное смфшене еще <Ъ н6которою 
землею соединишся [что тогда случается , 
когда сБрная кислосшь распущаешся, и еще 
другую землю вЪ себЪ содержишЪ ] , шо дБ 
лаешся каменное масло. Ежели СЪ онымЪ 
масломь еще трубая и нерастворившаяся 
земля смЬшается › шо ошФ того горной де- 
тошь происходит › изЪ кошораго по высу= 
шен!и горная смола ‚, а напослБдокЪ по до- 
вольно продолжающейся просушк$ , какЪ 
выше сего обфявлено ‚ таташФ здФлаешся $ 
о рожденижЬ горной смолистой землй и 
каменныхЬ угольевЬ о каждомЪ порознь вы* 
ше сего обЪявлено. 


———П—ы=,=—— 


ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТАЯ. 
о ЯянНтТАрБ. 


1. О яитарЪ вообще. 

2. О свБтломЪ янта р разныхЪ сортовЪ. 

3. О непрозрачномЪ янтарЬ разныхЬ же сор= 
пювЬ. | 

4- О цЕБтномЪ яншарь сЪ его сортами. 


б, т. 
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$, 1. 

ЯНТАРЬ (5исстит Катаре. „Ата ситиа. РодЪ 
Ейснит) сл^Ъауюция свойства имбешЪ: 37, 

1) Каменную швердосшь ‚ ШЮлько 
пришомЪ хрупокЪ и ломокЪ бываешЪ. 

2) ВЬ огнБ распушается › горишЪ , 

и пияшной запахЪ ошЪ себя излаешЬ $ а 
по выгорБнйи остшавляешЪ черную массу на 
подобле горной смолы. 

3) Бываешр цвФшомЪ всегда свфшельЬ ,› 

а чернаго никогда не находишся. 

4.) ВЪ водЪ тонешЪ ‚ наипаче когда 
онЪ вЪ большихЬ кускахЪ состоишЪ. 

$. -% 

СВЪТЛОЙ ЯНТАРЬ (5исстит реЦисит) ВидЬ 
бываешЪ прозрачен ‚, а ивогда шакЪ чисшф 208. 
и св5шелЬ ‚ как хрусшаль $ по большой 
Части заключаешЪ вЪ себЪ н‚кошорыя п Ъ- 
ла. и не имфешЪф такой электрической 
силы ‚ какЪ прошч1е непрозрачные янтари. 

КЪ оному' принадлежашЪ: 

1) Б%лой епфтлой янтарь ( Эисетит ра- 
шааши аФфит). 

2) Синежелтой (Эистит ршадит рае 
Дачебепу). 

3) 1/итроннаго циФта (бисстит реЦис4ит 
ситтит). 

4) Золотоиифтной сифтлой янтарь 
(Зисднит реЙшадит ушегиит). 

$) Темнохраеной (Эиеатит реЙисЧит орви 
те Тиртит ), | 


Кажется ‚ что золотоцвфшной свЪюлой или 
прозрачной яншарь есть шожф ‚, чшо хризе- 
у 7 лекшрумЪ 
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лекшрумЪ назызаешся , хошя Се зване при- 
личнребЬ было хризолитшовому роду [гл то. 
б. 10. №. 4.]. Сей золошоцебтной яншарь 
имБешЪ и Че преимущество предЪ в ми янша- 
рями ‚ чшо онЪ всегда природную свБтлость 
имфешЬ › а не искуссшвомЪ произведенную , 
по шому что такую свБшлость имфющей ян- 
тшарь ‘6лФденф бываешЪ. НФкоторые янтарь 
не шокмо очищашь , но и всякой цеЕЁшЬ , 
какЪ напримЪрЪ красной ‚ синей , фюолето- 
вой ‚ пурпуровой ‚ зеленой и бБлой при- 
дать ему могушЪ › шакф чшо он на дра- 
тоибнные камни походить будет ‚ и ко 
всякому ‘украшеню упошребленф бышь мо- 
жешф. Его шакЪф свБтлымЪ задБлашь можно › 
что онф кЪ аБланю микроскопов ‚, зажи- 
ташельныхр зеркал ‚ призм и тому по- 
добнаго тоденр бышь можешЬ. 


‚прок. В 


НЕПРОЗРАЧНОЙ ЯНТАРЬ (5исстит  ора- 
сит) бываешЪ едва полупрозрачень ‚ а ино- 
гда со всБмЬ шеменЪ разнаго ивфшу › при- 
том великую электрическую силу имфетЪ. 
КЪ оному причисляюшся 

1) Бфлопатой нелрозрачной янтарь 
(Зисстит орасит аит`) называется всякой не- 
прозрачной яншарь ‚ кошорой ивфшомЬ на 
молоко ‚ жемчугЬ ‚ или на другое тому 
подобное походишф Под сим зван!емЬ 
разум5юшся всф чешуйчатые ‚ дымчатые, 
водянистые ‚ и прошчихЪЬ цвБшовр непро- 
зрачные янтари. 


Хомх 


оо 
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Хошя н5Ькошорые ошФ 7ми до 8ми сортовЪ се- 
го благо янтаря счисляюшф ›‚ какЪ вЪ раз- 
сужден!и свфшлато и шемнаго благо скБта, 
так и наружнаго его виду ‚ то есть: ко- 
гда онф чешуйчатЪ › волнистФ ‚ или инато 
какого цвфшу будеш ; однако не рБдко 
случается › Чшо в одномЪф янтарномЪ ку- 
В можно примбтить разные виды › На- 
примБрЪ либо онф чешуйчашф ‚ и пришомЬ 
волнисшф ‚ как жемчужнаго и молошнаго 
ивбша ‚ либо же водянисты или чешуйча- 
пы и шому’ подобные. По сему за излиш- 
нее признаваешся считать столько сортовЪ, 
сколько кусков яншаря находится ‚ что 
не обходимо учинить надлежало бы , когда 
бы мы о шакихр малыхЪ перемБнахЪ и 0б- 
стоятельсшвахЪ здЪсь разсуждать намБрены 
были. 

2) Желтопатой иелрозрачной лнтарь 
(5истит орасит Пашесет;) бываешь цитронна- 
го ‚ или восковаго или шемножелшаго цвф- 
пта. | 

3) Темноцифтной нелрозрачной янтарь 
(Зисстит орасит [ирит_) естпь созершенно тем- 
наго или дымучато цвфша подлЬйпий родЪ 
яншаря , вЪ котором нФсколько земли со- 
держится ‚ ошЪ чего он непрозраченЬ бы- 
ваешр. 

| и 6. 4. 

ЦВЪТНОЙ или лестрой янтарь ( $исстит 
оНонЕ регекттае соотацт. бисстит соот ит) на- 
Зываешся шошф , кошорой сверьхЪ обыкно- 
венныхр свфшлыхЬ извфшовЬ еще друше 
имбешф ; ло чему вЬ ономЪ содержишся 

Уз нфчио 
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нВчшо шакое ‚› ош ‘чего с1я краска зави- 
сишЬ , и чего вЬ обыкновенномЪ свЪшломЪ 
яншар® не находишся. КЪ оному причи- 
сляющтся 

1) Зеленопалтой литарь (Зисенит соота- 
Фит зле). 

2) Синепатой лнтарь (бисстит соотаит 
воетще[сеиз ). 

3) Разноцифтной янтарь (исстит воо- 
таит чарт), 


Жентманнь вЪ исчислент родов ископаемыхЪ 


изЪ землй иль упоминаешЬь о пестромЪ 
янтарБ, 


Примфчания о яншарВ 


$) Янтарь достаютЪ шроякимЪ Образомф ‚ а 
именно : т) НеводомЬ изЬ балпийскатго моря 
около НФмецкихЪ береговЪ , глубиною отЪ 
Зо ши 40 40 саженф , наипаче когда (вер- 
ной вртрЪ дуешЪ ‚ кошорымЪ янтарь кЬ 
берегу выносишЪ $; а се изьБсшно ‚ но то- 
му что на берегахЬ выкинутая вфтромф и 
волнами морская трава доказываешЪ. На 
Ан морскомЪ ‚ <Ъ кошораго янтарь нево- 
домЪ вышаскизваюшф ‚ находишся песчаной 
каменной хрящф или ошм$ли. Сей яншарь 
называется „морсхи.мб (5исстит аи). 2) 
СобиразйемЪ по морскимЪ берегам изЪ пе- 
СКУ › погодою и волнами вынесеннаго. ав- 
нымЬ образомЪ и вр ШонахЬ яншарь нахо- 
дятЪ , которой шакже кр морскому янша- 
рю принадлежишЪ. 3) ВыкапывашемЪ изЬ 
землй ‚ гаЪ лншарь по большой части вЪ 

песош- 
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песошныхЪ слодхЪ лежишф ‚, которые сверь” 
ху сперьва квасцовою землею, а пошбмЬ 
каменными Угольями. или горною смолою 
болБе покрыты бываюш?. СимЬ способомЪ 
яншарь вЪ Прусли вЪ великомЪ множествБ 
добываешся ‚ ГАБ оное добыване кЪ соб- 
сшленнымЪ Королевским доходамЪ принад- 
лежишЪ. ‹ ВФ босфи вЪ 1738мЪ году вр 
УкраинБ. „‘разстоящемЪ ош КЧева в 20 ши 
версшахЬ , нашелся сперьва слой шемно- 
цврихнаго. песку или янтарнаго хряща » По“ 
ШОМЪ насподшей янтарь, а напослБдокЪ 
обыкновенной 6Ълой песокЪ. Сей шакимЪ 
образомЪ добытой янпарь называется исхо- 
лае мы. янтаре.мб ( Зисстит Ю/е)). Ней- 
манЪ вЪ насшавленяхЪ ХимическихЬ 173110 
года. фаэсуждаешь , чщо находящейся. въ 
крЬикихЪ  торахЪ. м разсВлинахр яншарь › 
какр вЬ нБкошорыхЬ м5стахь во.Франщи и 
инд, въ шБхЬ мБсшахЬ не родился, но что 
оной есть . осташокЪ ошФ всемирнаго па 
пюпа. 


2) Чрезь двоеше явствуетЪ ‚ что янтарь соч 


стоишф 1) изЪ простой воды $ 2) изЪ ма- 
сла „ которое со всБмЪ на горное масло, поч 
ходишь › и кошорое при смЬшени сЪ адка- 
лизованною водкою ош оной ошабляется у 
3) изЪ кислой лешучей соли; 4) изЪ зем- 
ли ‚которая быгаешЬ черна и похожа. на 
горную смолу › ежели изЬ оной аншарное 
масло выдвоено не будетр. ИЗЪ сего видно , 
какимр образомЬ ‚ янтарь раждаешся, и что 
оной между горными смолистыми машерм- 
ми числишь должно ; а Че кромБ вышепи- 

У 4 саннаго 


43 о ) 312 (05% 

саннато слфлующимь опытом доказано 
быть можешр ‚, а именно: надлежишЪ ян- 
шарь распустить вФ купоросномЪ масл › и 
сливЪ шошф расшворЪ , сколько’ онаго бу- 
дешь , воды прибавить ‚ ош чего рой 
порошмокЪф на дно отляжетф ; и ежели по 
сполоскани и просушкБ сей порошокЪ на 
торяче ‘утолья насыпанЪ будетЪ , то оной 
распустиися › и издасшр ош’ себя запахЪ 
такой же, какой горная смола имфешЪ. Ка- 
жешся ‚ что янтарь слфдующимЪ образомЪ 
ражазешся: когда сфрная кислосшь , содер- 
жащая вЪ себЪ нфсколько разшворемной зем- 
лй ‚ курешемЪ или плавкоспйю своею хотя 
НБсколько до горнаго масла коснешся ‚ шо 
отЪ сего здБлаетшся згусшФне , вЪ копюромЪ 
живущя или мершвыя тала расптущато „ 
минеральнато и живошнато родоБЬ включены 
бываюшЪ ‚ кои по сему ужё шлфныю подвер- 
жены быть не могушЪ ; и слФдственно ма- 
лыя живошныя , напримЪрь муха ‚ комарь, 
муравей и шФмЪ подобныя великолфинБе по-. 
требаются ‚ нежели обладашели земные. 
ИскусствомЪ доказывается ‚ что шакуя зту- 
стфнйя случиться могушЪ , чему примбры 
У Химиковр находяшся. ВЪ разсужденижЬ 
того ‚ что мы такое згуспфые купоросной 
кислости приписали ‚, можно оное изЪяснишь 
тм , что котла В анисовое масло нВко- 
прое извбешное количество купороснато ма- 
сла прильешь ‚ шо упомянушое згустфие 
окажется. 

$) Что 40 ХимическихЪ операций , надЪ янта- 
ремЪ искуссшвомЪ производимыхЪ. (Асеня 


есиг) 


4) 
$) 
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Дисс’) касаешся , яко бы аншарь безЪ ог- 
ня совершенно расшворишь , и потбмЪ по 
произволен!ю паки спуститть можно о оное 
дальн‚ишими опытами изслБдовано быть 
должно. ОбЪфявляютЪ о Керкрин" ‚ будио 
бы онБ се искуссшво зналЪ. Генкель уш- 
верждаеш , что есть шак1е способы ‚ чрезЪ 
которые янтарь в алкализованной волк 

распустить можно, Но чтобЪф один кусокЪ 
<Ъ аругимЪ вмфстВ -слБпишь ‚ оное др- 
лаешся посредствомЪф шакой вязкой маште- 
ри › которая изЪ мастики ‚ льнянаго ма- 
сла и серебряной пБны ( Г/ИБатрйчит) состав“ 
лена, или и однимЪ льнянымр масломЪ , 
ежели напередЪ янтарные куски у огня на- 
трёшы будушЪ. 

ИЗЪ янтаря дБлаешся лаковой ферниб , © 
которомф Химики упоминаюшЪ. | 

Непрозрачной янтарь дБлаешся прозрачнымЪ 
слВдующимЪ образом: 1) Ежели оной за- 
вертБЪ вЪ бумагу надЪ кипящею водою , 
или вЪ горшкф , пескомЪ насыпанномЪ , 40 
или боле часов на огнБ парить будешь , 
то изЪ шого куска усмотришь ‚, какую си- 
лу огня янтарь выдержать можешЪ. 2) Ко- 
гда оной опустияЪ вЪ рБиное масло ‚, два 
ани варить ‚, и отонь осторожно умножашь 
станешь $ нркотшорые думают ‚, чшо по 
же самое здлаешся ‚ ежели янтарь 5Ъ мяс- 
ной похлебкЬ или вЬ ухБ варенЪ будешЪ; 
Удивительно ‚ что ошЪ льнямаго масла ы 
Которое хотя изЪ веБхЪ масленыхЪ сортовЪ 
больше разгарячаешся ‚ однако янтарь чище 


8е дБлаешся, 
У; ГЛА- 


бо.) 314 (©5% 


ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ПЕРЬВАЯ. 
о АМбДрр. 


$, 1,-0 амбрЬ вообще, 
2. О песшрой амбрБ, а именно <Р желшы- 
ми и черными пятнами. 
3. О одноцЕБтной амбрр $ 1) брловатой ; 
2) желтоватой $ 3) шемноцеБшной $ 
и 4) черной. 


$. Г. 


родЪ АМбрА (Атиа) имфешЬь слБдуюнция 
38. евойспитва ‚ а именно: 


т) Одна бываетЪ магка, шокмо при-, 


шомр вязкаго смЬшеня ‚ и почти шакова ,› 
какр воскЪ ; по чему исшолочь оную шруд- 
но. По большой части насквозь ложбинные 
слои вЬ ней проситираюшся. 

2) Распущаешся вЪ маломр огнф сЬ 
пряшвымЬ запахомЬ ‚ а вр большемЬ огнЪ 


со вс5мЬ лешуча бываешь, м остаешся. 


токмо н5сколько: пыли, С 
3) БывдешЬ разнаго , а по большой 
часши шемнаго ивфща. 
4) На водБ всилызаен!р кЬ верьху. 
9..2. 

ВидЪ _—_ НЕСТрАЯ АМбрА (Ата Ни Фа ти 
211. СО фетекаа. Атиа рта) имфешЪ внушри 
бБлыя , черныя или желтыя пяшна ‚, а 
снаружи покрыта сФфрою или шемносфрою 
коркою, Иногда заключаются вр ней вся- 
ктя посшороннтя шФла, какЪ. перья ‚ птичьи 
носы ‚, рыбьи косши ‚ и друйа шому по- 
добвыя. 


име же 


9-е ) 35 ( 05 


добныя. ‹ С1я песшрая амбра бывает двухЬ 
соршовЪ: 

1) .4.мфа св желтыми лятнаии (Ат- 
рта ста тасийз Пашз). 

2) .4.мфая сб черныьии лятнами (атрга 
57а тасийз шт). 


Церьвой соршЪ сей амбры есть наилучшей › и 
продавался грань по 8ми грошеновЬ › или 3 
золошника болБе 12ти ефимковЪ ; а нынВ 
уншя или б золошниковр продается по 15ти 
ефимкозЪ. Голландская ОстФинадская компа- 
ня напредь сего имфла кусок амбры вБ- 
сомЪ во 1:82. фунта , кошорой за 11000 
ефимковЬ купленЪ был ‚ а ибслЪ сей ку- 
сокЪ по малому числу в рознь проданЪ. 
Самая хорошая амбра вЬ ббльшемр множе- 
сти выходишь изЪ Мадагаскары и изЬ Су 
матрайскихЪ острововзЪ, 

$3. 

ОлдноцВЬТНАЯ АМбРрА (Ата инсоог) 
имЪелф только один цзБшФ › а по край- 
иЪй мЬрБ никаких пяшенЬ и струй вЬ 
ней не усмашривается, При шомЪ ошЪ нея 
такого пруяшнаго запаху не бываетЬ ‚ какЪ 
ош песирой амбры , а иногда оной запахЪь 
нЬсколько  пропгивенф случаешся. [аздЪ- 
ляешся на слЬдуюцие сорщы : 

1) Б%лопатая алм9ра ( Атта ипгсоог аа). 

2) Желтонатая (Ашфга ишсо!от сита) › 
которая не рБдко ошр прошчихЬ соршовЬ 

%9бо находится ‚ хошя впрошчемЬ часто 

80 пестрой амбрЬ выфшана бываезиф. 

3) 


Видв 
2т2. 


9бо ) 316 (056 

3) Темноцифтная амбра (Ата ипсоот 
Луга) достается изЪ кишовЪ ‚ и обыкновен- 
ной прошивной живошной запах имфешЪ. 
Бываешф по большой часши гладка , и СЪ 
виду кажешся ‚, будто бы она кожею по- 
крыша была. 

4) Черная амфа (Атра итог пта’) 
достаешся шакже изЬ кишовЪ ‚ весьма, чер- 
на и какЬ полирована бываешЪ › при шомЪ 


издлешр ошчасши противной живошной 
запахЬ. 


ПримБчантя о амбр5. 


1) Писатели. долго сомнбвались о амбрБ, и 
естьли бы разныя ихр об оной мнБния здБсь 
обЪявляпть ‚› Шо бы ‹<4е вееьма пространно 
было. Одни думаютЪ ‚ будшо оная проис- 
ходишЬ ошф живошнаго рода, по шому что 
вЪ китах амбра находишся. друге разсу- 
ждаютЪ , чшо она кЪ роду расшфн!й при- 
надлежишЪ ; наконец шрепии причисляющр 
ее кЪ водяному роду ‚ почишая оную за 
морскую пБну › и шакЪ далфе. Ежели ам- 
бру изслБдовашь ‚ то найдешся ‚ что она 
состоишФ 1) изЪ воды; 2) изЪ кислаго 
спирша , которой однако не столь киселЪ › 
какЪ уксусЪ $3) изЪ масла ; 4) изЪ н5ко- 
пораго малаго количесшва лешучей соли ; 
и наконец 5) изЬ малаго числА пыли › 
кошорая почши нечувсшвительна. — Масло 
таково же почши , каково и горное ‚а ле- 
птучая соль походишф на шу ‚ каторая вЬ 
каменныхЬ угольяхЬ и янтарБ бываешЪ $ 
[см. Гл, 32. примБч. 2.] шолько оная не ша- 

кою 


480) 317 (05 
кою пропоршею ВЪ амбрБ находишся , по 
чему о рождени и сходсшвБ оныхЪ двухЬ 
вещей шФмЪ боле удосповфришься можно. 
ИЗЬ вышеписаннаго явсшвуешф ‚ что амбра 
сперьва была пловуча, что включенныя вЪ ней 
постороння вещи доказываюшЪ. ВБроятно , 
что когда амбра вр Соленое море занесена 
будешф ‚ шо кишы оную тлотаюшфр , ко- 
торые можеш бышь кЪ амбрф великую 
жадность имрюш ‚ по шому что не можно 
шому прекословить ‚ чшобф изЬ кишовЬ 
амбра не доставалась. 
Для различенйя настоящей амбры ошЪ под- 
&Бльной [ибо подмёшиваюшЪ ее другими ма- 
шерями для высокой ЦБны , вр которой 
оная состоишЪф] надлежитЪ примБчашь слЪ- 
дующее ‚ а именно: 1) настоящая амбра 
по разломан!и не равна является. 2) Еже- 
ли ВЪ оную горячею булавкою шкнешь › шо 
ничего кф булавкЪ ошЪ нел не присшанешЪ , 
и хорошей запахЪ почувсшвуешся. 3) На- 
стоящая амбра распущается. При шомЪ она 
мягка и вязка , шакЪ чпю ежели ее пести- 
комЬ растирать станешь › шо кЪ оному 
пристанешф. 5) На торячихЬ угольяхь безЪ 
великаго дыма сЪ пруяшнымр запахомЬ со 
вебмЪ распущается. 6) Ежели надЪ скБчою 
в серебряной лошкЪ распусшишь › шо она 
шакже безЪ пузырей вся разойдешся, и цвБ- 
помф шемняе здБлаешся. 7) Настоящая 
амбра ‚ ежели оная надЪ сБчою держана 
будешЪ , немедлФнно загараешся ‚, и безпе- 
Рерывно шакЪф как свфча горишф до шхЬ 
порЪ , пока ничего почшы не останешся, 8) 
Напре> 


родЪ 
39, 
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Напротив шого отр подАБльной амбры пб- 
слЪ жжения всегда н6чшо на уголья похожее, 
какф золу или земляныя частицы ‚ остаеш= 


СЯ, 


2) Насшоящая амбра никакого вкусу не 


имБешЪ, 


ЕЕ —ы—ы=—ыы—3—_— 


ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ВТОРАЯ, 


о СБр$. 


6. 1. О ББ вообще, 


2. О 


3.0 


4. О 
5. О 


6. О 


7. О 


самородной Вр; 1) прозрачной $ 2): 
непрозрачной $ 3) на волосы похожей $ 
и 4) о (ФрныхЬ цеБмкахЪ или (ФрномЪ 
порошкБ. 

фрномЪ; смфшени или ‹Брной землЬ 
и ея соршахЪ, 

колЧаданБ разныхЪ соршовЪ, 
колчаланныхь кашышкахр или такЪь 
называемыхЬ ие яицахр ср при- 
надлежащими кЪ онымЪ сортами. 
марказишахь имбющихЬ мног!я сторо- 
ны и разныя фигуры. 

водяномЪ колчаданБ тшроякаго сорта. 


5: 34 


СБра (5) по слФлующимЪ свой- 


сшвамЪ познавается ‚ а именно: 


т) По шочномЪ разсмошр5ви сложе- 


н1я ея часшицф оказывается , чшо она 
есть плошное ‚ шолько хрупкое тФло, ко- 
торое по большой часши «< другими под- 
земными шБлами' сифшано, 


2) 


+8 с) зто (05% 

2) ВЪогиБ длешЪ отЪ себя синее пла- 
ия › и притомЪ кислой вонючей запах ‚ и 
ежели чисша ‚ шо безЪ осташку згараешЪ. 
Будучи поставлена вЪ горшкЪ на малой 
огонь не загараясь  распущаешся ‚ и полу- 
чает тогда красной ивфшЪ , которой па- 
ки в желшой прешворяется › какЪ скоро 
сБра простудишся. 

3) Чистая бызаешЪ желшаго цафша. 

4) ВЪ вод нета 


а: > 

САМОРОДНАЯ СЪрА (5$щрфи" маниит ри- 
тит, Дашит. ЭшрБиг шит.) бываешЪ весьма или 
нБсколько прозрачна. а ивфшомЬ желша, 
Чисшошу ея зрезЪ огонь познать можно , 
вЪ кошоромЪ она немедлЬнно загарается. ра- 
задФляется на слЪдующе сорты : 

т) Прозрачная с%ра (ЭщрЬш" «лишит реЙи- 
сит) есть со всфиЪ прозрачна и на хру- 
сшаль нохожа ‚ а по крайнЪЙ мБрБ полу- 
прозрачна ‚ блБдножелшаго или цитронна- 
го ивбша. | 


ВЪ хрусталяхЪ ли (Ша прозрачная Сфра находичи- 
ся. о шомЪ за подлинно еще не извсшно, 
блБдножелшая прозрачная сБра называется 
на ФранцусскомЪ языкф бои/"е 4е диайшир , 
или Зоне 4е ци4оп , или боире 4 дицац. 


2) Нелрозрачная ( Эри" слиит орасит ) 
бывает желштаго или свьшложелшаво ивЪ- 
Ша ‚ шолько непрозрачна. я 
ты 3) На полосы лохожая (Зиг хит 
арШаге расшемЪ на подобле волосок ЕЬ рас- 

сфлинах' 


РидЬ 
т 3 


%бо ) 320 (05% 
сФлинахЪ огнедышущихЬ тгорЪ , как вЪ 
Везуви. 

4) Сфрные ципъты или сфрной лорошох8 
(5рьи" хит ришешетит ацшз вПогерсет) хошя 
и не примфшен ‚ однако находишся вЪ 
птекучей водЪ › как порошекЪ ‚ шакже вЬ 
каналахЬ и прошокахь, 


Находяшр его при АкенскихЬ шеплицахь и 3 
другихЪ мЪФстахЪ. Смошри у Шейхцера вЪ 
описан!и ископаемыхь вЪ Швейцари шЪлЬ 
на сшраницб 18с. 


$6. 3 


ВидЬ СБрноЕ СМЬБШЕНЕ ‚, сфрная зеиля 

214. (Эри ‘пайиит , тих от5 репертиае › соотайцт. би] 
рриг сОотаит. "Тата 5рЬигеа) находишся по 
большой часши глинистыми клубами, и 
бываешЬ иногда больше ‚ д иногда меньше 
прозрачно. Оное по озимфннымЬ и сФр$ не- 
приличным постороннимр ивфшамЪ легко 
узнаиь можно , и пришомЬ не скоро зага- 
раешся. Соршы его суть слфдующше : 

') Бфлое сфрное смфшенёе ( ЭШффиг с004 
щит @фит) бываешЪ смфшено сЪ Извесшно- 
ватою землею или квасипами , и так мяг- 
ко ‚, какр глина. Находишся вр горб Ве- 
зуви. 

2) Сфрое (5щффиг сйонйит стетит) на- 
ходятЪ по большой части сЪ землею сФра- 
го цвфша или сЬ глиною смБшаыное ‚, ко- 
орое <Фрною землею называется. 

} 3) Зеленое (бшфьиг соот ит «т4е) ино- 
й. тда прозрачно бываешЬ, шолько бы 
В 


460 ) 32: ( 05% 


вЬ себБ постороннёя частицы , Что по зе 
леному пвфшу заключить можно. Нахе- 
дипея шакже вр Везуви. 

4) Чернопалиое (бшрёш' соотойит тит) , 


которое ‚, какЬ думать должно ‚ сверьхБ` 


сФры нфеколько горнаго жиру вЪ себЪ со- 
держишь. 
. $. 4: | х 

КОЛЧАДАНЪ ‚ сЪрной или желбзнои 
кола данб ‚ огненной камень (бриг Тегто пите- 
гаи , пипега @фотт , райЧе Дана пиете. РугИез 
ЛЧрьигеиз ти@з `Руготасфиз У 1етит.) есть вЪкоп:0- 
рой родь руды, точно опредфленной фи- 
туры не ииБющей , и бываешЪ блБдножел- 
шаго блистающаго ивБта. Огонь много и 
мало имЬ высфкаешся , смотря по его кр5- 
пости , причемЪ выскакивающф большия 
‘искры сЪ сБрнымЪ запахом. ЗВЬ огнЪ шре- 
скаешся ‚ и испушаетЬь синее вламя ‚, а 
при томЪ сфрнымЪ запахомЪ дыхан!е захва- 
тываетф. ПошбмЬ сБрной блистлюшей 
онаго ивфшЪ перембняется вь темнокрас- 
ной порошокЪ. "Также содержит вЪ себБ 
нфсколько желФза. Сорты его суть: 

г) Чистой сфрной холчалачз ( РугИез 
Лщрьитси; фигиз пиди’) бываетЪ столь швердЪ, 
что имЪ весьма много огня высФЗкаепкя ‚ и 
по шому оной есть точной огневной ка- 
мень древнихЬ. Впрошчемь ош горных 
родов ничего не заимствуешЪ ‚ и внушри 
зтвердЬ и гладокЪ являешся, 


Такой колчаданф добываешся ири Дилиб #% 
Нерикф, | : 
Ф 2) 


ий, 


едой ДИВО ОКВ ебли ль быль: 3... Е Ферри Гры мы 6 пошив ть абы мили лан 


ВидЬ 
216. 


бо) 322 (65% 


2) Грубй сфрной холчаланё ( Рутиез щ- 
ФРитеи’ тиб › ар4е 4ито пими’) есть также 
крфпокЪ , шолько онымЪ не столько ‚, какЬ 
чистымЪ швердымЪ ‘колчаданомЪ огня вы- 
сфкашь можно. Сей соршЪ сЪ крФикимЬ кам- 
немЪ см5шанЪ бываетЬ ‚ и с1е пришчиною 
соспоишЪ › что оной на воздухБ самЪ со- 
бою не распадлешся, ежели напередЪ обож- 
жен не будетЪ. 

3) Рухлой (Ру’Иез Шрьигеиз ‘ти, Парще 
оо" ппхи), коимЪ для см5шемя его со 
многими мягкими и рухлыми камнями или 
мало или со всбмЬ огня высфкашь не мож- 
но ‚ по шому чшо онЪ весвма мЪлко рассы- 
пается , или со всБмЬ ломаешся. На воз- 
духБ самЬ собою распадается ‚ и меньше 
желфза ‚, нежели вышеписанные сорты , вЪ 
себБ содержищЪ. 


Такой колчаданр находишся ВБ Финланди и 
другихь мБсшахЪ. 


$6. $5. 
КОЛЧАЛАННЫЕ КАТЫШКИ ®;‚ горных 


‚яица (5щрЬиг питегаиит сттега воДа сонсте- 


ит, СЧошиИ ругиасе!) бываюн!р разнаго ивфша , 
и состояшЬ из овзлистыхЬ и шочно круг- 
лыхЬ клубов , ядерЬ ‚ почек и пласии- 
нокЪ, которыя вр горахЪф или вЪ земл$ смБ- 
шаны находяшся. Внушри бываюшф твер- 
ды и кобпки ‚ или слоисты и струеваты. 
Иногда много ; а иногда мало сфры и же- 
лБза содержашф , и не всегда огонь ими 
высфкашь можно. КЪ онымЬ причисляют- 
ся слБдующие соршаы: 
т 


в =. 


$ 
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1) Колчаланные хлубы ‚, холчаланные 
шарики (Софи! ругйасе! рЬаетс!) бываю круг- 
лы ‚, желшаго ‚ блисшающаго или шемнаго , 
на ржавчину похожаго и другихЪ ившовЬ, 
изЪ коихр шокмо желтыми огонь высфкать 
можно. , 
2) Полухруглые . холчаланные шарихи 
(Софи рупгасе фет/рьаес?) внушри бывают 
слоеваты или струисшы ‚ желтаго › бли- 
стающаго или другаго пвфта. : 

3) Колчаданныя почки (САЙ ругйасе 
о1опрт ) имбюшЬ круглую продолговатую , 
или почши овалистую фигуру › а изЪБтЬ 
ихЪ бывает красной ‚ темной или желшой 
блистающей. 


Франкенбергской продолговатой плоской круглой 
колчадань арсеникЪ вр себБ  содержитЪ. 
‚Смошри у Генкеля на страницВ 263. 


4.) Колчаданиыя кисти (Сор ругИасеЁ` 


Фомтупит сопстей) растушЪ на подобе вино- 
градвыхЪ кисшей пучками , изЪ коихЬ каж- 
дой востоишф из развыхЬ сросшшихся 
колчаданныхЬ зернышекЪ. 

'’ 95) Колчаданныя лластинжи (СТоРий ру- 
"пасе Мат ой сотр’ п) не рЗдко на шупейные, 
гребни походят, а н5кошорыя на круг- 
лыя ‚ и при шомЬ плосктя лепешки. 


Таке колчаданные шарики , ЕЪ разсужден!и 
разныхЬ ихр цзБюовь ‚, могут раздБлены 
быть на слБлующе соршы' » а именно : на 

8); 5.1% дножелтые Флистающае ( С1ошё 
РутНасе! раШЧе Пий’) , каковы бываюшЪ цеБ- 
ФЗ том 


ЕЕ 
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томф желшы › блистающи , а фигурою 
круглы или кругловашьы , на воздухЬ рБдко 
распадаются ‚ при выСФкани огня ‹Фрныя 
искры от нихЬ отскакиваюшЪ. Находяп- 
сяжь вЪ горахЪ. 

2) Тернопатыя  колчаланных —лочхи 
(Слои! ругнасе! тосатез. Шиета Маги Га- 
75 Нада) снаружи кажутся черноваты ‚ а 
внутри желиоватой цуБшф имрютР у на 
воздухВ ‘коро распадаются , и огня ими вы“ 
сБкашь не можно. СодержашЪ вЪ себЪ ино- 
тда ‘много › а иногда мало желЬза ‚ и’ на- 
ходятся вЪ землЪ или глиняныхр ямахЬ. 

3) „Чглинекой холчаланв (Сор рутйа- 


се? оатиран. Ругиез Анейси’) бываетЪ ск’. 


лосфрато блисшающего цвБта , на воздух 
не распадается › огня имЪ высБкашь не 
можно ‚ шакжё и желБза вЪ немЬ не содер- 
жишся. 

4) На ржапчину лохоже холчаданные 
лнарики и лластинхи (Си ругиасее во0те 
Ро «её тифедеше) имБюшЪ снаружи шемной 
цБРИР , или походяшЪ на желВзную” ржаб- 
чину $ огня ими выФкашь не. можно › И 
на воздухБ не распадаются. 


6. 6. 
МАРКАЗИТЫ или, холчаланные сруста- 


‚ ми (бщрффие ето ттетаиит › та содаШрии. 


Магсраа. ‚ Суда! рутиасе!. Шуии/а ругНасеа) вЪ 
разсуждени. фигуры и хрусталей между 
собою разиствуюшщф ‚ по тому что оные 
хрусшали вЪ огнЪ ивфшЬ свой пере“ 
уЪияюшЬ ‚ и бываюшЪ либо  желто- 

блисша- 


блисталоцие ‚ либо же красвы и. шемно- 
ивфшны. Шри высфкая!и огня Ощскакива- 


и”) ютЬ ош вихр больцшия сбрныя искры. 
: в ВпрошчемЪ содержашф вЪ себБ желБзо и 5% 

ру ‚, а`ивогда довольное количество мЗдм. 
Г КЬ онымЪ. причиеляющея слБдуюние сорты: 
- 1) Четпероуго.-льныя „марказиты (Мат 
д |. С0/14е игаейчсае), коихЬ одна сторона пред- 
а сптавляешр базисЬ ‚ а промча углы , ко- 
. 


порые всБ вр одном ценшрВ. совокупля- 
ы юшся. 


а 2) Шестё угольных хубическя иархази- 
ты ( Макса/тае Бехабйтсае 1ерШатеу ). 

=’ 3) Ш-стисторонныя ° лродолгопатыя 

[^). архазиты (МагсаШае Бехафчсае ргутейсае ). 

Ъ 4.) Шестисторопныя ‚мархазиты ро.моб- 

е | идалической фигуры ( Магса/ае Бехаёаисае тот- 

р- _ 20445) иифюшЪ почши такую же фигуру , 
\ какою купоросЪ крисшаллизуешся. 

ие 5) Шестисторонныя лустыхя «мархази- 

те |’ ты (МасаНае Бехаё4мсае сешатез) ‚ которыя 

›й на шеслиугольныя сотозыя ячейки похо- 

> дяшЪ ‚ какуя вЪ воску бываюшЪ. 

и | 6) Ось мисторонныя „мархазиты Ма 


сашае оспоёатсае) , которыя фигурою своею 
походят на крисшаллизованные квасцы. 
я) Десятисторонных шарказиты ( Маг- 


‚4- саае Чесагатсае ). 

та. 8) Марха зиты 0 дпенатцати сторо- 
в ) насб (Мчесатае доЧесааитсае ). 
ду о) Мархазиты о четырнатцати дорд- 
ые #456 р {4е 4есаратагатсае ). й 
ре” то) Нерапносторонных мархазиты ( Маг- № 
ше че итершатех ), 


ый Фз 11) 


ы 
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11) Мархазитопыя 'друзы ( Маса/ае т 
еспрете стПайта ). 
82) „Хистонатыя жархазиты ( Матса/ае 


гадешае) являюшся такЬ ‚ будто бы ови. 


изЪ лисшковЬ и’ маленткихр кр) жечковЪ со- 
ставлевы были ‚ которыя шакимЪ своим 


‚видомЬ нфксторую фигуру представляющф. 


13) Трубошныя ‘маржазиты ( Магса/ае 
УЛшоДае)) состоятф либо изр колчаданныхЪ 
хрусталей или лисшовр и слоевЪ , либо же 
на пусшыя шабашныя трубки походяшЪ. 


Кристаллизованные колчаданные  хрусшали › 
наипаче шФ ‚ которые велик{я плоскосши И 
тому подобное имфютр , злфсь марказита- 
ми названы для шого , дабы изврашно 6ы- 
ло, как!я точно подЬ симЪ звашемЪ колча- 
даны разумРМотся. 

Я." 

‚КОЛЧАДАНЪ ЛЫМЧАТАГО или подяна- 
го ипфта (5щрьиг Гето ттегаЦиит , пита реа 
тей Берайса. Ругиез Гисиз. РугИез адиоиз.) бываешЬ 
ивфшомр темна или на печень похожа › 
и содержитЪ вЪ себЪ весьма много жел$за › 
также нЪсколько сБры и арсеника ‚ а мб- 


ди ничего вЪ вемЪ не содержишся. КЪ не- 


му причисляющся 
т) „Дистопатой холчаланд  подянаго 
илта ( Ругиех Гидсиз Пат Иориз ). 5% 
2) Крулнозериистой (Ругйе их рагиси- 
[5 тети). | 
3) Кубической ( РугИез Лии «(ата ). 


Сей водянато и!ша колчаданф больше другихЪ 


на печеночныя выжимки или оловянныя вы- 
таркм 


---- 


аъ. 


о РЕНИ ЗНОННАНИИ 
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харки походишЪ , только ©Ь шою разносп!юэ 
что ВЬ немЬ мБди не содержится. 


Примфчаня о сЬрБ и колчадан$, 


ПримБч. 1) СБра больнимЪ и малымЪ количе- 


сшвомЪ находится иногда вЪ слБдующихЬь 


родахЪ ‚ а именно: 


А. въ водяномЪ родБ. 


1) Сфрнал пода (зАдиа ЛИрьитев`) ‚оо ко= 
торой смотри вЪ Гидроломи вЪ главр 8, 6. 
зо, и ВЪ глав 10, 6. 3, подЪ нум. 2мЬ 
и змЪ. Генкель вЬ сьоей истори о колча- 
данахЪ доказать стараешся, что ЕЪ океан 
и вЪ` морской вод сФра находится вЪ шЬхр 
мФсшахЪ › тд слиновашая жирная машер!я вЪ 
глубин океана сыскаться можеш ‚ шакже 
и вЬ шомЪ росолБ ‚ кошорой по исхождеши 


_ паровЪь и по ошалеви ошЪ него поваренной 
° соли осшается- 


В. ВЪ МИНЕРАЛЬНОМЪ родБ. 


2) Кинопарь (Сина: , о которой при 
описан!и риуши упомянуто будешь. 
3) Красной или желтой арсенихб (Е: 
Лкайит). | 

4) Олерментё (аитрвтешит), 

$) Килферб михель (Сиргит К еат). 

См три сорта ‹Ъ арсеникомЪ опишутся. 

6) Руда сб антимошею смушанная 
(М/иега антон!) ‚ изЪ коихЬ каждая руда 
«Бру вр себБ содержищЪ , о чемЪ ниже сего 
изЪяснено будеш? при описаШи аншимон!и- 


Ф 4 7) 


ЕЕ; ЕЕ 
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7) Келфзнопатая руда (Миа Мини 
ЛирЬигей) ‚ изЪ кошорой краснсе ломкое же- 
лЛЪзо достфаешся. 

8) М$дная и ло большой части желтая 
# зеленая руда ( Мтега. сирир рИрьитеа у 

СверьхЬ вышеписанныхЬ родовр и вЬ дру- 
тихЬ шакже СБра содержишся ‚ хошя оной 
чувствительно примфшишь не можно, а 
именно: а) Во всяких земляныхЪ и камён- 
ныхЬ! родах , особливо вЪ цефиныхЬ кам- 
няхр и во многихЬ земляхЪ. Ь) Во многихь 
заАЪсь неолисанныхЬ рудахр , изЬ которыхЬ 
безЪ великаго труда и расходов оной до- 
ставать но можно. с) Во ве Б5Ъ полу ицф- 
лыхЬ металлах хошя необыкновенная сфра , 
однако’ шакая содержится ‚ которую за «фр- 
ной элемениф почесть должно (брьи ри 
арфшиг). 


ПримЪч. 2) ГосподинЪ Генкель вЪ своей исшо- 


ры о колчаданахЬ шакое вфрное описаше 
намЪ. оставилЪ ‚ за ‘которое его весь- 
ма благодарить должно. О'Ь разаБляет 
колчаданр , вЬ разсуждеши цвБта ‚ на три 
сорша ‚ а именно на желшой ‚ блФдножел- 
шой и бЪлой ‚ изЪ коих перьвой ‚, мБдь 
содержащей , кЪ м5днымЪ ; а послФдней ‹Ъ 
арсениксмь кЪ рудамЪ , арсеникЪ содер- 
жащимр , мы причислили. бл^Бдножелшсй 
колчаданЪ есть шошЪ самой, которой здБсь 
выше 3Ъ $ 4мЪ и умЪ, шакже ивь 9. бмЬ 


ВЪ разсуждени наружной его фигуры описанЪ. ` 


При шомЪ ‘он в разсуждени ето блФдно- 
сша нВсколько разнсшвуетЪ. ‚› ПО тому что, 
иногда больше бБловашЬ и блБденЬ бываешЪ. 

ОднакожВ 


<= 
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ОлнакожЪ шакая разность не за велико по- 
чишаенся › и зависит токмо ош количе- 
сшва вмфшанзаго вЬ колчаданр арсенику ,› 
надф которым (Фра всегда преимущество 
имфешЪ ; и едва бываешЪ ли шакой сФрной 
колчадань ‚ Е котором бы  нБсколько 
арсенику не содержалось ‚ наипаче в упо- 
птребляемомЪ на ДильшскомЪ заводЪ. Впрош- 
чемЪ вЪ сйи разные колчаданы [9.4] суть 
холчаданные шарики [9.5]; а марказиты 
[6.6] хотя всБ кЪ 6^БдножелтымЪ колчада- 
‘намЪф причисляюшся › однако между собою 


разнспвуютЪ вЪ шомф, чшо нБкоторыя изЪ | 


оныхЬ желБзо и «Бру ‚ а иныя притомЪ и 
мБдь содержашь , наипаче многоугольныя 
марказиты. Генкель имфешЪ слВдующия обЪ 
ономЪ примбчаня: а) чБыЪ больше вЪ кол* 
чаданЪ мБди ‚ п ФмЪ <Бры вЪ немЪ меньше 
содержится $ Ь) чБмЪ больше руда арсени- 
ком изобилуешф ‚ тЪфмЪ меньше вЬ ней 
@Фры бываешЬ ; с) ЕЪ такой рудб , вЪ ко- 
торой сБра ‘безЪ арсеника Находится ‚ ни- 
когда мфди не содержишся ; 9) чБмЪ боль- 
ше углов марказиша имфешЪ , и чЬмЬ оная 
крриче › шфмЪ „Фрояшнфе ‚ что вЪ ней нЬ- 
которая часть мФди содержишся. Се боле 
обфяснишься можешф чрезЪ сличене оныхЬ 
колчадановр с мБдными рудами. 

ПримБч. 3) СБра добывается из шрехЪ выше- 
писанныхЬ колчаданныхЬ соршювЪ , шакже и 
изЪ колчаданныхЬ шариковЬ и марказишогЬ 
чрезЪ двоеме , а изь мБдныхЬ рудЬ чрезЪ 
обжиган!е оныхЬ ‚ какЪф о шом вЬ прюбще- 
ни сей книги явсшвуешЪ. 


Ф; Примб% 


== 
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ПримБч. 4) Сфра родишся ошф купоросной ки-. 


слосши и ошчасти загарающейся машерёи ;, 
а се по тому узнать можно ‚ чшо какЪ 
скоро ‹Фру зажжешь» шо загарающаяся матвер!я 
Запалишся › а купоросная кислосшь обоия- 
н1емЪ почувсшвуешся. СЛежЪ самое извБеш- 
но и но шому ‚ чшо изЬ веБхЬ ЗагараемыхЬ 
вещей. <Бру искусствомф дЪлать можно , 
только при шомЪ надлежишЪ загарающуюся 
машеёр{ю соединить сЪ купоросною кислоспию. 
КромБ вышеписанныхЬ двухЬ другихЪ, кЪ со- 
ставленно сБры служащихЬ вещей (ритснла 
никаких  вЪ сБрБ не находится. КЪ нашу- 
ральной простой ‹БрБ такой загарающейся 
машер!и безЪ сомнБьйя причиною сосшоиш 
нБкоторой горной жир $ и не можно ска- 
зать, чшобЪ сБра ошчасти масломЪ напита- 
лась, но самая ша огнемЬ занимающаяся ма- 
тер! нБсколько ошЪ помянутаго горнаго жи- 
ра ош4Бляется , и <Ъ купоросною кислостью’ 
соединяешся, 


ПримБч. 5) ИЗЪ вышеписаниато о рождении ‹Вр- 


ныхЬ таль. слЬдующее вообще заключишь 
можно › а именно; когда Затарающаяся ма- 
лпер!я н5сколько СЪ водою и малою часпИю 
з=млй , а при пом и весьма СЪ малым 
количеством летучей купоросной. кислости 
пючно соединится › шо изь шакого смЬше- 
НЯ шекучее горное масло здБлаепся. Когда 
оная же загарающаяся машер!я отчасти СЪ 
водою, и (СЪ нарочишымф количествомЪ 
землй ‚ а пришомЪ и <Ъ купоросною ки- 
слостью. соединишся › шо выдешЪ изЬ шого 
горная смола „ каменные уголья ‚, гагат › 

яишарь , 


48 о) 331 (© 5% 
я тому полобныя вещи. `А 
ежели затарающаяся матер СЪ довольнымЬ 
холичесиномь  ввоваику сильною. «к ЧАросною 
кислостью и отчасти СЪ землею соединиш- 
ся, шо и3Ъ: того’ Бра здАБлаешся. ‹Посред- 
ствомЪ `двоеня‘изЪ сБры масла › ИЛИ какой 
нибудь лешучей соли никогда ‘достать не 


можно. 


янтарь и пропгч! 


И ж———— 


————— 


к: | : \ 
ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ `ТРрЕТИЯ. 


о пОлЛуУмЕТАЛЛАХЪ. 


$. т. 0 полуметаллахЪ вообще, 

2. О ршуши. 

3. О самородной ртути; т) чисшой , 2) о 
риушной землБ ‚ и 3) о рпушномы 
камнБ. _ 

4. О киновари и ея сортах. 

ОшдВлен!е шрепие. 
Ея 

полумеТАЛЛЫ (Зенитеаа называ- 
чотпся шФошяжелыя изЪ земля ископаемыя 
тФлаА ‚ кошорыя вЪ огиЪ расплавливаются 
и блиспаюшЪ у на воздухб затвердЪвЬ вы- 
пуклистую поверьхносить получают ; кЬ 
ковкф мало или со всфмЪ не способны уаз в 
огнЪ нарочишо или мало постоянны или 
лешучи бываюЪ. 


п - 


между собою вЬ шомф сходствующЪ , что 
оные 
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оные в(БхЪ другихЬ подземных шВлЪ пя 
желБ , вЪ огнБ расплазливаютися ‚ блисша- 
ютФ, и что по расплавкЪ выпуклистою по- 
верьхностью на воздухБ тшвердБют; однако 
полумешаллы ошФ цБлыхЬ мешаллоаЪ не 
токмо вь раз`ужден!и ковки и вышягиван:я 
разнствуютф › по шому что одни пюлько 
мешаллы кф шому способны › но и твердо- 
спию вЪ огнВ, вЬ копюромф металлы гора- 
здо постшояннбБе » нежели полумешаллы. 
СверьхЪ сего оные разнствуюшр и другими 
многими свойсшвами, которыя при каждомЪ 
родБ опишушся $ чего ради для лучшаго изЪ- 
я нен!я описалЪ я полуметаллы вЪ особли- 
вомЪЬ ошдБлени у а в четвершомЪ и по- 
слЪднемЪ ошдФлен!и сего класса .обЪ охнихВ 
1полько иБлыхЪ, металлахЪ говоришь будемЪ. 


‚ ПримБч. 2) расплавлене #Ъ отнБ , блисшаше 2 


- 


и по расплавкЬ затвердВ не вр огнБ по- 
казанною фигурою суть ‘тшак!я свойстава › 
которыя › выключая всЬ друя шла , при- 
надлежашр собственно полу и ифлымЬ ме- 
талламЪ $ по чему тб рудные роды ‚ ко- 
июорые суть не чшо иное ‚ как шолько 
земляныл или каменныя СЪ сБрою или аре- 
никомЪ соединивнияся полумещаллическ!я и. 
металлическя см5шеня, и которые в 
огнБ безЪ примБсу будучи сплавлены вр ка- 
мень ‚, вр сокЪ или вЬ сшекло прешворяющ- 
ся › по прямому полу и цблыми металла- 
мч назвашься не могутЪ. А по елику 
какЬ цфлые › шакЪ и полумешаллы рБдко 
или никогда индБ , кромБ своей матери , 
пю есть рудЪ, не находяшся, изЬ о 
оны 


== > 
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оные искусствомЪ достаются › обаживая и 
отАфляя ихЪ шакими примбсами › которые 
< шою легкою нечистою матерею нфкото- 
рое сходство имфюшф ‚ вЪ коей мешаллЪ 
содержится $ шо для сего при каждомЪ полу 
и нъломЪ мешаллБ о рудахЬ ихр, в коихЬ 
пакя шФла содержатся ‚ необходимо обЪя- 
вишь должно. 


$. 2. 


ртуть (Нудавутит. Метития. «Атретит Родь 
«шит, имфешр слфдуюция свойства : 40. 


‚) Находишся между п@луметалла- 
ми пловучимЬ образомЪ ; и хошя оная по 
натурь своей вЪ числЬ жидкихЬ шБлЬ по- 
читаешся ‚ однако не мочит $ слФдова- 
тельно малЪйшею силою в безконечныя 
малыя частицы ршуть раздфлить можно. 

2) Такя плову\я частицы состояшр 
изЪ круглыхр ядрышекЪ. = к 

3) Никакой прозрачности не имфешЪ , 
всегда бЪла и ивфшомЪ на серебро похожа. 

4) Тяжесшью не много легче золо- 
та, и состоишЬ прошивЪ воды, как 
14000 или 135390 кЬ 10ооо. Между шБмЬ се 
примбчать должно, что свойсшвенная шя- 
жесшь ршуши зимою больше ‚, нежели лБ- 
шомр $ при шомЪ на воздухЪ гораздо сшу- 
денфе бызаешф ‚ нежели всБ друпя жидкия 
хифлА о чшо легко примфшишь можно. 

5) ВЬ огнЪ больше всЪхЬ о жидкихЬ 
тлф разгорячается ‚ и при такомЪ граду- 
<Ъ шеплошы › при котшоромЪ вода вски- 
паетЬ ‚ бывадешЪ весьма лешуча, 

6) 
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6) Ртуть ни жечь ‚ ни вЬ сшекло 
претворишь не можно ; ибо хошя оная вЬ 
вольномр жару шверда и черноваша ‚ вБ 


сильномЪ огнф красновата дфлаешся ‚, а во 


время двоевтя бБлымр дымомр кЬ верьху 
подымаешся ; однако сей 6Ълой › черной 
или красной порошокр безЪ всякаго примБ- 
су чрезЪ огонь паки ъБ прежвюю пловучую 
и видом на серебро похожую машерю 
удобно прешворишь можно. ршушть сама 
собою -вЪ порошок обратившаяся зажига- 
тельнымЬ стекломЬ зф стекло прешворена 


бышь може. Сор Сео! М. М.Т. [.р. 250. 


7) Она имфешЪ такую силу ‚ коею 
пфлые мешаллы кЪ себЪ пришягиваешр и 
растворяешЬ › и воперьвыхЪ золошо ‚ по- 
тбыЪ серебро ‚ по серебрЪ свиненЪ , олово, 
ниитаутерь ,‚ висмушЪ. МЪФадь не столь скоро 
пришягиваешЪ ‚, а желЪзо и антимон1альной 
королекЪ ( Коршиз аийтони) по вфкоторомЪ. пру- 
уготозлен?и › только кобальша со всфмр не 
сЬБ5даешЪ. Такое пришягане и растворенте , 
‘капторое по большой части штрентемЪ вЪ иго- 
пти производится, называется а.ма.лга. мая. 
Сзе и подЪ нумеромЪ 5мЪр описанное свойство 
ясно показывает пот способЪ ‚ какр. по- 
золбта наводится ‚ шоесть ‚ когда ртупть, 
которая < золошомЪф соединена была › вБ 
огнф дымомЬ уходиш®: 

8) ВЪзолошой крфикой водкВ ртуть 
сЬ шрудомЬ и не прежде расшворяешся › 
пока сублимуешся ; по чему вр золошой 
крБикой водкЪ ‘распушенная су.ле.мото ( Ме- 
сии; Итан называется. Оная сулем» ;- 

вод 
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водЪ растворяется ‚ и осажизвается поме- 
ранцовымЬ ивфБшомр ‚ по прилипии масла 
‘зиннаго камня ‚ которое на воздухЪ распу- 
сшилось (О/еит фата фег едит). ми 

9) При‘расшворенти ртуши ЕЪ кр$и- 
кой волк оная не вскипаетф и не разгоря- 
чается. Сей растворь бБловатб, и по 
осадк$ ошЬ поваренной соли и уриноваша- 
го алкаля бЪлой порошокЪ оставляетЪ. 

10) Она сЪ’ сФрою сублимуется и 
претворяешся вр киноварь весьма высокаго 
краснаго ивфша ‚ которая дФланиою хино- 
парь называется (Стпафаг уасина). 


СверьхЪ обЪявленныхЪ здБсь свойсшв> ртути 
оныя болБе размножать и простшраниФе опи- 
сывашь за излишнее признаваю ‚ по шому что 
и по вышеписаннымЪ свойсшвамЬ довольно в 
ней вЪдашь. можно. > | 


#] 


9. 3. . 
сАмороднАЯ ртуть (Нудтагруит- паН- 


шит) называешся чистая ршушь , кошорая 


сама с0бсю или 3Ъ другихЪ шЪлахЪ вымБ- 
шанная безЬ руды находится. Можно оную 
распознать . глазами или огнемЬ пробовашь, 
КЬ оной причисляющся. 

1) Чистая са.мородная ртуть (Нуйгаг- 
&утит паНиит ригит) весьма пловуча и ни СЪ 
какою постороннею машемею не сибшана , 
также и сЪ камнем не соединена. 

2) ртутнал земля или нечистая ртуть 
(Нудтаттутит пашит птригит ) ве столь плову- 
ЧА ‚› а иногда и со ксеБыЪ не шечешЪ. Оная` 
“Ъ известноватою землею ‚› шакже.сЪ 6Б- 
лОю, 


ВидЬ 
219. 
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х0ю или красною тглиною см5шана. бы- 
ваетЪ. 

3) Ртутной жа.мень ( Нудгатругит пониит 
Гар иитьмит_) › в коемЪ ртуть неравной 
чиспюты вмфшанна ‚. и иногда шакЬ ошЬ 
камня отдБлена бываешр , чшо сама выЕ- 
текаешЪ ‚ какЬ скоро по камню колотить 
сшачешь. Оную просшыми глазами или 
сквозь увеличишельное сшекло усмошрЬшь 
можно. 


Ршутной камень в чисхлБ ршушныхЪ рудЪ за 
особливой род почиташь не надлежишЪ э 
но естпь разные каменья ‚ вр коихЬ ртуть 
случайно вмБшалась ‚, каковы бывают 
ртутные каменные катышки , которые вЪ 
Индр!и при ФраулБ В. Итал!и находяшся. 
ВЪ шамошней же дресвБ , шифер и круп= 
номЪ зернистомЪ блейгланцб также ртутв 
содержится. Генкель обЪявляеш ‚ будто 
ртущь и вЪ бЪломЪ блестящемЪ  горномЬ 
арсеникь (ЗЫ) находилась. Можеш? 
бышь , Чшо и всБ каменья и горные роды › 
сколько ихЬ вЪ свБшЪ находишся ‚ ртутью 
напаялись бы ‚, естьли бы на ртушиую 
жилу положены были ; однако изЪ шого ве 
слБловалобЪ ‚ чиобЬ они особливые роды 
ршутныхЪ рудЬ были. То же самое обсто- 
ятельство со ршушнымЪ гуромЪ и землею 
случаешся. | 


6.4. 
КиИНОвВАрь (Нудгаткутит Лифьите тиегаЦ- 
220, ий, ииега пита. Стипарогь.) бываешь краснага 
цвфиа 


бо) 337 (о5 
ивфиа › весьма шяжела ‚ и нарочито или 
посредсшвенно блисшаешЪ. Чисшая состо- 
ишф по большой часши изЪ седьмой часпи 
сБры ‚ и шесши или боле часшей ршути. 
ВЬ разсужден1и прошчихЪ рудЪ вЪ огнЪ ле- 
шуча ‚ кр коей принадлежашЬ$ слфдующие 
соршы : 

') Горная хинопарь (Стпафатв риа Д- 
хигае тсетае) бываешЪ краснаго ивфша, и 
снаружи полосками раздфляешся на подо@ме 
струй. 

2) Сферичесхая хинопарь (Стпафат5 ПДпа- 
Фа Дкитае }рьаегсае) внутри полоски или сшруи, 
сЬ лица круглую фигуру, и ивБтЪ красной 
имет}. 

3) Темнокрасная хинопарь (Стпаа 
сотраста ех гифто трта)) не очень чиста ‚, вну- 
три шверда и ровна ‚ а цвБшомЬ шемно- 
красная бываешЪ. Иногда содержишЪ вЪ се- 
6$ чистую ртушь без сЪФры. 

4) Желтохрасная хинопарь (Стпафаги 
сотрада сооте стор тааЙотит ‚ Деи Дано тифепте ) 
также шверда и нечисша , а ивбБшомЪ жел- 
та бывает. 

5) Темноцпфтная хкинопарь ( Стпарат 
сотрас!а соТоте райсео) весьма шяжела и наро- 
чито шверда бываешЪ ‚ при шомф и чи- 
стую ршушь в себБ содержишЪ. Ежели 
такою киноварью камень потрешь, шо онЪ 
покрасифешЪ. Впрошчемр ивфшомЪ на кро- 
вавикЬ походишЬ. 


СбрукманнЪ вЬ путешественномЪ письмБ обЪяв- 
ляешЬ ›, будто всшь и шакая киноварь › ко- 
пора& 
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торая на мрамор походит ‚ и которую 
тпочить ‚, полировать и шлифовашь можно. 


Примфчантя о ршуши. 


Удивительно › что ршушь за элеменшЬ ме- 
шалловЬ почишаешся ‚ хошя вр пятьдесяшЪ 
краш больше золоша , не упоминая о прош- 
чихЬ мешаллахр , нежели ритути изЬ землй 
добываешся. Не много шакихЬ золотыхЪ , 
серебряныхЪ ‚ свинцовыхЬ о, мБаныхЬ и же- 
лБзныхЪ ‘рудников сыщешся ‚ вЪ коихЪ бы 
ритуть находилась. Много бы неизвфстнаго 
вБ Минералот{и еще ошкрылось ‚ естьли бы 
каждой в рудныхЬ дБлахЬ упражняющуйся 
всячески старался ‚ какЪ обыкновенные шакЪ 
и чрезвычайные рудные роды изслФдовать. 
Всякая напгуральная и в горахЪ шекущая , 
также и водою из3Ъ ршушныхЪЬ камней до- 
бываемая ршуть дфпичьею ртутью ( Метси- 
"из отртеи) называешся ;$ла ша ‚, которую 
огнемф изЪ ршушныхЪФ камней или изЬ ки-. 
новаои выдваивающф ‚ дфланною ртутью 
( Мегситиз Гасини;) именуется. 

Ошушь очищают? слБдующимЪ образомЪ: 
1) Когда она нечисша ошф вмБшанной пы- 
ли ‚, шо оную сквозь кожу прожимашь дол“ 
жно $ 2) буде же она грязновата , шо 
грязь алкализованною водкою смывашь мож” 
но; 3) ежели она замаслилась › шо мыли- 
стымЪ шолокомЬ обмывать надлежишЪ. 4.) 
Алкалическую матер ю уксусомЪ СЪ нея смы- 
вашь должно. 5) Ежели ршушть СЪ свин- 
цомЬ или висмутомЪ ‚ какф шо обыкновен“ 


но случаешся ‚ см5шана будетЪ , вЪ таком 
случаБ 


4) 
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случа5 оную передваивашь должно, 6) СЪ 
‹Фрою или арсеникомф смфшанную черезЪ 
Извесшь и желФзныя опилки перегоняшв на- 
длежитЪ. Самой лучшей способЪ нечистую 
ритуть очищать есть тошфФ , когда ршуть 
прямо сЪ сБрою вЪ минеральной еп\опсЪ при- 
водишф , а пошомЪ вдвое <Ъ немореною из- 
вестью смфшашь и передвоить.  Чистую 
ртуть пробовать можно слВдующимЪ об- 
разом ; а) Чшобф она на бумагБ свобод- 
но кашилась › И никакого сору по себЪ не 
остазляла $ ЬБ) чшобЪ перепонкою не по- 
крыта была ; с) когда её приливЪ чистой 
Воды вЬ игоши шереть станешь, шо чтобЪ 
вода не перемутилась $ 4) ежели оная вЪ 
жехфзной ложкВ на огнЪ не шрещитЪ $; и 
наконец ©) чтобЪ по растворенти вЪ крБи- 
кой водкБ никакой нечистоты ко дну не 
отлягало, - 
ГосподинЪ бургаве передвоилЪ 13 уншй очи 
щенной ршуши 500 разЪ ; шолько ничего 
инаго не нашелЪ , кромБ шого, чшо ритуть 
ошчасу жиже становилась, и ординарной ед 
ЕБсЬ умножался , а нЫсколвко трановЬ шем- 
наго порошку вЪ отн запвердБло. Впрош- 
чемЪ и понынБ никию изЪ ХимиковЪ обсто- 
яшельнато о тФхЪ часшицахр ‚, изЪ коихЪ 
ртуть соспоитшф ;‚ обфявить не мо $ что 
самое есть притчиною ‚ что оная ошЪ иБ- 
кошорыхЪ химиков , хошя неправильно , за 
Химической элемени почитаешся, Н$ко- 
торые Химики рождене и составлеше ршу- 
пи оп? стекловашой лептучей земли (1774 
чи’ ош) за друме, у коихь «ме 
Х : назы» 


5) 
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называется элеменшомЪ арсеника ритутпь 
производящимЪ (рипершт аетсайе тегсигусаиз) 
ошЪ ‹Фрнаго элеменша (римсфит }шрьитеит 
выводяшр. Смошри У Василя Валенш. вЬ 
тракшашЪ о нашуральныхЬ и чрезЪесше- 
сшвенныхЪ вещахЪ , подЪ шитуломЪ ортуш- 
номЪ спиршб $ и вЪ бреславскихЪ сочинен!- 
яхЪ 1721: году $ также у Геофроа вЪ шомБ 
амЬ › на страниц 250, 
Загущенная ртуть , которая дВлаешся ъ 
ежели оную осторожно вЪ распушенномЪ и 
застывающемЪ оловБ или свиниЪ подержишь, 
есть не чшо иное ‚ какЪ сЪ мешаллами 
см5шавшаяся ршушь ‚ ошЪ чего она печь 
перестаешЪ. 
О рмуши в 1ббомЪ ‚ вЪ 1680 и 1бобмЪ 
тодахЬ найденной вЪ Залбергской ямЪБ читай 
вЪ УпсальскихЪ ученыхЬ дБлахЪ 1720 года , 
вЪ шракшашБ змЪ , на страницВ 55. 


ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 


6. 


О АрсЕНИКЪ. 


1, О арсеникБ вообще, 

2. О самородномЪ или натуральномЪ арсени- 
кБ <Ъ принадлежащими кЪ нему сор- 
пами. 

3. О красномЪ и желшом  самородномЪ 
арсеникБ. 

4. О черномЪ арсеник рухломЪ и швердомЪ. 

5. О оперменш5 зеленожелтомЪ и красномЪ. 

6. О череловомЬ кобалшЪ, 


$. 7. 
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$. 7. О кубической блендБ. 

6. О брломЪ колчаданБ › арсеникЪ содержа- 
щемЪь ‚ кубическомь и крупнозерни- 
стом$. 

о О камнБ , арсеникЪ содержащемЪ. 

10. © Купферникел$. 

11. О землБ › арсеникЪ содержащей. 


5..3 
АРСЕНИКЪ (А'икит,) бываетЪ родЪ 


1) Весьма хрупокЪ и ломокЪ ‚ и но- ыы 
чти солоновашаго свойсшва, по шому что 
ежели его опусшивЬ вр воду , вЬ коей вр че- 
шырнашизить или пяшнашиать краш боле 
вБсу былобЪ прошивь шяжесши арсеника , 
иблой день варить сшанешь , шо оной ра- 
спустится ‚ и по исхождеши из воды 
паровЬ сядушр на днБ желшые , чистые и 
при шомЪ нерегулярные хрустали. 

2) ОнЬ непрозрачень, цвЪ.шомЪ 6ЪлЬ, 
также и прозраченЪ и сшекловашЪ бываешф. 

3) Свойсшвенная его шяжесшь почши 
какр $ прошивЬ одного, а арсеникальной ко- 
ролекЪ имфешф пропорнйю какЪ 8308 кБ 1000. 

4) ВЪ огнБ расплавливаешся , и при 
том лешучь бываешЪ ‚ горишЪ сЪ бБлымЬ 
дымомЬ и сЪ великою чЧесношною вонью. 
Ежели сей дымЪ гдБ пристанешЬ или вЪ 
сосудь накопишся › шо сядешЪ полупро- 
зрачная ‚ бБлая и шяжелая машемя ; а 
ежели арсеникф по распущени тошчасЬ 
простужен будешЪ ‚ шо оной полупрозрач- 
мою бБлою машерею сЪ плоскою поверьх- 

Хз ностью 


= 


бо) 342 (0% 


ностью засшынешр, ВЪ огнЪ испущает 
пламя. 


5) Нл воздухБ прозрачность свою 
теряешЬ , и отчасу темнфе, 6бфле и 
мучнфе становится. | 

6) Во всБхЬ жидкихЬ шБлахЬ ра> 
спущаешся , а именно в водЪ, вЬ уксус , 
вЪ вин › вЬ маслБ и вр шолокБ $ только 
при шомЬ требуешЪ кЬ раствореню сво- 
ему разное количесшво шой жидкой машеё- 
ри ; вЬ кошорой его распустишь должно , 
иногда много , а иногда мало ‚ шакже и 
разную шеплоту и вареше. Смошри у 
Бранда ВЪ УпсальскихЪ ученыхЪ сочинен!- 
яхЬ о полуметаллахЪ, 

7). МБшается со всфми металлами у 
ий золошо ошЪ него хрупко и ивЪшомЪ. с5- 
ровашо › серебро темноеФро ‚ а мБдь бЪла 
йЪлаютщся. СЪ оловомЪ смфшавшись претво- 
ряешЪ оное вБ бФлое нерасплавляемое см» 
шене ‚ свиней вЬ Гацинтовое сшекло › 
или вЬ кр5пкую и хрупкую матертю › а 
желЬзо в черную массу. Смошри у Бран- 
да вЪ УпсальскихЬ учевыхЪ сочинешяхЬ В 
упомянутомЬ м5ешФ. 

$) Королекф изЪ арсеник» двоякимЬ 
образомЪ дБлаешся: 

а) Ослживан!емЪ ‚, когда арсеникЪ 
смБшаёр сЪ чернымЪ флюссомЪ. и. поставивЬ 
вр горшкЪ на огонь осторожно сплавишь , 
и по распушени тотичасЪ ‘вЪ сосуаЪ. кону= 
сной фигуры выльешь. Однако’ гораздо 
лучше вмфсто чернаго Ффлюсса упошреб- 
ляшь кр шому равныя часши мыла. и пота» 
шу , 


т в а Го‘ 2-3 м м а а 


ч9бо ) 343 (© 5 

шу › и оныя веши вдвое прошивЪ арсени- 
ка СБ нимЬ смЬшашь. Мри шомЬ надле- 
жишф для сего смБшен!я по крайней мБрБ 
12 золошниковЪ арсеника взять $ ибо еже- 
ли меньше употребишся ‚ шо онаго кЪ се- 
му дБйсшию будеш не довольно. ИзЬ сей 
сплавки выдешЪ королекЪ › которой 1) в 
огнБ легко распускаешся ‚, и не шакЪ лешучь, 
какр самой арсеникЪ ; а ежели его далФе вЪ 
огн5 держашь станешь ‚ шо оно желтою 
сшекловашою коркоюпокроешся на подобе 
глеша. 2) На воздухЪ лоскЪ свой не скоро 
шеряешр ‚ хошя бы он впрошчемЬ на мЬл- 
кюмя шшуки разбишЬ был. з) ВЬ крБикой 
водкБ едва оной распусшишь можно ‚ при 
чемЬ он на подобе бЬлой Извесши на дно 
ошляжешф. 4) Снаружи и внушри жел-т 
повашр , при шомЪ кубиковашр и слоеваш 
являешся ‚, и много на висмушр походишЪ. 
Ь) Сублимировавте производится вр 
двухЬ горшкахЪЬ по Брандову манеру [см. вЪ 
УпсальскихЬ сочинен!яхЬ вЪ шомф же мБ- 
сш] или вЬ реторшБ шакимЬ образом , 
когда кЬ арсенику н5сколько загарающейся 
машер!и ‚ как масла ‚, сала ‚ мыла и шому 
подобнаго примфшалешся, ош чего королекЬ 
вЪ шейк5 решоршы сядешЪ. Сей же по се- 
му способу здБланной королекЪ 1) вЬ ог- 
нБ со всБмр нерасплавливаешся ‚ и испу- 
щЩаетЬ” малое пламя до шфхЬ порЬ ‚ пока 
зторишр ‚ и для шого его вЬ сшекло пре- 
шворишь неё возможно. 2) На воздухБ чрезЬ 
Одни сушки лоскр свой шеряешЪ , и сша- 
Ковишся шеменр и мущенЪ. 3) ВЬ кр5окой 
Х4 водкБ 


чб о ) 344 ( об 
водкБ по сильномЪ вскипЪнти. растворяет- 
ся, и пошбмЬ сеадяшся хрустали подобные 
тБхЬ ‚ каже ошф расшвореннаго серебра 
происходяшЪ. 4.) Поверьхностшь онаго сна- 
ружи пвфшом походит на серебро, а 
снизу онЬ шакЪ желшф , какЪ зеленая мЬдь, 


Внутри имфешЪ иногда шолсшые ‚, а ино- 
гда шонке слои. 
6. 2. 


САМОРОДНОЙ АРСЕНИКЪ (А+ икит пай 
пит трех. Аисит пайиит) есть чисшой ‚ и 
СЪ землею ‚ каменьями и сЪ другими минера- 
лами несмбшанной арсеникЪ ‚ кошорой по 
ивфшу ,‚ дыму и запаху вр огнЪ узнать 
можно. РаздБляешся на слЪдуюние сорты: 

т) Ды.мб или ча. ислузцазощцей арсе- 
нихб ( Апетсит пайиит чаротоит`) находишся вЪ 
ямахр дымом или чадом › сшр кошорато 
люди скоро умираюш$. 

2) Бф.лой ‘на муху ложожей арвенихб 
(Ч’Дешсит паниит уаннасгит) походишЪ на 6Ъ- 
лую муку ‚ и ошЪ рассыпающагося на воз- 
духБ арсеника происходишф ‚ ошчасти же 
ошЪЬ присталого и огустБлаго дыму ‚ кошо- 
рой ошЪ арсекика подымаешся. 

3) Прозрачной кристаллической  арсе= 
михб ( Априсит паниит стпайтит) чистЬЪ и 6ЪлЬ 
шакр , какЪ свфшлое стекло ‚ и весьма 
Р$Фдко находишся. 
дымЪ ошЪ арсеника происходящей не рБАко СЪ 

сБрою см5шанЬ бываешф. Кито сФрной парь 
и такой дымЪ различить знаеш ; и о ме- 
талловой маткф поняпие имфешФ , шошЪ и 
© рождени металловЬ разсуждать =. 
. 3 


бо) 345 (05 


6. 3. | 
ЧИСТОЙ САМОРОДНОЙ АРСЕНИКЪ, хра- ВидЬ 


сной или желтой (Атрешсит пайиит ригит шрьиге 
прит ‚ тщтит ое Паиит.` КИкаЙит.  Зап4атасра 
Кеаваг. Аетсит тштит , Даиит)) есть чистой 
сЬ сБрою смфшанной арсеникЬ краснаго или 
желшаго пвфша , изЪ коихЪ вЬ желшомЬ 
меньше сфры содержишся ‚ нежели вЪ кра- 
сномр. Соршы онаго суть слБлующе: 

т) Желтой са.мородной арсенихб (Ё!- 
ЛваЙит Йаиит) цитпроннато или красложелтаго 
цвфта. 

2) Темнокрасной ( КИкаЙит орасит тифтит). 

3) Полулрозрачной (ЕКИкайит [тиреПис- 
4ит) походишф на полупрозрачную кино- 
варь ‚ а иногда на полупрозрачной янтарь. 


44) Прозрачной к ббыы реЙна4ит_) чи- 


сшошою подходишЪ кЬ ну. 


® 
которые полатаюшЪ различе между  крас- 


нымЪ самороднымЪ арсеникомЪ и желтымЪ ,. 


и называют перьвой храснымб зандара- 
.20.иб › а другой желтышмб ризигалло.мб. 
ЧЬмЪ оные соршы краснБе бываюшЪф ‚ шфыЪ 
они ядовитбе , наипаче желшой ‚ которой 
ядовишЬе всБхЪЬ прошчихЪ. ВЪ Седмиградской 
и вЪ Турецкой землЪ лучиие сорты такого 
арсеника находятся ; также вЬ РрошендалЬ 
вЪ элфдаленЬ и 3Ъ Остердаленф. 


‚ще я 
ЧЕрНОЙ АРСЕНИКЪ ‚ летучей лорож8 , 


Хамень арсенихб содержалцей ( Атисит паниит. 


Ригит ‚› фиитиие трюшт о,  снегеит в тротит , ках. 


Х; М"[ен1- 


222. 


ВидЬ 
823. 


5930) 346 (05%. 

Аепгсит питит. Атртсит рИитииоит. Саата Иш- 
тто/& Асгс.) есшь чисшой арсеникЪ сЪраго 
или чернаго цвфша ‚ кошорой ошчасши сЪ 
загарающеюся машерею ‚ или ‹Ъ земляною 
смолою см5шанЬ, при шомЪ рухловашЪ или 
слоевашр ‚ а иногда н$сколько крфиче ка- 
жешся › на подобе недавно выломаннаго 
камня. Внушри блистаепр ‚ и походишЪ 
на разрфзанной свинец ; на воздухЪ скоро 
чернфетЪ и шускнешЪ ; вЪ огнЪ со вефмЬ 
улешаетЬ ‚ и для шого летучимЪ порохомЪ 
названЪ. Ежели его близЪ горящей свБчи 
нисколько времени подержишь, то онЪ ско- 
ро бЪлой дымЬ ошЪ себя испускаешЪ ; вр 
огнф горишЪ. БываешЪ двоякаго сорта: 

1) Ружлой черной арсеникб (Атикит ие 
’ит Ла) бываетЪ чернаго ивфша., при 
шомр рухлЬ и лом@кЬ, а походишр почти 
на шошьЪ арсеникЪ, которой загарающеюся 
машерею сумблинованЪ, 

2) Тперлой черной арсенихб ( Атниит 
шртит ойдит) бываетЪ по большой часши: си- 
несфраго ‚ или черносфраго ивфшовр , нЪ- 
сколько крБпче и шверже вышеписаннато : 
внушри походишЪ на разр$занной евиненЪ. 


Не должно удивляшься ‚ чшо з4Бсь о арсеник 
шакЪ почти ›‚ какЪ о мешаллБ › разсуж- 
ваешся ; ибо чаяшельно › Что совокупивша- 
яся СЪ нимЪ смолисшая машеря вЪ шакомЪ 
случаБ , когда онф обще <Ъ нею подземною 
шеплонюю сублимируешся › можеш арсенику 
придать металлическую натуру. Черной 


арсеникЪ иногда пылухлыиб лустымб ко- 
б@лто.иб 


48 о ) 347 (05% 
@лтом8 называешся ‚ ‘шакже летучиимб 
Лорожо.м$ › а ийогда арсеникальнымиб кам- 
ие... Его не надлежишЬ за одно почишащь 
<Ъ череповатымЪ. кобальшомЪ , которой яв- 
ллется шак › будто бы оной изр черепья 
сосшавленф был › и при шомЪ желЬзо вЪ 
себЪ содержитЪ. Генкель вЪ исшор!и о кол- 
чаданахЬ на страницБ боз обЪфявляешЬ , что 
черной арсеникЪ ошЪ арсеникальнато камня › 
ниже сего описаннаго ‚ и арсенихальнымб 
хамне.мв называемаго ‚ ошличашь должно. 


$. 5. 

ОПЕРМЕНТЪ (Атисит ЛафБие 1 [ар4е 
Драй её тисасво ттемШИиит , тега Даиерсете. 
Аптрртетит. Аесйт  ситпит. По. РИпи.) 
есть арсеникЪ содержащая руда зеленаго 
или красножелтаго ивфша › которая [4] 
блистающими шпашовыми или дресвяными 
часшицами смфшана , и сБру вБ себЪ содер- 
жишЪ. Горит не св5тло ‚ но шемно ‚ и 
испущаешр б$лосиневаштое пламя сЬ гу- 
споымЬ бфлымЪ дымом ‚ ошЪ которой чес- 
ношной запах чувствуется. П6бслЪ сильнаго 
жжен!я оставляетЬ зеленовашую песошную 
Машер!ю. КЪ оному принадлежашЪ 

1) 'Зеленожелтой олер.ментб ( Аитрртеи- 
шт ситтит). 

2) Красножелтой ( Аитуктепит тифо ра- 
иит_) ь которой и горною сФрою называешся. 


Иримч. г) сей оперментЪ У аревнихЪ арсени- 
хо.мб или ядоиб. ‚а обожженной вЪ горшкБ 
и вЬ отнЬ красной пери получившей ›зан- 
даракоиб назывался. 

при- 


ВидР 
224» 


ВидЬ 
22$. 


бо ) 348 (05% 


ИримБч. 2) ДБлаются изЪ него изьфетныя си. 
латетическфя чернила (_Ататетит утрафен- 
сит) слБдующимЪ образомЪф: возми опермён- 
та 12 ‚ немореной извести 9 золошниковЬ ‚ 
и см6шавЪ оныя истолки на мБлко $ по- 
тбмЪ не болЪе ями минуЪ вЪ 72хЪ з0- 
лошникахр чистой воды надлежишЪ сей’ со- 
сшавф варить. ТакимЪ образомф здБлаюшся 
чернила ; а что ими писано будешЬ , оное 
глешовымр уксусом помазать должно. 
ОнымЪ же изЪ оперменша и немореной изье- 
сти здБланнымЪ щолокомЪ пробуюшся и вй- 
на ‚ ош чего сей шолокф пинолробиы,мб на- 
званЪ. Ибо винопродавцы  подслащивают® 
кислыя вина свинцомф ‚ глешомЪ ‚, или 
инымЪ какимЪ нибудь изЪ свинцу здБлан- 
номЪ составомЪ. Оперменшр упошребляютЪ 
Турки и прошчйе восточные народы вЪ ^Ъ- 
карсшво ‚ кошорымЪ стоняюшФ ‹Ь шЪФла во- 
лосы ‚, и прГугошовляюшр оное изЪ опермен- 
ша ‚ немореной извесши и крикаго щоло- 
ку , смЬшавЬ все оное СЪ шпиковымр ма- 
сломЪ. 


5. 6. 


ЧЕРЕПОВАТОЙ КОбАЛТЪ (А’исит Ле 
зиисга ит, геДассит. Атешсит теассит.  Софайит 


1Дасеит) бываешЪ \<Броблистающато цвБ- 


ша , и сосшоишр изЪ выгнушыхЬ сло- 
евЬ и лобжинокЪ ‚ на подобе чалиЪ › изЬ 
коихр одна вр другой находишся , штакЬ 
очно , какЬ луковица. Разнимаюшся чаш- 
ками ‚ и ежели вр нихЬ слегка ударишь »› 
мо издаюшЬ звон ‚ шакЬ какЬ мешалло- 

вый 


|. 
зе 


нь ыъь + 


о об ры Рог а са 2.9% `. 


* > 4 


Во) 349 (о 
выя. Иногда походишЬф на самую чистую 
зеленую мБдь. 


ВЪ череповашомЪ кобалшф иногда настоящей 
кобалюЪ содержишся , и для того ошЪ нБ- 
кошорыхЪ кф кобалшовымЪ рудамр причи- 
сленЪ. Впрошчемф и шакой череповатой 
кобалшф находится ‚ которой не со вФмЪ 
синь , и выходишЪ всегда изЪ сего кобалша 
меказиспое и шемное сшекло. 


19. 9. 


КУбИчЧЕСКАЯ бЛЕНДА (Атиксит ето 
ттиегай щит, ттега теРИат , Пио-тота. "ТеФта аг- 
Лика5 ) состоит изЪ’осьмтугольныхЪ регу- 
лярныхр кубиковр черноваштаго ицвфша. Хо- 
шя кажешся ‚ чшо вЪ ней н5сколько же- 
лБза содержишся ‚ однако шочно шого уш- 
вердить не можно. НаходяшЪ оную вЬ Лю- 
снедальскихЬ южныхЪ ямахЬ. 

у. 8. 

, МИСПИКЕЛЬ , 9%.лой холчалан или хол- 
ча дамб ‚ арсенихб содержалцей ( Ат[исит Тегто тие- 
хаиит › титега афереше ‚ КИ ое ат ттсане. 
Миега арта? «фа. Рукиез аШиз’) разныя фигу- 
ры имфешЪ ‚, а по большой часши кубиче- 
ческую. Иногда кажешся ‚ будто бы онЬ 
сосшоялЪ из большихЪ стяющихЪ плоско- 
сшей. ББлизною походишЪ ‘на олово; и 
при шомр блисшаешЪ : по большой часши 
бБлой свой циБшЬ на воздухБ удерживаешЪ, 
М раздЬляется на 

1) Кубихопатой (Миита арт ара , 
Фан трап), | 

2) 


ВидЬ 
226. 


ВидЬ 
#59, 


ВидЬ 
225, 


Видр 
229, 


2) Большими плоскостями блистазолщей 
(Мета аррие? афа ат тсаи’), каковЬ на 
РиддергишскомЪ заводБ добываешся; 

РИ: 

КАМЕНЬ АРСЕНИКОМЪ ИЗОбИЛУЮЩЕЙ, 
арсенихальной  холчаланв ‚ Флой хколчалданб 
(Апрешсит Летто ицпегай жит , туиега Чргт! , рта 
пийз. стегео саетщерсетифи; тсате. Мега атс в= 
пегеа.  РугИе; аи. Софайит №опииЙстит)) бы- 
ваешр пепелистаго ивЪша ‚ н$5сколько си- 
невашь ‚ швердЪ, и имфешЪ внушри 
блисшаюнИя частицы и блестки. При 


высфкан!и огня арсеникомЪ пахнешр : по. 


прошестви нФфкошорато времени на воздухВ 
шускнешЪ. Многим походишф на ко- 
балтовую руду, и добываешся при Ле- 
фозенЪФ, 


Для лучшато разумБыя вЪ разныхЪ случаяхЪ се 
го званйя холчаланб (РутИе’), и чтобф в 
шомЪ замфшашельства произойти не могло» 
не употребилЪ я наименован!я арсенихальной 
холчадамб (РутИе; аи), но вмфшо шого на” 
звахЪ сей камень арсенихальным$ камне-мб 
или рудою', арсенихо.мб изобилузющет ( Ме 
та ат]етс! стетеа`) для того ‚ дабы одно особ> 
ливое зван!е колчадана сБрнымЪ рудамЪ при- 
дано было, и разныя наименования ‚. какг 
золошой , желфзной , мраной и арсеникальной 
колчаданф смЬшенно разум5шься не могли, 


$, то, 


КУПФЕрникеЕЛЬ ‚ ХРасная арсенихо. м9 


изотлующая руда (Аткит ЛИрЬите в сир 
го 


бь 2 Фа. 99 


С] 


«бо ) 351 (05 
то ттегаШашт › ттега Фот › 6095 тод0 ти 
фе. — Миеа ария тита.  Уоодм.) бы- 
ваешЪ пепелисшаго красновашаго цвфша ‚, и 
походишф почши на красную м5дь: содер- 
жишЪ вЪ себЪ довольно арсеника ‚ не много 
сфры ‚, а еще меньше шого мБди. 


Ся руда ошибкою ВЪ ЛашинскомЪ языкЪ назва- 
на (Сиргит №е0аГ) ‚ шо есшь Никольскою 
мБдью. МожешЪ быть думали ‚ Что слово 
нихель Ззначишф шоже ‚ что №с0щи; , толь- 
ко здфсь подЪ симЪ словом медфйстпитель- 
мость или фальшь разумБешся. И по сему 
НФмецкое хулферб-нихель значишФ недфй- 
стпительную или фальшипую ифдную ру- 
ду (Мега сир [рипа ). Иногда вЪ сей ру- 
дБ содержится нрсколько кобалша ‚ по чему 
она ош нБкопюрыхЪ кЪ кобалшовымЪ ру- 
дамЪ причисляешся. Впрошчемф и шакая 
фальшивая мФдь находишся ‚, вр которой 
кобалшф не содержишся. ИЗЪ сей руды вы- 
ходишр синее шемное сшекло. 


б. 11. 


АРСЕНИКОМЪ ИЗОбИлУЮЩАЯ ЗЕМЛЯ , 
тараханолой я ( Агриксит тета  ттегай щит. 
Тета ансай’) есть шакой родЪ земли , зЪ 
которомф отчасти арсеникЬ содержишся. 
Можно оную землю наилучше пробовать 
огнемЪ ло дыму › какой ошЬ нея поды- 
Маептся. 


Генкель [м Ерь. №, С. Г4. П. р. 364] опи“ 


сываешф н5кошорую ядовишую землю или 


мер- 


| | 
| 


бо ) 352 (05% 
мергель › которая при Дрезден ЕЪ рудной 
ямБ , называемой лолучемное ацастйе ‚, на 
днБ нахо‹ишся, Сей мергель имБешЪ ‹фро- 
синей цаБш ‚ при шомЬ мякокЪ и жиренЪ ›. 
и ошчасши &Ф купоросомЪ и камнем смБ- 
шанр. 


Примфчан!я о арсеникф. 


1) КромБ описанныхЪ рудЪ ‚ арсеникомЪ изо- 
билующихЬ , няходишся оной 


А. Въ водяномъ родБ. 


т) Ядопитая пода (Адиа атреика 5), о 
коей смошри вЪ Гидролотйи вВЪ главБ 8,6. ГЕ. 


В. ВЪ МИНЕРАЛЬНОМЬ род. 


2) Коб@лтопыя руды ( Мтегае софайТ) , 
кошорыя вр с^Блующей главр опишушся. 

3) Висмутопыя руды ( Митегае оришИЫ) 
описаны при висмут. 

4) Бленда (Ррифепае) описана при 
шиаутьБ. 

5) Руды ‚ имующёя лризнахи жел за 
(1Ммегае Магиз арка) ‚ изЪ коихЬ вы- 
ходишЪ сыроломное желБзо. : 

6) Бълая иъдная руда (Мтега сие 
«а.) описана при мБдныхЪ рудахЪ. 

7) Спинцопыя руды (Мтега ритИ ). 

8) Олопянныя руды (Мтегае Даят ). 

9) Серефяныя руды (М егае атвепй ат 
Летса1е5`) ‚ изЪ коихЪ каждая вЪ своемЪ мБ- 
сш опишешся. 

бавнымЪ образомр содержишся арсеникЪ › 
хошл и не столь много ‚ вЬ зеленожелтыхЪ 
и жел- 


#” 1005 


3) 


95 о ) 353 ( 05 


и желшыхЪ мБдныхЬ ‚ вЪ аншимон!альныхЬ 
и шому подобныхЪ рудахЪ. Здесь шВ тшоль- 
ко изчислены ‚, вр коих очевидно арсеникЪЬ 
содержится. Впрошчемф находишся ‘оной 
и вЪ постоянныхЪ вр огнБ камняхр , о чемЪ 
смошри у Генкеля вЪ истори о колчаданахЪ 
на страниц’ бтт. . | 

О арсеникВ ‚ о которомЪф здБсь говорено › и 
кошорой нынф ужё вФмЪ вБдомЪ , -болЪе 
200 Ъш было не изьфсшно. У древнихЬ 
оперменшЪ 32 арсеникЪ почитался. 

МожешЪ бышь ‚ что иБкошорые все шо за 
арсеникЪ почитать станушЪф › ош чего ВЪ 
огнБ 6Флой дымЪ похымаешся ; но Се, вебь- 
ма несправедливо бы было ‚ по шому. чшо 
и галмей ‚, бленда ‚ шщмаушерь › аншимон!я 
и ртуть шакже дымяшся ‚ хошя ихЪ за ар- 


° сеникр ‹ признашь не можно. А  признакЪ 


4) 


настоящато арсеника есть чесношной онатго 


‘запах ‚ которой ошЪФ 6Ълато дыму. чув- 


ствуется. равным образомЪ изЪ сего яв- 
ствует, чпю не все шо Фру значишЪ , 
что СЪ нбкоторымЪ запахомЪ, дымитися, 

Сей обыкновенной 6Ълой или нЬсколько на 
хрусталь. похожей арсеникф есть неё что 
иное „ какф обожженое мешаллическое шЪ- 
ло › копорое паки вр мешаллЪ претворяет- 
ся ‚ какЪ скоро затарающаяся машертя оно- 
му придасшся. ТакимЪ же образомь в 
обожженные металлы , какЪ ‘и друме , па- 
ки вр металлы приводятся, По сему ртуш- 
ной элемент (римефшт тегсище)’“или ме- 
тпаллическое  составлене (/и Ланна тешИса 
состоит дс ВР арсеникБ‹, ко- 


п хророй 


%3о ) 354 (05% 


горой прямую свою металлическую натуру 
тогда получаешф › Когда Загараюшаяся ма- 
шеря кф нему присовокупляется. По симЬ 
разнымЪф обстшоятельсшвамЪ , какЪ кажется , 
заключишь можно бы было › чшо при всемЪ 
шомф вЪ арсеникЬ кислая соль (ДИ асшит 
хошя не чувствительно быть должна. — 


ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ПЯТАЯ. 
| О КОбАЛЯЬ. 


$. 1. О. кобалшБ вообще. 

2. О кобалшовой рудБ ‚ и аругихЪ «Ъ ней 
принадлежащих. ы 

3: О :зеркальномЪ. кобалш. 

4. О кобалшБ на сок похожемф , стекло= 
ватомЪ и губковашомЪ. 

5. О кобалшовой друз3Вуг) о дентришиче- 
скомЬ ; 2) о крисшаллизованномЪ ко- 
балшб ‚ из) о кобалтовой друзБ. 

6) О кобалшовомф ивБшБ , струеватомЪ й 
наружномЪ. 

о’ 7) Окобалшовой землБ ; 1) вБлой; 2) жел- 
шой , 3) на сажу похожей, и4) о 
содержащемЪ кобалшЬ илЪ. 


№ 


КОбАЛТЪ (Софайит садта Фит соещеГ) 
имбешЪ слЬдуюцщия свойства: 

1) Хошя крфикой , только при тномЬ 
хрупкой полумешаллЬ ‚ которой натурою 


своею во многомЬ сЪ землею сходсшвуешЪ , 
и для 


М во 2 Ш `` ва зы що в 


460 ) 35$ ( ©5% 
и для того отр многихЪ за мешаллическую 
землю ‚, а не вЬ числЪ полумешалловЬ по- 
читался. 

2) ИвБиомЪ блЪденЪ ‚ и вЪ лому по- 
ходишЪ на переломленвой мешаллЪ, 

3) Такр шяжелЬ ‚ как мешаллЪ. 

4) ВЪ огнЪ нБсколько крБпокЬ ‚, не 
дымится и не горишр ; однако вр силь- 
номЪь огнф расплавливается. Со свинцомЬ 
едва вЬ сшекло претворяется , И для того 
ВЪ капельну для очищентя золота и серебра 


не кладешся. Ежели кобалшЪ весьма мёлко 


истолчень и обожженф ‚, а пошомЬ сЪ ал- 
калическою солью и гольншами см5шанЬ бу- 
цешь ‚ шо по расплавкЪ вЪ синее стекло 
прешворится. Е 2 


5) ВЬ крфикой водкБ не скоро распу-. 


щаешся , а по распущен дФлаешся зеле- 
новашой раствор, кошсрой не ошЪ водЁ , 
но отЬ алкалической соли осядаешр $; при 
чемф посмоянною алкалью (Аи! йхо) про- 
изведенная осадка цзБтомЬ черна ; а ле- 
тучею  алкалическою солью (Асай зом! 
задБланная красна бываетф,  Распущенной 
вЪ золотой кр6пкоМ водкБ зеленой ив 
принимаешь , и сей расшворЪ также ошЪ 
воды не осаживаешся ‚ но ошЪ поспоянной 
алкалической соли, отЪ коей осаженной 
кобалшЪ бываеш чернаго , а ош летучей 
Элкалической соли высокаго краснаго ива» 
6) СЪ висмутомЪ никакимЪ образомЪ 
сиБшатнь его не льзя , И для шого при 
Плавк висмута и сублимировани арсени- 
изЬ кобалшовыхЪ рудЪ находящейся ко- 

Ц 2 балшЬ 


чае 4-2 шо 
о очраииДОВИЯ 


ЕЕ 2х - 


вании 


ВидЬ 
29г. 


95 о) 356 (05% 
балшЪф почишаешся за висмушовой дрязтЪ, 
или за кобалтовую корку. МБдь вмфешЪ 
сЪ ним сплавленная хрупка становится , 
кр. кошорой кобалшЬ шакф крфико при- 
сшаешЬ и < оною соединяется › что его 
едва ‘или со всфмЬ ошдБлишь не можно. 
7) Со ртмущью не см шиваешся. 


э 


9 = + 


КОбАЛТОВАЯ РУДА , хоб@лтопой гланиб 
(Софайнит  атетсо  питегаШиит , тиега@ отт , рта- 
низ сооте ритфео писания. — Мега сор стегед. 
Софии ваенае ) бызаешЪ пепловато цвфша ,. 
и/часшо на мфлю!я бЪлила походишЪ , а еше 
болТЪе на арсеникальной камень [гл.44, 6. 0]; 
однако, я кобалшювая руда м$лче ‚ шем- 
нфе и красновашфе. РаздФляешся на слЪ- 
дуюние сорты: | 

к) Коб@лтовпая рула стальной крелости 

Мега со стиегеа емигае* Ищуфеае )` состо- 
ишЪ изр м5лкихЬ зеренф и весьма субшиль- 
ныхЬ частиц ; впрошчемр шверда и шем- 
на, а ивБшомЪ на сталь похожа. С1я ру- 
да`нарочишо тяжела ‚ и при высфкани ею. 
изЬ огнива огня отшскакиваюшр 6Ълыя иск- 
ры’ сЪ проптивнымЪ запахомЪ. 

>) Кобалтопая руда сб большими ‘стру- 
ями’ ( Мтеа сориН стегеа ; дтаний; таогИия рта 
Лезим) бываешр свБшлФе ‚- нежели. твердая 
кобалтповая руда, и на сплавленной полу* 
мешаллЬ походишр ; при шомЪ не очень 
шверда ,‚ и ошчасши рухловата. 

3) Крулнозернистая хобалтолая руда 
(ЛИ пега” сор: стиегеа ›, втатб таютфих › Гав 
состоишЪ изЬ нфсколькихЬ величиною по- 

крупняе 


«960 ) 357 (о 


крупняе являющихся часшинЪ, почти сорна 
и нБсколько рухла. 


Хошя арсёникальной камень не оБдко’ <Ъ кобал- 
товою  рудою за одно почитается $ однако 

‘оныя между собою разнсшвуютЪ в> помЪ: 

т) что всякой кобалшЪ пемнёе ‘и мБлче , 

нежели арсеникальной камень › и при том 
нфсколько красновашф; 2) арсеникальной ка- 
мень &Ъ черное а.кобалиф вЬ синее стекло 
претворяется ; 3) ошЪ арсеникальнаго кам- 
ня при фасплавкф королекЪ ( Карши) не ош- 
| аЪляешся , но во время сублимирован!я ‚ кро- 
м жехЪзнаго королька › кошорой ЕФ немЪ 
всегда находишся. 


0..3 
ЗЕркАЛЬНОЙ КОбАЛТЪ ( Собаит афенсо 
ттегаиит ‚ ВШе , сботе прто ДАепаеше.  Итега 
_ софа Греаеи15 ) бывает ивЪиюмЪ черенЪ , 
ошсвфчивает!ф, какЪ зеркало ‚ и при том 
шифероватф. : 


Не извбешно › для чего сей зеркальной кобалтЪ 
в ‚ за особливой род почитается ‚ по тому 
что оную руду видбть не случилось. Мо- 
жешЪф бышь ‚ что сШя кобалшовая руда вЬ 
шиферовашомЪ шлапф или селенит вмр- 
шанна бывает. 


' | 6. 4. 
| КОбАЛТОРОЙ СОКЪ (Сорт атисо т- 
р петай]дгит › пиисга сооге апсо боги ди. Итета 


‚т Пз просинь 


сор бонае-ргтв) бызаешЪ блисшающЪ 85. 


РидЬ 
232. 


Вид 
233. 


ива НЕЕ ЕЕ ЕЕ 


430 ) 358 (056 
ипросинь, и сБросиняго ивфша, а походишЪ 
на самой чистой выплавленной сокр. Бы- 
ваешр дзоякой ‚ а именно: 
1) Стехлоналтой` (Мтега сонно Готае- 
Роттё аига)) бываешЪ крфпокЪ, и ломается 


какЬ стекло $ иногда походит на шем- 
ную горную сшекловашую руду ( 68 ‚би;) 
или на’ сФрую ‚ желБзо ‚ содержащую, 
м5фдную руду. 

2) Гускопатой (Мтега софа Донае = Дог 
т15 ронрто)а) бываетЪ рухлЪ и похожЪ на печ- 
ной выломокр: иногда руки ош него ма- 
раюшся ‚ какЪ ошЪ сажи ‚ по шому что 
он с сажею сходствуетф , и близко 
подходишЪ кЪ черному карандашу. 


9. 5 
‚ КОбАЛТОВАЯ ДрузА (Сор ттега 4;- 
нетове рига. Птиа софаИГ) есть сФрая или 
темноцвфшная кобалиовая руда ‚ имфющая 
разныя фигуры. ДаздБляешся на слБдую- 
ипе сорты: 
\) /Дентритичесхой жоб@лтб (Пуща (0- 


“фа Ченаиса) представляешЪ нашуральныя 


изображен!я ‚ как деревья и кустарники ,› 
или бываетф на подобе сихЪ растущих 
вещей. На воздухЪ по большой часши весь 
разсыпаешся: находился вр Элзас$. 

2) Кристаллизопанной хобалтд (Пти 
вофН с"ПаШиа) находится кубиками ‚ пи- 
рамидами и нерегулярными хрусталями. 

3) Простая хоб@алтопая лруза (Пишу 
гори Итрех) фигурою своею походитЪ на 
обыкновенную каменную друзу за ивфтомЬ 
ха кобалшовую руду. 


в. 6. 


493 о ) 350 (05% 


‚ 6. 

КОбАЛТОВОЙ нЕ (СофН тета, сд- ВихЬ 
Феге гиро чб Дашо еПотерет.  Е105 сом) есть 235. 
шакая кобалшовая руда ‚ которая будучи 
положена вр сыромЪ мфсшБ или на ошкры- 
шомЬ воздух по н5кошоромЪ времени ивЪтЬ . 
свой перемфняешЪ , и красен или желтЬ 
аБлаешся иногда весь, а иногда шолько на 
поверьхносши. Бываешф двоякой ‚ а имен- 
НО : 


т) Струепатой (Е10$ софйИ атранИл - Гог- 
т5 Пта) бываешЪ краснаго ‚ пурпуроваго 
или фФюлешовато ивфша , весьма мЪлокЪ , 
сшруевашф и хрупокЪ. Расположенными 
на немЪ р$фдкими струями на азбесшЪ по- 
ходишЪ. ВЪ огнБ до половины убываешЪ , 
что есшь признаком находящагося вЪ немЪ 
летучаго арсеника. | 
7 2) Наружной хобалтопой цн®фтё (Е 
вор [ире’рсм 5) есть такая кобалшовая ру- 
да › которая будучи положена на воздух 
снаружи красна КЕ желша сшановишся. 

к 

КОбАЛТОВАЯ ЗЕМЛЯ , хобйлтопой илб видЬ 
(СорфйН ттега тети соот › тетеа.  ШМтега софЩЙ оуб, 
{егтеа`)) бываешЪ разнаго цвфша › земляниста 
и рухла. Сорты оной суть: 

+) Бълая хобалтопая зетля ( МИ лпегв 
сора! 1етеа аа) имбешЬ 6бБлой на зеленой 
<клоняющейся ивёшЬ ‚, весьма легка и мяг- 
ка; а состоишЪ изЬ маленькихЪ комочковЬ , 
м с бЪлымЬ мергелемЪ, во многом сход- 
сшвуешЪ. ‹ Нахаживали оную в Виршен- 


бергскомь уБзд$. 


| 
| 
| 
И 

ПИ 

| | 
А 

М! 
} 

й 
"ВВ 
| 

НИИ 
| | 
В у 
| 
] и 
| и 
й 
уе 
| | 
| | 
| 
| 
ИИ 
| | 
УИ 
| 
| 
ИИ 
И 
| 
} 
| 
И 
‚ Зи ] 
| 
им 
| 
и | 
|8 
А 
| 
| 
И 
м 
10} 
} 
| 
И '. 
МИ 
ИУ 
у 
М 
и! 
|| 
| 
м! 
| 
| 


и к Еть 


Е == 


П+ 2) 


ыы: се 


“5 п и аи иже 
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ВЕ 2) Желтая хоблтопая земля (Мета 
И вор Теттев ша) походишЪ на желшую вох- 
НН: РУ › рухла и не очень шяжела. 


| | Е. Надлежало бы думать › Чо какЬ бЪлая шакЪ 

| и желшая кобалтовыя зёмли суть не чшо 
ПЫ иное › какЪ кобалшовой изфшф или на воз- 
И духБ распадшаяся кобалшовая руда ‚ только 
. напередЪ знать должно всему тому приш- 
Ни чину › ошЪ чего шо произошло $ чшо оныя 
| зёмли при распаденги на воздухЬ цвБшу сво- 
| й его не перемБнили , или чшо они на возлу- 
И хХБ не рассыпались ‚ или наконец чшо по 
НИ рассыпкЪ другой цвфшЪ получили. 


НЫ 3) Черная полнистая хобалтопая зе.и- 
ри мя (Пета сор ‘Тегтеа Лийбтеа) по большом 
части рухла бываешЪ , мараешЪ руки на 
подобе сажи, и дБлаюшЬ изЬ нея хоро- 
т шую краску. 

р. 4) Черной хо@йлт® пб илу содержалщей- 
ся (Ммега со 1етеа ат Шасса) ‚ каков на- 
ходился вр Вермеланшф в синемЪ горномЬ 
илу вмБсшБ СЪ самороднымЬ серебромЪ. Смо- 
при Бранда у Шведенборга о желЪзЪ на 
страницБ 68 ; шакже при Виштенберг® сЬ 
серебромЪ же вмфсшЪ вЬ черномЪ илу. Смо- 
И три у Геснера о кобалшф ВЪ часши твой , 
Я НА сшраницахЬ 21 и 25 шой. 


КоролекЪ изЪ синяго горнато илу самЪ изобрБ- 
| шашель сперьва за н5копюрой родЪ висмута 
| почиталЬ , а пбелЬ шого усмошрБлЪ , что 
ИЕ о кобалшЪ. 
у 

| 

| 
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Примфчантя о кобалш$. 


1) СверьхЬ вышеписанныхр рудЪ, о другихь не 
извфешно › Вр коихЪ бы кобалшр содержал- 
ся › кромЬ | 

Висмутопой руды (Мегае И’тийы ). 

ВЪ череповатомЪ кобалшБ и вЪ.купферни- 
келЪ находишся иногда кобалюф ‚ только 
можешь бышь , что оной вЪ сизЬ рудахЪ 
случаемЪ шакЪ › как серебро вЪ. кобалто- 
выхЬ рудахь ‚ включенЬ бываешЪ. 


2) ВодвардЪ (м Са. ‘схог. Т. И. р #; мо.) 
о’самородномЪ цаффере ( Сафега паНиа) одинЪ 
только упоминает , а боле изврепия о 
немЬ ни глдБ не находится $ чего ради оное 
оставляется ‘до’ дальнБишаго впредь разы- 
скания. 

3) докторЪ бранаЪ вЪ УпсальскихЪ учёныхЪ со- 
чинентяхЬ перьвой кобалшЪ кЪ полуметал- 
ламЪ причислилЪ › и мноЧе еще и понынБ 
‘утшверждающЬ › что выходящая изр кобал- 
та шпейзе есть не чшо иное ‚ какЪ стшек- 
ловашой каменной родЪ , кошорой вр синее 
стекло прешворяешся $ но такое претворе- 
не показывает только ЕЪ кобалшЪ стех- 
лопату землю ( Тетат хитерсфИет’) › такЪ 
какЪ шяжесшь ‚ плавкосшь вБ`огнБ , и вы- 
пуклистая его поверьхность ‚ которою он 
по расплавкВ твердБешЪ ‚ ртутное начало 
(Рипаршт тегсиие') изБявляет?, 


4) КобалшЪ вЪ различном знаменован!и разу- 
мБишь должно › а именно: 1) значитЪ ми- 
спикель ‚ какф арсеникальной камень отЪ 

Ш; иБко- 


$. 
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нФкопюрыхр  кобалтомЪ  называешся $ 2) 
также череповашой кобалшф ; 3) называеш- 
ся кобалшомр и ша руда, из кошорой 
шпейзе и синее стекло выходишь, и по 
шому оная сини.мб хоб@лто.м5 названа. Так- 
же шолкуешся и Латинское слово Сайт, 
которое значишф а) печныя выломки (Саа- 
та Готпасит) , то есть штаутровые ` цвБ- 
шы ; Б) Галмей (Сада ДИв [би ар о]а) ; 
с) синей * металлической кобалшЪ (Сайта 
ЛоЙИ$ фто саетщео ви сайта МааШса) , кошо- 
рой сюда принадлежишЪ. 
Весьма удобно и скоро ‘узнашь можно з 
дасшр ли кобалшЪ хорошей синей цёБиф и 
не см5шанЬ ли оной [4 висмушомр ‚ когда 
руда просто сЪ двумя или шремя долями 
буры вмБешБ сплавишь $ ибо такимЪ спо- 
сосомЪ бура шошчасЪ синей цьбиЪ полу- 
чишЪф ‚ ежели кобалшф цвбшной будетЪ. 
ИЗЬ сего видно ‚ что синей ци ош ме- 
чпалла зависитФ , и начало свое от шней= 
зе и висмушовато сору имфешЪ. 


ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ. 
О АНТИМОНГИ: 


т. О антимон!и вообще. 

2. О самородной аншимон!и, 

3- О струевашой аншимовшальной. рудБ раз- 
ныхЬ соршовЪ. 

4. О перисшой антимон!альной рудБ. 

5 О шаердой аншимошальной рудб. 


6. 6. 


а 
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$. 6. О антимошальной рудВ, на хрусшали по- 
хожей ‚и о разаБлен!и оной. 

7. © цеБшной аншимональной руд; 1) © 

красной ; 2) о смБшанной с друти- 

ми цфиами ‚ из) о блБдной анши- 


мон{альной рудБ. 


6. т. 

АНТИМОШЯ (Лийиощит. ЗННит. ЗИ 
Авис.). 

:) Есть зесьма хрупкой полуме- 
шаллф ‚ чшо ош вмфшанной вЬ немЬ сфры 
происходищЬ ‚ и почши шакр ломокр › какЬ 
кобалшЪ ‚ по шому что при ударенти мо- 
лошомр шошчасЬ раздробляется. 

2)’БЪ5лизною почши на серебро похо- 
дишЪ › и чБыЬ меньше вЪ ней сБры и чи- 
ще ‚ шфыЪ она белБе $ а внушри мочкова- 


ша и сшруисша. | 
3) Свойсшвенная тяжеешь сырой ан- 


шимон1и прошивЬ вод состоит › какЪ 4 
кт, или какЬ 47 кЬ то ; а шяжесить ко- 
ролька кЪ’водф пропоритю имфеш ‚ какЪ 7$ 
кЪ 10 ‚ хошя бы онЪ сЪ желБзомЪ или оло- 
вомр пртуготшовлень былЪ. 

4) ВЬ огиБ со всфмЪ лентуча › и дру- 
ге мешаллы ошЪ нея летучими дФлаюшся. 
ВЬ огнф не скоро распущаешся ‚ и по ра- 
спущени цзвфиюомЪ шемнокрасна становится; 
а ежели оная до сплавки обожжена ‚а по- 
тбмЪ сплавлена будетЪ › шо выдешЪ крас-. 
ное шемнонвфшиое сшекло. = 

5) СЪ мешаллами шакф смфшиваешся 
чо сФрныя ея часшины удобно сЬ ее 

ро 


ромЪ и прошчими металлами совокупляют- 


ся ‚ а корольковыя ср однимр шолько 3з0-. 


лопомЪ ‚ ош чего происходишф ‚ что. ан- 
пимонуя золошо ошф всфхЪ прошчихЪ ме- 
талловЬ очишаешЬь. | 

6) Распускаешся вЪ спйршф поварен- 
ной соли и вЬ золошой крфикой водкЪ , а 
от крфикой водки прешворяешся шолько 
вр 65лой порошок}. 

7) Магниту прошивишся , и, ежели 
СЪ желБзомЬ смБшаешся ‚ шо и ойаго маг- 
ниш больше притягизатиь не можеш. 


8) Аншимонтальной. королекЪ ‘особли= 


вымЬ способомь со ртутью мЬшашв мож- 
но. Смошри’у Генкеля арриоф»: р. 1об. 
М 3 

САМОрОДНАЯ АНТИМОВТЯ ( Аинтонй  те- 
ЕНиз паши) есть антимозальной королекь, 
которой не давно вБ Шветти в Залберг= 
ской ямБ найдейь ., и АатономЪь Швабе вЬ 
перьвой ‘разЪ свЪшу прелложенЪ. Смотри вЪ 
истори Королевской Шведской ‘Академ 
Наук 1748 гола, на странииФ 09. Сна* 
ужи походишЬ он на хмиспикель [гл. 34° 
6. 8], и состоитЪ изЬ кепорядочныхЬ 60- 
конь и веравныхЪ плоскостей. растворяет- 
ся вБ золотой крфикой зодкЪ ; и от в0- 
ды осаживается ; БЪ оги5 прежде ивЪта- 
ми распущаешся ‚ а пошомЬ прешворяешся 
вБ стекло. 


‚ 5. 3. 
СТруистля` АНТИМОНТАЛЬНАЯ ПУДА 


( Анптотит ЛИрьите ттега инт Ппашт. Мега 


аиптопй дна) бываешф сФросиняго пзФша , 
блиста- 


ч%бо ) 365 ( ©%%> 
блистающа и матка ; и сосшоишЪ изЪ шол- 
‚‘стыхЬ и шонкихЪ` стоуй. На свёчЪ рас- 
‘плавливаешся^, и вр огнБ 6бЪлей дымЬ ис- 
пущшаетЪ. РаздЪляешся на слфдующе сор- 
шы: р 
1) Параллельныя струи имеющая ан- 
тимотальная руда’ (Мтега апитовй Па › Пт 
15 рагаШе 5) состоизтЪ. из нитокЪ: или струй, 
кошорые в равномЬ разстояни ‘ просшира- 
юшся. | 

2) Колосистая ‘анти.моналъная руда 
(Мега аннтони Птаа › Птиб раб тогатану о@ 
Чесиринириу) ‘состоит изЪ сшруй‘, на коло- 
сы похожих) 'Оная руда находишся: вЬ 
камнЪ мБсшами, и иногда одна струя дру> 
гою' пресфкаешся. 

{ ‚3) Зизздолучистая струепатая анти- 
шоналвная руда’ ( Мтега ‘апитони Птша, Пти 
ЛеШай;) сосоитиЪ изЪ шакихЬ сшруй ,› ко- 
пгорыя з®5зды предсшавляютЪ. 

4) Чешуйчатая анти.мотальная ру ла 
(Мета апцтопи риа у Пти Ли диатшаз сопсте 1$ } 
состоит изЪ длинныхЪЬ или’ ‘изЬ непри- 
мБшныхр  нитокЬ , кошорыя `чёшуями 
или слоями крфико между собою ‘связыва- 
юпкся , шШакь что ежели кто ‘не раземош- 
ришЪ ‚ шо за блейгланцЬ оную почесшь мо- 
жешь. | 


ПримВч. т. Ся же руда называетися либтающез 
антитоальною рудою или антимональ- 
иымб глаилом8 ‚ и можно бы оную . по-= 
честь за особливой родЬ, ежели бы помя- 
нутая вЪ иБкошорыхЬ чешулхЬ видимый 

лло- 


ВидЬ 
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плоскости сходнаго ВЪ семЪ родЪ (Ф вышеа 
писанными составлентя не изрявляли. 

Примч 2. ВЪ Сшрипозенской мфдной ямБ вЪ 
НорбергскомЪ приходЪ и БЪ ВесшманландВ 
находится ое антимон1альная руда, 

29-4 ; 

ПЕРИСТАЯ АНТИМОНТАЛЬНАЯ  рудА 
(Анптотит тавна сора }шрфитз тега ит , дапае 
траг, рт5 сарШати;  ерагацу. Мега апИтонй 
ритов) состоит изЪ шонкихЪ и раздЪлен- 
ныхЬ мочекф ‚ на подобе шерсти или пе- 
рисшыхЪ квацовЬ , и много сБры вЬ себБ 
содержиш}`, ошЪ чего она на свБчБ шакже 
скоро распущаешся ‚ как и сЪра. 

ТВЕРДАЯ АН ИМОНТАЛЬНАЯ РудА (Ан- 
нтошит арьиге ттега Пит , ттнега Фут, опа 
дилдо - Ла. Мтега апитопи роПаа) тесьма плот- 
на и хрупка, и на полированное желЪзо 
или свинец походишЬ: на св5чЪ плавишся 
и дымишся. * 

6. 6. 

НА ХРУСТАЛЬ.  ПОХОЖАЯ АНТИМОН!> 
АЛЬНАЯ - рУдА (Аянтонит: ДАрьиге. тттегаДаит 
сл [аит. Мтега впитой спама) бываешЪ 
шакже сБросиняго: цвЬша ‚ внутри струи- 
сша ‚ а снаружи на хрусшали или на дру“ 
зы походитЪ , или другую какую фигуру 
имфешЪ. Соршы ея суть: 

1) На хрусталь лохожая аттимональ- 
ная руда нелрапильной фигуры (М тега апито- 
ий сп Шриа Бкигае 1исетае). 

2) Пира.мидальная антитональная ру- 
да (Мега апйтопи счраШДиа Тату - 


3) 


С. 


из .. 
вах. ы ия ареедь Мер 


Аааа 
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3) Морщепатая слутанная антимонй- 

альная руда ( Мега питон страуиа её 1040). 
6::-7. 

`ПВЪТНАЯ АНТИМОНГАЛЬНАЯ РУДА (.Ая- 
Нтощит ИрЬиге в агрешсо ттегаДаит титит. М: 
пега анитопи соютйа) ‚ которая хошя весьма 
сшруисша , только ош примбшаннаго ар- 
сеника, шакой ивЬШшф имБешф ‚ какой ме- 
таллическля шфлА получаюшЬ ошф пара» 
происходящаго ош смфшанной сЪ арсени- 
комр сфры ‚ а именно красной или жел- 
шой. Сорты онаго суть слБдуюнцие : 

1) Красная антимовальная руда (М:- 
пега апитони соотаа тщта ). 

2 ы Янтимовальная руда желтаго сб 
Храсны.м5 смулшаниго цифта (ЛИшега апитони 
соот а ех тифто Паиа). 

3) Баблнаяантитональная руда ( М!- 
яега апйтони соотаа раша). | к 


’ С1ю антимональную руду необходимо отЪ прот- 


чихЪ особливо ошдБлишь и описать должно , 
по колику онал какЪ цвбтомф шакЬ и со- 
ставлемемЪ ошф в(ФхЪ описанныхЬ рудь 
разнсшвуетЪ. Красной или желшой арсе- 
никЬ ‚ оперменшь , и ошчасши кобалшовой 
цзБшф доказываютщф , что арсеникЪ будучи 
смфшань СЪ сБрою БЪ минеральныхЬ тБлахЪ 
красной или красножелтой цвбиЪ осшав“ 
ляетЬ. 

ПримБчангя о антимонйальныхЪ рудахЪ и о 

самой аншимовии. 

1) По ны еще антимовальнаго королька’ или 
аншимон!и вЪ полумешаллическомЪ видЬ не 

махажи- 


ВидЬ 
242. 


| 
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| | 
| 
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нахаживали, Аншимоняльныя руды добы- 
ваются обще СЪ золотою`, серебряною’, же- 
лБзною и н6кошорыми арсеникальными ру- 
дами`;‘ а иногда и СЪ киноварью смфшаны 
бываютр › только отЪ того вЬ антимони 
разности не происходитЪ, 

ТЬ ‘арсеникальныя ши!аутровыя и’ желФзныя 
ружы’; которыя не скоро сплавлены быв 
могут, какЬ бленда, красной шлаЪ ‚ на® 
ипаче ВолфрамБ снаружи на антимонталь” 


` чую руду тораздо’ похолятЬ „ и при шомВ 


3) 


струистьг , только шмЪ ош; антимонй 


‚альной` руды отличаются › что оная ‘легко 


на свБчБ, а вышенисанныя и вЪ самом 
сильном огнБ’ едва’ расплавливаются. 

Ежели аншимон!альныя руды отЬ.. камней 
или ошЪ горной. машем", или ош по- 
стороннихЪ` вмфшанныхЬ вещей отдФлены 
будушр , то руда сама собою распустии 
ся ‚ а антимония ко дну отляжетшЪ , и. вр 
подставленной другой тгоршокЪ сквозь сква- 
жину здБланную ‚ на дн верьхняго горшка 
стекаетЪ. ВЬЪ нижнем горшкЪ. собранная 
антимон!я называется сыро (Апйтопиит сти- 


‚Чит).› которую в апшекахЪ , шакже ре- 


„меслевые. и торговые люди вр продажу 


употребляющЪ. Оная состоишр изЬ двухР 
вещей , а именно. изЪ сБры , да изЬ нфко- 
тшорой элементарной мешаллической маше- 
р\и или королька. СФру узнавать можно по 
синему‘ вЪту и дыму 5 которой от сы- 
рой антшимони на уголья посыпанной поды- 
мается ;$ а досшаешся оная расшворенемВ 
аншимон!и вЪ золошой крЬпкой водкЬ , ибо 

дога 


= \ 
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зпогда ошляжешр ко дну сБрожелтой ^ поро- 


‚ шокЪ’, кошорой есть шочная сБра, и ко= 


торую лвакже , какЪ и. обыкновенную ‹Бру» 
вЪ разных случаяхр употреблять можно. 
Корольковая часшь, для. копорой аншимон!я 
полумешалломЪ названа,› окажешся тогда, 
когда кф осадкЪ антимон!и винной камень, 
селитра, и. черной флюссЪ употребится.. и 
таким. образомЪ ‚аншимональной. королехЪ 
получается. ОшЪ, желЬзныхЪ , опилковь , 
ежели осадка аншимонм ими произведена. 
будетЪ , выходишЪ аншимовальной желБзи- 
стой ‚ а ошр.олова аниимонйальной оловя- 
нисшой королекЪ, исшакЪ далБе, чему. Хи- 
мики..способЪ. показывают, Сей, королекЪ 
состоищЪ: а), изЪ сБрнато элемента ‘или. за= 
тарающейся машери , по истреблении кошо- 
рыхр огнемр королекЪ металлической, свой 


СВИДЪ „потеряетр ›. и.7вЪ известь прешвое 
‚ ригся. 6). МзЬ металлической. стпекловатой 


землй., „что ясно видно изЬ шого „. что 
вышепомявутая по обжитан!и оставшаяся 
известь. по сплавкЪ.. в стекло ‚претворяеш- 


--ся./‹ А ‚чатобЪ, хошя несколько какой, нибудь 


арсеникальной мащер!и, вЪ аншимови‘ нахо- 
дилось х:оное, весьма, не вБроящно ‚ по тому 
что вЪ антимональномЬ кордлькБ. ни по суб- 
лимирован!и ‚ни. поврастворенти онаго вЬ_ма-= 
слБ виннаго камня › на, воздухЬ распудцен= 
ном} , никакого арсеникальнаго слБаа на 
примБчено. 


Примрч. 4.) Сырую аншимоно какЪ золошыхр 


дВлЪ мастера э шакЬ и пробиреры для 
Эчисшки золоша и для повышения вЪ немЪ 
у цеВта 


= 5-& 


ЕЕ ЕИНЕНЕЕЕЕ 


теще 


я ре на 
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цЕБта употребляютф ‚ по пюму чшо анши- 
мон1я’ в прошчие металлы ошЪ золота 
ошдфляешЪ. Оное почши извфетное дЪло $ 
а чшо шакое очищеше ошЪ одной (ры ; ВЪ 
аншимони содержащейся ‚ происходишЪ, о 
тпомЪ` не всякой знаеш. ИЗЪ чего сллуешЪ, 


чшо золотю и простою сфрою шакже очи-" 


зцать можно › ежели‘ оная СЬ жженою солью 
сплавлена будешь ; ибо ею сшоль же из-= 
рядно золото очисшишся , какЪ бы и ан- 
тимонею. НФкошорыя частицы аншимон!”“ 
альнаго королька СЪ золопомЪ смфшиваюшся 
ВБ’ шо врёмя ‚ когда очисшка антимошею 
производится ‚ что. усмотрЬиь можно шо- 
тда ‚ когда золото ср однимЪ аншимонй!аль- 
нымр королькомЪ сплавишся., ибо ‘по сплав- 
кЬ оное блЬднфе здБлаешся ‚ нежели до ‘по- 
го было. 


ПримБч. 5) Хошя нбкопорые утверждаютЬЪ , 


что вЪ аншимональномЪр королькФ ‘нЬсколько 
ригути находится $ однако оное ‘еще’ не со 
вСБмЪ доказано ; а чшо риуть искусствомЪ 
посредсшвомЪ аншимон!и ‘дБлашь можно» 
оное‘ ХимикамЪ довольно известно. Генкель 
обЪявляетф ‚ что аншимональной королекр 
БЪ ршушь не прешворяется , но только ВР 
мешаллЪ. `СЪ ‘антимон!айьнымЪ королькомР 
золошо также смВшаМь и имЬ позолотит 
можно , какЬ и ршутью. 


ТГЛА- 
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— ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ. СЕДЬМАЯ. 


о висм утовой рудЪ. 


6. 1. О висмут вообще. 
2. О самородномф висмушб. изего сортахЬ.. ° 
3. 0 свбилосБрой висмушовой рудБ › швер- 
дой и спруисшой. 
4. О висмутовыхЪ цвбтахЪ. 
5. О песчаной висмушовой рудБ. 


2 бы 
висмутъ ( У’утирит. Маайа офстатит. родЪ 
Рищтнит стетеит А бис. бгаппит тетеит). 44- 


') Есть шакой полумешаллЪ , кото- 
рой вр разсужден!и ломкосши сЪ аншимон1ею 
сходстшвуетЪ ‚ только ‘ббльшую вязкость 
имфетЪ: кЪ ковкЪ не способень ‚ по тому 
что весь кусками разлетаешся. 

2) ЖелтоватымЪ  своимЪ ` ивфшомЪ 

как ош аншимон1альнаго королька › такЪ 

и ошф шщаутра различенЪ ‚ изЪ коихЬ 

перьвой бБловаш$е , а другой синеватфе. 

По внутреннему сложен!ю его часитииЪ ка- 

жется , будто бы онЪ из лисшоватпыхЪ ку- 

‘биковЪ. сосшавленф былф. 

.: 3) Свойсшвенная его шяжесть имфеш® 
`пропорцию кр водф , какЪЬ о или то кЬ т. 

Ч 4) ВЬ вольномЬ жару распущается › 
| ий по распущени дымишся ; вр огнБ не со 
в ль летуча ; В капеллу шакЪ какЬ сви- 

1Ъ впиваешся , и также золошо и сереб- 
‚ Ро очищаеиф. Обожженой висмушф можно 


2 цаКЬ , 


И и | 


такЬ ‚ какЪ и кобалшЪ вЪ стекло претво- 
рить -/ шокмо-нё шакое ‘какое из. кобал- 
ша синее стекло выходишЬ ‚ но шемно- 
ивфшное. у.нс | 
5) КромБ кобалта и шшаушра смб- 
ниваешся со всбми прошчими^ мешаллами, 
придаешфоимЬ бЪлой из и и дФлаешЬ ихВ 
-хрупкими‘у шакЬ. чшо они на полуметал- 
лы походяшь. е 
6) По распушени вЪ крфпкой водкБ 
сшановишся ‘розоваго. цвфшу ‚ шолько не 
так скоро , какЪ шиаушерЬ осаживает- 
ся отЬ пресной воды, и ве столь сильно 
з лкипитр а мо. расиворенги ивр золотой 
кр5пкой. водкф получаешЪ (желшой померан- 
_чювой цвЬшЬ., и шакже ошЪ вод осажи- 
сваешся. вх 
7)-Со-ртутью. вмфсшБ сптирается, › 
энаипаче когда он сперьва 60 свинцомЬ ,› 
‘оловомЬ или серебромЪ смфшанЬ будешь ; 
обо ` птогда скоряе и дЪИйсшвительнфе со 
с риьутью. смЬшаешся,,. и вмфстБ ср оною 
сквозь кожу прожимать его можно будет, 
а особливо ежели в распушенной свивенр 
-мли висмунр вдвое ртупи, прибавится „о КО 
- торая. до пюго подЬ’ масломЬ вБ желФзняи 
сосудЪ нагрФлась. ИзЬ чего видно ‚, чо ие 
Г довольно. -шого ‚ чтоб отупшь’ очищать 
только прожиманемь сквозь замшеную кожу. 
(Я 6.2; | : 
ВидЬ сАмородной висмуть (И’иифить па 
243.. шит) бываепЬ неравной чистолты › и узна” 
ваешся по шому , ежели оной. при вскии$- 


вм ВБ крЫлкой водкЪ красновалир дфлаешт- 
СЯ › 


ся 
и; 


Я ЧЬ 
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’° ся, и на сёБчЬ распущаешся.  Разаляеш- 


ся на слБдуюние сорты: 

1) Тперлой сазмородной писмутб (И 
тирит папиит ойдит)) находишся вЪ горныхь 
произведентяхЬ. м5Бстами. 

2). Саморолной  пис.мултб. её блестками 
( И’Итиит паниит тетифиз Чате; а4Баегетз 

3) Зернопатой самородной писмутб 
(У’ишфит вайиит ртапш 5 трег[ит). 

4) Висмутопые кубики (И’ишфит пай- 
иит сеПаШиит рита Дит). 


Кенииманыйи брукманЪ т письмб пушешествен-° 


номБ 42 при концВ нум о, ти 17 обЪ- 
являютф , чо самородной и’ подземнымЪ 
жаромф ‘выларенной висмутЪ бываетЪ', ка- 
КОВЬ находишся при 1оахимшиалЪ #Ъ боге- 


Ю 


ми, шакже и при ЛефозенЬ” в нБкото-’ 


рыхЪ пустыняхЪ добывается. $ 
5. 3» | | 
свВБТЛлОоСФрля  ВвИСМутовАЯ  РУДА 
(ИГутифит атретео © софаПо тттега ит, рипсйи- 
[5 репае трат тсатиз. Мтега чыти стегеа. 
Саепа. ти) имфешф свЪшлосфрой и поч- 
ши бБлой цвфшЪЬ, на подобе крупноструи- 
стаго гланца ; содержишЪ вр себЪ висмушЪ, 
кобалштЬ и арсеникЪ. Сею рудою изЪ сша- 
\и огонь высфкать едва можно. ВЪ крЬи- 
Кой водкЬ не вскипаешр ‚ безЪ обжигав:я 
Расплавливаешся и дБлаетшся синим сшек- 
ломЪ по причинб содержащатося вЪ ней ко= 
лта. БываешЪ двояка ‚ & именно: 


Ч э :) 


Вилр 


245. 


Вид Ъ 
245. 
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1) Тперлая (Мтега орний Е суете опа). 
2) Струепатал ( Мтега ахути стиегев 


Лица). 


ВЪ Гелзинтеландб зЪ Фериласскомф приходЪ и 
ЛасгрубЪ находишся довольно свфитлосБрато 
висмута, 


8..4. 


висмутовыЕ цвЪты (Иииит атреисо 
её ЛИффиге ас софйю этисгаШанит , сойоге Лаие/сетте 
хатераю › догеселз. Мега арии хекрсоот. 10; 
отит) имБюшЪ сЪрожелиюй ‚ ад иногда 
красновалпой , зеленоватой или синерашой 
цвБиЪ , которые ошЪ находящейся вЪ зем- 
лБ или подЪ землею многаго или малаго ко- 
личесшва вимфшанной сфры происходяшЪ. 
Оные цзБшы покрыты бываюшЪ чернова- 
шою коркою , и нарочишо тяжелы. Огонь 
изр сшали высфкаешся ими сЬ противнымЬ 
запахомр. ВЬ крБпкой водкБ вскипающ › 
и безЪ обжигантя не скоро в синее сшекло 
претворяюшся. 


ВЪ висмутовыхЪ цеБшахф красной цеБн всегда 
блБднфе ‚ нежели каков вЪ чисшыхЪ кобал- 
товыхЬ цеБбшахЬ бываешЪ. 


се 


ПЕСЧАНАЯ ВИСМУуТовАЯ рУДА (ти 

Трит) аетесо её сора итегай [ит , тайтсе агепасев. 
Мега члтиЦ атенасеа) ваходится м$фетами 
5 шемйонвфтномЬ песошномЪ камнф, и 
при шомЬ кобалшЪ содержишЪ. Добывает- 
ся 


` 
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ся при ТолхимсшталЪ. вЪ Богемия. Смотри 


у Брукманна в. письмБ пушешественномЬ 
44, нум./7. 


Прим чануя о висмуш5. 


1) СверьхЪ вышеписанныхЪ есть еще висмушо> . 
выя руды смФшанныя СЪ другими ‚ а именно: 

т) Сб нухоторыми хобйлтопымии руда- 
ии (Мипегав со) ‚ которыя выше сего 
описаны. 

2) С5 серефряныьми рудами (Мтегае г 
#1! )., какя  добываюшся при итнебертВ. 
Смошри у брукманна вЪ письмЪ пушеш: 42. 
нум. 12. при кони}. 

2) Твердая свфилоБрая руда ‚, выходящая изЪ 
нБкотшораго неизвфситнатго мЪфсша › которая 
СЪ зелеными азбестовыми нишками смБ- 
шана бываешЪ , содержитЪ вЬ себЪ -висму- 
товой королекЪ , и по обжиганйи вЪ шемно- 
цвбуное ‚а безЪ жженя в черное стекло ` 
прешворяется. | 

3) ИисмутЪ весьма легко распущаешся и поч- 
ши шакимЪ же способомь  изЪ своей рудё 
выплавливаешся , какЪ аншимон!я , безЬ вся- 
каго` примЪсу. Однако висмутовая руда не 
столь пловуша ‚ какф антшимоШальная 
которая и на свфчВ распущаешся. 

4) Ежели висмут вЪ крЫпкой водкБ раство- 
ренной`, расшворомр поваренной соли оса-= 
женф будеш ‚ шо по расплавкЪ осаженной 
матер!и ‘выдешЪф` шакф называемой роголой 
писмутб. Когда шакая осадка пресною во- 
дою произведена будешь ‚ що заБлаются 

| 4 Гицх 
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Гишпанск?я -бфлила , которыя. ВЪ бБленгю 
лиць и чернению: волбсЪ` упошребляюшся, 

5) ПосредсшвомЪ соли виннаго камня ‚ или Фд= 
кой алкали и нашщашырю изъ висмуша 
Ринуть ‘досшатаь можно ‚о шакжеси изЪ са- 
мой висмутовой руды ‚ ежели оная доволь- 

-^ ное время’ на воздух. лежала. ВисмутЪ: 
прешворается же вЪ ршушь см5шенемь со 

- с ригуью- (Месси йсано «би. 

6) ЗваНе жархазита разныя знаменован!я имр- 
етЪ.› и иногда подЪ онымЪ разумФешся а) 
колчадань ;у> которой на Подобте хрусталей 
&рузами родишся ; как. и мы его, слЪлуя 

‚ -рудокопамЪ > ‚при описанфи «БрныхЪ рудЬ 
именовали марказиноюжЪ. В). Машер!али- 
сты и аптекари «иархазитою называющЪ 
висмутЪ: с) Алхимики всБ незрЬлые ‘ме- 
тшаллы симр же именемЪ называюшЪ , 
а именно желфзная „мархазита значишЪ у 
нихЬ колчаданф , м дная мархазита жел- 
тшую: или желБзожелтую мЪадную руду ь а 
30-10100 «иарказитою называюшф ‹ шшау- 
терь, по июму чшо отЪ него красная мРдь 
цзБшомф желша сшановишся , изЪ чего они 
заключают, будто ши!аутерЬ есть не- 
злое: золото, Серебряною .маржазитотю на-., 
зываюшР они висмушЪ › для шого чшо отр 
него желтая мФль краснБешЪ ‚ аолово цвБт- 
няе и крЬиче дБлаешся. 9) ПароцельсЪ вс 
т руды , которыя ошЪ рудокоповЬ колча- 
даномр называются ‚ именовалЪ «иархази= 
11076, : - 


ГЛА- 


АЕ о а а А олыйены 1 -чь 


ре а ыы иж 
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ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ОСЬМАЯ. 


‚ 0; шитАутрз. 
6. 20 шшаутрь ‚вообще. ь 
2;.© шиаутровой. рудБ. разных цвршоЕЬ. и 
сортовЕ, 
3, О галмеБ разныхЪ сортов. 
‚4; О. бленАБ разныхь же, соршозЪ. 
5..Ю красной блеваЪ или. рошшлатЬ м его 
соршахЪ, 
$. сть 

НИПАУТЕОЪ › инк (блисит. Масса а 
вигев..Абег,) бывает, __ 

1) ВсБхЬ. прошчихЪ полуметалловЬ 
мягче. , скошорой ибсколько, и ковать мож- 
но. МожешЪ быть › что пииаутерЬ, еще 
бы мягче здФлался „ ежели бы его по при- 
личности , какамЬ вибудь флюссомр спла-- 
випть.. ИзЬ сего ‚ явствует „. чо’ штау- 
шру лполочь. нельзя, а разв5. полько пилашь 
или  кокь свинецф в куски, раздробляшь 
должно, | 

2) Внутри бываетЪ онЪ бЪлЬ вЪ про- 
синь , а снаружи. свинцоваго цивБша. Гос- 
ларской внутри жиловашЬ › а Остфиндской 
изЬ крупныхЪ кубиковЬ состоишЬ. 


3) Свойсшиенная его шяжесть. про- 


ШивЬ водх! имБешр пропорю какЬ 7 К т. 


`4) ВЪ огнЪ скоро распущается , вЬ 


которомЪ однако: постояннЪе „нежели оло- 
ж и аншимон1я. Во время. жжешя огонь 
Ч 5 ош 


бодЪ 
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ош шшауштра зеленожелшой или зеленой 
ивБтЬ получаешЬ ‚ а при сублимирован:и 
бБлой |дымЬ ошЪ него происходишЬ. Еже- 
ли шшаутерЬ на горяч{1я уголья положишь, 
и нБсколько подувать станешь , шо онЬ 
загараешся ср шрескомЪ и. дымомЪ. . ВЪЬ шо 
время ‚ когда он горишф ‚ пристает кЪ 
краямЪ плавильнаго горшка на подобе раз- 
р$5занныхЬ бЪлыхЪ нишокЪ ‚ чшю самое до- 
казываетЬ° летучее его свойство ; и не 
зполько самЪ лешучЬ, но и прошчйе мешал- 
лы ‚, не выключая и золоша ‚летучими 
ош него дфлаются ‚ по чему в шшауш- 
РБ во время жженя шакже и сБрисшая на- 
шура оказываешся, . 

5) Со всБми металлами смБшиваешся; 
полько с желБзомЬ не сшоль удобно как 
сЬ протчими. Оное смфшене скоро произ- 
ведено быть можешЪ ‚, ежели мешаллы на- 
передЪ н5сколько раскалены ‚ а потомЪ св 
пипаутромр ‚ малою часпию виннаго камня 
и стекломЪ сплавлены будушЪ. Шишиаушерь 
<Ь висмушомь ошнюдЬ не м5Ьшаешся ‚, но 
всегда ниже онаго на дно садишся. Крас- 
ной мБди придаешф желтой цефшЪ. 7 

6) Растворяешся вЪ крфпкихЪ и сла- 
быхЪ кислостяхЪ › а именно вЪ уксус сВ 
прятнымЪ нарциссовымЪ запахомЪ ‚ вЬ крБи- 


‘кой водкЪ ‚ вЪ сфрномЪ спиршб › вЬ купо- 


росной кислосши и прошчихЪ › изЪ кошо- 
рыхЬ раешворовь получаешся б$лой купо- 
росЪ. 


7) Когда шпаушерЬ пилою пилить 
сшанешь , шо опилки онаго магнишную си- 


лу 


— < м щи 
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лу получаюшЪ ‚ и на подоме желЪзныхЬ 
опилковЬ ко магниту присшаюшр и поды- 
маюшся ‚ чшо ифкошорой аптекарь в5 Ни- 
ренбергь звЪ перьвой разЪ примфииль. 

8) Со ртутью ‘кр5ико мЬшается ,› 
так чаю ‘оною ош приниЪ-металловаго 
смЬшевя порошкомЪь ошдФлишь его можно.. 

2005 

иптАУтТровля руда (Длисит лрьие ас Вид 
Гетто вр фито ттега ит › сооте ор]сито › ратиси- 247. 
’18 пса. Митега хте’) бываешЪ разныхЪ , 
а по большой часши темныхЪ  ивфтовЪ. 
Иногла являешся она. ивБтомЬ какр щем- 
ной и на сажу похожей блейгланиЪ , а ино- 
гда походитФ на нфкошорой родЪ блисша- 
ющей желфзной руды. Находишся вмЪ- 
стЪ съ блейгланномЬ и желВзною рудою , 
а иногда вЬ блейглаииф вмБшанна бываешЪ. 
РаздБляешся' на слБдуюцие соршы : 

1) Сифтлал зилаутропая руда ( Мтега 
тс? аФе[сепз ). | 

2) Синепатая ( Мтета затей соетщеДееть). 

3) Волнистая (Мшега эта хтдшиа) , 
которая при шомЪ дироваша бываешЪ. 

4) Темноцифтная (Миега хата [са ). 

5) Желёзнаго цифту (Мтега эта = 
4а [и |е’тео соо’) ‚ какова находится вЪ 
Блокской ямБ при БовалсдалЪ вЪ ТунБ. 


1Иаутровыя руды и понынБ еще обстоятель- 
но не описаны . а шолько за подлинно из- 
вВсшно ‚ чию шиМаутерь будучи смФианЪ 
СЪ гланцомр другой вид получаешф и на 
желБзную руду ПоХодишШЬ. Можно его но- 
жемЪ 


ВидЬ 
24.8. 


%бо ) 380. ( 0.56 


жемЪ скоблить, и крЬпкою водкою не такЪ 
много › ‘какф прошчей гланць , разЪЬдает- 
ся. ПримБчено › чшо при ГосларБ находя“ 
щаяся шиаултровая руда есшь не особливой 
родЪ .оно емБбщанная руда’, а'именно: т) 
соспоишЪ- оная изЬ мЬлкосшруистаго блей 
гланиа $ 2) изЪЬ швердой шемносБрой , 
шакже изЪ синевашой и шемноцЕёБшной ру- 
аи $ 3) изЬ желшой или Зеленожелшой 
мЪлной руд, и вЪ шакомЪф смфшени рфдко 
одна-руда 6езЬ другой добывается, Генкель 
объявляет › будшо добываемая вЪ Госларь 


руда есть желФзнал. 


$. 3. 

ГАЛМЕЙ ‚ гал.мейная земля (Дис пиие- 
га егтеа › сорте Пвиесете о рисо. Гар сйатина- 
из. Садта орста,) есть металлическая ино- 
гда рухлая ‚ а иногда твердая земля раз- 
ныхЬ нвбиюовр ,‚› только по большой часши 
желтовата или шемноив$шна бываешь ‚; и 
почши шакр., какр бы ошр нашуры разру- 
шенною и согнившею добываешся. ‚ ГоришЪ 
сЪ зеленымЪ пламенемЬ и бБлымЬ дымомЬ, 
Сорты шакой земли сушь слБдуюция ‚ а 
именно : 

1) Сфрожелтая (Гар сатина Чшео-с1 
петеи). 
2) Спзтложелтая ( Гарз сйатитат шго- 
аи), | 

| 3) Темножрасная (Гар сщапитат тифто- 
Лии.) бызаештЪ мякокЬ и рассыпчивЪ ‚ а до- 
бывается при Кремнииф вЬ Венгрии. 


ПримБ. 


ПримБч. 1) Галмей ‚шочно описать ларудно. 

. ‚  ЗаФсв не о лоакомЪ. талмер ‘разумБется’, кб- 

! торой &Ъ огнЪ опЪ пимаутровыхЬ "рудь”, 

` ‘или от. обожженой бленды: пфойсходишЪ ; 

но.о шакомБ.,  копорой напгурально. разру- 

шился и сгнилЪ., какф будшо ‘бы он обож- 

женой былЪ. $. или.о:такомЪ у ‘которой по 

нашуральной осадкЪ ‘изЪ шшаутроваго купо- 

роса - вЪ.землЪ, осшаетися з... Иона желЬзную 

вохру походит ‚, какая остаешся па расшво- 

ренти: и, осаживани желФзнато купороса $ по 

чему галмей - за наспоящую` ‘пийжутровую 

-- вохру. почесть можно. резали РЯ 

Примфч-2.) ВБрояшно › чию оболижёной лахмей › 

“которой, кф, нам! привозят 5 не. изЬ дру- 

той ‘руды выжигаешся’ , как: шолько ` изЬ 

‘и цинауировой- или изЬ вЪкоттораго. рода блен- 

„дъы: Ис шакЪ за: подлинно. не зизвфсшно `› 

есшь ли еще особливая какая“руда ‚ крамБ 

‹. «ей › «которая зафсь описана, “и; бленды. 

‚„Уповательно ‚ что со зременемЪ достовФр- 
не о шомЪ. извститься можно будет. 


9:4. 
| СЛЕНДА - (2алсит ЛАрЬите › агеитсо её ето 
‘итегааит ›’ тега Ддиатий$ чер 15 пфаше › 
- у 1 2". 5 . ` 
‚орбита. Р/идоваепа.  Чегие питит. ) . походица 
Почши. на блейгланцЬ ‚ и сосшоишь . изЬ 
имногихЬ › или изЬ нБсколькихЬ-пюлько ма- 
пленькихр лоснфющихЬ и на шелуху похо- 


-жихр кубиковЬ , „лакЬ как блейгланць. , 


‘полько нфсколько шемнфе. Си кубики смо- 
ченые лоск свой шеряющЪ,. Бленда вр ук- 
сусЪ и в кислыхЬ спиршахь. вскипаетЬ » ‘а 
Зы ^^^ обожже- 


ВидЬ 
249: 


94бо ) 382 { о 


обожженая красной или сБрой иёЪшЪ полу- 
чаетЪ. КЪ.ней принадлежать слфдуюние 
соршы : 

:) Бленда сб тонхою 1телужоло ( Р/идо- 
ета тоШог у  оббига , ацатийз етот) со- 
сшоишЬ. из шонкихЬ и нЪсколько мягких, 
плошныхЬ и сростшихся кружечковЪ ‚› шем- 
ной блескЬ издаешЬ и имфетЬ частины нЪф- 
сколько шолще и крфиче , 
мерные. 


®а )`Рогопая бленда ( Руеидокена эцаног › 
овтегер-иета:, «Даг. ) имбешЪ грубыя и крБи- 
ктя частицы ,› при шомЬ кубиковапта’ яв“ 
‹ляешся.х Блистаюшая оной поверьх ность 
-иБсколько сптруиста’ и птемносфрымЪ своим 
ивЪиомр на блейгланнЪ  походишЪ. При 


нежели глим- 


-обжигав!и ‘отскакиваюшЪ отЪ нея часши- 


цы ‘на подобе чешуй или ‘иресвы желтато 


3) Крёлхая, черная ‚ хубихопатая оден-= 


а,  Ррийохаена “Чита ‚ пйта-, «Даг 5) сход- 


ствуешЪ сЪ’роговою блендою`2с5 шою раз* 
носиию , чшо она, осирфе ‚ чище , чернфе 
и казисшфе. 

° 4) Смолистая блеила ( Р/наорщена рисеа › 
теи!з этиоРиз тсат.) не имЪешЪ шакихЪ гру- 
быхЪЬ часшипф ‚ какЬ вышеписанные сор- 
пты $ черна на подобе смолы и чиста. 

5) Струистая бленл@ ( Р/идовщепа 1ате]- 


_ШИ$ ратаИеюртаттансй риюна.) сосшоитЪ изЬ 


тоякихЬ хрупкихЪ лисшковЬ ,› уфе 
иногда продолговатой  чешвероугольник 
предсптавляютЪ ; ‘издаетЪ чистой и на се- 


`ребряной цеВшф похожей’ блескЪ ', на подо“ 


бте 


Го И. В» 


> В 


Гоа Мо ПАС ВА 


98 о) 383 (95% 


бе чисшаго блейгланца $ мараешр руки 

такф ‚ какр черной карандашр ‚ а нахо- 

дишся при Лооз5 вЪ кобалшовыхр ямах. 

Смотри вЪ 'Тиласовой исшор!и. 

‚6 $н 
кКрдснАЯ бЛЕНдДА или ротлилагб (2и- Вид 

вит Шрьите. 5 атретсо: ев уегто. ттегайуаит ттега 25% 

аи тита. › аш фщиегет тщИсипаит  схыфете. Р/и- 

Чорщена тиету.) бываешЪ чешуйчаша или ку- 

биковаша по большой часши свёшлыхЬ ивЪ- 

тозЪ , и расширается вЪ красной порошокр. 

ВпрошчемЪ часто на обыкновенную бленду. 

походишр. Сорты ея суть слБдуюшие : 

т) Сфрохравнопатой ротшлаев жел з- 
паго пита ( Р/еидорета гифенб › офеиге стегеа’). 
2) Краслопатой (Рридо-бенв с тифеиз 

"шта.) находишся вЪ ЗалбергЬ с‹Ь блей- 

гланцомЬ. ’ | Я 

_ с 13) Желтоватой нелрозрачиой  (Р/ийо- 

оена тифен; > Паша > ораса ). 4 
’. 4) Желтопатой лолулрозрачной (Ридо= 

хаена, кифенз › Паиа реттреЙнааа ) бываешЪ полу- 

прозраченф ; и.множесшво находятЬ его на 

МедвфжьемЪ осшрову вЪ росам. , 

КакЪФ бленда шакЪ и ропишлагЪ иногаа . до нБ- 
сколькихЪ золошниковь серебра вЪ пудБ со- 
держашЪ. Иришчина. , для которой ‚ какЪ 
‘бленда. шакф и рошшлатЬ кЪ шиаутровымЪ 
рудамЪ причисляюшся › показана ВЪ истори 
Королевской Шведской Академ!и НаукЪ 1744 
тода вЪ часши $ › на 57 страниц , издан- 
ной барономЪ АлександромЪ ФункомЪ. Атгри- 
кола несправедливо ‘назвалЬ бленду (змей!а 


пота ) 


1) 


чглавЬ 8 мой ›.9а“змЪ онисана. 


чб о ) 384 (05% 


т1ота)уа достойна “ли ‘бленда тото у’ Чп106® 
66’ 'макЪ высоко’ почитать, какЪ нБкопюрой 
алхим ист] по описан ю Нопипову обленаБ. нА 
тор шой слпранивЪ >09 иней думаеш: у поное 
оставляешся на ихЬ.“ разсмошрене. 


Примфчангя`о. шитаушр5. 


‘СверьхЬ обЪявленныхь штаутровыхЪ’ рудЪ 
зилтаутерь содержится“ вр слБаующихЬ ро= 
дахЬ ‚ а именно : 


А. В’ водяном" родъ. 


т 11 лгаутроная кулоросная по,да (Ациа 
чинчойса какие у которая вЪ-\Гидролопи, .вВ 

В. ВЬ МИРЕРАЛЬНОМЬ РОДЪ, 

2 +90 Жу-лоров8 "СУ иниит` хтег) опи 
санр при соляных `родахв вр главВ 29 той" 
бум ‘бибшри ^^ ВЪ ` УпедявкияЬ ученыхР 
сочинен! ях Ч 733 гола, "Можешь быта ’чимо 
мы “со’времёнемЬтбулемЪ имБрь' случай И 
свинцовый ‘рул , ‘ежели дахБе их разсмот 
тримЪ, кь штаутровымЪ причислить. Геи” 
кель ВЬ`колчаланной Своей! истори она 737 
571 ‘страницах? иблаеви намф притачину 
о семь думашь, ( Е'ш/Чет аррторг. р. 96. Лог. 
Заштих: ф. ‘5. Вр. МЛС. Фа. /::р. 308. 
Рой “ес; ще” эаисо: р: 8). тай 
паз тра иЗЬ ‘ОблфинА весьма много вы” 
ХОХИи - только шочно не изьретшно › ка“ 
кимр ‘образомЪ его НАМ ‘хобываютЪ. а“ 


ушерь’, кошорой вЪ госларь собирается”, = 
вес 


Е И а“ 


360) 385 (о 


‚ весь и не совершенно сублимировать можно» 
за шЪмЬ чшо весьма много свинцу ‹одер- 
жишся , и аля того очищать его должно » 
чшо способно вф плавильномЪ горшкЬ про- 
изводить можно шакимЪф образом ‚ ежели 
вр гоошокф сшолько сала или масла приль-. 
ешь ‚ чшобЪ шшаушерь онымф  покрытЪ 
былЪ. Как скоро онЪ распуститася ‚ шо 
перемБщавь вр гиспукель вылить должно $ 
тшакимр образомЪ свинецф ‚ во немЬ содер- 
жащейся, вЬ низр Огусшишся. Осириндской 
шиаутерЬ весь сублимируещся › и свинцу 
вр себЬ не содержитЪ. 


3) НЪкошорые различают О®.лой зилёау- 


тер ошЬ желтаго (Флисит ит © Даши) ь 
обрявляя ‚ будшо вр Англи желтой шшау- 
терЪ находится. Однако НейманЬ вЪ Хими- 
ческихЬ своихЪ наставленяхЪр на 1-63 спра- 
ницБ доказываетЪ „ что. АГЛИНСКОЙ желтой 
иинаутерЪ состоитЪ изЪ ибкоторато приниЪ- 
металла. ВпрошчемЪ изЪ Ангми вывозится 
орлинарной пииаутперЬ ‚. которой по раз’ у- 
жден!ю нБкошорыхь есть. остРиндской. вв 
Англ! и. переплавленной и может быть очи- 


щенной шшаутшерЪ. (Роз. Че хо р. 6). 


4.) МатнитомЪ доказашь. можно >. что обож- 


женной и необожженой ‚галмей желЬзо . в 
себЪ ‚содержитЪ..» ежели галмей СЪ зага- 
рающеюся машермю смфшанф будешЪ ; шак- 
же и по опьмту Доктора бранда желЪзными 


‚ОпилкаМИи. И приличнымЪ къ шому. фФлю:сомЪ, 
из5 которыхЬ выходящей королекЪ вр 6* 


процектовф умножается. Иногда галмей ку- 
поросЪ и квасцы вр себЪ содержинЪ. 


вал. < ш $) 


+88 о ) 386 (© 5% 


5) ВЪ тородЬ эн во Франши посредством 


5) 


7) 


уголья ’дБлаешся иЗФ талмея  „фкокошо- 
рой родЪ шшаушра ‚ которой неочищен- 
ной раули, а по двоекрашной  очисшкВ 
архо называется, 

пицаушровыя руды шакЪ , какЪ прош- 
ч1я , Пробовашь не можно ‚ за пФымЬ 
чшо когда кф редуцированному шшаутру вЪ 
самом скоромЪ времени загарающейся маше- 
рти › его подкрфиляющей ‚ довольно не при- 
бавится ; и долго оной вЪ огнЬ продержинт- 
ся, о онНЬ згоришЪ и вЪ пепелЪ обратпи т 


ся, Что самое есть пришчиною ‚, чшо о- 


ит!аутровыхЬ ‘рудахЪ шакф мало изьрсшно» 


Крашчайити способф , какЪ оную руду про-. 


бовашь должно ‚ вЬ шомЪ состоишЪ ‚ чтоб 
руду обжитать ‚ и оною примфщивая мЁл-= 
ктя уголья красную мВль цеменшовать $ ‘ибо 
ежели она пожелиФеш , то се есть при- 
знакомЬ ‚ что руда неошмФино пишаутерЪ 
вЪ себЪ содержишЪ. 

ВЪ мшаушрБ ни по сублимировани , ни 
по растворени никакихЪ слФдовф арсени- 
ка не примБчено ;$ а что вЪ.немЪ нечув- 
сшвишельно загарающаяся машертя содержит- 
ся ‚ оное довольно в отнБ оказывается, 
Также находится 8 шшаутрБ алкалическая 
земля ‚, для которой шшаутерь вЪ стекло 
претворить трудно. ‘СлБды ршути можно 


°ВЪ немЪ усмошрЬшь во время сплавки ‚ еже- 


с фрияиы металлами смЬшана будешЪ. 


ГЛА- 


т 
ы 
И 
| 
| 
} 


Зо ) 387 (05. 
ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ. 
Ошд$лен1е чешвертое. 

О МЕТАЛЛАХЪ. 


МЕТАЛЛЫ (Майа) суть тяжчайш!я 
земляныя`‘тФлА, кошорыя’ по расплавкЪ 3 
изрядно блистаюшЪ ‚а по’ простужен1и 
выпуклисшую поверьхность получаютЬ ; 
вЪ ковкЬ.бывающЪ мягки и вышягивающся $ 
вЪ ‚огнЪ нарочишо‘ постоянны!) Шолько 
одинЪ мешаллЬ больше , нежели другой. 


`ПримБч. 1) ИзьБстные шесть металлов раз- 
яБляющся на драгол/фниные ‘и на лолдаше., 
Подлые назызаются шт ‘которые ковать не 
весьма ‘способно , и’ вЬ огиБ непостоянных но 
шакЪ зжечь можно; чию ‘они металлической 
свой видВ потеряю; “ А’ежели’антимони 
прибавишь › шо легко вр дымЪ прешворить- 
ся могушр , и на кацеллБ › не-остаютнся. 
Такихр считается четыре ‚а именно?: же- 
лЬзо , мБдь, свинец и олово; Драгоцфннные 
металлы сушь шБ-, копорые - вЪ оковкВ; вес»- 
ма мягки и раздаются у в -бенБ. почши по- 
стояннвго, которыхЬ+зжечь неможно 5) и; на 
капеллБ ‘оспаюшоя. ‘ОныхЬ’ числится ‹ поль- 
ко ива мешаллаъ а именно : серебро и 30“ 
лошо. о 
Примфч. 2) ВЬ: разсужден!и плавкости_„,скорао- 
сши и совершенства раздБляюшся, металлы 
ва при рода ха-именнок и). на крБикле: и 
2 не 


мы 


ТЕ: «бо } 388 (©5% _ 

| не скоро расплавляющеся металлы $ 2) на 

| мягкте`и легко сплавливаюзщутеся 3 -и 3) на 
а постоянные вЪ 0тНФ и аратоифнные мешалли. 


ГЛАВА ПЯТИЛДЕСЯТАЯ. 
огкр5пкихь: и трудно расплавливлю- 
ЩИХСЯ МЕТАЛЛАХЪ , и ВОПЕРЬВЫХЬ © 

1  ЖЕЛЬЗЬ: 


рн $. т. ОбЪ оныхЪ металлахЪ вообше. 
2. О› жел - вообще, 

3- О самородномЪ желБзБ , чистомЪ и. зер- 
нозатомЪь | 2 

4- О желБзной ‘на хрусталь похожей рудЬ , 
осъмисшоронной и. кубиковатной. | 

5. О’ 6Блой желВзной руаЪ ‚ и принадлежа- 
щизЬ коней сортах. 

6. О шемнофрой желЬзной рудБ и ея раз- 
дБлентяхЬ. 


7. ©: свБплосБрой у 
5. О синеватой у 
.э. О’ зеркальной ; 
зо О кровавиковой: , желЬзныхЪ рудахЬ < 
'ихЪ сортами. 
| 11. О матнишф и разныхЪ онато сортахь. 
| 12. О желЬзномЪ песку т) черноватомЪ , 2) 
пестромф/, ‘и. 3) шемноивфшномЪр или 
красноватомЪ. а 
13* О озерной‘ руд и принадлежащуихЬ къ. ней' 
сортахЪ; 


14. О воЕрБ разныхЬ сориювЪ. 


43 о ) 380 ( 05 
6. т. О негодныхЪ кЪ сплавкЪ рулахъь, а’имен- 
но : о наждакб красномЪ и черномЪ. 
$6. О. магнези и ея сортахР- 
17. О’ волфрамБ ‹Ъ его, сортами. 
18. О желБзномЬ глиммерБ; 1) о эйзенрамЪ, и 
2), о красномЪ эйзенрамБ. 


6. т. 

КОБИКЕ И НЕ СКОрОо СПЛАВЛИВАЮ- 
ИНЕСЯ МЕТАЛЛЫ (Майа ро: актномет  Пдиеб 
аш.) называютися шаке ‚ которые до 
шфхЬ порь не распущаютеся , пока не рас- 
калятся , и которые сЬ шрудомЬ разр5- 
залпь и согнуть можно. Ст мешалльг огнем, 
скоро. истреблены и кф прежнему своему на- 
чалу приведены быть могутиЪ. 


| су 6: 2. . 
ЖЕЛЪзО. (Еатит;. Мате.) есть шакой 
мешаллр , которой 
т) Хошя не шакЬ свободно, какЪ 
прошч1е мешаллы „ куештся и распляхиваепт- 
ся ; однако дозольно. выпгянутЬ и в шон- 
косшь приведенф бьлпь можетЪ. ‚ какЪ. оное 
клавирныя проволошныя субтильныя стару- 
вы доказываюшьЬ. (СверьхЬ сего имфешф оно 
вр разсуждени прошчихЪ мешалловЬ вели- 
кую упругость (ЁЕ/м/ из) ‚ которая усма- 
триваешся в хорошихЬ пружинахЬ вЬ зам- 
ках и часах. КрБиостю, превосходит 
вс5 пропоые металлы , по тому чшо пере- 
&ЪланнымЬ вр сталь. желФзомЬ веб проличе 
мешаллы пилипгь. . р»Ьзайь и ковашь мо- 
Жно, По золошБ имфешЬ наибольшую вяз- 
| Ш; косить , 


ро 4 
46. 
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косшь ‚ для того чшо ма желЬзную прево- 
локу, вЬ десятую Часть дюйма шолщи- 
ною , 450 фуншовЪ навбшивашь можно .. не 
опасаясь ‚ чшобф ова разорвалась. Желзо 
же и звонЬ ошЪ, себя издлетЬ ‚ кошорой 
ош клавирныхЬ сшрунЬ и отмЪ сшали про- 
исходишЬ. бр 

2) ИмфешЪ сФрой и н5сколько черно- 
ватой ивбшр , а’вЪ лому искры в немЬ 
являюшся. 

-3) Свойственная онато шяжесть про- 
тивр водь! им БешьЬ пропоритю › какЬ 8100 
или 7645 прошивЬ 1000`, смотря по добро- 
зп желЬза. (Сей мешаллЪ вЪ сравненёи `сЬ 

_ прошчими еще легче ‚ нежели олово ‚, хо- 
я олово шакже легче ‚ нежели друме ме- 
иаллы. 

4) ВЬ огнЪ скоро раскаливается ; и 
безЪ огня ош крФфпкаго шреня и ковки 
разгарячается ‚ по тому. что мФльнишныя 
и шБлежныя колёса по долгом около оси 
обращенти загарадюшся. По сильномЪ раска- 
лени трешишр ‚ и больния огненныя 
искры ОП него ошскакиваюшр , а при 
прошчихЪ металлах того не бываешЬ. 
ВЬ отнф згараешр темным сокомЪ или сЪр- 
нымр дымомр ‚ чшо на молотовыхЬ заво- 
дах и вЪ кузницахЪ усмошрЬшь можно. 
ВпрошчемЪ сей металлЪ вр огнф посптоян- 
нфе › нежели олово и свивенф ‚, по шому 
что вВЪ разсуждени протчихр мешалловь 
сЬ великимЬ трудом расплавлизаешся ‚ и 
самой сильной огонь кЪ рэсплавкВ  онаго 
требуещся, ПосредствомЬ зажигашельнаго 

сшекла 


чо ) 391 ( 05 


сшехлА. прешворяенкя оно вЪ`черновашую 
смолисптую матерю ‚, или вЬ шакую ‚ ко- 
торая вр сшекло прешвориться можешь , } 
или блисшающими искрами в0 все уле- | 
‚- таешЪ. | | | 

5) На воздухБ и вЪ водБ прешво- 
ряещся вЪ шемнокрасную ржавчину. 

б) Во веБхЬ спиртахЪ и сокахЪ,. 
какЪ крфпкихЬ шакЬ и самыхЪ слабыхЬ, 
распущаешся разными цвбшами ‚ а именно: 
отф поспоянной алкали и ош селишреной 
кислоспти, красной $ отЪ соляной кислосши 
желиюй.; ошЪ купоросной зеленой ; отЬ 
купоросиой же кислосши сЪ Францусскою 
водкою синей цвфир получаешр. Также 
синимЬ дБлаешся вр нфкошюромЬ градусБ 
‚ огня ; оранжевой цвфшЬ получаетЬ вЪ же- 
| лЪзисшыхр нашашырныхЪ ивфтахЬ (ш Лог! 
Риз ДИ аттотас7 тагпайфиз) ; красной ‚ шем- 
ной и желшой вЪ разных вохрахЬ и ржав- 
чинахЬ , и шакЬ далБе. 

7) Ртуть кЬ оному со вефмЬ не | 
пристаешЪр, развЪ особливымЬ какимр искус- ПИ 
сшвомр и шрудомЬ см5шана будеш. м 

8) КЪ магнишу весьма скоро льнещЪ, 
которой и самЪ изЬ желбзной рудёЕ состо- 
ип , и за ифкошорой родЪ оной рудё по- 
честься можешь, 


9:3. 


} 
САМОРОДНОЕ ЖЕЛЪЗО (Рети ианиит)) вилЪ 
‚хотя иногда бываешЬ несовершенно ч исшое, 251. | 

‘Одвако чище нежели чугун ‚ и кЪ ковкЬ 
| тодно. Бывает двоякое , а именно: | 
и | Ш 4 | 1) 


Видь 
25 3. 
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т} Саморолиое жел®з0 пб кусхажб (Ее- 
тит пайцит  ройаит 1трогте ). | 


2) Сагмородное ‘дробное желфзо ( Еетите` 


пашит т втавийз ). 
6. 4» 


ЖЕЛЬЗНАЯ НА ХРрусТтАЛЬ  ПОХОЖАЯ 
руда (Еатит тнетайфиит стра аит. — Мега 
Лет ста Шаш ) бываешЪ разнаго шемнокрас- 
наго или ржаваго ивфша , и состоишЪ изЬ 
осьмигранныхЬ или кубическихЪ хрусталей, 
копорые фигурою своею на марказиты по- 
‘ходяшЪ. Весьма много желФза вЬ себ со- 
держит , ‘шолько ковать ея не льзя, и 
магнишЪ оную не пришягиваешЪ. ‚ Бываешр 
двоякаго сорта , а. имянно :' - 

т) Ось.мисторонная на хрусталь лохо- 
жал желузная руда ( Мтега ет спраИ]ма осю- 
ейга )- 

2) Кубическая на хрусталь лохожая 
(ЛЕнега Дегтр си. сшиса.). 


Хошя мноме стю на хрусталь похожую желфз- 
ную руду КЪ самородному желВзу причисля- 
ют ‚ однако оная свойства желЬзныхь рудР 
не имфешЪ. 


$. 5. 
| \ 
бЪлАяЯ ЖЕЛЬЗНАЯ рудл (Еатат тие 
гап[ииие, аФит, 
шомЬ 6бЪла и желтовата ‚ и снаружи ка- 
жешся по большой часши шакова ‚ будто 
бы вЪЬ ней жел$за не было $ и хошя она 


ошр зо ши до боши и 00 проценшовЬ же- 
^фза 


Мега те аа) бываетЪ. ивЪ-_ 


ыы в ыы 6 


^^ мым мес ыы в /Ш^Й[й 


- 3 


РС 


ем 


фз : к ыы © а ? ;- Е 


ч%бо } 393 (05% 
я$за в себ содержишЪ ‚ однако магнитЬ 
оную неё пришягиваешЪ. КЪ оной при- 
числяющшся слВдуюние соршы. 

1) Желёзной ппбтб (Мега Тетт а 
дегттану) 6ЪлЬ как снЪГЬ , походитЪ на 
вЪиви ‚, и почти чистое жел$зо. СЪ зага- 


| 
| 
рающеюся машерлею или угольями смфшан- 
| 
| 
| 
| 
. 
| 


ной вр чистое“ желФзо безЪ соку сольешся. 

2) Железная друза ( Мтта рт аа д 
Фиса) также вся бФла ‚ узловаша и какЪ 
черьвьми источена являешся $ походить на 
ноздревашой сахарр. 

3) На зилатб похожая желфзная руда 
( Млтега рат? афа раНритв ) бываешЪ” свфтло- 
желшаго цвБша ‚, иногда сВра или бБла › & 
иногда полупрозрачна ‚ и состоит изЬ ма- 
ленькихЪ лисшковЬ ‚ при шомЬ шакЪ слои- 
сша ‚ какЪ селенишЪ $ или изЬ кубиков 
составлена ‚ и ромбоидалическую фигуру 
имфешЪ , на подобе кубиковатаго шпатпа. 


Ся слоистая на шпашф похожая желБзная руда 
ошЪ нфкошорыхЪ желтою или Флот зерь- 
хальното рудою названа. 


| 

| 

г 

4) БЪлые желфзные гранаты (Мега | 

Я афа стапансв) походят фигурою на на- | 

сшояше гранашы › и только 65лымЪ или || 

желшымЪ ивфшомЬ ош оныхЬ разнствуютЪ. ГМ 
. 5, | 

_—  ТЕМНОСБрАЯ ЖЕЛЬЗНАЯ рудл (Еетит видЪ СМ 

Не И ‚ тега, стегео-йюта > тарлей ат!га- 254. И 

тега [ег протксат) есть шяжелая руда › | 


УвЬитомЬ гораздо шемнфе › нежели жел5зо ; 
Ш $ бываешЪ 


30.) 394 (05% 


бываешЪф по большой части шверда. и чис- 


та. МагнишЪ сильно оную кЬ себЪ тя- 
нешЪ. ВЪ ней ошр 5оши до 8о ши процен- 
товр желБза содержится : плавильцики по 
большой часши кр диршшейновымЪ рудамЬ 
оную причисляющЪ. КЪ ней причисляютися 
слБдуюцие соршы. 

т) Тлердая темнос$рая желфзная руда 


{ Мпега Гтт твтсаиз 04а) бываешь чисша ›. 


шяжела и шакр шверда ‚ ‘чшо едва нко- 
пюрыя часшицы ‚ изЬ которых она со- 
ставлена , разсмошрфшь можно. 

`2) Глим.мерная такая же ( Миста т 
иитиат › ‘рипби5  писат) внушри‘ имет? 
блесшки И полоски ‚и находишся крупны- 
ми и мБлкими блесшками: 

3) Зериистая темносфрая желузная ру- 
ма (Мега рт тепсан дтапйиа) состоит 
изЬ мБлкихЬ зеренЪ или дробинокр , котшо- 
фые молошомЪ или инымЪ способомЪ ошд$- 
лить можно. Находишся крупными и м5лА” 


хими зернами. 


*Зернистою называется та руда ‚ которая СЪ 
виду является шакр , будто бы она из 
большихЪ или малыхЬ зеренЪ составлена бы" 


# 


ха, и 1 разбивкВ зернышками  разеы”. 


‘заепгя. 


4) Кубихопатая темноефрая желёзиай 
Фу2а (Миета Ге? ииисаиу та) кажешсЯ 
будшо бы изЪ больших или малыхЪ куби“ 
ковЬ составлена была. Фигуру оныхЬ ку” 
бикозЪ по блесшяшимЪ ихЬ спюронамЬ узна” 


5) 


зАЛТЬ МОЖыО. 


| 


„ 


ИЕ о 
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$) Чешуйчатая темносфрая железная 
руда ( Мега ретр теисат диатоа) ВЪ сосшав- 
ленти своемЬ показываешр слипиияся чешуи 
и слои, хошя по шфыЪ слоямЬ не колешся. 

6) Шиферопатая темиосфрая железная 
руда (Мишета Те твиеаиз Чатеа ) состоитЬ 
изЬ видимыхЪ лисшкоЕЬ ‚ по кошорымЬ &я 
руда при разбивкЪ раздфляешся. 


р 8 


СВВТлОСБраАя ЖЕЛЪЗНАЯ руда (/!- 
тит тпнегайиит › питета стегеа › такие фагит 


° @виса чё] тегалата.  Митега Гегиг втреа) бываешЪ 
‘<Фраго пепловаго ивБша ‚, а иногда 'бБляе. 


Мо разбипйи весьма на бЪлой ивБшЪ похо- 
дит , кошорой она ошр вмфшанныхЬ 
свБшлыхЪ каменныхЪ родовь , или ошЪ 
аншимоми или ошЬ арсеника получила. 
С!и два полуметалла магнишу прошивны ,› 


и сю руду кЬ себБ пришягивать пре-` 


няшстшвующ> ‚ такЪ чшо с магнишр мало 
или со всбмЬ ее не пришягиваешЪ ‚ не смот- 
ря на пою ‚ чшо вЬ ней желФза много со- 
держишся. Разд5ляешся на слБдующе сор- 
шы ‚ а именнно : 

т) Тлердая спифтлосфрая желфзная ру- 
да ( Шега Гегиг втИга ройаа ). 

2) Блистающая ( Мега рт ва рис 
115 тсаиз). 
3) Зернистаял (Мтега уетрь втеа ртани- 


11а ). 
4) Кубихопатая ( ШМиета Гетт вера перу 


141) | 


5) 


ВидЬ 
255. 
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5) Чешуйчатая (ШМтега атЕ она Диа- 


1[а)- 
6) Шиферопатая ( Мтета. фетр ста 1а- 
ше) С 

‚ 9) Струпстал (`Мтета: дк кира ча) 
ош вмЬшанной аншимони имен. шонк!Я 
или полешыя спруи. ° 


Что,о, мемносБрыхЪ. желбзныхЪ рудахЪ. в5' 5. бмЪ 
упомянуто. ›. по же и о сихЬ свфшлосбры В 
рулахЬ разумбть должно. Оная себшлосЬ- 
рою названа не вЬ томЪ разсужденти , буд= 
то бы она была весьма 6Ъловаша или сЕфш- 
ла › НО. для шого только. ‚ чшо она свбш> 
лле ‚ нежели вышеописанныя руды. НБко- 
корые только-куски сей руды “6Блой. ньфи 
имрюшЪ., вр шомЪ числ. иные побБлЪе ‚ № 
иные пошемнфе.. 


6. 8 


СИНЕВАТАЯ ЖЕЛФЗНАЯ рулл ( Еее. 


тег аит › тега: сое е[енее , такте ракит. ате- 
са. хе тераата. Мега ет воет сет.) бы- 
ваешЬ: синевашаго ‚ а иногда. шемносиняго 
или синесфраго или красвосиняго ивфша » 
наипаче` вЬ лому ‚, а снаружи шемнопвФший 
кажешся. Магнишр оную руду ‚ смотря п@ 
сыБшеню ‚› изр котораго она сосшоишЪ › 
много, или мало кЬ себ пришягиваеш?- 
ВпрошчемЪ. много желЪза содержишЪ. , и пб: 
большой части кЪ квикштейновымЪ рудамВ 
причисляется ‚ хошя иные изЬ сего сорта 
и диршшейновыя руды: бываю. Сюда 
принадлежать, ) 

:} 


1а— 


$3 ©.) 397: (05% 


1). Тпериая _ синепатая. руда ((Ииита 
|№гтр созтшерсенз ДоШаа ). у 


2) Блиоталощая ссинепатая желъзная 


руда ( Ш тега феги соегшерсеая у. рипегш!5 аисайх) до- 
бызаешся. шемносинимЬ ивбтомЬ вЪ Моз- 
грубе_ вр ТельмокскомЬ приходЪ »Ъ. Осшер- 
’тилленф, “Такая же руда нфсколько свфш- 
ляе исфряе в> Лонхскерской ямЪ вЬ Ваддос- 
<комф приход$ накодишся , которая. там 
Кровавиковою рулою названа; ибо она красна › 
Наипаче-но расширанти. зи. ( 

5 +3) Зернистая синепатая ( ЛИ гпега фен 
соегие{есих. отатиа ) добывается вр, УфбергЪ вЪ 
ТельмокскомЪ приход вЪ Осжергилленф. 

4) Кубихопатяя синяя ( Пшега уе ог- 

“ше/сенз 2 Шан " 
к 5): Ченкуйчалиая: юиижя’ ( ИМрита ДЕттГ сое- 

иесенз» нато. сео ос сдаем 
о ини б»)  Итферопатал^ виняялу (Мета ет 
‚ соетиеету итеПоа )‹ добывается при, Сренге вЪ 
Далеланлб и в ТолфискоемЪ. ирикодб вЪ 
КалмарскомЬ уфзаЪ. и 
* $: ©. 


ЗЕОКАЛЬНАЯ, ЖЕЛЬЗНАЯ ФУДА (Ес 
тит. тега аит у пинога зиреграле., иценгох И тега 
Дет роса’ ) бывает. разнаго „А. по. .боль- 
ШоЙ“ части шемносфраго.. или „уерноватато 
Чана. и. вфргаа сЪ. одной сторонйе лтакЪ 
тладка:сочто ‘на. подобе‹ зеркала блистаенй». 
ЖелЪзонЪ: изобилуешЬ ;. и магнитом при» 
злекаенся $ сне. р5дко ‘на кровавикф похо- 
ана. Соры оной: сузиь сАБдуюнше: 


. “ т) 


ВиаЬ 
258. 
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1) Шиферопатая зерхальная желфзная 
руда ( Мега [ет Дресшит1$ ФатеПо}а”). | 
‘2 ) „Мистопалтая зеркальная желфзная 
руда (Миа ет! ресшата5 рЮйасва ). 


3) Спернуплиаяся. зеркальная. желуз- 


ная руда ( Мтега тт |ресша5 сопюма) состо- 


ишр изЬ тонкихЬ свернувшихся и перевив- 
шихся листшковЬ , смотря по состоян!ю 
шой горной породы , в5 которой оная руда 
находишся. | 

4.) „Чещедная зерхалзная жел®зная ру“ 
да ( Мишетга Дет Гресщатв диадтртте_) им БешЬ 
почти шакую же фигуру, какую ромбоида- 
лической или кубической шпашЪ. . 


95-210; 


КровлвиковАя руда, хропапихб (Её- 
ит. пипега Дит пита Пеига, гта аш ата тие 
реше. Наетаниех, ‘бей ) есть фигурованнаЯ 
желФ$зная руда 5 струисша или кругласна 
подобе хрусшалей, и нарочито тяжела“ 
ВпрошчемЪ бываешЪ красновата или красНА» 
изипаче по растиранш: магнишу прошивва › 
и Рыходишр изр вея хрупкое желБзо ‚, К9” 
торое ‘едва умягчить можно.‘ Иногда 60, 
держишЪ Зо процентов ‘желфза. `КЪ`оя® 
причисляютсея слБлуюние сорть: 4. 

г) Красной жропапик8. (Набтаииея пифег.) 


лучистЪ ‚, коего лучи не’расфодятсяу вй 
изЬ центра или снизу вЪ верьхЪ ‘иросшир”” 


ясь осшрымЬ коннемЪ соединяются у иногдй 
оныя стшруи’и пирамидальное положен! 
имбюшЬ , а руда ‘сама собою красна бы- 


ваеш ;) 


5 в 6. з. 


Зо ) 390 ( о» 


2) Чернопатой хропапихб ( Наетайи и!- 
5", та тийт)) струисшЪ и шакже со- 
сптавленЬ , какЬ вышеписанной красной кро- 
вавикЬ ‚ только нЪФсколько крофпче. Хошя 
онЪ чернаго ивфта ‚ однако по растиранйм 
желтоватымЪ или красновашымЪ дФлаешся. 


Сей черной кровавикъ по распирани иногда 
лроякой цЕБф имБетЪ , а именно храсной, 
уерной.и 0%л0й зи для шого по ЛлашинВ 
Тисы’ называется. 


3) Пурлуропой хропапих$ ( Наетиие; 
Фигригеи ) по ‘растиранзи красной цвфшЪ 
имет, и находимся вЪ Гессенской 
землЪ. | 

14) Полуядропой хропашихё (Наетяие 
бет/ррлеттсиз. 5615) имфешЬ подобе полу- 
круглаго комка ‚ похожаго на половину че- 
репа ‚ и бывлештЪ чернаго ‚ краснаго и шем- 


_ наго ивБтовЪ. 


5) Ялдропой хропапих8 ( Наетаиез вои- 
475) ‘растет круглыми комками просто 


или вр машкБ , а величиною иногда не бо-. 


ле горошины. | 

6) „Друзопатой жропапихё (Наетание 
Фомтуис;) состоишЪ^ изЪ маленькихЪ вифешЪ 
сростшихся ядрышекЬ ‚, и каменную вино- 
"радную кисшь представляешЪ. 

7) Иглопатой хропатихб ( Наетаие; 
тии) имфешр на поверьхнослги выростш- 
ИИя ^маленьктя пирамидки › кончики или 
Иглы › кошорыя концами вЪ верьхЪ сто- 
Я , ма’ подобе ‘чесалки ( смотри’ фигуру 


ВидЬ 
255. 
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8) „Арузопатой хкропапихб сб жклуточ-+ 
хати (Наетииез Фтамевиз сеЙщат5)) состоит 
изь шонкихр или шолсшыхЬ лисшковЬ , 
кошорые шакЬ срослись › что они пчель- 
ныя ячейки представляюшЪ {смотри фи- 
гуру 2:1). Находится вБ Мосштрубф въ 
НорбергБ ‚› также при РаушойвБ вЪ Лулео 
вЬ Лапмарк$. 


Иногда находишся шакой кровавикЪ ‚ коего’ безЪ 
обжиганя  н5сколько пронентовф` матнит 
кЪ себЪ пришягиваешЪ. Случается и ша- 
кой., которой снаружи с уисшФ , а-вну- 
три слоевашЪ и. шиферовашЪ. Смотри У 
брукманна вр пушешеснивенномЪ письмЬ 41? 
нум. 32. 


. тг. 


МАТНИТЬ (Еетит штат ,  отиегя 


Тегтит Чтафете ас ‘терейене ‚, её роз тии оДенЧетве», 


Мане) есть также желФзная руда ‚, кошо- 


‘рая лежания близЬ себа желБзныя опилки 


или небольшие желбзные куски потшчасв 
кЬ себБ пришягиваешф ; онр же и полюсы. 
показываешЪ. БываешЬ слФлующихь сар- 
шовЬ 
С 1 ) Тперлой ип®тотб на жел5з0 ИФАЮ 

жей ‹магиитб ( Мавие$ сооте реттсо сотрабиз ). 

2.) Зернистой такой же (Мане сооте У 
теб 5тапи из ), 

3) Блистазющей с$рой ( Мавлех союге Де 
тео рагисш 5. писаниЬи ). 

4 ) Теиноцифтной или храснопатой (Ма, 
ие; сошге о хе тифете ). ) 

5 


# 
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а $) Сипелатой (Мабиех соегщеейз). 
6) Бжлопатой ( Мавие; аШсаиз). | 
Ч магнитной силБ Физики описываю ; ао И 
| притчинБ дБйспимя его еще не извбстино. 
$. 12. 

ЖЕлЛЬЗНОЙ пПЕСОКЪ (Еатит атепа тте- вихЪ 
та {анин. Агепа Детата ) состоишЪ из мБлкой обо, 
желБзной руд , и различается ошФ дру- ГИ 
гих соршмозф песку по черному или шем- | 

| 
| 


ЕЕ ЕЕ 
Е 


ЕЕ: 


==: 


| 
ному своему ивЬшу ‚ а наипаче шЪымЬ , 
что магниш сей песок сильно кр себЪ 


шянешЬ. Раздфляешся на слфдуюние сорпты: 
1) Тежносфрой желузной лесохб ( Агена 
Уетата эиртейет’) много содержишр вЪ себЪ 
желЬза ‚ и отЬ ифбкоторыхЪ за самородное 
желфзо почитается ; иногда содержишЬ 
онь боле оо проценшовЪ. 
М 2) Разноцифтиной жел®зной лесохб { А- 
па уеттата Фшекусоюг ). 
ы | 3) Тежноцпутной или хкраснопатой же- 
ифзной лесохб ( Агепа уетапа уиба ое тшедеет) 5 
|| не много желфза вЪ себЪ содержишЪ ‚, и 
| иногда за золошоЙй песокЪ почишается. 


Ежели иБсколько шакого песку вЪ крЪп- 
кую водку всыплешь ‚ шо она шем- 
воивбщною здФлаешся ‚ а песокф побЪлЪ- 


о ет, и будетЪ шакой же как обыкно- 

| венной песокЪ. 

5 $. 13. 

у ОЗЕРНАЯ или @лотная рула (Еетит вилЪь | 

” _  ЩЮ тиегИИит у питега житресе сооте ето о 26бу. | 
604. Мтега рт Диравиа. Мега уе 1асиЙг О 
’/ 5 рашйть. “ЧГорри’ Мата) бываешф всегда ой 
, Чемнокраснаго ве - ‚› а ежели она на И | 


возду- 


воздухБ зашвердфешЪ ‚ шо на ржазчину по“ 
ходишь будешЪ. Внушри по большой ча- 
сши желЪзнаго или синяго ивбБша бываешЪ: 
находишся в болошахЪ или озерах подЬ 
водою ЕЬ видБ землй или рухлой гнило- 
сти. Из оной руды выходишЪ сшуденое 
ломкое или красноломкое желФзо ‚ и маг“ 
нишЪ оной кЬ себБ не пришягиваешЪ. ра- 
зличаешся по слФдующимЬ соршамЬ › а 
именно : 

1) Темнохраснал болотная рула ( Миета 
ег ирадиоДа тифепу. Итега рии тиРеи$) инфешЬ 
штемнокрасной ивБшЪ ‚ иногда подобна зер- 
нистому песку бываешЪ › а иногда круп- 
ными кусками находишся $ впрошчемр не 
кр5пка ‚ но вязка до. шфхЬ порЬ ‚ пока на 
воздухБ не просохнешФ. | 

2) Болотная руда зеленаго ци®та ( М1- 
иега Тег? Дифодиоа олтаесенх. Лтега раии5 отв} 
сет) ошчасши песчана ‚ и большими куска“ 
ми находишся. 

3) Темноци®тная блотная руда (Мн 
пега ет? /ибадио/а н1ото -соегщерет) ввутри На 
_ обожженую сшаль походишЬ ‚ а изфш 
шемнокрасной имфеть. 


Всякая болошная руда, которая иа сухихЬ глу- 
бокихь мЬсшахЬ ‚ шакже 5 лБсахЬ и в 
болошахЪ находишся ‚ по большой части 
хрящоваша или песчана, и по разлома и 
внутри бываешф мЬсшами ©иняго цвфтта. 
ТошЪ родЪ болотной руды › коиюрой у ру- 
доколовЬ трубною рулдою называется ‚ 60- 


сшоишф изЬ небольшихЬ шрубокЬ $ и 34 
©соб- 


| 
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особливой родЪ признавать его не для чего. 
Юныя шрубочки произошли ош тшравяныхЬ 
кореньевЬ ‚ которыя обросшши рудою выгни- 
ли, и пусшыя м5сша вЪ рудБ осшавили. 


4) Озерная руда (Мтега реет Радио 
ира › ехичн[есе атогрра) находишся вЬ озерахЬ 
нерегулярною фигурою ‚ какЪ хрящ ‚ или 
плоскими кусками ‚ при шомЬ мягка, и 
по разломанЁи мБешами им Бептр синей ивбшЬ › 
а снаружи бывает шемноцефшна- 

5) Круглая озерная руда (Мишега {ег 
Зирадио Да офор.  Мгпега аси ва) иметь 
круглую фигуру, величиною прозжизЬ боба , 
и бызаетЪ иногда скорлупою покрыта ‚, по 
чему и (00пою рудою называешся ‚, а ино- 
Гда шверла ‚ величиною по горошин$ ‚ и 
называешся птогда горожопою рулою. Скор- 
лупою покрышая по большой часши зерна 
имБешЪ. 

6) Пластинная руда (Мега Ге [мфадио- 
{а пит таз. Митега Ласнйи 5 пит]рнб) состоит 
изь шонкихр плоскихр пласшинокЪ ‚ кошо- 
рыя по большой часши скорлуповаты ‚, и 
внутри зерно имфюшЪ. Иногда они вели- 
ки, а иногда малы ‚ величиною СЪ полу- 
шку бываюш, 


ПримБч. г) Всякая озерная руда [6. 13; нум. 
455,6] не далеко ‚ но по большой часши 
только на 18 или 20 аршинЬ разспоянемЪ 
ошр берега, и не глубже какЪ на 9 или 8 
аршин ‚ и всегда вр макихр мЬешахЪ ле- 
жишЬ › гдБ болошная руда ВЪ близости на- 

2 ходиш- 


> 
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ходишся. Кажешся › Что она СЪ болотны- 
ми рудами [5. 13, нум. 1,2, 3) одинакое 
происхождене имрешф ‚ и чшо она волне- 
мемЪ ошЪ болошныхЬ рудЪ ошорвана. Вся- 
кая озерная руда по прошествии нфсколькихЪ 
лЬшЪ снова вырастаешф ‚ шакЪ чшо вЪ шомЪ 
мфсшф ‚ тАБ шакая руда добывалась › по 
прошестви нфеколькихь лЬшЬ , такую же 
руду снова добывашь можно. 


ПримБч. 2) зАБсь предлагаешся вопросф ‚ не 


должно ли озерную или болошную руду за 
вохру или за осаженной земляной родЪ по- 
читать? Сей вопрос еще не изслБдованР. 
Пришчины и обстоятельства ‚ кошорыя ме- 
ня побудили озерную и болошную руду отЪ 
вохры различить ‚, суть слБдуюния : 1) Ко- 
гда бы озерныя и болошныя руды были во? 
хра ‚ шо надлежало бы сперьва желБзу вЬ 
купорос прешворишься ‚ а потбмЪ купоросу 
паки бышь разЪБдену ‚ по шому чшо безЪ 


того вохра здБлаться не можеш $ шакже- 


надлежало бы шакой болотной и озерной 
водЪ бышь купоросоватой › сл^Фдетвенно из 
сей руды красноломкое желБзо выходить 
должно бы было. НапрошиьЬ того оная не 
очень купоросоваша › и изЪ помянутыхй 
рудъ не красноломкое ‚, но студенее ломкое 
желБзо выходитЪ. Посему довольная при“ 
чина есть сомнфваиься ‚ чтобЪ желЪзо вр ку” 
поросЪ прешворилось ‚ а купоросф паки по- 
тбмЪ фазЪфденЪ бы былЪ, 2) Вохра есть 
земляная машер!я какф внутри тшакЪ и сна- 
ружи ‚, и только болошистая земля › а не 
руда $ напрошияЬ шого болошных и озерный 


руды 


т”... о А В. М оо 1 


- в ф мы 
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руды сущь дБйсшвительныя желБзныя руды ‚ 
которыя внупреннимЪ видомЬ походяшр на 
обожженое желБзо или на желБзной сокЪ, 
а никакого слВда нБшф , чтобЪ они до шо- 
го землянисты были. 3) Озерныя и болош- 
ныя руды и по шому еще отФ вохры раз- 
личашь должно ‚ что рулокопы оныя руды 
для выплавливан!я желФза упошребляютЬ , 
а не вохру. МожешЪ бышь ‚, что впредь 
оное дБло болБе обЪяснишся. 


6. 14. 


ВОХрА ‚ жел$зная пожра (Ее тата 
фгаесфриаа › поп титетайиа. Осфта, Обфтга Ёеттт 51. 
по сложению своему есшь родЪ такой 
земли ‚, которая ни ошЪ сфры ни ошЪ 
арсеника рудной натуры не получила. ВЪ 
огнВ красною дБлаешся ‚ ежели прежде шо- 
го такою не была. Ежели она сЪ`какою 
нибудь негодною землею не смБшана ‚ шо 
посредствомЪ загараюшейся машерйи вЪ же- 
лЪзо паки редуцирована быть можешЪ. По 
расплавкЪ оной выходитЪ красноломкое же- 
лзо. КЪ оной причисляющся 

1) Желтая пожра (Обфта Шеа хикат) 
имбетр иногда высокой желтой , а ивогда 
блЪдной цвБшф , наипаче ша ‚ которая вЪ 
каменьяхр находишся ,‚ имфешЬ шочной 
шафранной ивфшр ‚, и называется хамен- 
иы.м8 „мерзелем» или озерною лъною [гл. 6, 4. 
7]; впрошчемЪ сложен1емЪ рухла, а иногда 
и кр5пка бываешФ ‚ и мараешЪ руки. 

_— 2) Темноцифтная похра (Офта риа) 
есть шемноцвфшной земляной родЪ , кошо- 
3 рой 


п ван ВЕ дрели жд офршывыть лишь 


ВидЪ 
262. 
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рой вЬ огнБ шемифешЪ и руки мараешЪ $ 
пвфшф свой получаешь ошЬ иЪкотораго 
внушренняго смфшентя. 

3) Краснал пожра (Осфта гига поп сгеа- 
ед) бываешЪ слабаго краснато ивфша , мБ- 
стами рухловата и зернисша ‚ вБ огнБ 
шемнфешр , и хошя руки ошЪ нея мара- 
юшся ‚ однако оной кЬ карандашу причи-_ 
слишь не льзя. 

4) Красной м#лб , храсной харандалиб. 
(Осьга тшта стечева. Кийка рИтИз. Осфта тии 
пита) состоит изЪ крфпкой , вязкой › 
штемнокрасной и ‹Ъ глиною смфшанной вох- 
ры ‚ которая мыловата чувствуешся. ВЬ 
огнф кр5пче и шемифе сшановишся , и за 
имрлЬ почесться можешЪ. 

5) Вожра нажо дящаяся пб оха.менло.мб 
„дереп® (Осфта атотИиз реп саня тии), о котшо- 
рой ниже сего вЪ послЪ днемЪ класс обЪявле- 
но будетЪ купно ср прошчими окаменфлыми 
м мешаллическими деревьями. Здесь толь- 
ко о шомЪ упомянемЪ ,‚ чшо когда такая 
вохра вокрутЬ деревЪ вЪ землЪ лежащихь_ 
осаживаешся ,› то оныя деревья ош того 
багровой ивБшЪ получаютЪ ‚, и желфзисты 
сшановяшсея › хошя они расшушаго своего 
сложешя и фигуры не шеряюшЪ. Такое 
желЪзо содержащее дерево находашЬр при 


— 


Орбиссау вЪ Богемли. 


ПримБч т). Принадлежит ли синесбрая же- 
лЪзо содержащая земля кЪ желФанымЪ вох- 
рамЪ , которая по обЪявленю Гечкелеву (1 
Ере. М. С. Уч. У. р. 325) межау Шнебер- 

хомВ 


57 ‹ ЧА 
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томф и ЕйбениипокомЪ вЪ Германи поверьхЬ 
земли находишся › о шомЪ мн не изьбсш- 
но. Кажется, чшо она особливая Какая ни- 
будь желбзисшая земля. 


ПримБч. 2) В‹Б ‘упомянутые эдФсь разные сор= 


ты ‘вохры какр сложенемЪ$ шакф и внбш» 
ним видомЬ между собою разнствуютЪ $ 
по. колику иная вохра 1). порошковаиа., кат 
ковА красная ‚ называемая ффейне бывает? , 
также и желшаля вохра вЪ каменьяхЬ нахо- 


°дящаяся $; 2) скорлуповашая , которая им 
_еш> изображене вмФошЪ сложенныхь , и 


пр 


одну на другую положенных чашЪ. Смош- 
ри у бмера © ископаемыхь въ Норвег!а 
пфлахЪ вр глав 3, на страниц 21. 3) 
Каменнаго свойсшва › как красной каран“ 
дашЪ. 

имфч. 3) Вохра есть жехБзистая земля ‚, про- 
изшедшая ошЪ разЪБденнаго колчадана , или 
ошф желЬзной СЪ ‘сБрою смБшанной рудвг. 
Ежели желБзной купоросф ЕЬ ‚водБ расшво- 
ренЪ будет ‚ шо всегда желтая вохра или 
желФзная земля на дно ошляжешр. Находя- 
щаяся вЪ колчаданб или вр желЬзной рудБ 
Фра есшь пришчиною ‚ чшо купорос изЪ 
жел6за › а изЪ онаго вохра происходишЪ. 


$ 1%. 
НЕУПОТрЕбЛЯЕМЫЯ ВЪ СПЛАВКЪ ДИ- 


КЯ и ВЕСЬМА КОЪПКтЯ руды , а аменно 
нажлакь (Еатит тиегай Дит , тиега ди рта › 19- 
раст, опа, таспей гергасфата „ сооте }исо схей Уеттед. 
Эт в ) есшь самая крБпкая желФзная руда › 
легче кровавика ‚ ттемнаго желЬзнаго 1 «Ъ- 


Ш 4 ша. 


Ви2ь 
263. 


Видь 
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та. ЖелБза мало содержишЪ ‚, и магнитЪ 
оную не пришягиваешЬ. ВЪ огнЪ весьма 


упорна и постоянна ‚ однако напослфдокЬ 
оставляешф по себ зерно , которое маг- 


нить привлекаешЬ. НаждакЪ шакф крЪ-. 


покр ‚ чшо сшекло и прошчёя крофикя ка- 
менья онымЬ шлифовашь можно. БываешЬ 
онЪ двоякой ‚ а именно: 

1 ) Красной или тетноипетной наждахе 
(515 тшеих ов Иа. — бтрз сиргеа. ) походитЬ 
на желФзистой блистающей кремень, вЪ ко- 


торомЪ иногда золотыя и серебряныя бле-’ 


сточки ‚ или прожилочки находяшся ‚, по 
чему он золотым наждахо.ме называется 
(бит дите). 

2) Черной или ефрой на жел%зо лохо- 
жей наждахке (5ттё тртеденя. 5трз уатеа) 
цвфиюмЬ на желзо походишЪ , и боле 
желБза, › нежели вышеписанной содержитЪ , 
и иногда выходишЪ изЬ него малое зер- 
нышко. 


НаждакЪ вЪ огнБ весьма крбиокЪ ‚ и содержа- 
мемЪ своимЪ ‘уботЬ ; по чему онБ шолько 
кКЪ шлифованйю и полировк$ , а не кЬ вы- 
плавленио изЪ него желЬза употребляешся. 


6. 16. 
МАГНЕЗИЯ (Коетит ттегайиит , тега 


264- АЙвтеа › таниз иаштате , диае ррахрт Дтиз сон- 


ФЕТВЕПИЬИУ — соийат, Маклейа. Гар Матканеп/з. ) 
есть мягкая на сажу похожая горная 
порода ‚ которая иногда нБсколько красно- 
ваша ‚, иногда желБзнаго еБрато, а по 
большой части черыаго ивфша бываетЪ 
мараешЬ 


- >=. тееоыны 


Е - 


5, мы АВ м 


930 ) 400 (05 

мараешЪ руки ‚, и имфешр мЬешами сшруи › 
кошорыя вмЪетБ соедивяющтся. Находит- 
ся шакже сЪ крупными сшруями И чешуя- 
ми не шочно опредфленной фигуры. Маг» 
ниш ея кЪ себБ не привлекает , а по 
расплавкБ выходишь изЪ нея желшое или 
фюлетовое сшекло,. ЖелФза вЪ ней весьма 
мало содержишся. РаздФляешся на слЪ- 
дующие сорты ›, а именно : 

:) Тлердая „магнезёя (Мавиела рав). 

2) Струистал (Мавтейа рта) имфешЪ 
крупныя струи со струисшою каменною 
_ аородою. 
3) Чешуйчатая (МавиеГа Ддиатора ). 


дать) 4) Кубихопатая. (Мавтейа «(ща Ея 
65). 


ИЗЪ магнез!и желФзо не выплавливается › хотя 
она 40 1оши и болБе процентовЪ И при 
томф н5сколько квасцовой земли содержит? 
(см: у Попиша о общей соли ‚, на сшраницб 
79) $ а употребляется оная на сшекляныхЬ 
заводахр кр очищению сшеклаА, и при гон- 
чарномЪ дБлБ кЪ муравленю сосудов. 


у 


волФрАМЪ (Ретит афико пипетйиит 
ттега пита 9 Гира › айтии тибеше › спПаШ]иа , 
Фан: и 5 /ренаеше. Эрита шир.) называешся 
Черная, шемноив5тная или н$сколько кра- 
сноватая желфзная руда › которая кубико- 
вата; сшруисша , или иную какую ни- 
будь кристаллическую. фигуру имБешЬ. Во 
многомр сЪ ословянною рудою ‚ называемою 


Ш 5 дин- 


РидЬ 
26$. 


чео ) 410 (056 
жиниграуленами сходствуешЪ ‚ только оной 
легче ; а ежели его потрешь ‚ шо красная 
черша окажешся. ВрошчемЬ имфешЪ рав- 
ныя блистаюния полЯ и острые углы. Пои 
высфкан!и огня сшалью ошскакиваюшЪ отВ 
него красныя искры. Всегда содержитЪ вЪ 
себ желБзо и арсеникь ‚ и бываетЪ четы- 
фехф сорптовЬ ‚, а именно : 

т) Кубихопатой полфрамб (5рита шир 
сийса.) часто за оловянные граупены почи- 
штаешся. 

2) Струистой (5рита шр план. Рите 
4х0 тт ЛтИз. Кегит.) имфешЬ понк!я 
сшруи ‚ шакЬ какЬ аншимональная руда › 
за которую она часто ‘почишаешся ;$ оныя 
сшруи в одномЬ пеншрф вифсшф$ совокуп- 
ляюшся. Зри у Генкеля ЕР исторм о кол- 
чаданахр на страниц 7твой. 

3) Тлердой ифлхозерниетой (5рита шр 
фагНсийв ройуёатз сотрайа) состоитф изЪ мно- 
тосшоронныхЪ маленькихр зерен или хру- 
сшалей ‚ которые собою шверды являюшсяЯ. 

4) Полу прозрачной ’полфрамб (зрита 
шр: ратнсийз роузат Детрейиааа) бываешФ кра“ 
енаго ивВига, и сосшоишр изр многоспторон” 
ныхЪ полупрозрачныхЪ шифероватыхЬ хру^ 
сталей ‚ на подобйе малыхь гранатовр. 


ВолфрамЪ по большой части БЪ оловянныхЬ руд- 
ныхЬ ямахЬ находишся. ВЪ вестонфорском® 
приходВ и В Рестаманланд Б находится особ- 
ливой кубиковашой волфрамЪ › кошорой 
иногда нЪсколько олова 5 себЬ содержит, 


б. 18. 


6. 18, 


ЖЕЛЬЗИСТАЯ ДОЕСВА (РКетит афисо Вил 


иниета[авит › тотега птсасеа тита «в айтИи тиен- 266. 
&. Мга реатеа.) сосшоитЪ изЬ весьма ма- 
| лыхЪ чешуй ‚ и бываеш> краснато или сЪ- 
а раго желФзнаго ивБта, Ежели шакую дре- 
| сву о сшаль пошрешь › Шо изЬ нея на по- 
вх. добе кровавика красной порошокЪ здЗлаеш- 
ся. Она весьма рухла, и по большой ча- 
вк" | сши пальцами растерешь оную можно › кЬ 
| кошорымЪ она пристаешЬ и красишЪ. Оной 
счишается два сорта ‚, а именно : 
ай 1) С5рой эйзенра.мб (Млиета егтеа Пида. ) 
и бываешЪ сфраго желФзнаго или черносФфраго 
ь ивЪша , и сосшоишф изЪ шелухЬ ›, которыя 
в. по больной часши на водб плаваютЪ. По- 
г рошокЪ его красновашр и блистающЪ , 
} только руки ошЬ него не мараюшся. 
8: | 2) Красноци®тной эйзенрам5 (Ма }е!- 
- са тита.) темнокраснымЪ своймЪ цвБшомЬ 
х ‚ походишЪ на красной карандаш ‚ имфетЪ 
. блисшаюция йскры › и мыловаШЬ шакр 
2 какЪ свинцовая руда чутсшвуется. Ма- 
иг раешф пальцы и придаешЪ водБ красной 
“ | ивфшЬ; вЬ водВ по большой части шонеш» ; 


обожженой и по расшираи цвБшу своего 
не перемБнаешЪ. 


| 
ь | Примфчаня о желБзЪ и желФзныхЪ рудахф. 
| $) СверьхЪ вышеописанныхр  желФзныхЪ рудЬ » 
и содержишся еще желЪзо &Ъ слБдующихь ро- 


аахЬ ‚а именно ; 


А. 


%8о ) 412 ( 05 


А. ВЪ ВОДЯНОМЪ родЪ. 


г) ЯХГелУзо содержащая хулоросная по- 
да (Адиа оитойса тагна 


2) Ягелхзистыя кислых холодезных 


поды ( Алашае татииеу ). 

3) Желфзистыл теллицы (Трегтае таг- 
пе), котюрыя описаны вЪ Гидролои вЬ 
хлавБ 8 ‚63, нум: 2 угл: 9,62, нум: 
1,2, з3уи гл: 11 ‚62. 


В. ВЪ МИНЕРАЛЬНОМЪ родЪ. 


4) Желфзо содержалщёя земли (Тетае 
мате) › которыхЪЬ подробно исчислитшь не 
можно ‚ по шому чшо желБзо находишся вЬ 
пыли и болошной землБ , ВЪ глин ‚ мер- 
тельныхЬ родахЪ ‚ а особливо вЪ болусахЪ › 
шо есшь жирныхЪ глинистыхЪ родахЬ, и 
бываешр оное шемноцефмнаго ‚, краснаго и 
чернато цвфша. 


ГельмоншЪф изЪ глины помощю сБры › а* 


бехерЪ коноплянато масла ‚ которымЪ онР 
глину БЪ катышки привелЪ и вЪ сильномр 
огнВ обжигалЬ ‚, желЬзо добыли. 

5) Жел$3з0 содержалцёя жаменья (ШМ- 
4ез таги) также подробно описать не 
можно ‚ за шФМЬ чшо желВзо или жел- 
ная земля во всЬхЪ красных ‚ или черныхР 
каменьяхЪ находишся , также вЪ известномР 
камнБ , в мрамор , в разноцёБшномР 
шпашб ‚ кЪ кремняхЪ , агашахЬ › сердоли- 
кахЪ , свфшломф опочистомф камнВб , вЬ 
яшмЪ , в кварцовыхр гранашахь , амети- 


сшахЪ ‚ чанциншахЬ , салахЪ и вЬ при 
б 


6) Желфзной хулоросб (У нит Дет). 
7) Сифшенной хулоросб ( Уппошт тит }. 
8) Черная ‚ желтая или храсная хуло- 
росная зетля (Тата читоша). | 

9) „4 тра.ментной камень (ар! 5 @татеп- 
Фатиз) ; оные нумеры 7 ‚ 8 и 9 при купо- 
роф описаны. 

то) Колчадан ( Рупиез Мфритеиз ти). | 

11) Колчаданные шарики (Софи ругИасе 

12) Мархазиты ( Матефаае). 

13) Колчадамб подянаго цифта ( РутИез 
еиз.); оные четыре сорша описаны при 
сБрныхЪ рудазЪ. 

14) Черелопатой хоблтб (чтртсит 2 
Фасеит ). 

15) Кубичесхая бленда (Тата атретсай ). 

16) Мислихель ( Мтега агеша @фа). 

17) „Ярсенихальной ха.мень (Мега ир- 
211 спегеа ) $ оные при арсеникальныхЬ ру- 
дахЬ описаны. 

18) 1Илаутропая руда (Миета та). 

то) Бленда ( Рридовщена ). 

20) Ротшлагб (Рридовщена тие) опи- 
саны при шшаутровыхЪ рудахЪ. 

2') „Лазурь ( Мтега сирт Чахитев ). 

22) Стехлопатая смфдь (Миита сир 

23) 3Итеа). СФрая ибдная руда (Мета 
сирт ета). 

24) На лечшнь похожая чиЪдная руда 
(Мега сир ферайса ). 

25) Бфлая руда ( Мтега вирт а фа). 

26) Желтая ифднал руда ( Мега сир? 
Лаиа ). 


27) 


43 о) 414 ( ©56 

57) Блф дножелтая м$днал руда ( Мие- 
та сирт раШае раиа). 

28) Зеленожелтая ‘ифдная руда) Мите- 
га сириг Вано - чт ). 

20) М+дная фигуропаниая руда ( Мише- 
га сирт ркигиа ИРИ 1тЬаегепу ). | 

30) М%ль содержайцая земля ( Мега 
сир? 1егтейт5 ) › кошорые нумеры оп 21: по 
зо при мБдныхЪ рулахЪ описаны. 

31) 2{инграулены (Митега Пат стаи). 
_ 32) Олопянной цпититерё (Мтега Дапт 
[ар14еа`)) $ ски два сорша при оловянныхЪ ру- 
аахЬ описаны: 

33) Ротгилденопая ‘руда ( Мииега атенн 
тира). 

34.) Черная серефяная руда (1Мтега аг- 
зенн пота). 

35) Сфрал серефрлиая руда (Мега ат- 
5епй стегеа.) ‚ которыя при серебряныхЬ ру- 
дахЬ описаны. 

Жел$зо или желЬзная земля содержишся 
и вЪ прошчихЪ родахЪ ‚ какЪ вЪ растущемЪ 
шакр и вр живошномЪ ‚, и можно сказашь + 
чшо почши весь земной шарЬ, и в на 
ономЪ находящияся вещи безЪ желБза не бы- 
вающЪ. | 
НЁкошорые желБзныя руды › в разсужденши 
ихЬ плавкости вЪ огнБ ‚ раздБляюшф на 
дирштейновыя и хпекштейнопыя. Адир- 


штейновыми рудами называющЪ шБ , кошо- 


рыя за неимфыемЪ в себЪ натуральнаго 
флюсса или. влажносши шуги › и много вре- 
мени кЪ расплавкБ своей шребующЪ ‚ и для 
копорыхЬ расплавки и добываня изЬ нихЬ 
желЬза 


я 


| 43 о ) 415 0) 5% 
жехФза глину или йзвестной камень примБ- 
шивашь должно. Квекципейновыми назы“ 
ваются Ш , кошорыя для имбющихся , в 
нихЬ горныхр и мешаллическихь родовЬ 
удобно расплавливаются ‚ и пловучи быва- 
ютЪ. Иные раздБляютЬ «Чи руды вЬ разсу- 
жденми доброты , а иныяй на студеных 
ломжя и храсноломкёя.  ИЗЬ перьвыхЬ 
выходящее желФзо шолько горячее ковашв 
можно ‚ а по простужени подЬ молотом 
не устпаиваетЪ ‚ или при упошреблени ло- 
маешся 5 а иЗЪ другихЬ ‚ шо есшь красно- 
ломкихЪ руд выходит такое желБзо , ко- 
тпорато прежде › нежели оно простудитшся ,. 
ковать не можно ‚, по шому что горячее во 
время ковки искрами разлетится , а сптуде- 
ное млгко бываешр. Мы См разхЬленйя для 
того здЪсь оставили ‚ Что оныя знать 


надлежишЪ плавильцикамЪ „ которые руды 
выплавливаюшр ‚, и шолько о богашыхр и 


добрыхЪ рудахЪ стараюшся › не взирая на 
пропгче желЪзо содержание горные роды $ а 
пробовальцикамЪ ‚ рудоискашелямЬ ‚ и о 
хамняхЬ любопытисшвующимЬ не столь ну- 
жны › и что надежнаго и совершеннато 
основашя КЪ различеню сих рудныхь ро- 
доЬ и по нынБ еще ве уставлено › и для 
того мы единсшвенно по наружному виду 
раздБлеше руд положили. 

) Желзо соспоишЪ иЗЪ земли , загараю- 


ка смерч ао. ЗелАО. РА 
менша. Земля бываеш желшаго ‚ крас- 
нато, и шемнато или чернаго иврша. За- 


тарающаясл машерм состоишь изЬ шЬхЬ же 
элемен- 


4) 


элементарных частиц ‚ котшорыя в(фмЪ 
загараемымЪ машерямЪ суть обпия, и 
нБшЪ вр ней никакой ошмФны › гдБоЪ оная 
ни была › шо есть хотя бы вЪ растущемЪ , 
минеральномр или живошномЪ  родф содер- 
жалась. Металлической элеменшЬ можно 
найти шакимЪ образом : когда м6лк!я же- 
лФзныя опилки иБлой годф на свободномЪ 
воздухБ пролежашЬ ,‚ шо надлежитЪ оныя 
3Ъ игоши истолочь ‚ и истолченой поро- 
шокЬ смываншемЪ очистишь , а полбмЪ еще 
тодр на свободномЪ воздухЬ продержать , и 
по прошествии шого времени перегнашь вЪ 
ретторшЪ. ТакимЪ образомЪ вЪ шейкЪ ретор- 
ты: соберется вяская материя и <Ъ нею нБ- 
сколько ртути ‚ которой опыШФ показалЪ 
ТейхмейэрЪ. Можно и из3Ъ одной землй же- 
лБзо досташь , ежели СЪ нею загарающаяся 
машер\я соединится : почему #&Ъ подлБй- 
ших металлахЬ ‚ также вЪ растущем и 
живошномЪ родахЪ желБзная земля, а не 
желБзо находится. 

безЪ сомнбыйя каждой желФзной сокЪ же- 
лВзную землю вЪ себБ содержишЪ › наи- 
паче по шому › Что при проб боле желБ- 
за изЪ соку досшать можно ‚ нежели сколь- 
ко ша руда содержала ‚ отЪ которой оной 
сокЪ произошолЪ. Сему притчиною  состо- 
ишЪ шо , чшо при сплавкф шой руды весь- 
ма мало загарающейся машер!и находилось я 
шакЪ что ея кф выплавленйо всего желБза 
иЗЪ руды не досшашочно было. ИЗЪ сего 
явствует , какимЪ способомЪ изЪ желБзна- 
го соку желБзо досшавашь должно. Моженй 
быш® 


се А д 
Ванин, 
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быть, что такая руда, изЪ копюрой красно- 
ломхое желФзо выхолитЪ ›; будучи смЬшана 
СЪ сокомЪ, диршшейновыхр рудЪ.› < при- 
былью переплавлена быть можеть. 


5) Из\сшно ‚ чшо магнит, желБзо  кЪ, се- 


6Ъ пришягиваешф „. шолько всякое ли › и. 
не привлекает ли онЪ шакже чего нибудь 
кромБ желБза ‚ о шомЪ за подлинно знать 
не можно. Магнии нБкошорыхЪ. желЪзныхЪЬ 
рудЪ. кЪ себБ не пришягиваетЪ › и для пю- 
го вопрошаетися ,‚ отф чего бы оное происхо= 
дило * Не можно сказать, чшобЪ июму 
причиною была вмБшанная антимон!я , ‚ по 
тому что вохры ‚, кровавика и другихЬ то- 
му подобныхЬ мешаллическихЬ вещей, вр 
коихр антимон!и не содержится , ‚магнит 
не пришягиваешЪ. Также не ошЪ ‹фры и не 
отЪ арсеника › ибо большую часть руды по 
обжитани матнишЪ: удобнфе привлекаешЪр 5 и 
хотя бы <Бра и арсеникЪ огнем истребле- 
ны были , однако нБкошорыя руды по обжи- 
тани тяжести своей ни мало не шеряютЪ , 
а прежде обжиган!я магнишомЪ. припиянулиы 
бышь не могуш> ‚, наипаче когда оныя сБ 
загарающеюся машерею ‚ какЪ смолою или 
салом обжитаны булушЪ. НБкопорыя <Ъ 
Сфрою смфшанныя руды магнишЪ безЪ обжи- 
таня притягивает, Естьли бы ‘оное ошЪ 
того происходило › что вЪ рудахЪ ничего 
кромЪ желБзной землй не содержится › ко- 
торая посредствомЪ  затарающихся машерй 
В желБзо прешворяешся ‚ и слБаственно ло 


_’ претворемя вр желЬзо руда  магнитомЪ 


пришянуша быть не можеть; по кажешся » 
| _ чмо 
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что изь шого слФдовалобЪ , чшо вЬ шЬхЬ 
желБзныхЪ рудахЪ ‚ котшорыя матнишЪ безЪ 
обжитгания кЬ себЬ шянеёшЪ , обобливое чшо 
нибудь ошЬ простой желЬзной землй е 4 
именно дБйсшвишельное хотя `5Ъ руду обра- 
шившееся и Ф‘камнемЪ смфшанное жел$зо. 
бышь должно ‚ хошя бы оно хуже чугуна 
былс. По сему кажешся ‚ что чугун изЪ 
тиведскихЬ дириипейновыхЪ рудЪ безЪ лейм- 
итшейна не тшакЪ способно осаживаешся, и 
можешф быть ‚ чшо по тому Шведскому 
преимущество даепся предЪ всякимЪ ино- 
страннымЪ желФзомЪ ; ибо оно” рБдко' изЪ 
такихЬ рудЪ `выплавливаешея , которыя 
матнишф безЪ обжиганя  пришагиваешЪ. 


ГЛАВА ПЯТЬЛЕСЯТЬ ПЕРЬВАЯ. 


о мБди и м5дныхь рудахъ. 


т. О мБди вообще, 

2. О самородной мВди и ея сортахЪ. 

3. О цементной мБди ‚, (Ф разныхЪ пфлЬ 
собираемой. 

4. © мБдной зелени разныхЬ сорповЪ. 

5. МБдной сини вообще ‚, ио ея раза Вле= 


© 
о 
нтяхЬ, 
О лазури ; 
О купфергласБ, и 
О (Брой м$дной рудБ СЪ ихЪ сортами. 
О шемноц иной мБдной рудБ 1) бога- 
пой ‚и 2) блБдной. 
$. то, 


93 о) 4то (95% | 
б; 10, О 6Блой мБлной рудБ ‚ т) желтовашой › 
| 2) шемнобБлой или фалЪ- эрчБ. 


и 
тг. О желшой мБадной рудЪ 5 
12. О желшовашой ; 
13, О зеленоватой у 
14. О фигурованной , и 
15. О землянисшой мБдныхЬ рудахЬ сЪ ихЬ 
разд$ленями. 
ТР < 


мБдЬ’ ( Сирит. Ав. Уи), которая 
есть 

т) КЬ желБзу ближайш!Й металл. , 
и имбешЬ, больше мягкости и вязкосити. , 
что пюнкая м5Ьдная› проволока и друйя 
субтильныя ‚рабошы доказываюшщЬр. а) Не 
сшолько упруга, какЬ жел$зо ‚ однако 
больше ‚ нежели прошлйе чешыре металла’ ,› 
какЬ то вЬ мБдныхЬ пружинахЬ явсшвуетф. 


‚Ь) Кр5постью-. м плавкосштью не усту- 


паешф жел$зу ‚, и по порядку ошЪ свинцу 
пяшымр  мешллломЬ числится ‚ по шому 
чшо мЬдью олово › свивецЪ ‚ серебро и зо- 
лото , кромБ желФза ‚ пилить и р5зашь 
можно. с) Вязкостью подходишр она кЬ 
серебру ближе, нежели кЪ прошчимЪ ме- 
шалламЬ , ибо мФдная проволока, шолщи- 
ною вЬ 1о часшей Рейнландскато дюйма , 
200; фуншовЬ без разорватя здержашь 
можеш, 4) Звонкоспию желЪзо превосхо- 
&ишЬ ‚ чшо нашянутыя м5фдныя сшруны 
довольно. доказываютЪ. 
° 2) ПафиюмЬ красвоваша или кфасно- 
желша и вь лому. блистающа. 
а. 3) 


одЪ 
47. 


| Ч 

Я 393 о % 470 (55% 

| а 3) Свойсшвенная ея шяжесть имфешЪ 
среднюю пропоршю прошияЪ вод! , а имен- | 
но Шведской мЬфди 8784 ‚ а Японской осоо, : 
и в числБ металловЪ ‚, считая отр олова › | 
есшь шроетей металлЪ, ЧЬмЬ она чише , 
тфмр тяжелфе › есшьли ср свинцомЬ не 
смЬшана. 

`‘4) МЬдь скоро вЪ огнЪ и до сплавки 

раскаливается ‚ такЬ как желБзо, и сколь 
скоро она сильно раскалишся ‚ шо пламя < 
синей зеленой ивфтЬ получишЪ, и почши 
шакой же жестокой огонь ‚ какф желЪзо, 

‚выдержашЬь можешр. ВЪ сильномЪ и про- 

‚‹ должишельномЬ огнЪ згараешЬ ‚и претво- 
ряется: вЬ дымЬ ‚ ошчасти же  вЪ шемно- 
изБиное ‚ ‘или синезеленое сшекло ‚ или 
сокЪ. ВпрошчемЬ по желБзБ постоянифе 
всфхЬ полдльхЬ мешалловЬ ;5 ибо вЪ огиб 

крфпоеть ихр умевшаешся одного прошивЪ 

} 


и другаго. слБдующимЬ порядкомр: золото’ › 
|. серебро ‚ желЪзо’, мБдь ‚ олово, а намо- 
И слВлокр свиненЪ. Посредством зажита- 
В. тпельнаго стекла  расплавлираешся и пре- 
И творяется мЬдь вЪ сшекло высокаго краснато 
ивЪта. “Оную  непрестанвымЪ  жженемЬ 
также вр красновашой пепел или землю 
обратитиь можно. 

5) На воздухЪ распускаешся мФдь $ 
зеленую ржавчину ‚ шакже и вЪ водФ, 
такЪ чшо вода со всфмЬ ошЬ нее  позеле- 
нфешЪ. | 
6) Во всБхХЬ спиршахЬо и сокахЪ,› 
какЪ самыхЪ крфпкихЪ так и слабыхР 
отф алкалическихЬ ‘и посредсшвенныхЬ ©0- 

. ле 
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лей” распущаешся ‚ шакже во всБхЪ пере- 
двоенныхЪ и выжаитыхЪ маслахЬ и вЪ про- 
стой водЪ , и для мого она хо леему лри- 
годны мб. „металлом ( Мегейлх  терайотит). по 
читаечися. Растворы ‚, которые ош ку-- 
поросныхЬ и’ звегешабильныхЬ. кислосшей. , 
деревяннаго масла ‚ воды и ‘уриннаго спир- 
ша дБлающся , бывающЪ зеленаго изБша. 
А когда мЬФдь вр соляномЬ спириБ. распу- 
стипся , и отлегшей на дно желшой по- 
рошокЬ снова в соляномЪь спиршБ, разве- 


дешея ‚ шо  расшворб весьма иртяшной, 
желтой | изфтЪ симфбмь, будетЪ. ‚Ра-. 
сшворь ошф нашаиеырнаго спирта осажен-. 
ной осптавляеть на диф порошокф померан-: 


цоваго ивфша ; а ежели. акля осадка. вЪ 


заткнупомр сосудБ произведена будеть »› 


шо оной. порошокЪф красной; нвбштЪ, полу- 


читЪ. Ежели шШЪ кислосши ,. вЬ коихь. 
мБдь распущена была ‚. от нашалиырнаго. 


спириа, или вЬ огнБ ошЪ посюянной алка- 


ли осажены ‚будут , шо они синимЪ -цв-. 


томЬ вЬ шБХЬ расшворахр представятся. ; 


также когиа осадка оныхЪ посредством. 


кислыхЪ ‘матер! произведена. будетЪ ‚ шо 
и во время’ кристаллизаи растворЪ. поси- 


_ нфешф. Мфдь , в, кр6икой водкБ ‚распу- 
щенная › придаешр расшвору болЪе синей ;. 
иежели, зеленой. цеБшь $ ^ вЬ крБико заку- 


поренномр сосудЪ весьма чиста,, безЬ вся- 
каго ивфита. сЪ) нашантыремЪ вЪ ономЪ. содер- 
жЖится , изЬ чего дБлаюшся разныя шинк- 
туры. 


х 


$ Ъз. нех 7) 


448 о 1422 ( о 

7) Со ртутью еЪ шрудомЪ о смфши- 
ваешся. 
8) Вод шернфть не можетЪ ‚ когда 
она растопляется. Еситьли’ нфсколько ка- 
пель вод! прильемь. вЪ распушенную. мЪдь, 
по она’ СЪ ‘великимЪ' сптремлентемр и опасно- 
сию во, всЪ сторойы‘ разбрас вается. 

$; 052; 

САМОРОДНАЯ МЪДЬ (Сиргит пайиит) хо=^ 
пя не ‘столь чиста, какЬ вр огнф очищен- 
ная’) однако ‘почши  шакова ` же, какр. 
и черная: по большой части бываетЪ жел- 
токраснаго цефиа ‚а иногда виден на ней 
зеленой, синей ‚о или желтой выситупаю- 
цей ивбшЪ ; которой есшь не чшо иное , 
какЬ м5Фдная ржавчина. Раздфляешся на 
слБдуюние сорты , а именно: 

т) На хрусталь лохожая ва.моролная 
издь (Сиртий ‘попиит сто риит) находится 
по большой часши кубиками. 

5) Зернистая (Сиртит паниит втапщаит 
находится большими и малыми кусками 
иногда разно включенными вр камнЪ зернал 
ми, ‘а иногда чистая безЪ камня; я 

3) Хистопатая (Сиргит паниит Хофасеит}; 
находится 'вЪ Венгр!и на 'подобе ‘листьевЪ. 

4) На изтпи ` лохожая. (Сиргит пайиит 
ЧендтоЧез`) добывается ‘вЪ ОлоненкомЬ 'уфзаБ 
при КончезерьБ и вЪ Венгрии ‚ а походит 
на вБтви деревЪ. | | и 
5) На хисти' ложожая (Сиргит ваниит. 
РоРгуойе; | | 7% 

6) Волосистая са.мородная тбдь , ид 
ная зшерста‘, ифдной мох (Сиргит папиит, 
враг ). а. 2) 


бо) 423 (05% 


7) Сбаморолная’ ибдь Чместками о (Си- 
ргит папиие рирегрсиЕ ). 


ВСВ упомянутые сорты самородной мБди нахо- 
дяшся чистыми кусками вЬ камнБ и ру- 
дах › которыя сосшояшф: а) изЪ извесш- 
новашато или мрлкозернисшаго’ шпаша.› ка- 
к{я вр Гослекульской ямБ вр НерикЪ нахо- 
дяшся ; 6) из шифера шакф., какЪ вЪ НБ- 
‚.мецкой землБ ; С) изЪ песошнаго камня $ 
4) изЪ красныхЬ шемноцквшныхЬ яшмовыхЬ 
кремней ‚ изЪ шолстыхЪ зеренЪ.. и. долгихЬ 
полос › какёя находяшся вЪ Красиоволокской 
ямБ при КончезеркБ в росаи_; е) изЪ мБл- 
козернистато кварца ‚ какф вЪ Венгрим ; Ё) 
на разныхь мБдчыхь рудахЬ х наипаче на 
желшой ; #) на миспикелБ и на арсеникаль- 
номЪ камнБои прошч, Ежели мБдныя зёрна 
вЪ камнБ весьма красны, шо называюшся 
из лныме цпфто.мв. | 


$. (3. 


‚ ЦЕМЕНТНАЯ или осаженная идь ( Си- 
ргит ригит ех ]ошНоне оитюй ргаелришит) быва- 
ешр чисшая красновашая мФдь , которая 
или сама собою осаживаешся, или ошЬ ша- 
кой воды , ошЬ коей во время шечентя ея 
купоросЬ растворился , и кошорая вЪ Ги- 
дрологи подЬ именем цементной поды 
описана, Весьма различна ‚ и иногда фигу- 
Рованная ‚ а иногда просша бываешь, ПРаз- 
&Бляешся слБдующимЬ образом: 

т) Глердая цементиая ‘мфдь (Сиртит 
Ргаесрисит ие 4) не имбешЪ никакой по- 


Ъ 4 дОЩЕН › 


495’) 424 (05% 
дошвы , кЬ которой бы ‘овая присита вать , 


или осаживаться могла, но‘со вефыиЬ чи- 
сшая ослженная мФдь. 


2) Детентная Чфдь сб’желзтою яо=’ 


долипою (Сиргит ргассриинт фей Леттеё) имЪетЬ 
одинакой ‘видБ и фигуру «У тФмЪ желФзомЪ , 
оп коптораго она осажена. Смотри’ о ней 
вЬ`Гидроло!и., 
- 3) Дежентная ифдё 08 камениот ^ло- 
арттотю ( Сиртит' ртдесриашт т Чарщеа) ‘нахо- 
дится ва КвикнейскихЬ мБдныхЬ заводахЬ 
ву `Норветти. 

4) Пементная мъль с8 земляною ло- 
домнтотю  (Сиртит’ редедрииит фай Чегтеа ). ` 
| $) Кё лерепу лристаплная“ ‘цементная 
тФда (Сиргит ‘ртассрииит а ‘оебе ИР): 


ВримБч. т) Хошхя нБкоторые думаютЪ ‚ будто 
`` ВСЯКАЯ самородная мВдь ошР осадки пПроизо- 
шла ; однако по пючномЪ разсмошрьни со 
всБмЪ другое оказывается › а именно: т) 
мБдь, также ‚ как самородное серебро › или 
иной какой нибудь самородной мешаллЪф ра- 
стешф безЪ осадки вфшвями ‘и лисшками } 
но чему шакимЪ образомЪ выростишую ира 
_не льзя почесть за осаженную; 2) а 10 
холику мБдь 8 камнЬ находися , то над” 
лежало %ы изф шого заключать‘, ‘что ка- 
мень вмбст СЪ мФлью расшворень былЪ › и 
обще <Ъ нею ‘осадка здБлалась ‚ Или ЧО 
камень вЪ вод мякокЪ вылЪ,.а пошомЬ вы- 
росЬ и затвераБ ЛЬ: однако и шо и другое 
неимовбрно. =. $: 


Примбч 


= 


49320 7435 (09 
примфч. 2) при ГариеисёртЬ” въ ЧИвещи нахо- 
дишся цементная“ вода ‘и мБдь +; азот 
ная гора вЬ Венгри при НейзолЪ , славная 
цеменшною водою’ и мфдью ; также Гариен= 
бертомЪ называется. | ь | 


6. ст. | р. | . | | 
МЬДНАЯ ЗЕЛЕНЬ (Сиргив Лит хе] с07- ридЪ | 
_ тот, рРаесриаитчотте. Дегиго- ваниа. Сьу/бсо!а 260, | 
А рисоае. Ога сит хита з ео 7 ЧЕ тошапит) 
Узнаваешся по ивбеуь и обыкновенно быва- | 


етр высокаго тпемнаго и блЬанаго. зеленаго 
ицвфша ‚ при шомЪ иногда мягка, а ино- 
гда крБика ; ‘и мфлью богата. «Состоит 
почиги = вся ‘изЪ> зеленой мЪдной с осадки. 
РаздБляешся слЪдующимЪЬ образомЪ © >09 
д са) Семеро дная ‚и дная: зелень ( Аетизо 
пании `рига- зАегияо- тай. ую(с. РИюй.) есь 
разЪБденная ‘мЪдь разнато. зеленаго ивЪфиь& ›, | 
‘и.находится) вЪ: Венгрии ‘777’ ©. арво | 
2) Струвиита.ях ( „Аетщуо пай даа.) пог И 
ходишр на амаитфоили на каменной. лень, 1 
и иногда свБтлыя сшруи имфетр ва подо- 
бе мвлныхЬ ‘хрусталей., также изрядной т 
‘лоскЬ", по чему жднымб атласоьм®. названа. ми 
‚ Сиофиг воск | | 
`“ 3 ) Горная ‘зелемь ( Дегихо паниа Чегтеа.) И 
бывает землянато сложен! > иногда свфш- | | 
лаго`; а иногда 1иёмнато зеленато. ивбма. И 
ве 3) ЛИтферная зелень (Астихоспаниа и - | 
1%.) крика и камениста, ‘м иолбольшой ча- | 
м шифернымЪ камвемЪ смфшана ;^или 
\ собою шиферовата бываетЪ. 


а 5) 


-498 © _)-426'( 05 


5) Тперлал ‘ифднал. зелень у малидлит® 
{ Аетико пайиа ройаа. Ичаеьие: ). 


Выше сего при яшмовыхЬ  рудахЬ обфявлено , 
что нБбкоторые зеленую-ящму. малахишомЪ 
называюш ; а новбице писашели причисля= 
юшЪ оной кЪ мБдной зелени. 


6’) Зернистал ( Аетико паша втаншиаа)) хо- 
тя так крфикл, какЪ камень ‚ однако для 
многихЬ вмБшанныхЪ земляныхЬ родовЬ +, 
зернисною являепкя , и на несошной ка- 
мень походишь. | 

7) Мулная зелень хатылихка.ми (Авгиво 
пайиа зорщат) `бываешЪ тверда». и на го= 
рохЪ или на бобы похожа. 

8) Наружная. ифдная зелень (Аетико па- 
Низ ррегрсш.) есть снаружи камня или. ру- 
д присшавшая ‚ копюрая «иногда. пред- 
ставляет шаке лучи, каюе ошр звздЬ 
происходят ‚ и для шого зпфзлопатою 
иъ дно зеленью называешся. о 


ПримБч. 1) ПодЪ нумеромЪ змЪ упомянутая 
°С торная ‘зелень, по мн5ню Атриколы и про 
чихЬ ‚ у древнихЪ хризохоллою называлася» 
или оную употребляли они -кЪ паян!ю золо- 
та ; впрошчемЬ была высокаго зеленаго ивВ- 
та ‚ как о шомЬ „Дюехорилб. и Плинт 
обЪявляющф , и тоже самое Феллолёй под- 
нтверждаешЪ. ‹Чтожф касается до, прГугошов” 
хеня  хризоколлы ‚, «будшо‹оная дВлаешой 
изЬ селишры , кошорая вЬ.итоши, вмфсшБ с 
УрРиною стираещся ‚ какЬ о шомЬ Плинй и 


&ру- 


| 


о. 


друт1е' обЪявляющь. › оное не вброячтно., по 

тому чшо таким образом должна бы выш- 

ти мБдная ржавчина ‚а не шакой состшавЬ , 

которой“ бы кЪ.паян!ю золота годенЪ былЪ. 

Ежели здЪсь вмЬсито. селитры разум ть миг 
неральную'алкалическую матертю › изр ко- 
порой’ бура аБхаешся., ‘шо  вышеписанное 
сшашься моженй,. Но о семЪ при описани 

› буры, просттраннфе. обЪявлено. 4 

Примфч. 2) Всякую торную зеленьошЪ Гишпан“т 
ской зелени различащь. должно , ‘по шому 
чило- ся искусствомЪ. дБлаешся, и В ретор- 
шЬ из сей яри или. Зелени самой крЬпкой 
уксуср. тнать можно. . Она же не точно зех 

‚лена, но при пюмЪ и сФроваша. 

Примфч. 3) Иная мВдная зелень вЪ крвлкой вод- 
кБ. сильно вскипаешЪ „а. иная не, вскипаешЪ ; 
по. чему .шочно опредБлищь не. можно › ошЬ 
кислобти ли или ош алкалической маше- 
рём оная осажена. о 

: и | 
о МЪАНАЯ СИНЬ ( Сирии. Ишит ое согтоГат 
рнаесриафит. соегшещи. ‚ Соегщеит_ тощатит. - Осьга 
сит соетшва. СфтурсоЦа попниЦотщи. Ахшрит) 
узнаваештся. по синему иэфту ‚ которой ино- 
гда свфтелЬ., д иногда шеменЪ. бывает. 

КЪ ней принадлежашЪ 

1) Горная синь ( Соегщеит. топепит `Чегте- 
ит) рухла и землянисша › при шомЪ иногда 
чиста“; а иногда -нечиста бываешь. 


Не по: вбхЬ: синевашыхЪр. земляхЪ „мБдь. содер= 
жится Гуо‘по тому чшосиныя  содержашЪ вЪ 
‘себф. арсенижф: безь малФищато мФанато ‚прил 

| - - знака« 


ВидЬ 
290. 
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Я Е ЗЕЕ Е: 


430 ) 478 (о 
знака; ’'Тактя синевзашыя зёмли огнемЪ из- 
слЪФдоватиь и различать должно, 


2) Тпердая горная синь (Соегщеит оиа- 


яит 1аршеит) каменную ‘швердость имбешЪ, 


только при томф иЪеколько мягка. и ломко- 


ваша : онажЬ по большой части шиферова-' 


ша , или на шиферахЪ находишся. 

3) Зерниетая (Соенщент тошанит , втапи- 

Лат). | | 
4) Снаружи хатия или руды присталая 

горная синь (Соещеит” тотапит иререше.. 


Примфч. 1) По нынф еще’не доказано,’ чтшобЪ 
во всфхЬ синихЪ и ЗеленыхЬ камняхЪ“ мБдь 
содержалась. Се мн5ве ‘ош того произо- 
шло ‚ что думали будто синей и/ зеленой 
ивр ош одной мфди ‚ а нче‘отЪ дру- 
гих металловЪ“аБлаешся ‚ чему прошивное 
искусство доказывает. 

Примфч. 2) Горная синв, которая ЕЪ аптекахВ 
продаепея ‚ по большой части искусством? 
дВлаешся $ и вр крёпкихЪ спиртахЪр’ вски- 
паешф. Оную ошЪ берлинской лазури легко 
отличить можно. © ултрамаринВ’ и о `гор- 


ной сини вЬ пробщени сей книги объявлено 


будешЪ. 
в 6. 6.. 

ЛАЗУРЬ ,-ифдная лазурь (ЧСиртит тте- 
ганиит › ттега рабита пиете ›, Дави. Сиртит 
ахигеит’) `бывавтЪ ‘разнаго › а по ‘большо 
части синяго ивЪита‘, ‘сложенемЪ’ стекло? 


заша , крфика и ‘при тшомЪ ломка ;овЬ ‚= 
ли- 


ра 


Ф & ма 


и 5 ОРЦ АРУИ 


ето" р я 


ь 
ч6о ) 429 (105% 
блисталоша ‚ какЬ стекло или яшма. Ин - 
гда содержишЬ . до 8оши пронениюво ‚мБди. 
Соршы оной суть слБдующше : 
| 1) Синяя мазурь (Сиртит [азитент  соеги- 
еит) на лазоревой камень ‚ а вЪ лому на 
синее блистающее стекло походишЬ. Впрош- 
чемр блисмаютша и стекловата. 

_@) Темномиевтная лазурь (Сиргит Чаки- 
сит ГШиит) пвЪтомЬ шемна илм ‘на печень 
похожа , блистающа, ‚ и содержитЬ вр себЪ 


нфеколько желБза. 
3) Фюлетопая (Сиртит ПТахитит хлоа- 


сеит ). 
4) Спфтлосфрая (Сиртит Тахитсит итешт) 
изЪтомЬ н5Фсколько красноваша ‚ и вЬ лому 
иногда какф серебро блистаешф. КеншманЪ. 
хз 
КУПФЕРГЛАССОВАЯ рУдА (Сиргит тие- 
‚аиит › пипега, Радига оБрите ийете › тоШ. Сиргит 
хИтеит.  Мтега сирт’ члтеа.) на лазурь много 
походишЬ , и часшо бэзр различуя за одно 
<Ъ оною почитается. Разность между 
ими вЪ шомЪ сосшоишф ‚ что я мБдь тем- 
няе и мягче, а иногда шакр мягка бываетЪ, 
чшо почши ковашь ‚ или по крайней м5рЬ 
оную пилить можно. азличаешся по сл5- 
дующимЬ ивфшамЪ : 
‚ ) Фолетопая (Сиртит Фитеит «лоасеит). 
2) Синепалтая (Сиртит хИтеит соетшеит). 
—_ 3) Сшинцонаго ’ щпфта (Сируит оийтвит 
«ооте фштбео ). 


Генкель вЪ истори о колчаданахЪ на страниц 


452 упоминаетф ›` чию прежде сего лазурь 


назы- 


о ) 430 (55% 


называлась глазурью $; ` по чему гласб=эриб 

‚ древнихЬ ‚ [ош чего глазуровая руда’ про- 

изошла] какф гласЬ- эрцЪ шакф и лазурь #Ъ 

`` себЪ содержаХЬ 5 и как пю ‚ шакЪ и дру- 

тое за одно у нихЬ почишалось , а`пошбмЪ 

будто рудокопы и минеральные испытате» 

ли разнымЪ и несходственнымЪ между со= 

бою ‘образомЪ лазурв ошЪ сшекловашой мБ- 
аи отличили. 


. 


$. 8} 


ВидЬ _ СБраЯ мБднАЯ рудл (Сиргит тен 
273. Шт ; ипиега , раита ратит вИеше ‚ стегев о т- 
‚37а ›‚ аша. ПИ тега сирт ста. Маайит сир в4= 
`пит) имфешЬ шемной или свЪшлосБрой 


иеБшЬ ‚, м снаружи походишЪ на стеклова- 
шую мЬдь ‚ шолько она’ хрупка`, вЪ отн 
долго стоишь ‚, и вр лому не шакЪ бли- 
стающа. НФкошорыя изЪ сихЪ рудЪ едва 
ошЬ желБзвыхр ошличить можно , по шо“ 
му чшо весьма много желЪфЗа содержат. 
БываешЬ двоякаго сорша ‚, а именно ‹; 

:) Сизтлосфрая ‘м®дная руда (Мтав 
сир стра сапа) по большой части сФфроже“ 
лБзнаго ивБша ‚ только ‘при шомЪ н5БеколЬ- 
ко бБловаа, “ 

2) Темновзрая (Ма сирт виа , = 
57еетз) бывает пвБшомЬ шемна, и много 
на желБзную руду походишЪ. 


Оную «Фрую мЪдную руду почти всф кЪ мБд- 


нымЪ гласЪ-эрцамЪ по нынБ . причиелялиля . 
тПОЛЬКО для шемнаго ея цвБша ‚ хрупкосии 


и для. множества содержащагося вЪ ней же“ 
лЬза. заЪсь.особливою рудою описана. 


6. 9. 


-> 


— 


: ШБ м Ш ьЦЙЦ ь 
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2% `` _^—>[й 


зд. ыы ыы ры `` а 


430 ) 431 (05% 
9. 9. | 

ТЕМНОЦВЬТНАЯ МБднАЯ руда’ (Сир- 

"ит ЛИррите её Лето тега иит о, пннега фуписоГа 

Лина.  Митега сит феракса) бываешЪ шемно- 

желшаго или блФднаго ивфша ‚, и много сЪ- 

ры и желЪза вЪ себЪ содержит. НЪФкото- 


ВидВ 
274» 


рые вЪ разсуждени сЬ колчаданомЬ сходна-. 


го ея свойсшва и сложеня кЪ`колчаданамь 
оную причисляюшЪ ‚› шолько сталью мало 
или. со вс5мЬ огня высфкашь изЬ нея не мо- 
жно. Оной числится два сорта , а именно: 

т) Богатая темноцифтная мфдная ру- 
За (Мета сир? Беранса риа) ивфтомЪ на пех 


чень похожа’, м5дью богаша ‚ иногда ру-=. 


Хла ‚, а иногда шверда бываешь. 

2) Вльдная Леченочная иъдная руда 
(Мега сир"! '`Бераса Шиа) так блФдна , 
какр ‘олово ‚ шемносиняго ивЪша ; внушри 
Зернисша ‚, а снаружи слоевата, 

рам 

бБлАЯ руда (Сирит анод › Тето 
аттел! 0 иннега!иит , тега афебеше.  ЛИтега сир 
аа) есть свЪшлая или сБровашая м5дная 
руда ‚ которая шверда и шяжела ‚и вмЪ- 
сшф сЪ мЬдью арсеникЪ ‚ н5сколько, серебра 
и желБза содержишЪ ‚ чшо при обжигаити 
примбшишь можно. БываешЬ двухЪ сор- 
Шов, а именно : 

1) Желтопатая чз дная руда (Миега 
ре аШа Паис[еп’) йзЪ-желша бЪловаша А 
тверда и крфика ‚. и содержитЪ до 4о про- 
ЦеншовЪ мЪди; на миспикель гораздо похо- 
“ить, только оная ибсколько желш$е. 


Пе 


Видв 
27$: 


43о ) 432 ( о5 
По обЪявленю н5кошорыхЬ ся руда только вЪ 
одномЪ мЬсшЬ › а именно вЬ Хемниц на- 
ходичнся. 


2) Темная лая миф лная рула ( Мега 
сиртр афа оБсита,) бываешЪ шемносфраго’ ивБ- 
ша, и нбсколько серебра содержишЪ : впропт- 


`’чемЬ. шемняе ‚ нежели арсеникальной .ка- 


мень › ино ‘большой часши Сс желтою 
мБлною.рудою см5шана, или зеленожелиюой 
ивбБтр иметь. 


Хошя фахЪ-эрцЪ ближнее сродство имфешЪ`, СВ 
бЪлою рудою ‚ и <Ъ шемною 6Блою мБдною 
рудою ‚, и отЪ всБхЬ кЪ онымЪ причисляета 
ся ; однако нЬкопюрые оную ошЪ.мЬдныхр 
рудЬ отличивф кЪ серебрянымЪ. причислить 
за благо разсудили ‚, по шому что, она сереб- 
ромЪ изобилует ‚› и гораздо богатБе „. 
жели бЪлая ‚или шемнобБлая мрдная руда. 
равнымЪ образомЪ и черная руда в числ 
серебряныхЬ руаЪ почитается. . 


6. ти. 


ЖЕЛТАЯ МЬДНАЯ ОУДА (Сиргит. [ИРИ 
те её фито ттетИит , титега сооге аигео ©, 97 
меха инеше, Милета сир Вана. Съакорутиев Ру 
Иез Пани) бываешЪ высокаго „желшаго бли- 
сшающаго ивфша , и иногда шакЬ желша › 
что’ почши красна кажешся. Снаружи 
во всбхЬ трещинах имфешЪ разные цв 
шы , а по большой части красной ‚ сине” 
и желшой. Весьма собою рухла_ и мягках 


огня ею выскашь не можно ‚ хошя вЬ ра 
с 


| 


„О а: 5 В м о 0 0 


— ^Ш^ ь- а 


480 ) 433 (05% 
сфра ‚ археникЪ и желЪзо вмЪфешБ сЬ м5дью 
содержится. Соршы оной суть слБдующе : 

:) Тпердая желтая „ифднал руда ( М1- 
пега сирт райа Ида) сложенемЪ шверда, и 
также какф сшаль м5лкую сыпь имфешЪ : 
содержишр иногда до 40 процентовЬ м$ди. 

2) „Чистопатая желтая ‘ифдная руда 
(Мега сир! Паша рюйасеа ). 

3) Из6 хрулнымб частиц состоящая 
(М.иега сир Паша рагисийя-таогвиз ), 

$. 22 

б^БАНОЖЕЛТАЯ МБДНАЯ руда ( Сиф- 
тит Шрьиге, аетиео её уегто ттегай ит. , гитега 
со1оте раШае Паино рагит пнейе. Итега сирег Л баиа, 
Ругиез /иЙлиш) имфешЪ бл^Бдножелшой ‚ шу- 
склой и ошчасши вЪ бЪлой падающей ивфшЪ, 
и много на колчаданр походишЬ ‚, шолько 
не шакь крфика , и столько огня ‚, какЬ 
колчаданомЬ ‚ оною не высфкаешся. Впрош- 
чемЬ шяжела ‚ и содержишЪ вЬ себЪ сБру , 
а арсеника болФе › нежели проши!я мфдныя 
руды › ош чего она и блБдна ‚ также нЪ- 
сколько желБза и мБди. раздфляешся на 
слБдуюцие соршы: 

т) Тпердая Чл лножелтая ифдная руя 
да (Ппета сирт /ифДаиа 04а) добывается в 
Норвеги вЬ ЛокевскихЪ ямахЪ, 

2) Из35 хрулныхб частииб состолацах 
(Мтега сир /иБДаиа рагнешв тают), 

3) Блистающалх (Итега сир" миа Й 
Мрерсе пра), 


КакЪ наилучшее [699 `9) блЪдножелтую мБдную ру= 
&У по виду ошЪ колчадана ошличишь мож 
Ы НО 9 


ВидЬ 
29 7ь 


| 


ВигЪ 


460) 434 (056% 
но $ оное единственно ошЪФ пракшики зави“ 
сит. Между шФмЪ знашь должно › что 
она 6ВлБе ‚ нежели колчадан › ломаешся 
ровнБе и больше блисшаешЪ. 
$. 13» 


ЗЕЛЕНОВАТАЯ МЬДНАЯ РУДА_( Сирии 


278. ЛИрьите › атреисо © Лето ттегаП ит, туиега сорте 


ех Пошо отаееше. Мега сирт зреет) цвЪ- 
шомЬ желша ЙзЬ-зелена ‚ и иногда вдругЬ 
свфшлаго › желшаго и зеленаго цивфшовЬ › 
или желтовашБе на подобе тусклой зеле- 
ной мБди ; иногда шемножелтаго зеленаго 
ивфша или зеленфе. Огня ею не много вы- 
сВкаешся ‚, и чБыЬ она зеленфе, шБыЬ 
меньше. Снаружи всегда шемна и шускла 
бываешЪ. ‚ и содержишЪ вр себЪ сБру › арсе- 
никЬ и желБзо ‚ а чБмЪ зеленфе , шфыЬ 
больше мФфдью изобилуешр. РаздБляешся 
на слБдуюш!е соршы: 

1) Темнозеленая или зеленопатал и$д= 
ная руда (Мета сир чичаерену › сойоге рокних = 
4!) хотя желта ‚ но больше на зеленой 
изБвтЬ склоняешся ‚ нежели всБ прошчтя 
описавныя руды. По большой часши крфп- 
ка ‚ весьма мБлкозерниспта и шемна ‚, И из 
стали огня ею высфкашь не можно. 

2) Спфтлосфтрая зеленопатая ифлная 
рула (Мтега сирй хпчЧЧеетя › сооте Гони йаио) 
нА желтой ивБщЬ склоняется и свЪшлаА › 
шакр что она сЪ перьваго взгляду вся жел- 
птовата кажешся , и кЬ высфканю огня 
способна. 


т, 


ИИА 


бо ) 435 ( о 

тЪ э которые в Швеции руды обжигают® и 
плавятф › для лучшаго порядка раздБля= 
ютшЪ обыкновенныя свои руды на чистыя ,› 
хрулхёя и тудфя. Чистыми называютЬ 
они <Ъ камнями игорными породами не смЪ-= 
шанныя руды , ЕЪ числБ коихЬ полагаюшЬ 
а) колчадань › состоящей изЪ мрлкихЬ ку- 
бикоЕЪ ; Ь) м6дную пцвБтомЪ на печень по- 
хожую руду $ с) блБдную шемноцшную 
руду › которая выше сего под нум, омЪ 
описана. КрЬпкими рудами назызающся у 
них ср сшекловатымЪ камнемЪ соединен» 
ныя руды ‚ ошЪ чего оныя вЪ расплавкВ 
весьма крики бываютЪ. КЪ нимЪ принад- 
лежашЪ 1) зернисшой кварц ; 2) пинзель-. 
ная руда ‚ которая шолько на поверьхности 
находишся $ и 3) флорсгаубе. Тумя руды 
по ихЪЬ званю суть Ш, кошорыя ‹Ъ по- 
стоянною вЪ огнБ каменною или горною по- 
родою см5шаны ‚ какЪ а) каменной лень 
(Забей Фа9); Ь) звБздоватой каменной лень 
(Сет аа); ©) клейшлатЪ , кошорой в 
Клейберг6 находишся ; 4) гаушшлатЬ $ ©) 
горншлатЬ, 


$. 14. 


ФИГУрОвАННАЯ МЬДНАЯ РУДА (Сир вид 
тета ДИ Пар: тБаенет; , Дригаа. Матета сирп = зт79, 
Бигаа) представляешЪ разныя изображения › 

и находишся всегда вЪ шиферЪ разныхЬ 
цвЪиовЬ ‚ шолько не шиферЬ ‚, но ся вЪ 
немь находящаяся руда единсшвенно мБль 
содержишЪ. ДаздБляешся на слБдуюние 
сорты , а именно; 

ы 2 1) 


ВидЬ 
250. 


9бо ) 436 (©3% 


т) На горязцёя Уголвя лохожая фигуро- 
панная „мёдная руда ( Мтега сир фбигаа саг- 
оплата). 

2) На дерепо лохожая ( Мтега сирт р- 
ига Ивиеа). 

3) На холосы ложожая ( Мета сирй Я- 
сита [рсат тефегет;) представляешь колосы 
на шиферБ изображенныя. 

4) Шифер 66 изображене.б рыб’ ( М!1- 
нета сит двигйа рез теретеп) добывается вЬ 
Мансфельдскихь мЪФдныхЬ рудникахЪ. 

б. 15. 

® МЪДНАЯ ЗЕМЛЯ (Сир ттега ар то- 
Пот © 1егтае 1траетет › «в тегтбсша. Матега сир- 
я; етеа) есть‘ рухлой камень или земля ‚ вЬ 
коихр мБдь` содержишся ‚ или в землю 
претворившаяся и разЪФденная м5Фдная ру- 
да. По большой части походишФ на раз- 
дробленной и излежалой желтой камень ‚”и 
шакЬ рухла ‚ чшо пальцами на подобе во- 
хры растирать ее можно. ЛРаздБляешся 
слБдующимЬ образомЪ: | 
- 1) Сзрая зизлдная земля ( М тега сир! 
{еттеа фитасеа стегеа) бываешЪ рухла ‚ и сверьхЬ 
мфди содержишЪ вЪ себБ нФсколько серебра; 

находишся вЬ Гессенской землЪ. 

2) Желтая „издная зетля ( Митега сир- 
71 Тегтса осфгасеа Даиа)) сосшоишЪ по большо 
части изЬ рухлаго желшаго камня ‚ и бы- 
ваеШф иногда сыпуча ‚, а иногда крБпкова- 
ша; ВарошчемЬ находяшся вЬ ней вмБшан- 
ныя 3збона блФдножелтой или зеленоватой 
мБдной рудё , и во всемЪ на кр6пковатую 
желтую вохру походищЬ. . ) 

3 
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3) Темноцифтная ифдная зетля (М: 
нета сирт? теттеа осБтасеа Гида) цвфпомЪ похожа 
на шемную вохру, и по большой части 
вмБшаны 35 ней зёрна блБдножелиюй или 
зеленоватой мБдной руды. 


МБВдная зелень при модной рудБ обыкновенно 
случающияяся бываетЪ признакомЪ содержа- 
щейся вр ней мБди ‚ а желтой и зтемно- 
‹6лшой цЕРшШЬ есть знакЪ желБза ‚, кошорое 
руда вЪ себЪ содержитЪ. 


ПримБчашя о мБдныхЪ рудахЬ ио мБди. 


1) СверьхЪ вышеписанныхЬ мФаныхЪ рудь мБдь 
содержится также и вЪ слБдующихь ро- 
дахЪ. * 


А. въ водяномъ род. 


т) 21ементная пола („Адиа «итюиса сир- 
ма), о кошорой смотри вЬ Гидролоши вЬ 


глав 8, 6. ЗМЪ. 
В. въ МИНЕРАЛЬНОМЪ ' род. 


2) М+фдь содержалцая земля ( Тета че- 
пе"га бываешЪ по большой. части зеленаго 
или синяго цврша ‚, хошя синей пвршф не 
всегда мБль значишЪ. 

3) М%$да содержалцёе камин (Гар4е; че- 
пеге!) по. разсужден!ю нфкоторыхЪ суть всБ 
зеленые или сине каменья › только за 
исшинну утвердить сего не можно, по шо- 
му что дБисшвительно таких цвртовЬ 
камни бываюшф ‚ Е кошорыхЬ однако ни- 


какого слБда мБди не видно ‚, а напрошивЬ 
Тз ` того 
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Чтото можеш бышь находяшся друтихЬ ца 
зпоЕЬ камни ‚, ЕЬ коихр мфль содержится, 

4) М+лной хулоросв (Уптаит сир"). 

5) С.ифшанной хулоросё (У йтошт тит). 

б) Кулоросналя зеленая и синяя зеиля 
(Тета чипа) ‚ кошорая выше сего вм- 
спф < купоросами описана. 

7) Красная или желтая арсенихальнаж 
руда (Мега ви}ист тира), кошорая сЪ ар» 
сеникомЪ выше сего описана. 

$) Наждахё (5тт5) описан при же- 
афзныхь рудахЪ. 

©) Бфлал серефенат руда (Мета арен 
# ве). 

10) Черная (Мета атрепй твуебенз). 

11) СФрал (Мега атрепй стетев)) $ оные 
тпри сорша ниже сего при серебряныхЪ ру- 
дахр опишутшся, 

Хотя Генкель и друме упоминаютЪ о кра-= 
сной мФдной руд ‚ кошорая иаБтомЪ на 
киноварь походишЪ , и при ФрейбергВ ма“ 
ленькими острыми иглами находится › ПО 
чему оная ифдны.мб цифто.мб (Е165 сир") › 
а ошЪ нБкошорыхЪ стехлопотою чи РО 
(биркто@8) именована ; шакже будто И 
прозрачная красная мФдная руда на подоб1 
роштилденовой серебряной руды находится › 
однако перьвой соршЪ есшь не чшо иное э 
какр желшая . мЬдная руда , которая снару- 
жи какф вохра являешся ‚, а внутри ©бЫК” 
новенной свой ц'ФиЪ имфешЪ: виюрой сорт 
есп'ь самсродная фернисомЪ покрытая мФдь 9 
а иног:а и сшекловатая или купфергласо” 
вая мБдная руда. "- 


8) 


4) 
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Никоторой мешал столь разнощеБтенЪ , 
какф мБдь › в> рудБ не бывает › и какЪ 
совершеннаго цефша › так и прозрачности 
не имфешр. Иногда она особливыми жила» 
ми , а иногаа при серебряныхЪ жилахЬ на- 


ходишся ‚ также и № шЪхЬ мБсшахь , гАБ . 


признаки золоша являюшся. ВпрошчемЪ все- 
тда много или мало желЬза вЪ себЪ содер“ 
жишЬ › гдБбЪ она ни находилась. 

равнымф же образом ни един металлЪ 
шакЪ шрудно › какЪ мБдъ › изЬ своей руды 
не добывается › ошчасши ёля содержащейся 
БЪ оной рудЬ «Бры или желБза › а ошчасти 
для вмЬшаннаго вр ней каменнаго рода. 
Ежели послФдней соршф мБдной руды , на 
примБрь блБдную шемноцвфшную , шакЪ 
пробовашь ‚ какь желФзная руда пробуется $ 
по выходишЪ изЬ нея иногда, до боши процен- 
тов красноломкаго и сЪ мЬдью смЬшаннаг® 
желБза , а 5 шомЪ числБ едва 3 проценша 
мЪди. Чего ради для отаБленйя ошЪ руд 
ры и желЪза ‚ и чтобЪ сБра желБзо нБ- 
сколько разЪФдала › надлежит шактя руды 
какЪ брухшшейнЪ плавить, которой вЪ Швещи 
золубрухо.мб называется. ВЪ нБкошорыхЬ 
мБстахь руду до сплавки. обжигают, а по- 
том выходящей изЪ сплавки брухштейнЬ 
снова восемью или девяшью пережигаюмЪ у 
пбслЬ чего выплавливающф черную мФдь› 
кошорая еще нБсколько желФза или свинцу 
ЕЬ себБ содержиш? › и на гаргерш совер- 
шенно очищается › и шакимЬ образомЪ вы- 
ходишф чисшая мБаь. Мноше старались 
зпакую продолжительную и трудную рабо- 

Ы 4 т 


ту облегчить › за что знашнымЪ натраж- 
денемЪ обнадежены были ; только желае- 
маго успВха вр шомЪ не имВли. 

$) МБдь состоитЪ т) изЬ шемнокрасной зеп- 
птической [в тнилость обращающей | земли, 
которая спойстпенното ифдною — зетлею 
(Тата фесеа сир") называешся ‚ и’ кошо- 
рую посредсшвомЪ зажиглтшельнато ‘стекла 
предЬявить можно; 2) ошчасши изЪ зага- 
рающейся машер!и, чшо изЪ редукши усмо- 
тирЬшь можно ‚ когда мБдная окалина па- 
ки вм металлЪ прешворена ‘или редуцирова- 
на ‘будешЪ; 3) изЪ мешаллическаго элемен- 
ша ‚ по шому чшо ежели мЬдная окалина 
СЪ. нашатырем смфшается , и оное см$- 
шен!е долгое время на воздухБ постюоишф , 
а пошбмЪ вмфсешб <Ъ мыломЪ ‘перегоничися , 
то изр шого выдешр ршушь $; ‘изЪ чего 
авсшвуетЪ, чшо хошя ‘ртуть ‘вЬ самой мФди 
не содержится, однако ‘находится вЪ ней‘нВчто 
шакое ‚, изЪ чето ‘риуть заФлатшться мотла. 


ре Риди ЗАоаЯиьм 
ГЛАВА ПЯТЬАЕСЯТЪЬ ВТОРАЯ. 


‚© ЛЕГКОПЛОВущИихъ И МЯГКИХЪ МЕТАЛ- 
ЛАХЬ ‚ И РОПЕРЬВЫХЬ О СВИНЦБ. 


$. 1. О легкопловущихЪ мешаллахЪ вообще. 
2. О свиниБ вообше. 
3, О самородномЪ свинцб ‚, чистомЪ и 3ер” 
нистшомЪ. 
4. О блейгланцЬ и его раздБлентяхЪ. 
5. О блейшвейфЬ разныхЬ сортовЪ. 


6. 6- 


Я Е бы кем М 


< 


НИИ 


450 ) 441 (о 
$. 6. О бЪлой рудБ $ 
7. О зеленой ; 
$. О гланцовой ›, свини`выхЪ рудахЬ разных 
сортов. 
9. О свивцовой землЪ ; 1) бБлой ‚ 2) жел- 
пой, и 3) красной. 


Ааа # 


ЛЕГКОПЛОВУПИЕ И МЯГКЕ МЕТАЛЛЫ 
( МалаЙа тоога аше аи опет щиедсенйа) суть шБ, 
кошорые прежде раскалешя распущаются , 
и шакЪ мягки , Чшо ихЪ гнушь и р5зать 
можно. ВЪЬ огвБ свободно разрушены и па- 
ки вЪ прежнее свое сосшояше приведены 
бышь могушЪ. 

| $; ©. 

СВИНЕНЪ ( Рштрит. Загигиия. Ритрит тв 
тит) еспть такой мешаллЪ , копторой 

1) Жотшя ‘олова ‘нБсколько мягче; од- 
'нако вЪ разсужден1и протчихЪ его ‘свойсшвЬ 


‚‘подлЪе › нежели вс$ прошч!е металлы ‚, и 


для шого подлЬйшимЬ мешалломр почи- 
паешся $ а) меньше упругости имБетьр вЬ 
разсуждени прошчихЪЬ мешалловр › изр ко- 
ихЬ 6) онЪ всЬхЬ мягче, и кЪ ртути близ- 
ко подходишь ‚ шажЬ чшо его безЬ труда, 
Р5зашь ‚ обрубать и згибашь можно ; с) са- 
мую малую вязкосшь имфешЪ ‚ по тому 
что свинновою проволокою ‚ толщиною вЬ 
десятую часшь Рейнландскаго дюйма , бо- 
^Ъе 20: фуншовЬ безф разорватя подняшь 
‘Не можно ; 4) никакой звонкоспти не имет. 
») БываешЪ шемнаго или бЪлаго ивБ- 
\Та ‚ которой вЪ синей падаешЪ. 


Ы ; 3) 


РолдЪь 
4.3. 
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3) Тяжесшью не много отешаещь 
отф ршуши ‚ а именно Аглинской свинецЪ 
соспоишЪ вр пропорыЁи какЬ 11325, НБмец- 
кой какЬ ‹ 1310 прошивЬ 1000. ВЪ водб 


еряешЪ одиннашцашую или двенашиатую 


часть своей шяжесши. 
4.) Не раскалившись скоро распущаеш- 
ся, и можно нфсколько фуншовЬ свинину 


скоряе растопить, нежели столько же вБ* . 


сомЬ воску или коровья масла. По распу= 
зценйи оказываешся на поверьхносши нф- 
сколько изрядныхЪ перемфняющихся цвБ- 
зповЬ ‚ на подобе пфны. ВЬ огнБ весьма 
непосшояненЪ ‚ дымом уходишЪ ‚ и ош- 


часши вр сшекло прешворяешся 5 шакже и 


всВ прошче мешаллы ‚ кромБ золоша и.се- 
ребра ; сЪЬ собою дымомЪ уноситЪ или В 
сшекло обращаешЪ. Свиненф обжиганземЬ 
легко ВЪ сБрой пепелЪ свинцовымЪ пепломВ 
называемой привести можно, при чемЪ онВ 
вр сильномЬ огнф сперьва желшф сшановийг“ 
ся ‚и тогда 0ейге.лдож дЪлаешся ‚, а еже 
ли огонь еще сильняе будеш › шо красен 

и сурихо.мб называешся. ПосредсшвомЪ 34^ 
жигашельнаго сшекла прешворяешся свинеб 

ошчасши в дымЬ, а ошчасти вЬ сфрой пе 
пел ‚ кошорой сперьва желшЪ , пошбмВ 
красенф сшановитшся ‚ а по сплавкЪ шафран” 
ной ивфшЪ получаешЪ. Ежели с1ю расплав” 
ленную машер!ю изЪ жару высшавишь › 9 
она красножелшою слоевапою массою 34” 
швердВешь , копорая цивиомЪ на опермент”» 


а сложентемЬ на каменное сало походит ый 


ш сосшоиш изЬ чиспыхЬ сшекловашыхР 
лисщоч* 


2 см 


РЭ м 


иимимыым 
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листочковЪ. Впрошчемр шакая масса буду- 
чи положена на горячтя уголья посред- 
сшвомЬ зажигашельнаго стекла паки вБ 
свиненЪ прешворена бышь можеш. 

5) ОмЪ воздуха и ошЪ водЁ перемф- 
няешся ‚ шакЬ чшо она черною или шуск- 
лою дБлаешся. 

б) а) Растворяешся только вЪ обык- 
новенной , а не вр золотой крЬпкой водкБ у 

) варемемЪ вЪ шакой купоросной кисло- 
сити ‚, которой острота водою умалена ; с) 
ВЬ уксусБ ‚ которой свинецЪ н$сколько 
РазЬБдаешф и растворяешЬ ; 4) вЪ бФлила 
или сурикЪ передЪланной свинецЪ вЬ ски- 


‚Видар и вЪ прошчихЪ › а наипаче вр вы- 


жашыхЬ маслах кипфбемЪ распущаешся , 
И шакой расшворф называешся слинцопы.мб 
или. фернисопы.мё блзаьмо.иб у ©) ошЪ посто- 
ЯННОЙ алкали посредствомЪ варен1я и ра- 
Сплавки свинецф удобнфе ‚ нежели олово „ 
расшворяешся $ онЪ же распущаешся ошЪ 
УринныхЪ солей и ошЪ нашатиырнаго спир- 


‚та, и дБлаешся изЪ него н5кошорая 6Ъ- 


Лая слина. ВсЪ оные расшворы по большой 
часпти солошковашы бываюшЪ. 


7) Со ртушью скоряе сибшиваешся , 
мМежели олово. 
| $. 3. 


САМОрОднНОЙй СВИНЕЦЪ (Ритфит нан- 
чт) хошя нарочито чисшЪ ‚, однако не со- 
зершенно мякокр бываешЪ ‚ и раздЪляешся 

слБдующие сорты: 
Ь 1) Са.мородной спинецв хусхами (Ршт- 
ит паниит ойаит ). 
2) 


Видв 
281. 
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*) Са.мородиой спинец$ зернами (Рит 
Фит паниит т стапшв) ‘находишся при  Мас- 
сельнЪ вр песчаномЪ бугрЪ ‚ коего зёрна 
сверьху нФсколько б$лилами обложились › 
и для шого снаружи бБлаго ивБша быва- 
юшЬ. - 
| $. 4. 
бЛЕЙГЛАНЦЪ или хубхопатая руда 
( Ритрит рИфЬите её атрето тинег щит; тпета 18} 
ив ттиоги; ой таютфих ое втапи!5 тсаше. Сайт 
па. Ритраро тенШса`) есть свинцовая изЪ больБ" 
нихр или малыхЬ чешвероугольныхЪ или 
продолговашыхЪ кубиков и блисшающихй 
частиц или полосокЪ состоящая руда» 
„котшорыя ‘в тфни шемны и синеваты , @ 
кЬ свБшу свфшлосфры и блистающи ка“ 
жутшся. Впрошчемр оная руда рухла и мяг" 
ка ‚ а кубики и частицы оной нЪсколько 
о$фзать можно ; она же ‘при шомЪ весьма 
тяжела. [аздфляешся слфдующимЬ обра” 
зомЬ: 
т) Крулной хжубйхопатой блейглан 
(Сиепа из таотИив птеат`), которато куби“ 
ки шолщиною ‘иногда вЪ наленф бываю? 
и чБыЪ они шолще ‚ шим свинцом бога” 
зтфе : находишся в ЗалбергЪ и в других 
мБ:шахр. из - 
2) Мулхой такой же (Сиена «Ди т’. 
хо" Рш ‘тсап’) состоитЪ изЪ весьма мфлких 
кубиковЪ ‚ ошЪ чего стя руда ‘зерниста я 
жешся. Оные кубики весьма квободно ‘ОШ 
дЪлишь можно $ а шакая ‘руда находИШшСя 
вЬ ЗалбергЪ. 


4560) 445 (05% 

3) Крулной зернистой блейглани (Сав- 
ва арез талотриз аисату › поп ата › Двига ви 
м7) есть несовершенно кубическая руда , и 
хошя шакже ‚ какф и прошчей блейгланиЪ 
блисшаешЪ ‚ только ошсевЬчивоюния оной 
мфста шочно опредБленной фигуры не имБ- 
ютЬ ‚ и по кубикамЬ дфлишь ея не можно. 
Находишся вЪ ГеллефортЪ. 

4) Мзлхой тахой же (Сена атеб тто 
физ тсату ‚ поп та › фкига ДИ!) похо- 
ЯишЬ на вышеписанвную крупнозернистую 
свинцовую руду, СЬ шою только разно- 
сп!ю ‚ чшо она ошсвфчивающихЬ м5фешЬ и 
часшинЪ столько нё имфепЪ. 

5) Крулной дреспяной блейгланиив (Са- 
[ета рагиешз таонри ицсат’) блистаюция ‘з6р. 
на имфешЬ боле ‚ нежели крупной кубико- 
вашой блейгланиЪ, на кошорой онЪ н$®сколь- 
ко походишЪ. Что касается дофигуры ча-= 
сшинр онаго ‚ шо по взгляду шочно оной 
опредбБлишь не можно ‚ и частицы его по- 
чити со. вв ЪФмЬ между собою не разд$льны. 

6) М®ллой такой же (Сиена рагИсийз 
эитогфиз иисату) состоишЪ изЪ весьма мБлкихЪ 
зернышекр или дресвяныхЬ часшииЪ , ко- 
ихЬ фигуры точно разсмошрфшь не можно, 
и при шомЬ они почши со веБмЪ не раз- 
ЯБльны. ВР лому походитЪ на изломанное 
блистающее жел$зо. 

7) Крулной тЪфнистой Олейгланцб (Са- 
ета ратНсив таотфиз оНщие пе]реп4еп5) называет- 

‘Ся шфнь отбрасывающая руда, которая 
от поворачивания крупныхЬ ея кубиковЪ и 
ЧасшицЪ` происходишр ‚ шакЬ что оныя 

одна 


р ры 


Виз 
283 


4 о ) 446 (05 
одна другой св5Бшишь препятетвуюшщЪ э 
отр чего он и прошивЬ свБша шеменВ 
являешся ‚ а шолько свБтишЪ шогда , ко* 
гда на-искось держать его сшанешь. 

8) М#лхой тахой же (Сайта райкий 
тори: оЙщие гвренаен) , хошя частицы 
имБешЪ мБльче прошизЬ вышеписаннаго , од- 
нако ошЪ него шфнь бываешЪ › какЪ и ош 
крупнаго блейгланца. 

9) Стальную тпердобть имфчюацей длей= 


гланл4б (Сета 1ехригае среуфвае) называется и. 


стальною рудою ‚ по шому чшо шакЪ кр5- 
покр и швердЪ ‚ какЬ сталь, и шакой же 
ивфшЬ имфешЬ ‚ а находишся по большо 
часши вЪ Фалунф. 
то) Струистой 0чейглаи4б (Сена нае) 
называешся и Шпропф-эрномВ, и состоит 
изЬ продолговатыхф ‚ шолсшыхЪ и блестя” 
шихЬ нишокЪ ; находишся вЬ Залберг$. 


Хошя фигуры малБишихЪ блейгланцовыхр Ч” 


стицф простыми глазами точно `разсмош” 
р5ть не можно , однако сквозь увеличител»” 
ное стекло оказываешся ‚ чшо всякой Как 
кубической шакЪ и струевашой гланцЪ бл 
сшающее и твердое кубическое изображен! 
имфешЪ. , ежели больше и малые ихЬ КУ” 
бики особливымЪ какимЪ нибудь приключ@” 
емЪ порядочной своей фигуры не потеряли » 
что ош сшфснешя часшицЬ произойши №9” 
жешЪ. 
$. 5. 
СЛЕЙШРЕЙФЪ (Рштыии ДИрьине её а’ 


пнига щит , тега утршот Дате паев. р = 
45 


о амы пращи К зла тии д о нии ети ини 


460) 447 (о 
фего`) есть мягкая свинцовая руда», которую 
почши ковашь можно, и при шомЪ шакЬ 
мыловаша ‚› какЪ и всякая свинцовая руда 
чувствуется. ПоходишЪ на самородной сви- 
ненЪ ; однако снаружи по большой части 
желша бываешЪ ‚, будшо бы ошЪ сФры за- 
копшфла. СодержишЪ вЪ себЪ сфру и арсе- 
никЬ , и раздфляешся слфдующимр обра- 
зомЪ. 

1) С.лоелатой блейшие# $5 ( Ритраро [диа- 
ти), изЪ котораго на свёчЪ свинецЪ вы- 
шапливаептся. 

2) Тперлой Флейлипейфб спинцопаго п 
та ( Рштфако Ча › сте Мите) почти на 
свинцовую руду походишЬ ‚ при шомЪ нЪ- 
сколько сшруевашЪ ‚ и находишся вЪ Англ!и. 

ри у Брукманна вЪ письм5 пушешестшв: 


4:2 мЪ. 

3) Блейлипейфб сб черными ллтна.ми 
(Ритьако шея › тасийз тртедептфи;) хотя ивЪ- 
томр желшовашЪ ‚ но имфешр черныя и 
сБрыя пяшна ‚ при шомЪ иыловашф › и на- 
ходишся при Фрейберт5. 


Ежели чистой камень (Ъ (Фрыми или черными 
пяшнами или струями оказываешся , то 
оной зипейфиго.м® , и особливо «Фросшруи- 
стой и пяшнисшой эйзеншиейфиго.мб ‚ а чер- 
ноструистой и пяшнистой блейшиейфиго.м5 
назыгаюшся. Всякой блейшвейфЪ в огнБ 
все похищаешф , весьма мало свинцу содер- 
жишЬ , а иногда со вебыЪ пустой горной 
РодЪ бываешЪ. Генкель на 01 страниц обЪ- 
являет , чшо блейшвейфЬ арсеникомЪ весь. 
иЗобилуещь. $. 6. 


Вид 
284. 


Видр 


285. 
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6. б. 

ОБЛАЯ СВИНЦОВАЯ РУдА или 0Члей- 
аилатё (Рипйит аеео оттегаШиит ,  пинегв 
раыртий аа хё втуеа. Мега ритИ ррафасеа) 
есть весьма шяжелой , бЪлой ‚ сБрой и н$- 
сколько желшовашой рудной родЪ , кошо- 
рой на шпашЪ или на селенишф походишЪ › 
и никакого признаку руды не оказываешьр, 
ВпрошчемЪ шакЪ рухлЪ ‚, чшо свободно но- 
жемр р5жештся › и кр$пкой водки не боит- 
ся. ВЪ огнБ расшрескиваешся на подобе 
шпаша › и разд5ляешся слфдующимЪ об- 
разомЬ : 

т) Шиферопатой блейзилат8` ( Мега рит- 
и рафаса ПИ), которой и свинповымВ 
шиферомЬ называешся ‚ походишЪ на ши- 
ферной шпашЪ. 

2) Баейшлатв ромбилалической фигу® 
ры (ЛИпега Мит У рра!Басеа тропой) по болв= 
шой часши походишЪ на ромбоидалической 
селенишЪ или шпаш. 

3) Вфтпистой блейлилатв (Митега рит- 
И ра фасеа татоа ). 

4) Зернистой длейшлат8 ( Мипега ритИ 
Лрарасеа 1арИШ5 ттийУ), | 

5) Прозрачной блейилатб ( Мета рштИ 
ЛраЁЬасеа реЙисенз) по большой части походит 
на прозрачной. шестисторонной селенит › 
и часшо ив свой перемфняешЪ ‚ а имен” 
но изЬ бБлаго желтым дЪлаешся. 

$. 7. Е 

ЗЕЛЕНАЯ СВИНЦОВАЯ РУдА ‚ зеленой 


(лейшлатё (Ритит арио ттега]иит , т 


неа биаа чё спудаШриа ‚ ти Матега ты" 
1 


9$ о ) 440 (05 


И от@5`)) есшь богатая ‚ птяжелая и рух- 
лая свинцовая руда, которая свойствомЪ 
и изображенемЪ ср бЪлымЬ блейшпатомЬ 
(нум: 4) сходсшвуешЬ ‚.и зеленой или зе- 
ленозашой свой цвфшЪ вЪ маломр огнф ше- 
ряешЬ $ а ежели огонь тшакЪ великЪ и си- 
лень будетЪ ‚ чшо она раскалишся ‚ шо 
снова прежне ивзфшы получишЪ , и нН$фсколь- 
ко ивфмняе иногда дБлаешся. РаздБляет- 
ся на слБдующте сорты : 

1) Тпердал зеленая спинцопаля руда (М!- 
пета фитИ оп Ида) бываешЪ шемнаго или 
свБшлаго зелеваго цвБша, и находится 
при ГопповЪ и Фрейберг$ ; по перегонкБ 
выходишь изр нея масло. 

>) Вътпистая спинцопая руда ( Мтега 
РитИ «Че; татоа). 

3) Темнозеленая ( Мтеа рити чт 
ораса суп Ша) находяшся иногда больши- 
ми ‚, а иногда малыми регулярными шеспи- 
угольными продолговатыми хрусталями и 
друзами. 

4) Прозрачная зеленая спинцопая дру- 
за (Мтега ритй от@з стубааа феЦисен;`) со- 
стоишф также изЪ шестисторонныхЪ про- 
долговаШыхЪЬ хрусталей или друзЪ. Такя 
небольния чисптыя и зеленыя друзы нахо- 
дяшся вр мБлкомЬ кубиковашомЪ блейглан- 
ВЪ вр Гасфорсф. | 

6. 8. 

ГЛАНЦОВАЯ или ПРОМЫВАЛЬНАЯ ру- 
АА (РитИ тега вщетса › Пар треибриег 1т- 
"ихра › хатю сооте. Сета ттегаиа`) есть ша- 
Кая руда или горной Вы родЪ , кошо- 


рой 


Видр 
286. 


%бо ) 450 (© 5% 
рой нечувствишельно сЪ блейнгланцомЪ ( ® 
4, нум: 2) смБшанЬ бываешЪ ‚о шок что 
блейгланна безЪ увеличишельнаго сшеклА 
примбшишь => нем не можно. (С1я руда 
хошя содержашемЪ не богаига ‚ но впром- 
чемЬ шяжела и разнаго цвБша бываешЬ , 
кошорой по большой часши <Ъ ивфтомЪ 
камня или горфнаго рода сходень, и на 
темной свинцовой изфшр склоняешся. Раз- 
личаешся по слЬБдующимЬ ивфтамЬ: | 

') Сфрая лромыпальнал руда ( Сиена 
типега п/а Заре 57/0) бываешЪ свЪшлаго или 
пемносфрато цвБша, и находишся вЬ Извесш- 
ном камнБ вр залбергЪ. 

2) Синяя (Сева ттегаВиа Чарще сое- 
#ШЕеО 

3) Темноцпьтная (Сиеа  ттстаиа 
ре [ихо) добывается при Госларф. Смотри 
у Шлишшера вЪ наставлен!и о плавильномЬ 
илБ на сшраницЪ 234. 

4.) БФлая лесошная руда ( Саепа аиие- 
капа 1ар4е агепасео а!) находятся при Брау- 
бахБ. ВЪЬ сей рудЪ сквозь увеличишельное 


сшекло гланцовыя Частицы усмотрёшв о 


можно, 

р = 5) .4 зб@стопал руда спинцопаго ‘ил®т@ 
(Сёепа типегаШиа аррео ‘союте Деттео походиш 
на грубой азбесшф ‚ и однимЬ свинповымВ 
блистающимь ивЬшомЪь и шягоспйю ошЬ 
онаго разнсшвуешр. ВЪ сей рудЪ нималЪЙ- 
знаго признаку свинцоваго гланна не видно, 
хошя ‘свиненЪ огнем без» примБсу изЪ нея 
выплавливаешся. При пюмЪ между мочекр 
зпрубочки имфешьЬ, 


Кажеш» 


? 


360 ) 48: (95% 
Кажется ‚ что ВЪ сихь рудныхЬ родахЪь блейь 
гланцЪ дБйсшвительно < камяемЬ шакЪ 
, 


смшан® ‚ что его усмотрЬмь не можно 3 
по чему си рбды гландовыми рудами. наз- 
ваны ‚ ВБ шомЬ разсуждеши , будшо бы 
блейгланиЪ в оныхЬ с камнёмЬ минерали- 
зованЪ былфь 
$. © 
СВИНЦОВАЯ ЗЕМЛЯ ( РшижИ ттека рает- 
4 тиегаиа 5 Ротае теИеь пвтьа ‚ 2007 
#1 5] тиререне, — Тегга рита) состоишЬ 
изЗЬ свинцовой ВЪ землю или иной какой 
нибудь земляной родЪ прешворяющейся ру= 
вы которой СЪ блейгланцомЬ сиБшанЪ, 
ываешЬ шяжела, и по большой части 
_ Свинцомр изобилуешЪь, Раздфляешся на слБ- 
зуюцие соршы : и 
‚ Ш) Въфлая ойиицопая земля {Тата рит> 
ата ав) есть бЪлой и СЪ мергелемь смБ- 
Шанной свинейЪ содержащей родЪ ‚ кошорой 
ВЬ кр5пкой водкБ вскипаешЬ, я 
2) Желтая слинцопая земля (Тат 
РитЬана вита), т. 
| 3) Красная отинцовая земля {Тед 
Фитана тшта’) сЪ желЪзною вохрою или ржа- 
вою глиною смфшана» 


НадлежитЪ Знать › Что вЪ свинцовой фуд ни» 
чего инаго ‚ кромф малых трубо блисшаю- 
щЩихр блейгланцовыхЪ зеренф вмБшано на 
бывает ‚ койюрый иногда ‹ сквозь увеличиь 
тельное сшеёкло усмотрьяь МОЖНО, 


Ьз Прим > 


530 ) 452 ( о 5 


ПримБчануя о свиниБ и свинцовыхЬ 
ру дахЪ. 


1) Хошя свинецЪ Бако сЪ другими рудами 
минерализуешся › однако сной 1Ъ себБ со- 
держат. 

1) Черной харандалиб ( Мау4епа ). 

2) Шлаутропая руда ( Мета затей). 

3) Ротзимлагб ( Р/ёобещена гифеиз ). 

ВпрошчемЪ во всфхр оныхЪ родахЬ не чию 
иное содержишся ‚ какф чистой ‚ иногаа 
чувствительно › а иногда нечувсшветельно 
вмЬшанной блейгланцЪ. | 

2`) Свинень состоит ф 1) изЪ земли вЪ сшек- 
ло прешворяющейся › что явсшвуешЪ изЬ 
скорости прешворенйя его вЪ сшекло. 2) ИЗ 
«Брнато элемента ‚ чтшо‘также при обжи- 
таши и во время обращенйя онато вЪ пепел 

смашриваешся › по тому что свиненЪ шо” | 


тда мешаллическую свою нашуру тшеряешЪ , 


котораяоднако паки возобновищься может › 
какЪ скоро свинцовой пепел ‹Ъ нБкоторою 
затарающеюся машерею сплавишся. 3} Из 
ритутнаго элеменша ‚ чшо во время распу7 
шен!я Свинцу вЪ огнБ оказывается изр ето 
тяжести и вредительнаго ‘дыма. Ежели 
роговой свинеШф , происходящей отЪ раситво= 
реннаго вр крЬпкой водкЬ и ош солянаго 
спирта осаженнато свинцу ‚ примфшаеш» 
столько же вБсомф крЬикато солянаго спир” 
та, и чрезЪ 3 или 4 недФли вЪ оное см?” 
шене прильешь довольно уриннаго спирта ,› 
и столько же времени все смфшанное по” 


сшоишф ‚ а пошомЪ оставшееся СЪ равным 
5 коли” 


3) 


360 ) 453 (05% 


количествомЪ. чернаго флюсса и сЪ Венешан= 
скимЪ мыломЪ вЬ сшекляной ренюрш6 пере- 
тонишся ‚ шо дБйсшвишельная ршушь изЪ 
шого выдешь. 

Свинец служитшЪ явнымЪ доказательствомЬ 
о претворени мешалловЪ. НапримЬрЬ еже- 
ли ошф свинца нЬсколько рштушнаго элемен- 
ша убавишь , а вмБешо шого ЕЪ стекло 
претворяющейся землй и загарающ, йся ма“ 
шер!и нЬсколько прибавить ‚ то свинец по 
большой часши вВЪ серебро прешворитшся. О 
такомф опышБ у Генкеля вЪ трактат (4 
аррторте!) читашь можно › и при изслБао- 
вании рошгилденовой руды обЪ ономр упо- 
мянешся. ЧФмЪЬ чаще свинец вЪ пенелЪ пе- 
режитаетися ‚ и паки вЪ свинец обращаеш- 
ся. шфм онф чище сшановишся. Древние 
незрБлымЪ серебром оной именовали $ и 
шакЪ можно ли по сему сказашь ‚ что они 


‚ нелосшаточное искусство > шомЪ дБлЬ 


4) 


имБли? Также вЪ блейгланцб ли серебро на- 
ходишся , или оно во время сплавки вБ 
гланцб изЪ свинцу родишся вЪ одномЪ боль- 
ше ха № другомЪ меньше ‚ вЬ разсуждеши 
постороннихь вмфшанныхЬ каменных ро- 
довФ и минераловЪ ? 

Всякой свинец ‚ кромБ Вилахскаго ‚ кото“ 
рой всрхЬ убоже ‚ серебро содержащимЪ по- 
чишаешся $ ибо Вилахской не изЪ рудЪ, 
какф прошчей свинецф обыкновенно выплав- 
ливаешся ‚ но при обжитани руд выхо- 
дишф ‚ и дфиичьииб  спинцомб (Ритрит 
хирисит) называется ‚ по шому чшо веб 
п машейи › ош кошорыхь свинец’ нечи- 
3 спой 


Родь 


49, 


43°) 454 (о 


сшой бываешЪ ‚ остаются и <Ъ онымЪ не 
смВщиваюшся. Смотри у Шли шера вр. на- 
сшавлен1и о плавильномЪ дБлЬ на страниц в, 
318. 


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ТреТЕЯ. 
„- © словЪ. 4 


$. т. О ОЛОБВ вообще. 
2. О. самородномЪ оловБ. 
3. О. циннграупенахЪ › и ихЪ раздФлениь 
4. О цвиштерь разныхЪ сортовЪ.. 
5. О цинншшейнЬ и его соршахЪ: 
б.--,т. 
ОЛОВО. (5аилит. Тириет. Ритфит аи), | 
т) Ковашь и довольно вытягивашь | 
можно, что явсшвуетр изЪ полуды и шон- 
кихр лисшовЬ ‚ которыми зеркалы подво- 
дяшся ‚ только не сиюль вязко ‚ какВ 
свинецЪ. а) Больше упругосши имфетЪ » 
нежели свинеп? , шолько другихЪ метал- 
ловЪ меньше. 6) Но свиниЪ мягче и тгиб- 
чае ‚ нежели прошче мешаллы , и счи- 
тая ошЪ самаго кр$фикаго желфза вЬ поряд- | 
кр сосшоишФ пятым металломЪ. Сперьна. 
счишаешся желзо, потбиЪ слБдуешЪ м$дь. 
послЪ, серебро ‚ по немЪ золошо , олово и 
напослЪФдокЪр свинецр. с) СвинецЪ вязкоспИю } 
превосходишЪ , пошому что на проволок, 
тшолщиною вЬ дламетрЪ вЪ десятую. часть 
Рейнланскаго дюйма , 49 фуншовЪ сЪ поло- 
виною поднять можно. 9) Само собою не 
«чень, 


Пина о бинынинь-. < 


48 о ) 45$ (05% 

очень звонко, а ср другими металлами 
будучи смБшано больше звонкосши оным 
придаешЬ, и само звонко сшановишся ‚ как 
скоро какой нибудь мешаллЬ или полуме-. 
паллр кЬ оному примБшаешся. По сему 
шЪЬ несправедливо разсуждаюшр ‚ которые 
думаюшЬ ‚ будто шо олово чище ‚ кошо- 
рое звончае $ шолько по правда, чшо оно 
чище , нежели шо олово вр дБлБ ‚, которое 
не сшоль звонко. 

2) БываешЪ обыкновенно бЪФлаго цвБ- 
ша ‚ кошорымЬ кр серебру близко подхо- 
дишЪ. 

3) Олово легче всЪхЪ мешалловЬ : 
свОЙсшвениая шяжесшь Аглинскаго оловь 
747:, а ординарнаго 7320; по чему оное ше- 
ряешЬ вь водЪ иапримЪрЬ седьмую часшь. 
своей шяжестши. | 

4) ВЬ огиБ скоро расплавливаешся , м 
по расшоплени ошчасти дымомЪ уходишЪ,, 
опгчасши же в> сырой пепелЬ згараетЪ ‚ ко- 
шорой вЬ сильномЪ огнф вЬ сшекло. претво-. 
ряешся ‚ и цвБшомЪ на опалЬ похоже сша- 
новишся. Ежели шакой сЪрой пепелЬ. сЬ 
свинцовымь или другимЬ стекломр см5- 
шаешся ‚ то сшекло непрозрачнымЪ зд$- 
лаешся и цвбтомЬ на молоко походить бу 
дешЬ ‚ какь шоже и сЪ жжеными косшьми 
дБлаешся. Олово прежде не раскалитшся ,. 
какр по сильной расплавкБ. Ежели оловян- 
ныя опилки на свБчБ плавлены будут. , 
то пламя посинбешЬ и пришомЪ занахЪ 
подобной сфрному или чесношному во- 
чувсшвуешся. Когда олово сЪ селитрою. 

Ь 4 ПЛАЕ- 


ль дивы ава Са ьь 
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плавлено будеш ‚ шо она вспыхнетшЪ ‚ а 
посредствомЪ зажигательнато сшекла испу- 
щаешр мочковатой дым или цвбты ( 0- 
75), и дБлаешся сперьва мЪФлксй бЁлой ие- 
пелЪ ‚, которой пошомЪЬ вЪ малые хрустали 
или вр малыя хрустальныя нишочки преш- 
воряешся , кошорыхЬ зажигащельнымЬ стек- 
ломЪ расплавишь боле не можно ‚, развБ 
оныя' с саломЬ или угольями смЬшаюшся , 
и шакимЬ образомр паки вр олово прешво- 
ряшся. 

5) Ежели олово чисшо ‚ шо оно ма- 
лымЬ чемЪ на воздухЪ и вр вод перемБ- 
няешся. 

б ) Олово распущаешся т) вЪ купорос- 
номр масл; 2) вЬ соляномЪ спиршф , при 
чемр расшворЪ желшЬ сшановишся $ 3) 
крфикая водка ср великою жесшокоспию и 
кипфн1емр олово разЪЪдаешФ ‚ шолько мало 
вр ней расшворяешся ‚ разв5 когда по малу 
вр оную опускано будешЪ. 4.) Ежели оло- 
вянной пепелЬ сЪ нашатыремЪ смфшавр по- 
шрешь ‚ шо и вЪ крфикомЬ уксусБ оной 
распустится , а кромф сего способа онаго 
растворишь не можно. 5) Оловянной пепел 
шакже и вр соляномр нашашырномЬ спир- 
тБ , сЪ немореною извесшью сосшавлен- 
номЪ ‚ (шрийи 5 аттотая сит сев чша 
растворяешся ‚ и пошбмЪ в хрусшали при- 
веденЪ бышь можешЪ. 6) Ежели олово В 
расплавленную постоянную алкали прилБ“ 
ешь или сЪ оною вмфешБ сплавишь ‚ шо и 
ошЪ алкали онаго н5сколько распусшишся. 

7) Со ршушью сифшиваешся. :) 


ы: вы Би 
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| 8) Ежели олово сЪ другими металла- 
ми, какЬ сЬ золошомЬ ,‚ серебромр и мЗдью, 
сиршана будешЪ ‚ шо. оныя хрупки здЬла- 
ются‘, и можно одним траномЪ олова иф- 
лой маркЪ. другихЪ мешалловЬ вр хрупкость 
привесть. Когда вр расшопленное олово н$- 
сколько желФза прибавишся ‚ шо с1и два ме- 
талла см5шающся ; а ежели вр расплав- 
левное желЬзо олово примфшаешся ‚ то 
желЪзо вмБсшБ сЬ ними маленькими ка- 
шышками разлешишся ‚ кошорые. на подо- 
бе гранашовр растрескаюшся. 
9. 2 

САМОГОДНОЕ ОЛОЗО (5млпит пайиит 
Р5Ьдко находишся ‚ю и какЬ сказываютЪ , 
при МикенбергЪ оное нахаживалось (см: Ма- 
Вей! баре со. 4); шакже вЪ рудник , 
шакр называемомЪ ‚дар Божёй вЬоахимста- 
лЪ вЪ болошЪ (зри вЬ ТолмевомЪ путеше- 
сивф$нномЪ письм$ на сшравииф ботой), и 
на ОспфиндскомЪ остров МалакЪ (рихше- 
ровф кабинешЪ сшр: 75). 

9:3. 

ЦИНГРАУПЕНЫ ‚ христаллизопанная 
олопянная руда (З1аппит }етто её акенсо питега- 
П]аит › пинега стра има „ Деита роуе4иса , Фиегр 
сооте. СтЛаШ  ттеге апт’) состояшЪ изь 
многосшоронныхЪ минеральныхЪ хрусталей, 
и имфешр блисшающую поверьхностть ‚ а по 
большой части тупые углы. ВсхЪ прош- 
чихЬ рудЬ шяжелБ и не очень крфпики бы- 
ваюшЬр. По растирав!и выходит из нихЪ 
порошокр краснаго цвфша: вЬ огнЪ сами со- 
‚бою не расплавливаюшся , но шрескаюшся , 


м и 


ВидЬ 
200, 
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м снаружи ош выБшаннаго вЬ нихЬ арсенич 
ка б5лБюшЬ ‚ ошр кошораго во время жже- 
н:я ихр сильной запахЬ чувствуется. Лаз- 
дфляюшся слфдующимЬр образомЪ: 

т) Бфлыя цинграулены (Ста тиега= 
[е; Лапир аферсенте: ). 

2) Желтые (Ста тете; Дани? аитеае } 
весьма р6Ьдко случаюшся. 

3) Красные (СпйаШ тиегез Пани тии)- 
сепёез). 

4) Темноцпутные (СипаШ ттегех Ван= 
и} стапайсо сооте) цвфшомь на гранаты  по- 
хожи. 

5) Черные (СмДаШ пинегаез Дани? тртае 
оловомЪ весьма изобилуетЪ. 

6) Прозрачные (Сна! ‘пинеге:  Папт 
реЙисенех ). 

ет 

ЦВИТТЕРЪ (.51аинит {ето её атенсо ттега= 
шит > стиега птежшат „ ста тиегайиз Вапт 
пишт ас 1ар4е сотруиа. Митега стПайотит раит) 
бываешЪ разнаго цвфша ‚, и по большой ча-= 
сши красноватЪ или на ржавчину похож › 
на подобе жел$зной руды. Оной состоит? 
изр большихЬ видимыхЬ или малыхЬ неви- 
димыхЬ циннграупеновЬ (93 , нум: 2), КО- 
шорые разнымр каменным родомЪ заглуше“ 
ны и закрыты : имЪешЪ нерегулярную Фи- 
гуру ‚ и хошя не очень крБпокЪ ‚ однако 
нарочито шяжелЪ. ВЪ огнБ и по расшира- 
н!и красной цвБшЬ получаешр ‚, и издаеш 
ошЪ себя арсеникальной запахр. Бываешр 
слБдующихьЬ соршовЪ. 


:} 


о 


молвы а НЫ ла ых и Ди мл инь пращи 
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г) Желтой цпиттерь ( Митега стПаПотит 
Мапи Даие[сенз). 

2) Краснопатой или ржапаго ипута 
(1Ишиега стПаШотит Вапт тита © гирето/). 

3) Тежноцивтной ( Мега сиПаЙотит. Пап» 
и! са). 

4) Черной (Мета снПаЙотит Пати тета). 

5) Разноцитной цпиттерб ( Мтега с 
ЛаЙогит Пани. чатекиа ). 


ВЪ разсуждлени внутренняго сложенйя и состав- 
ленйя бызает цвиштерф ; 1) ружлб (рот0- 
4); 2) струистб (ма); и 3) изб грау- 
леноп8 состоящей (хтапшиа или страз ро- 
[уе4тйв. перета). 


$. =. 

ОЛОВЯНИСТОЙ КАМЕНЬ ‚ инишитейнб 
(51аппит Дегго. её аг[енксо. тлтегайриит › иитега 1ар:- 
ага ‚ Пари; ЛтрИсогриз дтИ.  Гаре;з Папнует) 
есшь оловянная на просшой камень похо- 
жая руда ; которая тяжела ‚, вЬ огнБ цвБ- 
томЪ красна становишся ‚, и арсеникальной 
дымЪ ош себя испущаешЪ. КЪ оной при- 
числяюшся. 

т) Олопянистой зилат (Гараев Папт 
Лет /рафасе!) бываешЪ весьма шяжелЬ , почши 
полупрозраченЪ. и внБшнимЪ своймЪ видомЪ 
на бЪлой шпашр похожЪ. Весьма рЬдко по- 
падлешся, и находится вр Богем!и разсшоя- 
н1емЬ отр города Теплица за полмили. 

и 2) Олопянистой пинисат® (Грез ран 
Я! ет? ктанаНсГ) состоитЪ изЪ- многихЪ сто- 
В0НЬ ‚ и бываешЬ красноватаго цвфша. Ра- 
| сши> 


ВилЬ 
290х. 


чо ) 460 (05% 


стираешся вЪ бЪлой порошок ‚ и бываешЪ 
прозрачен и непрозраченЪ. 


3) Олопяниетой лесохб (51а:  тптега 


атспа ов Фета пима. Агепа рапиеа)) состоишЪ 
изЪ малыхЪЬ вЬ землБ или вЬ песк5 вмБшан- 
ныхр граупеновЬ › и по большой части бы- 
ваешр чернаго цв$ту. Кепит, М№омен. Авис. 
4е те тешИ. Г. И. ф. 19. 


ПримБчануя обЪ оловянныхЪ рудахЬ 


и обЬ олов$. 


1) Хошя олово шакже какЪ и свинецЪ , рВа- 


ко (Ъ другими рудными родами см5шивает“ 
ся или минерализуешся ; однако кромБ вы. 
шеобЪфявленныхЪ оловянныхЬ рудЪ ‚ иногда 
олово содержат вЪ себБ слБдуюнщие соршы х 
а именно : 

г) Шерль ( Согнеиз; фа ии). 

2) Волфрамб (рита ШГ) иногда вмБсшВ 
СЪ желфзомЪ и нЬсколько олова содержиш?, 
Олово состоишФ 1) из 6флой земли ‚ КО® 
порая при обжигани и при обращени В 
стекло оказывается ‚ и обыкновенно алка” 
лической натуры и шакого же соспоян"Я » 
какова галмейная или шиаутровая земля 
бываешр ‚ что явсшвуешф не шокмо изЬ 
такЪ называемой Фи.лософсехой латуни (Гапа 
Рыобрыса) , кошорую Генкель изЬ оло- 
ва и калчадана, а КрамерЬ изЪ олова и М2” 
ди дБлали ‚ НО и изЬ шрудиаго АрИСШыЯ › 
коимЪ олово о ВЪ сшекло претворяется. 2 


ИЗЪ загарающейся и дЬйствитшельно горючей 


мащерм , по шому чшо онь (Ъ селитрою 
пы 


3) 


4) 


980 ) 4бт (05 
пылает и алкализуешся ‚ и ежели олово 
СЪ купороснымЪ маслом перегонишся ‚ шо 
при перегонкЪ ‹Бра окажешся. 3) ИЗЪ ршут- 
наго или арсеникальнато начала › Чшо по 
дыму при распущени олова примбшить мо- 
жно. Когда шонк!я раскованныя полоски изЬ 
Атлинскаго олова на чистую ршуть положе- 
ны будуш>, шо олово здфлаешся тяжелБ , а 
ршутшь легче, 
Хошя Аглинское олово почитается за самое 
лучшее и <Ъ желФзомф не смФшанное ‚ од- 
нако всегда до упошреблен!я вЪ дфло оное 
сЬ шпаутшромЪ мЬшаюшф , а именно : при- 
бавляюшЪ кЪ олову сошую часшь ниМаутра , 
также смЬшиваюшф < шшаутромЬ и ан- 
тимональнымЪ королькомЪ › или СЪ висму- 
томЪ или <Ъ мЬдью ‚ чшо нынБ больше вЪ 
упошреблени. Геофроа (М. М4. Тот. 1. 
р. 282) обЪявляеш> , что изЪ рудЪ выплав- 
ленныя ‚ и пошбмЪ очищенныя оловянныя 
пластины на шри часши раздляютщся , изЪ 
коихр кЪ верьхней часши ‚ которая мягче , 
прибавляющЪ шри часши мди на сто частей 
олова $ на сшолько же частей кКЪ срединБ 
прибавляешся двф части мфди , а к ниж- 
ней части шой же пласшины 18 частей мЪ- 
ди ко сту часшямЪ олова ‚ ош чего Аглин- 
ское олово звонко и чисто становится. В‹Б 
оловянишники свинець кЬ олову примшива- 
юшЬ, о чемЬ в пробщени сей книги 
упоминаешся. 
Смфшене вЪ оловБ узнавашь можно слБдую- 
шимЪ образомЪ : 1) кусашемЪ › ибо ч6мЪ 
олово чище › шЬыЪ оно больше между зу- 
_ бовЪ 


460) 462 (05% 

бов шрещишФ $ 2) Гидростатическими в 
и. сами; 3) лишьемЪ -ВЪ каменныя или вЬ ша- 
ктя формы ‚ вЬ кошорыя пули льюшФ , 0 
чемЪ вЪ истори Королевской Шведской Ака- 
дем1и НаукЪ 1744. году на 225 шой ситрани> 
цБ , изданной господиномЬ брандомЪ усмо= 
три можно, 


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 


о дДРАГОЦЬННЫХЬ МЕТАЛЛАХЪ ‚ и ВО ПЕрь= 
выхь о сЕРЕбрЪ, 


$ т. О драгоиВнныхЪ металлахЪ вообще, 

2. © серебр вообще» 

3; О самородномЪ серебрб и разныхЬ онаго 
сортахЪ. 

4- О гла ф-эрцБ и его сортахЪ, 

5. О роговомЪ серебрБ $ 1) желшомЪ у 2) 
шемноцвБшномЪ $ и 3) зеленомЪ кра- 
сновашомЪ, 

6. О роштилденовой или красной серебряной 
рудБ и ея соршахЪ, 

у. О вейстилденовой ‚ или 6Ълой серебряной 

| рухБ разныхЪ сортовЪ, 

8. О черной серебряной рудЪ $ 1) швердой } 
2) разЪЪденной , из) цЕБшомь на 
смолу похожей, 


2. © ‹Фрой серебряной рудБ › вЬ томБ числЬ 
о фахЪ-эриЪ и ‹Фрой рудБ; | 
16, О перистой рудВ › в шомЪ числЪ черно 
вашой и бБлой. 
11, О серебряной ‘землБ ‘и ея разадБленияхЪ, 
$, 12 


Фо 2 в м — в 5 < 


Сы 


в м Вы ы 5 У ыы ыЫ О мыл мы 
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$, 12, О серебряных натуральных изображен?» 
ях › 1) представляющихЬ колосы ‚ и 
2) крылья мухЪ, 


6. т. 


ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ (МегаЙИа пой 
Йога) суть мягчайние ‚ и как на воздух , 
так вр вод и огнБ постоянн5йния шФла, 
по шому чшо едва какой способЪ сыскать 
можно ‚ коимЪ бы оныя разЬЪдены или вЪ 
другую машемю претворены бышь могли, 
Расплавливаюшся по раскалени , и шолько 
йва шакихЬ металловЬ числомЬ находишся, 
а именио серебро и 30.4070, 

2, 

СЕрЕбро (.Аретит. Гипа) есть шакой 
металл › которой 

1) ПозолотБ больше всЪхЪ прошчихЬ 
металлов вышягиваешся ‚ шакр что изЬ 
Одного грана можно вышянуть проволоку 
длиною вЬ з аршина ‚ ашириною вр2 дюй- 
ма ‚ или чашку здБлашь › вр которую 6 
золошниковь воды входишь можешЪ. а) 
Упругоспию превосходишф свиненЪ ‚ олово 
и золошо ‚ кромБ мБди и желБза. Б) Оно 
же и крБиче, нежелй золото, олово и сви- 
нець ‚ а мягче ‚ нежели мБдь и жел$зо. с) 
Не столь вязко › какЪ золото и жел$зо , 
выключая пропиле мешаллы ., которые ша- 
кой вязкосши не имфюшЪ, На серебряной 
проволок ‚ шолщиною вЬ десятую часть 
Рейвландскаго дюйма 370 фуншозЪ под- 
нять можно. 9) Кромф м5ди звончае 
®ЪХЬ другихЬ металловЬ $ а ежели кЪ се- 


ребру 


родь 
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ребру свинец примбшаешся , шо не звонко 
здБлаешся. 

2) ИиБешф бБлой чистой блисшаю- 
щей ивфшБ. 

3) Свойсшвенная шяжесшь самаго чи- 
стаго серебра расчисляешся слБдующею 
пропоритю ‚ а именно : ежели серебро бу- 
дешр обтой пробы, шо ош т1о9т до 1053$ 
пропоршля возвышаешся ; а когда оно 90 
пробы ‚ шо онля сЪ выше 10340 не бывает. 
'ГакимЪ образомЬ шяжесть серебра вЪф водЪБ 
уменьшается 5 часшью или 15 сЪ® , что учи- 
ниш „т. Кубической фушЪ серебра содер- 
жишЪ вЪ себЪ вБсу 11523 унши ‚ шо есть 
по Росс!Йскому вфсу 20 пудЬ , 23 фунша и 
67 золош: 

4) Прежде, нежели оно раскалишся , 
вр огнБ не раснлавливаешся, и не столь силь- 
наго огня , какЪ. золото ‚, кЬ своей расплав- 
кЬ требуешЪ. ВпротчемЪ вЪ огнф такБ 
постоянно , что чрезЪ ифлой мФфсякЪ боле 
бо шой часши ‚, а по опышамр другихЪ и 
чрез 2 мБсяца вр сильнЪИшемЪ огнЪ боль- 
ше 12 шой часши шяжесши его ве убы- 
ваешр. ПосредсшвомЪ анштимони , арсеника 
или поваренной соли можно серебро созер- 
шенно лептучимЬ здБлашь $ а посредствомЬ 
зажигашельнаго стекла только вр дымЬ ,› 
а не вр сшекло ‚ какЪ прошче мешаллы › 
претворилться можешЪ. Серебро сЪ стекломЪ 
см5шанное и вмфсешЪ <Ъ нимЬ сплавленное 
прилаетЪ оному пурпуровой ивфшЪ : а ко- 
гда серебряная Известь, отф поваренной со- 


ли В крпкой водкБ осаженная ‚ сЬ фриш- 
пою э› 


ыыы р 
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тою, шо есшь СЪ обыкновеннымЪ сшекля- 
нымр составомЪ смЬшаешся‘ и сплавишся , 
то выдешЬ изр шого. см5шеня желшое 
стекло. | 

5) Чисшое серебро ни ошЪф воздуха 
ни ошЪ воды не перемфняется, а ошЪ сЪр- 
наго дыма чернфеть. 

6) Серебро. распущаешся т) в се- 
литряномЬ спиртЪ или вЪ крФвкой водкФ ; 
а ежели в шошЪ расшворЬ чисшой водь 
прильешь › и пошбмЬ н$5сколько ршуши 
положишь ‚ ‘о серебро вЪ сосудЪ окажется 
на подоб1е растущаго дбрева ‚ -кошорое 
„Фанинымё дерепоиф (аог Г шнае) называет 
ся. СпособЪ ‚ какр изЬ сего раствора сереб- 
ряные хрустали (Шиа сотпиа) и адской ка-^ 
мень ( [ар иегнай) дФлаюштся ‚ вр-пробще-- 
ни сей книги описанЪ. 2) Варев1емЬ вм ф- 
сшБ сЪ купоросною кислоспию ‚ или когда. 
оное по расшворенйи вр крфикой -водкЪ ку- 
пороснымЪ маслом осажено будетЪ’, и 
пошбмр осаженная серебряная Известь вЪ 
большемь количесшвЪ купоросваго масла 
растворится. | 

7) Со ршутью удобно сибшиваешся. 

8) Поваренной соли пропивно ‚, по пю- 
му чшо какб скоро поваренная соль вЪ се- 
ребряной расшворр насыплется ‚, шо серебро 
изЬ расшвору в низр опусшипгся. 

9) Серебра шакже., какЪ и золота „- 
свиненЬ осилЬшь не можешь, но. на. ка-. 
пеллЬ осшаешся ; а посредсшвомЬ ‹ ании* 
мои оное вр дымЬ или сокЪ прешвори шь 


МОЖНО. . 
Ъ & 


| | | ЗидЬ 
| 293. ` 


А КЕ ЕиетЕ 
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САМОрОдНОЕ СЕРЕбрО‘ ( Атретит паи- 
иит) бываешЪ обыкновенно чисшо , и ни 
арсеника ни сФры не содержишЬ ‚ а нахо- 
дишся вЬ каменистыхЬ мВстахЪ”, земл и 
пескЪ ‚ между которыми оно очевидно 
вм5шано у Часшо содержишЬ вЪ себЪ нБ- 
сколько золоша ‚› и раздБляешся слБдую- 
цимЬ' образомЪ: 

_ 1) Самородное серефо тперлыми хусха- 
‚ми (Атещит». папиит. о4ит) называется му- 
жичьею рудою (`Заиесл), по шому что оное 
скоро и.легко узнавашь можно. Находяшся 
большими кусками и валунами. 

2) Зернистое самородное серебро (.4тоеи“ 
шт. паниит т стати 5) состоишЪ изЪ малыхЬ 
зернышекЪ или круглыхЪ катпышков$. 

3) Зубиатое са.мородное серефо (.Атвея- 
ит. паниит ветиит) походитр на. зубцы или 
кончики,. и для шого серебряными зубцами 
(Четез идешег) называешся. | 

„4)ВФтпистое самородное серебро („Апрен- 
шт пайиит 4епдто Ме) растешф на подо@бе 
сучьевЪ. и. древесныхЪ вБивей. 

515 ).„Яистопатое са.мородное серебро ( Аг- 
хенит спаниит ртадеаит)  состоитЪ. изр шон- 
кихр или шолсшыхр лисшковЬ и кружеч- 
ковр, ^ ЧЕТ. и СЕНА, 

6) На, половы ложожее серебро («Атешит 
паниитосарЩите) расшешф на подобе шерсши 
или вслосовЬ. о. г. ‚таяи м ЙА л- 

на.) -Серефлныя блестки (Атретит пай- 


шит Лирегреиие). 


Ни= 


480) 467 {( ‹© 56 
Никоторой мешаллЪ ,› ‘в ‘разсуждени малаго 
количества ‘своей руды., ‘в шакомф мно- 
жестпвЬ самороднымЪ не бызаешЬ , вЬ ‘ка- 
ком серебро находится. Оно ‘на кварцЬ , 
шпаш › роговомЪ камиБ , шиферБ , кобал- 
т и на прошчихЪ серебряныхь рудахЪ вы- 
растает. Иногда самородное серебро ка- 
менною коркою или сталакшипюмф покры- 
то бываешр , шакф чшо его не разломавь 

сей корки видбть не можно. 


6, 4. 


ГЛАСЬ-ЭОЦЬ ,.серебфяное ‚ стекло (Аи 
дети. рИрЬиге эитегааит , пипега таЦефИ!. ойтеа › 
сап4еае 1рте Шиа. Мега атвейй юитеа)) есть 
богатая серебряная руда ‚ которая. стекло- 
ваша и видомЪ на сплавленную походишЪ, 
На ней по большой часши хрустальные 
зернышки и волосистое серебро находишся 
нерегулярною фигурою, Ся ‘руда весьма 
тяжела и шакЬ мяхка ‚ чшо на ней ши- 
скашь ‚ шакже р5зашь и ковать оную мож- 
но, На св5чБ шотшчасЬ расплавливается , 
сколь скоро покраснфешЪ, ’СодержишЪ вЪ 
себБ сБру и боле шрехЬ чешвершей сереб- 
ра. РаздБляешся на слЬдующйе сорты : 

т). Бъулой гласб-эриб ( Мега атрепй хи- 
га афа) весьма р5дко находишся [см, рих- 
итеровЪ. кабинешЪ стр: 35 ]. 

2) Глас -эриб спиниопаго 11п%та (М: 
пета атренй оитеа сооте Митрео’) бываетЪф сФраго 
и черноватаго ивфша ‚ и. очно ивфшомЪ 
ма гланиЪ походить, 


Ъ: 3) 


ВидЬ 
2.94 


59бо ) 468 ( ©5 
3) Темноцитной ( Штега арен! чиИтев 
Мда) есть шакая руда ‚ которая вр шомЬ 
мфешЪ , гдБ она надрбзана будешЪ ‚, позе- 
ленфешь (Вуйст. М. М. Тот. [. р. 163.). 

4) Зеленой ( Мега атрени от). 

5.) АКелтой ( Мега атвеий оитеа Паиерреиу). 

б) ШестФугольные лриз.матическйе гласб- 
эриопые ‚ррустали (Мега атвейй ‘оптеа спраШ$ 
фитайс Бехаё тел ). 

7) Ось.жисторонные худичесже гласб- эр= 
цопые „трустали (Мега атбепй хитва спПаШ 
остоё4тс $ пе щатвиз ) фигурою своею на квасцо- 
вые хрустали походяшЪ. 

$) Ртпистой (Мтега акепй хитеа 5ег- 
пипви;. Мега абепй хйтеа Чепаго4ез) растетшЪ 
на подобе нишокЪ или вфшвей. 

9) Зернистой (Мшеа бет читеа т 
хтапши ). 

то) С.лоепелтой (Мега атрейй читеа 4а- 
тео)а) иногда на сБшку походишЪ › по че»: 
му и называешся сфточно»ю рулотю (тенсшитиь ). 

тг) Гласё-эриопыя блестки (Мега ат 
дени юитеа иреграай: ). 

12) Хрулхой гласб- эр (Мега атрейй 
хитеа рчай) походит на выплавленной 
сокЬ, и для ШОоГО сочною рудою или с01- 
ны.мб гласб- эрцо-ив ( допагит гта) называеш- 
ся и мягка бываешь. 

ГласЪ-эрцЪ обыкновенно ивршомЪ сиБшлБе, не- 

жели купферЪ-гласФ ‚, при томЪ пловучфе , 

и кЪ ковкЪ способные ‚ по чему ошЪ куп-. 

ферЪ-гласа’ легко ошличишь его можно. 

ЧЪмЪ гласЪ-эрцЪ хрупчее › шфмЪ меньше 
серебра вЪ себЪ содержишЪ, 

$. 5. 


бо ) 469 (05 


ми 

РОГОВОЕ СЕРЕбФО (Атешит [ДАрите её ВидЪ 
а"/[еи!со этнегаМании ‚ питега риса , еппрейшада , 14- 295. 
тейо[а › согиеа › ене сандёае Пциа Е. Миста атвеп- 
Й согнеа. Атетит тиЧе сотиеит)) есть полупроз- 
рачная серебряная руда ‚ содержав!емр бо- 
гаша , шемнаго или желшаго ицвЬта. По- 
ходи на полупрозрачной выдБланной 
рогЪ или на калифонь ( СоорБошит) ‚, и нере- 
гулярную фигуру имфешЪ. Внутри слоева- 
шо , хрупко и не очень шяжело: на свЪчБ 
распущаешся ср сФрнымЪ запахомЪ. Во время 
жжен!я испущаешЪ синее сфрное пламя ‚ а 
вЬ сильномЬ огнф улешаешЪ. (Сей соршЪ 
содержишЪ вр себЪ много сФры › нБсколько 
арсеника и дзБ шреши серебра. Разд5- 
ляешся слБдующимЬр образомЪ: 

т) Ятелтое рогопое серефо (Иштета атвепи 
сотпеа Паиа). 5. 

2) Темноцп®тное (Мета атбепй согпеа 
ма) на смолу или на шемнонв5шной по- 
лупрозрачной рогр походитЪ. 

3) Зеленое и храснопатое (Мега ат- 
рен сотива сороте т ей ригригео) привозишся 
изр Богеми , и родится вЪ ТоганЪ- ГеортЪ- 
Шшаши 5. Смошри у Водварда вЬ шомБ 
2мЬ ‚ на сшраницЪ 11 и 33. 


КраАСНАЯ СЕПОЕбОЯНАЯ РУДА или рот» ВидЬ 
гилденб (Атенит атрйсо, фаисо ЛАффите её рлто 296 
тинега щит , пипега пита, ве автНонет Пдиа И. 
Мега арен! тшта. Мтега Дотепотит тирта. Атрен- 
шт тие ттит) высокато, а иногда блБднаго 
краснаго цвфша, непрозрачная и прозрачная , 

3 шакже 


бо ) 470 (05% 


также регулярной и нерегулярной фигуры 
бывает. На св5чЪ шакЪ какь шиферной 
шпашфр растрескиваешся ‚ и до раскален!я 
расплавливается; вЬ огнБ дымЪ испущаешЬ 
и арсеникомЪ пахнешЪ; ошЪ селитры вспы- 
хиваешр ‚ и много арсеника, шакже нБ- 
сколько сфры и желЪза ‚ а серебра шолько 
дв шреши в себБ содержишЪ. Находит- 
ся по большой части между другими ру- 
дами шочками и кусками ‚ и раздФляешся 
на слБдуюш1е соршы: 

1) Прозрачная храсная или ротгильде- 
нопая руда (Мтега аткени тщта рейисва) бы- 
ваешФ почши рубиноваго цвфша. 

2) Тпердая темиокрасная ротгильдено- 
пая руда (Мтега атрепй тибта офаса) бываетЬ 
шемвокраснаго ивфша ‚, не прозрачна ‚ и на 
киноварь походитЬ, с шою разноспию, что 
она легче, и при шомЪ сшекловата кажешся. 

3) Тлердая синепатая ( Мега сре 
эшута соеерсе) непрозрачна и красносинимЬ 
своимр ивфшомЬ почти на лазурь походитВ. 

4) Тперлая чернопатая ( Мтега @вейи 
уита пстерен;) также не прозрачна и чернв- 
ваша <Ъ красными крапинами. 

5) Кристаллизопанная (Мега атрепи тиб 
та спПаШ]иа феПисеп;) имфетЪ прозрачные хру- 
сшали и призматическую фигуру ‚ © 1оти 
и 12щи сшоронахЪ или и болфе, и Ра- 
сшешЪ какЪ друзы. 

6) Ротгильденопыя Флестхжи (Мета 47- 
рен тшта рирерсий). | 

я) Ротги.льленопой 1п%тб (Мега агбен- 


я тита Мет’) отличаешся ошЬ прошчихЬ 
соритовВ 


чо ) 471 (056 
сортов однимЬ цвБшомЪ и звашемЬ, а 
впрошчемЪ ничего не содержишф$. . 

8) На лечень ложожая серефяная руда 
_  (Ммега акепн тщта Гщба`) весьма мало серебра 
|  ВЪ себБ содержишЪ. 


С1я руда не по шому роштильденомЪ именова- 
‘на › будшо бы она золошо ‘содержала ‚, хо- 
шя си дБйсшвительно оное вЬ ‘ней `находиш- 
ся, но для краснаго цвБша и богашаго сво“ 
его содержания. рРасшетф вЪ разныхЬ камен- 
ныхЪр родахр, а именно: вЪ кварцб, шпаш® , 
хрусталяхЪ › роговыхЬ камнях и в прош- 
чихр рудныхЬ родахЬ. ЧЬмЬ она чище и 
прозрачнБе ‚ иБмЪ меньше серебра вЪ себЪ 
содержитЪ. При ренгспургЬ находишся рош= 
хилаеновая золошо содержащая руда. 


$, 3% 


кал руда (Атщетит ]щ4ЬЬите ‚ раисо агретсо ей сир- 29. 
го пипегай}аит › питта инсаше аа ‹Матега. атрепи 
арфа. Митега  Лотепогит аа. Атостит тиде афит ) 
есть св5шлосфрая или бБловатая серебря- 
ная руда, кошорая‘ сложен1емЬ шверда и 
блесшяща ‚ ‘а сы5шаннымЬ изфшомь пред- 
спавляешЬ 6Блую рыбную чешую. ИмфешЪ 
нерегулярную фигуру › при шомЪ нарочито 
шяжела и хрупка ‚, И походитЪ' на чистой 
и св5шлой крупной дресвяной блейгланиЪ , 
<Ь тою‘ разноспИю , что кончики сей ру- 
ды остряе, и ножемЬ рБзалпь ея не можно. 
СодержишЬ ВЬ себБ сБру , арсеникЪ и нБ- 
м Ъ зе сколько 


бЪлАЯ СЕРЕбРЯНАЯ млм пейсгилдено- Вид» 


Рид Р 
2983. 


460) 472 (05% 


сколько мфди ‚ а серебра одну треть и бо- 
лЪе. Сорты оной суть слВдуюпние: 

т) Бълая пейсгилденопая руда (Мега 
атрейй афа). 

2) Вейсгилденопая рула сепиниопаго 111%5- 
та (Мега атвевй аа › сооге ритфео). 

3) Синепатая (Мтега атрепи аФа сооте 
сред) походитЪ на каленую сталь, и на- 
зывается стальною ру доз. Растирается вр 
бЪлой порошокф. 

4) На друзы лохожая пейсгил денопа.я 
руда (Мтега атрепи афа 4тий-уюогии?). 


ПримВч. 1) Ся сложенемЪ своймЪ либо шверда 
(50144) ‚ либо полосаша или сшруиста 
(Зла) ‚ либо наконецЬ на друзы похожа 
(Фуидртть). 

ПримЪч. 2) Вейсгилденовая руда нБсколько шем= 
нфе, нежели кобалшЪ и миспикель, а свфи- 
ле и болБе на серебряной ивбшф  похо- 
дишф , нежели бБлая руда › фалЪ-эриЪ м 
и фаловая мБдная руда › и ошличаешся оная 
руда ошЪ вышеписанныхЪ по цвБшу ‚ кото- 
рой свбшляе , также по малому содержанию 
мБди , и по шому чшо вЬ вейсгилденовыхВ 
рудахЪ желФза ничего не содержишся. 


6. 8 


ЧЕРНАЯ или ма сажу ложожая серефя- 
мая руда ( Атешит рифьите › атетео › сирто её 
ето ттегаЩиит , пиега тета се Гийетеа. — Мие- 
га атрей! пщта. Атетит тийе тртит. Са прта 
игре! рагисеру. НеБепйтеи.) ивфтомф шемна и 
почши на сажу похожа ; при шомЬ шяже- 
ла 


46 о) 473 (05% 

ла и мягка. НЪкошорые почишают> оную 
за темную и черноватую  вейсгилденовую 
руду или за шакой родЪ чернаго камня, 
вЪ которомЪ вейсгилденовой или ‚фошгилде- 
новой руд зернышки очевидно вмЪЬшанны 
бываюшЪ. Находишся по большой часши 
вЪ шпашб , квариБ и вЪ черном роговомЪ 
камнф. СодержишЪ вр себЪ мФдь и жел$зо, 
а иногда свинепр , наипаче ша ‚ кошорая 
черна шакф ‚ какЪ смола, а серебра про- 
ши шого не болфе чешвершой часши. 
Разд5ляешся слБдующимЬ образомЪ : 

1) Тпердая черная руда ( Мтега ахепи 
твта од). 

‚ _2) Ноздрепатая черная руда ( Мтета аг- 
5ет тута ропки]а) находишся при ФрейбергЪ 
и содержишЪ вЪ себЪ зо проценшовЬ серебра 
(Уюаю. Ан. Т. И. рав. пл. #Ё 39). 

3) Черная ма смолу лохожая руда (М!- 
пега атрени твта рееа) находишся при {одхимс- 
шишалф. 

б. о. 

СЪрая СЕрЕбряндя руда (Атщешит 
аг[еисо › сирто её ретто ттегаиит › атиега вт[еа. 
Мега акепН ст]еа. Атетит тие стеге 6010715) 
есть швердая и шяжелая серебряная руда, , 
которая вейсгилденовой руды шемняе “ 
пвБшомЬ зеленовата › рухла и мягка. Со- 
держишф иногда отЪ 2хЪ до зхЬ марковЬ 
серебра обще сЪ мБдью и желБзомЪ. КЬ 
оной причисляюшся 

т) Блеклая серебряная руда или фа.лб- 
$риё (М!мега атрепи вт са Втиперсету) по разсу- 
жденю нБкошорыхЬ сосшоишЪ изЪ сБраго 

5 камен- 


ВидЬ 
299. 


ВидЬ 
ос. 


Вихр 
Зот, 


чб о ) 474 (55% 


каменнаго рода, или можеш бышь’ изЬ 
фалкупфергласса › вЬ которомЪ вейсгилдено- 
вая руда вимБшана. ИмешЬ шемной или 
сФрой шемной цвфшЪ ©р бБлыми вейсгилде- 
новыми блесшками, и по большой часши сЬ 
желшою или зеленою мБдною рудою смБшана. 

2) (Фрая серефрянал руда ( Мштега атвеп- 
й ста сттеГеа)) бываешЪ обыкновенно чисша- 
го сБраго цвБша ‚ и при шомЪ иногда рух- 
ловата , а иногда н5сколько кофиче , шоль- 
ко ее такЬ ‚ какр блейгланир ‚, ножемЪ 


_скоблить и р5зашь можно. МожешЪ быть , 


что и она изЬ вейсгилденовой руды и нф- 
сколькихр свёшлыхЪ камней или рудЬ со- 
сшавлена. 


9. то. 
ПЕРИСТАЯ или лучистая руда (Атвея- 
шт ЛАфЬиге › аретсо её апнтоща ттега]иит о, т 
нета’ рита 3 тайиа. Мтега атвепй ритоа) 
бываешЬ бБлаго или чернаго ивЬта ‚ и по- 
ходишЬ на аншимональную руду. Впрош- 


чемЪ мочковата на подобле шерсши или пе-_ 


ристыхЬ квасцовЪ. ЛРаздфляешся на два 
сорша › а именно : , 

1) Чернопатая леристая руда (Мега 
арен фито] тета) весьма мягка и рухля. 
Находишся при ФрейбергЬ  (ооал». 1. с. 1% 
417Р. ПП. р. 35. О, 
2) Б$лонатая ( Минета атрепи ритода аа ). 

гут 6. 1% | а 

‘СЕРЕбрянАЯ‘ ЗЕМЛЯ (Ащешит аш ри- 
гит аи ттегаиит , Пар о@ леггае лттмит 
тпега оо’ ‘зе виаа: Мтеа атвет’ тоШог) 


сосшоишЬ изЪ мягкой , рухлой и рассыпной 


млгг К г. 4251. . руды *» 


+430.) 475 (0.56 


руд, которая чистое серебро или н$- 
сколько изр вышеписанныхЬ серебряныхЪ 
рудЪ содержишЪ. БываешЪ разнаго ивфта ,› 
смотря по шому ‚ какой вмфшанные руд- 
ные роды цвБшЬ имфюшЪ. РаздЪляешся 
на слБдующие сорты : 

1) Серебряная цп$томб на гусиной ка-лб 
лохожая земля (Мтега атрепй тоШог Чар4еа › 
Легсогк аи ттГ) по описавтю н$Фсколько швер- 
да и кр5ика , желтаго и зеленаго ивфша, у 
°шакф как гусиной кёлЪ , иногда и красно- 
ваша бываешЪ. Зелеюй ея цвбшЬ сосшо- 
ишр изЪ мфлкихЬ пслупрозрачныхЬ шпа- 
товыхЬ частииф ‚ которые сушь не чшо 
иное › Какр бБлыя ипашовыя зернышки , 
между коими самородное серебро острыми 
кончиками или шочками или волосами на- 
ходишся. Такая руда добывается вр Конг- 
сбергф вЪ Норвег!и. О. ТИа5. Чего ради вс 
гусинокальныя руды № самородному сереб- 
ру причисляюшся. 


ГебейштрейшЪ вЪ рихперовомЪ кабинешЪ обЪ- 
являешФ › чшо гусиюкальная руда «Ъ рото- 
вымЪ камнемЪ ‚, шпапомЪ ‚ глиною , вохрою 
и проч. находишся. 


2) Серефо содерлицая пожра (Мтега 
аттенН тоШог „ етгеа › соот Ваиерсениз ое осфуеасеае 
за игае) состоишф изЬ оазЪФденной гусино- 
кальной серебряной руд, или изЪ чистаго 
серебра ‚ сЬ вохрою см?шаннаго ‚ или ошЬ 
подземной шеплошы наружи пожелиБв- 
шато. Бываешр сажыго или желшаго 
увфта. 

3) 


930) 476 (05% 

3) Жирная сереряная руда ( Мета 
атенн тоШог, шоДа › оВсита › ртви) чувствует- 
ся ‚ какр серебряное ш5сето или масло ‚ и 
почищаютр оную за незрфлое серебро и за 
несовершенную руду ‚ которая еще созр$- 
ваетЬ ‚, и по шому ее незрфлымЪ серебря- 
нымЬ иломЬ называют. 


О шакомЪ 6бФломЪ серерБ можно читать у ма- 
тпезя  Эаера. АП. и сон. Муй. Вгаин 
т атоепиаг. и. р. ст и проч. 


4) Серефряной зурб или ллопучая сереб- 
ряная руда (Мтега авепи Пш4а, вера хе афа) 
сосшоишЬ из пловучей и на воздух за- 
швердфвшеёй машерибФлосфраго или шемнаго 
цивфша , и содержипЬ чисшое серебро ‚, или 
по меньшой м5рБ ‚ какЪ нфкоторые дума- 
юшр ‚ мешаллической серебряной чадЪ, изЬ 
котораго серебро юдишся. Смошри обЪ 
ономЪ вр Гидролог!и 

5) Серефо содржалцей „мергель (Мега 
агоенй тоШог › такасеа, афа`)) ивЪтомЪ бФла и 
содержишЬ чисшое серебро кусками или 
блестками ‚ или и разЪБденной серебря- 
ной руды состоишЪ 

_ 6) Серефо содержалцая алина ( ПИшета 
атуети тоШог , атрШаеа) есшь синяя горная 
глина , которая с.мородное серебро» вЪ. ку- 
скахЪ, вр блесшках», или иною какою ни- 
будь фигурою содеркишЪ. 


ВЪ 1726 мЪ году ВЪ Зордмаркской ям вЪ тоне 


кой горной глинБ нашлось довольное число 
само- 


ч%бо ) 477 (05% 


самороднато серебра. ‘Смотри у Шведенбурга, 
о хелЬзЬ на страницб 67 и соБа. и в 
Уп‹альскихЪ ученыхЪ сочиненияхр. Также 
нашлось вФ Осшмундской горБ вЪ синей гли-. 
нБ самородное серебро на подобйе перепонки. 
Смошри вЪ исшори Королевской Шведской 
Авадеми НаукЪ Го. [. р. 203. 


6; 12. 


СЕРЕбряныя НАТурАЛЬНЫЯ ИЗОбрА- ВидЬ 
ЖЕНИЯ (Мегае атвепн рвигиае)) состояшЪ изЬ 302. 
серебряной руды ‚ кошорая нЬкотшорыя 
ошыфнныя фигуры представляешф. ВЪ чи- 
слБ оных почишаюшся. 

т) Серебряные холосы (Мега атбепи фри- 
71а ]рсат ув[етеиу. Эрсае гитепи теаЦаге$) похо- 
дяшф на колосы; и находяшся при Франкен- 
бергЪ в ГессенЪ ‚ и содержишф нентнерЬь 
5© марковЪ серебра. Ио/ии Ни. М. Набдае 
1. Р. [1.2 35: 

2) На Мушьи крылья лохожая серая 
глина (Мста атенй рига акШасеа › атраа 
аафа тергаереаи:) есть сБрая серебро содержа- 
цая глина ‚ кошорая лешуч!я насБкомыя 
мухЬ или мушьи крылья представляешь , 

и находишся шакже при ФранкенбергЪ. 


ПримБчантя о серебрЬ и о серебряных ру- 
дахЬ. 


1) СверьхЪ вышеписанныхЪ находится еше се- 
ребро вЪ слЪдующихЪ рудахЪ ‚а именно: 
1) В$ хулфернихел® ( Мега арта 
тифта ). 
2) 


и. 


3). 


‘ное’ серебро содержишся ‚’молопиемЪ и помо“ 


$8 о ) 478 (05 

'2) `В5 ‘кобалтопой ‘руд (Мета в!’). 
ВЪ ‘оныхЪ ‘часшо серебряныя ‘руды находятся , 
а иногда ‘и чибшое самородное серебре , по 
чему нБ5кошорые ‘ихЬ ‘кЪЬ обыкновегнымЬ 
серебрянымЪ рудамЪ причисляюшЪ. 

3) 85 смен ( Р/идоршена). 

4) В8 красной блендф (Р/еиддещепа тифепу) 
содержится обще сЪ рудою и серебро , како- 
во при ЗалбертБ находяшЪ. 
`` 5) 86 бфлой ифдной руд (ЛМитеге сир 
фа), о кошорой смотри выше при мБд- 


‘ныхЬ рудахЪ вЪ главБ 51. 9. то мЪ. 


6) В5 слейгланиь (Сана) ‚ которой 
обыкновенно за серебряную руду почишаеп!- 
ся. Не всегда можно вБришь ‚ чшобф ВР 


`блейгланиБ ‘шБмЪ меньше серебра содержа- 
‘лось ‚ ‘чБмЪ оной круйн$е кубики имфешЪ. 


_ 7) В5 гланцовой`рудф (Сена тиеа- 
п/а), 1 

Та руда которая серебро и свинец по по= 
ламЪ содержит, (лёгочинною ру дою (Зеотий 
1} ) называется, 

ИЗЪ оныхЬ рудЪ , ‘ежёли вр’ них самород” 


нию ритутши оное ‘достать можно. На перу- 
втанскихЬ”и МексиканскихЪьрудныхЪ “заводах 
Руду обжигают ‚ толкушЪ и снова обжи* 
тающЪ. ‘Ежели’ БЪ ней’ есшъ (фра ‚ или она 
аншимон{!альна ‚ ‘о прибавляют? желЪзо } 


а ежели она желБзисша ‚ прибавляющЪ сБру 


и аншимониюо , пошбмр ее со ртутью мБ 
лютЪ. ^ Серебро’ обыкновенно изЬ. рудЬ д0- 
Сшается полченмемЪ , обжиганемр ‚ смыва- 
вшемЬ и сплавкою ‚ и ежели #> руёБ им 


-.-< 
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не содержишся, то онаго прибавить должно, 
и такимЪ образомЪ сперьва выходишЪ серебро 
содержащей свинец , а по очищен!и онаго 
на шрейбгертЪ бликЪ-зильберь ‚ которой 
малымЪ чБмЪ выше оо шой пробы $ нако- 
нець по очищени сего ‘бликЪ-зильбера на 
тнЬздахЬ  браншЪ-зильберЪр. Однако оной 
брантЪ-зильберЪ еще несовершенно чист», 
что синей его цвбшЪ доказываешЪ. Когда ша- 
кое серебро ‘’уриннымЪ спиршомЪ растшворишь » 
по растворф посинфешЪ, а ошЪ крБпкой водки 
позеленфенЪ, ибо свинец иикогла всей мВди 
ош серебра отдфлишь не можеш. Хошя 
совершенно чистое серебро достать трудно у 
однако имБть можно ‚ ежели его три или 
чептыре раза <Ъ двумя долями ‹елитшры и 
одною долею буры переплавишь ‚ или когда 
роговое серебро (которое вЪ приобщен{и сей 
книги опишетшся) снова вЪ серебро приве- 
дешь $ только послЪ того онаго серебра со 
свинцомЪ плавишь не должно, ошЪф чего оно 
паки мВдисто здБлается: шакже когда се- 
ребро СЪ «Брою обжигать ‚ и пошбмЪ алка- 
лическою солью снова вЪ серебро приводить , 
раскавывать ‚ обжигаль и вЬ серебро приво- 


‘дишь › или когда его вмстшо алкалической 


соли желБзомЪ вЪ серебро приводить сша- 
нешь ‚ какЪ ГомбергЪ научаеть. (Смотри 
тет. 4 А. В; [. 17ои. р. 43). : 
Серебреники отбБливаютЪ серебряную рабо- 
ту поваренною солью и виннымЪ камнемЪ. 
Оныя соли + водБ распустить , и вЪ 
ономЪ расшворБ серебро варить должно $ ибо 
кислосшь виннаго Камня от поваренной со- 
ли 


5) 
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ли здБлаешся осшрбе ‚, и по поверьхносши 
растворитЪ имфющуюся мРдь, 

Серебро состоишф т) изЪ 6Бловашой швер- 
дой землй ‚ кошорая при осадкБ и обжига- 
{и оказываешся $ 2) изЪ загараемаго эле- 
менша , и оныя два элемента болФе вЪ се- 
ребрЬ ‚ нежели вЪ золошБ находятся $; 3) 
изЬ ршушнато элеменша › ибо ежели ‹Ъ ро- 
товымЪ серебромЬ так поступашь , какЪ о 
роговомЪ свинцБ обЪявлено [см. прим. 2.]› 
шо ршушь получишь можно ; или надле- 
жишЬФ взяшь роговое серебро и уринную ле- 
зпучую соль ‚ и довольно смБшавЬ оныя «РВ 
яишнымр бБлкомЪ и передвоеннымЪ вин- 
нымЪ спиртомф, дашь шри недБли вЬ шеп- 
ломЪ мЬсшф постоять › пошбмЪ СЪ чернымЪ 
флюссомЬ см5шашь и перегнать ‚ шо шак- 
же ртуть выдешЪ. 


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 


О ЗОЛлОТЪЗ. 


$. 1. О золошБ вообще. 


2. О самородномЪ золошб вЪ разных камен- 

` ныхЬ и рудных родахЬ содержащем- 

ся ‚, В шомЪ числ 1) о камнахЪ СЪ 

самороднымЪ золотомЪ ‚ и 2) о ру- 
дахЪ СЪ самороднымЪ золотпомЪ. 

3. О самородномЪ золошФ вЪ разныхЪ зем- 

ляныхЪ и песошныхЪ ролдахЬ СЪ при- 
надлежащими к шому соршами. 


$. г. 


ч4бо ) 481 (05 
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Золото (.Аигит. 507) имфетЪ слБ5лдую- 
шуя свойства : 

1) ВЬ числЪ О послБанимЪ 
почитается › а вЪ минеральномЪ родЪ перь- 
вым. Оно мягче всфхр металлов ‚ такЬ 
чо изЬ одного грана можно вышявуть 
проволоку длиною вЬ 5со аршинр, и б тью 
золошниками можно пашню или шахую 
плоскосшь покрышь ‚, на которой десять 
четвершей хлЪба посфяшь ‚, а однимЬ чер- 
вонцомф Фздока сЪ лошадью и сЪ мунди- 
ромЪ позолошишь можно. Ио исчислентю 
можешр кусок золоша вр 65'50о разовЬ 
прошивЬ прежней своей величины расшя- 
нуться. Само собою а) упругосши не 
имБбетфр , однако болфе ‚ нежели олово и 
свинепЪ ; а ежели сЬ золотомЪ серебро или 
мЪдь сиБшающся ‚ шо упругости вЪ немЬ 
прибудетЪ. Ь) Оно же не весьма крфико , 
и мягче , нежели серебро ‚ мБдь и желБзо , 
а крёиче ‚, нежели свинец и олово: вяз- 
костью и соединенмемЬ своихЪ часшинЪ 
(софбаеЛоне ратнит) превосходишф всЪ прошчуе 
металлы. с) На проволокб ‚ шолщиною вЪ 
десятую часть Пейнландскаго дюйма 500 
фунтов безЪ разорвашя здержашь можно. 
Ч) Никакой звонкосши не имфешЬ ‚ во 
упругость и звоиЪ значат › чшо золошо 
нечистто. 

2) БываетЪ желшато иногда блЪдна- 
го, а иногда высокаго цвбта. Американ- 
ское золошо блфдно ‚, а Малакасское ‚, ко- 
шорое на осшров5 МадагаскарЬ находишся 

по 


родЪ 
51 
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ио описан!ю весьма блФдно ‚ и шакЪ скорб 
какЬ свинешф расплавливаешся. АлбинЬ 
(М/С. Вофет. Г. 1. сар. 14.) обЪявляешЪ , 
что вЪ Богеми недалеко ошЪ гброда Пра- 
ги бБлое золото нахаживалось. ВФрояшно, 
что стя блБдность и бЪФлизна не ошЪ дру- 
гаго чего ‚ как ошЪ какого нибудь смБше- 
ня происходит ‚ шолько сего заподлинно 
ушвердишь не можно. 

3) Золото всфхЬ прошчихЪ ‘шЪлЬ 
шяжелБ , и в ршуши шонешЪ. Свойсшвен- 
ная его шяжесть › ежели оно чисшо ‚ с0- 
стоишр вЬ 10640 , гинейное вЪ 18888 , луи- 
дорское 18166 ‚ червонное вЬ 18261. Та- 
кимЬ образомЬ шеряешЪ оно вЪ водЪ ош 
своей шяжесши 3%, 35, Или 3: часшь. Ку- 
бической фушЪ золота имфешЪ вЪсу 21220 
унценовЬ ‚ что учинишЪ по РоссЙскому 
вБсу 37 п. 35 Ф. 68$ з. | 

) ВЬ огнБ малымЬ чБмЬ скоряе ‚ не 
жели мБдь по раскалени расплавливается. 
По распущен и имфешЪ золошо зеленой или 
селадоновой ивфш. Боле всБхЬ прош- 
чихр мешалловЬь вЬ огнБ разгарячиваешся з 
и шакЪ вЬ немЪ постоянно, чшо ошЬ полр- 
унши чрезЬ два мфсяца в жесшочайшемЬ 
жару ничего не убыло. Однако вр лешуч- 
ность его приводишь и через гелмЪ пере- 
гнать иожно: шакже чрезр искуссшво раз= 
ными способами оное сожигашь можно ‚ 0 
хошорыхр вЬ ХимическихЪ описан!яхЪ про- 
странно явсшвуешЪ. ПосредствомЪ зажи- 
гательнаго ‘сшекла оное скоро расплавли- 
ваешся ; весьма дымишся , а сожженое на- 

послЬдокв 
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послФаокЪ вЪ сшекло прешворяешся. ’ГакЪ 
называемая золотая изиесть ‚ которая изЬ 
золошой крБикой водки осажена , расплав- 
ливаешся вБ сшекло фолешоваго цвфша. 
Гомбергь обЪявляешЪ ‚ будшо онЪ посред- 
сшвомЬ зажигатмельнаго сшекля столько зо- 
лоша зжегр ‚, чшо шолько десяшая часшь 
осталась $ а друше ‚ наипаче КолониЬ вЬ 
истори Натуральной вЪ шомБ омЪ на спгра- 
ницб 366 осправедливосши оных во Фран- 
Ши учиненныхЬ опытовЪ сомнфваюшся. 

5) Золошо ни ВБ водЪ ни на воздух 
не перемБняешся ‚, и для того мерулиимьиб 
именуется. ОтЪ пара ‚ изЪ золотой кр$п- 
кой водки исходящаго , золошо н$сколько 
пЗниситымр дБлаешся › или лучше сказашь 
РжавымЬ ‚ кошорая ржавчина 470 назы- 
ваешся. 

6) ВЪ соляномЪ и в селишреномЪ 
спиршахЬ не расшворяешся ‚ но надлежитЬ 
для шого оба см спирша вмфсеш$ слить, 
отр кошораго соединен!я золошая кр$фпкая 
водка происходишЪ. Золошо из золотой 
водки осаженное или шакЬ называемая зо- 
лошая Извесить, растворяется как бы какое 
масло › шакже и в купоросномЪ маслЪ до 
двухЬ часшей оной золошой извести распу- 
Щаешся ‚ ошЪ чего оная лешучею дЪлаен- 
ся Удизишельно › что золошо изЬ ега 
расшвору нашуральною и дБланною нефшью, 
винным и можжезеловымЬ и лавендале- 
вымЬ масломр вышягаешся. Золошо шакже 
Во самомЪ крфикомЪ купоросномф маслБ 8 
Конорое ошЪ сухой нашашырной лешучей 

Э2 соли 


м: ый 


к +=. 
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соли осшрфе здБлано ‚ и сЪ оною см5шано, 
расшворяешся. Химики боле золошыхЪЬ 
шинктурЬ имфюшЬ, нежели сколько в го- 
ду дней бываешЪ, однако изЪ оныхЪ тшоль- 
ко двБ или шри годны › а ош прошчихЬ 
не великую ПОЛьзу получить можно. 

7) Ррмуть ср золотомЪ скоряе ‚ не- 
жели со всфми прошчими мешаллами смЪ- 
шивзется › с которымЬ она особливую 
симпаиию или пришягашельную силу 
иметь. 

8) СвинецЪ и аншимон!я золоша одо- 
лЬшь не могушьЬ. 

©) Золошо шакже прежестокую громо- 
вую силу имфешЪ, о чемЬ вЬ пробщен!и сей 
книги показано: 


Вкрашиб золото слБдующимЪ образомЪ описать 
можно , чшо оно желтой › неблистающей ,› 
неупругой и незвонкой ; шолько совершен= 
ной металл , кошорой всБхЪ прошчихЬ 
шрлЬ шяжелБ и болфе растягивается. РЪ 
‚отн постоянно , шакже вЪ вод и на в03- 
духВ: БЪ разсужденйи своего сложеня чисто 
и нераздБлимо. 


$. >, 


САМОрОдноЕ ЗОЛОТО ВЪ рАЗНЫХЬ КА- 
МЕННЫХЬ и рудвыхЪ Рродахьъ (Аигит пай- 
иит Тару Фиегру хер ттетз тфаегеп;, рхит. Аи- 
гит тадсаит пайиит) бываешЪ чисто и безЬ 
всякаго сФрнаго и арсеникальнаго смЬшениЯ › 


кошорое природнымЪ свойм6 желшымр или 
свин- 
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свинцовымр цеБшомЪЬ покрышо , и какЪ 
скоро хошя не много поскребеиь ‚› тшошчась 
золотой ивфбшр окажется. Оно находится 
вЬ каменныхЬ или вЪ рудныхр родахЪ вмБ- 
шаннымр и вкорененнымЬ зернами ‚ шочка- 
ми ‚, блесшками ‚ небольшими кусками и 
вБшвями , и шо на позерьхвости камня , 
а иногда внушри онаго непримфшно. КЬ 
нему надлежашф — 

т) Золотистыя хаменья (Аигит пайиит 
тафсаит , ар Фи; 1иБаегеп’) бываютр разныхЬ 
родовЪ ‚ вь коихЬ золото находится ‚, а 
именно Известныя, черной или зеленой мра- 
морь, шпашф , песошной камень ‚ хру- 
стальныя друзы ‚, кошечье золошо ‚, горное 
сало и шерль , а по большой часши бФлой 
кварцр золошо содержишЪ. 

2) Золотистыя руды (Аитгит пайиит га- 
Фест , пиет5 птраетеи), копорыя золопо со- 
держать ‚ обыкновенно бывоюшЪ ‚ кино- 
варь ‚ которая шогда храсною золотиетою 
рудою называешся $ бл5дножелтая` и зеле- 
новатая м5фдная руда ‚ которая есшьли зо- 
лошомЪ богалпа ‚› гильфусо.мб ‚ а когда она 
золотомЪ убога ‚ золоты.мб холчадано.м® на- 
зываешся. "Такля блБдножелшыя и зеленос- 
вашыя мфдныя-руды по большой части вЬ 
кварцф вмфшаны и <Ь овымЪ соединены бы- 
ваюшр. А кромф шого самородное золото 
находишся ср миспикелемЬ ‚ сЪ арсеникаль- 
нымЬ камнем ‚ сЪ антимонтальною рудою › 
сЪ блендою ,‚ сЪ желБзною рудою , сЪ глан- 
цомЬ , сЪ гласЬ-эрцомр ‚, сЪ ротгилденовою , 
в@Йсгилденовою и Рен серебряною рудами. 

3 \®) 
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О ШведскихЪЬ золошыхф рудныхЪ жилахЪ при 
АдельфореБ , вЪ СмоланшБ и ВальсгедовомЪ 
приходБ ‚ также и о шамошнихЪ рудныхЪ 
и каменныхЪ родахЪ в истори Королев- 
ской Шведской Академ1и НаукЪ вр шестой 
часши на 117 страниц чишашь можно. 

$. 3. 
САМОБОДНОЕ ЗОЛОТО ВЪ РАЗНЫХЪ ЗЕМ- 


ВидЬ ЛЯНЫХЪ И, ПЕСОШНЫХЪ рОДдАХЪ ( Аигит пай- 


304. 


инт Чиео сооте › фетае че] атенае 1тЬаегейу › и- 
ит. Аитит паниит Л/шит) бызаешЪ иногда чи- 
сшо › а иногда нечисто ‚ шолько всегда 
безЪ всякаго сФрнаго и арсеникальчаго при- 
и"Всу. Находишся см5шаннымЪ <Ъ зеилею 
или пескомЬ ‚ которой смывашь должно у 
имфешЪ разной цвФшф и видЪ. ЖКЪ оному 
причисляюшся 

1) Золотая глина (Аитит пайнит шит 
ет 5 аттмит)) есть мыловатой мергельной 
или глинистой родЪ земли ‚, или вохра 6$5- 
лаго ‚ краснаго ‚ шемнаго ‚, желтаго или 
чернаго цвфша ‚ которая чистое золошо 
малыми зернами или другимф какимЬ ни- 
будь видомЬ вЪ себЪ содержитЪ. 

2) Золотой лесожб (Аигит наениит шит, 
атепае бтаишант ттиит) бызаетЪ красваго › 
желшаго или шемнаго ивбБша ‚, и находит- 
ся по болыной части эЪр5кахЪ и ручьяхЬ , 
вЪ которыхр золото пылинками или малы- 
ми зернами содержишся. 

3) Золотшя Флестки (Аитит пайнит }- 
щит › атепае т1атеПи 5 иттмит) состоят изЬ 
малых шонких»‘золотыхЬ листочков или 


кружечковЬ ‚ кошорыя вЪ -лескЪ , еее. 
5 


п а а Бань а ЩЕ львы, Алины. лата ль _— 
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зЪ оБчномЪ и ручейномЪ ‚ виыБшаны быва- 
юшф. 

4) Красныя зиерлопыя зерна (Аитит па- 
пиит щит, атепае ат втатз тии иитмит) суть 
почши самородныя золотыя зёрна, которыя 
красной цвБшр ошЪ какого н1естшь вр золош 6 
примбсу имбюшЪ ‚ а походяшф почши на 
фжавое желЪзо, и добываюшф ихЪ вЪ пескф, 

5) Прозрачныя на пинисатб лохожля 
лиерлопыл ` зерна (Аитит паниит /Чиит, агепае 
зтапи 5 реЦис4!5 втапалсз атпицкшт)) сушь шемно- 
красныя золошыя зёрна ‚ подобныя виниса- 
шамф, прозрачны ‚ и находятся вЪ пескБ. 

6) Черныя лшерлопыя зерна (Аитит паН- 
нит ]Ошит , атепае втапб пуутз тттаит) суть 
всБ золошыя в пескБ вмБшанныя зёрна , 
кошорыя ошчасти черной нзБшф имфюшЪ. 


7) 1Шерлопыя зерна спинцопаго цп%ту 
( Аиштит папиит [шит › атепае втапийз сооге ритфео 


аттихшт) суть хрупмя и мягмя золотыя 
з6рна › В пескБ вмфшанныя , свинцоваго 
цвбщу. 

8) Круглыя шерлопыя зерна ( Аитит ца- 
пиит ]ошит › атепае ртапийу рае иитмит) со 
стояшф изЬ самороднаго золоша ЕвЪ малень- 
кихр круглыхЪ шарикахЬ и вЬ пескЪ вмБ- 
шанны. 

9) Плосжёя н хруглыл лиерлопыя зерна 
(Аигит пашит бит , атепае бтапий$ сотрие[рз то- 
ип; ттьит). 

то Хрулхёя шерлопыя зерна’ ( Аитит па- 
Фшит [Чиёит › агепае втапий5 азот пттих ит) 
кошорыя разбишь можно ‚ только они 30- 
лошомЬ богаты. 


9 4 11} 
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11) Мясжёя шерлопыя зерна ( Аитит па- 


Пцит |[ошит › атспае бтапийз таЙеНи?и; птижит) 
какЬ свинець ковашь и р6зашь можно ‚ и 
сушь н.илучиие. 


т) Золотой палун% (Алтит паниит = 


шит , агепае т рибиЙя рой ииточит) состоишЪ 
изЪ крулныхь ‘и булто полированныхЪ вЬ 
пескБ вм5шачныхЬ золошыхЪ кусковф.. 


ПримБчантя о золотБ и золотыхЪ рудах$. 


1) 


Самородное золото здфсь раздБлено ина два, 
сорша , и при раздБлени и различен!и каж- 
даго сорта не шакЬ › какЪ при описаши 
другихЬ металлозЪ по виду ‚, кошорой оные 
имфюшЪф, но по дЪисшвишельному основан!ю 
поступлено для слЪдующихЪ шрехЪ причинЪ , 
а именно: т) Золото вЬ рудахь иногда шакЪ 
субтильно вмфшано, чшо его и фигуры его 
глазами усмошрфшь не можно; 2) рудокопами 
ужё то приняшо, чшобЪ золотистыя руды та= 
кимЬ образомЪ различашь; 3) золопю инымЬ 
образомЪ, какЪ самороднымЪ, не находишся, И 
какЪ изЪ вышеписаннаго расписания. явсшвуетфь 
разнымр образомф ‚ умалчивая о великой 
польз ошЪ сего раздБления при сыскиван!и 
золоша происходящей ‚ вмфсшю шого ‚, ежели 
бы шолько видЬ золотыхр частшицЪ описать. 
Хотя в(ф по нынБ думали , яко бы вр Вен- 
гри золото вЪ виноградныхЪ ягодкахЬ ра- 
стешь и вкругЪ оныхЪ обвиваешся › а ино- 
тла большими вршвями находится $ однако 
РайманнЪ (Ерь. М. С. Га. ИГ. р4в. 427) 
доказалЪ ‚ чшо «ле золопюй видЬ имрющее 
есть не чшо иное ‚ какЪ исшекшей изЬ ви- 

нограда 


4) 
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нограла сокЪ золотаго цвБша. СверьхЪ сего 
оной сокф , которой за золото почитали »› 
распущается вр вод и ‹Ф ршутью не смЪ- 
шиваелся , а вЬ огиБ дымом изчезаетЪ ; 


‚а се неоспоримо ‚ чшо вЪ землБ чистое зо- 


лото родишся и вЪ разныхЬ мфсшахЪ нахо- 
дитя, 
Много о золотомЪф колчаданБ разсуждаютЪ 
по пришчинЪ Венгерскагто колчадана ‚ кото» 
рой золошо содержишЪ , равномЪрно ‚ какЪ 
и Шведской вЪ СмолантЪ ; того ради во- 
прошаепкия › точно ли такой золошой кол- 
чадан$ находишся ‚ каков мБдной бываешЪ , 
то есть находится ли ошЪ сФры или арсеника 
обруд$вшее золото ? Генкель вр своей исто- 
ри о колчаданахЪЬ оное со вБмЪ опровер- 
тает ‚, доказывая, чщо ‘всякое золото ,› 
которое ‚изЪ каменьевЬ или изЪ рудЪ добы- 
вается ‚ дБисшвительно самороднымЪ и чи- 
сшымЪ вЪ рудБ находилось ‚ или что оно 
во время сплавокЪ рудЪ вЪ огнБ ош примБ- 
су свинцу нли от молон!я со ршушью и 
тому подобнаго дЪйсшвительно вЬ оное вре- 
мя составилось › что самое подтверждаюшЪ 
и ученыя Парижскя записки на страницБ 
142. | 
для узнаня ‚ подлинно ли шо золопо ‚ Ко 
торое вЪ камнБ желтымЪ цёБтомЪ нахо- 
дишся › двоякой способф употшребляюшЪф ‚ а 
имянно 1) пробуюшЪ ршутью ‚ которая 
обыкновенно кЪ чистому золоту пристаешЪ , 
ошЪ чего оно побфлфешф; 2) огнемЪ ‚ ибо 
ежели оной цвбиЪ вЪ огнБ не пропадет , 
шо оное значит дБйсшвишельное золото. 
95 5) 
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5) Золото такимЪ же образомЪ ‚ какЪ и сереб- 


7) 


‘ро, изЪ каменьевЪь ‚ рудЪ и земель добы- 
вается (примфч. 3) молошемЪ со ртушью 
по обжиганфи , смыванйи , варенм вЪ уксусЬ 
или квасцовой водБ ‚ ежели шо потребно › 
или расплавливаемр со свинцонЪ , и во 
всемЪ шакже как СЪ серебряными рудами 
посптупаешся. 
Золошо обыкновенно антимошею сшЪ про- 
чихр металлов очищается ‚ при чемЪ и 
серебро ош онаго ошдФляешся $ шакже 
цеменшовашемЪ , когда золото нБкоторыми 
Здучими вещами обжигано будеш $ или 
расшворемемЪ 5$ золошой крЬикой водкБ 
когда немного вЪ немЪ серебра), кошорой 
расшворЪ послБ осаживаешся › или вЪ крЬи- 
кой водкБ , когда вЬ зололб серебра боль-, 
шее количество вмфшано ‚ при чемЪ золото 
остаешся на ‘днб не растворившись. Для 
сего можно кЪ нечистому золоту столько 
чистаго. серебра прибавить ‚ дабы см5шеше 
изЬ шрехЪ часшей’ серебра и одной часши 
золота состояло , которое пошбмЪ вЪ крВи- 
кой водкБ удобно раздБлишь можно. 
Каково постоянно золото вЪ своемЪ сложе- 
ни ни бываешь , и какЪ вЪ водБ шакф и 
вЪ огнБ осшаешся не’ушимымЪ ; шо однако 
разсуждаешся › что золошо соспюишФ 1} 
изЪ простой › чисшой и &Ъ огнБ постоян- 
ной земля; 2) изЪ загараемато элемента , 
и 3) изЪ ригутнаго начала (ринарю тратта 
её течи), которыя шакЪ швердо смЪшаны, 
что едва ихЬ раздБлишь можно. Однако 
Генкель и прошче посредсшвомЬ золота и 
ртуть 
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ртуть доставали. ТакимЪ образомЪ описа- 
ли мы минеральныя руды; шеперь слЪауетЪ 
изЪяснишь о разЪБденныхЪ минеральныхь пБ- 
лаз. 


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 


О КАМЕННЫХЬ СРОСТКАХЪ. 


6. 1. О каменныхЪ сросткахЪ вообще. 
2. О общихЬ ихЪ свойствахЪ. 
3. КакЪ оные сросшки разаБляюшся. 


Классь 4. 


$. т. 

КАМЕННЫЕ сростки (Сопстеа) соспто- 
яшф изЪ земляных ‚ каменныхр и руд- 
ныхр ‘родовЬ › которые по разрушении и 

| новомЪ см5шени паки вмфсешФ$ срослись, 
| или кошорые на необыкновенныхр м$- 
стахф или вЬ необыкновенныхЬ вещахЪ ро- 
дились. 
6. 2. 

Каменные сросшки имбютЪ вообше 
слЪдуюния свойства: 1) бывающтЪ отчасши 
такя шЬлА › которыя изЬ описанныхЬ в 
вышеобЪявленныхЪ главахЪ вешей по ихЬ 
разрушени родились и камнемЪ высш 
срослись $ ошчасиги состолшр оныя изЪ чу- 
жихЪ вешей ‚ кошорыя изр другихЪ нашу- 
альныхЪ родовЬ произошли ‚, и сЪ другими’ 

несвой- 
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несвойсшвенными имЪ вещами соединились $ 
ошчаАсши же сосшояшЪ оныя из шакихЪ 
минеральныхр шфлЬ ‚, которыя разными 
приключен:ями вр удивишельныя вещи пре- 
шворились ‚ и для шого примБчан!я до- 
стойными быть стали ; а безЬ шакой пе- 
ремфны никшобЪ ихЪ в диковинку не по- 
ставилр. Наконець бываюшщЬ они ошчасти 
шактя вещи ‚ кошорыя какЪ вЪ разсужде- 
ни своего начала шакЬ и матери кЬ ми- 
неральному роду не принадлежашр ‚ но 
шокмо для сходсшва сЪ нфкоторыми мине- 
ральными шБлами ко онымЪ причисляюшся. 


Испышашели каменныхЪ родов описываемыя вЬ 
семф классБ вещи просшраннфе ‚, нежели 
надлежало , описали ; шого ради я крашко 
обЪ нихЪ изЪяснеше учинишь намБренЪ. 

$. 3. 

КаменныхЪ сросшковЪ чептыре сорта 
числяшся ‚, а именно: 1) ЗашвердФлыя ка- 
менною кр$поспию вещи ; 2) окаменёлыя 
вещи; 3) фигурованные камни, и 4) на ка- 
мень похожуя веши. 


—=— 


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ. 


О ЗАТВЕрдЬлЫхЬ ВЪ КАМНБ ВЕЩАХЪ ОТЪ 
ОГНЯ. . 


б. 1. О затвердБлыхЪ вещахЬ вообще. 
2. О зашвердФвшихр ош огня. : 
3. О пемзБ , и шрехЬ соршахЪ онои. 


Оп! Б- 
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ОшдБлен!е перьвое. 


т, 


ЗАТВЕРДВЛЫЯ ВЪ КАМНЪ ВЕШИ (Рьй. 
Тидигиа.) суть такя минеральныя тФла и 
каменные сростки ‚ которые изЪ подземной 
обыкновенной машери чрезвычайнымЬ обра- 
зомЪ вЪ водЪ или вЬ огнЪ зашвердЪли , или 
лучше сказалиь, вм5сшБ сплелись ; по чему 
овыя ошЪ прошчихЪ минеральныхЪ тЪлЪ вБ 
разсужденти своего начала, а по большой 
части своего изображев!я различающся ‚ кБ 
томужь ЕЪ необыкновенныхЬ и разныхЬ мБ- 
сшахЬ находяшся. . 


6. 2, 

ЗАТРЕОДЪЛЫЯ ВЪ КАМНЪ вещи ОТЪ РодЬ 
огня (Рой ие’) суть такля минеральныя 52. 
итБлА ‚ кошорыя ош подземнаго огня раз- 
рушились › а пошибмЬ снова вмфсшБ сошлись 
и соединились. 


6. 3- 

ПЕМЗА (Роги шие м8 Гифаттаез. Ри- ВиаЪ 
тех.) естпь легкой и рухлой каменной родЪ 355. 
мочковаттаго ‚ пережженаго и дироватаго 
виду › ош чего онЪ неровенЪ › но шоро- 
ховашЬ › и на водф плаваешЬ. Чаяштельно , 
что сей родЪ произошел изЪ каменных 
угольезь посредствомЬ подземнаго огня, 
хошя оной в огнБ расплавливается. [Даз- 
личается по слБдующимЬ цвфшамЪ : 

') Бфлая (Ритех @фи5). 

2) Желтопатая (Ритех Паие/есиз). . 

3) Темноипутная (Ритех Лиз). 

4) Чернопатал (Ритех тб"). 


не 
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| Не должно ‘удивляшься ‚ что немногя вещи 
В ЕЪ огнБ камнем затвердбвиия находяшся › 
} ежели разсудимЪ › что большая часть кам- 
ней вЪ огнБ вЪ известь или вЪ сшекло пре- 
тшворяющся. МожешЪ бышь ‚ что со време- 
немЬ и больше оныхЬ сыщепкя. 


| ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ ОСЬМАЯ. 


О ЗАТВЕРДБВШИХЪ КАМЕННОЮ кр5постию 
ВЕШАХЬ ВЪ ВОДЪ. 


Г 6. т. О водяномЪ или кошельномЪ камив. 
ы 2. О каменной корк$ и ея разадБлентяхЪ. 
р 3. О каплющемЪф камнб и о сортахЪ онаго. | 
| 4. О икристомЪ камнБ двоякаго сорша. 
5. О шофубВ или гропиповомЪ камнБ; 1) 65- 


ломф; 2) (ФромЪ, и’3) черномЪ свин- 
цоваго цвбшу, 
6. О рудныхЪ сросшкахЪ $ 1) о озерной ру- 
ау 2) о вохрБ; 3) о мБдной зелени, 
и 4) о мБдной сини. 


‚ 


ыыы _ 


ЗИ 
роёБ ‘’ЗАТВЕРДЬЛЫЯ КАМЕННОЮ КРБПОСТПЮ 
53. ВЕЩИ вЪъводЬ (Рот адие. Гпашавте’ Капат.), 
а именно: | 
ВидЬ Водяной или хотельной камень ( Рогиз 
306, адиеиь адиа Итрйей вепегагиз. Г.арёз адиеиз.) бывает | 
слоеватЪ и рухлЪ сфраго цвфша › родится 
изЬ чистой вод» или прешворения Мрог-. : 
ей 
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Сей камень или землю изобоБли Химики много 
повшореннымЪ передваиван!емЪ чистой во- 
ды; онб же находишся на днб вр закрышыхЪ 
кошлахр ‚ в кошорыхЪ вода непрестанно 
варится, и для шого кошельнымЪ камнемЬ 
именованЪ. Сему прешворенмю удивляться 
не должно , по колику и самая вода дБй- 
сшвительно из субтильной земли состав- 
лена ‚ или изЪЬ шекущей шонкой землй со- 
сшоишф ‚ чшо претворене оной вЪ ледЪ 
довольно доказываетЪ. Яругя сему про- 
шивныя мнЬня искуссшвомЬ опровержены 
бышь могушФ, 


д.3: 

КАМЕННАЯ КОРКА (Рогиз адиеиз сгийа- 
ги ›  стса аПа  сотрога сопстеи;.  Тистийит._) 
еспть каменистая или минеральная рухлая 
корка ‚ которая вкругЬ прошчихЪ вЬ водЬ 
лежащихь шБлЬ обложилась, и фигуру 
ихЬ приняла ‚ кр кошорой принадлежат Ь 
| слБдуюшие сорты : 
| ‚ 1) Изиестнопатая хаменная хорха 
` (Гисгийиит сайсатеит ). 

2) Вожропатал ([истийит обфгассит). 

| 3) Солонопатая `( [псгиит Лайтит)) › 

’ которая являешся при солявомЪ варен{и на 
днБ сковороды , или во время градировантя 

‚ вокруг положенныхЪ вЪ соляномЪ расшворф 
шлЬ. 

| 4) Металличесхая ([испбаит тега сит ); 

примфромЪ сему служить можепф м5дная 

и. ‚ которая вокругь желБза обложи- 

сь, 


тТ$ла , 


ВидЬ 
зо7. 


о 


о а мае 


я гг" 


ое и 


тг 


ВидЬ 
308. 
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ТЪлх ‚ покрытшыя каменными корками , суть 
т) прошчия каменья и минералы ; 2) ко- 


енья и расшуция вещи 5 3) живошныяй и 
у и. 


4) аБланиыя вещи. 
‚акт 


КАПЛЮЩЕЙ КАМЕНЬ (Роги; адиеиз ПИ- 
Данни, т ве риф ДИПао сопстеиз , репашиь. 51а- 
Залие.  бнйавтие. Эта ршь. бнпа [ар4еа.) 
бываетЪ разной фигуры ‚ и походишЬ по 
большой части на ледявыя сосулки ; ро- 
дишся ошЬ минеральной сЪ водою смБшан- 
ной машери ‚ которая во время общато сЪ 
водою капан!я на воздухЪ зашвердЪешЪ. 
КапаешЪ изЪ горЬ и изЪ камней, и висишр 
у них такЪ ‚ какЪ ледяныя сосульки У 
кровель. ДРазличаешся по слБдующимЪ цвзф- 
тамЬ 

1) Сфрой изпестнопатой халлющей хй- 
мень (514йас!Иех втЕиз сасагеиу ). 

2) Черной олохопатой (Эа шве! 
Дахо[из ). | 

3) Б%$.40й солянистой ( 5асиез афиб [@- 
Йни’) родишся по большой часши ошЪ изве- 
сшной соли. 

4) Красной сё порою смешанной (51- 
Фаси!е$ тифег осБтасвиз ). 


ВЪ разсужденти фигуры и сложенйя, сей камень 
бываешф т) конической (сотси;) $ 2) шруб- 
чатой (фир) $ 3) слоистой (РоИасеиз 5 
4) твердой (Фичи) $ 4 фигурованной (Л- 
хига!из ). 


$. 4 
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д 914 
ЗЕРНИСТОЙ КАМЕНЬ (Роги5 адиешв 5ТорИ- 


в; | Га › тиить дорий$ , ат тега поют ‚ роб Пий 


\к 


Фит сонстени. Обе. Аттиез. Отоа. РйНи: 


РИй 1арщеи ). походитЪ На множество ошдЪ-. 


ленныхЬ между собою икряныхЪ зеренЪ или 
на окаменрлой горох ‚ кошорой в камнБ 
вмБшонр. Сей камень раждаешся ошмЪ зем- 
лй или КЪЬ составлентю его способствовала 
шакая вода; которая сЪ камнем смфиана 
и которой капли в рухлую мягкую землю 
накапали ; и`таКр сперьва оныя капли ‚, А 
пошобмЬ и земля ими напоенная загусшВли 
и окаменфли: Сей камень двухЬ соршовЬ 
бываетЪ ‚, а именно : 20 

1) На ихру ложожей камень зернами 
Лротипё горожу (Оо фе; ‚ оцийз 1армез › тара 
мате рр. Руми. ОтоНаз). у 

2) Такой жв зврнами протияв. сф.тя ра- 
стущижб  пещей (Обе; у опий; Чарае5 $ тав= 
ипийне тт хера Ив. — Месоиисз. - Сепефгие$ 7 


Оные камни разноцвбтны бывающЪ , а ‘Имёчна: 
1) желшые $ 2) бЪлые ; 3} красные ; 4) 
черные ;} 5) тежноцебшные ‚ Что самсё и 
о находящихся в шЬхХЬ камнях зёернышкахь 
разумБть должно , которыми вЪ разсужае- 
ни сложеня каждаго зернистые камни ме- 
жду собою разнствуютщЪ $ ибо а) иной зер= 
нисшой камень СЪ бЪлЫми внутри желшова> 
чпыми зернышками ‚о кошорыхЪ ра ЗсужлающьЪ, 
что оный зёрна дБиствитиельтая икра была ; 
` только статься можеш ; Чшо сей желной 
чвБияЪ  вохра ‘была’; В) иной Ф бБлымй 
насквозь шШаАКОЙ це имфющими, о кото 


юЮ рыхЬ 


а» - оон мер дрдемаквь Нов. 


310. 
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рыхЪ разсуждающр`, будшо бы оныл зёрна 
исшвишельной горохЬ были. 


Жадех - $: 5. 
Вид -1. и. ТОФУСЬПу гротитопой камень (Роги 


адиеиз › Юиз“ ав ‘адиа иитиу ое] ‘поп’ Диеше у вефоца 
отитена у сопетения:" ^ "Горфиз. ^ "Тов. Роги.) сесть 
легкой ‚рухлой камень, кошорой иногда 
‚зпвердЪ”,’"а иногда дироватро ср пгрубками 


‚ разнато ‘цвфта и фигуры‘; `кошорой состюо- 


‹литаЪ. изЬ минеральныхЬ часииииЪ ‚ шекушею 
водою ’оторванныхЪЬ и еже несенныхр^; а 
когда вода: шише ‘пошечетр и стояшею 
сздВлаешся”,.^ шо’оныя опусптитЬЪ, Тофусь 
бываетЪ гозизин ох 

1) Бфлой (Торис аеете Лавеори). 

2) С5рой (‘Торьиз ее татвасеиу). 

3) Черной спиийопору ной \Торбиз тоте]= 
вен заисйсец)`состтавленЪ ‘изЪ’чаептииЪ свинно- 
вой руды)‘ и онымЬ такр ‚ как каранда- 
шемр писать можно. Находишся вЬ Фин- 
ландги. | 


ВЪ разсужденги сосшавлен!я..и Фигуры шофус® 
находится., т) рухлой ‚.2) шрубчатой , 3 
‚круглой. , 4). конусовашой , 5) фигуро- 

ванной. 


$. 6. 


.‚„‚. Рудныя. сростки. (Боги; адиеиз . пииега! ; 
пипегатит фагисийз. соястеиу. "Торриз пипегай5. Осфга) 
изь рудныхЬ родов вмфстиб-: составились , 
а именно: изЬ, желБзныхь и ифавыхЬ рудЪ. 
Сюда надлежаш® ц Ноля 


| В 


} 


г 


№ 
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1) Озерная ‘руда (Мега Тег" Фолио [а ). 

2) Вохра (Отв) ‚, о которой смошри 
вЪ главБ 50, 6 1змЬ издмЬ при желБзныхЬ 
фудахЪ, 

3) М+дная зелень ( Аегико паНиа), 

4) МъФднал’ синь (Соетйецт потанит_), о 
которой также смотри вЪ главЪ 5г, 5 4. мБ 
и 5мЬ при мБдныхЬ рудахЪ, 


Примфч. г) Оныя при руаныхЪ родах описаны , 
и ко онымЪ причислены; чего ‘ради заЪсь о 
нихр шолько для ‘порядка упомянуто. 

ПримЪч. 2) Можно бы здЪсь также ‘и соляныя 
ЗатвердЪлыя вещи ([и/ИНа) или лаб стран- 
ныя ила, которыя ошЬ подземной соли 
на подобе камня зативердФли ‚› описать з 
каковы человфческя шла. нахажЖиваЛИСь › 
кошорыя вЪ низу ямЪ мномМе годы лежали и 
от ‚ Брнаго чада затвердВли ‹ о но такия 
тфФл» кЪ прешворившимся ›вЪ камень причи- 


сляютшсл 5 ‘чего ради о нихЪ ЕЬ семЪ ошаБ- 
леши_ умолчено, | 


инь тичииьвнчананинь 


ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ. 
О ОКАМЕНЬЛЫХЬ ВЕЩАХЬ, 


$, 1, О каменфлыхЪ вещахЪ вообще, 
2. О окаменфлыхЪ  расифиияяЪ вообще, 
3. О окаменБлыхь расшущихь вещахЪ, 
4- О окаменблыхЪ деревахЪ разныхЪ званйй, 
$. О окаменфлыхЪ кореньяхь , вЪ шомЪ чи- 
слБ о корнб шополовато дёрева, 
Ю › 


^, 


6, 6; 


о © 


> 


то. 
Вт 
12, 
13. 
14.. 


15. 
26. 


17. 


18. 


то. 


20. 
2т. 
22. 


тБ каменья или живошныя , ко 
дЪйсшвительно вЪ камень мили землю пре- 
зиворились ‚ или подр землею сройсшво свое 
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ОФкаменБлыхЬ сшебелькахЪ или колосахЪ. 
О окаменблыхЬ листахЬ деревЪ. 

О разных окаменБлыхЪ плодахЪ. 

О начертанныхь #Ъ камнБ расшЬнйяхЬ 
вообще. 

О слепкахЪ расптущихЪ вещей. 

О слепкахф сшебелей и колосовЪ. 

О слепкахЪ древесныхЪ лисшковЪ. 


'`О слепкахЪ развыхЪ плодовЪ. 


О прешворенныхЪ в землю растущихЬ 
вещахр вообще, 

О прешворенномЪ 5Ъ землю. дерев. 

О прешворенныхЪ вЬ землю кореньяхЪ. 

О претворенныхЬ расшафнияхь вЪ рудные 
ролы ‚ ВЪ том числЬ о минерализо- 
ванномЪ деревБ. 

О. содержащемЪ квасцы минерализован- 
номЬ деревб. 

О содержашемЪ колчаданр минерализован- 
номЪ дереё$. : 

О подземвомЪ. вр уголь сожженномЪ дерезФ. 

О полземныхЪ деревянныхЪ утольяхЪ: 

(©) нашуральномЪ вр землю непрешворен- 
номЪ подземномЪ деревБ. 


ОшдВлен!е второе. 


у: т. 


ОКАМЕНЬЛЫЯ ВЕЩИ (Ре фема ) суть 
торыя или 


зпакр перемБнили ‚ что они уже тому не 


подвержены › чему до шого нодвер 


жены 
были 
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были ‚ однако при шомЪ органической сво- 
ей струкшуры не пошеряли. 


ПримБч. 1) КЪ аБйствишельному окаменфипо 


© 


птребуется г), чтобЪ ша вещь ни из кам- 
ня ни изр землй не состояла ‚, но кЪ ра- 
стущимЪ вещам или кЪ животному роду 
принадлежала $; 2) чшобЪ она по окаменр- 
ни дриствишельно камень или земля бы- 
ла, и шфже бы свойсшва имБла ‚ кошо- 
рыя’ камню’ или ЗемлБ приличны › `ка- 
ковы вЪ перьзомр и впоромЪ класёБ сей кни- 
ги описаны $ 3) при шомЪ же по окамен$- 
ни то же изображене имЪлибр ‚, какое они 
будучи расшущею вещью или животнымЪ 
родом до окаменбыя имВли. ВЕБ шБла 
как кр растшущимЪ вещамф , шакф и кЪ 
животному роду принадлежация \3Ъ землЬ 
закрышы › и хошябф они вЪ камень или вЬ 
землю прешворены или минерализованы бы- 
ли ‚ однако между сихЪ окаменБлыхр вещей 
напрасно бы мфспю имБли ; чего ради и мы 
за благо разсудили вЪ шомЪ шакЪ строго 
не поступашь › но оставлять имЪ прежния 
ухЬ мета , только шакимЪ порядкомЪ, 
чтобЪ ихЪ особливыми отадФленями описать 
для избфжан!я всякой некфрности. 


ПримБч. 2) Ежели точное окаменфше Химиче- 


скимЪ способомф изслФдовать › шо оное из- 
слБдован!е перегнанемф учиниться можетЪ; 
при чем примВчать должно ‚, что во всБхь 
живошныхЬ ‘уринная летучая соль, или 
Уринная флегма или пригарное масло ‚, а в 
расптущихЪ вещахЪ кисловашая вода нахо- 

- Юз дишся › 


чо ) 302 (©5% 


аишся , вкусомЪ подобная винному. КамнНК» 
То*же изслФаован!е учинить можно и обжи= 
танемЪ , при чемЪ примБчашь должно , 
‚ чо живошныя вЬ поломЪ огнБ бфлой ›. а. вь 
закрытомф черной цьБиЪ получают , ‘а 
расттушия вещи сотлЬемЪ зЪ уголья ошча- 
сти слфды загараемой машери показываюЪ. 


6. 2% 


ОКАМЕНЬЛЫЯ рАСТУПия ВЕЩИ (Реё- 
Дсаа дерева. Ру: суть .разныя ‘дере- 
ва ‚ коренья › ‘шравы ‚ плоды и тому по- 
добныя ‚окаменфвния или необыкновеннымЪ 
образомр вЪ землЪ находянияся. расшЪыая. 
Для большей  ясносши намфренЪ я при 
семЬ описавти окаменБлыя вещи разаБлишь 
на шесть сортовЬ , а именно : 1) на шоч- 
но окаменфлыя растуния вещи; 2) на кам- 
ни ‚ на коихЬ раступия вещи .начер- 
шанны ; 3) на. прешворивиияся вр зем2 
лю зещи ; 4) на минерализованныя $ 5) 
на. прешворивийяся вЪ уголь. ош подземна- 
го огня; и наконенр б) на шактя тфла или 
расшфы!я ‚. копорыя будучи напоены под- 
земвымр горнымр масломЪ в совершенномЬ 
нашуральномь, состояи остались ‚ или 
балзамировались. 
я 6. 3. а 
А. тозио ОКАМЕНЪЛЫЯ бАСТУПИЯ 
ВЕЩИ (Ранбесма хекешийа.. Рю) суть 
очно ВБ камень . прешворивичяся шЪла , 
какЬ трава ‚ мохр ‚ морская ифнка ‚ кото- 
рая весьма р$5дко иаходишся. 


Хотя 
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Хошя описашвели’  каменныхЪ родов великое 
множество ШакихЬ вещей  исчисляюшЪ 9 од- 
нако естьли 6ы изр того числа камни <Ъ 
изображешемЪ растущихЪ вещей” и разныхЬ 
тразЪ выключены были; ию бы шШакихЬ 
окаменфлыхЬ растущихЪ вещей не много 
осталось. НБкошорыя дБиствишельно окаме- 
нЪвиия травы 4 как лалертнихб (ее) да, 
шакЪ называемой хонсхой. жпостб (ефи/ит,) 
и друг1я притчиною состояшЪ ”, "что ихЬ со 
всфыЬ здрсь исключишь не возможно. 


6. 4. 
ОКАМЕНБЛЫЯ ДЕОЕВА (Райса! а хебе- 


тара дтфотит. Глфохуон. [лепит ретеачит) суть 
совершенно окаменБвиие куски развыхо де- 


резЪ. По обЪявленио нБкошорыхЪ найдены. 
были слБдуюция.окаменБвшия деревья А 
‚ именно : 


‚ 1) Охаменйлое осинопое дерепо’ ( Гу охуч 

108 аш. СТетиех.).. 

‚2) Охаьменлое алойное дерепо ( Гуоху- 
п во. АваЙосЬие5), 

3) Охаменълое бужопое дерепо (Габохуоя 
Хаст. РЬекиее). 

4). Оха.менфлое. дубопое „дерепо (4 Ифоху- 
оп чиетсия. Пгуйез): 

5) Охаманелое соснопое ИЛИ елопое де- 
репо С Гиохуон оне я. ое рии, , Вис. Реиспез ). 


6) Охамен$лое, орёжопое ‘дерепо (Г ифоху= 


| согу!! ). 
АЯ 
Похуюн дидай. банде; ). 


Зла. 


Оха.менлое  санлальное ; дерепо (1 


Вид 
312: 


ВилЬ 
313% 


ВидЬ 
314. 


Вид 
315, 


$0) 50, (05% 
8) Оха мен лое неизпустное „дерепо (4- 
охуот) , кошорае естьли ларовато или чер- 
ями исшочено „ шо называется по ЛашинБ 
( Гифохуои тищиурогит | ти уста) ‚ шо есть ожа= 
иен’. лое „4ерего со иноги.жи скпажина.щи. 
| 9. 5.. 

ОКАМЕНБЛЫЯ КОРЕНЬЯ ( Ретфсашит ое» 
сеаИе. тайей аитит ов Рататит, КзоШЬи;) 
сушь окаменБвиия коренья расшБн!Й или 
деревЪ , в}. числ которых почитается 
›  Охаменълой толочопой корень ( Какой 
тафс1х рорий тетае. ОЙеосоа, Огави; [ар15. 51е- 
[ес бИс; ) ‚ которой внутри бываешь пусш и 


на пень походит , по чему и назван по 
шакже походишр на. 


Латин ( Зее: - 
переломлевую бБлую кость ‚ ‘и для того 
жостелолнымв  катне.и8 (Гар оЙтавих име- 
нованф. Сей камень не известноватф , какЪ 
прежде о немЬ думали, Ежели шополовое 
дерево , которое на песчаном мфетЪ выро- 
сло ‚ срублено будешь ‚, или оное какимЬ 
нибудь случаемЬ засохнешЬ , шо корень не- 
медлЪфнно каменфть начиешь, 
г: 

ОКАМЕНЪЛЫЕ СТЕбСЛИ или холосы 
(Ре сиит зереарие сай; рататит. ГлПосйатиу.) 
представляют. стебли фастушихЪ вещей › 
птравЪ или несжатаго хлфба , кошорые вЪ 
камень претворились , напримЪрЪ трость 
ниКЬ (са агип4 тб) и солома (сш тиз). 

2 

ОКАМЕНФЛЫЕ ЛИСТЫ 'ДЕРЕВЪ ( Рети 
са хера Иа рпории › Дашатит чё а’отит. Гу» 
{рорЬуЦа, Гони. °сушь окаменфвише , 


шолько 


80) 505 (05 


лолько р5дко находянцеся листы деревЪ и 
растрнтй ; напримфрЬ листы  шросшника 
(риа агин4ииу) и может бышь еще друше, 
‚18, 

ОКАМЕНБЛЫЕ Илоды (Ретрсаа хереа- 
Ипа Писиит ‚ Мататито ой аотит. Сагрошы. ) 
суть разныя вЪ камень прешворивиияся сБ- 
меча и плоды ‚› вЬ числ коихЬ почиша- 
юшся 

1) Охаменйлыя скорлулы ( Сагройи; Л- 
Ициагит ), | 

2) Оха.менфлые желудки ( Сагрои из диег- 
сти;. СЛапайе; диегстиз ). | 
ат) 3) Охаменфлые халитаны (СагрИфиз са- 

апег)., 


гит атротит ). 


большую часить окаменфлыхЪ плодовЪ , которые 
ошЪ испытателей каменныхф родов исчи- 
сляются ‚, описали мы при’ икристомЪ кам- 
НВ вЬ глав 58 , @ 4мЬ ‚ по колику оные 
суть ВЪ водБ окаменблыя вещи. `МожетЪ 
быть ‚ чшо и дфисшвишельно окаменБлые 
плоды находятся, 


6. 9. 
| В. НАЧЕрТАННЫЯ НА КАМНЯХЬ рА- 
СТЬНтЯ , кошорыя с-лелхами“раетущихв пе- 
ацей именовать можно (РЬуюуроШЬ) ‚ суть 
такте камни ‚ на которыхЬ нфкошорыя ра- 
сшупия вещи или часши оныхЪ совершенно 


изобразились вр нашуральной их величинЪ \ 


и видБ, 
Ю$; п римБч. 


4) Охаменилыя зшишхи: ( СагрИЬиз сопо- 


НримБч. т.) Так!е камни 
стаЗнй отЪ АБиствитавльных Ъ окаменфлыхЬ 


менфлыя веши по больной часши другя шЪ- 
лА представляю ‘матерею ‘и изБаомЪ отЪ 


шя сфи слепки’ растущихЪ вещей, нБсколько 
ивБбиюмЬ ошм$нны о шШолько во всем СЬ 
тфмЪ камнемЪ сходствуютф.,. наскошоромЪ 
оныя начершанны. Б)  Окаменфлыя. вещи. 
“Ио большой части ‘изЪ шого камня ‘выда- 
лись ‚, вЬ кошоромЪ оныя ‚включены $; ла Си 
‚‘слепки всегда. н5сколько вогнулны. бываюшЪ. 
ПримБч. 2) Оныя начертанныя на камняхЪ фи- 
гуры не. случайнымЪ образомЪ, ‚ноу ошф тшо- 
то изобразились ‚ о чио растущая {вещь афй- 
сшвишельно ВБ каменной машери лежала ^ 
когда оная еще-мягка была’, а по окаменбии 
шой машери мБсшо и изображене по себЪ 
оставила, подобно тому, „когда. ки. сшу= 
пая по вязкой глинБ слдЪ оставляешЬ. “По 
сему ‘не, надлежало бы ихР причислять поч- 
но кЬ окаменфлымЪ вещамЪ ; но по колику 
оныя ошЪф описашелей каменныхь. родовр за 
окаменблыя вещи признаны, шо и мы звЪ 
шомЪ имЪ послБдовали, и такимЪ образом 
па большой’ части окаменбые расшущихь ве- 
щей происходищЪ. 


.’ 


: 6. те, | - 
‚ СЛЕПКИ растущихъ ВЕЩЕЙ (Ру > 
роты. Ратагнт): суть таке: камни ;-на кошо- 
рыхЬ листы ‘им сшебли растущихЬ вещей 
сы БВ 


<Ъ изображенемЪ ра-” 


вещей ‘во шомЪ разнстшвуюнЪ у 2) чию -ока- 


того камня ошмЬнныя`, Ъ которомЪ: окаме=`' 
нрлыя вещи находятся ;"напрошивф того -хо- 


———ыыы—=—ы—_—— =>... 


96 о ) 507 (05, 
в совершённомЬ видЪ изобразились , а 0соб- 
ливо шЪ , на кошорыхЪ шравы подоблемЬ 
волосовЪ. (7 сарШагиз ) », ` какЪ полиподЬ 
(роуроит) ‚ осмуншЪ (ортинае\ ; ажманшЬ 
(афатфо) ‚ оленей языкЪ (Лида сегшта) ‚ фи- 
ликулЬ"‹(Айси ). и прош - начершанны  ма- 
ходяшся (‘о которых юписатели камен- 
ныхЬ , родов5  упоминаюЪ. ( СонГ. Геи иг 
Чез` трее: еб ратез оЧатз 15 регте$ от Нот 
4еР_ Иса 4ех [чепсо Рам 718. Сор. тат. Рак. 
17:8 ,’р. 363). 3% 2504 
Описатели  клменныхь родовЪ оные каменья’ на 
- ‘столько’ же: классовЪ’ раздбляюшЬ ‚, на сколь- 
ко’ и самыя  расттуция вещи. | 


у; 5; 9 ^ 


СЛЕПКИ СТЕбЛЕЙ: И колоСОвЪъ ( РЁуЮ- 
пуроИЫ ›-саийз. Матёагит,)» представляют изо. 
браженте (и совершенное подобте стеблей и 
колосовЪ. го ое 

с | д 9. 12, | 

‘СЛЕПКИ ЛИСТОВЪ. ДЕРЕВЪ (СРЬуюуроиы 
ойоншис у фататит в атитит)). предсптавляюшЬ 
изображене лисшовЪ , деревь и кореньевр. 


| $. 13 
СЛЕПКИ ПЛОДОВЪ . ( РЬуоурой гисшит 
Рашагит) предсшавляютЪ изображёнте - с5- 
манЬ } плодов ‘и ‘колосовЬ), кактя суть 
>. ') Слеляи схормулб ( РЬулурйНЫ ргисиит 
Рататит сит УИиа ). Е 


ха) ‘Счелки пло дон: ( РруюуроНы рисиит. 


Рататит.), 


в. 3) 


Вид 
318, 


ВидЬ 
зто. 


ВидЬ 
320. 


3) Слелки шишехв ( Руюуро Ш бисцит 
Ратагит сит сот), 


4) Счелжи хо.лосой8 ( РБуюурйИЬР бтисбицт 
Ратагит сит са). 


Прим$ч, 1) Шейхцерь вЪ описан!и ископаемыхЪ 
в Швейцари ®ЪлЪ на страницЦВ 2оошой 
обЪявляешф о изображенныхЪ вЪ шиферЬ ко- 
лосьяхЬ `, и, изЬ шого заключаешь , будшо 
пошопф весною былЪ › по шому чшо.  псмя- 
нутое изображене незрлыя колосья пред- 
сшавляло. По его мнЬн!ю вс окаменБлыя 
вещи произошли ошЪ всемирнаго пошопа. 
ПримЪч.-2) веБ упомянутыя каменья (Ъ изо- 
бражешемр растущихЬ вещей имБбюшЪ сл$- 
дуюнИя свойсшва , а имянно : т) состоя 
изЪ (Фраго или чернаго шифера ; 2) нахо- 
дяшся близЬ шЬхЬ мБсшЪ ‚, гдЪ каменныя 
Уголья добываются › чшо вЪ Германи , Ан- 
ти и во Фравши примБчено ; 3) помяну-_ 
тые, сленки рВдко внутри государства ра 
сшуцИя вещи ‚ но’но большой часши Аме- 
риканскя и АЗатическя *Ъ Европейском 
камнф представляющЬь 5 4) вс изображен- 
ные листы простершы , а не сверчены бы- 
ваюшр , изр чего справедливо заключить 
‘можно , что оныя растуция вещи и лисшы 
на водБ плавали. 5) ОныежЪ ‘изображенные 
листочки пючно с подлинными сходсшву- 
ЮтЬ величиною , ’жилочками , вБивями - 
нервами и зубчиками. 6.) Но большой: ча- 
сши’ какф в нижнем ‚ таки верьхнемЪ 
нижней покрывающемр шифер одна и ‚ ша 
же сторона изображена бываешь ; а ме 
| весьма, 


4 


%о0 ) 500 (05% 


зесьма рЬдко случаешся, чтюбЪ вЪ` нижнем 
шиферь одна сторона , а’ БЪ. верьхнемЪ ниж- 
ней покрывающемЪ ‘другая сторона лисшка 
означалась. Смошри у Жусс» вб ученыхЪ 
Парижскихр записках 1718 ‚ на спраницЬ 
363.  ИЗЪ чего заключаешр ‘онф , чшо ра- 
стуния вещи и лисшки’ вЪ густой ` илова- 
шой водб плыли, ›изЪ которой  несомая 
земля на плывущей лисшф опустилась › на 
коей таким образомЪ оной лист изобра- 
Ззился , а потомЪ со ‘временемЪ згиилЪ , са- 
маяжр ша земля смолиспою машерею ош- 
часу болБе связалась и еще вЪ мягчайшую 
землю опустилась ‚ и полученной слФаЪ в 
ней оставила. 


6. 14. 
С. ПРЕТВОРЕННЫЯ ВЪ`ЗЕМЛЮ. ДЕФЕ- 


ВА и растущёя пеши ‚ которыя обыкновен- 


но (Тегирема овкеш Ша) называются. 
$ 6$. 

ПРЕГВОРЕННОЕ ВЪ ЗЕММЮ ДЕРЕВО 
(Тефсшит херйафе атрочя) есть такое › ко- 
торое не шолько вр землю ` претеорилось , 
но сверьхЬ шого вокругЬь черною: коркою 
покрышо. Случаешся иногда, чшо ся 
корка ошпадаешЪ ‚а внутри оказывается 
земляная ‚ глинисшая или песчаная маше- 
рёя ‚ которая м5Фешо согнившаго дерева зл.- 
няла и укрБпилась. Се бываешЪ шогда , 
когда такое вр землю прешворившееся де- 
рево нфсколько времени на воздух поле- 
жишф, Иногда’ и самая ша корка вЪ землю 
претворилась, и при шомЬ еще ила бы: 


ВидЬ 
921. 


ВидЬ 
322. 


ВидЬ 
3 23. 


| 98 о ) 510 ( 95% 


О. еловомЪ ‘дереёБ., копорое-само. , шакже кор- 
жа и, иглы онаго 5 землю прешворились у 
изврсшно вф,Финланайи. | 


9. 10. 


ВЪ ЗЕМЛЮ ПРЕТВОрЕННЫЯ: КОРЕНЬЯ 
(Тетйсиит, . чеефарЩе „кафе ). (О кореньяхЪ , 
вЪ Финландии по берегу Лантелмайскаго за- 
лива вр, ТавасшгусскомЬ уфздЬ находящих- 
ся; которые в землю претворились., -мож- 
но читать вЬ истори, Королевской. Швед- 
ской Академи. НаукЬ ‹вЬ: 3. часши на стра- 
вицЬ 16., описаныыхр, ош „Данила Тиласа, 
Замбуковой корень, находится около Упса- 


‚ ла ‚ а наипаче на поляхЬ близЪ Эншшад- 


ской мБльницы ‚, гад множество сихЪ ко- 
реньевь вр землю прешворившихся нахо- 
дишся. 
9: 19 
Ро.обрудВвиия раступия  вЕШИ, 
кошорыя „иинерализопанныеми дерепаши назы- 


`ваются ( Мега риа  оскеаИШа) Когда дере- 


во, подЪ: землею: находившееся ‚ мешалли- 
нческимь чадомр  напишалось , или ‘осажен- 
ною ‘рудною ‘землею налюлнилось ; шо оное 
такимЬ! ‘оброзомЪ’' не зпокмо збережено:, но 
и вЬ,аБИсшвишельную:: руду: обращено. бы= 
взешЪ ,. не перемВняя. прежняго своего`изо- 
браженя и составления, = а 

. а ;а $. 218. 

КВАСНЫ  СОДЕРЖАЛНЕЕ -МИНЕВА ЛЬНОЕ 
ДЕРЕВО (Лет арит  оекетаРИе ‘апиттойт.) ‘го 
раздо походишЪ ‘на вамевной“ уголь*, шоль- 


ко шемнымЬ ивБиюмф и внупфеннимЪ ‘сло- 
жешжемв 


держащее' дерево’ видВлЪ. 


480) 511 ( ое 


жентемЪ ошЪ’ онатогразнсшвуешВ >, ›но’ тому 


ито оное также‘) какЬ и друття деревья’, 
трубковато-з оно ‚же, при’ томЪ. ‘гораздо 
легче ‚ нежели каменной уголь’ Наконець 
отЪ камённаго угля ошличаешся и шЪмьЬ , 
что шактя ‘деревья. будучи  складены вЬ 
кучу , ежели: краллкое время НА воздухБ 


полежашЪ › сами:собою затараются у и для 
пого их вь кучФ, всегда водою’ поливать 


должно. 'Находяшеся - при Длбень в’ Мейс- 
сенЪ. 
6. 10 
МИНЕРАЛИЗОВ «ННОЙ КОЛЧАДАНЪ С0- 


-ДЕЛЖАЩЕЕ ДЕРЕВО ( Мега Данит оебетае ругпа- 
-всит.гРугису [оифохую ея) находится ‘при Карлс- 


гавен в Шон!и. Генкель ‘вЪ истори © 
колчаданахЪ на 224 и 247 сшраницахЪ обЪ- 


являешЬ ‚ что. онЪ такое колчаданЬ с0=. 


у « 


у #9 У. 
о 2% 


МИНЕРАЛ ИЗОВАННОЕ ЖЕЛЪЗО СОЛЕр- 
ЖАЩЕЕ' ДЕРЕВО (Пинега иит «еренЩе Дттеит. 


Одта’ ‘иегии” репрейв тт) происходить 


ошЪ' икоторой" ‘обакенной желЬзной вох- 


фы’; кошорая промежь ^мочеь сего дерева 


сфла ‘и. укр5циласв", ‘и’ шакимЪ ‘образом де- 


резво’ “смо вШись ^сЪ овою збережено “ бы- 


ваезтН® › о’пЪ т6го’три“ итомЪ шемнойвфитной 
иовохрова той видЪ ‘имфешр) Можно пред- 
ставить! вЪ‘иримБрЬ неизвфстное дерево’ вЬ 
Гессен$ при ЗолмслаубахЬ найденное ‚ © 
которомр вЪ Либквехшовой р5чи о вели- 
ком" ‘пошонв На 3905 страниц чишать 
можно также примБромЪ“ служить мо- 

жеть 


РидЬ 
325; 


530 ) 512 ((-95% 
жешЪ ольха , вЪ Богемти ‘при ОЭрбиссау най- 
денная , на которой и шишки упфлБли и 
‹‘желЪзисты бышь сшали. ’Сношри вЬ опи- 
сани желБзныхЬ рудЪ. 


Минерализованныя и выше сёго описанныя дв 
ревья не надлежитЪ за одно почитать (® 
шВми › кошорыя внушри не прешворились 
но шолько снаружи рулою обросли`, и ко- 
ихЬ большая часшь КолчаданомЪ ‚. осажен= 
ною мБдью , блейгланцомЪ и прошчими ‘ру- 
4ами обросла } ибо ни одно изЬ сихЬ ‘де- 
ревЪ сюда причислено бышиь не ‘можешь ‚ па 
колику никошорое изЪ оныхь само. собою не 
прешворилось ‚ но шолько снаружи земля- 
нымЪ чадомЪ ‘обложилося. 


. “2 


Е. въУГОлЬ СОЖЖЕННОЕ ПОДЗЕМНОЙ 
ДЕРЕВО ‚ называемое пб уголь лретпорииши.ис# 
„дерепо.м8 ( Атфогез /иегтапеае сагропагае ) есть под- 
земнымЬ огнемЬ сожженное и вЪ уголь ‘обра- 
щенное дерево ‚ которое однако прежняго 
своего изображеня и величины не пошеря- 
ло. Сего рода уголья ошЪ каменныхЪ легко 
ошличишь можно какЬ по ихЬ фигурБ , по 
шому чшо они пни и вБшви предсшавля- 
юшЬ ‚ шакЬ и по крБиосши ‚ легкосшм у 
мочковашомь составлении и шому подоб- 
нымЬ признакамЬ. Находяшся при Квер- 
фурш$. 

СЯ 


Е. НАТУрАЛЬНОЕ ВЪ ЗЕМЛЮ НЕПрЕ- 
ТРОРЕННОЕ  дЕревВО ( [45а а) есть по 


кошо> 


55 о) 513 ( 05 


которое ошф сфрнато чада, н5сколько. зА- 
швердЪло, или ошЪ инаго какого нибудь гор- 
наго жира балзамировалось ‚ и длЯ того 
шлфню ве подвержено бышь стало. Мож- 
но оное ттакф ‚ какф и всякое дерево» хошя 
сЪ трудомЪ. рубишь ‚ колошь и кр сшрое- 
нию употреблять. ВЪ АнгмМи во мвогихЬ 
мБешахЬ подземныя лФса находяшся. Смо- 
три вр АглинскихЬ ученыхЬ сочинентяхЬ 
Нум: 228 и 277 $ шакже Кау 4 Ош еЁ аифег. 
М. р. 337 и 345° 


ЗаБсь не о щепахр и кускахЪ дёрева_, ‘внутри 
торЪ в5Ъ землЬ находящихся ‚ разумфешся › 
‚но единственно о шакомЪ деревб › которое 
по вышеписанному не претворилось › и н5- 
сколько шысячр лБшь вЪ землБ лежало. 


ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТАЯ. 


О КОрРАЛЬКАХЪ ИЛИ ОКАМЕНБЛЫХЬ расту- 
ЩИХЬ ВЕЩАХЪ, 


$, т. О коралькахр вообще, 

2. КакЪ оные разадБляюшся, 

3. О коралькахЪ. 

4. О мадрепоришахЪ или звбздатыхЪ кораль“ 

кахЬ и о раздБленйи оныхЪ. | 

$. О миллепоритахр или решешчащыхЪ ко» 
ралькахЪ СЪ. ихЪ раздБлен1ями: 

6. о тубулитахЪ или коралькахЬ со многи- 
ми шрубочками ‚ ио ихЬ разной фи- 


зуб. 5 
ур Я ре 


у 


#8: 7.0 астроишажЬ или звБздатыхЪ камнязЬ 

СЪ ихЬ сортами. 

$. О водяныхЬ коралькахЬ ; 1) на чесалки 
и 2) на червей похожихЪ. 

©. О составныхЪ коралькахЬ или такЪ на- 
зываемыхр коральковыхЬ гипуришахЬ 
вообще. 

16. О пБлыхЬ составных коралькахЬ , и © 
ихЪ раздБленти. 

тт, 'О’разбитыхЬр составных коралькахЪ › или 
о кускахЬ такихЪ коральков , и © 
разной фигурБ оныхЪ. 

12, О коральковыхЬ кружечкахЪ или порпи- 
шахЬ разной фигуры. 

13. `О коральковыхЬ трибахЪ или фунгитахр 
и о раздБлени оныхЪ. 

14. О коральковой коркЪ , `1) ровной’ <Ъ 
точками, и 2) вБтвисшой. 

15. О коральковомЪ дерев ; 1) шишковатомф › 
2). ЕБшвиспомф , из) о коральковой 
сшепной трав. 

16. О минерализованныхЪ коралькахЬ , А имен“ 
но колчаданЬ содержащих. 


у. 1. 
КОрАЛЬКИ или охаментлыя растузщёя 


пелци ( СогаШа. ГАПорЬу!а ) состояшф изЪ крФп- 
кихЪ каменныхЪ растушихЬ вещей › черь- 
вивыхЬ гнЬздр ‚ или из окаменфлыхЬ ве- 
щей ‚ кошорыя иногда вЪсколько ‘мягки 
бываюшЪ`, и подЪ водою кЬ опокамЪ , ка- 
меньямЬ или к прошчимЬ шБламр прироеш- 
1ите ; а иногла имфюшЪ каменную крБпость, 
весьма хрупки, и находяшЬ ихЬ мБешами 


на 


во ) 91$ ( 05 


на полях или между другими каменными 
и опоковыми родами известноватой нату- 
ры. Вываютш всегда суковашы , или хо- 
шя иной какой видЬ, однако снаружи щоч- 
но опредБленныя фигуры, или внушри 
опти нное сложеше имфютЬ, и по сему 603 
лБе сЪ растущимЪ › иежели СЪ каменнымЬ 
родомЬ сходсшвующЪь 


ВЪ бошаникф усмошрфть можно › какимр обра- 
зомЪ оные коральки вмБсшБ сЪ другими вЪ 
морБ находящимися мягкими И крыпкими 
расшвн!ями на разные классы разаБляютася, 
Я ‚ обсмавя мягчайпия морскя растБнйя , 
намБренЪ здЪ-ь, послБдовать. шому раздБле= 
ню , которое вЪ Минералоги удобнБйшимЪ 
бышь можешЪ. Воперьвыхр предложу © на“ 
ружномЪ изображенти и сложеши коральковЪ› 
изЪ чего разные ихЪ роды познать можно $ 
а пошбмЪ о внутреннемЬ сложен и оныхЬ и 
тому зодобномр разсу ждать буду ‚ дабы 
тм улдобнбе по сортамЪ ихЬ: раздБлишь 
можно было. О разности крБикихр и мяг- 
кихЬ коралькоф ‚ шакже и о нБкоторыхЪ 
малыхЪ часшицахь вЪ МинералоМи изслФло- 
вать Ни нужды.; ‘однако расписанные вВ 
ботаник коральковые роды зась нБкошо- 
рое прибавлене получатЪ р какр изЬ слБ» 
фующаго описан! я усмошрфть можно, 


6, 2 
Коральки раздБляютщся вообще на два 


сорта , а именно на хоральхки ‚, и ина „нина- 


Уализованные хоралежи. 
Я 2 $. 3 


РилЬ 
327. 


ВидЬ 
328. 


бо ) 516 (05% 
$54 

А. КОрАЛЬКИ (СогаШа) всФ вообще 
бывают каменной натуры ‚ именножь хо- 
Рааьки ‚ хоралькопыя хамтеньл (Сота }ирегй- 
се Мапа, тата, агро юё ибтинс5 Гаде. СотаЙа. 
№ [лол.) суть точно шЪБ каменья и ко- 
ральки ›. конюрые на подобе небольшихЪ 
дерев и кустиковЬ пнами и вЪфшвями ра- 
сшушр, и имбющЬ снаружи ровную иглад- 
кую поверьхносше. 

| $. 4. 

МАДОЕПОРИТЫ или. зпфзлатые хо- 
ральхи (СотаШа т ирегвае её ехистианию › айе- 
11/515 › сациает. паприти виз › пода, гато[а ‚ а7рог 
«е] дис Гас. Мадтерогае. Айтойае регий , тато- 
д. СотаШа реа.) суть изЪ одного корня на 
подобте ` деревца, вфтвями ‚ Или на подобте 
куста лозами выросшице коральковые, роды, 
которые по концам вЪшвей или на по- 
верьхносши имфюшЪ звфзды ‚ кои сквозь 
камень проходяшр. [аздБляюшся слфдую- 
щимЪ образом ‚ а имянно: 

т) Рутпистые ‘малрелориты  с8 хруг- 
лыми сучьязти. ( Маагерогае. таторае › тапиз тоии- 
5. СотаШит Н/НШоДрт ]хорегам.). 

2) Тахёя же 6 углопатыми сучьями 
(Маатерогае гатойе., тат апкшане). 

3) На хустб ложоже ( Маагерогае ДШИ › 
Лёрийсит уаце. М Шеротае ]ппрегал ). 

6» 5. 

МИЛЛЕПОрРИ1Ы или решетчатые хо- 
ральхки (СотаШа, т [ирерае @ емтетпа и › рот › 
Д/Лий$ ети; › саииетататеипи Виз пора, татора , 
ато < ифтинс Гаде. МШерогае.) растутЪ на 

подобе 


_Лщфийсит- Гасле ). 


ЧЕН 


93 о ) 517 (© 
подоб!е вЪшвистыхЪ  деревЪ , иногда сЪ 
нгишками и вЪ трубки свернувшимися листт- 
‹ } .. 4 
ками ‚ а иногда на подобте оленьих или 


-мараловыхф рогЬ ‚ или на подобе` кусши- 


ковЬ` изЬ одного корня. На поверьхности 
или на коннахр имфюшЪ скважинки , Тру- 
бочки или точки ‚, будто бы они просвер- 
‘лены или булавками исколошы были , ошьЬ 
чего ивогда осшры и иглова чувсшву- 
ются. Сорты оныхЪ суть слФдуюние: 

т) Вутлистые ‘миллепориты ( МШеротае 
гато}де ). 

2) Вутпистые и иглопатые ( Мерогае 
тато[4де титсаае) походят на суковашые , 
острые ‚ мараловые и оленьи рога. 

3) Сухопатые. на 1итад8-пуриные. чи- 
сточхи ложожйе ( МШеротае гатоае афтоано че; ). 

_ 4) Сухопатые и зиишхкопатые СМ Шеро- 
тае татоше шьегсшоие) 3 копхЪ В вфшви въ, 
ниш&ахЪ , на подобе вверьхЪ простертыхЬ 
чешуй. 

5) На хустб  лохоже (МШерогае  ДАИе$. 


$. 6. , 
Тубулиты или хоральхи.о со жногимии 
прубчхали (Сота › ‘сонземе пиыйотит ,  сеиящи- 
тит кё сеЙшагит , [ирегралефиз ПЧ сотроМа. "Ти- 
Ыдатае. Тишйрогае)) состоят из разныхЪ вмЪ- 
см сростшихся угловатыхЬ или круглыхЬ 
иногда параллельныхЬ › иногда согнутыхБ. 
и ошлЪленныхЬ , а иногда непорядочно. 
смЪшанныхЪ. ›_ распертыхЬ или ‚сжашьхЬ 
трубочек +. пилиндрозЪ и призмЪ , кошо- 
рые всБ ровную и гладкую поверьхностт 
| 3 или 


бо) 5:8 ( 056 
или н$5Эоколько шочекЪ на оной имфютЪ. 


Раздфляются на слфлуюпие сорты: 
:) На органы ложоже хоральки ('Тифи- 


батае Тиз тои тишсет ирегиироля. Оттекит та- 


тит. Тшшайа ригригса ]тпрегай.) походяшЪ на. 


органы ‚ по тому чшо одна трубка надЪ 
другою выросла. 

‚ 2) Тубулиты с8 лараллельными хруг- 
‘ивыши трубочкати (Тийщацае ‚ из; горит , ра- 
гаей; ), 

3) С5 хруглолучистыти и п центр 
смьказощимися ‘труббчхами (ТиШатае ‚ ПШ 
хоииаз, трогтат тафотит стешатит сотеЙь. Сори 
вотайти; Рори), 

4) С$ нелорядочными п.мфет%® сллетен- 
изьии трубчхати ('Тёшщатае ‚ Шу тощий у, 
зпотатае вопсе!!:). 

$) Шестфугольные (ТийШанае › из Ра 
Кати ). 
6) Плтфузольные (Тищатае › ит рета- 
оп 8) больше всБхЪ протчихр походят на 
асптроить или звФздалпыя к>менвя. 

7) Четыреугольные ('Ти’шатае ›. нии; диа- 
втапршатв и. СоаЙшт БРит из саисеИаит 

8) Сиелленные тудулиты (Тиршанее 
саепшаае. Сотайит шетицит). 

| 7. 

АСТрОоиты или зизлатые хамии ( Со- 
гаШа , соштие рагаШеЙ сотройа ‚ тада ЮИЧа ре 
гитдие Гипотротти , Диреграе Пе: тайанз 7Чип@5 от- 
пага. Айтонае. Штассииеу. Штасойнае. Риивй сотайо14ез 
аПтой1с!.) состояшЪ изЪ развыхЬ круглыхВ 
или угловатыхЪ , параллельныхЬ и вмфстб 


сроспишихся пилиндровЬ или трубочекЪ ,› 
кошо- 


——=————- чет. ий 


Зо ) 519 (05 

которыя близко одна возлБ другой, вр парал- 
лельномр положены простираются, изЬ 
чего шакая масса происходит ‚ которой 
поверьхность вездБ круглыми лУучисшыми 
зз5здами украшена. Снаружи походяшь 
они на большие и малые грибы › И разаБ- 
ляюшся слБдующимЪ образомь : хо 

т) Тпердые о астроиптиы ( Айгонае Да! > 


‚ Деикае тсеае. ) 


2) Паухолые жаменья (Айтойае ДИ» 
Дригае онайз. „АгасриеойНи) продолговатою сво“ 
ею. круглоспаю на Яица походяшр $ а лау- 
хопыми камнями названы ДЛЯ ого ‚› чшо 
зв5зды их похожи на пяшна ‚. какя у 
пауков на брюх бываюшЪ ; впротчемЬ 
предсшавляюшЬ шакихЬ пауковЬ , у кошо- 
рыхЪ голова м нбги оторзаны, 

3) Трубатые астроиты („Айтопае лшща= 
#с5`) состояш очевидно изЬ прубочекр`, по 
большой часпи такою фигурою › какою 
грибы растут. | - 

4) Струепатые (Айтонае Дивн. . Ги» 
Птойоп ПеЙагит) сложенемь своймЬ походяшЬ 
на мочковашое и по конпамЪ звЪ5зды имфю- 
щее дерево, | 
Описашели камней прилБжнымЪ разсматриванй- 

емЪ ошмФнной. фигуры асшроишовь , звБзаЪ 
и различия оныхЬ между собою ‚ шщшакже и 
приданными имр именованями пришчину 
подали описать ихЬ вр особливомЪ парагра= 
фЪ. впротичемЬ ошф шак’ называемых 
астерёел8 легко отличить ихЬ можно ‚ по 
тому, что. астроиты круглыя, а астер!и 
угловашыхя звЬзАы имБюь. & 


.+ 


Я 4 293 


| | , ВилдЬ 


332. 


6.8. х 

ВОДЯНЫЯ КОрАЛЬКИ (Сор Ша , бриг 
ЛебтрртР › аибму Пниб5 ар; ое чаи”, адиатит 
опащанопет уишапих , отпиа.  Кутанне. Вин 
епсерьа1о14е5.` Айтонае чопашаи.) изображенемь по’ 
большой ‘часпти ‘на грибы походяшЪ, и какЪ’ 
на. поверьхности таки но концамь про- 
долговаттыя-лощинки имфюшьЬ, кошерыя 
иногда отверсшы , а иногда закрыты бы- 
ваюшф ‚ и‘иБмЬ поверхность ихЪ на вбл- 
ны или ма ползуигихЬ изгибающихся чер- 
вей‘и тому подобное походишЪ. БываюшЪ 
двояюме , а именно : 

х т) На чесалхи лохожзе хоральки (Кута- 
пИае’, бут ‘арегиз ЧатеЦайз.  Еитл-танитЕ, "Сори 
ОЕ; оишГ) ` являюшф отверстые кривые 
ходы , кошорые иногла пересфкаюпся ‚, а 
иногда ЦФлы бываюш: при томЪ попереш- 
ными листочками шакр раздФлены , какЬ 
зубцы на чесалкЬ , по чему сей камень по- 
млнултое зван!е имет ‚ и какр терпутЬ 
чувствуется. Ходы походяшфЪ на безпоря- 
дочно волнующуюся воду. | : 
‚” 2) На черпей лохоже (Куташае ‚ ху 
45. Айтойае хташаи. Ето’) являюшЪ за- 
пертые ходы ‚ которыми на’ ползущихЪ , 


йзгиблющихся ‘и волосистыхЪ червей ‘по- 
ходяшЪ. :. 


Необходимость насЪ принудила новому роду , 
а. П9 сходству _ камня ‚ новое зваше придать. 


—^ г 


. 0:0. 
СОСТАВНЫЕ КОрАЛЬКИ , или пакЪ 
называемые хоразахопые гилуриты (Сока а 5 


Лвига 


чб о ) 521 (05% 

рига сотса ‘вуйиатиа , аиР рег атнсшаНонет р 
ре" < а тшест риз`титиз вретато, сопииста › аи 
еранйа ', Тирегае фегитцие Пти. Нррими- согаШ- 
и. Саша кенсшаю.)) растут по большей 
части коническою мили цилиндрическою фи- 
гурою одна надЬ адругою ‚и проспгира ясв 
отЪ остраго конца впадаюШЪ вЪ широкое и 
16 большой части’ пустое струеваитое дно» 
такЬ что острой ‘конець одной ‘фитуры вЪ 
пустоту другой входитЪ. Составы ихЬ 
соединяющея подобенЪ тростника , назы- 
ваемаго мисей хиоетэ (Зисузюаив) › или 
походянЬ ‘на вставленные одинЪ ВБ другой 
стаканы ,‚ коихЬ плоскосити. по большой 
части сшруевалты. 


Коральковые гипуришы рВдко &Ъ минеральном 5 
род иБлыми своими составами находятся › 
но по большой части вЪ куски’ разаВлены и’ 
разбиты бывлют!Ъ ‘5 по чему ‘ихр на 17$ лые 
и разбитые гилуриты раздблили и списали: 


9. то. 


сн цБлыЕ. КОорАЛЬКОВЫЕ" ГИППУРИТЫ 
(Нгрригй! согаЦии ит.) раздфляюшся с^лВдую- 
жимЬ. образомЪт: 
г) Рётпистые хоральхопые эиллуриты 
(Нури согайт? татор). 
2) Неспязанные хоралькхотые гил пуриты 
935 ифтпей @Нрри г согаЙит ‘поп гатой ехрисиг): 
ч 3) Спязаниые. коральхопые гил лурить 
' 0236 ‘пзтпей (Нарриий стат? поп татой тис ). 
4) Многоспязные хоралькопые гиплури- 
ты (Нррийй согаШт согротфиз ртойГетз е @усо фит- 
уч. 8 ри 


из соадинаи:) ‚ коихЪ изображен1е вЪ. диссер= 
шацуи. Генриха Фоугта. о БалиуйЯскихЬ ко- 
ралькахЬ видфшь можно 1Х нум. 2, иХ 
нум. 3. | 

5) Коральжоные гиплуриты прямой ци» 
миндрической фигуры (Ефрипи согаПий разииз 
втаетрогириз уе вешто. Шаги. , т суйнагоз ратайе-, 
[05 Ггтайз) » коихЪ фигура вр оной же дис- 
сершацли предсшавлена УТ › нум. 1. 

| б) Коральхопые гиллуриты цилинлри> 

чесхой фигуры с5 пыгн@ии ( Нррий! согаЙни. раг- 

Приз спиетрогии; , в сетто, ДАпагив „т суйиАто 

Лехио/о; сов!) , коихЪ изображенте вЪ шой же 

диссершаци усмотрфшь можно ХИТ, нум. 5. 
в 245 

бИТЫЕ КОрАЛЬКОВЫЕ гГиппуриты 
или обломки. хоралькопьб гиллуритопб (Е гар 
тета. рригИотит согаШтотит) разаАБляются на 
слФдующе сориты: 

') Коральхопые стаханы ( Егактеша Ыр- 
фигиотит  сотаШиотит. спиетрогииа. Са|сез согаЦи. ) 
‚ такЪ именованы для шого ‚ чшо они на 
сшаканы или на тупые пусшые конусы 
походят; ‘‹ Внушри по большой ‹часши 
струеваптыт. | 

2) Прямые на хоззи рога пожоже «кот 
ральхопые' ‘облоихи- (Етартета ырригИогит. ‚ 4иае 
гогпиа тефа ттога терегииг. Сегинае. тесь. Еипвйае: ) 
имБюшЬ прямое коническое изображене на 
подоб1е малыхЬ козьихЬ рогь ›. снаружи 
гладки или полосашы ‚ а при широкомЪ 
концБ иногда пусты. и полосалиы , ‘а ино» 
гда звБздовашы и шверды. 


3) 
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3) Крипые хоралькопые..назжозьи. рога 
ложоже обломки (тата ррригиогит согато- 
тит, диае согпиа апситиаа терегит. Сегииае лтсигиа- 
й. Еинриае.) имбюшЪ вакривлениую кониче- 
скую фигуру ‚, и походяшф. на больние и 
малые козьи рога › снаружи по большой ча- 
сти полосашы ‚, а состояш из одного или 
нБсколвкихЬ вмБсш соединенных усту- 
пов, которые вам круглыя черточки 
походяшЬ , как!я на насшоящихь рогахь 
бывают ‚ и Число’ ^ФшЬ показываютЪ. 
При широкихЪ концахЬ по большой части 
пусты и сшруевашы» | 


Часто случается ‚, что (нум.`2 и 3) одни гы 
ше другихь нарастаютЪ ;$ по чему оныя 
суть не чшо иное , как коральковые гип> 
пуришы вЪ кускахЪ. 

4) Коралькопые столбики ( Етавтеша Ир- 
ригИогит сокиЙтогит. , двига сошатиат! рута.  Сои- 
тей. Согала ав.) изображеемЪ походятЬ 
на разные согнутые. и искривленные стол- 
бики : снаружи им ют н5сколько глубо- 
кихЬ окружен!й , шакЪ какЪ бы одна фал- 
да на другой лежала. Широкой конецЪ 
оныхЪ столбиков» по большой часши гла- 
докЬ, при шомЪ иногда пусшЪф ›а не всегда 
‘струеваш?. 

5) Коральхопые хоренья ‚ которые на 
сабачьи шыквенные коренья похожи ( Егас- 
тета рригиогит — согатосгит гафст фтуотае рта. 
Кайе фууотае [ар 4еае.) походяшф на бруоно- 
зЫыЯ коренья ‚о а снаружи полосашы ‚› ШолЛ- 
сшы и шонки бываю. 


Си. 


ВидЬ 
334 
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Си коральковые соршы вЪ Гошланли весьма 

` Знакомишы, и для того обстояшельнбе опи- 
сашь ихЪ старались. МожешЪ быть ‚ что 
со временемь еще болБе сихЬ соршоЕЪ най- 
дено будешЪ. 


: $. т2. 


кКорАЛЬКОВЫЕ Кружечки ‚ или так 
называемые лорлиты ( СотаШа отрешана ‚ такт- 
шате в рига пит/тану ‚› Лрерае сопиеха рей. 
Рогриае.) сосшояшЪ изЬ малыхЬ круглыхЬ 
коральковыхЪЬ `родогЬ , и какЬ фигурою так 
и величиною походяшЪ на двугрошевую мо- 
нешу, а иногда и меньше бывающЬ. Наруж- 
ная их поверьхность обыкновенно плоска СЪ ' 
назначенными кружечками ‚ изЪ которыхЪ 
одинЬ другаго меньше ‚ или выпуклиста СЪ 
такими же кружечками ‚, чБмЬ они н5- 
сколько на ярусныя пуговицы походяшЪ. 
Разафляюшся на шри сорта , а именно: 

т) 7/блые хоралькопые 8 обфир® сто- 
ронб пылуклиестые хкружечки (Р огриае паипаае › 
«титцие сопиехр › т ерт7). " 

2) Полопинчатые хоральхопые с5 одной 
стороны пылухклистые ‚ а сб другой ллосе 
хружечки ( РогрИае тоший атиай ‚ ар ста рае 
сопиех! ‚ ар а1ега Ра!) коихЪ плоская сторо- 
на бываешЪ иногда гладка › а иногда ‘прел- 
ситавляешЬ кружечки одинЪ другаго меньше 
или улишочную фигуру. 

37) Продолгопатые хоралькопые хружеч- 
жи (Рогриае ейрис!) часто на своихЪ плоско- 
сшяхр` улишочныя линфи представляюш. . 


$. 13. 
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НА ГРИбЫ ПОХОЖЕЕ КОРАЛЬКИ , или ридЪ 
так называемые фунгиты (СогаШа Лкига Гий- уух, 
рогит етейтит.  СотаЙфинспае. `Асуота.) суть 
таке коральковые роды , которые фигурою 
своею много или мало на трибы походяшЬ , 
сЪ шакою шокмо разноспию ‚ Что слои 
оныхЪ коральковыхЪ . грибков всф кЪ верь- 
ХУ простираются ‚ напрошивЬ того слои 
настоящихр грибов внизЪ падаюшЪ. Впрош- 
чемь они не всегда слоисшы ‚, и походяшЬ 
на лисшвенишныя губки › сморчки ‚, рыжи- 
ки и на прошчя тому подобныя зещи. 
РаздБляются слфдующимЪ образомЪ : 
1) Ружлые хоралькопые грибы (Согао- 
Ликтае ирербсте рото/и. Рог 1афег). 
2) Слоепалые ( СогаЙофинвиае Диреграе 1ате[- 
2) бываютщЪ иногда продолговашы , а. ино- 
гла нарочито круглы, и по большой части 
походятЪ на лисшвевишныя или на обык- 
новенныя на деревахЪ вырастающИя губки. 
3) „Чистопатые (СотаЙоринсиае Гиреграе Г- 
Пасса). . 
‚ 4) Полосатые (СогаПофинеНае Дирегбсте Пти), 
_5) Жолобпатые (СотаПориненае }ирерае 
Лиса). те 
Коральковые грибы по ихЪ фигурБ шочно раздБ- 
- лишь › кромБ нБкошорыхЪ ‚ ‘не можно ‚ по 
тому что иные ‘изЬ нихЪ суть шакого со- 
стоян!я , что СЪ грибами не великое сход- 
сшво имфюшЬ › и для шого мы здЪсь боле 
на сложеше ‚ нежели на изображеше оныхЬ 
смотрфли ; а.вЬ разсуждени фигуры можно 
их раздБлишь на слЪдуюние соршы : ) 
1 


\ 
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1) С.лоепатые хкоральхопые рыжижи (Сд». 
гаПоритйае иван, Чатейай. Еипру ар40й:) имф- 
юшф круглую или продолговатую и выпу- 
клисптую фигуру ‚ при шомЪ слоеваты < 
иБлыми, а иногда СЪ зубчатыми листочками. 

2) На губки лерепб лохоже хоральхи 
(СогаЙдГинснае уотта ‘ахатет. Азат ттегаЕу.) 
мног1е › но между собою различные нахо- 
дяшся, и походяшЬ на расттушия на деревахВ 
тубки ‚а иногда на Конское копыто, 
`’_ 3) Коральжопыя зубжопыя чашечки (Со- 
тайоритутае , уотта Рехиае.\ походяшЪ на обык- 
новенныя губки ‚, и по большой часши. вол 
нисшьы и жолобовапты. | 

4) Коралькопой 0б-оистб` ( СотаИоринепае › 
Лтта Гусорегар. ) ‘имфетЪ островатую поверьх* 
ноств на полобе пемзы , ‘сверьху бываетЪ на 
немЪ иногда ямочка ‚а иногда со веБмЪ круглЪь 

5) Коральхопые хоренькя (СотаЙинеиае › 
Фета Вай’) ‘снаружи походят на корку < 
дёрева и на сморчки, авнутри пусты бываюий» 

6) На финики ‘ложоже хсральхи ( Сота! 
Доинкиае , гта фсиит иретие ехсаист отит. Расе 
Саткоше;) имБютЪ коническую фигуру ‚ на 
коихр поверьхности видны круглыя вдавлен* 
ныя кружечки. При широкомЪ кони ровны 
СЪ круглою ямочкою ‚ которая иногда пепе” 
регЪ проходит , и на шакЪ называемые 
Гопипентотск1е финики похожи. | 

7) Коральхопые губхопатые. узлы (Со- 
хаПогиткиае, рогта 1ифето]а. "Т ивега реа.) иногда 
трочно ›; а иногда несовершенно круглы › и по 
большой части рухловатшы, 


$. 


— 
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КОрАлЛЬКОВАЯ коркА_- (СогоШа Чиа” вид 


стиПае смена, Тепша ат рипсна о ао рефрогага, 
Е/обата. | Веера.) сЪ о виду» представляешь 
шонкую корку ‚ ‘и походишЪ на каменной 
мохр или полошно или на растянутыя 
нишки: Бывает двухр соршовЬ , а именно $ 

1) Ропная хоралькопая корка’ сё точха- 
ми ( Е/сБага Итеогттв рипа) являешся шакЬ, 
будто бы булавками’ иаколоша была. 

2) Взтпистая’ (Е/фагататоди Рогиз“ сег- 
ити.) походит почти на широкой: марало- 
вой рогЬ ‚ шолько что. она’ Шонка: 

15. 

КОрАЛЬКОВОЕ ДЕРЕВО : (Сока, стене 
сотиеа ‚ Тепиюта , татодаг, Кегорруа. ГиЪохуа. )` со- 
стоишь изЬ ифлыхЬ и шонкихЬ , только 
при шомЪ высокихЬ и суковатыхЪ кораль- 
ковыхЬ родовЬ ;. походишФ на ‘такой ротЬ, 
которой есть нфчшо посредственное между 
деревомЪ и камнемр. Сего рода скаменБлыя 
деревья нахаживались слБдующия: 

| г) Шишхопатое  хор@льконое  лерепо 

(КепморЬуюн гепртте. `Каерога. Сотайта теисияа.`) 
походишЬ. ‘на пустой орбхЬ’`бБлаго или 
чернаго' пвВша ;$ лежитЪ иногда на’ камнВ 
окаменфлымЬ., однако шемнаго или‘сеБш- 
лаго своего роговаго вида не перемфняеи!?. 

2) Еътпистое хораяьхопое дерепо (Ка 
Ъаорвуот уиисоит. Сом ита Ттиеода "теда`, Па.) 
Расшетр сЪ шакими же вфшвями’, мт та У 
прошчихЬ деревь бывающЪ. (Фещег 4 [.. Е. 
Г. 136). 


м. 3) 


336. 


ВидЬ 
337. 
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3) Коральхопая стелиая трапа (Кета- 
ТорБуоп татоДртит рогта епсае; Етса тапиа. )`ра- 
сшешьЬ не высоко ‚ шолько весьма. вБшви- 
ста. на подобте степной шравы. КундманнЪ 
шакую траву окаменБлую нашелЪ. 


НадлежишЪ и ару я подЬ морскою водою нахо- 
дяцияся мягктя и на расштушия вещи похож1я 
шФла , на, примБрь губки, мохЪ , морскую 
праву и тому подобныя. кЪ дЬйсшвишель- 
нымф окаменфлымЪр вещам причислить , 
ежели оныя окаменБли [гл. 50, 6. 3] ‚по 
тому чшо оныя <Ъ прошчими расшФн!ями 
суть одинакой нашуры ‚, и равной перем$- 
нБ < оными подвержены. 


9; 36. 


Б. МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ КОрАЛЬКИ 
(СотаШа тега има) , ВЪ числБ коихЪ почита- 
юшся 

Колчалан8 солержалцйе хоральки ( СогаШа 
ттега жа ругиасеа. Ругиез сотаЙо4е;). Генкель 
вЬ исшор:и о колчаданахр на 155щой сшра- 
ницф уйоминаешЬ о асшроишахЬ и фунги- 
тахЪф колчаданЬ содержащихЪ ; а можешЬ 
бышь ‚ чшо еще и друше коральковые кол- 
чаданЬ содержацйе роды наЙдушся. 


ТакихЬ коральковЬ › 8Ъ коих бы желБзо или 
мФдь содержалась › еще и по нынБ не наха- 
живалось, 
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ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЕРЬВАЯ: 
О ОКАМЕНЪЛЫХЬ ЖИВОТНЫХЬ: 


6. т. О окамёнБлыхЪ живошныхЪ вообще. 

| 2.. Как оныя раздБляюшся, 

$. О окаменЪвшихЪ челокрческихр тБлахЬ: 
4. О человбческихЪ косшяхЪ вр камень пре- 


шворившихся ; 1) шочно шакихр › 2 
калЦинированныхЬ , из) ЗатверАБлыхЪ: 


$: О четвероногихЪ животныхр , вЬ камень 


прет вори вшихсЯя: 


6. О окаменфвшихь косшяхЪ ихЬ разнато с0= 


СПОЯН!Я: 


7. О мамантовой кости ; т) острой ,› 2) щи- 


рокой, и 3} шемноцвиной: 


Н. 8. О бирюзаЖЪ разныхЪ цвБтшовЪ. 
| 0. О птиЦахЪ вЪ каменБ претшворившихся 3 


и о и%Ъ окаменБьшихЪ 1). перьяхЪ , 2} 
яицахь и 3) гнЬздахЪ. 


+0. О окаменбишихЪ птичьйхь КостяхЪ., как 


1) ноф , 2) когтей ‚и 3) костей. 


11: О рыбахь , вЪ камень прешворившихся $ 


1) прлыхЬ › 2) рыбьихЪ головахЬ ; 3) 
перьяхЪ ‚ и 4) хвостахЪ: ч 


15. О окаменбвшихь . рыбъихЬ костшяхЪ ; 


г) 
рыбъихЪ скелешахь › 2) спинкахЪ, и.3) 
малёнькихЬ костяхЪ. 


13. О змфиныхЬ ЯзыкахЬ ; 1) тшреутольныхЪ ; 


2) вилошныхЬ ‚и 3) о окаменфвшихЬ 
щучьихь зубахЪ. 


14. О жабныхЪ камияхЪ $ т) крутлыхЬ ', 2) 


пуписшыхЬ › и 3) челноковашыхЪ. 
$. 15. 


_ ль 5% в № = р 
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$. 15. О окаменфвшихЬ амфивяхЬ ;$ 1) ящери- 
цахЪ , и 2) змБяхЪ. 
36. О окаменбвшихЪ косшяхЪ оныхЪ. 
17. О разныхЪ лешучихЪ насБкомыхф , вЪ ка- 
мень прешворившихся. 


18. О прешворившихся вЪ камень ракахЪ ‚. их 
родахЪ и частшяхЪ. 


12. О прешворившихся вЪ камень черьвяхЪ. 

20. О белемнитахЬ разной фигуры. 

21. О шрохитахЪ. 

22. О составных шрохишахЪ и о шрояксмЪ 
раздБлен1и оныхЪ. 

23. О вБивисшыхЪ составныхЪ шрохитахЪ двухЪ 
соршовЪ. 

24. О асшеряхЬ ‚-угловатыхЪ и круглызЪ. 

25. О энкринишахЬ $ 1) пяптутольныхЪ , 2) 
шесп!угольныхЪ › и 3 ) многоугольныхЪ. 

26. О начершанныхЬ на камнб живошныхЪ ро- 
дахЬ вообще. 

27. О рыбъемЪ шиферВ › тлубоко и мЬлко вЪ 
камнБ втисненномЪ. 

28. О слепкахЪ пу 

20. О слепкахЬ насфкомыхЬ, 

30. О слепкахЬ пауковЪ, 

31. О минерализованныхр живошныхР ‚ и в0- 
перьвыхЬ о купоросова пиыхЪ человче- 
скихр шБВлахЪ. 

32. О солкихЪЬ живошныхр. 

33. О окаменблыхЪ живошныхЬ › колчаданЬ 
содержащихЪ. 

34. О желФзистыхЪ окаменблыхЬ животныхЪ. 

35. О окамёнфлыхЪ живошныхЪ › мБаъ со- 
держащихЪ. 

36. О окаменБлыхЪ живошныхЬ › серебро со- 
держащихЪ. $. т. 
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б. т. 
прЕетворивнияся ВЪ КАМЕНЬ ЖИВОТ- 
ныя (Рездсие апйтаЙа. Родиы.) бываюшЪ и- 
лыя шла всяких живошныхЪ или н5ко- 
торыя части оныхЪ , которыя окамен$ли ,› 
или инымЪ какимЬ нибудь ошифннымЪ об- 
разомЪ подЪ землею в’ нерушимомЬ сосшоя- 
ни находяшся , или которые на камнБ изо- 
бразились, и слБдЪ свой вЪ ономЬ осшавили. 

| 6.2: 
ВЬ разсужден!и разной натуры и со- 
стоянуя окаменфлыхЬ вешей, также и раз- 


родЪ 
52. 


лия живошныхЪ шварей раздБлили мы. 


оныя на девять сортовЪ , а именно: т) на 
окаменфбвшуя человБческя шла и косши ; 
2) на окаменфвиия кости четвероногихЬ 
живошныхЬ ; 3) на окаменбвшихр пиипЪ , 
ихЪ яица и гнБзда $ 4) на окаменфвшихЬ 
рыбЪ $ $) на прешворивиияся вр камень ам- 
физи или живошныя змФинаго рода; 6) на 
претворившйяся вЪ камень летаюция и пол- 
заюшия живошныя › называемыя насфкомы- 
ми; 7) на окаменфвшихЪ червей ; 8) на слеп- 
ки жизошныхЪ , вь камняхЪ изображенныя ; 
>) на минерализованныя живошныя, 


Хошя по сему кажется, что окаменВлыя вещи 
проситранно раздБлены $ однако необходимость 
требует? , чтшобЪ раковины подр особливымЪ 


родомЪ описать, которой ниже сего слфдуешЪ, 


$. 3. 


А. ОКАМЕНЪВПИЯ ЧЕЛОВЪЬЧЕСКТЯ ТЗ- 
ЛА (Ребе аитайа Боттит. Апториы.») 
© 2 суть 


’ВидЬ 
33$. 
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суть цфлыя человфческтя тФлА или по боль= 
шой часши кости ‚, ВБ камень претворив- 
итяся. Оныя легко по виду узнашь можно, 
_ЗВЬ 1583мЬ году во Франши при ЭксБ най- 
денр пБлой вЪ камень обращенной чело- 
вЪкЬ вр опокб’, коего мозг шакЪ кр5покЬ 
быль ‚, чшо имр огонь высфкать можно бы- 
‘ло, а кости мягки были, Зри о семЪ у 
Генкеля (Р1. За ши. р. 532. и слФд.), 


ОбЪявленя о тородЪ бидоблЬ вЪ АфрикБ, кошо- 
рой <Ь людьми , скошомЪ и дворами вЪ 
3634 мЬ году вЪ камень претворилея ‚ шак- 
же и Гаппелево извфсиме во 2 часши на 554 
страницб © толиБ „ТашарЪ при озер , ва- 
зываемомр Кишага ‚ Которое между Росчею 
и Тартарею находишся ‚ от вБшру такую 
же Судьбину претшериБвшей ; какЬ оное 
Гельмоншф описываешЬ , и о множесшвв 
Гишпанскихр рейшарЬ, вЪ поход вЪ Веста 
инди окаменфвшихЪ ‚ о чемЪ 1оаннЬ Костя. | 
вЬ книЕВ 1 ‚ вр главь ошой обрявляетЪ у . 
и друмя сим подобныя повБети шребуютЪ 
точнЬйшаго и надежнбйшато свидфтельситва у 
чшобф ихЪ за справедливыя почесшь можно 
было. 


6. 4. | 

ВиБ ——  ОКАМЕВЪВИИЯ ЧЕЛОВЪЧЕСКТЯ КОСТИ | 
340. (Ренйсиа апитайа офит Битапогит. Ху/0Лее Бита- 
па) нахаживались пфлыми скелетами , и 
порознь ‚,. как черепЪ ‚ зубы , хребтовая , 
бедренная кость › верьхняя и нижняя ло-. 
дышка и друмя, Даздфляюшся слБаую- 

лримЬ образомь: ри гу 


4%бо ) 533 (105% 
1) В5 хамень лретпорипшёяея челоп®- 
чесхёя кости ( Хуойеа Бытапа Чарщеа ). 
2) Калциниропанныя чело иескя  хо- 
сти (Хе Битапа саспима ). 
3) Затперделыхл ( Хущеа фитапа. таита- 
2) находяшся почша в насшоящемь ихЬ 
состояни ‚ шолько н5сколько крЬиче обык- 
новенныхЬ костей, - | 
\ > 7 
Что до костей ГигантовЬ касается „ кошорыя 
мБстами находяшр ‚ оныя почитаются либо 
за кишовыя и прошчихЪ большихЪ зкБрей 
кости ‚ либо за оставиияся ош древнихЬ 
Гиганшовф , кошорые под каменными ку- 
чами и песчаными буграми погребены, 


9. 5. 

В. въ КАМЕНЬ ПРЕТВОБИВИИЯСЯ ЧЕ- 
ТВЕРОНОГТЯ «„ЖИВОТНЫЯ о (Релама аттада 
пиадтиредит: Грош.) между прошчими` пре- 
зиворяющизися вр камень родами весьма рЪд- 
ки, и по нынф шакихЬ еще не нахажива- 
ли ‚ кошорые бы вмфсшЪ сЬ мясомЬ и ко- 
жею окаменфли ‚ кромБ нЬкоторыхЪ ихь 


_щасшей , на примБрЬ передней ногй обезь- 


аны. 
$. 6, 

ОКАМЕНЬВИИЯ КОСТИ ЧЕТВЕБОНОГИХЬ 
животныхъ (Ре са вийнайя оит - диадгире- 
Чит.  Ху0йеа Чиадгиредит,) по большой часиви 
бываюшф слоновыя ‚ Шакже и другихЬ 
живошныхЪ зубы. РаздБляющся слБдую- 
щимЪ образомЪ: 


е; а 9. 


ау дризнжа 


ВидЬ 
341, 


Видр 
342. 


нь ма кб грнь мА шир вы = 


ВидЬ 
343. 


483 о ) 534 (05% 


1) Кости четпероногихб ‘жипотныхб „ 
28 хамень лретпориплился ( ХуДеа диадгиредит 
мридеа ). 

2) Кальциниропанныя хости тахихв жи- 
вотньхб (ХуоДеа чиафтиредит сета у 


3) Затперафлыя хости четпероногиюб 
(Ху/9Деа дтадгирейит 1идигата ), 


4) Охаменъпашя рога ( Хобей сотпиит 


диайгиредит ). 


м: 

МАМОНТОВАЯ КОСТЬ (Рефеша аитайа 
деннит @ерфатотит. Ефиг ро[Ие. У псогии Ле.) со- 
стоитЪ изЪ большихЪф долгихЬ заднихЪ или 
острыхЬ слоновыхЪ зубов бЪлато или шем- 
наго цвфша ‚, коихЬ множество ЕЪ Сибири 
добывается. ‘Такая кость и вЪ протпчихЪ 
мфетахр Европы находишся хошя не ока- 


менфвшею , но оную такЪ , как и всякую. 


кость › вЬ дЪло употреблять можно. Сор- 
шы ея суть; 

*) Острая омамонтопая кость (Ее 
ЛДИе асщит сотпеит) бывает иногда длиною 


ошЬ зхЬ до 4х аршинЪ ‚ а иногда и ко- 


че. 
г 2) Широхая (Ей {Те тоште) иногда 
бываетф толщиною в д1амешрь о дюй- 
мовЬ , д иногда и шонфе: впрошчемр со 
всфмЪ походишЪ на задые слоновые зубы. 
х 3) Темноцифтная (Ей АЕ Ушрит ) 
темнымр ивфшомЪ походишЪ на кокосовы 


ор$хи. - 


у А 74 — (9 

Мамонтовая косшь ошЪ настоящей слоновой 
разнсшвуешЪ вЪ пюмЬ , чшо она т) и. 
брла 


и ть драки Али: ›—— 


— —пошоееинокаа В ОБЕ ада арыны, ВС бя И Аоы 


. 


` 
* 


98 о.) 535 (056 


` бла и по большой части черныя пйщна или 
и крапины имБетЪ $ 2.) снаружи желтою › 
| сфрою ‚, бБлою или зеленою коркою покры- 
- А 9) имфешЪ почши одинакой запахЪ СЪ 
мигдальнымр молокомЬ $ 4) вкусомЪ шако- 
6 ва же ‚ каковф мЬлЪ чувствуешся $ 5) сна- 
{ ружи крЬиче ‚ нежели внутри $ 6) раздВ- 
т ляется свободно ‘по слоямЪ и кружечкамЬЪ ; 
7) ежели оная вЪ воду опущена будешЪ , 

по на во2В много пузырей подымешся ; 8) 

4 кЪ языку пристает такЪ , какф мергель 
или болусЪ. ВпрошчемЪ сЪ слоновою костью 
сходствуешЪ , по колику слонЪф имБешЪ два 
- | острые зуба ‚ называемые клыками, и 


= 


т сверьЪ оныхЬ еще четыре ‚ иБкоторые 

Ь шесть, а иные и восемь заднихр зубовЪ ; 

а напротив лпого_ слониха острыхЬ зубовь 

. или клыков не имет}. 

>. | $. 8- 

” бирюзы (Рамйсма аптайа ФепНит диа4- видЪ 

› пиредит., пИогет её роШигат веттеат адтИепна › с0- 344» 

* [оне суатео. “Гигсорде. 'Гичо4е:.) суть голубые 
камни ‚ которые на подобе дратоиЪнныхЬ 

, камней шочишь и нолироватшь можно , 

2 только оные не прозрачны. Изображенемь 

за своймЬ шочно походят на зубы ‚ и шакЬ 

| ВЯЗКИ , какф слоновая кость ‚ при шомЬ 

у слоевашы и выпуклисшыми слоями отд5- 

т ляюшся. (КЪ языку пристаюшЪ ттакЪ , 
какЬ мергель › и бываюшЪ шрехЪ соритовЪ , 
а именно: 

й т) Голублатыя Фрюзы (Тиодае саети- 

. 120 - а фе[сенге; ), 

‘ © 4 2) 


ВидЬ 
345. 


лежашЬ 


2) Голублатыя изб - желта  рюзы 
( Гитсоае_ саетщьо - аиесене ). 
3) Голубпатыя ©5 зеленью бирюзы 
(Гигсо/ае саетщео - ЭИ1ЧЕ$ ), 


реомюрь вЪ ученыхЬ запискахЪ Парижской Ака- 
демфи 1715 году» на страниц 23о шой какЪ по 
внутреннему шакЪ и по наружному изобра- 
‚ женю и сложентю бирюзовыхр камней дока- 
залЪ › что оные суть не чшо иное, какЪ 
окаменБлые зубы живошныхЪ, се явствуетЪ 
изр внутренняго мочковатаго ‘сосшавлен!я 
оныхр и углублений (ишед)) или отверстий 
длЯ нервовЪ. По обЪявленпо инфкошорыхЪ К 
Тоаннф Касбанф де Пушео изЪ мамонтовой 
кости „чрезь обжигане оной. искусствомЪ 
умБлЬ бирюзы дБлашь. Также и Генкель 
обЪявляешЪ ‚ чшо оч шакйя окаменБвиця 
подземныя косши толубымЪ цёбтомЪ кра- 
сишь умфлЬ ‚ но до’ шого достигнуть не 
моф , чшобФ оныя бирюзовую кр6пость 
имбли. бирюза ‚ величиною/ прошивФ орБ- 
ха ‚ опбниваешся кромБ купечесщва вЪ 299 
рейхсшалеровР, 

- $6. о. 
С. въ КАМЕНЬ ПРЕТВОБИВИИЯСЯ ПТИ- 
пы (Рефсаа аптайа ашит. Опиойиы..) быава- 
ют или ифлыя пшины или нфкошорыя 


часши оныхЬ ‚ шакже яица и гибзда › ко- 
шорыя вЪ камень обратились. Сюда над- 


т) Охаментиийя лтицы (ОтйИЬИЫ аш 


ит), кошорыя весьма рёдко случаютщая. ) 
2 


у 


№. 9бо ) 537 (©56 
| 2) Охаменалишл лерья (Ото Иы ри 
таги), 

3) Охяменйиишя яица ( ОглифоПНЫ оио- 
гит). . 

4) Оха.менвилия гнЪзда (ОтйоНИя ш- ` 
Йогит ашит) хотя по прямому сюда не при-. 
надлежашр › однако не неприлично здЬсь 
включены бышь могуп!, 

6, 10. 

ОКАМЕНЪВИИЯ Кости птиць (Ра-. Вид 
Фсата. анртайа офит, виит. ХПореа ашит,`) узна- 346. 
вашь можно’ чрезЬ сличене сЪ костьми `дру- 
гихЪ пширЪ, Оныя могушЬь быть слБаую- 
ния ‚а именно : 

1) Охаменфташе лтичьи носки (Хуй 
тоЙгогит ашит), 

2) Охаменфишёя лтичьи когти (ХиЙеа 
пиршит ашит. «3 

3) Охаменйиаие лтичьи кости (ХиоПеа 
орит ашит), 


$, 11. 
р, въ каАМЕНЬ прЕТВОоривштяся ры- ВидЪ 
‘бы (Ратфема аштайа рат. [сыБуоШЫ.`) весь- 347. 
ма удобно узнаваюшся ; & ошЬ шифернаго 
камня , в коем оныя находяшся , ошлич- 
ны шмЪ ‚ чшо они изЬ о онато нфсколько 
’° выдались или глубоко вр немр начершанны. 
’  РаздБляюшся такимЪ образомЬ : 
+) Дълыл пб камень претпорипиёяся 
рыбы ( ТояБуиы пет) › коихЬ чешуя , 
естьли оную имБли ‚, шШакже окаменфшь 
должна. 
‚ 2) Охаменфишёя золопки рыб ( ТЬИуой- 
{И сариит руцит) ‚ в коихЬ и глаза также 
| 9; вр 


ы/) =. 


ны = = “= 2.2: Е ее Ча а. о ЕЕ 
мина Зоран С ыыы. олег ара 4 жа Иа = жа вый = Эа Еф таь а, = 


=. ТЕТЕ 


98° ) 538 (©5% 
вр камень прешворены бываюшЪ ‚ шакЪ что 
ихр свободно изЬ шого камня, вр коемЬ 
оные находяшся ‚ вынимашь можно. - 

3) Охаментишёя лерьл рыоб ( [сЫфуЧИЫ 
ргайсЫагит фудит.. 

’ 4) Охаменттие жпосты рыюб ( [сЫЪуоИ- 
ФЫ ваидагит р]аит). — 
12. 

ВЪ КАМЕНЬ ПРЕТВОрИвИИЯСЯ рыбьи 

кости (Рефема аптиейа орит р/нит. Хора 


‚ р/шт.) по большой часши нахаживались. 


т) 25 камень лретпорипшёяея схелеты 
рый ( ХУоДев раеотит фунит). 
`2) В6 камень лретпорипаиёяся хребто- 
пыя кости рыб ( Ху0Леа чететагит рузит. 
ГеыБуо/ропдуй. ТетефтеЦае ). 
3) 85 хамень лретпориптёлел ифлжюл 
хости рыб (Жушйеа рнагит рут). 
й: 33 
ЗМБИНЫЕ Языки (Реусаа аштайа 4еп- 


-Нит асшотгит фИаит. СЛофретае. ТеЫФуодоне; сир 


4ай. Отио а.) сушь острые ‚ больше и 
малые рыбьи зубы ‚ вЪ землЪ находяциеся» 
которые вЬ камень не прешворились ‚ но на 
рогЪ походят ‚ при шомЪ крбпки и будта 
полированны являюшся. Раздляюшся сл$- 
дующимЬ образомЪ : 

`1) Треугольные зифиные языхи (С4р- 
ратае 1апцатит ‚› фай натшит.) остры и сфры 
на подобе сФраго полированнаго рога, А 
при шолсшомЬ концф шреугольны вохрова- 
тато ивфша бываютЪ. Суть зубы нфкошо- 
рой рыбы , называемой (За). 


у 5 


аи №. Я 


930’ )-532 (05% 

Вилошные зифиные лзыхи ( Собретае 
бадана рай Гитсиа.) остры и сБры шакЪр, какЪ 
и вышеписанные ; при шолстомЬ кони ра- 
сколоты на подобе вилокЬ ‚и вохровашой 
нзБшЪ имфюшф. Оные зубы шакже помя- 
нутой рыбы. 

3) Ола.мен пли е ащучьи зубы (С1офретае 
шстогит`) бывают остры и крфпки ‚ и по- 
ходят на подлинные шаке зубы. 


ВЪ древния времена оные змБиные зубы тполько 
на’МалпиийскомЬ острову нахаживались , и 
тогда почитали ихф за иглы или языки 5 
по соизволенио Апостола Павла вЬ камень 
прешворенныя ; а нынб извбстно по сложе- 
нпо оных › что они рыбьи зубы , которые 
инако названы , 2 по прямому надлежишЪ 
ихр именовать .зубймшн $ они же вездБ вь 
Европф находятся. ВпрошчемЪ хошя по сход- 
сшву и называют ихЬ лтичьими языха.ми , 


но несправедливо. 

$. 14. 
ЖАбНЫЕ КАМНИ (Ре"рсжа аштайа 4ея- 
Нит тоатит ф]аит. Вили. Сьаоти. Те Буовоте 
ЛишеЙан. Одоторегае. Витасьун. Сатарайнае.) бы- 
ваюшр круглы или продолговаты на подо- 


бте небольшихЬ круглыхЪ чашф , сБраго ‚, а 
иногда краснаго ивфита ; снаружи н5Ъсколько 


мяшнисты и будшо полированны являют- 


ся. Величиною состояшф прошивЬ ногшя , 
а иногда н5Ъсколько больше или меньше. 
РаздВляюшся слБдующимЬ образом ‚, а 
мменно : 

:) 


у . <> Фр кии 
= оон ЯНИЕ зе | 


аби 


ВидЬ 
:355. 


ВидЬ 
352. 


ВидЬ 
353. 


риегузии Деагараг), 


%8 о) 540 (05% 


1) Круглые жадные жамни (Вирт огИ- 
ешай), 
2) Пулистые (Вит отопа!), 
‚ 3) Челнокоталтые (Вити Дарьощез). 


Оные каменья за окаменБвиия затылошныя жаб- 
ныя косши почешать не должно › ПО КОЛИ-> 
ку не ош нихЬ оные произошли , хошя 

’ так ‘ихЬ и называюшщЪ, 
$ 15, 
Е. РЪ КАМЕНЬ ПРЕТВОБИВИТЯСЯ АМ- 

ФИивтИ (Райрсаа аптайв атрыотит. Атрыноы.) 

разумВюшся змфи ‚ жабы, крокодилы и 


друмя симЬ подобныя живошныя ‚ кото-. 


рыя вЬ камень прешворились, ВЬ числ 
оныхЬ почитаются 

1) Охаментиия ящерицы ( Атрыии!- 
их 1асетае ). 

2) Охаменялашя зифи ( Атрымиз [г 
рений). 

6. 16, 

ВЪ КАМЕНЬ претворивпияся кости 
АМФИВТЕЗЪ (Репбсва аттайа орит атрЫогит, 
ХубЛеа атрЫБитит). ПримфромЪ сему служитЪ 
претворившейся вр камень крокодиловой ске-. 
лешЪ, | | 

9 Е 
’Ъ. ВЪ КАМЕНЬ ПОЕТВОРИВШТЯСЯ НА- 
съкомыя животныя (Ренбсиа апитайа туес- 
тогит. ЕщотоЬ!) ‚ в числЪ коихр сушь сл5- 
ИЯ : | 
о 1) Охатенуиплиая гусеница (ЕтотоИЬи$ 


2) 


ОНИ и —— 


ое СУ В 


98 о): 541 (956% 

2) Охаменфишей жухь (ЕтотОИЬиз сени 
воет [и шсат ). 

3) Охаменфллшая бачка (Етото из 
фиегуюих рарйоту). °_ 

4) Охамензтшая сё голопы на ярмо ло- 
‘дожая рьюа или голопастих® (ЕптотаИфи; регу- 
д; ШеЙае ). 

$) Охаменфишая муха (ЕтотбИьи рие- 
муртиз тисае: 

6. 18. 

| ВЪ КАМЕНЬ ПРЕТВОРИВШТЕСЯ АКИ 
(Ранфеша ‚априайа теотит стибасеотит. АпасоШЫ) 5 
к коимь причисляющся всф роды раковь 
или черепокожныхЬ живошныхЬ , кошорыя 
окаменбли. Оныя сушь 
| 1) Оламентишае раки (Абасошьив абась 

АПасиз реплфсаи. КоБего: Кауег. ): 
2) Оха. менфпише раки называемые Крадб- 


‚ боми ( Апасоивия шаг ). 


3) Охаментпиае „морск рахи ( Апосой- 
Физ Сатта!). | 
| 4) Охаментиивя ракопыя клещи ( Апа- 
сои ИеЬй тают аПас. Апасоройит). 
$) Охаменфпийёя рахопыя ношхки ( АПа- 
софиз асе пипотз аваст. Вас ).. 


Кромб сихЪ окаменблыхЪ насБкомыхЪ живош- 
ныхЪ еше и по нынБ не примбчеио $ а при 
томф сомнительно кажется ; Не надлежишЪ 
ли нБкошорыя иЗЪ вышеописанных лешу- 
чихЪ нафкомыхЪ (6. 17) между слепками 
насфкомыхЬ числишь. ВЪ камень обращен- 
ной паукЪ есшь не что иное ‚ какЪ слепокЪ 
или изображене мак называемой морской 

‚ ЗвБзаы $. 19, 


1 И РРЕЧСИ 
КЧР АУУ Зы ь 


ВидЬ 
354 


6. то. 
С. въкАМЕНЬ ПРЕТВОРИВШТЯСЯ ЧЕРрЬ- 
ви (Ратйсйв аттайа чегтит. НатиНоШЬГ) , вЪ 
числЬ коих заключающся всф окаменфвиия 
земляныя, озерныя и морск{я черьви. Впрош- 
чемЪ весьма сомнфваться должно ‚. нахажи- 
вались ли когда дЪЬЙйствишельно вЪ камень 
прешворивштяся земляныя черьви ‚ каковы 
показываюшся ; а вЗрояшнфе кажется ‚ чшо 
они шакЬ называемые пермихулиты › кото- 
рые ниже сего описаны будутЪ. 
6. 20. 
бЕЛЕМНИТЫ: ( Рейса айтайа. Нясбфая- 
отит. Виетиит. Оасзуй 14а. Т.арез упс.) суть 
коническ!е или цилиндрическе камни ‚, по 
большой часши темнаго ивфша : внизу 
имфюшЪ коническую пустоту ‚, вр которой 
иногда конической камень другаго рода 
включенр бывает. Снаружи полосаты , и 
оныя полосы прошягаюшся ошф средины. до 
окружносши. Иногда на подошв видны 
один ценшрф имфюния окружев1я ‚ шакЬ 
что одинЬ кружек изЪ другато н$5сколько 
выдался. Оныя суть ошм$ннымр образомЪ 
вр камень. претворившеся морск1е черьви у 
называемые Голотурёэрб ,‚› которые раздЪ- 
ляюшся слБдующимр образомф ‚, а именно: 
1) Комическёе блемнитли (Ветий! сота). 
2) Пилинлричесхе (ВЧетии суйтатит). ^ 
3) Белешниты ‚ на лоперижности лу- 
стоту имзюзщёе ( Вёетий сапайсшой). 
4) Жолобпалтые (Веетпт саг). 
5) Пустые ( Ваетий сви). . 


6) Дпойные (ВёетйИ четчещой Ки дифП- 
вай). 

7) Белемниты в хонцентрическими 
охруженёяьжи (Ваетшй вйтсиЙ5 сопсепитси ). 
8) Прозрачные (Ваетии! Фарфаи!). 


Собственная и особливая напгура сего камнях 
ошмЬнна ошЪ прошчихЬ к минеральном 
роду принадлежащихь камней ‚ какр вЪ раз= 
сужден!и изба такф и обжиган!я , изЪ ко- 
тпорыхр явствуешф ‚ чиюо оной со всБмЪ 
отмфннымЬ омЪ прошчихЪ окаменлыхЪ ве» 
щей образом сосшавился , а именно ош 
собственной мокроты голотур!эровЪ ‚, котшо- 
рая <Ъ другимЪ каким нибудь землянымЬ 
роёомр вмфсшЪ смшалась и затвераБла. 


$; ‘Эх 


‚ трохигы , ‹ колеса лредстапляюлц4е 
химии ‚ жернопы (Раптрема апинаЙа атисшотит 
еЦатий таппапии , рттатоае , сешто сецае. 'Гтос- 
14.) сушь одинакме хребтовые составы , 
шочно круглую фигуру имбющие, которые 
походятЬ на маленьк!я мБльнишныя колё- 
са › вЬ срединб имбюшЪр скважину , и про- 
изошли отЬ черьвей , морскими звБздами 
называемыхЪ. : 

9. 29, 

ЭНТрохиты или состапные тродиты (Рей 
Лсаа аптайа агисш отит сотрубогит , ПеЦатит танта- 
тит, огта суппанса, Тонрло"1 › сешто 4]тс1о , прегбае рег 
стешо 5 ли ддегтииа @Папца аш. Еттобфиае. ЕптосЫ, 
Гошое. ) состояшЬ изЬ разных трохитовЪ 
(5. 21), долгою цилиндрическою фигурою 

вырост В 


Видв 
357, 


Вид 
358. 


463 о) $44 (05 


выБетБ составленныхЬ ‚ которые вЪ среди“ 
нф пусты или другою машерею наполне- 
ны. На поверьхносши” оныхЪЬ находяшся 
поперешные  циркулы ‚ кошорыми шрохи- 
шы  раздФляются. ВБрояшно ‚, что они 
сушь составленные члены или хребтовые 
нервы шакЪ называемыхЬ морскихЬ звБздЪ. 
ОныхЬ считается три сорта ‚ а именно: 

т’) Состапные трожиты 6 зиирокими 
мхучати (ЕщтосЬиае та4Из (Ну). 

2) Сё тонхими лучами (ЕптосЬиае › га- 
4й5 Зепшотри ). 
| 3) сё обтертыми хружечками и усту- 
лами (Езитофиае спсийз сё сотт рб  дениг. 
Гошоме)). 


Когда составные тшрохиты длинны «бываюшЪ , 
напримроЪ изЪ 8 ми, 1оши ; 1ушщи или 
20 ши уступовЪ состоят , по оные стол“ 
бпыми или цилиндрическими называются. 


9; 35. 

ВЪТВИСТЫЕ СОСТАВНЫЕ Трохиты (Р2- 
ФПсата аштайа , Пейае тагтае ; тайиз сут" 1епш- 
офи; РигИиз ех ипа тафее фгорийщаий и ‚ рете @181- 
отит аиПаг ех оПиз тефасатр. ЕпосЫ гатой.) имБ- 
юр изображен! тонкихЬ составных шро- 
хишовр таким образомр , будто бы они 
изЬ одного корня произошли и на разныя 
вЪиви раздЪлились , почши на подобе пер- 
стовЬ изЪ рукй выходящих; только здЪсь 
шакая рука состпоитЪ изф множесшва раз- 
ныхр угловашыхр камней ‚ которые ино- 


тда струисшы , а иногда гладки быва- 
| | ют. 


а фз > ре р м Те 


к маек: к. 
ив ОКЕ ЕЬ АС Е оныбкьльваи Ш льдом Бибби НЕД, ош 


460 ) 948 (05% 
ЮШР. — Изображенте имбюшЬ адвбякое ‚ & 
УМЯННО: 


- ') Вфтпистые ‘5 гладхою и ллосхою 
: ручною хоствю (Ето татой , при физ  зиевасиг= 
2 ру аршин: у ат). 
` 2) Взтиистые сё зпуздолучистою фу 
: пою хоётью (Ето кат, Пар теасагут у 
у апршайз , тро 45). 
6. дд: 
‚м АСТЕРТИ (Рамрева ‘апипайа  аИНсиогит ВидЪ 
| ные ‚ Медиае › ртта супиатса ‚ 4 утрпай- 359 
к; › Лирегие ‘её лтуегие ПеПа фитфиапушат огпата , [ирег- 
| ря рег `Птеах че сти; т дееетттата Фан ‚ 41- 
- ии. Айетае. `Аптойае витосо ИтИез. Апенае сойииа 
° Иатех ентобро ЛтИез.) суть угловатые ‘мли круг- 
И лые продолговатые камни, коихЪ’верьхняя и 
« Чижняя сторона пяпйугольную звезду пред- 
к ‚ СшавляюЬ ‚ а поверьхность ихЪ поперешиы- 
_ ми линфями ли кругами вЪ нБкоторомЪ раз- 
стоян!и раздФляешся. БываюшьЪ  двояке у 
а именно: | 
1) Углопатыя ( Айетае аноща!в)). 
: ы Круглыл (-Айенйе сйитиаге:): , 
ы р. 99; | 
7) энкриниты или ма чилею ^ лороже\ Вия 
: хамни ( Репрама  аттаПаПеЦае ‘таттае ти’ 360: 
ь софтаси: › тет” еттоб я соЦаветаП ия, еЁ сх <тй сай 
к [ Черепаенирих Па’ сотуой’а , ‘ол роттат Дону ти у 
б Рега; пондит схра/е , одепаалЕ. Ейсни!) состто яр 
и изЬточныхЪ сос новаыч шрохийто:Ъ [6:22] 
` или асшертевЬ [9.24] на подобе происходя- 
" Щихр ош одного стебля’ или корня и вм’ 
д ст сроспишихея“ отпрысковЪ. ПоходяшЪ 
. — 1 такую лилею ‚ которая ещё не развере 
х нуласьв, 


Видр 
361. 


чо ) 546 (05 

нулась ‚ и сте лилейное изображен!е по раз- 

ниман!и при каждом уступЪ являешся. 

ВпрошчемЪ оные суть родЪ морскихЪ звЪздЬ, 

коихЬ лучи вмБсшб совокупились ‚ и ша- 

кимЬ образомЪ окаменфли. Бываюшф тшроя- 
ке ‚ а именно: 

1) Пятёугольные эихриниты ( Ештт 
фитдиатешагех }. 
| 2) Шестфугольные ( Ейсги! Бехапсшате: ), 

3) Многоугольные ( Еиети? роувои). 

ф.. 26; 

Н. НА КАМНБ НАТИСНЕЧНЫЯ И ИЗОб- 
РАЖЕННЫЯ ЖИВОТНЫЯ ( 2.001уро МЫ), копорыя 
пфлы или члены оных ясно на камнЪ напе- 
чашались, и какЪ составлентемЬ ихЪ часшинЪ 
шакЬ и величиною ©сЪ подлинными точно 
сходсшвуюшФ ‚, чшо по сличени сЪ оными 
явсшвуешЪ- 

Присовокуплеяныя при описан!и слепков расту- 
щихЪ вещей примчан!я кЪ сему служить 
могут $; а извфошные слепки живошныхЪ 
суть слБдуюние : 

6, 29. | 

рыбной ШИФЕБЪ ( 2200уроЫ урит. 16 
БуовувойНЫ. Те фуотогры. ) составляюшЪ шФ ши- 
ферные камни ‚, на кошорыхЬ слепки И 
изображев1е рыбЪф представляется слФдую- 
шимЬ образомЪ: - 


1) Шиферб сб глухим начертанемб. 


рыб (еБудуройЫ туро аерте свио)) › ВЪ коемЪ 
рыба сшоль глубоко напечашана › сколь 
оная шолсша была. | 

2) Шиферб сё наружнымб тохимо на- 


чертанёнмб рысз (1 Булуроййл туро Лрефсш 


пред- 


«ЗЕНА РЕ о ть жи д Арье ль имама Ле ыливидыивы Е Чина, быв метки чь — 


%Зо ) 547 (05 


предсшавляешЪ изображенную извнф рыб-` 


ную фигуру шакЬ ‚ какр бы оная нагридо- 
рована была, или какЬ печаши выр5зы- 
ваюшся. 

6. 28. 

СЛЕПКИ АМФИВТИ ( Со БуройНЫ етот, 
АтрытоурШЬГ) представляюшЪ изображеня 
змБЙ ‚, ящерииЪ и шому подобных живош- 
ныхЬ. 

$. 20. 

СЛЕПКИ НАСЪКОМЫХЬ ( 200#урой тес 
Фотит. Етшотоуройя ) представляюшф изобра- 
жен!я разных насфкомыхЬ › как мухЬ , 
бабочекЪ ‚ гусеницы и шому подобныхр. 

6. 30 

СЛЕПКИ ПАУКОВЪ ( 200ур0 и; ‘оегтит 
ЛеЙатит татпагит. Аганеае 1сопез) ‚ представля- 
ющшЬ сЪ виду изображене пауковЪ ‚ по че- 
му и названы лаухопыюми слелкажти или на- 
лечатхати ; а вблизи кажешся ‚, чшо они 
слепки червей ‚ ‘морсхижи зтуздами называ- 
емыхЪ. Изображене ихЪ вмфсешЪ сЬ рыба- 
ми на шиферЪ бываетЪ. 

$. бть 

1. МИНЕРАЛИЗОВАННЫЯ ЖИВОТНЫЯ 
(МпегаЦича аттайа) отЪ нБкоторой минераль- 
ной соли или чада ‚ которыми оныя на- 
полнены ‚, нерушимы бываюшщЪ ‚ и раздФля- 
юшся слБдующимЪ образомЪ: 

1) Кулоросопатыя челоп®чесжя тфла 
(МьеРа]ма атайа хитОйеа сотрогит фитагогит, 
Сотрога Битана ото са. ) находяшся вЪ ямахЪ, 
В коих сЬ сБрою смфшанныя руды добы- 
заюшщся , кошорыя иногда обзалившись лю- 

к ЗЕ А: дей 


ВидЬ 
362. 


ВидЬ 
363- 


ВидЬ 
364% 


ВидЬ 
365, 


= кии = р ети = 


ВидЬ 
367. 


430 ) 548 (950 
дей умершеляюшф , и шакимЪ образомЪ че- 
ловЪческтя лифла будучи проникнуты силь- 
нымр сфрнымЬ чадом не шокмо шлФийю не 
подвержены , но при шомЬ так шверды 
бываюшЬЪ ‚ какЪ камень. 


Таке поимбры случались вЪ Фалунской ямВ за 
хумого. еще: не; слыхано. ‚’ чтобЬ другихЪ жи- 

вошныхр купоросоватыя Бла находили. 

| 4 232; 
| солью’ проникнутыя тълдА Живот- 
НЫХЪ ( Имета ша аштайа. Аштайа пита сот йа.) 
суть шБ ‚ коихЪ часшицы ошЬ соли збе- 
режены и в швердосшь приведены быва- 
юшЪ ; а чшо соль шакое свойсшво имфешЪ , 
оное довольно извфсшно. "То’ же самое и 
внутри земли дБлаешся , наипаче вЪ соля- 
ныхр ямахЬ ‚ чему примфромЬ быть. мо- 
жешр курица ‚, кошорая вмфетб сЪ яица- 
ми вЬ соляной ямЪ не окаменфла, какЬ Бак= 
ций о шомЬ пишешр ‚ но вБрояшнЪе ка- 
жешся., чшо она ош соли` каменную кр$- 
посшть получила. Смошри, у Бакшя: о шен- 
линахЬ вЬ книгБ шой, тлавБ 4шой, на 
страниц 282. 

$. 33. . 
ОКАМЕНЪВИИЯ ЖИВОТНЫЯ ‚ холчаланб 
содержалщея. ( МтегаШиа апутайа. ругйасев. „Ре 
са аттайа ругиосеа). Тенкель вЪ истори 
© колчаданахЬ на 155 шой сшранийБ уно- 
минаешЬ о. белемнитахр, колчаданЬ со- 
держашихЪ.  МожешЪ бышь ‚ чПю ‘и асше- 
ри.и друмя шому подобныя шакогожЬ со- 

сшолдва наЙдушся, ; 
. 34» 


бо ) 540 (95% 


9. 34. 

ЖЕЛ БЗИСТЫЯ ВЪ КАМЕНЬ ПОЕТВОБИВ- Ви дЪ 
тяся животныя (Мега аттаПа фетеа. 368. 
Ретрсиа аптайа егтеа`) ’ каковы найдены же- 
лБ5зистыя белемниты. 

); $3. 

ОКАМЕНЪВИИЯ ЖИВОТНЫЯ ,‚, ‘изаь в0- РидЬ 
держалцая (Мите Циа аптайа‘ сиртеа` Раптрема 365. 
апитаЙа сиртеа) , ‘каковы суть описанные вы- 
ше сего при ыфдныхь рудахЬ рыбные ши- 
феры › кошорыя оное ‘довольно доказыва- 
юшр. 

5.-` 05 


ОКАМЕНЪРИИЯ ЖИВОТНЫЯ ; бередфб 'со- ридЪ 
‚держалцёея ( МтемйУиа аттайа ауемеа. Рига  ууо, 
алтайа аденеа). Сюда надлежишЪ сфрая при 
ФранкенбергЬ находящаяся глина , которая 
при серебряныхЬ рудахЪ описана. 


—ы——=ы==—=—Ш—Ш—Ш————м——Ы——=————————————ы——5— 


ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ ВТОРрАя. 


О РАКОВИНАХЬ , ВЬ КАМЕНЬ преТвор ‚ИВ- 
ЩИХСЯ, 


$. 1, О раковинахр вообще. 
2. На сколько соршоёЪ оныя. раздбляющся. 
3. О окаменбвшихЪ раковинахЪ. 
4. О окаменбьшихЬ улишкахр. 
5. О пашеллишахЬ или. на чашки похожихЪ 
лишкахЪ; 
6. О планишахЬ или окаменбвшихЪ такЪ на- 
зываемыхЬ ‘морскихь ущахь. | 
Уз $. 7. 


И 4% о ) 550 ( 05 

| $. 7. О каналитахЪ или улишкахЪ на сверче- 
ной ротЬ похожихЪ, 

8, О наутилишахЪ или непримбтно сверчен- 

ныхр улишкахЬ, 

И 9. О кохлишахЪ ио их раздВленти, 

| 30, О нерититшахр или сверченныхЪ выпукли- 

сшыхф улишкахЬ $ т) большихЪ ‚ и 2) 

} малыхР, 

| тт. О шрохилитахЬ } :) гладкихЪ › 2) зуб- 

| чашыхь ‚ и 3) весьма малыхЪ, 

| >, О букцинитахЪ. 

| 


13. О стромбишахЪ. 
14. О шурбинишахЪ. 
| 15. О волушишахЪ или кукуллитахЪ. 

16. О цилиндритахЪЬ или 'ромбитахЪ. 

| 17. О мурцитахЬ или зубчатыхЪ сверченныхЬ 

| улишкахР. 

| 18. О пурпуритахЪ, 

| 10. О глобозишахр или круглыхЪ улишкахЪ. 

| 20. О порцелланитахЪ или продолговатых и 
| | круглыхЪ улиткахЪ. 

о1. О неизьрсшныхЪ окаменфвшихЪ улитшкахЬ 

| и о раздБлеши оныхЪ, А 
32. О окаменбвшихЬ АВОЙНЫХЬ раковинахр ..& 
| И | именно устерсовЪ СЪ их соршами. 
| 23. О хамишахЬ или двойныхЬ круглыхЪ ра- 
| ковинахЪ, 

| 24. О мускулитахЬ или двойных продолто- 
вашыхф раковинахр, 


смыкающихся ра > винахЪ. $ 
26. О шеллинишахЪ или двойныхр ромбоида- 
| лическихр раковинахЪ. 
ТИ 27. О букарлитахь или на сердце похожихЬ 
| раковинахЪ. | $. 28. 


2$. О пиннишахр или долгихЬ шреугольныхЬ 


48 о ) 55то) 5% 


28. О пекшинишахЪ или двойныхЪ полосашыхЬ 
| и жолобовашыхЪ раковинахЪ. | 
`29. О золенишахр ‚ или на сложенныя шру- 

| бочки похожихЬ раковинахь. | 

| 30. О неизвфстныхЪ окаменфвшихЪ раковинахЪ, 

а имянно о грифишахЪ и ихЬ разёБ- 

лени. 

31, О аномишахЪ или перебратиулитахЪ и 

ихЬ соршахЪ. 
2. О осшреопектинитахЪ СЪ ихЪ соршами 

‚33. О окаменбвшихЪ слоистыхЪ раковинахЪ ,› 
а имяино о эхинитовыхЪ камнях раз- 
ной фигуры. 

34. О жидовскихЬ или оливковыхЬ камняхЬ и 
› ихр соршахЪ, 

35. О жидовскихЬ иглахф или каменныхЬь 
клиньяхЬ ; 1) гладкихЬ ‚, 2) полоса- 
шыхЬ ‚› и 3) узловашыхЪ. 

36. О каменных бородавкахЪ $ 1) пяпйуголь- 

` ныхЬ , и 2) шеспиугольныхЪ. 


37. О вермикулитахЪ. 

38. О оршоцератишахЪ разныхЬ сортов. 

30. О баланитахЪ. 

40. О начертанныхЪ на камнБ раковинахЬ или 
о слепкахЪ раковинЪ. 

41. О разныхЪ слепкахЪ улитокЪ. 

42. О слепкахЪ раковинЬ разных сортов. 

43. О‹блепкахЪ многослоистыхь ргковинЪ раз- 
ныхЬ сортовЬ. 

4.4. О раковинныхЪ пустпошахь, фигурованные 

| камни предсшавляющихр, разныхЬ сор- 
тов. 

45. 0 раковинныхЪ каменныхр зернахр и 09 
ихЬ сортахР. 

д 6. 46. 


родЪ 
57. 


Зо} 552) ( 056 
б.`46. ОсокаменБлыхр зернах слоеватыхЪ ра» 
| ковинЬ $; т) гладкихЬ эхинишовыхЪ , 
и 2) окаменБлыхЪ мускашныхЪ орБхахЪ. 
47. О алвеолахр. или сна чащки похожихЬ кам- 
няхЬ у 1) отаБленныхЬ, и 2) выБетБ 
сроспишихся. 
48. О известноваттыхр каменныхЪ сшрфлкахЪ ; 
г) крутлыхЪ „ги 2.) полукруглыхЪ, 
40. О минерализованныхЪ раковинахЪ вообще, 
50. О квасцоватыхр раковинахЪ, 
51: О раковинахЬ , колчаданр содержащихЬ , 
разныхЪ соршовЪ. 
52. О желБзистыхь раковинахЪ, 
53. О ‚непрешворенныхЪ: подземныхЪ , 
54. О разрушенныхЬ , 
$55. О, калцинированныхЬ , 
56. О. отончавшихЬ , 
57. О исшоченныхЬ червями. , 
58. О сжашыхр и согнутыхЪ раковинахЪ, 
с, © улишковомь пескБ. 
бо. О каменьяхЬ со вм5щанными ‘вЪ нихЬ ра- 
ковинами или. слепками оныхЬ, 


У 


ПрЕТВОРИВИИЯСЯ ВЬ КАМЕНЬ РАКО- 
ВИНЫ ( ре’Иса!а анитайа 1ейасва. СопеБуйа ро.) 
разум$юлкя всБ окаменфвийя или другимЬ 
какимЪ нибудь образомЪ подЬ землею нахо- 
дяцияся раковины. | | 

| $. 2. 

ИЗЪ великаго множества. подземныхЬ 
раковинЪ легко разсудить можно, для чего 
онь^я здесь особливо описаны › ЧШО И для 
разной и кр5пкой их нашуры  учинишь 

ча: надле- 


— я“ 


ыыы 


— 
® 


1 


© - обо 


о ыыы 


96 о 553 (о 
надлежало. Оныл рбаздфляюйкея‘ на семь 
сортов; а имянно;.. 1.) на прешворивнтяся 


вЪ камень. раковины. $ 2). на слепки  рако-, 


винЬ; 3.) навыроспьиие вЬ пусшотахь рако- 
вин. фигурованные камни $ 4) на минера- 
лизованныя и. металлЬ содержания ракови- 
ны ; 5) на непретворивитяся вЪ землю; 6) 
на разЬЪБденныя и калцинированныя , кЬ 
коимь еще причислить можно 7) камни со 
виБшанными раковинами. 
$. 
А, ОКАМЕНБЛЫЯ РАКОВИНЫ (СомеЬу- 
Па 1ар4еа)) намфрень я здЪеь для избЬжангя 
всякаго замБшашельства раздфлишь такимЬ 
образом ‚ чшобЪ воперьвыхр описать изЬ 


одного , двухЪ или ‘больше череповЬ состо-` 
яния ‚ пошбмЬ улишки и изЪ многихр че-, 
реповЪ ‘сложенныя оковы, какЬ ниже 


слБдуешЪ, с 
— 64 = 

ВЪ КАМЕНЬ пре тВоривипяся улитки 
(Сопсуйа 1ар4еа отиаша. СопбБупи.`) состоять 
токмо’ изЬ одной раковины ‚ кошорая глад- 
ка или сверчена бываеть, 

о. 

ПАТЕЛЛИТЫ ‚ челалиты (Соб пон 
тигыпай раеИатит. РиеЙй.) суть открышыя , 
нескерченныя и на чашки нохожтя улишки, 
которыя состояшЪ’ изЬ широкихЬ тупую 
конуснук. фигуру имфющихЬ улишокЪ , ка- 
ковы _рЪдко окаменфлыни находяшся. 

6. 6. 

ПЛАНИТЫ или охажентяыя такЬ на- 

зываемыя" ‹лорсхёл уши (СМИ сдх › шитан 


ра Р/ава- 


ВидЬ 
37т:. 


ВидЬ 
372, 


ВидЬ 
374 


930 ) 554 (о 
Рапатит. Аигез таттае 1ар4еае.`)) суть несверче- 
ныя или шолько одинЬ разЬ завернушыя 


ошквышыя улишки ‚ которыя на уши по- 
ходяшЪ. Хошя не всегда, однако по боль- 
шой часши близЪ краев бываешр на них 
по шесши или по седми дирочекр. 


Так1я вЬ камень прешворивийяся раковины весь- 
ма рБдко случающся , и мноме разсужда- 
ютф › будшо шакихЪ окаменблыхЪ раковинЪ 
не бываеш> ‚ хошя Луимй и Шейхцерь о 
них упоминаюшЪ. 


$. 9. 
| КАНАЛИТЫ или тубулиты (СосЫй! поп 
гигИпай сапайит. Сапайн, Тишии. Пет.) суть 
сверченныя › долмя и шонк!я улишки , ко- 
лорыя на извишой долгой рогЬ или на 
осшрые зубы мезозее ва: 

| . 8- 

НАУтилиты (СосЫй! оссийе шу_таН Маи- 
отит. МашИИ!.) суть порядочно сверченныя_ 
улишки ‚ коихЬ свивки скрышы и непри- 
мфшны ; фФигурою походяшЪ на судно СБ 
высокимЪ передним носкомЪ ‚, и н5сколько 
продолговапты. 


Ст  улишки вЬ натуральномЪ ихЬ состюяни 
бываюшЪ весьма красивы ‚ и для ого хо- 
хилёяьми (багрянцопы.ми)) названы. Описа- 


тели камней иногда причисляющ> кЪ симЪ 
наутилишамЪ шакЪ называемые „4.имонопы, 
рога (Согниа Аттон:), о которыхЪ мы посл 
улишокЪ упомянем › по шому что ихЬ вр 

насто- 


Фе. мы - 60 3 ББ ыы >< ФФ 


|= 0 


бо‘) 555 (05% 


настоящемЪ и натуральном видБ еще не 
нахаж и валось, у 


6. о. 


кохлиты (СосЫш! ш’Инай , раисюгит ит- 
Ипит рресе › СосЫеатит. СовЫйт. Сосеве ипаге$ 1а- 
рее.) суть сверченныя улишки сЪ н5Ъсколь- 
кими улишочными линфями ‚ изЪ коихЪЬ 
нижняя н6сколько выдалась ; вЬ разсужде- 
ны внутшренняго пространсшва шфсвы и 
корошки , и шочно круглое ошверспие им$- 
юшр сЪ крышкою , которая „морсхи.мб лу- 
ло.м5 называешся. РаздБляющся слФдую- 
щимЬ образомЪ: 

1) Больлиёе жожлиты (Соб тайге). 

2) Малые лулистые хохлиты (СоббИй 
этИйсан ). 
53 Эжинофориты (СосЫйт есЫторьог!) на 
поверьхносшя бывают узловашы , и имБ- 
юшЬ по краямЪ частые зубцы ‚, а вЬ сре- 
дин$ иБсколько шолсшы сЪ осшрымЪ ош- 


* верспиемЪ. 


4) Охаментлыя улитхопыя хрышхки 
или щакЬ называемые морсхёе лулхи ( СосЫеа- 
гит орегсшит 1ар4еит. ОрегсшИе$ Тлапри.) имбюшЬ 
круглое изображенте , при шомЬ ровны и 
отверсты ‚ а извишы на подобле пупа ули- 
шочною фигурою. 

‚ Ва: “ 

НЕРИТИТЫ или сперченныя пылухли- 
етыя улитки (Соб! ш’Итан, раисогит титбпит 
еде, Мегиатит. Мейн. СосбЪеае чашагае [арадеае. 
СосЫеае }ётИинагез рее.) имфюшЪ нЪсколько 
<вивковЬ , уЬ концб не совокупляюшщся ‚но 

круглы 


ВидЬ 
375. 


ВидЬ 
376. 


К 

| ВидЬ 

ты 377. 
| 
| 
И 
1 
1 
' | 
й 
У 
| | 
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| | ВидЬ 

И 378. 
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й | 
И 
Мы 
| 
М 
й 


480 ) 556 (о . 
круглы: бываютЪ, шакБ чито оной конень 
или острее на вдавленное походишБ. ‘ИмБ- 
юшБ полукруглое плоское ошверспие ‚ и 
разд$ляющся на два сорта ‚ а имянно: 

1) Больлие` нерититы › лри отперсти 
65 ханальНами С Метий тат , сапайси ай). 

2)`Малые‘» лри отперспёи сб зудчиха- 
ми (Мепий рати 4етаи). 

| ТГ. 

ТрОхИхИТЫ ‘или улитхи со „иногими 
спипха.ми (Со ШИ 1ититан, ритит втИпит рече 
"Гтосбогит.  ТтосыШи. ‘Ттосын. `СосЫеае `оге’’ 4ерт" 
аридеае.) имбюштЪ мномя улишочныя лини, 
коническую фигуру и плоское дно ‚ чФмЬ 
на голову сахару походятЪ: у нихр же бы- 
вает овалистшое‘ или н$фсколько продолгова- 
ое и вдавленное отверспие. Сорты оныхЬ 
сушь слБдующе: 

т) Гладкёе (Тис, Диревае ве), 

2) Зубчатые (ТиоефИйт, [ирегфале асшёеайа). 

3) Весьма малые (Тисы тит пит 
фагагит. 'ТтосьиеЙг). | 

$$ 15, 

букциниты (Со и нан , рипитли тит 
реше, Виссгпогит. Ваестни!.) сушь многосверченны Я 
и многими улиточными линфями извитыя 
улишки `, изЪ коихЪ перьвая гораздо ширБ» 
нежели вторая: вЬ срединЪ толспгы и какЬ 
бы раздушы являюшся ; пришомЬ имфютЬ 
всБ большое и продолговатое ошверсиие ,› 
которое шакимЪ жё полобтемЬ ‚, какЪ и ко- 


нець , представляется › так Что сЪ ‘обб- 


ихЬ кониовЬ нисколько осшры кажушся. 


9. 13» 


—^  ь .:- ны. > 


>= 
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$. 13. 

стромбиты (СосЫит чшттан у ритит 
шипит |ресфе, Птототит. Этотин. "Тигртит Мовп. 
Вшести! Апогит) суть также мвогосверчен- 
ныя улишки со многими улиточвымитли- 
нфями ‚ кошорыя продолговатымЪ своймЪ 
отзерсптемь и обфими нЪсколько острыми 
концами почши на бунпцинишЫ походятЪ \; 
а разность между ти5ми и другими состо- 
ип!р только вЪ шомЪ , чшо у стромбишовЬ 
Улишочная линфя ве столь глубоко впала , 
и притомЬ они такЬ равно к низу умень- 
шаюшся ‚ чшо шакая улишка продолгова- 
ша; узка, и со всфыЪ не пузасша бываешь. 

6. 14. 

турбиниты (СоЫих ше гтаи ‚’ Митгиттит- 
Илит ресле, Гитрпорит. Тибинит. бтотын №опп.) 
суть многосверченныя и мноя свивки имБ- 
ющфя ‚ при шомф узмя и долмя улишки , 
кошорыя походяшф на сшромбипы ‚. толь- 
ко весьма малое отверспуе имфютр , кошо- 
рое осшрымЪ концемЪ не выходишь, 


Описашели раковинЪ стромбиты и шурбинишы 
по большой. части за один роб: почиша:= 
юшф.; а пропийе , особливо ‘описашели 
камней ‚ такимЪ же образом оныя различ 
чили , какЪ здЬсь описаны, 


ет | 
ВОЛлУТИТЫ или хухуллиты (соси 
‘иРЫнан „ уз сиситиошайя „ Гошатит. Удиии. 
Сиси ин.) сушь-сверченныя и немного свивковЬ 


имфюния улишки › шакр что улиточныя 
линби 


ВидЬ 
379, 


ВидВ 
381. 


} 
| 
| 


ВидЬ 
382. 


ЗидЬ 
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линби одна другую окружаешЪ › чБмЪ ша- 
кая улишка походишЬ на сверченную бума- 
гу. ИмБешЪ ровное или,нБсколько припод- 
нявшееся дно ‚ кошорое ошЬ упомянушыхЪ 
улиточныхр линБЙ происходишЪ, У сего 
дна бываеюФ гладкая пирамида ср продол- 
товатымЪ на боку ошверспиемр ‚ кошорая 
сЪЬ онымЬ же ‘дном осшрой край сосшав- 
ляешЪ , которой иногда зубчашф и на коро-= 
ну походишф. . 


КЬ сему роду вЪ натуральномЪ сосшоян!и нахо= 
дящихся ВолутитовЬ причисляешся ша улипт-= 
ка ‚ которую румф .4.4.мирало.мё (Атп!- 
7а[) именовалЪ , и которая вЪ Голландфи вЬ 
500 гульденов онБнивается, 

6. 16. 
цилиндриты или Ромобйты (Соб 
пийнай [рутту стситиоай: суйтаготит. СИтати. 

КртИ!.) суть сверченныя ‚ ве много свив- 

ковр, кои один изр другаго происходят › 

имфющ:я улишки ; сосшояшр из двухЬ 


_зшпилей ‚ изЪ которыхЬ одинЪ сверченЪ и 


улиточными линфями окруженЬ ‚, а другой 
безЪ свивковЪ ‚ гладокЬ и почши цилиндри- 
ческую фигуру имфешЪ $ он же перьваго 
ниже ср продолговатымЪ ошверспиемЪ бы- 
вает. Оные продолговатые шпили шак › 
какр волушишы ‚ осшрыми концами не 
соединяюшся, но кругомЪ извиты бывают 


одинЬ за другим цилиндрическимЪ образомЪ. ‚ 


6. 17. 
мурициты (Сос Би шгитаи , согроге ие 


383. сиё @ аще фото, Мипит. Мики.) суть 
свер- 


© 2 в = ©. 
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сверченныя улишки ‚, кошорыя на поверьх- 
ности у отверспия зубчики и шишки имф- 
юшр. Они по большой часши пузасшы , и 
сЪ обфихЪ `концовЪ много или мало остры 
бываюшр. ИмфюшьЪ узкое и весьма продол- 
говатое зубчатое отверспие ‚ которое сЪ 


одной сшороны на поверьхносши. жолобовато 


и раздблено» на подобе выходящихЪ ушей. 
$ 18, 

пурпуриты. (СовЫшт Фигыпай , согроге 1ш- 

фегсий; сё [рт15 астиао , Рипригагит. 'Ригрити: ) суть 

сверченныя улишки ‚ которыя: от одного 

конца. до другаго узлами , полосами ‚ че- 


шуями или зубчиками вездЪ раздлевы , и’ 


почши чешуйчаты бываюшЪ. ИмбющЬ 


малое почши гладкое и круглое ошверстийе „. 


и не столь пузасты , какЬ мурицишы. 
| 5.259, 

ГлОбоЗИТы или хруглыя улитхи ( Сось- 
ино члх ежегие 1итипай ›, ртта гуинае, СЛофодагит. 
Соли. 'Топнит. Мисез тат; ар4еае. Виае арейе. ) 
бываюшр вЪ срединф толспгы и пузасты , 
при шомЬ не очень сверчены , но по’ боль- 
шой части круглы ‚, какЪ' орфхи. ИмфюшЬ 
широкое и просшранное ошверспие ‚ и обык- 
новенно СЪ верьху узловашы. 

9; 20. 

ПОрцЕЛЛАНИТЬ ( СоёЫИ! «ух ежетие ии 
Ипа , гта оНонса $ РогсеЦапагит. РотсеЙанит.. Соп- 
сБае оепегеае. [ау 4еае.`) бываютф продолговаты 
и круглы  безЪ” видимыхЪ крушей и свив- 


коЕЬ`, вр средин$. сЬ` продолговатымЪ ое 
верспцемЬ ‚ которое всегда зубчашо бы- 
ваешщЪ. 


9. 21. 


ВидЬ 
384: 


| 
ВидЬ | | 
385. 


ВидЬ 
357. 


бе. Эт: | 
з НРИЗВЬСТНЫЯ ВЪ КАМЕНЬ ПРЕТВОрив= 
пияся улитки: ( СосЫш? , длою оплнай. ) ; кач 
ковы сушь 
АММОНИТЫ (СосЫМ сопибиЕ ,. сотутей, 
Аттопйатит. Сотниа Аттопт вут4еа. Сотниа Ат- 


топ!5. (Сегако4ез) „’ тпо есть круглыя , вмБ- 
сшЪ, свишыя и  сжатыя свивки имфюния 
улишки ‚ которыя ‘на извишыя бораньи 
рога. или на свернувшихся в кольцо зиЪЙ 
походяшФ. Бываюшр и 

1) Гладже (Сота аттотв Паучеваеиа). 

2). Круглые (Сотпиа аттопв ареа тез 


_ @ртева ). 


3) Полосатые ( Сотпиа  аттошз Чарщев 
Лишш). > | 
4) Узлопатые ( Сотпиа аттоп Чар щеа? $и2 
Фетсио/# ). 
} # 

Аммонишы вЪ наптуральномЪ состояни еще не 
‘нахаживались , и для шото оныя ошЪ нБко- 
шорыхЬ кр наушилишамф причислены“ 
полько они шакихЪ разгородковф , какЪ на- 
ушилишы , не имбюшЪ, * 


9. ‘22. 


ДВУЧАСТНЫЯ ВЪ КАМЕНЬ ПРЕТВОрИВ- 
ШТЯСЯ рАКОВИНЫ ( Солсфуйа 1лущеа Пишига. Соп- 
1), каковы сушь | 

ОСТрАЦИ!Ы или охаменфплия устер-= 
сопыя рахопины ( СопбЬИЕ, таедийрия аш диа- 
тодз , Хете типа» Ортеагит., Овтасиз.. Гл фойгеон. ) 
состояшЪ изЪ двухЪ раковин» изЪ многихВ 
скорлупь м лисшковЬ сосшавленныхЬ , и’ 

| кругло- 
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&ругловатое изображее имфюшЪ. Оныя 
раковины не равны’ бываюшБ., 10 тому 
что одна: выпуклистфе , нежели другая, 
которая илосковатфе и почти розна. [аз- 
д5ляюшся слБлующимЪ образомЪ ; а именно: 

') `Больлие круглые острациты (Орйта- 
си! тайогез рете отисшатез. Ойтасй?).: | 

2) Малые продолгопатые (Отас! т!то- 
пез ОМонет. Наетанае. )`имфютЪ признаки, что 
они КЬ камню или дереву прилипшими 
были. | | 

3) Зубиатые ‚малые озерные острациты 
(ОЛтасиг питотеу ссБгтаи. Гититасй:.) состоят 
изЬ малыхЬ тонкихЬ раковинЬ у и нахо- 
дяшся обыкновенно вЪ небольшихр озерах. 

4) На Браттендургске фенинги лохоже 
(Ога тит? › сашатае Лкигат ашетюогет дио4аттодо 
теГегенез. Миттий Вгаеньиткенус; Э:обае. ) бываюш Ь 
весьма малы так, какЬ полушки ‚ или ма- 
лымр чБмЪ больше ‚ сЬ шремя скважинами ' 
коими изображен!е мершвой головё пред- 
сшавляюшЬ , шакЬ что двЪ скважины гла 
за ‚ а третья носЪ означаешр. 

6. 23: 

ХАМИТЫ (Сож, аедииИ из саши$ у фой- 
35; аз, СБатагит. Сати.) состоятЪ изЪ лвухЪ 
почши круглыхЪ раковинЪ ‚ которыя по боль- 
шой части ровны и будшо полированы яв- 
ляюшся ‚ и р5дко ср шишками бызающЪ. 
065 имбБютЪ одинакое изображенте и вели- 
чину ‚ при шШомЪ гораздо выпуклистБе , 
нежели устерсовыя раковины, и ошверспие 
ихЪ никогда не затворяешся. 


Аа $. 24: 


560 ) 562 (05% 
Я. 24. 
ВидЪ мускулиты или „митулиты (СожЫй 
пи оБотог фи; ‚ т аситеп Чейтепифиз, Мииотит. 
Мирийт. Муни.) состоятЪ изЪ двух про- 
долговашыхЬ 5 пузасшыхЪ и осшрые кон- 
иы имфющихЬ раковинЬ ‚ ошЪ чего округ- 
лости ихЬ неравны бываютЪ, 
фр, 
Видь пинниты ( СотсИ хашз оМопротфих , т 
301. аситей аебтепириз › Ринагит. Рипи!.) состоятЬ 
шакже изЪ двухр продолговатыхЬ раковинЪ, 
кошорыя осшрымЪ концемЬ на подобле тре 
угольника соединяюшся ; бываюшф плоско- 


вашы и не плошно смыкаюшся. 
$; 26. 


ТЕЛЛИНИТЫ (СоисЬ аш оМопрлот и, 
аситеп аейтетриу ‚ ТеШтатит. 'Тейии) из двухЪ 
лочши ромбоидалическихр раковинЬ сложе- 
ны бываюшф , копорыя сЬ одной сшорони 
круглы ‚а сЬ другой продолговаиты. 


| 


ВидЬь 
322. 


Ы 
| 


НБкоторые описашели раковинф ‚ вЪ разсужае- 
н!и продолговашой фигуры ‚ какую шелли“ 
нишы › пекшиниты и мускулиты имфюпЪ» 
причисляют ихЪ кр мускулишамЪ ;а опи- 
сашели камней за особливой род оные по> 
чишаюшщЪ. 


$. 23°. 

‚ бУКАРДИТыЫ (СойсЫй ха тоши45 ста! 
Лит › Висагюгит. Висаг4ит.)) изЪ двух круг- 
лыхЬ раковин сосшавлевы бываюшЬ ‚ и 
изображещемф своймЬ на бычачье сердце 
лоходяшЪ. 

$. 28, 


ЗидЬ 
393. 


%6о ) 563 (05% 


6. 28. 

ПЕКТИНИТЫ ( СожсЬИ! оашз Пане , Рес- 
ипит. Ренти,) соспояшЪф изЪ двухЬ полоса- 
шыхЬ и жолобоватыхЬ раковин, кошорыя 
на гребни походяшЪ. рРаздфляюшся слБду- 
ющимЬ образомЪ ‚ а именно: 

') Пехтиниты еб ушами (Ресипит аи 
и. Реснпит. Степи). 

2) Пектиниты 035 ушей (Реснит пов 
аи. РесшпешИ!). 

3) Охамжензишёя уши лехтинитопб (Рес- 
пит аитез Тараеае. Нате). 

9. 2.. 

ЗОЛЕНИТЫ (Сож, чаш ДПи10з › боепо- 
тит. З0етН.) сушь продолговашыя и СЪ обЪ- 
ихЬ концовр ошверстыя или сквозныя ра- 
ковины , которыя на дв сложенныя шру- 
бочки походяшЪ ‚ а цвБтомЪЬ по большой 


’часши какЪ гвоздь бываюшщьЬ. 


$. 30, | 
НЕИЗВЬСТНЫЯ ВЪ КАМЕНЬ ПРЕТВОРИР-. 
штяся РАКОВИНЫ (СолебИа Пар4Меа Риша 


 аарис риою отолнай. СопсИ! апот?’), каковы суть 


грифФиты (боли: апоти , тобто иетей 
адитсо. Спрын. СонсЬИ сигитои!). Оные состо- 
яшр изр неравносторонныхЪ раковин ‚, изЬ 
коихЪ одна кривой или загнушой носокЬ 
имфешф и внушри на лодочку походишЪ , 
которой корма и нос кЪ верьху поднялись,, 


% другая пряма бываетЪ ‚ шакЪ что оную 


о НО. 


За крышку перьзой раковины почесть мож- 
Грифитами названы для шого ‚ чшо 
они нфсколько на кривыя когти пшийЪ по- 
Ходяшф. Бываюшр трехЪ соршовЬ , а имянно: 


Ла? 1} 


` 


ВидЬ 
394 


ВидЬ 
395. 


ВидЬ 
396. 


. 
у 
НИ 
| 
— 
} 
1 
1 
| 


ВидЬ 
397. 


ВидЬ 
393. 


бо) 564 (05% 


1) Глалджёе (СтурЬ 1шеиез). 
2) Полосатые (СтТурЫ тивоЛ). 
3) Жолобопатые (СтурЬи 1асипо/). 


По _в6БмЪ обстоятельствам кажется › что 
оные грифишы для сходства раковинб кЬ 
острацитамФ причислены будушЪ. 


$. 3г. 


АНОМИТЫ или терефатулиты  (СопсЬ 
анотй , тойто утопии о её овин ре аопан. Апо- 
плае. СопеЬИ апоти. 'Тегефтанщае Шаеиез. Мисий апо- 
пи.) состоятЪ изЪ неравныхЪ раковинЬ ‚, изЬ 
кошорыхр. една другой меньше. Большая 
раковина имфешЪ малой носокЪ сЪ прямою 
скважиною ‚ кошорой далЪ другой ракови- 
ны простирается. Соршы оныхЪ сушь 
сАбдующ: 

т) Опалистые или лродолгопаитые хруг= 
лые аномиты (Апотае ошиез ). 

2) Плосхёе и круглые (Апотйае Мапае от 
Решатез }, 

3) Толстые, лузастые и хруглые (Ап0- 
тае ‘четтсодде ?оиндие ), 

4) Жолобпалые (Апотае 1асипоае). 


МожешЪф бышь ; чшо фи аномишы со временем® 
_ КЬ мускулишамЪ причислены будуть 


6. 32. 
ОСТОЕОПЕКТИНИТЫ или терефатулиты 
(соя! апотй , тойто ртоттшо у рмай. Ойтео- рей! 
ниг. РесбипсшИ? апоти. 'Тегетанщае Диае. Сопсе 


ипотве Дисиае.) состояшь изЬ неравныхЪ , по“ 
лосаниы 


М. 


Е ии 


930 ) 565 (05% 


лосатыхЪ и жолобоваллыхр раковин ‚ изЬ 
которых одна выходящей или впередЬ 
выдавщейся носокЪф со скважиносю иметь , 
и весьма походишЪ на пекшиниты  безь 
о ушей. ВЪ числЪ оных суть слБдуюцие : 
Ъ ‚) Плоехе остреолехтиниты (ОЛгеорес- 
Ви рат). 

2) Пузастые и хруглые (ОЙтеореситй 
пен" сой гофита?). | 


и 3) Пузастые и долие (Офиеорейиит хзп- 
0- 1160 Пютлогез), ‹ 
‚0= 4) Трехблистопые ( ОДтеоресйии! пой. 
зЬ Ресшисши! апотй ой). 
АЯ 5) ЯЖо.лобопалтые (ОЛтеоресний 1асиноГ), 
›Ю 
и- МоженЪ бышь › что оные между пекптункули- 
ПЬ тами включены будушЪ ; а терефатули- 
та.ми (олросперленными) называют  ихЬ 
уг для шого ‚ что ббльшая часть оныхр будто 
проверченной носокЪ имфюфЪ. НФкоторые 
0/- остреопектиниты и аномиты [9. 3:] за 
один родЬ почитаюштЪ ‚, и называюшр ихЬ 
10-. вообще теребратулитаи. 
$. 33. 


ВЪ КАМЕНЪ ПОЕТРОРИВИИЯСЯ СХОЕВА- ВидЬ 

м тыя РАКОВИНЫ (СопбЬа 1ар4еа тшНиаша)) 399. 
каковы сушь эхинитолые хамни, или такр 
называемые „Дапидопа лралца ( Ебтогит 1епае 
1пузцеае. Есытт. Есътодеттаа. ОтЫча. Втопиау) › 


т; которая есть не чп.о иное , какр окаменЪв- 
‚11 шая шелуха озерныхЬ ежей ‚ круглую , 
фа — Угловатую ‚ нерегулярную. или плоскую 


10; | фигуру имфюшая. Нашуральные эхиниты 
19° Ааз шишка- 


Зо ) 566 (о5% 
шишками и иглами наполнены бывают, & 
окаменфвшими р$фдко находяшся. По боль- 
шой части походяшЪ на большия или ма- 
лыя кафшанныя пуговицы , и раздфляюш 
ся слБдующимЪ образомЪ: ^) 
1) На сердце лохоже эфиниты (ЕсЫиИ 
водргтез). : 
2) Эхиниты сб бролапхами или тить- 
ха.ти (ЕбытИ: тат агея. Есрапотейти). 
3) Острохонечные (ЕсЫпит уаиг. Если 
Дайан, Есттосопи! ). 
4) Широжкёе (Ебфии Мат. ЕсЬ/то41/!). 
5) На лугопицы лороже (ЕсыпиЕ фи 
1а7е5 ). : 
6. 34. 
ЖИДОВСКЕ КАМНИ или олипныхя зерна 
(Есытотит Чашешае 1арлаеае. Гауех Тиаесь. Орцае 
дари4еае. 'Тесойии.Рыешейае. Гариае; Тидсь Фано 
4.) суть круглые пузасптые камни, кои на 
оливвой плодЪ или на малые огурцы похо- 
дятЪ: сверьхЪ сего у одного конца по боль- 
шой часши имфюшфр прямой или согнутой 
стебель ‚ и можно ихр почесшь за окаме- 
нБ5лые большие или малые ‚ шонке или 
птолспгые клавикели озерныхр ежей. Быва- 
юшф шрехЪ соршювЪ ‚, а именно: 
1) Гладже Жидопске хамни (Тре 
Тис 1аеиез). 
2) Полосатые ( Гар4ех идее ан). 
3) .Узлопатые (Г.ар4е [шар пифегсшо Г), 
б. 35. | 
ЖИДОВСК1Я ИГЛЫ ‚ каменные хлинья 
или лродолгопатые Жидлонске камни (Есфто- 
гит тадй Перае. „Асощае Парщеае, Кайо! 1аешез. 
КЬупсом 


| 


4930 ) 567 (о 


5 ВБИ ы. Гараез Тидша суптагоез.) суть про- 
ь- |  долговашые и на Иглы или клинья и шон- 
а-= Юе цилиндры похоже камни ‚ кошорые по 
по = большой часши у одного конца небольшой 

^) пгупой ситебель имЪюшр ‚ и можно ихЬ по- 
И. честь за окаменфлыя большя или малыя 

эхинишовыя Иглы. Соршы оных суть 

= слБдуюше : 
1) Глалжёя Жидопежя иглы ( Адешае 

И [ар4еае 1аеиеб . 


2) Полосатыя (Ассшае Лар4еае Птаае). 
3) Узлопатыя ( Аяешае 1аршеае пифегсшо[ае). 


ри Можно ли оныя Жидовск!я иглы за одно почи- 
шашь СЪ эхинишами ‚ какф обыкновенные 
Жидсвск1е камни (6 34.), или нЬшр, о том 

ой подлинно не изкБстно. Здбсь они от Жи- 

ЧН довскихЬ камней отшличены для отшмФнной 

О ихЪ фигуры › также и для разныхЬ званий , 

на которыми ихЬ описатели камней именова- 

ко- ли, хошя и сами они не рБако Жидопсхи.ми 

ль- хамия.ми их называют». 

ые | 6. 36. 

зе | КАМНИ СЪ бОрОдАВКАМИ или хамен- ВидВ 

2 _  Ныя бородапхки ( Есыпогит тебатит Ттавтета › ет- 492 

° неина рарИМит саиа рава. Асеарща естотит. Г.4- 
26; р14е5 ретавот. ЭсшеЦае отйсиагез. Епиненнае ра- 


рат; ар 4еае.) суть пяти или шеспиуголь- 
ные, нарочито или не весьма регулярные 
Им | плоске камни, с иибющеюся на поверьхно- 

сши бородавкою. Куски эхинишовЬ обыкно- 
венно ‹с0 многими бородавками бываюшЪ › 


нья 
Н вЪ коихЪ Иглы утверждены были , и самые 
ешЕ5. эхинишы либо кусками ‚ либо изЬ многихЬ 


я» | | Ааа кусковЬ 


ВидЬ 
493. 


430 ) 568 (05% ы 


кусковЬ составленные находяшр. Бывают 
двояжме , а именно : | 

1) Илтёугольные (Асёа Ща есБутогит рен- 
Фарона). 

2) Шествугоданые  (АсеарИа — всБртотит 
Бехабопа)), 

| 8 39. 

ВЕрМИКУЛИТЫ — (ТГегиисшотит — тагГтогит 
еЙае ‚ сапа! ЛтрИстот из арртерайу , Царгаеае. 
Гетписийт. "Ти хегисшатеу. Асуотит деттисша- 
те.) сушь пусшыя ‚ круглыя и изображент- 
вмр на червей похож1!я трубочки , снаружи 
шороховашы › а внутри гладки, и при 
шомр иногда кривы и согнушы бываюш. 
Пустота ихЬ по большой части землею 
или камнями наполнена. ВпрошчемЪ инако 
не находяшся ‚ какЪ ифлыми кучами, и 
для зашвердф5лыхЬ ихЬ трубочекЪ  кКЪ. сло- 
евашымЪ раковинамЪ причисляются, 

бу 98. 

ОРТОЦЕРАТИТЫ (ТГегиисшотин = тагтогит 
1еПае „ сапайВиз сопсатегай5 , [араеае.  Отосегииг. 
Тиби сопсатегай. Ги.) суть круглыя на 
подобе скипешра при кониахЪ загнушыя › 
а иногда прямыя и снаружи разными усту- 
пами раздфленныя трубочки или канальцы, 
которые внушреннимЪ видомр на наушили- 
ты походяшЬ, и раздБляюшся маленькими 
разгородками сЪ выпуклистьмЪ дномЬ и 
чашоватою крышкою ‚ сквозь которую дру- 
гая трубочка или насосЪ проходишр. Бы- 
ваютЪ трехЪ сортов ‚ а именно : 

т) Прямые ортолератиты ( О’Росеганй 
эп. Код атисшит Ларе» тей. ОСщтейо Ас 

| Ретоуь 


3 м 5 


бо ) 569 (05 
Реторо. Т. ПП. р. 246. Ашеой ати сотой.) 
имрюшф иногда по срединБ ‚, а иногла вЬ 
одну сшорону проходящей насос. Помя- 
нушые разгородки случающся либо заняшы, 
либо пусты и ошкрышы. 

2) Читуиты или согнутые ортоцера- 
титы (Шнай. Кади агисшан Ларе е сопо сигиа- 
й. Ашеой атисши а4 аусет [утаерютте;.)) похо- 
дяшф на оршоцнерашишы сЪ шакою только 
ошмфною › чшо они при концах согнушы 
на подобте костылька или скипешра. 

3) Сжатые ортоцератиты или охаме- 
нзпшёе рахопые дпостки ( Отосегайн сотргей › 
Гале саидае ‘сапст. ПТаре; саи4ае санст.) суть 
шакте ортоцератишы › которые каким 
нибудь случаемр шакЬ сжашы или стисну- 
шы , чшо они полукруглыми здБлались ‚, и 
на окаменблые раковые хвосшки походить 
стали, 

б. 39. 

бАЛАНИТЫ ; В/апогит 1еае ПТар4еае. Ва- 
мти,) сушь слоеватыя и вообще тринаш- 
пать слоевЬ имфБюцИя раковины ‚ изЪ кото- 
рыхЪ ошр нижней мноме друге раковины 
составляюшся ; вр средину из нея впали 
многососшавленныя шелухи ‚ которыя на 
скорлупу дубовыхЬ желудовЬ похожи, 


КЪ слоезатымЪ раковинамЪ причисляюшся Ро] 
Исрре4е; › сопефае впапретае и РЬа4 ‚ шоль- 
ко ни одного изЬ сихЪЬ соршовЬ по нынБ ока- 
менфвшимЪ не нахаживали, 


Аа; | $. 45. 


ВидЬ 
495. 


Вид 
406. 


ВидЬ 
497. 


93 о ) 570 (о 

6. 4о. 
В. нНАЧЕРТАННЫЯ НА КАМНЪ рРАКОВИ- 
НЫ ; слелхи или налечатхки ракопинб ( Сопсру- 
йа ту. СопсЬуйолуройНя.) обыкновенно на 
камнЪ напечатаны бызаюшЬ ‚ и слБдова- 
тельно шаке камни представляюшЬ снару- 

жи изображен!е раковинЪ. 


Описашели камней слепки раковин по большой 
части СФ насшоящими окаменблыми вещами 
смфшали, а нЬкошорые ош оныхЪ ошличили. 
ПримБры шакихЪ раковинныхЪ изображений 
находяшся вр ЕрЬ. М. С. Пес. [. Ат. з. 
5/70 зи Пес. (Ш. Ап. то. 0]. 20 , шак- 
же и вЪ нБкоторыхЪ другихЪ описан1яхЪ › 
хотя оныя недостаточны ‚ по тому чпо о 
числ всБхЪ соршоЕвЪ раковинныхЪ слепковЪ 
или напечашокЪй точно не извфсешно ‚, а 
зАФсь только о извбсшныхЬ  обЪявляется. 
Ежели еще боле оныхЪ впредь найдется , 
то можно ихЪ вЬ семЪ класеБ включить ша- 
кимЬ же порядкомЪ ‚ какой мы при описа- 
ни окаменблыхЪ раковинЪ наблюдали. 

6. 41. 

слЕПКИ Уулитокъ (СопеБуйовурйНЫ 20 
сЫгагит. СосЫелуриы.)` суть слЪдуюцие › а 
именно : 

т) Кохлитопые (СосЫгогуройНЫ сое Меагит. 
СосЫедуроЫ. СосЫестит ола.) бываюшЪ в 
глинф ‚ землЪ и камняхЪ. Смотри у Бро- 
мелла вЪ описан!и камней. р 

2) Бухцинитопые ( СосЫеотуройНы Виса- 
погит.  ВисстоуройЫ). ) 

3 


9 о ) 571 (© 
3) Стромбитолые (СосЫеовуройНЫ. Зтотро- 
тит. тот оу ройНы. Этотытит оба). 
4) Турбинитопые (СосМеоуроИЫ 1иттит. 
"Ти’иноурой. “Ти’Ыиз аротарьа ).. 
5) альмонитоптые ( СосЫеоуро аттоп!- 
пит АттопноурйНя. Гтугеопех Аттопиагит 


УМ/оо4м ). 


Описашели камней слепковЪ или напечатшокЪ 
`друтихЬ улишокЪ по ныкб еще не примБ- 
пили. 
у. зи 
СЛЕПКИ рАКОВИНЪ (СомсфуЙогу рой обте- 
йтит. СотБйурйиы.) суть слФдуюнцие ‚ а 
именно : 
г) Острацитопые  (СопеБовуройИя — ойтеагит. 
ОЛисоруроШЫ`) ‚ каковы нахаживались . 
а) Слелхи больших острацитопб ( ОЛгео- 
ФуройНы огасйогит }. 
Слелки ‘талыхб озерных остраци- 
топ ( ОЙтеовуроййы Глтпойтгасйотит ). 
2) Хамитопые (СопофуройНЯ СЪФататит. 
Съатоуфйй. Съатиагит ов вла). 
3) Мусхулитопые ( СопефоРуфоЙИя тидрио- 
’ит. — Мирсшоуройиг). | 
4) Теллинитотые (Сонсфоуроййы Тейтагит. 
"Тайтовурой# ). | 
Пехтинитопые слелхи (Сон ур И 
Рениит. РеспнонрИИ), которые по большой 
части находяшся двоякимЬ изображен1емЬ , 
а именно : 
а) (8 ушами ( РесппоуроИЫ аити). 
Ь)) Везб ушей (РеснниурИЫ поп аитй ). 


9. 43. 


ато чаи ол д тыс им ть, быть, ити 


ВидЪ 
4.08. 
ВиаЬ 
4.09. 
ВидЬ 
4.1 О» 


ВидЬ 
Чт. 


Вид. 
412. 
ВидЬ | 
4т3. 
ВидЬ 
414. 
ВидЬ 
4.15. 


Видр 
_4тб. 
ВидЬ 
4.17. 
ЗВидЬ 


4.18. 
ВидЬ 
4.15. 


Вид 
42с, 


%6о ) 572 (953% 
$6. 43. 

СЛЕПКИ СЛОЕВАТЫХЪ раКОВИНЪ (Со 
ФУРЫ — сопсфатит тшнийшит) , вЪ числЬ 
кошорыхЬ суть слфлуюнщйе : 

т) Ехинитопые ( ЕсЫпоуройН» ). 


2) Слепки Жидопских8 ха.мней ('Туфой- 

2 1мр4ит Тидасогит. ТГарит [идатсогит сока). 

| 3) Слелжхи Жидопскихб иголб (Туры 
ассшагит Тидесатит. 

4) Ортоцератитопые ( Онфосетанлур И ‚’ 


ВсБ описанные здЪсь разные соршы слепковзЬ 
описашелями камней дБиствишельно найде- 
ны и примБчены. Можеш бышь ‚ что 
впредь шакихЪ слепковЬ , ошЪ окаменБлыхЬ 
вещей различныхЪ ‚ боле найдешся. 

$, 44, 

С. ВКЛЮЧЕННЫЕ ВЪ ПУСТОТАХЪ рА- 
КОВИНЪ КАМНИ или шакЬ называемыя рахо- 
пинныя зерна (Соперуйогит пиЧе’) бываюшЪ не 
окаменфлыя вещи ‚ но по большой часши 
известновашые камни ‚ которые внушри 
раковинр изобразились ‚ отр чего внутрен- 
нее расположен1е раковины произошло. Ино- 
гда самая раковина ‚ а иногда шолько ку- 
ски оной совокупно <Ъ ними находяшся. ВЬ 
числЪ оныхЬ сосшояшЪ слБдуюния : 

КАМЕННЫЯ ЗЁОНА ВЪ УлиТКАХЪ (Сои- 
фиатит` пифеГ) позиаваюшся по тому ‚ Что 
свивки шакихЪ улиток по большой Часши 
отдф5лены ‚, и мфстами будшо перерваны и 
заглажены являюшся ‚ кактя суть 

1) Кохлитопыя хаменныя зерна (Со- 
сФиагии пиер сосШеагит, СосЫеагит пиЧЕТ), 


2) 


=. бк А 


и лк о адвыиии_ды Вивььтьии > 


чо 573 (05% 

2) Нерититопыя (СосЫйатит ние Мегив- 
тит. ( Мептит пи4ЕТ). | 

;) Бухцинитопыя ( СосЫйатит пис Вис- 
стогит. Висстоит пибе. Висстиез виз › рт 
тег) Баиа сопйвшз. Тайег п. 14.). 

4.) Строибитопыя ( СосЫНатит пидег 5тот- 
фогит. Знтопотит пит). 

‹) Туроинитопыя ( сосЫпагит пи? "Ти 
янт. ‘Тиипит пиЧЕГ). 

6) Г.лобзитопыя (СосЫИЙагит пиЧе? СЧоо-= 
тит. САфорфтит виде! ). 

$. 45. 

КАМЕННЫЯ ЗЕРНА ВЪ РАКОВИНАХЪ 
( Сопсфатит ние.) бываютЪ слФдующия : 

') Острацитопыя (Сопсфагит , пибе ойтеа 
гит.  (ОЛисагит пи4ег). 

2) Хамитопыя (Сопсфатит пиферг Сфата- 
хит. Сфатагит пит). 

3) Мусхулитопыя (Сотефагит пи Ми- 
ешотит. Миршотит пис[е! ). 

4) Бухардитопыя (Сопефатит пидей Висат- 
отит.  Висаг@югит пи е7 ). 

5) Пехтинитопыя (Сонсфатит пифе? Ресн- 
пит, Ресйпит пи ЕГ). 

6) Дивёитопыя или зерна неизпветныхб 
рахопииб ( Сопсфагит пибе? апоттагит хчепитсоратит, 
Гуру. Мийе апотагит хетнтсо]дтит) ‚ которыя 
по ихЬ изображеню узнашь можно. ВЬ 
ШонахЪ вЪ ФерсгерадБ и другихЪ м5сшахь 
и самая раковина вЪ камень прешворившая- 
ся находишся , только весьма Мала ‚ и на- 
зывается по ЛашинЪ ( Атота чепйтсода тои 
аа › тор ‚ Нуйего от пеетеиз). Пустшоша та- 
КОЙ раковины внушреннимЬ расположешемЬ 

ма 


Виа» 
ат. 
ВилдЬ 
422. 


ВидЬ 
4.23. 
Видв 
4.24. 
ВидЬ 
4.25» 


Рид 
4.26. 
Вид 
427. 
ВидЬ 
428. 
Вид 
4.29. 
ВидВ 
430. 
ВидЬ 
431. 


ВидЬ 
4.3 2. 


бо) 574 (05% 


на шайныя мфсшА обоего пбла со всфиЪ по> 
ходишр ‚ какЬ оную описалЪ Пливнй в 
книгб 37 ‚ вр главЪ 10 ШОЙй; шакже и Вор- 
м1Й вЪ книг 1 , раздЪфлБ 2мЬ , вЬ главБ 13; 
по чему шаке аномиты можно почесть за 
форму ‚ ЕЪ коей диеишы составились и 
изобразились. 

7) Гистеролитопыя хаменныя зерна 
(СопсБагит ние? Ойтеоресиийагит епнусо[тит. Ну- 
Дей. Миа’ Ойтеореспийатит ‘осписоГатит. Ви- 
сагдиае. Асисо]а. Боо4т.), котторыя шакже 
извёсшны по ихЪЬ изображен!ю. Такая ра- 
ковина находишся вр Гошландти ‚ и назы- 
ваешся по ЛашинЪ (О/георесИиие;х ‚ диайтиат 
а4№аат фригат ИНИрть 7). Внутреннее 
изображен!е сей раковины представляешся 
ВР камнБ шлкою Ффигурою ‚ какую машка 
имфешЪ (фригат ЫДего4ат). Оныя бывающшЬ 
двухЬ соршовЬ › а именно : 

а) Крылатые ` гистеролиты (НуйетоИы 
аш! Г). 

Ь)) Одинахе гистеролиты ( НуйетШЫ Лт- 
РИсез). | 
Г 

КАМЕННЫЯ ЗЁОНА СЛОЕВАТЫХЪ рА- 
ковинЪ (Сомсфатит тшНиашит пибеГ), каковы 
суть 

эхинитовыя ( ЕсЬиит виде. Мисе то- 
Лшае 1ар!4еае`), кои не велике швы, лини и 
сшруи имфюшЪ ‚ какЬ описатели камней 
оныя описываюшф ; впрошчемр изображе- 
нтемЪ на эхинишы походяшЬ ‚, и бываю 
двоякя , а имянно: 


2) 


460 ) 575 (05% 
‚ я) Гладжёя эжинитопыя хаменныя зер= 
иа (ЕсЬтогит пибет 1аеиез › Дсига есфтогит ). 

Ь) оха.менлые мушхатные ори ( Ес 
погит пис Пай › Дита писз Морфаае. Гар 4е5 пи- 
сех то[сраах тертетез.) суть шакте камни , ко- 
шорые точно на мушкашные орфхи похо- 
дя, и сЪ одной сторон н$сколько сшер- 
шы ‚ пои томЪ жолобовашы и ивфтомЬ 
темны являюшся › шакЪ какЬ и насшояцие 
мушкашвые офБхи. Жошя описашели кам- 
ней думаюшф ‚, чшо оные суть фигурован- 
ные камни , однако одинакая ихЬ фигура 
и сходсшво внушренняго сшроентя сЪ малы- 
ми эхинишами кажешся довольно доказы- 
ваешф ‚ что они суть нфкошорой родЪ ма- 
лыхЬ эхинишовыхЬ камней. ВЬ Гошланд1и 
множество оных находишся. 


6. 47. 
АЛВЕОЛЫ (Мид т рати офосеганю- 


хит пан. Ашеой.) суть на Чашки похоже 
камни ‚ коихЬ одна сторона внушрь впа- 
ла, а другая выдалась $ поверьхносшь 
ихЪ шакЬ гладка ‚ будшо бы они вышоче- 
ны или полированы были. Зеличиною бы- 
ваюшШф прошивЬ гривенника или полупол- 
шинника ‚ при шомр иногда шолешы , а 
иногда шонки, Уповательно ‚ чшо вр ош- 
дЪленныхЬ пусшбшахЪ сихЪ камней оршо- 
ператшишы родились. БываюшЬ двояке , а 
именно : 
т) Отдф ленные вапеолы (Аше [рапай) › 
которые кусками находятся. | 
2) В.мёстф сросташеся (Аше сонпех! 
коническою фигурою между собою соедине’ 
ны 


ВидЬ 
4:34 


43 о ) 576 (05% 


ны бывают ‚ и ошличаюшся ошЪ оршо- 
пералпиитоЕЬ зибмЬ ‚ чшо они насосовЬ не 
имбюшЬ ; а че происходишЪ ошЪ шого , 
чпо они вЬ пустотахЪ оршоператитовЪ 
изобразились ‚ и когда внушренняя скорлу- 
па и перегородки всЪ изныли , шо оные 
вмфсшБ слепились ‚ и такимЬ образомЪ вЪ 
наружной скорлуп$ ‚ которая пфла осша- 
лась › сжались и окр$пли. 
ант б 48. 

стрБлы ИзЗВЕСТНАГО КАМНЯ ( Ми 
т саийайфиз Отфосегатотит › поп Чтсих Фиать , 
пан. Тасша Чар 4еа. Гарл4ех шпагез $Зиесане!. КаоКе!. 
Ерь. М. С. Пе. 1Ш. аии. $. 0); 75.) сушь по 
большой части коническую фигуру. имЪю- 
лЕ1е камни ‚, которые вЬ известномЬ камяЬ 
на подобте стрЪлр находятся ‚ у коихЬ на 
широкомЬ кониб бывающЬ круглыя ‚, а ино- 
тда полукруглыя линфи ‚ предсшавляюнция 
ущербЪ мЪсяца. Тавмя пфлыя и половин- 
чаштыя окружен!я неё только на одной по- 
верьхносши видны, но и сквозь камень про- 
ходяшЬ ‚ чшо по разбипии онаго усмотрфшь 
можно. Иногда являюшся и насосы , ко- 
торые равным же образомЪ сквозь камень 
проходямЪ ‚ какЬ при оршоцератишахЬ 
бываешЪ. ВпрошчемЪ ни разгородковЪ ни 
алвеоловр никакихЪь вр оных не видно. 
Иногда си сшрфлы отломлены ‚ и на валЪ 
или цилиндрр похожи бываюшЪ. 

1) Стрфлы с5 лолныши охруженглии 
(Тасша Ларлаеа сисийз рев). | 

2) Стрьлы с8 лолопинчатыьми охруже- 
залми (Таша 1ар4еа спсшб @тийайу). 


П римБч. 


[‹ 


960) 577 (о 

ПримЪч. 1) Кажется, чшю случающися вЪ ша= 
кихр сшрБлахЬ насосы и н5кошорыя адруг!я 
<Ъ ортоцератишами сходсшвенныя свойства, 
показывающф › чшо оныя в пустыхЪ мБ- 
сшахЬ ортоцератиптювь родились шакимБ 
образом ‚ чшо конкамокрашиты или лу- 
ночки их не отаФлены , но шолько явля“ 
юшф мБсшами знаки нервовыхЪ дорожекЪ , 
а иногда и со вмЪ оныхЬ не видно. 

ПримЪч. 2) ДругихЪ ‚, кромБ описанныхЪ образ- 
цовыхЬ камней по нынЪ не нахаживалось › 
и п , кои уже извбешны , сЪ шрудомЪ со- 
браны, Чешыре сорша упомянутыхЪ кам= 
ней, а именно дибйитшы ‚ гистшеролиты , 
вЪ камень прешвориви!еся мушкашные орБ- 
хи и сшрЪлы известнато камня, о коихЬ 
происхождени никшо еще обстоятельно не 
описалЪ , старался я сколько возможно вклю“ 
чить вЪ присшойномЪ м5сшБ ‚ и надБюсь , 
что впредь болБе оныхЬ окажется. | 

| \ 


6. 4.9. 


0. мМиНЕрАЛИЗОВАННЫЯ РАКОВИНЫ 
(Сопфуйа ттаШЦиа) суть шФ ‚, кошорыя ми- 


неральнымр чадомр напаялись › или ошШЪ. 


металлической осаженной земли изобрази- 
лись и обруд5ли. 


Мы шак!я раковины не по приличнымЪ имЪ 

_ классамЪф разаВляемЪ ›, но по рудБ , какую 
оныя ЕЪ себБ содержашЪ ‚ по колику Зван!е 
вещамф по главному ихЪ свойству давашь 
надлежитр , а руды в минеральномЪ роёв 
преимущество имБюшЪ, 


56 $, 50. 


ЕЕ 


Е ЕЕ. 


Е Ех очееиЕ ОЖ 


Ни _ 460) 578 (о 5% 


” 6. 50. 
И, ВиаЬ. | КВАСЦОВЫЯ Улитки ( СожсуПа ттегай- 
Ни 436. [па шттоа. СолсБуйа ашииио)а.) находятся ВЪ 


НИ квасповомЪ шиферф и дЬЙйстшвительно квас- 
Ни цы содержатЪ. “Так?я квасцы содержания 


ПЕР улитки 5 ШонахЬ при АндрарумЪ и вЬ 
Е другихь мфсшахЬ вЪ кзасцовомЬ шиферБ 
НИ попа даюшся. 

В | 6. 51. 

| Вид КОЛЧАДАНЪ СОДЕРЖАНИЯ Улитки 
| и й 437, (Сонфуйа ттег Шиа ругйасеа. Сонефуйа рута.) 
} Е 


и сушь шБ ‚, кои сБрными или колчаланными 
| частицами наполнены. КолчаданЬ содер- 
ий жашЪ сл5дуюние соршы ‚ а именно: 

И г) Корлиты (СопеБуйа ругйдра согЫсасса). 
| |: 2) Турбиняты ( СопсБуйа ру’Но/а и пасеа), 
| | 3) „Я. ммониты (СопсуПа рута аттот- 
| 

| 


24сеа). 
4) Остралуиты ( СопсБуПа ругиоа сБатасеа), 
5) Пехтиниты (Сота ругиоДа реснииа- 
| са). О перьвыхЪ чешырехЬ соршахЪ Ген- 
| кель в своей истори о колчаданахЪ на 
И т55 шой сшраниц$ упоминаешЬ ‚ а пятой 
в находишся 5 ШонахЪ при Андрарум$ › 
шакже и в Ангми. Смотри у Лисшера. 
у... 38. | 
ЖЕЛБЗиСсТыЯ улитки ( Сопсфуйа типе 
438. таиа Кегтеа. СопсБуйа Гетеа.) находятся вЪ Ан- 
гли [см. у Лисшера нум. 35 и 37]; Шакже = 
и вЬ другихЬ м5сшахЪ. | | 
$. 53. | 
Е. НЕПОЕТВОРИВИИЯСЯ ПОДЗЕМНЫЯ 
раковины (СолсБуйа Иа поп тие) суть 
шЪ , кои вЬ камень не прешворились и не 
минера- 


= 
:: 
5. 


ый ЗАЛЫ нь Жаба адоь пани 
ее 


о. 


_ 3% А. | 


5% о ) 570 (05% 


минерализовались, но вЪ натуральном ихЪ 
состоянии подр землею находяшся. Оныя 
попадаюшся в землБ кусками вЪ разныхЬ 
ифсшахЬ или вр земляныхЬ слояхЬ и буг- 
рахЬ вм5шаны бываюшЪ. 
ВсБ роды непрешворенныхЪ улитокЪ и раковивЪ 
зАБсь описывать за излишнее почишаю › 
наипаче для шого ‚ чшо о числБ оныхр не 
извфошно › шакЪ чшо и самые описашели 
камней ошЬ премворившихся едва ихр ош- 
личили. СверьхЪ сего надлежало бы вбБ ро- 
ды улишокЪ вторично описашь , что ужё 
сначала сей главы по 32 9 учинено. Кто 
желает знать обстояшельно о всБхЬ поны- 
НБ извбетныхЬ непретворенныхЪ улишкахЪ , 
тотф можетЪ чишашь Вгоше!15. рес. Гу'Борт. 


5иес. Эрес. Ш. Сар. И. шт. т. шакже Ач. 


Егид: Ур ати. 1720, рак. 555. ЭсфиеЧетЬ, | 
Ма. о); р. 15, 16. ес. УМоо4\м. Ан; 9). Ро: 


о. Еж. Т. Г.Р. П.Р. 96. е1с.. 
| $. 54. 
Е. рАЗрушенныя улитки (СолеБуйа 
4ейтифа)) сутаь испорченныя ‚, распадиияся и 
калцинированныя ‚ кошорыя ошЪ сильнаго 


трен!я растточились ‚ или вр такихЬ зем-- 


ляныхр слояхЬ и местах лежали ‚ в ко- 
ихр никаким образомЪ содержаиться ‚ ока- 
менфшь и минерализоваться ные могли ‚ но 
опр великаго подземнаго жара , Фдкаго ча- 
да, или наконемЪ другимЪ каким нибудь 
случаемь кальцинированы и разЪФдены. 

6. 55. 
КАЛЦИНИФОВАННЫЯ УЛИТКИ (С0исбу- 
18 Чейтиса састаа. Сопеуйа састаш. ) бывают 

562 раз- 


ВидЬ 
4.39. 


ВидЬ 
440. 


ВидЬ 
44т. 


ВидЬ 
4.42, 


ВидЬ 
44.3. 


ВидЬ 
444. 


Зо ) 580 (05 
разныхЪ, цвфшовр › и иногда шакЬ мягки и 
рухлы › чшо по прикосновени шошчасЪр ра- 
спадаюшся. 
6. 56. 
ОТОНЧАВИИЯ Улитки ( Сонсбуйа аеЙтиса 


ата. Сопсфуйа атта]а.) суть т, кои Гош . 


сильнаго шрензя обшерлись и обломались. 
Ве. 
РАКОВИНЫ или улитхи сб черпоточи- 
нозо_( СопеБуйа @бтиста стоа. СопеБуйа ето.) Бакою 


машерлею или другимЬ какимЬ нибудь слу-.- 


чаемЪ будшо червями разЬБдены , провер- 
чены и исшочены являюшся. 
$. 58. 
сжАТыЯ и согнутыя улитки (Сон- 
сбуйа аиста сотруеДа её @ДПота. Сопсупа а Понта, ) 
сушь ШБ ,; кои ош внфшней силы точной 


свой видЬ пошеряли и вибсшЪ сжались и 


согнулись. 
‚ 5. 55. 

Уулитковой ПЕСОКЪ ( Сопсбупа ети 
рёиет]иа. Агепа сопсБасса.) состоитЪ изЪ раз- 
битыхр раковин , и шакЬ мБлокЬ ‚, как. 
песокЪ. Находишся вр ГельзингеландЪ ф10- 
лешоваго цвфша. Смотри вЬ перьвомЪ клас- 
с$ о несошныхьЬ родахЪ. 

6. бо, 

С. КАМНИ СОВМЬШАННЫМИ ОАКОВИ- 
НАМИ (Соясфуйа сотрИсёа. Слтта. Рага тебатса 
Гар!4ез Бвигай сотр/сан.) суть шаюке земляные 
или каменные роды ‚ ВЬ коихЬ разный, 
улишки и окдменБлыя веши вмфшаны или 
иапечатки овыхЪ изобразились, и коихЬ 


множество в оных находится $ по и 
| их 


` 


| 


] 
| 
у 
| 


асы ке 2 


ео арии ал олричродьи. 


бо ) 58: (056 
ихр ни кр которому изЪ вышеобЪявленныхЪ 
родовЬ особливо причислить не можно. ‘Та- 
ке камни’, вЬ коихЪ улишки или раковины 
вифбшаны , суть слБдуюние: 
1) Камни ‚ слелхи улитохб лредстап- 

ллоще (Стита, сопсБуйиу ттргее). 

2) Камни со пиъшанными оха.менулы- 
ми улитхамя (Слтта соп уе фатрса г). 

3) Камии с5 патисиенёе.м5 улитохб и 
со пифшанными охкамшентлыти улитхами 
(Слтта’ сопсБуйфих итрге[з её ретисаиг), 


ПримБчантя о окаменфлыхЪ вешахЪ. 


1) Никакая вещь на воздух, в водр и 1 су- 
хой землБ окаменбшь не можешь ; по то- 
му чшо ош воздуха всБо животные роды 
тноешемЪ и закисашемЪ сотлБваюшЪФ, и раз= 
рушающся $ по чему вЪ, шакомЪ мБсшЪ , 
гдБ шБлА вЬ камень прешворяюшся ; возду- 
ху быть не должно $ водою размываются , 
д сухая земля ‚, не имБя кЪ окаменфн!ю. по- 
пгребнато чада и движения , КЬ тому шак- 
же не споссбна ; слБдовашельно “ оное во 
влажной шолько землБ производиться дол-= 
жно. Что касаешся до живошныхР или ча 
стишЪ ‘оныхЪ’, которыя вЪ нашуральномЪ 
своемЪ сосшоян{и не прешворившись остталисьу 
то оныя ошЬ воздуха и воды инако’ неруши- 
мы быть не могушф , какЪ находясь вр су- 
`хой землБ , на примЪрЪ вЪ пескЪ , мергел 
‘или иной какой нибудь металлической 

_` зёемлБ. | 

`№)) Рсякая вещь кКЪ окаменби!ю натуральную 
способносшь имрть должна ‚‘а’ именно: 1) не 

Б6з _ должна 


3) 


#олжна очень. сочна быть , наипаче ежели 
оная никакою крблкою оградою не окружена 
шакр, какр мозг черепомЪ; ибо сокЪ ока- 
менбншо препяшсшвуетЪ. 2) НадлежишЪ , 
чтобЪ шакая вещь подЪ землею ‚, а не по- 
верьхЪ оной на воздух и ЕР водБ. лежала. 
3.) По большой части 3 шакомф меш 
быть должна › гдБ Известная вода шеченЪ , 
и при шомф минеральные и мешаллическе 
пары происходятЪ, 4.) КЪ окаменфню мно- 
тое время требуется ‚ а именно нФсколько 
вБковЪ. БЪ нашуральномЪ сосшояни 6е3Ъ 
перемфны пребывающая вещь должна быть 
а) крЬпкой и сухой натуры , какЪф кости 
и крфпкое дерево ; Ъ) надлежишЪ ей быппь 
ошф воды и ошЪ воздуха со`выЪ ошда- 
ленной $ ©} ВР шомЪ мЬстЪ гораздо’ способ- 
нБе упфлЬюь можеш, таБ нрсколько гор- 
наго жиру находишся ‚ а по крайней мЬрв 
таБ Факато и разрушающато чада не бываеш?. 


ВБ шЪлА вЪ камень прешворяюштся слБдую- 
щимЪ образом: когда изЪ живошныхЬ или 
изЪ растущихЪ вещей летучая машер!я ис- 
подоволь выходитЪ , или извесшноватою ал” 
калическою машерею исшребляешся ‚ О 
мешаллическ1е пары мБето ея занимают 
и вмфшиваются › или самая ша известно“ 
ватая машеря  вЪ них внБдриваешся И 
укрБиляешся. И шакимЪ образомЪ окаменфийе 
двоякимЪ способомЪ аБлаешся ‚ а имевно: 
1) ошаленмем шой матери › кошорая 
земляныя частицы вЬ окаменфвающей веши 
соединяла; 2) посредсшвомь металличе- 

| скихр 


а Зее лике ИРИ > у ь 
А Ньоне А броидн дуыи 
ы в ый 2 м 4, О 


риеич 


скихЪ паровЪ , кошорые на м5сшо отдВлив“ 
шейся машер!и вступаюшЪ. 


4) З4АБсь вопрошаешся › какимЪ. случаемЪ ра- 


2 ковины , слоновыя косши ‚и шому подоб- 
=. ныя вещи из’ морской глубины шоль да- 
. . леко' ош Осшфинди и на шакое великое 
5 разстояне на сухую землю и на высо- 
5 к!я гбры ‚, вЪ Европ и СБверБ находяния- 
г. ся, занесены бышь могли ? На сей вопросЬ 


ошеБчашь можно › чшо пюму пришчиною 
о ошчасши всемирной потоп ‚, а ошчасши 
р подземной огонь ‚ Которой шамя вещи на 
ь ° ружу выкинулЪ. Ежели слБлуюция примБ- 
1 чанйя вЪ разсуждене приняты будут › то 
ь 


кажется ‚ что любопышсшвующие слфлую- 
7 щимЪ ошвршомЪ удовольствованы быть мо- 
и. ‚ тущЬ: 1) НадлежитЪ вБдашь › что в <$- 
4, верныхЬ сшранахЬ и малыя землешрясеня 
Б рБдко примчены › а сильныхЪ отЪ подзем- 
И наго огня шрясенй и выбрасыванй никогда 


не случалось. 2) ВсБ окаменфлыя вещи, 
наипаче раковины‘, на земной поверьхности 
и на вершинахЪ горЪ находятся, вЬ нБдрахь 
земли рЬдко ‚ а внушри торр и глубокихр 
ямахЪ никогда не нахаживались. 3) 1Ъ ока- 
ь менфлыя вещи ‚ кошорыя в разсшояни 
‚›  __ Зоши или 4о миль ошЪ морскаго бёрега на- 
ходяшся ‚ шакого же состоямя бываютЪ , 
как и близЪ бёрега лежация › которыхЬ 


: | подземной огонь шакЪф далеко разбросишь не 
г | можешЪ. 4) Окаменблыя вещи на горахЬ 
| и высошахЬ вр 200 и вЬ 300 саженяхЬ выше 
И ‘морской поверьхности находящся. ИзЪ чего 
- Еброяшифе заключить можно , чшо оныя 


564 рако- 
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НН раковины и окаменблыя тещи ош всемирнато 
| . пошюпа произошли. Можетр быть ‚ чпю и 
обыкновеннымЪ наводнемемЪ или разлипиемЬ 
водЪ раковины ВЪ тлубок1я мБеша  занесе- 
ны ‚ но чшобЪЬ оное ‘отшф подземнаго’”“ огия 
происходило ‚ какЪ о шмомЪ’ Апт. Г, Мого 
5Ъ книг’ своей 4 Сгойасе! 6 ЧекИ ар поет 
вОтрР` ве’ Й тонепо тотоиН`, ‹ изданной вЪ 
^1740мЬ году ‚пишешБ ‚ оное великому. за- 
тшрулнению подвержено’, ‘и неосновательно 

кажется, 


—————————_—_к——_д— 


ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ ТВреЕТИЯ. 


О УАЛЕВАННЫХЬ НАТУБОЮ ИЛИ ФИГУрОВАН- 
НЫХЬ КАМНЯХЬ. 


за. д чо Ш 2‘. с 


г, О камняхЬ сего ролха вообще. 

2, О малеванныхЬ наштурою камняхЬ вообще» 
3. О камняхЪ СЪ изображенемЪ разныхЪ не- 
бесныхЪ шВлЪ. 

камняхЬ СЪ человБческими изображен!- 
ями, и нфкоторыхЪ членов , какВ 
1) головы › 2) сердець ‚ и 3) цВлато 
В корпуса. 

Н $. О каМняхЪ СЪ изображенщемЪ разныхЪ жи- 
вошныхЬ $ 1) чешвероногихЬ $ 2 
Ия пшидцЬ ; 3) рыбЪ ; 4) амфимй $ 5) 

| насВкомыхЬ , и б) червей. | , 

6. О камняхь СЪ изображенемЪ растущий 
вещей $ 1) деревь и листовЬ ›, и 27) 
розовыхЬ цвфиовЬ. “. 


о 


4. 


| й ф 5. | $. К 


а ры алка, ких ам льийььь немалый кс И ЕСН РЫБЕ = 2—5 <> 
кв — -- Е - : ЕАН - я Ак ырыийфий ——--. 
= = ЕЕ —-: Е = а ениния РАСО АЕИЛЕЕ 
к о оаайы 9 нии: = о 
р - 24 


ее 


| 
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$. 5..0 камняхЪ СЪ изображешемЪ искуссшвомЪ 
дфланныхЬ вешей , как 1) кресша › 
2) литшерь ‚, 3) музыкальныхр ношЪ , 
4) расположен!я мЬсшф ‚, 5) машема- 
тическихь фигурь , и 6) раззорен- 
ных. городовЬ. : 


ОшдВлен1е шрепие. 


$... 3. 


нАТУрою МАЛЕВАННЫЕ и ФиГгуро- 
РАННЫЕ КАМНИ (Ефигаа. Горе; Наетотогры. 
Гиз ‘паштае.) суть т, ‘на кошорыхь рЪд- 
куя , вр минеральном родЬ необыкновевныя 
и неодинакя изображентя видны › кои ра- 
етФизя ‚ жизвошныя или иныя, кая ни- 
будь вещи предсшавляюшЪ. в 


Хошя шак!е камни натурою и. свойствами сво= 
ими оп описанныхр во вшоромЪ класс ни 
8Ъ чемЪ не’ разнсшвуютЪ ;`кромЪ’ одной фи- 
туры; однако любопьипсшво описашелей ка- 
менныхЪ родов столь, далеко: распространи- 
лось , чшо для точнЬишаго оныхЬ познашя 
особливое мЬсшо имф опредБлить должно, 


$. 2. 


МАЛЕВАННЫЕ КАМНИ (Гифото"рЫ. Гар: 

4; рен. Гар4ех еттары.) суть шЪ , на коихЬ 
Оп подземнаго чада или матери разныя 
Удивительныя фигуры изобразились’, шакЬ 
какЪ бы оныя живописью предсшавлены 
были, 
< 56; 6. 3. 


АЕ р Риы: “ 
рае р, ве Ч ео ое окраина ИАН д Ач еЕ 
о Фа № А № РА м 


род 
5 8. 


даны 4 > 3. 


ВидЬ 


445. 


ВидЬ 
446. 


Видр 
4:47. 


сушь 
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9. ©. 3. 
МАЛЕВАВНЫЕ КАМНИ СЪ ИЗОбрАЖЕ- 
НТЕМЪ НЕбЕСНЫХЬ ТЪЛЪ (Гиоторы согрогфиу 
сое физ рей. УтапотбтрЫ) $ каковы суть 
1) Предстапаяющае солнце‘ ( Гтапотог- 


2 Ме ре. | 


2) Зафзды (Ттапото р Пе ‘рей. Айто:- 


#4е [рит!). | 
9. 4 


МАЛЕВАННЫЕ КАМНИ СЪ ЧЕЛОВЪЧЕ- 
скими изобрАжеНТЯмМи (Г ифоторы согрот из 
Ритатя ов! вотит. рать рейх Апгфтототры) , вЪ 
числЬ которыхр состояш слЬдуюцщие: 

1) Иелоп®ческая. голопы. лредстап.лязю- 
1цёе (Ан торотогрьи» сарие фитано фусНиз >, 

2) Челопуческёя сердца лрелотап.л.ялю-= 
яцёе (Апфторотогрьиу сое Битано реиз. Епсата. 
Сагаае ). 


(АпгьторотогрБиз” согроте Битапо усриз). 
чув” 

МАЛЕВАННЫЕ КАМНИ СЬ ИЗОбрАЖЕ- 
ВТЕМЪ рАзНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ( ГИБотогрЫ ‚ ти 
#5 9 еотит рати рен Сооторы)`; каковы 


‘т)-Камни 6 изображенем®. четпероно“ 
2ихб жипотиыкб (ГобтогрЫ диаатире из рей). 
2) Птиыб ( СоотоРРИ аш физ ус). 

3.) Рыб; ( СоотогрЫ -рИавиз ей). 

4) -Ч.мфишй. ( ФооторЫ. атрыйе рей). 
5) Насфхомыхб ( Состоится иен). 
6) Черпей ( Соотогу чегтйиз. рей ). 


$. 6. 


3) {$лаго челопфжа лредстапляюще | 


® 


Ц 
{ = 
= 


15 


6. 


| 


_ляюшся. 


о.) 587 -( 5.56 
Чет и 1 


` МАЛЕВАННЫЕ КАМНИ СЪ ИЗОбОАЖЕ- ВидЬ 


НТЕМЪ раАСГУШшихЪ ВЕЩЕЙ (ГиротогрЫ Мани 4.48 


«ей ватит ратнфиз мен. РьуютотрЬг), каковы суть 
т) Дерепа и листы оны, предстапия^ 
золцёе (РБуотогрЬ! рати гато5 рен. Деп4" тез). 
2) Розопые ипфты лредетаплялющае 


(Рьуютогры тв рей. КБоднае). 


| 6. 7. 
_ МАЛЕВАННЫЕ КАМНИ СЪ ИЗОбрАЖЕ- 
НТЕМЪ ИСКУССТВОМЬ ДБЛАННЫХЬ ВЕЩЕЙ 


_СГафотогрг атлерасиу ри. Тесбиоторы) ‚ на ко- 


ихЬ представляющея слфдуюция вещи, & 


‚именно : 


1) Крестб (Тесфиотогры стисе рен. эаито- 
ИГ), 
2) „Литеры (Тесфиотогиы. пнез рен. Са- 


‘таттониз ауб УТогой.) ‚ кошорыя натурою 


нА сихЪ камняхЬ писаны бываютР. 
‘3) Музыхкальныя ноты (ТесфиотогрЫ по- 
1 тиеаив- рен. Гарз, тидса 5.) ‚ котпорыя на 
камнф сЪ проведенными чершами представ- 
| 4.) Географическое лоложенйе ‚ифст$ (Теф- 
нотогрЫ терлон из риси. „ара: реовтар СР). 

5) Математическая фигуры (`Тесфиотот- 

У фриз тайетансьв. рей. Гар тафетайс! ). 
6) Разпалины или разоренныя чизста 
-(Тафиото"ры гидерих отыит а веффаютит- уси. 
Гарде тидетай). На сихЪ камняхЪ’ представ- 
ляюшся разныя. разоренные гброды › сшБ- 


‚ вы ,; сшроенёя и тому подобное, 


И римБч, 


ВидБ 
4.49% 


ея 
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ЗТримБч. 1) Сюда причислены бышь мотуш® 


разные мраморы , наипаче Флореншинской, › 
шакже и разные выше сего описанные ага- 
шы. 


ПримБч. 2) Ежели кшо по произволен!ю нари-. 


сует какя нибудь фигуры на бума ша- 
кою краскою ‚ которая изЪ купороса, по- 
вареннои ‘соли, перегнаннаго каменнаго ма- 
Сла и квасцовЬ сосшавлена ‚ или одними 
только чернилами , вЪ коихЬ много купо- 
‘росу положено , а пошбмЪ оную бумашку 
положивЬ промежЬ двухЬ мраморныхЬ д40- 
сок оныя крЬико вмБсш свяжень ‚и во* 
скомЪ вездБ залепишЪ шакЪ, чшобЪ никакой 
внфшней чадЪ вЪ средину досокЪ’ вступить › 
а внутренней выпипи не мог, и шакимЪ обра- 
зом нБсколько мФсяцовь вЪ сыромЪ мБешБ по- 
держитЬ , шо нарисованная на бумагВ фигура 
точно на камнб изобразишся, равномрно 
и подземной сок проницая местами ВВ 
землЪ в средину камней ‚ гадБ онЪ свобод= 
мо проходить можеш , изображаешф  н& 
нихЬ разныя фигуры шакимЪ расположен!" 
емЪ , какимЪ между оными распространил” 
ся. Ежели шакая живопись не шолько На 
позерьхносши камня, ни внушри онаго 
представляется ‚ каков на примБрЪ Флорен- 
ттинской мраморф бываешр`$ шо вБрояшно 
кажется › что’ мягкая матер!я , изЪ кото“ 
рой камень составленЪ ‚ до зашверябния СВ. 
"Бкоторыми вещами другаго цвБша см6ша“ 
на была, или что проницательной чадо 
столь субтиленф был ‚, что вЪ самыя ма” 
лВйшия скважины (Ро?) шакого крЬпкаго 
хаиня проступищь мог. ГЛА- 


| 


нае 


‚ыы зо 


о стих 
ыы 45: Е о рии офи орда да 


бо ) 589 ( 05% 


® | ‘ТЛАЗА ШЕСТЬАЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 
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а- © ОбрАЗНЫХЪ КАМНЯХЪ, ИЛИ ПОДОбИЯ рАз- 
НЫХЪ ВЕШЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХЪ. 


а- $. 1. О’шакихЪ камняхр вообще. 

о- ‘0. О камняхЪ ‚ на подобе человрка или 

а- разныхЪ его членовЬ изобразившихся. 

ми 3. О камняхр , видомЪ на живошныхЬ или 

:0- на части оных похожихЪу 1) на чет- 

ку вероногихЪ животныхь, 2) на птиц , 

ко 3) на амфимй › и 4) на насфкомыя, 

во> 4; О камняхЬ на расшуния вещи или на 

ой часши оныхЪ похожихЪ; т) на разные 

ь плоды, и 2) на коренья. 

ра $. О камняхр ‚ на рукодБльныя вещи похо- 

10 жи; 1) ‘на монешу, 2) на хлЬбЪ , 

ура из) на сырьЬ. 

оно 6. О камняхЬ разный пвердыя математическия 
и ал» фигурою своею представляющих. 

д 7. О дБланныхЪ шакихЪ камняхр ‚ разныя 

на вещи представляющихЬ. 

не 

ил" $. 1. 

р образныЕ КАМНИ (ГИУ. ГИ- родЪ 
. к тотры № пп.) сушь шБ › кои изображешемЬ 50. 
Но своймЬ необыкновенныя фигуры предсшавля- 

а ютнЪ ‚, какёя камню несвойсшвенны › шакЪ , 

и какЬ бы оныя о5зчикомЬ вырфзаны или вЬ 

т. форму вылишы были. 

9, 6, 2. 

ка= ОбРАЗНЫЕ КАМНИ ,‚, на челоп%жка или Вид» 


94 ео члены лохом (Тао ы } ропипе; 4 450» 


согита 


= р 
ое 


СИЕ ЗНАЕТ 
иж 


ОЕ 


н 
у 
1 


у 
! 

|| 

и 


че 


ния ЕЕ 


к 


а — 


к ОМАР Е, 


Йогит). 


480) $90 `( 05 
гогит, ратез теретенея. Атртороури) 5 каковы 
суть 


1) Обдразные о кхаини 1уфлаго  челопка 
лрелстапля юлийе ( АпийторовурЫ аи!евтт). | 

2) На голопной черелб лохожёе ( Ашго- 
РоЙурЫ стани Биташ). 

‚ .« 3) Ва тайные уды лохоже ( Аийторо- 
2РЫ „ аешох её тот терегете. ОтИг), кЪ 
коимр Энорхиты › дорхиты и троржиты , 
по колику всБ оныя сущь / изЪ числа такЬ 
называемыхЪ орлиньыдд камней (ЗМ + Скте; 
Дейеп), причислены быть могушЪ. 
| 4) На лочки. пороже  (аийтороурЫ . ге- 
пит. 5Цех тепрогтиз). 

5) На руки лохоже (Аттороуры тани- 
ит. Сие). 

| 6) На ноги лохоже ( АнйтороурЫ редит, 
Зее!) 

6:34 

ОбрАЗНЫЕ КАМНИ ‚, на жипотньхб или 
на части оных лороже. (Таобуры ‚ ша сё 
отит риеу терегемея. ФоодурЬГ)., каковы суть 

1) На четпероногижб жипотныж8 ледло- 
же ( ГоббЪУрЫ диадгиредит ов вотит рагнит). Се- 
го рода камни. находились таке ‚ которые 
наз львиную ‚, бычачью и сабачью Ттбловы › 
на оленьи рога ‚ на козьи ноги и прошчее 
походили. 

2) На лтицб лохоже (Роя ашит 
96 ра’Иит вагит), которыя фигурою своею 
на пшичьи головки и Яипа походяшь. 
3) На амфилёи ложоже (Соб /РЫ атум- 


+) 


#] 
Н; 


_| тебегете. Тупотогрьтае ). 


а _ ар 
г ь ель М И пор са рай р 
,. > 3х: Я и ь 
69 <. г ь 


т 


бо ) 59: (05% 

44) На насххотыхе лохоже (Сообууы 
туестогит). 
Никому еще по нынф вр умр не приходило 
° разсуждать’‘о шакихЬ образныхЪ камняхЪ , 

кои бы на рыбЪ ИЛИ червей походили. 
, $. ‘4. 
ОбрАЗНЫЕ ЖАМНИ ‚ фигурою. на расту- 


| аще пеци и части оныжб лороже ( ГИовЫуры 


ередИНа еЁ вотит ратез терететез. _ РЬшовурЬг) › вЪ 
числ коихЪ сушь 
т) Разные ллоды лредетатляюще (Ры- 
БУРЫ: › сеПата’ тефететеу. СатройНы. ) 
2) Коренья лредестапаязющйе (Рьупяу- 
РЫ , гайсех герегенеез). 
| 9-5 
„ОбрАЗНЫЕ КАМНИ › 1 исхусстпо.иб 
ЯФлаиныя пеши похоже ( Бобры апеаа, те- 
Легетез. Тесбло ур) , каковы бывают 
т) На „монету ложоже (ТГесбновБурЫ пи- 
ттаез. Гар 4$ питта ). | 
С 2) На_х.л506 лахоже ("Теофио Туры рапет 
теетете;, АноШЬГ). 
3) На сыр® лохожёе (’Тесфио ур» саит 


9. с. 

ОбОлЗНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКЛЕ КАМНИ 
(ГиюяурЫ таНстансг) представляютЪ твер- 
дыя машемашическля шФла , вр числБ ко- 
ихЬ состоят. 

5% '). Круглые. ( Табу уы тафетана › рраг- 
7), кошорые естьли малы ‚ круглы и 
Блы, шо вазываюшЪ ихЬ градомб (СЬаажае, 


Саадае ). 


13 
— 


И РВВ 


ВидЬ 
4.52. 


РидЬ. 
453 


Видв 
4.54- 


Вид 
455. 


Зо ) 522 (05% 
| 2) Оталистые ( Шоу: таНетанс, оиа- 
15) продолговашую округлость имбюшЬ , 
шакр какЬ Яина. | 
3) Полухруглые (ШИоНУурЫ тафетанс? у 
Рает!рБает1с1 ). 
4) Пира.мидальные ( Гор таБетан- 
& › ругатаще ). 
5) Цилиндрическе ( [Го уры тафетана 
вуйта" ст). | 
. 6) Конусные (Табу таетаня › в0- 
п1сг). 
| 7) Косые чет пероугольные (Гифоуры та 
фетаня › тарехп). 
8) Треугольные (Гиройуры — тайетана э 
паисшаге. ЭШсс; апр и Вогисви ), 
| 9. 7. 
ИСКУССТВОМЪ ДБЛАННЫЕ ОбрРАЗНЫЕ 


КАМНИ ( ГИФоурЬ аме ран. Гарез рр.) 


суть шЪ ‚ которые вЪ яревнгя времена 
дЪИствишельно художесшвомЬ произведе” 
ны были ‚, каковы сушь слБлуюние , 4 
именно : Я 

1) Громопыя стрфлки (ГИБуры в 
ХасИ сипероттез. Сегаиий 1ар4ез.) суть каменный 
стрфлки ‚ коихЬ одинЬ конеир заострен 
на подобе клина ‚ или обл концы осшры } 
в срединБ бываюшЪ несколько шолще я 
иногда со скважиною. 


2) Каменные ножи (Гиьоуры а’ ией | 


сийтуоттея. ОШит (ар Че.) сутпь `дФйствителР” 

ные ножи ‚ какте вЪ самыя древийя времен? 
употребляемы были. аефя 

3) Толоры (Гивуря аче Лас Десигуотте, 

беситез 1ареае )). ) 

4. р 


%бо ) 593 (05% 
| 4) Каменные столоты (Тао уры — ате 
дасй таЦерттез. ° Майе 1арег): 

5) Каменныя стр®лы ( фо уры афе Гас 
й ивтаврогтев. бавиае Чар щеае). 

6) Ка.менные языки (Тайойуйи ане расй 
Ипхиаероттея. Гапошеве 1ар4еае). `ВеЪ оныя и мно- 
ггя друя симЬ подобныя вещи сушь не 
чшо иное ‚ какЪ инструменты или воен- 
ныя орудя ‚ которыя вЪ древности вБ 
разныхЪ присшойныхр случаяхр ‘упошре- 
блялись. НаходяшЪ ихЪ вЬ могильныхЪ бу- 
грахр или курганах, и за громовыя сшр$л* 
ки почитающЪ, 

7) Куихи или хосточки лодобных 
т#.мб , хонми играютб ( Тефгае фа4ене5`) суть 
точныя и насшояция косши ‚ коихЪ кБ 
камнямр причислять не надлежало. Смоптри 
в Шейхцеровой Натуральной исшори  вЪ 
часши 2 ‚ на страницЪ 156, 

8) Каменные хупшины или тогильные 
горшки (Ттпае. Отасиае. ) вЪ древнйя времена 
обыкновенно вЪ могилахЪ посшавляемы были, 


ВсБ помянутые образные камни ‚ Которые на- 
тура на живошныхЬ ‚, и на расшуния или 
другя вещи нБсколько похожими изобрази- 
ла, такую фигуру ошЪ н5кошорыхЪ обстоя= 
тельсшвЬ получили , какЪ напримЪрЬ , ошЪ 
самой шой машери , изЪ кошорой камень 
сосшавился, ежели оная будучи еще мягкою 
вЪ какую нибудь ложбинку ‚, щель или дру- 
тое пустое мфсшо нашекла , гдЪ пошбмЬ 
эзатвераФла ‚ и какЪ вЪ формБ шфмЪ же по- 
&обемЪ изобразилась $ или ошЬ шого › че 


Вв камень 


56 о) 594 (056 


камень по пренесени водою’ сЪ мфсша на мБ С 
сшо общерся ‚или наконецЪ ошЪ давлен!я и 
стисненя онаго другими камнями или шБлами 
настоящей свой видЪ перемБнилЪ ‚ когда 

он еще мякокЪ былЪ , или и по зашвераЪ- 

ни. Таке случаи во время землетрясений | 

и паденйя горЬ произойши могушЪ. | 


— = ——— 


`’ ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 


#6. 
ОКАМНЯХЪ, НА ПОДОбТЕ ВЫОЪЗАННЫХЪ ИЛИ д: 
ВЫСЬЧЕННЫХЪ, м 
6. т. О шакихЪ камняхЪ вообще. ^ “. 
2. О короввихЪ камняхЪ. м 
3: ОбЪ орлиных ‘камняхЬ и о ихЪ разд. з 
лени. |. ж 
4. О жолобовашыхр. | В 
5. О воспенныхЪ камнях и о разаБлени Л 
оных. | 

6. О великановыхЪ горшкахЪ. > 
$. х. О: 
БодЬ НА вырЪзАННЫЕили пысчениыие ложожае › п. 

бо.  хамни (Лайюють. Гаре; т.) суть тЪ, кои 
хошя ошмБнной фигуры и не имибюшЪ ‚, и (- 
особливой живописи не представляюшЪ , од- ь. 
нако нькошорою фигурою составились шакф, | 
какЪ бы р6зчикомр вырфзаны были. х 

| 
‚2. 

ВИД ‚ КОРрОовьи КАМНИ (Гиъоюта , тапиие рег- > 
456. ртан. Бара чассии.) суть кремни ‚› на сквозь | 


круглую скважину имбюние, 
си 


о 5 


ч4бо ) 595 (об 


Си камни хоропьими названы мо тому ‚, чшо 
просшой народЪ обф оныхЪ думаешр , будшо 
они лБкарсшвенны вЬ шакомЪ случаЪ ‚ ко- 
гда изЪ коровы во время доенйя кровь ще- 
чештЪ. Скважина вЪ шакомЬ камнф дБлаеш- 
ся ошФ непресшаннаго капан1я воды на одно 
мЬсшо. 


$. 3, 

орлиныЕ КАМНИ (Гироюий сашние 4а- 
еше допан. Авин. Адийт 1врде,) суть шЪ , 
кои внушри невидимую пустоту имбюшЪ , 
каковы суть слЪдующ!е ‚, а именно : 

т) Грежялще орлиные камни (Айие , 
[вру4е тошо тор. Ание; таз.) суть шЪ , кои 
во внутренних своих пустотахЬ друме 
включенные камни содержашЪ ‚, кошорыя 
во время шрясен1я в рукахЪЬ бренчашЬЪ, 
Включенной внупри камень называещся по 
ЛашинЪ (Сати; ‚ Сети; или Сати; ). 

2) Негрямяще ( Айше; , ар4е тшо поп 
тор. Айиез Хетта,) хошя вЪ своей пустошЬ 
другой камень птакже содержашЪ ‚ только 
онЪ кр6ико приросЪ, и во время шрязенйя не 
подвижень бываешЪ. 

3) Зежлею налолненной орлиной хаменъ 
(Ание, ета теща. Сеоде,) землю вЪ своей 
пусшош6Б содержишЪ. 

4) Волою налолненной (Аёи!еу , адиа т- 
Яша, Елру4тоз.) внутри водою. налишЪ бы- 
ваешЪ. ! 

5) Пустой (Аве тат) ничего вну- 
шри не содержишЪ, 


Вв2 6) 


ВидЬ 
4.57. 


530 ) 506 ( 05% 


6) ТакЬ называемой ‘'Гергиафродитопой ' 


ерлиной ка.мень ( Айиез ар4е вр торИр ве лтто- 
ро таи. Ай Иез регтефЬтой1сиз. и движимой и 
недвижимой` камень. › или обоихЬ’ родовЬ 


з6мли в себЪ содержитЪ. 
-) Орлиной ‘камень с0 «многими  раззо- 


родхками (Айие; саинайиу ит @иих. АВН- 
#е5 тширЕх. ) 


ПримБч. т) Орлиной камень по наружному сво- 
ему виду бываешФ иногда круглой’, оваль- 
ной и шреугольной , а иногда на шайные 
уды походишр , и вЬ шакомЪ случаВ назы= 
вается Е’. о". 

ПримБч. 2} Твераое тфло вЪ друтомЪ ттвердомР 
же шЪлЬ родишься не можеш , разьБ на- 
ружное сперьва пловущее было ; изр чего 
необходимо слБдуешЪ , что ‘звенячей или 
орлиной ‘камень изЪ пловущей матери со* 
ставился ›. которая во время затпвердЬнйя 
друтой камень вЪ себВ заключила шакЪ › 
что сей включенной ‘камень или СЪ оною. 
вмЬспй сросся › или не соединился. О вод 
внутри орлиныхЪ камней находящейся , ду” 
мать должно , Чшо она изЬ самаго камнй 
при затвердВн!и онато’ вЪ средину выжаласвя 
по тому Что он изЪ пловучей и влажной 
машер!и родился $ а чтобф сей камень В 
орлиныхЪ тнЁздахЪ находился, оное со вс мр 
не основашельно. 


6. 4. 
ЖолобовАТЫЕ КАМНИ (ГИФооий > М 


вхагай. Гарщез рис.) имфюшь ‚ будшо выдоб" 
ленный 


0 Я + 2 Тв 


ыы ыы ыы фы ъ `-=- 


бо ) 527 (о 
ленныя м5сшА или пустоты , комторые на- 
тура шакф порядочно. изобразила ‚ что вы- 
емки ихЪ на пашенныя бброзды походятЬ, 
которыя проситирающимися между ними 
высотами раздВляюшся › а вЪ промежкахЬ 
плоскля и ровныя м5сша оставляют. 


Кажешся , что 6брозды на сих камняхЬ ошЪ ка” 
кого нибудь шрен!я изобразились , ош чего 
камень НБсколько обтерея, а углы уцБлБли. 

у. 

ВОСПЕННЫЕ ИЛИ на послу ‘лохоже хам- 
пи (Гифоют: евиай; о@ аерте)у в1офиз Ипихи. 
Уатоп т.) разнаго ивбша бываюшЪ ‚ на по- 
верьхности кошорыхЬ друге круглые или 
инако изображенные цвфшные малые каме- 
шки будшо прилеплены находяшся., и та- 
кимр образомЪ на воспу или сыпь походят. 
РаздБляются слБдующимЬ образом ‚ а 


именно: 
') Восленные хамни сё пыстулающею 


послою (УТаной , хатюй; @еиайз). ^ 

2) Тахёе же со плалою послою (Татой- 
#5 чатойз ерте)з). 

3) Рядые хамни (Гатййы, о Ней: ха 
оТагит). 


Сего роха камни состоятЪ изЬ мрлкихЬ , круг- 
лыхр или продолговашыхр камешков ‚ ко- 
шорые кЪ другому цпвшному камню при- 
стали и пошбомЪ окаменбли ‚ подобно то- 
му ‚ естьли бы кшо малые бЪлые камеш- 
ки ‹<Ъ красною глиною смФшавЬ высушилЬ 
и обжетьЬ, 


ВЗвз 6. б. 


ВидЬ 
459. 


ВилЪ 
460. 


чо ) 558 (© 5% 
НЯ | 

"Такр называемые РЕЛИКАНОВЫЕ ГОр- 
инки (Гифоют ‚ саийайе оЦатй арета ‘опа. ОЦае 
звашеае. БиедеиБого.) суть глубокя выбоивы 
5Ъ опокахЪф или вр камняхЪ ‚ кошорыя си- 
лою шекущей или каплющей воды на по= 
добе больших и малыхЪ кошловр изобра- 
зились. Бываюшф тлубиною ошЪ 2х до 
зхЪ фушовЪ ‚ а 8 д1аметр$ иногда ошЪ 
2х до зхЬ аршинР. Си пешеры по боль- 
11ой часши вЪ шакихЪ мфстахЪ вр опокахЬ 
находяшся , гдЪ другой камень вЪ близо- 
сти повыше лежишЪ ‚ изЬ кошораго вода 
вЬ помянушую пусшошу или выбоину кап- 
лешЪ. 


Описашели камней причисляютЪ кЪ симЪ кам- 
ням и шЬ ‚ кои на сотовые ячейки похо- 
дяшф ‚ и называющся СеЙШагез $ также 
трубчатые (шаге) и дудочные (Диор), 
Я оные описал особливо ‚ по шому что 
они вЪ минеральном родБ почши ничего не 
значат?. 


Примфчангя о фигурованныхЪф камнях}, 


1) КЪ разобрамю и узнанию изображенкыхр на 
таких нашурою малеванныхЪ камнях фи- 
гурь шребуешся живое и сильное воображе- 
не разума, а именно шакое ‚ какое о кам- 
няхр любопытшсвующие имфюшЪ. Впрошчемр 
весьма пристойно шак!е камни игрою нату- 
ры (Ти Маитае) именованы , а еще бы 
справедликЪе ихЪ назвашь можно было игрою 


ха.мнелюбителей (Гидиз ИЪорЬИотит). — Ост 
- рой 


Зо ) 500 (056 
рой разумЪ изЪ ничего много предсшавитпь 
можешЪ. 

2) всБ описанные вЪ семЪ ошдБлени камни 
принадлежашЪ ошчасти“кЪ’ песошнымЪ › ош 
части кЪ извесновашымЪ , а больше кЪ 
кремнисшнымЪ каменным родамЪ. Есшь вЪ 
числЬ оныхЪ и шаке ,‚ кои кЪ зашвердБлымЪ 
вЪ камнБ вещамЪ причислены быть могут › 
и никакого камня ошмБннато рода или со- 
сшоян!я здЬсь не находится. 


ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 
О ВЕЩАХЪЬ ‚ НА КАМЕНЬ ПОХОЖИХЪ. 


$. г. ОбЪ оныхЬ вообще. 
2. О камняхЪ БЪ растущемЪ род включенныхЪ. 


3. О заросташихЪ камняхЬ вф распущихЪ ве- 


щахЪ. 
4. О включенныхЬ снаружи вБ шрещинахЬ 
деревЪ камняхЪ.. 


ОшдЗлен!е чешвершое. 


6..1. 


ПОХОЖ1Я НА КАМЕНЬ ВЕЩИ ( Сасш Г) 
сушь таке камни ‚ кошорые внушри ра- 
сшущихЬ вещей и живошныхЬ заключаюнт- 
ся. 

8. 

ВЪ РАСТУШЕМЪ род ВКЛЮЧЕННЫЕ 
КАМНИ (Саи! оввааИИит) суть шЪ ‚ кои вЬ 
расшущихЬ вещахр родились , или ошЬ н$- 

Вв4 которой 


РодЪ 
бг- 


ВидЬ 


кге 


бо) 6со ( ©5> 


которой наружной силы или по случаю вЪ 
нихЬ будшо вдавлены находяшся, 


Хошя по нынБ еще не слыхаво ‚ чшобЪ вЪ ра- 


сшущихЬ вещах камни родились ; однако 
кажешся ‚ что камень столь же удобно и 
вЪ расшущихр › какЪ в жизотныхЬ шва- 
ряхЬ родиться можетф , естьли находяшей- 
ся вЬ‘'нихЪЬ сокЪ шакое же движене имБешЪ, 
какое жизненные соки вр живошныхЬ. Ко- 
гда орЬхЬ или зерно вВЪ плодахЪ каменною 
кропоси!ю затвердБшь можешь ‚ шо для 
чего бы ош шакой машери и вр расту- 
щихр вещахр камень родиться не мотЪ? ра- 
сшфн!я подвержены болФзнямЪ , стпаросити › 
и уроды межЪф ими быгаюшЪ. НеприлФжное 
изслБдоваше растущихЬ вещей пришчинсю 
состпоишр , что мы тшакЪ мало о нихЬ зна- 
емЬ. Также и шого сказащь не льзя, чшо 
всБ шБ камни ‚ кои внушри расти по 
нынЬ найдены ‚ ошФ наружной силы вР 
оныхЪ заключились и внБдрились. Жители 
ОсшЪиндскаго бстрова. Амбоины весьма вы“ 
соко ночитаюшр шф камни , кошорые вну“ 
три деревЪ находяшся ‚ какЪ о шомЪ рум* 
фий вЪ части 2 › главБ 46 обЪявляешЪ. 


ЯВА 
ВЪ растущихъ ВЕЩАХЪ зАростиий 


461. КАМНИ (Сарсий хера ит атпаН)) суть кри“ 


внушри растущихЪ вещей находяниеся 


камни ›, которые со всфхЪ сшоронф дере- 
вомЬ окружены шакр ‚, чшо почши вЪ само 
срединБ онаго заключаюшся › хошя на де 


ревв 


а = 


А ООН Е 


430 ) бог (055 
рез5 никакой шрешины, скважины или зна» 
ку не видно ‚ гдБ бы шакой камень вЬ де- 
рево вошелЬ или вложенЬ и вшиснушЬ быль. 


ПримБры тому иаходяшся вЪ ЕрЬ. М. С. р. 66. 
о березБ $; вЬ УпсальскихЬ ученыхЪ сочине- 
нияхр о 4убБ, и кромБ сих шаюке камни 
нахаживались вр полевомЬ шерновникЪ (5р:- 
по ше") при Медевской кислой колодезной 
вод ; вЬ соснБ вЪ. НерикЬ`, которыя обЪ 
вещи прежде сего хранились вЪ броммель- 
скомЪ кабинешЬ. ВБ шаке камешки быва- 
ютф голыши у при чемЪ вопрошаешся › ка- 
кимЪр способомф то статься могло ‚ что 
они вЪ деревБ заросли и тайиымЪ образомЪ 
вр немЬ заключились, з 

ож 
`’СНАружи Въ ТРЕШИНАХЪ ДЕРЕВЪ 

ВКЛЮЧЕННЫЕ КАМНИ (С 4сиЙ хереаЙит пити- 
Ш) находяшся вЪ растущихЪ вещахЪ не со 
всБмЬ включенными и заростшими, но ша- 
кимЬ образомЬ, что изЪ имбющихся на де- 
рев5 шрешщинЪ и другихЪ знаковЪ явно при- 
мЬшить можно ‚ чшо камень вброшенЪ или 
наружною силою вдавленЪ, 


ТаковЬ есшь тошф камень ‚, ‘о которомЪ Ворм1й 
&Ъ книгБ 2 , глав гошой обЪявляешЪ. 


Вв; ГЛА- 


ч%6 о) 602 (05% 


ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ. 
ОКАМНЯХЪ, ВЪ ЖИВОТНЫХЪ НАХОДЯЩИХСЯ, 


9. 


г. 


2. 


12. 
13. 


14.. 
в. 
16. 


17, 


О 


о 


о 


осооо 


©) 


камняхЪ › ВЪ живошныхЬ находящихся. 
вообще. : 

жемчутахЬ $ 1) круглыхЪ , 2) продол- 
товатых ‚ из) плоскихЪ. 
садовыхЬ улишковыхр камняхЪ. 
раковыхЬ жерновкахр ; 1) морскихЪ , 
2) плоскихЪ, 3) обыкновенныхЬ ‚и 4.) 
шакф называемыхЪ краббахЪ. 

камняхЬ шакЪф называемыхь  морскихЪ 
вшей. 

ИндФйскихЪ змБиныхЪ каминяхЪ. 
камнях Американской ящерицы , Игва- 


‚ на называемой. 


камняхЬ лентучаго дракона. 
черепаховыхЪ камняхЪ. 
рыбъихЪ камняхЪ. 
пфтушьихЪ или каплуновыхЪ камняхЪ; 
т) прозрачныхЪ ‚, 2) красныхЪ ‚ из) 
темноцвршныхЪ. 
камнях ‚, вр ласшовицахр находящихся» 
камняхЬ , вЬ трясохвосшкахЬ находя“ 
щихся. 
камняхр Мателланскихр гусей. 
камняхЬ вЬ цаплях ‚, находящихся. 
воловьихЪ камняхЪ ; 1) БЪ желудкВ » 
2) вЪ почкахЪ ‚ из) вЪ желчномЬ 
пузырБ находящихся. 
бецоардовыхр камняхЬ ; г) восшоч- 
ныхЬ ‚ 2) западныхЬ ‚ и 3) обыкно- 
венныхЬ, : 

$. 18. 


—ь 


5» 


мик 


|. 


А ака лье ода, сы ЗА 
м аль сы Два нашишьшь Бытие 


493о ) боз ( 95% 


$. 18, О оленьихЪ камняхЪ $; 1) вЪ желудкБ › 
и 2) вЬ глазах находящихся, 

15. О свиныхЬ камняхЪ ; 1) вЬ желудкБ ‚, 2) 
вр желчномЪ пузырБ ‚ 3) ВЪ рылБ ›и 
4) о камняхЪ ‚ вЬ дикихЬ свиньяхр 
находящихся. | 

20. О ежевыхЪ камнях ; т) вЪ желудкБ ‚ и 
2) В желчномЪ пузырБ находящихся. 

21. О бобровыхЪ камняхЪ. 

22. О камняхЪ › в лошадях ; 1) в же- 
лудкБ ‚, 2) ВЬ желчномЪ ‚ из) урин- 
номЪ пузырВ находящихся. 

23. О камняхЪ лошаковЪ ут) дикихЪ ;и 2) 

‚  муловЪ. 

24. О слоновыхЪ камняхЪ. 

25. О камняхЪ ‚ вЪ обезьянахЪ находящихся. 

26. О каменныхЪ ядрахЪ чешвероногихЬ жи- 
вошныхЬ. 

27. О человческихЪ ‘камняхЪ $ 1) вЪ урин- 
номЪ ‚, 2) желчномЪ пузыряхЬ ‚ из) 


вр почках находящихся. 
} 


бЕхеда 
КАМНИ ‚, 165 жипотныхб нажодячшеся 
(Саги! аттайит) суть шЪф ‚ которые вну- 
шри нБкоторыхЪ живошныхф заключаюш- 
ся и либо ошЪ густой мокрошы или иной 
какой нибудь машери сосшавились , либо 
настояние проглоченные камни, либо на- 
конецЪ каменною кр5фпосп!ю зашвердФвиия 
косши, 
9... 


ЖЕМЧУГЪ (Сас! антайшт › Сопсатит. 
Мавагиае. Уптез.) суть круглые или про- 
долго- 


РодЪ 
62. 


РидЬ 
463. 


%6о0 ) бод (056 

ядолговатые , при шомЪ бЪлые или синева- 
тые чистые камни ‚ кошорые вЪ жемчуж- 
ныхр , усшерсовыхЪ и другихЬ раковинахЪ 
находяшся. ЖемчугЬ бываешь  шрехЪ сор- 
тов ‚ а именно : 

1) Круглой ( Мавагпа тоиийа). 

2) Прололгопатой ( Мавагиа оРонва). 

3) Илоской ( Марата сотуте в. 


Примфч, 1) ЖемчутЬ не только вЪ морскихЪ › 
_ нои вЪ рЬчныхЬ и озерныхЪ раковинахЪ , 
каковы бываюшЪ вЪ пресной вод, находиш- 
ся. Крупной называется по ЛашинВ Ия › 
а мБлкой Маграгиа. | . 
ПримБч, 2) Для дорогой ибны, вЪ которой жем- 
чугр соспоитФ, при покупк$ онаго надлежишЬ 
весьма осторожно разсматривашь цвБшь и 
изображене , какое он имешЪ , и разсу- 
ждашь 1) о величинБ ‚ 2) изображеи , и 
3) о чисшошБ. Иной жемчутЬ величиною 
бываешф протизЬ вишенЬ ‚ и называется 
по шому ‘пишеннымб жемчугомб. Продол- 
товатой жемчуг ,‚ халаями цилинариче- 
схиии называемой ‚ шакже плоской , жел“ 
той ‚ полупрозрачной ‚ шемнонвфшной › чер“ 
новашой и проч: находяшся вЪ самыхЪ рако- 
винахЬ особо ‚, или кЪ онымЪ прирастают? $ 
а каждой изЬ сихЬ жемчужныхЬ сортов 
очищается кишовою шелухою (05 ертае)) з 
пемзою › солью ‚ пудрою ‚ Венешанским 
мылом и водою. ВпрошчемЪ жемчугёЬ не 
льзя почесшь за наспояшия каменья ‚ #0 
оной есть не чшо иное ‚ какЪ затвераФлая » 


вязкая земляная машерия. 
5. 3 


9$ о ) 605 (03% 


$3. 
ж- САДОВЫЕ УлИТКОВЫЕ КАМНИ (Саи! ВидЪ ИИ 
хЬ аштайит Итасит.  Сасий Итасит.`) по описанйю 464. й 
р- бываюшЪ прозрачны ‚ бФлы и овалисшы , 


при шомЪ весьма легки и вЪ головахЬ садо- 
выхр улитокЪ находяшся. Сношри в Вор- ИИ 
м1езомЪ кабиненБ на страницЪ 50 шой. | 


Е 
раКовыЯ ЖЕрновки (Саи! анииайит ВидЪ 


›› стиасеотит. Осш сапсгогит. [ар 4е; сапсготит.) бы- 465- 
› ваюшЪ бБлые, или сине › полукруглые и И 
т слоеватые камешки › на подобе луковицы. И 
> Слои ихЪ вЪ огнЪ раздфляюшся ‚ а нахо- | 
дяшся с1и камни около желудка вЪ ракахЬ И 
м- и ихр родахЪ , каковы суть Й 
п 1) Жернопхи ‘морсехихб рахопб’ (Оси: 
и сапстотит , Саттаг!). | 
и? 2) Плоскиюб рахопб `(Осш саистотит › и 
и Рави!) И 
ою 3) Речнымб ракопб (Ош! сапстотит , ИИ 
‚ся АПасг). И 
л- 4) Жернопки рахопб +, крабами назы». И 
ие= ваемыхЪ (Осий сансгогит › ЗашИае). НИ 
л- И 
р- ПримБч. т) Оные камни ‚ ежели ихЪ шакЪ на- И 
о- звать можно ‚ родяшся изЪ нБкоторого 6Ъ- | 
Ь; лаго соку , которой между шБыЪ пока ракЪ | 
вЪ внутренность и черепЪ свой перемФняешЪ , в 
Е по обБ сшброны оной внутренности оша$= И 
Ъ ляется , пошбмЪ становится швердЪ и боль р 
не ше вырасшаешЪ., ошЪ чего шак!е жерновки | 
хе и слоевашы бываютф. раки оными жернов- 
т вами питаюшся во время сей перемфны и 


болБзни , которая происходишЬ опф шото, я | 
3. что | 


ВидЬ 
4.66. 


ВидЬ 
467. 


ВидЬ 
468. 


53 с ) 656 ( 05% 


что они расшупф и больше становяшся ‚ а 
череп между пиФмЪ не раздается. 

ПримБч. 2) Хошя нВкошорые о пауковыхЪ кам- 
няхЬ обЪявляюшф ‚, будшо пауки каменбющЪ 
или камень вЬ нихЬ родиться можешЪ ошЪ 
насыпанной на них соли или балдрана , 
Однако оное за вымышленное почесть мо- 
жно ‚ по тому что ‘досшовфрнато изеБспия 
0х шомЪ не находишся. Чего ради я пауко- 
выхЪ камней здЬсь не ключилЪ ‚ пока впредь 
вбририйшими опышами оные  изслФдованы 
будутЪ. 


9751 


КАМНИ шакЪ, называемыхЪ морсхижб 
плшей (Ссш! аттайит , рефсшотит- тайтогит. Са] 
сий стисит УМогти Мш. р. 241). 

557.6. 

ИНАЪЙСКЕ ЗМЪИНЫЕ КАМНИ ; ма- 
гнитные зифиные катни (Сасий апттайит у 
Соргае. Гар 4ез ретрепниг  тавиенс.) бываютЪ 
снаружи круглы си шороховаты ‚ внушри 
слоисты и черны ‚ а иногда б5лова- 
шы < черными пятнами и нарочишо шя- 
желы. Находяшся вр голов$ или брюхб 
большой ИндЬИйской змфи ‚ которая назы- 
ваешся Софа или СоБга 4е| СаБе]о ‚, по чему 
и самые камни Р!ефга 4е| Собга наименованы, 
Они же и магнитными змфиными камнями 
называются по мнимой ихЪ сил ‚ будшо 
бы ядЬ вЬ себя вшягивашь могушЪ, 

бе 

КАМНИ АМЕРИКАНСКОЙ ЯЩЕРИЦЫ , 

игпана называемой (Сисий аттайит  Твиапае, 
Сори! 


бо ) 607 (05 
Саши! Твиапае.) бывающф ивфшомЪ б$лы и 


пришомЬ шороховашы ‚ а находяшся вВЬ 
толовЪ помянушой ящерицы. 
| 8 


КАМНИ ЛЕТУЧИХЪ АРАКОНОВЪ (Са[сий 
антайит атасот офапиз. ПОтасоти.  Отасоннае.) 
по описанию суть круглые и прозрачные 
камни на подобе хрусшаля. ВЬ числБ 
оныхЬ нфкоторые бываюшЪф разныхЪ - цв$- 
итовЪ ‚ какр чернаго ‚ краснаго и бФлаго 
блисшакюлдаго. С. Гатри Н. Г. Е. Нам. 
Г. Пс. И. р. 9. @ 4л. ев. УМавпей Н/Д. 
М. Наш. р. 326. Ри НД. №. Г. ХХХУП. 
Сау. Х. 

6. о. 

ЧЕРЕПАХОВЫЕ КАМНИ (Саи! аттайит, 
Дидтит. СЪеониае. Ототае. Сеоте;.) бываюшЪ 
обыкновенно вЪ больших черепахахЪ ‚, ко- 
шорые на жемчужную раковину походяшЪ. 
СказываюшЪ ‚ чшо шЪ камии ‚ кои у че- 
репахЪ вЪ брюхБ находяшся ‚ пурпуровой , 
а вЬ голов или печени. выросшице ошмБн- 


‚ной ивБшЬ имфбющЬЪ. 


5 ТО 
рыбьи КАМНИ (Саи априайит , рат, 
Сакий рубит). 


КакЪ древние шакф и новБйшие писатели много 
соршовЪ шакихЬ камней полагающЬ , кошо- 
рые всБ исчисляешЪ бромеллЪ вЪ изланныхЪ 
В 1725 мЬ году Ас! Г. её 5. Гр, шак- 
же и ТаковЬ @еодорЬ КлеинЪ вЪ исшор!и о 
рыбахЪ № М1 Г. #6. См камни  такЪ 
кр6пки ‚ что при удареви одного о другой 

звукЬ 


ВидЬ 
4.70. 


звукЪ издаютЪ , а н5кошорыми изЪ отниз 
ва отонь высфкашь можно ‚ какЪ напримЪ ОБ 
камнем морской ворбны (Ёар5 мепае Алле! 
Гтшргае А14гоп. Гар. 5. Реза Утаи аи.) и 
другими.  бываюшф прозрачны и полу 
прозрачны › а фигуру эллипшическую з 
круглую „= плоскую и угловатую имБюнТ. 
Во всБхЬ рыбах шакихЪ камней по дв И 
по шри пары, а иногда и боле случается , 
которые. находяшся в чистыхЪ пузыряхр оз 
кои около десен вЪ головахЪ рыбЪ бывают Ра 
Оные не за наспояние камни ‚› НО за ток1Я 
рыбъи жосши почитать должно, который 
40 сяххогыжв хостей принадлежашЪ (о[си- 
@ вии). НФфкоторыя изЪ сихЬ каменную 
кропосшь ‘имющихр костей сушь шЪфже са- 
мыя ‚ котшорыя в человркЪ хжаменнььми 
костьми (([Д ретоа) и улитка.ми ( СосЫеае } 
называютщся. По чему за камни признаватв 
ихЬ не надлежишЬ ‚ хошя я оные шакЪ име- 
новашь принужден былЪ, КЪ нимЬ же 
причисляющся 1.0715 Зифего/и , Согастих 8. 
Ислан. 


6. 71 


ВидЬ ПЪТУШЬИ или халлунопые хамни (Са= 
472. сий аттайит ‚ ваЙотит. Гарае Аесоти.) по обЪ- 
явленю н5которыхЪ находяшся ‘вЬ каплУ” 
нахЬ ‚ ежели пфшухЪ на трешьемЪ годУ 
‘положен, и до седьмаго кормленф будеш?» 


Различающся по слБдующимЪ цвБшамЬ , ® 
именно : 


к г) Прозрачные таже хкатнии (Гар 
вести стра!) походяшЬ на мушную воду: 


` 2) 


я 


580 ) 609 (05% 
2) Красные ( Гларт4ея. «еноти тиртГ). 
3) Темноцифтные ( Гларёез Медоги Дер). 


По обЪявленю нБкошорыхЪ оные камни нахо- 


дяшся В желулдкБ $ а Агрикола пишешЪ у 
что они и вр печени бывают. 
$. 12: 
ЛАСТОВИЧНЫЕ КАМНИ (Сасий апётай- 
ит, Блин тит. Съейдони [шра4ез, находяшся вр 


и м м ё* - е с. . 
мела пе бы неро ами рыл прин Ы 
Г 2. две, У я а Г 


Видр 
473. 


желудкахЬ сшарыхрЬ и молодыхЬ ласшо- 


вицр ‚ бБлаго или краснаго цвБша. 


`® 6: т3: 

КАМНИ ,‚, пб трясожпосткахб находя- 
ащёеся (Саси! аттайит ; тоасШатит: СЫ.) 
имБющЬ сизой или ср шемнозеленымЪ схожей 


цвБиЪ , и в желудках оныхЪ пшииЪ ‘ная 


ходяшся. Смошри у'Плиния вЬ книгБ 36 у 
главБ 10: | :. 
6: 14% 7 


КАМНИ МАГЕЛЛАНСКИХЪ ГУСЕЙ (Са1- 
си! ‘аитайтт, апртит МавеЙатсовтит. Сасш Рт= 
битит.) также вЪ желудкахЬ оныхЬ пшиць 
находяшсл. 

д 1 

КАМНИ , пб цалляхб нахолялизеся 

(Сасий аттайит, ощгигит. Саш шит). 


ВБ описанные опф 11 по 15 6 камни ‚ в 
птицахЪ, находянцеся, по большой части со= 
стоят изЪ м$лкаго песку, кварца или хря- 
щу ‚ которой пшицы глошали ; впроит- 
чемЪ шаковы же бываюшЪ, каковы в пчить= 
иХЬ головахр и черевахЪ находяшся. 


Гг б. 16. 


Видр 
4-74». 


Вил 
475. 


ВидЬ 
4:76. 


ЕЕ 


=> 2 Я 
и: 


485.) бо (о 
6.46. 
Ви РОЛОВЬИ КАМНИ (Сасий аттайит фюши} 

477.  келег5. Вии.) находяшся вЪ коровахЪ и бы- 

кахр , только р5Бдко ‚ а именно вЪ слБдую- 
жщихЬ чаешяхр : 

т) В5 лочхажб ( ВШИЫ 4е тети: ). 

2) В5 желудх® (ВЩИи 42 чептщо), 
которые можешЪ быть быками проглочены 
были. ь 

3) В5 желчном лузыр$ ( ВШИМ 4е ‹е- 
Леса реИев)) ‚ которые Волопъьими @иоарлопымии 
хамтня.ти называюшся. 

6. 17. 

Вид бЕЦОАрдОРЫЕ КАМНИ (Са[сий аигтаПит 
саргий вепету , стийасет. Гарщез Вехоатаио. ) сутшв 
слоистые. , вЪ разныхЬ родах козЬ и коз- 
ловЬ находяциеся камни ‚ копорые изЪ сБ- 


ристыхЪ ‚ клейкихЬ и другихЬ соков’ ра=. 


сшушихь вещей составились. РазаФляющм- 
ся слБдующимР образомЪ ‚ а именнно :. 
+) Восточные оиоарлотые жамии (а 


2/45 Веховтаст опен) бывают чисты, шо” 


роховалиы и тладки, зеленоватато или шем- 
но зеленаго ивфша ‚ а находяшся вр мохна- 
том мфшкБ шемнаго ивБша вЪ нфкоторомВ 
родф$ ИндЪйскихЬ козЬ и козловЪ ‚ кошорые 
Сартсетиае или Сахейе называюшся. 

2) Залалные таже хамни ( Гарех И- 
<оат@ а осслаетие) бываютЪ грубы › и неров” 
ную поверьхность ‚ при шомЬ сфрой или 
черновашой пвБшф имБбюшЬЪ : находяшсЯя 
также , какЪ и Восшочные ‚ вЪ горвыхВ 
козахЬ ‚ называемыхЬ Кирсаргае или Сар 
ощанаеь 

3) 


в - 


> ыы 


`` пы 


%бо ) бит ( ©5 


3) Простой цоардопой хамень ( Тари 
фезоа си: ошрагз ) снаружи бЪловашЬЪ › а вну- 
три бЪлЪ бываешЪ ; находишся ‘вЬ особли- 
вомЬ мБшечкь близь печени в просшыхь 
дворовыхЬ козахь. 


Настоящие бецоардовые камни узнавать можно 
° по слФаующимЪ признакам? : 1) чшо они 
такф ‚, какЪ луковица $ слоеватьы быть 
должны $ 2) чшобЪ проведенная ими черта 
на буматБ ‚ золою › мВломф или неморе- 
ною известью нащертой › была желшая или 


желшозеленато цеБта, ОБдко случается ‚„ 


чтобЪф два бецоардовые камня одинакой вид 
имрли ‚, и за подлинно ещё не известно › 
привозилиль когда в Европу настоящей бе= 
цоардовой камень, 


9. 18, 


ОЛЕНЬИ КАМНИ (С41си! аиртайит , сегио- 
гит, (СасЩЕ сегий!) ‚ каковы находятся 

т) В5 желудк® (Саси? сети! 4е епнсшо. 
Вехоаг сетштит) ‚ которые бываюшЪ слоева- 
ты ›‚ на подобе описанныхр ‘вЪ 17 мЬ 6 бе- 
поардовыхЪ камней, ИмфюшЪ желшой сЪ 
бЪлизною смфшанной ивБшф ‚, м находяшся 
вЬ желудкВ и кишкахЪ. 

2) В5 глазажб (Оси! сети 4е сапНз оси» 
Ютит. Толститае сегинае.`) суть гладке камни 
шемнокраснато ивЪта сЪ прожилочками. На- 
Ходятся вЪ глазном лузтб шакЬ , будто 
бы оные отЪ затвердВлыхЪ слезь происхо= 
ЯЯШЬ (см; бест Ежи, ИГ), 


Гга Паули» 


ВиЪ 
479; 


Зо ) 612 (о 
Паулини вр книг называемой Спасишельное 
увеселене вЪ части 3, на стораницВ 175 обЪ- 
являешр . будто пооглоченныя оленями змри 
> буд О 


ВЬ желудкЪ оныхр. вЪ камень прешворяющся 
(см. бай Саттати. р. 179). 


6. то. 


ВидЬ СВИНЫЕ КАМНИ (Саш? аитайит  епегй 
480. и асег. Саши! ПЧИет) › КАКОВЫ находяшся. 
| +) 85 желудк$ ( Сасий иг Шер 4е хепй- 
со). | 
2) В5 желчном лузыр® ( Сасий и ШЕЕ 
4 чейлсша ГЦеа)) желшаго или желтозеленаго 
ивфшта. сх 
3) 85 рыл$ (Сасшй ие? де торто Лимит) 
ивфшомЬ бЪлы ‚ и продолговашы, 
4) В5 дихирё спиньяхб или хабанахб 
(Сшсшя ие Че. арт). 
$. 20, 
Видь. ЕЖЕВЫЕ КАМНИ (Саи ситаЙит , Ьу- 
431. Ликит. Сасий! Нултети. Гар/ез фогст!.  Гарщея 
Малссен 5. ТРецга а Ротсо.) снаружи мягки и 
мыловашы , а внутри слоисты бываюшЪ у 
и находяшся вЬ ежахЬ. | 
1) В5 желудке (Гарае Буйтет 4е иен 
11сио`) зеленаго или черновалтаго цьфша, 
: 2) В5 желчно.мв лузыр® (Шар еб БИ 
спи 4е чейсша Иа) имфюшЬ зеленой ‚ крас- 
ной или желтовашой ивфшЬ ‚, а снаружи 
рябоваты сЪ ямками. | 


Оные камни. состояшЪф = высокой ифнБ., 
наипаче вЪ Голланд и. ВкусомЪ бываюшР 
торьки ‚ которой происходишЬ ошЪ запек- 

шейся 


‚8 


м-та 


4960) 613 (05% 
зпейся желчи. Они пригодны КЪ разнымЪ 
болЪзнямЪ ‚ ‘и вЪ Голланди за подержане 
такого камня на сушки по червонцу пла- 
шитшся. 

в 5. | 
бобовые КАМНИ (Сисий аштаит са- 

Дотебтит.  ТГар4еу Сайоте.) находятся ‚ какЪ о 

нихЪ сказывающЬ ‚в шайныхЪр бобровыхЬ 

удахЬ, и слоисшы на подоме бе цоардовыхь 
камней. | 


$ 


. 92. 
ЛОШАДИНЫЕ КАМНИ (Сасий аттайит о 


едиотит. Нфрайы.) бывают Ъ 
1) В5 желудк® (НррШЫ 4 хепичешо ). | 
2) В& желчногмё лузыр® (Нфрейы Че 


‹Федсша еЦеа). 


3) В5 уринномё лузыр®. (СНрриы 4 
оееша оттата ). = 


Ежели шак!е вЪ желудкЪ и 8Ъ желчномЪ пузырЬ 
находяниеся камни слоевашы ‚, шо называ- 
зютЪ ихь лодшадиными. бецоардика.ми (Вгх0а!- 
Фей едши)). | 

$.: 23, 
| КАМНИ, 18 лошахажб нажодязиеся (Са- 

д аттапит › аЙттит, Сасий арии, 

1) 85 дихихб лошакахб ( Сас! варит 
4е опатё ) бывают бБлаго или желтюоватато 
ивБиа ‚ величиною прошивЬ орбха. ИмБ- 
зюшф овалистую фигуру, и находяшся. вЬ 
толов5 или шекахР. 

2) В5 мулахб ( Савий аДтир 4е ти. 
Вехоат тшрит.) слоеваты ‚ и находяшся в 
желудкахЬ или кишкахЪ. 

ы: ТРЗ 6. 24. 


ВидВ 
434» 


$: аа 
СЛОНОВЫЕ КАМНИ ( Сис: ‘аттойит е- 
Ррашогит. Везоат @ерфаттит. ) бываютЪ пурпу- 
роваго ивБша и слоеваты шакЬ ‚ какЬ и 
прошч1е бепоардовые камни. 
г 6. 25. 
КАМНИ , 15 оббязьянахб нажодящшеся 


486, (СёсийЁ аттайит , тлатит.  Веховт Лтитит.) бы- 


ваюшр в пошрохЪ обезьян , и за самые 
лучшие бецоардовые камни почишаюшщся, 
ВпрошчемЪ круглы и слоисшы. 


Сей дратоцбнной бецоардовой камень болБе не- 
жели во 100 ит оиБниваешся. По 
немЬ слБдуетЪ цБна ежевато камня (6 00.), 
а пошбмЪ  восшочнаго бецоардовато камня 
($. 17. нум. 1) | 

$ 26. 


КАМЕННЫЯ ЯДРА ‚ гб разиыхб четпе»е 
роногижб жилотнь,б находящаяся (СаСЩЕ вш- 
тайит , ситфих соартетай аерасторИае. РИае аата- 
тит. "Торы лшиепсатит.) бываюшФ’ круглыя И 
темныя, и находяшся вр желудкахЪ и по- 
трохахр оных животныхЪ. СостояшЪ изВ 
множества волосЬ ‚, во время лизамя про- 
глоченныхр ‚ которыя пошбмЪ ‘вр живош- 
ных клубомЪ свились. С1ти клубы снаружи 
ровны ‚ а внушри мохнашы. 


З<Б оные камни ‚ ВР чешверонотихЬ живошных. 
находяццеся , не одинаки бываюшщЪ. ` ВЪ же- 
лудкБ и потрохф содержашиеся иногда не изв 
золосф составленные › но друйе каюе ни- 

6удь 


38 о ) 615 (956% 
будь живошными проглоченные камни ЯвЛЯ- 
ются ; иногда они шаковы же , каковы шЪ, 
кои вВЪ желчномЬ пузырБ ош запекшейся 
желчи раждающся ‚ а иногда отр. шра- 
вяныхЬ соков происходящь , которые. по 
проглочеши запеклись. ВЪ желчномь пу- 
зырБ ош запекшейся желчи состпавивииеся 
бывают пзбшомЬ желшы и зеленоваиьы ‚ а 
вкусомЪ торки $ а Е уринныхь пузыряхь 
находящиеся СФрой или сЕБтлой цБ п им6- 
юшь , и ошЪ загусшФыщей мокрошы (Л шса- 
$0) происходяшЪ. 


$; 29% 


ЧЕЛОВЬЧЕСКЕ КАМНИ (С4/сий Битат!) ВидЪ 
почши в каждомЬ членЪ человфческато 4388. 
тФфла находятся , а иаипаче в слБдую- 
зпихр часитяхЬ: : 

1) В5 уринно.мб лузыр? (Сасий Битат 
чп обещая чтата ). | 

| 2) 85 лочхажб (Сас фитат ш гепйие ). 

3) 5 желчно.мб лузыр® (аси! ри- 
тат т чейсша ЕИеа). Камви бывают шак- 
же и вЪ прошчихр часшяхЬ ‚ а именно: т) 

ВЪ легком ‚ 2) вЬ печени, 3) вЬ желудкЪ , 
4) вЪ кишкахЬ , 5) вЬ кровяных шрубоч- 
кахЬ , б) вЬ железах ‚ наипаче ошЬ сли- 
ны происходящихЪ › 7) в большихь мяс- 
ныхЪ железах (Расти) , 8) вБ машкБ 
‘у женщинЪ, о) вЪ головБ ‚ зо) вЪ глазахь, 
г) вр опухоляхЬ , 12) в> мослахр и проч. 


Камни › в человбкЬ находяниеся › весьма ‘раз- 
личны между собою ‚, и едва одинЬ на дру- 
| ГГг4 гой 


той походитЪ. ббльшая часть оныхЪ про- 
исходит отЪ зашвердБлой густой мокроты , 
и для того оные камни ВЪ огнБ весьма ле- 
тучи бывают, Камни вЬ легком ражда- 
ются отф каменной пыли › которая во вре- 
мя дыхантя вр легкое вшягивается, 


Примбчашя о камняхЬ ‚ В живошныхЬ 


находящихся, 


Описанные здсь сорты вЪ живошныхЪ находя- 


щихся камней суть извбетиВицие ‚, хотя , 
можеш бышь , и еще больше оныхЪ нахо- 
дишся $ а бывающЪ ли самымЪ дБломЪ ша- 
ке камни ‚ оное сомнишельно кажешся › ПО 
тому что (я часть Наитуральной истори 
ни на какихЬ ясных доводахЬ не утшвер- 
ждаешся ‚ И для того мы принуждены вЪ. 
помЪ на обЪавленя другихЪ полагаться. 
Трудно в живошныя  видБть ъ‚ а еще 
трудняе имфть случай кЪ разниманйо изЪ 
часшей СЪ шакою аккуратшносиию , чшобЪ 
каменистую машерю‘ вЪ них найши э 
тБыЪ наиначе , что камни не во в(ФхЬ жи* 
вошныхЬ находяшся, “ 


«ЖЬхеЖьхеЖь 
фе 


$ 


кале аж хе олежо еоежоеж еж ее Жо 
КАЧА АНАУМИНАЕ Ан Иен 


м 5 - 
кокосилежиеежео бе екежехст 


Приблщлвлен1Е 


О МИНЕРАЛАХЪ ‚, иск усствомъ про- 
ИЗВЕДЕННЫХЪ. | 


ЕР» 7 27 Ч 9 Ч ЧР чер ЧО чу 9 У 


ГЛАВА ПЕРЬВАЯ. 
О ДБЛАННЫХЪ МИНЕРАЛАХЪ, 


$. 1. ОбЪ оныхЬ вообше , и 

2. О двоякомЪ раздБлеши шакихЪ минералов. 
5 6. т : 

искусствомЪъ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ МИНЕ- 
раАЛЫ ( Ммегайа апеача) суть шакля шла , 
которыя вЪ шакомр состоянм вЬ натурБ 
не находяшся ‚ но искуссшвомЪ чрезЪ огонь 
изЬ описанных вЬ Минералои минераль- 


ных шфлЬ сосшазляюшся, и по шому не 


такого свойства ‚ чтоб сами родиться мо- 
тли, но вм5сто шого по малу разрущают- 
ся и уменьшаюшся. Они же никогда подЬ 
землею или в подземмыхЬ жилах не на- 
ходяшся , а наипаче вЬ кр5лкихр опокахЪ 
и щеляхЬ ‚, но мБстами поверьхЪ земли 
Раз<Бяны бываюшЬ ‚ из коихЬ нфкопюорые 
85 общемр жипци полезны, а иные со 
%СЪмЪ не нужны. | | 


Гг; 6. 2. 


30 ) 6:8 (©56 
$... 2 
"Таюе искуссшвомь дБланные минера- 
лы заключаюшся шокмо в двухЬ ошдЪле- 
эм1яхЬ ›а именно : 


ОтдБлен!е перъвое. 


СОСТАВЛЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ ( М/иегайа 
ртаератиа. Ргаератиа.) суть тЪ ‚, кои нарочно 
изЬ шакихЬ минеральных шёлЬ дфлаюш- 
ся ‚ кошорыя вр общем жипии употреб- 
ляюшся. 


————_ж— 
ГЛАВА ВТОрля. 
О ЗЕМЛЯНЫХЪ ПРЕПАРАТАХ, 


4. т. ОбЪ оныхЬ вообще. 
2. О извесши ‚, негашеной и гащеной. 
3. О гипс. 
д. О ултрамаринБ. 
5. О горной сини. 
$. т. 

ЗЕМЛЯНЫЯ ПРЕПАРАТЫ ( Ридератаа #7 
та) сушь шак:я минеральныя пртугошовле- 
н:я ‚ кои вЬ земляной машер!и находяшся › 
и изЬ землянаго и каменнаго родовЬ сосшавВ- 
лены бываюш. 

=- > 

ИЗВЕСТЬ (Ргаерагиит ` Етгеит , ит 94. 
сМрит, 4е Пар 4е сасагео , Фюпе ехийю. СХ. ) бы- 
вает ивБшомЪ бла и сБра ‚ а сложентемВ 


мягка и рухловаша. Оная дБлаешся чрез 
обжига- 


598 о ') бто (05% 


обжиганёе вЪ сильном огнБ ИзвестныхЬ и ° 
мраморныхЪ камней ; на воздухЪ разру- 
шается ‚, а свЬжая и недавно жженая ошВ 
вод жестоко разгарячаешся. БываешЪ 
авоякая , а именно: | 

1) Негалиеная изпесть (Сйх чша), ко- 
торая сосшоишЪ изЬ крфикихр ‚ только 
весьма хрупкихЪ ‚ бБлыхЬ или сфрыхЬ ку-. 
сковЬ ‚ при шомЬ Фдка и ошЪ вод сильно 
разгарячаешся ‚ а на воздухБ сама собою 
рушишся. 

2) Галиеная (Сщх ета) бывает 
рухла и мучна`, ошр воды не разгаря- 
чаешся ‚ но см5шавшись сЬ оною и пескомЬ 
каменфешЪ. 


Примч. +) О пользБ извести при строеняхЪ 
и земледЬльсшвЬ ‚ шакже вр Хим и ме- 
дицинБ , на фабрикахЪ › манифакигурахЬ 
и вЪ подобныхЬ шому  случаяхЪЬ заВсь 
обЪявлятв весьма бы пространно было. 
НадлежишЪ только знашь ‚ крБиче ли было 
узпо` известное смёшеше › которое вЪ древн!я 
времена при кладкБ сан употреблялось , 
нежели нынБ ‚ и лучше ли. тогдашняя из- 
весть ‚ нежели нынбшняя? Преимущество 
вр шомЪ почши всБ древнимЪ приписывающЪ у 
и о разныхр при том способахЬ упомина- 
ютф › кошорые они иаипаче при обжиган!и 
извести употребляли ‚ СЪ шакимЪ добрымЬ 
успфхомЬ , что весьма крБик!я сшФны скла- 
дызали. Однако, ежели прямо о шомЪ раз- 
Судишь ‚ шо каменное строеме и кладка 

инь вЪ нынбшьйя времяна ничемЬ не ху- 
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бо ) 620 (05% 

же ‚ или еще. и лучше аревнихЪ ; а раз- 
носшь пюлько в шомЪ сосшоишЬ , чо 
старое каменное строеше совершенно высох- 
ло , а новое еще нфкотшорую сырость ъЪ 
сёбБ имфешЪ ‚, по шому что каменная рабо- 
та СР известью, какЪ кажешся , не одного 
вБка кЪ своему просушеню и затверафн!ю 
требует до шФхЪ порЪ ,‘пока она совер- 
шенно крБикою злБлаешся. При обжигани 
извести слБдуюцщия обстоятельства наблю- 
дать должно: ') чтобЪ она из добрато и 
чисшаго ‘камня сожжена былау 2) надле- 
жишЪ ее скоро гасишь , и кЪ тому немно- 
ТО воды употреблять › ибо чЧБмЪ больше во“ 
ды вр извесшь прилишо будеш ‚ пфмЪ она 
сильняе кипитЪ. 3) По ‘загашени кЪ стро- 
еню оную скоро употреблять не должно » 
но напередЪ дашь время ‚ чтобЪ’ она поле- 
жала , и между шЬмЪ бы внутшреннйя часши- 
цы оной шакже загасились, 


ПримБч. 2) СпособЪ, какЪ наилучше при обжи- 


ган{и извесши поступать должно › вЪ исшо- 
рии Королевской Шведской Академ!и НаукР 
1740 году ВЪ часши 1 , на сшраницВ 209 › 
изданной К. ЦедергильмомЪ , усмотрЫт» 
можно, 

$. 3. | 


гипсъ (Ридератаит тетеит афит 5 4 147 


р4е эро › шие ехийю. Слр/ит.) есть бЪлой И 
нфсколько швердой каменной составЪ ‚ КО” 
тпорой ‘’изЪ жженаго гипсоваго камня д5- 
лается. На воздухЬ сам собою не распа- 
длешся ‚, и недавно обожженой ошЬ вод 
че вскипаеш, , но каменфешЬ. 
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3 Ежели типбЬ сожжешь ‚ истолчешь и смочишь › 


о по онЪ каменную крВпость, получит, и 
`- тогда гилеопы.мб жаинемё (Райгит ); а по 
Ф | - француски 4и рИите называется. Хотя‘оной 
я, по зашвердБн!ио снова сожженф и. размоченЪ 
о ^^. будешь. зу’ однако ифмЪ по прежвему умяг” 
ю чишь его не льзя. ГипсЬ не шолько кр шту* 


Г | кашурной рабошЪ, носи кЪ литью статуй › 
| 


(И также кЪ рисованйю сухими красками и &р]- 
о тимЬ дБламЬ употребляется, 

и | | 

имет, $. 4. 

= ултрамаринъ ( Ридерагайит #егтеит фиеи- 


7 [р сатщеит › ав 1аре Гахий ргассрииит. У та- 


ый | таиит.) нЪжной и высокой ива имфющая 
= ее краска › которая дФфлаешся изЬ 
р истолченаго ва мФлко лазуреваго камня , 

`  называемаго Гар Еазай › и упошребляешся 
а кЬ раскралиизанйо и кЬ живописному дБлу. 
и“ | способф ‚ как УлтрамаринЬ составлять долж- 
5 во › просшрачно описанф де боошомЪ вЬ 
кр шракшашФ о камняхЬ на страниц 270, ко- 
_ 3 торой НейманЪ вЪ Химическихь своихЪ на- 
ВР сшавлен!яхр на сшранииф 480 предложилЬ 
короче, НадлежишЬ лазуревой камень на 

ОА, мрлко расшерешь на камнБ сЪ коноплянымЪ 

Ч | масломЪ ‚ а между шБФмЪ задБлашь смЬшене 
и изЪ желшаго воску , колофони и сосновой 
:0- (ры , положив вр оное каждой‘ изЪ оныхЬ 
5- _ машерй по разной части ‚ напримЪрь по 
а полуфунту о и сверьхь того прибавить 
ы еще 3 золошника коноплянаго масла , б 3о- 


лошниковЬ шерпентину › И 12 золонниковЬ 
ли. самой 
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самой хорошей масшики. ‘ИзЗЪ сего смЫлеи!я: 
взять должно 3 или 4 часши , а расшер- 
шато «Ф конопхлянымф масломф лазуреваго 
камня одну часшь ‚ пошбмЪ все оное пере- 
мфшать и держать шакимЪ образомЪ 2 или 
4 недБли $ по прошесшвижЪф онато времени 
надлежишЪ сю смФсь вЪ теплой ВОДБ раз- 
минашь до шЪхЬ порр, пока лазуревая. крас- 
ка изЪ смЬшен!я вЪ воду выступит и ош 


него отдВлишся, которую пошбмЪ смывашь 
и просушивать должно. 


0.5. 

ГОРНАЯ СИНЬ ( Ргаерагаит 1етеит , ой“ 
4е о раШае саетщгит у 4е 1ар4е Аттено ргаесфриа- 
лит. Саетщеит тотапит.`) имфешЪ нЪжной, 
зеленовашой или св.шлой лазуревой изфшф, 
дЬлаешся из ростертаго Армянскаго кам- 
ня, и употребляется также ‚ какЬ ултра- 
маринЬ, кр раскрашиван!ю и кр живописно- 
му дБлу. 


ПримБч. 1) СЁя краска ‚ по описанно ‘де босой 
вр упомянутом? трактат на 206 шой стра“ 
ницБ › дБлаешся слЪдующимЪ образомЪ ; # 
именно : сперьва надлежишФ Армянской Ка“ 


мень на м6лко растереть ‚ пошбмЪ доволь”. 


ное количество воды прилить и поболшаи» 
Порошок ‚ которой вЪ водБ ко дну ошля* 
жет , по слипии. воды собрать, и еще 
мельче растереть должно ; пошбмЪ смЬшавЯ 
СЪ насшоенною `ВЬ вол камедъью сильно ра3” 
болтать, и полчаса времени дать шонмай” 
шей краскф ‘на дно садишься › Которая НА“ 
лослЬдокЪ собираепкя и высушивается, 
| | Примби 


А а А ЗАЛА. 


4бо ) 623 ( 056 


ПримФч. 2) берлинской лазури вЪ минеральномЬ 
родВ числишь не должно › по шому что 
сил краска ‘изЪ шакихЬ машерй составляет“ 
ся ‚, кошорыя кЪ другимЪ напгуральнымР ро- 
дамЪ принадлежатф › а именно изЬ бычачь- 
ей крови ‚ соли виннаго камня или поташа › 
квасповф и желБзнаго купороса СЪ канцеляр- 
нымЪ ‹БмемЬ или и безЪ онаго. 


_——_——_————— 


ГЛАВА ТОЕТГЯ. 


О КАМЕННЫХЪ пПрЕПАРАТАХЪ. 


. ОбЪ оныхЬ вообще. 

. О аЪланномЪ мрамор. 

.‚ О кирпичахЪ и черепицахЪ. 

.‚ О фарфорБ › настоящем и ненасшоя- 

шемЪ. : 

5. О сшеклБ $; 1) шемномЪ ‚ 2) полупро- 
зрачномЪ', 3) чимпомь , и 4) хру- 
спальном. | 

6. О ‘флюхахь , разныхь дратоцфиныхЬ 

камней. 


шфьн 


9. 1. 

КАМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  ( Риаерага!а 1а- 
реа) сушь искусствомЬ произведенныя ми- 
неральныя шЪлА ‚ которыя каменную крф- 
пость и нашуру имфюшЪ ‚, и водою не раз- 
мываюшся, 

$, 5. 


р искусстВОМЪ ' ДБЛАННОЙ МраМОрЪ 
гагратиит Парени де ро › тагтот:` трат соога- 


ит 


ВидЬ 
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юит её задигит. Магтог. вирсще.) ^ дБлается 
изЬ гипсу › и какЬ крБпоспию шакЪ и ивБ- 
промЪ сЬ настоящимь мрамором сходсшвуетЪ. 
Можно. его нбсколько и полировашь ‚, . еже- 


ли он хорошо здБланЪ. 
Реми: 


киопичь ( Ридерагании. Тареит „ агепа 6. 


аЩа сотробнит. Гадеге. ) есть кр$фпикой $ 
только ломкой жженой камень ‚, состоящей 
изЬ`сиБшанной <Ъ пескомф глины. ДЪФла- 
ют его по большой часши коническою или 
параллелипинедическою ‚, а иногда продол- 
товатою..выпуклою или конкавною фигу- 
рою, каковы израсцовые кирпичи бываюш в» 
ВЪ сильномр огнБ вЪ стекло прешворяешся. 
Онаго бываетЪ два сорта , а именно: 

:) Кпалратные хирличи (Гаегсз диадгаН) 
инфбюшЪ по болыной часши продолговатиое 
чешзероугольное изображене , или иную 
какую нибудь фигуру ›у а ивфш шемной › 
красной или желшоратой , и довольно и2- 
вфешны. 

2) Черелица (Гатех Шт,  соисаио- 
сопиех!. трех.) бываешр стекловатая глазу“ 
рованная синевашаго , и неглазурованнаЯ 
шемнокраснаго цвфшовЬ ‚ при шомЪ согну= 
ша и жолобовата ‚ и употшребляешся К 
покрыпию каменнаго сшроенля. 


Какую глину кр кирпичному 4Влу способнфе 
упошребляшь можно ‚, обЪ оном читай вр 
истори Королевской. Шведской Академ 
НаукЬ 1730 тоду ; ВЪ. часши 2, на стра“ 
ниЦБ 118 › изданной господиномЪ Кронште” 

шомВ } 


о м мч 


— мм м 


В пов Го лы ай же -ь -льыд 


48 о ) 62$ (05% 
шомр ; а о черепицб вЪ шой же книтВ , 
изданной К. ПолгемомЪ , ‘на 158 страницб 
описано. Проба добрых а бываешь 
такая ‚ чтобЪ они были легки ‚ звонки , 
и ВЪ худую погоду не разсБдались: * 


| 9.5 

ФАРФОРЪ ( Ргаерагиит ПЛар4еит, 4е така Вихь 
фотсеЙапа › ПдиеГаа се] схииее оитреиа , Тацит. 7. 
Рогсейаиа.) есть крфпкая и ломкая стеклова- 
шая млтеруя благо или синеватаго ива 
котордя дФлаешся изЪ фарфоровой земли 
или изь шрубочной глины. БываешЪ двоя- 
кой ‚а именно: 

:) Настоялцей фарфорб ( Ротсейана пою» 
Лтрейиса ) полупрозраченЪ ‚ вЪ лому тшвердЪ. 
и сшекловашЬ синевашаго ивбша. Изь се-. 


го фарфору здБланной сосудф ошЪ кипяш- 

ку не растрескиваешся- 3 

Самой хорошей фарфор изЪ Китая`выходишЪ , 
Японской хуже › а вЪ` ЕвропБ изрядной фар- 
форь дБлаешся при Сениф-Клу во Франши , 
вЪ ВБниБ вЪ Германи и ДрезденБ БЪ Саксонии. 
Сей послБдней по крайней мЪоБ крфиче бы- 
вает ‚ нежели Кишайской , кошорой скоряе 
ВЪ огнБ расплываешся. 


2) Ненастоялцей (РогееПана аепо ое ораса)) 
бывает. не прозрачень , вЪ лому не ровенЪ , 
и нБсколько иззестновашр кажется › при 
Томь легокр и ош кипяшку шресклешся. 


ИЗЬ гашеной извести ( папершниковою золою 
виБсшВ сплавленной изрядной фарфор вы- 
ходит › 


93 о ) 626 (05% 
ходхишШЬ , о чемЪ чишашь можно В бре- 
славскихЪ сочиненйяхЬ 19717 тоду › месяца 
Октября ‚ на 243 странимБ. Также и изЪ 
разнаго сш@л»А ‚ ежели оное вмБсш с 
известью обжигашь › Фарфорь 2Блашь мож- 
но ‚, которой слособф описан реомюромЪ во 
Францусскихь ученыхЬ запискахЪ. КакЪ дЪ- 
лаюшф фарфобь вЪ КитаБ и аругихЪ мБ- 
сшахЬ ‚ ошомЪ читашь можно вЪ изданномЬ 
по указу КоммерцЪ коллеги вЪ 174.3 мЪ го- 
ду наставлен!и , о прЁиск® ЕЪ ЗИведскомЪ го- 
сударствЪ тодныхЪЬ глиненыхЪ родовЪ. 


$6. 2. 


СТЕКЛО (Ридератиит 1ар4еит, 4е П1арще 
ве. атепа ‘оитерете ас ие аКайто соШтайу , пот 
соотатит. У итит.) есть крфикое › только при 
томЪ хрупкое и ломкое нецвфшное шло’, 


которое вЪ огнф распушаешся ‚ ломается, 


ровно › и блистаетЪ. ДЪлаешся изЬ ра- 
сплавленнаго песку и стекловаптыхЪ камней» 


сЪ алкалическою солью смфшанныхр, Сор-. 


ты онаго суть слБдуюцие : 

т) Нелрозрачное стех.ло (Титит орасит)- 
2). Полулрозрачное (У Итут етрейисаит )- 
3) Чистое (Тйтит реЙша4ит фигит)). 

< 4) Жрустальное (Титит  рейнлртит › 
ритит). 


Стекло бываётр одинахкое и состапное. Одди” 
накимЪ называется то , которое изЪ одной 
какой нибудь минеральной матери без 
примБсу аругихЪ сплавилось , 4и бывает 


каменисто › как обыкновенно камень сплав= 
ливается» 


в | 


ом мы ныны 


4$2”е } 627 ( ©5% 
ливается. ОбЪ ономЪ  ЕЪ послБанемЪ эта» 


лени при описайи шлаковЬ упомянешся. 
Составное или металлическое` сшекло сосшо= 


ишЪФ изЪ обжиганныхЪ мешалловЬ , о кошо“. 


ромЪ при металлическихЬ препаратахЪ обЪ- 
явлено будетф. ЗдБсь разумфешся только 
о обыкновенномЪ сшеклЪ ‚ которое из раз- 
ных машерШй составлено, 


в. 6. 


ФлюСсСы ( Ридерагиит Пар4еит, @е Пара 
ив] атена чИтерете ‚ ие аКайто, пдие аётхи5 у 
вочиай: › собтаит. Е\шогея.) бывают кр5ики , 
только при шомЬ хрупки и ломки разныхЬ 
ивфшовь , и на яшмовые роды или на дра- 
гоифнные камни походяшЪ. ВЪ лому глад- 
ки и блисшающи ; дБлаютшся из сшекля 
или сшекловалтато см5шен!я ‚ вЬ кое при- 
бавляюшЪ разныя минеральныя шБлаА , ошЬ 
которыхЪ изфшф ихЪ зазисишЬ. Соршы 
оных суть слфдующие : | 
1) Яжонтопой флиюссв (Ешог Заррыт!низ } 
дфлаешся шакимЬ образомЬ ‚ ежели 12 з0- 
лошичковЬ хрусталя , или шой машери , 
изЪ кошорой оной сосптавляешся , ср тремя 
или челиырьмя гранами шмалигы или дика- 
го шафрану ‚ вЪ продолжительномЬ огнБ, 
вмБсшБ сплавяшся, | 
| 2) Толазопой (Е\шот Тора/низ бывает 
жЖелшозеленаго или желшатго цзфта. Перь- 
в0оХ соршр дБлаешся изЬ бБлыхЬ мыпыхЬ 
толышей , ‹« которыми сыфшивающЪ жже- 
Ной свинецЪ вдвое или вшрое пропивЬ оныхВ. 
Второй сосшоишр изЪ 12 ши золошниковЬ 
| дд? стек- 


$ 


ВидВ 
<. 


бо ) 628 (о 5% 
стекляной матери , т2оши грановЪ обожже- 
наго брауншштейна или магнези ‚, по- 
лузолошника виннаго камня и бши грановЬ 
сажи или мЪлкихЪ угольевр. Сей сорт так- 
же изЪ сурику истекляной матери дфлать 
можно, сифшивая оныя разными пропорциями. 

3) Рубинолой (Ештг Кийики’) бываешЪ 
краснаго, фтолетоваго и красножелтаго 
пвфитовЪ. Перьвой соршЪ дфлается ‚ при- 
мЬшивая кф хорошей сшекляной машери 
четвертую Часть мфдныхЪ окалинНЪ ‚, и 
нБсколько гранов сусальнаго золоша , ко- 
торой сосшавЬ пошбмЪ сплавливается. Вио- 
рой , кошорой и м.метистопымб флзюссо.мб 
называется ‚’дБлаешся изЬ ‘толченыхЬ › 
красноватыхр и чисшыхЪ кремней или го- 
лышей ‚ коихЬ надлежишЬ взяшь 12 3з0- 
лошниковЬ у ‘и смфшашь ср зб тью золош- 
никами обыкновеннаго сурику › СЪ 1бщью 
гранами магнези и ср 2мя или змя гра- 
нами дикаго шафрану ‚ кошорое смфше- 
в1е вмБсш$ сплавить должно. Трешей 
сорт , 2ациитопы.м8 флтюссо.мф называемой, 
соспгавляется изЬ 12ти золошниковр хру- 
сталя` или сшекляной машери ‚ в кошо* 
рую кладешся 48 зол: бФлилЬ и н5сколькб 
гран обожженаго желЪза ((Слосиз Мати). 

44) Изу.мрудопой (Ешот бтагарии ) им5- 
етЪ зеленой или на морскую зелень похо“ 
жей пвЪтЪ. Зеленой составляешся изЬ 12 ШИ 
золошниковЪ хрусталя и топги грановЬ мфд“ 
наго 1илаку или окалины ‚, или изр 48 ми 30“. 
лотниковЪ сурику и 4.3 ми трановЬ мФди. Дру” 
гой соршЪ , Бериллопымб флтюссониб наз 
емой» 


емой ‚ состоишЪ изЪ одного фунта хруста- 
ля и одного золошника обожженой м5ди. 
5) Яш.мопей (Ешог 1а]р4еиз_). бываешь ' 
не прозраченЬ одвого или многих изфшовЬ, 
и походишф на лазуревой камень ‚ на бю- 
рюзу, а иногда и на песшрую яшму ‚ смотря 
по шому ‚ какою пропоршею он смБшанр. 


ми Ас 
Че, Е А о ьишааа о 


ПримБч. 1) Ежели. бы искуссшвомф до того 
достигнуть можно было. ,. чиюбЪ помо-, 


нию онаго дБланныя флюсы (Ф нашу- 
‚ральными вЪ разсуждени шягослий и крБпо- 
сши привесть вЪф равную ‘пропоршю такЪ , 
какЪ оным натуральные цвбиы придавать 
можно $ шо бы между драгоцЪнными камня- 
ми и флюссами никакого ‘различ!я -не было. 
Ибо вЪ шакомЪ случаБ › есшьли бы флюссЬ 
такую же шяжеапть имфшь мог ‚ какую 
тпого же цёБша дратошфнной камень имфетЪ; 
то бы онЬ шакже блисшающЪ и посшояненЪ 
былЪ. Моше вЬ шомЪ напрасно трудились , 
из коихр лучшей писашель о сшекляной 
машер!и Нери <Ъ Кункелевыми примфчан! ями. 
ПримБч. 2) Сшёкла ‚ имфющия весьма пряшные 
`` цвфшы ‚, называются @.мапзото › лималтою у 
энхапстою и финифтью ‚ о кошорыхЬ по- 
мянушой Нери вЪ книгЪ своей о сшекляной 
наукБ’, а особливо Исаак ГолланаЪ обЪав- 
ляюшЪ, | 


одь 
3. 


чо ) бзо (05% 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
о соляныхъ преПпаАрадТАХЪ. 


$. т. ОбЪ оных препаратиахЪ вообще. 
2. О купоросвыхЬ препарашахЬ › и изЪ ‹орз 
птахЪ. . 

$: 9 &Бланной селитрБ разной фигуры. 

4. О аБланной поваренной соли; 1) и3Ъ ми- 
неральной алкали, и 2) из алкали 
растущихЪ вещей. 
дБланной алкалической соли, и 9 
двоякомЬ раза$лешия оной. 

6. О дБланной посредсшвенной соли, и ® 
тпроякомЪф ея раздЗлени. 
‘у. © аБланномЪ нашатырБ. разныхЪ сортоЕЪе 


$. т. 


‚.. ©оляныя пПреЕПАРАТЫ (Ргаератаа Дита 
баПа атираайа) суть тактя соли, кошорыя 
искусством шакр составляются ‚ чмо 
обыкновенныя свойсшва натуральныхЬ со- 
лей имьюшЪ ‚ а имянно вр `водЪ раство> 
ряютися, и на. языкЪ ыБкоторой вкусЬ ош 
них чувсшву ется. 


9 
о 


6. 2. 

ЯДЪЛАННЫЕ КУПОРОСЫ или металли 
ческёл соли (Зайа атираайа › теПо Лойщо фгаера- 
гаш. Байа неа кса. Уппа агифсайа.) происхо- 
дятф ошЪ какого вибудь мешалла ‚ когда 
оной вр надлежащемЪ крфикомЬ спиршЪ, рас- 
пусшишся и пошбомЪ хрустшалями сядешь › 
каковы бываюшЪ слБдуюцие: ) 

1 


чо ) бзт (05 — 
1) Золотые жрустали (54 женат вит, 
Суда Дште:) , копюрые весьма малы и крас- 
ны ›а дБлаюшся изЪ золота ‚ вВЪ золошой 
крБпкой водкЪ расшвореннаго. По большой 
части шакЬ мЪлки бываюшф ‚, что фигуры 
ихр распознать и шочно описашь не можно. 
2) Серефяные, (54 тесит атренн. Ст- 

Лай Гинагез. ) бывают слоевалпы ‚› непрозрач- 
ны и бБлы ; листочки ихЪ представляютЬ 
нЪкошорымр образом шесипугольную Ффи- 
гуру, а иногда являюшся будшо треуголь- 
ны › и будшо бы они изЪ м5ФлкихЬ була- 
вокЬ или на подобе селитреныхЬ хрусша- 
лей сосшавлены были. ДЪлаюшся изр се- 


ребра ‚, вЬ крБикой водкБ распущеннато. < 


3) Ололянные (5 тешсит Патти. С: 
Лай Тошие.) имбютр бФлой и непрозрачной 
ивъшф › и при люмЪ осьмйугольную фигуру з 
или на тонк{е волосы походяшЪ. ДБлаюш- 
ся изЬ распушеннато вЪ золошой крЬнкой 
водкБ олова, и вр разсуждени чистоты 
онаго разные хрусшали бывают. 


ПримВч. 1) ФреиндЪ ЕЪ своей Хими на 83 стра- 
-” нинБ объявляет ‚ что он имБлЬ случай 
видфшь вмфсшЬ сроспишеся оловянные хру- 
стали ‚ конюрые на клубь или на лу- 


чистую звзду походили, ина подобе мБл-' 


кихЬ и шонкихЬ булавокЪ изр средины онаго 
_ клуба простирались. | 
Иримфч. 2) Другая оловянная соль дВлаешся изЬ 
оловяннаго пепла › ежели олово 2 или 3 
часа обжигано , и пошбмЪ вЪ крыикомВ 
уксусБ расшворено будешь шакЪ, какЪ свин- 


А+ дозой 


%3о ) 632 ( 05% 
Цовой сахар дБлаешся. (я соль нАзываетш- 
ся омопянны.иб сажарогиб (Зассфатит [оиие), 


йля шШоГго ЧШОо Она солОотковашой вку‹Ь 
`имрешЪ, | 


4) Опинцопой сажарб (бассфагит Зари. 
5 рипы.) бывает непрозрачнаго сфробьлаго 
цзбта ‚ тяжелЬ, и состоишфр изЪ м5лкихЬ 
чистыхЬ хрусшалей ‚ ва подобте собран- 
ныхЬ вр одну кучу булавочекЪ. ИмБешЪ 
сладкой ‚ только при шомЬ и вязкой вкусЪ › 


‚а дБлаешся изЬ свинцу ‚, в уксусБ распу- 
щшеннаго. 


5) Слинцопые жрустали (541 тааШкито 


фштИи. Сийай Зиигит.) бываютиь красны и 
ошчасши многоугольвы , а дфлаюшёя из 
свинцу растворентем онаго вЬ кр$5пкой вод- 
кр. Многоугольные ‚ и при шомЪ продолго- 
ватые мфлюе хрусшали ‚ которые иногда 
изЬ средины кЪ верьху простираются ‚, и 
тир лучистой клубЪ предсшавляюшь › по 
расшворен{и и по осадкЪ в уксусЪ свинно- 
ваго сахару происходяшЪ. Иногда бывают 
многоугольны ‚, и на подобе драгонфнныхЬ 
камней блистают?. НФкошорые свиниовые 
хрусшали дЪлающшся перегонкою пылкаго 
спирша (5риИиз а’4енз) чрезЪ свинцовой са- 
харЬ › ежели пошбмЪ на осшашки купорос- 
ное масло налишо будетЪ. ВБ оные хру- 
стали 6$лы ‚ шяжелы и непрозрачны , А 
вкусЬ сладкой и при шомЪ вязкой имфюшЪ. 


По исхождени парозЪ изЪ крЬикой водки осшав-= 
циеся хрусшали ВЪ отн трещаш $ и по 
пому 


|-- 205. ЛИ - 


= 


9бо ) 633 (05% 
тому лолающимб спинцомб (5аигииз рт 
нат) называются. 


6) М+дной хулоровб (54 теасит Си- 
р. ТУштошт атибеше` сирт.) ‘имфетЬ синей 
ивфшь › на подобе нлшуральнаго ифанаго 
купороса, и дБлается растивсреемхЬ вЪ 
спирвб или вр концентрованиомЪ купорос- 
номЪ маслЪ (оеши виной сопсеитиит ), которое 
вр водЪ разведено. 


КакимЪ образомЪ сей купорос ‘изЪ обожженой 
мБди дБлаепкя , а томЪ при бписави ку- 
поросовЪ выше обЪлавлено. 


7) ЖелФзной хулоросб (ба. “това сит 

Лети. Уптошт аиреще рт. ) бываешЪ  зелена^ 
го ивфша , какЬ натуральной; и дБлзется 
изЬ желЬза растворен1темЪЬ онаго вЬ разве-: 
денномЬ водою купоросномЬ маслЪ. 
8) 1Илаутропой хулоросё (5 а 
лис. Уппошт атиреще запс.) имБетЪ 6Ълой 
ивфиФ и продолговаитую фигуру’ на подо@е 
селитряныхЪ хрусшалей , только периешЪ. 
АЪФлается мы шитаутра вЪ ку- 
поросномЬ. масл -‚, довольно водою разве- 
денномЪ. 

9) Висмутопые Усы (541 тета сит 
лишь. СтбаШ хуишы.) имфюшЬ четыре- 
Угольную пирамидальную фигуру., и дБ- 
лаюшся изЬ висмуша ‚ вЬ крфикой водкБ 
Распущеннато. 

то) „Ярсенихальные хрустали (51 [ет 
те ксит  Фретс. СтПаШ а*}етошс;.)  разнымЬ 


Да$ спо- 


способомЪ здФланы бышь могушЪ ‚ а ииен- 
но растворентемЬ арсеника вЪ простой водЪ, 
кошорой желтыми хрусшаляии садишся ; 
или распущенемЪ арсеникальнаго королька 
ЕР крЬпкой водкЪ ‚ и шаше хрустали слое-'. 
заты и на серебряные похожи бываюш), 

А ежели арсекакЪ сублимированф будешЪ , 

то здБлаются шаюже хрустали ‚ каюме в = — 
истор Королевской Шведской Академ 
НаукЬ 1744 года вБ часши 5 ‚ на страни- 
нахЪ 20 и 24 ТоанномЪ БровалмемЪ ‚ и на 
сшраницЪ 28 ДанмломЬ ’ТиласомЪ описаны, 


11) Ртутные хрустали (5 теасит  — 
Месий. Ста Месилае.) имфюшЪ мноя 
сшброны и почши плоскую ромбоидальную | 

| 


ао т в вы 


фигуру со многими блисттазощими углами › 
и по большой части чиспты и весьма шяже> 
лы бываюшЪ. ДФлаюшся  раствоременЪ — \ 
ршупи вр. ‘селитреномЬ спиош$ или вБ 
хр5пкой водкф. | 
„. | 
ЗТримБч. 1) Оные хрусшали происходят ош. | 
того ‚ ежели ртуть вмфсшБ <Ъ солью 5 а 
сильномЪ отнБ сублимируется, и обыкновен- 
но су.4е.мозю `или` судлимиропанною ртутр® 
-(Мееичиз италия) вазываюшся. 


ПримБч. 2) Для имрющихся вр сихЬ соляхЬ 
металлическихр часшицф называющся оный 
купоросами ‚ хошя ‘не всякая шакая соль | 
оф купоросной кислости происходит. | 


ПримБч. 3) опЪ мВлу и купоросной кислостии 
происходишр шочной квасцовой вкуср; шоль” 


во никто еще лнакого способа, недпоказалр » | 
в. чиоб | 


„В. зелье де оли ды 52 


360 ) 63$ (056 
чтобЪ искусством дБланные квасцы вЪ хру 
сшали прешворяшь можно было. 


а Ч 


ДЪЛАННАЯ СЕЛИТФА (54 айбаще т- 
от.  Митит анфомЕ.) составляется. изЬ 


`алкалической соли, СЪ селитренымЪ спир- 


зпомь смфшанной, ВЪ разсуждени фигуры 
двоякая бываешЪ , а имянно: 

:)  Шистисторонная  лрололгопатая 
{Митит агирсе, стра$ Бехавот. Митит  тебепе- 
7шит_). Стя соль дБлаешся изЬ селитрянаго 


спирша и швердой алкали виннаго камня ›’ 


или изЬ другой швердой алкалической соли. 

2) Кудихополиая (Митит агибсше › Л а- 
#5 сирев. МИтит сийсит.) составляется изь 
алкали ‚ поваренной соли м селитшренато 
спирша. 


‚ $4. 
| ДЪЛАЧНАЯ ПОВАРЕННАЯ соль (54 
айда › титалсши. За типайсит абс.) аБ- 
даешся изЬ такой алкали ‚ кошорая соля- 
нымЪ спирттомф изобилуешЪ ‚ а именно. 
1) Из5 „минеральной алжали ( 54 типа- 
Фит атибоше › ака теги: ргаерагаит ). 

2) Из5 алхали растущихб пелцей. (54 
тичеНсит венбеще ‚о Чан чека НИ  ргаерагиит. 
ба[ герепетиит ). 

$. 5- 
ДЬЛАННЫЯ АЛКАЛИЧЕСКЛЯ СОЛИ (50- 
Па анбоайа актив. Апай атирсе.) гораздо 
чище и крфиче натуральныхр алкали- 
ЧческихЪ солей 5 вЬ6 огнЪ постоянны или 
лешучи, 
А. 


ВигёЪЬ 
Те 


Видв 
т 3$ 
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ваимочи 2х2, 
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А. Вб 0гн% лостоянныя ‚ исхусстпо.мб 


Произпеленныя алкалическёя соли ( А№ай аир- 


@е рхит) изЪ слБдующихЬ родовБ выжи- 
таюшся , а именно: 

т) И 36 селитрли (Аба анрае пит. 
„Айкаьей. „Митит рхит). Ежели селишру 2 
горшкБ сплавишь ‚ И. ПО распущенти зага- 
рающуюся машерю ‚ на примбрЬ мБлко 
исшолченныя уголья, исподоволь н5скольков 
разр посыпать вБ оную станешь до шЪхЬ 
лорь ‚, пока селитра ошЪ шого болФе не за- 
горишся ‚ шо останешся чисшая алкали- 
ческая соль. | 


Сюда причислить можно дВланной антумонталь- 
ной янтарной шлакЪ ( 5с071а5 Диссгтеиз апто= 
ий), также черной и 6Блой при пробЪ руд 
‘употребляемые флюссы. | 


2) Из5 трапё пыжженыя ( АТай аира! 
#1 рефатит. Зайа Ихиио[а Бегфрагит.) ве одина- 
кую чисшошу и крфпость имБюшЪ ‚ смош” 
ря по шому ‚; какЪ оныя жжены и гошоР“ 
лены были. ЧФыЬ долфе траву жжешь» 
тмЬ сильняе выходящая изЬ нее алкалИ” 
ческая соль бываетЪ. м 

3) Изб пинныхё дрожжей (Аа аги- 
аие треотит. Сттеге тбедоти.) имфюлаЪ блБА” 
ной зеленой ивфшф и соляной горь“о 
вкусЬ. СосшояшЪ изЪ коупныхЪ кусковЪ. . 

4) Поталиб ( Айа! атирсше атббтит а 
ит. (Стегез Чаше ай.) дЪлаештся изЪ выварен” 
ной буковой или дубовой золы › которую 


послЬ пережигаюшЬ. ИмфешЬ бЬлой и си” 
- зе 


г ета ДБН «р АО лы йь а м 


} 498 о;) 637 (05% 
5 — невашой пвЪшЬ ‚ и при шомЬ горькой соля- 
к ной. вкусЪ. 

5) Траплная д%фланная  алхалическам 
со.ь ( Ака! агпрсище. Кр Беграе. боди. Эа. Аш- 
‚ щей Сайпит.) выжитгается изф тразы вазы- 

| ваемой Кали › которая расшешр при мор- 

’ ских берегахЪ ‚ и слБдовашельно больше: 
о | поваренной соли, нежели прошяйя травы, вЬ 

| 

| 


=-—.-——-- 
+ 


|" 


к 
вы 


С. себЪ содержишЪ ‚ 2 вЪ шолокЪ ‚ какЬ поташЬ, 
Г, не вываривается, но только обжиганйемЪ. 
,- 6) Соль пиннаго камня ( Аа атс 
-  Таман. 54 "Тамат. ) дЪлаешся из> пережже- 
° наго виннахо’ камня ‚ изЬ котораго по дол- 
| томр вЪ огиБ расплавливан!и выходишь са- 
ь- Мая чистая и сильная алкали. | 
=. | В. Четушя алхалическая исхусстпо.мб 
№) | лроизпелениыя соли (АШай атираше ше) 
°— дБлаешся изЪ слБдующихЬ родов ‚, & 
‚ именно 
1- 7) Из5 растфнёй (Аша атпреше хде 
4“ | Рататит ) ‚ кошорыя из золы всБхЬ расшу- 
= щЩиХЬ вешей дфлашь можно , по шому чшо 
в- изъ всякаго расшфнйя ‚ ошЪ кошораго зола 
9 происходитЪ › лешучую алкалическую соль 
и- доспталиь можно; а изЪ ибкоторыхЪ расту- 


щихЬ вещей перегонкою оная соль полу- 
в мается. 


д- 8) Изб жипотных8 (АКаЙ ира <0- 
›й ме аитайит. 54 оттоит) , ежели оныя 
стнношф $ Шо же и перегонкою учинить 
ие можно. Такая алкалическая соль ошЪ ал- 
и- кали растущихЪ вещей разнсшвуеть вЬ 
ю | ом, чшо она всегда сЪ вонючимЪ масломЬ 
и- или шакимЫже спиршомЪ сибшана бывает?» 


й = Сюда 


ВидЬ 
14. 
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ЮСюда принадлежит всякое мыло , которое изв 


масла или ворваньяго сала, сЪ алкалическою 
солью смфшаннаго › дБлаешся ‚ и четырех 
сортов> бывает ‚, а именно : 1) изЪ по- 
сшолнной алкали и изЬ сала живошныхь , 
напримЪрь ворваньяго › выходитЪ самое ху- 
вое мыло; 2)`изЪ постоянной алкали и 
изЪ*выжашато или вывареннаго масла дЪ- 
лаешся обыкновенное 6Флое мыло у 3) изЬ 
постпоянной же алкали и изЪ какого нибудь 
выдвоенаго масла сосшавляешся шакЪ назы- 
ваемое Философское или Химическое мыло $ 
и наконец 4.) изЪ летучей алкали и изЪ 
какого нибудь выдвоеннаго масла здБланное 
мыло бываешф весьма Флко ‚ каковЬ есшь 
Гелмонт4етб состапб (О Натоши), 


б. 6, 


ИСКУССТВОМЬ ДБЛАННЫЯ ПОСОЕД» 
СТВЕННЫЯ СОЛИ (59 агифбеайа- , Да пей 
аедиа. Мешта атирсайа.) разныя фигуры имб- 
юшЬ, и свойсшвами своими сЬ посредствен- 
ными натуральными солями сходствуютЪ» 

А. Минеральныя исхусстпом лроизие- 
денныя. лосредстпенныя воли ( Мета абс 9 
тинегайа`), кая суть слБдуюния: : 
1) „Чглинсхая соль (Мештит атираще Ая- 
&Псапит. 54 Апкйсанит.) дБлается изЬ остав- 
шейся . по очищени Гишпанской или Пор- 
тугальской соли густой машери ‚, вЪ ко- 
торой ужё болфе хрустали не садяшся: 
Сей густой шолокф ‚ которой всегда йз- 
весшноватф бывает ‚ тою же купоросною 
жислоспию налаяшь должно › кошорая т 

, 2. 


3 3 ЗА 


430 } бзо ( 056 
вЬ купоросныхЪ осташкахЪ по перегонк8 
осшаешся. | 

2) Голштинехая ланацеа (Атапит о 4и- 
фиецит) дЪлаешся изЬ селишряной алка- 
ли ‚ кошорую купоросною кислоспию на- 
паять должно. Оная получаешся изЪ вы- 
варенныхр осташковЬ ошЪф передвоенной. 
ирБпкой водки или селишренато спирта. 
На воздухБ не шускнешЪ ‚ а вЬ огнб ско- 
0 распущаешся, 

3) Глауббропё соль (5 ттафце Саше) 
АЪлаешся изЬ минеральной алкали ‚ ку- 
поросн0ою — кислоспию  напоенной. —Оная 
соль получается такимЪ способом ‚ когда 
соляной спиртЪ жжевымЪ купоросомЪ или 
прилип!емр купороснаго масла изЬ поварен- 
ной соли выгонишся ‚ и оставшееся вЬ ре- 
тортЪБ выварено будетЪ $ или когда шакр 
называемая седативная соль (54 р4айиит) 
купоросомЪ или купороснымЪ масломЪ изЬ 
буры выдвоишся ‚ а оставшееся в колбБ 
вываришся, Стя соль вЪ огнБ скоро расплав- 


’ливаешея , а на воздухВ мучисшою ‚ и со 


всБиЬ непрозрачною дФлается. СостшоишЬ 
по большой части изь сифшанныхЬ парал- 
лелипиледическихЬ и кубическихЪ хрустша- 
лей ‚, пока двоенше или сублимаця совершен-. 
но не окончится. 


МЗЪ сего видно ‚ чшо и вЬ бурБ такая же ал- 
кали ‚ а именно минеральная ‚ какова и в 
поваренной соли находится, 


с). 4) ТакЬ называемая Полидрестопаж 
во.ль` (581 роусьтедит ) происходит ошЬ того, 
когда 


а р рльвьль лит ьаатиьлыиы __ 


ч9бо \} бдо (05% 
когда селишреныя алкаличесмя частицы 
сФрною кислоспию свяжутся , и во мно- 
гомЪ с. помянутою купоросною селишрою 
(нум. 2.) сходсшвуеюр ‚, а разнсшвуетЬ 
только в шомр ‚ что она не столь чи- 
ста, и чшо хрустали Фигурою ошыфни- 
лись. 

5) Седатипная соль (54 [4аниит) аФ- 
лаешся и выдваивается из буры ‚ ‹Ъ ку- 
пороснымЪ водою разведеннымь маслом или 
жженымр купоросомЬ смфшанной. Состо- 
ит изЬ купоросной кислосши и шой спек- 
ловашой матер (риларю чародея де! хит > 
с) › кошорая вЪ бурь содержишся. ВЪЬ 
разсуждеши летучаго свойства на бенцовые 
ивфты походиштЪ. (С1я соль весьма легка ,› 
на водЪ кЬ верьху всплываешр ‚, и какЬ вр 
шеплой водЪ шоакр и вр винномЪ ' спирт В 
распущзешся. ИмешЪ б$лой блистающей 
нвфиф , снфгу подобной ; и при шомЬр мяг- 
ка и слизка ‚ какЬ сало. 


Исхусстпомб  лъланныя  лосред=я 


стпенныя соли из растущихбв пещей (М№- 
шта атирасГа  оерйай иг) составляюшся изв 
слфаующихЬ ролоёр ‚ а именво : — к 

6) Из$ пиннаго камня ('Тапаги; 'Тачай- 
Д25`)) » когда имбющаяся вр немЪ кислосшвВ 
солью онагожЬ камня напитаешся. На во3= 
духБ не распушрлется. 

7) Из цитроннаго пиннаго камня (Таг- 
Фатих сптйи’) такимЪ образомЪ ‚ ежели цишм“ 
ронная кислость сЪ солью онаго камня или 
протчихЪ растущих вещей смЪшаешся. 
Стя соль на воздухЬ скоро распущаешся. 8) 


12а 
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177178) `И3б влбепатой земли‘ пиймаго камих 
(Тетя риша 'Тапат.  Аггаиие Тамат) ; ‘сёя соль 
состоимр изЪ слоевашыхЪ хрусшалей’, ‘и 
дЪлаешся изр двоенаго уксуса и изЪ жже- 
нОЙ соли виннаго камня или’ изЪ инсй ка- 
кой нибудь крфпкой’ алкалической ‘соли, 
Клкр вЬ. вод шакр и вЪ винЪ рёспворяеш= 
ся, а на воздухБ сама собою  распущаешся: 

9) Сегнетопа соль (ба Зеииен) аБлает- 
ся изЬ травяной алкаличёской соли [9 5-, 
нум: $5] и кислосши виннаго камня ь и с0- 
споишфр из чешвероугольныхЪ шолсштыхь 
хрусшалей ‚ которые сЪ одной сшоронй 
круглы ‚, а ср другой угловалиы‘ бываютЪ, 


ВпрошчемЪ почти на переплешенвую книгу 
походяш, 


О 


Нейманр обЪявляешЪ , что оная соль дБлаешся изЪ 
селитры › сБры и хрусталя виннато’ камйя. 


°С; И26 ‚минералой и растузциюв пелцей 
сопохулно ‹ дбланныя лосредетпенный соли 
(Мешта атибош а „ титегайа ее оехбайНа тама) , 
& именно : 
то) Кулоросной пинной каменк (Тама- 
и; оитош ия) состоит изЪ параллелипипе- 
дическихЬ хрусшалей ‚ а пругошовляетшся 
изр купоросной  кислости и соли виннаго 
камня. БЬ огнЪ не скоро расплавливаешся , 
также и вЪ водБ сЪ шрудомЪ распушаешся, 
а на воздух не разрушаешся ‚, и пбелЪ пе- 
регонки никакого спирша изЬ него получить 
не можно. 


Ее а ф 


11) Горькая - соль (54, атагнт’) состав- 
ляется изр поташу. ср сфрою. или купоросною 
кислоспию ‚ и весьма горькой вкусЪ-имфеть. 

12) Сильлаепа соль (зо @войиит буш!) 
адЪлаешся из спирта поваренной соли, и со- 
ли виннаго -камнях или. помашу., и состо- 
ит, изЬ кубическихЬ хрусшалей ‚ которы- 
ми, ‘она пбслЪ. перегонки. нашатырнаго воню- 


чаго. спирта. через поташр-или соль вин» 


ваго. вамня ВБ колбБ садился: 
оумалежеиех" ст: + | 
Есвьки бых вСЬ:апосредотавенныя соли › какия 
нискусствомр зАБЛаны быль могу шЪ., заБси 
„подробно ‚оцисывачь ‹ ; оттобы спюлько оных 
исчислить надлежало с» сколько, способовр 
найши можно КЪ смошению разныхф кислот 
стей (сЪ постоянными ‘алкалическими соля- 
ми... И. бдной. алкалической»-солм ^-довольие 
кЪ.произведеню хлоликатго числа разныхЪ. по- 
средсшвенныхЪ солей , сколько разиыхЪЬ ки- 
слостей вр. скЬШФ 3: шо есть свЪ; минераль- 
ных „растущих и живовныхЬ 1тваряхВ 
содержится. РавнымЪ 'образомЪ. ежели раз- 


ныя алКалическя вр огнБ посшоянныя соли. 


<Ъ одною шолько кислосиию смЬшаются о, то 
и разныя „посредсттвенныя соли произойдут? 

_ «ЗАЪсь полько, шЪ соршы описаны › которые 
вЪ Минералог!и болфе_ обыкновенны. 


6. 9. | | 


_ - АБЛАНВЫЕ НАШАТЫРИ (Зейа обе, 
ай аттотасо.. аециайа. 54 аттотасит атирсие.) 


\ 
_ 


суть шаюЯ соли, кошорыя точно. спредЪ- 


ленной фигуры не имфюшщЬ ‚ вЬ огнф лешу- 
у чи 


` 


9 ыы лы бе аьа.. 


Чи. М свойствами своими с. ‘БатпуральнымЪ 
Чашатыремь. сходствующЪ. - Сормы, оныхЬ 
суть слфдуюние : | 
| ') Иростой < аъланной нашатырь (54 
аттотасит. -атирсие. ошраге). бываешЪ струе» 
ВА 5‹ ИвфиюмЪ бЪлЬ , а кЬ свфшу полу» 
прозраченЪ. Привозится изЪ Египта ‚, шоль- 
ко ве извбошво 5 каким способомЪ тамЪ 
‘его дБлаюигр о: впрошчемЪ. состоишф онЪ., 

1) изЬ летучей: алкалической соли ‘или изЪ 
лешучей соли живошныхЬ ‚, что по запаху 
узнать можно , ежели наша рь потрешь 
солью ‹виннаго: камня ; 2) изЪ. спирш по- 
‹варенной «соли; ‹ что ‚вЪ колбЪ изЬ остали- 
ков усмотрфшь можно., когда вонючей ва- 
шашырной спиршЪ дФлаешся, $ 3) изЬ вмЪ- 
Ч1паннаго. вЬнемЬ довольнаго количеситва за- 
Тарающейся матери: (зийатта ИГ), по-июму 
Что одна частиь нашатырю отр чешырехь 
частей селитры кр5ико выгараешр ум хо- 
шя‘извфетно ‚ какимЬ образомЪ Е по- 
варенной соли ошф нея ощдфляешся ‚и по- 


‘зпбмЪ сЪ летучею солью животныхЪ соеди- 
‘няешся и вмбешБ сЬ оною. сублимируешся ; 
‘однако Египтяне, , вЪ разсуждевни дешевой 
‚ибны „. за которую сей нашатырь продаютЪ, 


‘можеть бышь особливые намр неизвфетные 
способы кЪ сосшавлен!ю ‘онаго  употреб- 
ляюшЬ, ` 

2) „Глау@ройз ииатыра ( Ку аттодасит 
арене есгегит Сиаифег!`) составляется изЪ 
купоросной кислости , <Ь лешучею солью 
животных. нфсколько смБшанной, - 


450’) 644 (05 
3) Пылхая селитра (С ЛМитит Даттаяу) 
составляется’ изЬ селитрянаго ‘спирта’, сЪ 
лешучею солью живошныхр‘смФшаннаго., и 
какр в винф пак" ивр вод распущаеш- 
ся, а въ ошкрытомЪ торшкЪ’ сама собою 
‘зспыхиваетр ; горишЪ и’ наконец вся’уле- 
-таетЪ. Е не | 
4.) Ухсувной нашатыраь (54 аттотасит 
авей)) ‘троисходитр отр сифщентя“уксуса. сЬ 
лешучею солью живошных$Ъ. 


ПримБч. Г} ЗАВсь по большой часши’ тполвко ‘из- 
вбетные нашашыри описаны у а можно ‘столь- 
ко оных ‘здБлашь › ‘Сколько есть способов® 
мфиталпь кислые спиритыг с летучими алка- 
лическими солями ‚ о чемЪ вЪ Минералоги 
вЪ гла ‘37, примБч, 4мЪ выше сего обЪяв- 
лено. Проспой нашатырь волБе трехЪ’ ча» 

‚ стей летучей” соли живошныхЪ вЪ себЪ сб- 
держитр , а прошчее состоит из спирша 
поваренной соли. 


4 | } х 
ПримБч. 2) Мноме писатели утверждаю › 


будто буру искусствомф дБлашь можно ». 


п!олько оное какЪ не основашельно , такр 


еще и не извБсшно. ‘ПИпаль обФявляетр ›. 


что бура изЪ аншимов!альнато шафрана 
{Слого апИтой!) › СЪ алкалическою’ солвЮ 
сосшавленнато , дБлаешся, и чшо ОНЬ ПО 
ложивЬ такой шафран на воздухВ прим2- 
шилЪ , чшо изЪ него бура выступает : 
Друге инако о шомЪ разсуждаютЪ (Нам 
Рога’ Зиити. ‘р. 284. Рон. 4е Вомие р. 63); 
и для сей пришчины дБланная бура з&сь 
безЪ описанйя оставлена. | 


гла" 


а нниниинныь ан 


>т р. КРИ РР, И 
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$6. т. О шакихЬ. препарашахь вообще, 

2. О обыкновенныхЪ ФрныхЪ препаратахЬ е 
дБланныхЬ 1) .изЬ каплющей 2) про- 
стой» и 3). Сброй или конской сБры. 

3. О ХимическихЪ сБрныхЪ преларашахь ; 1) 

` © дБланной 6БоБ, 2) о металлической , 

из) о сБрныхЬ цвбтахЪ. 

4..0 фузейномЪ порохВ. 


5:34 
сБоныя препараты (Риеранае лари. РохЪ 
га) имфюшЪ всБ шо общее свойсшво › что 4* 
вЪ огнф горяшф , и с натуральною сБрбю 
сходешвуютВ › или изЬ сБры дфллюшся. 


ИЗЪ горчато ‘сала, амбры. и янтаря. ‘немног!я 

`” смфшеня“ дБлаютея „ выключая ‚янтарной 
| фернисЪ чего ‘ради `обЪ оных АВС не упо- 
‚минаешся.  — в. 


уд 4 25° г 


6, 2. фетеа в 
озПровуъья сБрныян ПРЕПАРАТ ( Риде- ВидЪ 
рагака и рЬитед,^оивати ‘у. ае стийекь ушрьигев ра» 16. 
ва.  ушрфиг ерагаит.) суть ‘искусством ош 
„главной ихЬ машер!и чрезЪг огонь отдЪлен- 
„о |  щыя сФрныя смбшеня у. и мо`тпому вр-миз 
и. неральнонЬ родбТне весьма’ рфдки ; ‘а ошЪ 
} прошчихр .минеральныхЪ тЬлЬ не всегда 
у отдфляющея , коими они’‘минерализовались. 
Оныя соспюящЬ в. трех сортахь ‚а именно: 
‚ Ох Еез 1) 


| © сБрныхь  ПРЕЙАрАТАХЬ, 


э66о ›) 646 (( 096 
1) Каллющал сФра (Зри р Шаннит) 
есть такая , копторая при переговкЪ СКВОЗЬ 
дво желФфзной ретшоршы каплями’ выте- 
каепХ. ‘и чисига бываейЪ $ ‘а ма, Которая 
вр ит или вр БожатихеитхЪ печах Ь 
при обжигавги сосульками`вытекаешь , ‘вЪ 
одсшавленной `ибдЪ ‘печною. В вбжй но 
крушкЬ ; ихи ‘на сковородЬ наАкопляется , 
ресьма чистой Экелитой нвБтр имфешЪ. 
(9 2): Простая с ра (ЗШрвиг «шха?е)? при 
ерегонкЪ 'ВБ”рецинэнт накопляешся ‚ ко- 
торую пошбмь’ ‘переплавливазотЪ ‚и зр на- 
рочныя формы выливают в ', “ЕЬ коих она 
продолговатыми круглыми прутьями изоб- 
ражаешся ‚иди до литья еше. разЬ пере- 
„аваиваАЮтЪ,. При обжигани удь. накопллет. 
ся сфра вр. нарочныхь для НАКОПЛЕНИЯ. сБры 
‘здЬланныхЬ ямахЬ , шириною. воза глу- 
биною вЪ 1: `фума. `бную сфру вЪ больших 
чугунныхЬь сковородахЪ переплавливаютЪ., 
‘и пошбыЬ вЪ желфзныхЪ или чугунныхЪ же 
кубикахь литруютщь и передваизаютЪ , а на- 
конень вЬ фоомы прушьями ‘вы ливалотР. 
ВпрошчемЬ имфешЪ зеленожелшой цвФшЪ и 
трубх бывает, о 
13) Сфражили шакр называемая хонсхая 
сфра ‘(Зирьиг втуит.оо Зы рфЬиРа ‘варйитить естиъ 
та» ;. которая. ибелЪ` второй перегонки” вЪ 
реторт $ остается; или по ‘пербилавкЪ-60-_ 
бранной, налпожогахЪ сФрьы‘наднВ“ мии тыла 
салиися ; и бостоитЪф изЪ земли о «Фры” и 
зпому оощеих ЧТебиомф с сБра и "6" зем- 
лею. смфшаналиРажая же“ бывдет® и” пт е5" 
рее $ `шечистая и непрозрачная х‚ 
с . ко-= 


` 


| 


„ссдеенй а ареста дрридии 


ЧЕ ИН ой { 5% 


‚99 о ) 647 (© 5% 
которая при обжигани или. перьвой ипере- 
ронкБ изЬ колчадана выступаень ›-и эмак- 

’ жее хонскою | сфрозо. (ЗУ оверо5- 


{ФоегеГ) называется, и 
58 "В Ридь у 
ХИМИЧЕСКИЯ СвВОоНыЫЯ’ ПРЕПАРАТЫ (17. 
(Ргаератиа рирфигеа“; сфеписа вне” ргодиска. Эш рии 
асинит:) свойствами своими сЪ наттуральною и 
сБрою ‘сходсптуютф ‚и шаковы же, ка- й 
| 


‘козы обыкновенныя сбрныя сосшавлентя бы- 
ваютЪ’, хошя впрошчемь ‘особливымЬ искус- и 
сшвомЪ. дЪлающся. ВЬ мисл6 оныхЬ ‘суть 
слБдуюния : 

| т) ‚Дфланная сфра (Зшрфиг Хаснйит_) раз- | 
выми` способами сосшавленА быть ‘может: , И 
‚& ‘обыкновенно, ‘дфлается» она смфшен1емЪ | 
:4.ЖЪ часшей масла илисиной какой нибудь | 
затарающейся матери сьодною часпию кон- ТН 
менитрованнатокупороснато > масла: “Ежели | 
‚оное сибшенте чрез 8’дней ‘вЪ’ тепломЪ мБ- | 
стЪ постоишЪ или дигерируется., а’ потбмЪ | 

| в> песошной‘капеллЪ перегонийея , ю вБ 
‚  торлВ‘ реторты. чистая» сБра: появишся. 

2), Метажаическая! ссфра’ ( Эшрриг тега. 
тит) весьма искусно отр омепалловЬ ошдЪ- 
ляется 570’ чем" многтя .описантя имбютися , 
-а) гораздо’ удобиБе отр аншимовалънаго ко- 
'‘ролька^ шакую сБру ошиафлишь- можно. . 
и 470 3.1 Серные  цифатиы С Еуез эрьиг: дЪ- 

‘  Слающся ‘из обыкновенной сфры, ежели“ оная 
`ВЪ; нарочныхЪ ‘для шого. здБланныхЪ: сосу- 
дахЪ ‹ сублимирована” ‘будетЪ $ ‘является 
-какЬ > порошокЪ ‚-а ивбтомь“ желша и чи- 
`бщая‘сБра бывиетЪ. ^—:- 3.9228 
к вех _ о 


Зо ) 648 ( о5 
© протчихЪ искусснвомЪ производимыхЪ сБрных® 


составлентахЬ: вЬ ХимическихЪ описанйяхЬ упо= 
‚ минаешсй, идля того оныя здЪсь ме описаны. 


5. 4. 
ФУЗЕЙНОЙ ПОрОхХЪ.( Ридерагафит.бфьиге- 


в 


ит. [Шрфите ›сиито её сатфропиу пихшт, Рийиу фут 


из, ) ‹ составляется изЬ селишры ‚ сБры и 
уголья ‚ которое смБшеше вр малыя круг= 
лыя зернышки приводится › и-какЬ. скоро 
огонь кЪ нимбокосвешся ‚ ‘по лпошчасЬ с 


‹великимЬ. трескомЬ запаляися и разлопа- 


юшся, 


‚о $ 3 


ПримБч. 1) ПорохЪ. по’ большой- части ›по. слВ= 


дующимЪ лиремЪ пропорщямЪ составляется, 
а именно: Г)+-изЪ тео фунтов: селитры › 
`24.5Ъ. уголья: оси лбтиг < Ф. (ры 3.2) 
изр хоозф. селитры 27 ми уголья „изу ти 
СЪ $ фе «Бры ‘;т3) изо. тоо фи селитры» 
зоши .Ср.+ ф: уголья: , иотеши 6 5 ф. $- 
ры. Ко тоо ФфунтамЪ ‹ селитры иногда 10 
ф. утолья. и 12. $. ‹фры. прибавишь можно” » 
шполько. В. шакомЪ › случаБ у. надлежишР 
употреблять охоропия . уголья... ЧЬмЬ’ ма- 
тшералы, ‘чище, пы |. крЬпче ›.› порох 
бывает. «Помянутыя - шри - вещи; хор9- 
шенько мать.» толочь их вр. жерновайр 
Молоть ‘и. смачивашь должно. > Измолотую 
машерю ошносяшф -изЪмБльницы . 5Ъ шо? 
‚ сарай:, вЬ кошоромЪ порохЪ по сортамЪ раз- 
бираюшЪ ‚„. полируютЪ уе и ‘каждой ‚сорт 
особливо. просушиваютЪ. Винщовочной. п9- 
рохЪ бываешЪ крЬиче, другияЪ ›соритовЬ. ыа 

" \ ко» 


-^ 


%6о ) б4о ( 05 
которато самая чистая селитра‹ ‘употпреб- 
‚‚лаешся. О сравнен1и пороху ‘читашь можно 
вр испоюр!и Королевской Шведской Академи 
НаукЪ 1730 тоду. вЬ части т ‚ на стра- 
ницр 38 и слБа. | Фа 
ПримБч, 2) Хошя Кирхерь. вр. книг своей», 
лодзеинымив спфто.мб. (Миийи; ЗиМетанеиз.) 
названной.» разные способы’ показываетр о, 
какф можно. здАБлашь шакой порохр › ошЪ р 
кошораго тшреску не происходит? .; одвако 
соное не вБроятно. кажется, Чтожр касает- М 
ся до бВлаго ‚, краснаго › зеленато и арутихЪ | 
цвБшовф пороху ‚ шо не дивно , что такой | 
порохЪ дБлашь можно. й. | 


и ГЛАВА ШЕСТАЯ. › 


`` | `` О ЧЮЛУМЕТАЛ ЛИЧЕСКИХЪ" ПРЕПАРАТАХТ. 


у ` | 
ь $. т. ОбЪ оныхр вообще. ` № 
{20 разныхЪ” риутныхЪ  препаратахф. ' 
3. О разныхЪЬ арсеникальныхф препаратах. 
4. О кобальповыхЬ препаратахЬ $ 1) зафло- 
"ОН БЬ 'и}2 )шмальтЪ. | | 
5. О разныхЪЬ антимонтальныхЬ препаратахЪ. 
6 О висмуйовыхЬ’‘препарашахЪ’ $; 1) висму- 
товыхЪф пиБтахь ‚’и` 2) 6ЪхилахЪ. 
7:0 шшаутровыхЪ’ пренаратахЪ. Ч 
| 6. т. 
ПОлУмМЕТАЛЛИЧЕСКТЯ — ПРЕПАРАТЫ роль 
(Ргаератиа риитеа ка) суть так{я составле- 5. 


Н1я_„ которыя изЪ полуметалловЬ или изЬ 
Ее; ихЬ 


— * 9 


$ ра - 


ВидЪ 
19. 


‘у 


бо ) 65° (55% 
их руд “дБлаюшся ,“исснова в полуме- 
таллы ‘чрезЬ ‘искуссшво‘приведезы быль 
могушЬ, «ни мне 
} . 852; 9. 2. : : 
ртутныя пряплратьр ( Рмерака = 
„ттенсатесинайиа:" Ргаерата! а тегсичайа.`) иди 
Аз. ‘отути ‘дБлаютея‘/^ или‘ необходимо 
ритупть вЪовебБ содержатиЪ’, ‹хошя` видомЬ 
‘на’ ршуйть”не ‘ноходяшЪ”, ‘каковы? супе ел - 
чдуюния 77° 7° | | и аа 
ит) Кяйонарв '(СтпайтирасНи@); яБхает- 
‘ся‘изр ртути’; весьма исправно” 65 сБрою 
"емфшанной ‘которая иеБиюмЬ и свойслива- 
ми СЪ’ натурально" киноварью `в03_всемВ 
сходсшвуешЪ › а внутри струеваша. | 


Ежели  киноварь ^ СЪ `уриною ‘или! ренсковымВ 
спиртомЪ `смфшаешь › то произойдешЪ вы 
сокая, и блБановатая-алая краска. ‚ОтФски” 
новари сшекло › воскф ‚, сургучЪ и протшчеё 
красной ивбиЪ получающЪ $ шакже` кф жи? 
вописному &Блу и в лЬкарство оная. упо" 

„ тиребляетшся. | 


2) Зерхальная. фольга .( Ройа ресшонит 
‘обыкновенно изЪ кованнахо лисшами! свинЦУ 
адБлается. „и, посредствомЪ ^ ригути под 
зеркальныя, стёкла’ подводится ; а АЛЯ 
выпуклиспыхр или. полукруглыхЪ сзеркал 
дБлаешся она изф свинпу , олова и визму” 
та › вмБсшБ салавленныхЬ , и до просту” 
женя: сей. сосптавЪ ^бтуть примЪ ши“ 
вается? @иотшри! у’ БоилазвЪ книг `о`ноль- 
3Ъ физическихЪ олыьтохЬ: сна етрании "9 > 
1 3 


42 -4 


в - 


м м 


Сок! =1' 537 > 0 9 < 


що отт оды к. ты 
м нь, СЗ ИНН Ады У . я 
ы НИИ ИОВ Ы И ТА 


оси и Е. 2 ТРУ АНТЕЗНИ ДАТЕ КАИ НИИ РНИИ 


98 о`)) бя ( (505 
| 9^ 1%) уд ланцая орпцутл, (Магзити Гас. 
Мес теайюгит.). пскусствомЪ отт: оз зы хЬ 
металлов отафляепкж, и во-всемь с \на- 
пуральною.> риумьью ‹ сходствуетьЪ.. Сей 
способ. х коимЬ. реуть. изр металловЬ до- 


ста ть оможно . прет порене. 5, жеталлопб_ дб 
ртуть» ( Моисей сабо тен отит ). ‘назъзваетсяь и 
| вЪ Минералог!и. при: описан!и кажихато. ‘мет 
| талла объономЬ нФеколько ужё упомявуо. 
" Проптуфя ‚многочисленный ртушныя. препарайтьт › 
) -бокакф булема/, моренаяртуь (Мегсиниаше15 
: ризу иная панацеа осаженная-риту ты (ИегсиЕ > 
3 | (зд ричеариаия) разныхЪ цвбтовЬ-ли друт!я при- 


-.. вадлежатр ‘крооднойс Химщ м аптекарской 
наукб ‚> хотя иБкоторыя -изЪ бныхр. вЪ ›боль- 
в: | уизшияр лаборашор\яхр. и на ‚заводахъ: сосшав= 


" ‚поляне ока ьУу ЗОО Стол 
< |. чес к“тее сурктко почстиря Е‘ 
"АрСЕНИКАЛЬНЕ“НОЕПАРАТЬТ ( Р^аера* Ви 
йе хат етонеайеса ‘ата. `` Рейерага 4 абесаЙа.) ос. 
чблаютися ‘изба еёникальных? ‘рудЬ или 


ваюшся , каковы суть ‘слБдуютиле боры: 


) ') М учистой арсених5 или иышьяке у 

- ллапилрная сажа (Ечтна арийеаИя) по двое- | 

2 краном > обжигани ‘арсевикальныхь рудЪ № 
Ъ на, заводах» пр ист етиь ‚кЬ‘сторонамь тру- 15 | 

, 6: , нроситирающейся торизоншально и ток- 

в. Кб кривизна ‘на тоо ‘аршинЪ `‚ на годобте 

р сажи ‚ которая бБла и на Муку похожа. 

< Такая же Мука Ложишщся на кровляхь тЬхь 


плАвилёнь › 9 КОБ арсеникадьныя руды 
7 19.2% Она вах 


‚) УбЖигаюА: коиннотыа ЧА 
>”. 


2) Бълой арвенихё (Аретсит  стПанит 
афит) дЪлается изЪ помянутой арсеникалв- 
ной мукй ‚, ежели оная сплавишся и сЪ нЪ- 
кошорою часпию’ алкалической соли вмфетБ 
сублимируешся ‚, ошЬ ‘чего она на хрусталь 
похожею ‘здФлается $; а ежели потбмЪ’ нЪ-> 
сколько времени ‘на`воздухЪ полежишЪ, то 
оняшь мучиспта, становится. 

| 3) Желтой‘ ‘арсенихб (Атикит рацит)) 
происходитф ошр. ого ‚ ежели сЪ одною 
частию" сФры `вБ десятперо больше арсеника 


смБшаешся ‚ ошЬ чего он желш , крБ-` 


покЪ и на хрусталь похожЪ сшановишся. 
4) Красной ‘арсенихб’ ( Апенеит тифтит) 
составляется изЬ 2хр частей сЪры и: де- 
сяпти‹ частей арсенику $ ивЪтомЪ. красенЪ , 
чистф и ва хрусталь’ похолитЪ , по’чему 


сфрны.мб рубином (Ки низ ШрБитз) называет-. 
ся ‚ кошорой однако ош другаго рубина ». 


изр скипидара › сБрыги ‘другихЪ вещей. д5- 
ланнаго, со всБмЪ: отмБненЪ. При Эренфридт 
рихсдорфБ красной арсеникЪ` дБлается изр 
арсеникальной муки, сЬ колчаданомЪ ‚смт 
шанной и сублимированной. с 5% 


. 6. 4. | 

_ КОбАЛТОВЫЯ ПРЕПАОАТЫ (Ред ай 
Лепттенйса Софи.  Ргаератиа. Софи.) дфлаюпг 
ся изЪ кобалша или изЪ кобалиювой руды 
и по синему цзБшу узнавающся.. Оных? 
числится два сорта , а-именно ; : р 
т) Зафлорб (‘Гаега) дфлаешся такимр 
образомЪ: когда изЬ кобалщевой руд чрезь об: 


ную 


жиганеоной арсеникЬ выгонишся, то обожжет | 


| 
| 


пит, 


——. 


%бо ) 653 (( ©5* 
ную руду мБлко шолкутЬ и снова обжигаютЪ. 
НотбмЪ оную еше весьма мЪлко шолкушр, и 
кЬ ней _вЬ. двое или- вр трое в. пыль. истол- 
ченныхЬ ‘толышей примфанавЬ водою. смачи- 
валошф`3 и бочки симЪ ‘смфшевтемЪ крфико. 
набивающ»’. 5; которое на. подобте камия ВЫ 
нихЬ зашвердЪешф, и ибслф подЪ званемЬ 
зафлору продаешся. Иногда и безЬ. прим5- 
ху толышей обожженою кобалшовою рудою 
бочки набиваютЪ и подЪтиБмЪ же: зваемЬ 
продаюшЪ. Сей составЪ упошребляющЬ кЪ 
малеванию `‘и‘изображенно ‘‘фазныхЬ фигурь 
на фарфор. в 
2) Ималта ими синее: скорбило (5та]- 
шт) дфлается изЬ толченой и при томЪ 
много или мало жженой: кобалшовой руды 5 
которую  просфявЬ. прибавляюшр 3 или 4 
части промышыхЪ и весьма мБлко истол- 
ченныхЪ голышей › (и столько же пошашу 
примбшивающЪ. ПошбмЬ: оное см5шен1е вЪ 
надлежащихЪЬ торшкахЬ .›и печахь сплавли- 
вающЬЪ ; & по надлежащей сплавкЪ-вЬ корыта , 
водою наполненныя , выливаюшр. ТакимЬ 
образомЪ сольешся. синее стекло , которое на 
мфльнины отвозят , и весьма мфлко мБ- 
люшЪ ; а пбелБ вЪ водЪ разм5шиваютЬ , 
вЪ кошорой сшекляная пыль на дно садит- 
ся ; пбслБ чего оную просушиьаюшЬ и на 
разные соршы разаляюшЪ: ‚а наконенЪ вЬ 
бочки насыпаюшщЪ. Упошребляешся при гон- 
чарномЪ дфлБ для писашя на израсцахь, и 
йла крухмаления бФлья. | . 


зъзаы 


ВидЬ 
27. 


шбиЬ сильнымЬ огнем вр горшкЪ расплава 


+430) 654 ( 03% 


ух нь 6. 5. АСИ х ТО 99 
АНТИМОН:АЛЬНЫЯ ПРЕПАРАТЫ. (.Р#ае> 
ракага епитени Иса» аинтошайаь х Ртаерагаанатинота» 
Иа. ). ‹составляюшся сизь ‘аниьимонльныхЬ 
рудЪ или изЪ самой антимони ‚ которыя 
вЬ огнБ по сфрому и 6Блому дыму. и по за- 
паху узнавающтся. (ВЬ числЬ оныхЬ. состо= 
яшЬ. слБлуюния. › азименно : | Е 
н 1-44 1) Обыжнопениая антимоная (Антони 
тийит.). < по: большой части‘ имфешЪ коничеь 
скую`фигуру и приспюомЬ сшруисша бы- 
Ваетр› ‚ а отдфляешся ош: своей ‘рудё-ша= 
кимЬ образом : ежели руда ВЪ: закрытом 
торыкЪ сплавиптсяху по аниимоня на дно 
сядет.‘ или когда тодЪ: горшокЪ ›сЪ. рудою 
и ср имфющеюся на’ дн. скважиною: другой 
лодетазлень‹ и: вЪ»землюзвкопанр будешь, 
то'она сквозь помянутую скважину: вЬ ниж= 
ней ториокроввтпечетьр , й-такимЪ .образомЬ 
ошрируды ‘отдфлиися: У потребляется: вЪ 
аптекахЬ' и. ремеоленымитлюдьми, : 


2) офи титонеильной: королеже. ( Кери! -вй= | 


тои’) ‚получается разными: способами. + 


когда. посредсшвомЪ селитры ‘ивиннаго-кам. 


ня или какого’нибуль другаго металла: ; нё 
‹тримф6ф: желза или: олова 3 помумешалаи- 
ческая частьтотФ чистой: анитимонйиу 4вак= 


же-и от ея`руды отдлитшся. Чооои Вэ 


2732): бити люубельмбе стекло: ($ ититсай- 


татоииддВлается-изЬ сбыиновенной антемо} 


тис Свум: в) мчизЬ полуметил лической 
части или антимовальнаго {королька ( ву м, 
2), кошорыя напередЪ обжигаются , по- 


лиБаюшся у 


ИИ 


98-0) 655 (( 05 

ливаются ‚ и по расплавк$ ва согр5шую 
мраморную или мЬдную доску выливаюпЕ- 
ся, ИзЬ сего смфшевя выходип чистое 
темное сшекло. , . кошорое шакже бЪлымЬ э 
желшамЪ. ‚ красным и червымЬ здФлать 
можно , когда во время сплавки бура, сора, 
поваренная соль, обыкновенная антимония 
олерментЪ. или иная какая нибудь матеря 
примбшаенся. Изр аншимональнаго сшекла 
дБлаюшся ‘проносныя. стопочки. и. питья. 
Напредь сего. дФлывали изЪ\ него. ядовитые 
фузейныя пули. ры ай 
24). -Читимонвальныеналаиы (Ее апи- 
пон! ) дФлаюлкся. из толченой авшимони. 
которую. безЪ всякаго примфсу вр надлежа- 
ших. сосудахЬ сублимировашь должно. Мо- 
жно оные пвЪиы и другимЪ. способом `д5- 
лать. ВпрошчемЪ.6бЪлы › блистающи и на 
хрусталь. похожи. им т 

5) „Чнтимональная сфра (Эри апИ- 
топН) дБлаешся разными способами ‚ кошо- 
рые больше ЖимикамЪ извфетны ‚ и сЪ на- 
зтуральною «Брою сходствуешь. 


Прошч!я аншимон!альныя составленмя надле-. 
‘жашЪ`больше: до ‘химиков и аптекарей ‚, и 
называющся по ихЪ. званямЪ аийтонит Ферро 
рейсит › ›Стосиз ттегаЙв 5 Веховгасит ттегие 5 
аесисит о Роеги ‚, таепа, реа ‚ Мегсиги 

о ха и.о друх#я ‘весьма’ многя составляемыя 
и употребляемыя ими шинкшуры, 


м чобы Береговое 


ВидЬ 


430 ) 655 (05% 
Г | 5. б. “фл ” 
ВИСМ УТОВЫЯ° ПРЕПАРАТЫ ‘+ ( Риерата!в 


23. риттенеса И’итиня. < Риаерагага И’Г]тины.) изЬ 


одного висмунта составляющея „ какЬ’“ 
‘т Виемутопые цабты (Роге; У шЫы) 
происходяшр ‚ ежели висмут сам собою 
‘сублимируется“‘или сильнымЪ огнемЪ въ ре- 
шоршВ или глиняном сосуд сЪ нашАтТыЫе 
‘ремЪ перегонишся. ° — | 
5172) Висмутопыя Оулила (Винс 4’ Еррас- 
те. ^ Маддетит И/’ути Г). "Такь° называется 
бБлой висмушовой порошокЪ ,‘кошорой про* 
‘исходишр ‚ ежели висмутЪ сперьва вЪ доб- 
ромЪ и чисшомЪ селитряномЪ спиршЪ` ра- 
‘створенЪ ‚ полтбмЪ вЪ водЪ осаженЪ , и нако- 


нець.вЪ шфни высушенЪ будешЪ. Употреб-` 


ляешся для’ бЪленя шФла и чернентя во- 
хосЬ ; впротичемЪ . сЪ жемчужными бЪфлила= 
ми ( В/аис 45 рее) за одно почитаешся; 


Ярумя Гишпанск(я бБлила описаны при оловяне 
ныхЪ рудахь , гдБ о шифервейсЬ упоминается. 


| ‚ое в | 
ШИТАУТровыя ПРЕПАФАТЫ  ( Ридераний 


24. ЛтитеаШса Сите. — Ргаерогайа хлтс!). Изь иииа- 


уптра никакихр другихЬ составлен!Й не ‘дф- 
лаешся ‚ только упошребляюшщЪф его сЬ’ ве- 
ликою пользою  кЬ-смфшевию  мешалловр.. 
Сюда. издлежалиь ти 
Шлаутропые ци®ты (Ее; те’), ко- 
торые по растоплен{и и загорфвйи штауш“ 
фа на подойе паушины нодымаюшся ‚ И 
бЪлаг9 
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благо ивбта бызаюшщЪ. ° ВЬ ‘ошкрышбив 
гобшкВ можно оные ивФизвг жел зною’лош 
кою‘ берёжно собрашь`, и пока шиаушерь 
растопляется ; по шФхЬ’ порр какЬ иБну’ 
непрестанно снимать ихЬ’ можно. 


5 


ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
Об МЕТАЛЛИЧЕСКИХ прЕПАрхтххь, _ 


$ т. ОбЪ оныхЪ вообще: — | 
2. О разныхЪ желБзныхЪ препаратахЪ. 
3: О разныхЪ мБаныхЬ препаратахЪ. 
4. О разныхЬ свинцовых препаратахВ: 
5. О разныхЬ оловянныхЪ препарашазЪ: 
б. О разныхЬ серебряныхЪ ‘и | 
7‹ ЗолотыхЪ препаратахВ: 


$. 1 


МЕТАЛ ^ИЧЕСКТЯ ПРЕПАРАТЫ ( Р›лера- 
ив теаШса) искусствомЪ  трезЬ огонь изЬ’ 
самыхЪ металлов или изЪ рудЪ бныхЪ со- 
ставляющтся ; и по большой части вр`тошЬ 
металлЬ ‚ изЪ котораго они составлены , 
паки претворёны быть могуш ; хошя бы 
впротчемЪ металлическое ихЬ свойство 
НодЬ видоиЪ земли , солей , или друёимЬ 
какимр нибудь образбомЪ скрыто было: 


ЖЕЛВЗНЫЯ ПРЕПАРАТЫ ( Рудеракайа мег 

ЗИИса ркива. Ргаграга Шагий!4Г) суть шак1Я` 
составлен!я ; которыя ва большихЪ ^ или` 
Жж малыхЬ 


ров 
6. 


РидЬ 
25. 
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малыхЪ заводахЪ из желФзныхЪ рудЪ или 
изЬ самаго желФза дБлаюшся ‚, а именно: 

1) Чугунё (Еатит эттега_ ейцииит , три- 
тит. её ргарце. Еегтит стидит.) есть нечистое 
желБзо, которое изр рудЪ <Ь прибавленны- 
ми ко онымр примфсами выплавливаешся. 
Для множесшва вмфшанныхЪЬ вр внемЪ зем- 
ляныхЬ частинЪ весьма хрупко и ломко бы- 
ваешр , и в огнБ скоряе расплавливаешся , 
нежели прутовое желЪзо. ВЪ лому оказы- 
ваюшся вЪ`немр блистаюция болышя и ма- 
лыя зернышки. | 


Сюда надлежишЪ и шошЪ чугун, кошорой изЪ 
болошной и озерной руаЪ выплавливается , и 
по Шведски Осжундежижи костъжти или 
гпоздя.ми ( 5Утийо Фпофеп 00 ЯЭЙиииь за» 


рп) называется. 


2) Прутопое жел$зо (Еетит стифо ето 
ейдиаит › ригит, та|ЦеафШе. Еетит ехен)ит.) бы- 
галешЪ` чисто ‚ и-дФлаепкя изЬ чугуну , ко- 
шорой на особливыхЬ нарочно для того дБ- 
ланныхЬ горнахЪ переплавливается ‚ и вы- 
ходящ!е изЬ него крицы молошомЪр раска- 
вываюшся , и шакимЬ . образомЬ земляныя 
Частицы ошЬ желфза ошдфляюшся ‚, а 
осшается одно чисшое ‚, мягкое и кр ковкБ 
годное желФзо ‚ которое четверогравными 
прутьями вышягизаюшр. ЧБмЬ меньше 
трещинф и пленм на оныхЪ прутьяхР бы- 
ваетр ‚ шЬмЪ чише желЪзо ; однако добро- 
ту онаго ‚ то есшь крфпко ли оно или 


мягко ‚ И ломко ли или не очень м 
В 
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вр ‚ ковкБ удобнБе узнашь можно. ЗВся- 
кое прушовое ‹ желФзо вЪ лому либо зерни- 
сто, либо блестяще › либо наконецЬ моч- 
ковато на подобе нишокЬ, изр коихЬ сред- 
ней соршЪ. за’ ‘самое ‘худое желБзо почи- 
таешся, 


КЪ сему причисляешся и выбранное Осмундское 
_ желБзо ‚ которое ‘шакже изЪ! чугуна на ма- 
лыхЬ очагахь выплавливается и очищается, 
хотябы оно вЪ прутья или ВЪ круги моло- 
шомЪ выковано было. | 


и, 3) Сталь; (Еетит аиртит. © ри [тит › 
241 ДИсет ичШатз. Аср. бютота. Суд. ) дЪ- 
лаешся изЪ желЪза , которое ` вовремя _ко- 
вания еще не совершенно  чисню бывает , 
но содержитЪ вЪ себЪ постороннйя вмфшан- 
ныя частины,у а когда и си частицы вр 
желЪзо прешворены будутЪ., то сталь 
бываетЪ плошна , тверда и крфпка., шакЬ 
что изр ней ‘кремнемЪ. и. другими крфикими 
камнями огонь высфкать можно. НЧвфтомЬ 
шемняе и синевашфе ; нежели жел$зо ‚ и 
состоишЪ из крфпкихЬ ‘и весьма м$флкихЬ 
частиц}. | 


ПримВч. г)’ Главное дБло,. что. до сшали касает- 
ся, зависишф отЪ закалки, желФза › котораго 
крЬпость-, КакЪ’ обыкновенное употреблене 
научаешЪ ; происходитЪ 1): оф алкалической 
`омасленой соли‘ которая нфкоторою содержа- 
щеюся в желЬзЬ сБрною’кислоспию связы- 
вается › шакЪ что можешь быть: нБкоторыя 
‘`масленыя частицы по отдБлен{и помянупюй 

| Ж ж 2 соли 


й 
| 
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‘воли. \Ъ желЬзВ госшаютися "›’`спосббомф коё’ 
торыхВ постороння вмБшанныя“Ь‘вемЪ ча- 
‘эешицы вЪ жех$зо претворяющся су’ по чему? 
ик ›дВланю стали ‘ротЪ ^; конское! копыто” 
и\и’тому подобное, ‹упошребляется у’ изЪ ко= 
торыхЬ вещей летучая соль 1Ъ отн гухон: 
‚дишь ‚ а масленая матеря желБзу больще, 
крфпости  придаетЪ. 2) ОпЪ алкалической. 
<Ъ землею смФшанной соли , какова напри- 
‚ мЬрь изЪ, золы › шолоку и известнаго кам- 
ня добывается ‚ и можешЪ бышь вЪ шакомЪ 
случаЪ ‚ когда оныя вещи < (Фрною кисло- 
‘спо’ соединяющеёя ›’ загарающаяся машер1я 
вЪ огнБ°или‘угольяхЬ содержащаяся “посто-“ 
`Урёння жехБзныя“ частицы ‘спобобиБе вЪ ме- 
‚ ‘чталлЪ прешворяети: НаконеЦь 3) желВзо' 
и ‘ирриче становитися” ошЪ  прибавлен!я затараз 
“” емыхр частиц“, лпакф чито: ежёли! онбе” в 
другое" растопленное ‘желВзо’' вложено’ бу 
деф. , ‘то сшак я. загараемыя’ ‘частицы ‘ изЬ” 

н ” растущеннато ‘желБза  вЪ ‘себя `втянешЪоии’ 
(> сталью  здБлается’’ Хрупкость или: т лом 
кость стали происходитЪ от: солянистых 
частиц $ 12а се Одоказать можно пы” 
что изЪ сшали заАБлашь можно самов ‘мягкое 
желЬзо ‚ ежели оное СЪ жжеными м$флкими 

-” ко@вьми у’ известью” или желФзною ржавчия 
т ною обжигать станешь, по шому: что. оныя 
‘вещи весьма ‘удобно соль в себя: принима- 
`юшф ‚о и шакимЪ образом  обожженная’! СЪ 
оными сшаль здБлаепся млгче , ‘нежели“са- 
’мое желЪзо: “О стали‘ пространно’ читать 
можно ‘вЪ реомюровомЪ 'ФранцусскомЪ трак- 


зла ‚› шакже мы вЪ ШведенборговомЪ :; под- 
земиом? 


т 


а доить +... 
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земномЪ: царсшвБ на тоутой и слБдующихь.: 
ОШЬ 214. по 254. страницахЪ. | 

ПримВч. 2) разность между плавленною:, 60- 
чешною ‚ клинковою и пружинною сталью’ 
лучше изЪ упошреблен!я. и по виду, неже- 
ли по ‘описанию , ‘усмотрБть можно. Смо- 
три у Шведенборга вЪ упомянутом трак- 
‚зат на’ страниц 202 и слФдующихЪ. 


4) УЖелузная ржапчина у желёзной шаф- 
ранб (Стоси; Матиз. Сшх Мать. ‘есть мешал-^. 
лическая .изр` желФза происходящая земля у 
когда из онаго загараюцияся и мягктя ча- 
сшицы истребятшся , и оно одно или СЪ» 
какимр нибудь примЪсомЪ обжигано будеш» 
или на воздухЬ заржавфешЬ. ‘ПоходишЬ на 
шемнокрасную землю ‚и. посредствомЪ за-› 
гарающейся малиери паки вЪ желфзо пре-., 
шворено быть можештф. | физ ж 


Капьли бы ‘ктосописать хот БлЪ. всБ изЬ желБ- 
иза ‘аФлающияся вещи › ‘какя при всякияЪ, 
масшерошвахЪ › вЪ домашнемЪ. упошребле-) 
ни; и при медическихЬ опера\яхЪ. необ-. 
ходимо. нужны бываютЪ $. шо бы болБе.ихЪ. 

„набралось 5 нежели ‹сколько представить. 
можно. Ни единф мешаллЪ вБ общем жи- 
ии СЪ большею пользою ‚ какЬ желБзо , не 
употребляется. 


$. 3. | 
м5дныя ПРЕПАРАТЫ (Р/дератиа теш- ВидЪ 
Иса сиргеа. Ргаерагайа ‘фенегеа.) дфлаюшся из 26. 


мфди ‘или изЪ мБдныхЪЬ рудЬ на большихЬ 
. ж 3 ‚ М 
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и малыхЬ заводах, вр числб.: коихЬ -с0- 
сшояшЬ слФдуюция: | 


р) Роштеиид ( [ларйв сиртеиз о, ти ‚арт 


15) есть рухловатая и мягкая вЪ лому бли- 


стающая  изф`руды выплавленная матер!я 


со многими пузырьками и скважинками. С1я 
наилучшая и на шемноивф$шной колчаданЬ 
похожая машерйя сосшоишЪ изЬ сфры , же- 
лБза и мБди, которые мешаллы выходятЪ 
посредствомр имфющейся вЪ рудахЪ колча- 
данной машери и сфры ‚ при расплавкБ 
сильным ‘огнемЪ блфдножелиыхЪ’`, зелено- 
ватыхЪ’ и шемноцвфшныхЪ мфдныхр рудЬ, 
кошорыя безЬ обжиганя расплавливаюшся. 

2) Кулферб-легб или с„мфднымб о чере- 
ло.мё локрытой камень ( Кестетеща ‚о теа Ша 
аетатеюй тартай; пита. Непке!. Гар! сотшитах 
сиртр ) есть кр$фпкое ‚ м5фдистое ‚ сфрою и 


желБзомр связанное ‚, и при шомЪ. плотное‘ 


сфроватое смфшене , кошорое чфыЬ кра- 
снфе ‚ шфмЬ лучше. Оно по большой ча- 
сши красною высптупающею м5Фдью покрыпго 
бывает ‚ а находишся во время сплавки 
зЪ срединБ между самою мЬдью и шла- 
комЬ ‚и на верьхЪ металлов пфною поды- 
маешся ‚ по чему и называешся и$.дными# 


черело.мб ( Зичее ). 


Примбч. 1) Купферь-легЬ шакже собирается и 
при очищен!и мБди › когда она изЪ соровой 
печи вышекаешЪ „и вЬ семЪ случаБ назы- 
вается“онф лиеритейногиб `( @Ффее)- 

ПримБч. 2) сей шроиЪ-штейн$ не нарошно д 
лаешся › а происходишф ошф о недовольнаго 
обжиганя рудЪЬ ‚ или какого нибудь особли- 

ваго 
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вато случая во время сплавки оныхЪ.  ЗаБеь 
для шого о немЪ обЪявлено, чшо на мБА- 
ныхЪ заводах много изЬ него м5ди. выплав- 
ливаешся ‚ гдБ его нарочно покупающЪ, 


3) М+дной сорб (Кестетеша ает1з сааги 5 
сиртеосоласса) есть сЪ мВдью см5шанная не- 
чисшоша , которая на подобе 6ЪФлой пБиы 
или киселя поверьхЪ мБди плаваешЬ, и для 
выплавки изр него мБди кр соровой ила- 
вильной печи привозишся. . БываетЪ разнаго 
качества. ‚ смошря по шому ; сЬ какими ве- 
зцами м5дь смБ5шана была. | 

4.). Нечистая или залрулная „ифдь (2465 
ти) до очисшки бываеш хрупка и ломка, 
и н5которую часшь желфза ; свинцу ; или 


другой какой нибудь нечистошы вф. себБ 


содержит ‚ и для шого снова переплавли- 
ваешся и очищаешся. ИвБшомЪ бываешЪ 


красноваша › или бЪФловаша ‚ ежели вЬ ней 


много свинцу вм5шано ‚ или: черновата по 
притчинБ содержащагося вф ней желБза. 


‚ИЗЪ. чешырехь пудЬ нечистой мБди обыкновен- 


но до шрехЪ пудЬ чистой выходишЪ. 


5) Чистая мфдя (ег ригит. Сиртит див 
ие.) выходитЪ по очисшкЪ нечисшой., ко- 
игорая плавлен!емр совершенно очищаешся ‘и 
вЪ красную мФдь приводишся. ’СвойствомЪ 
сЪ обыкновенною м$Фдью , каков» выше сега 


описана ‚ сходсшвуешф.>, 


Жж 4. Ее. Ко- 
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ЗЖованная мБль ошф обыкновенной чисшсй мВди 

--` никакой ошмФны не имТешЪ , только иФною 
выше состоитф. Самая хорошая Китайская 
мфдь , ‘тинтенахом5 (`Тиепацие)) называе“ 
мая ‚ рЬдко вЪ Европу привозишся. 


6) Ярь ‹ифдянха (Те вет) состо- 
яп из сфрозеленой и нБсколько’ ру- 
хловашой мЪдной ‘ржавчины ‚ `зерниста’, 
м острой‘ и противной вкусБ имфешЪ’, 
а ‘дВлаешся она’ изь мБди слБдующимЬ 
образом :‹ вымачиваюшЪф сушеные вино- 
традные сшебли.кисловатымЬ вином, и 
‘квасятр^ ихр о или то дней, а пошбмЬ 
‚оное ‘смфшев1е: вЪ ‘рукахЪ разминаютЪ , и 
надфлавЬ из него нФсколько малыхЪ ко- 
мочковЬ ‘кладушЪ вр глиняной сосудЪь`, вЬ 
„кошорсй сшолько кр5пкаго кисловапюго вин 
‹‘приливаюшф, чтобЬ т Б комочки до полови- 
ны ‘вЪ нем погружены были. ВЪсемЪ сосуд$ , 
сжоторой закрышь должно ‚ мокнушЪ комки 
отф 121ни` до 15 ти часовЪ, а между шБыЪ 
чрезр каждые чешыре часа надлежишфр ихЬ 
переворачивать. По прошестнижЪ о того 
времени оные `комки изЪ вина вынимаюшЪ , 
и кладушЪ на чешверогранные палочки ‚ на 
юдинр дюймр выше вина лежация ; на ко- 
торыхЪ.: они лежашЪ 10 ‘или 12 дней. Нб- 
слЪ юго растираюшЬЪ ихЪ руками’, и’на- 
кладываютр на помянушыя палочки сперь-. 
‚ва, раскованную: м5дь , а пошомЬ ‘растшер- 
тые и пр!угошовленные комочки, ‘и шакЬ 

; покрывЬ оные держашЪ б или 7 дней и до- 
лЪе. Наконец вынимаюшЬ  заржавБлыя 
жд мфдныя 
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мвлныя добчечки, и кладутЪ их одну 
‘на’ другую’, а по угламЬ виномЬ смачива- 
юшЪ и обвертываютиЪ на время вБ замочен- 
ное вином же полошно ‚, и пошбомЪ зеле- 
ную ржавчину оскребаютЪ. Смотри у Гео- 
фроа в шомЪ тмЪЬ , на странииБ 303. 

4) Пережженая мФдь ; ибдная охалина 
(Ае’ ойит”)`состоитЪ изЪ приведенной вЪ 
порошокЪ сильнымЪ’ огнемЪ , или ср сФрою 
и солью сожженной мЬди или мБаной ока- 
лины. 


ПримБч. 1) МЪдвые цфмы (Её аз). у Хи- 
миковЬ не что иное суть ‚ какЪ сублими- 
рованная нашатыремр или другимЪ: чем ни- 
будь часть мЪди. Также и т мрлк!я и чистый 
мБаныя зервышки мВаными нзотами назы- 
вающся , кошорыя при вынимани мрАныхЬ 
круговЪ изЬ очага ош нихЪЬ ошскакивают , 
и обыкновенно за краску или _мБдной песок 
почишаются. ВЪ апшекахЬ крисшаллизован- 
ную мрдную ярь мраными цвошами назы- 
ваюШР. с №. 

ПримБч. 2) О денежных кружках, и, другихЪ 
изЪ мЬди длающихся составленяхЬ ‚ дкоо не- 
принадлежащемЪ &5лЬ, зась не упоминаешся. 


. | 6. 4. . 

`^СВИНЦОВЫЯ ПОЕПАФАТЫ ( Ридератаю те- ВидЪ 
таШсв  ритфеа. Вгаерагайа баитиии.)` дЪлаюшея 27. 
ГизЪ' свинца. разными способами и различных 
твфитовЪ бываюшЪ › кошорыя посредствомЪ 
загарающейся матпери паки вЪ свинецЪ пре- 
‘творены’ быть могушф. ИзЬ числа оныхр 
суть’ слБдуюция : 


+ 


Жж; ') 
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1) Слинцопой лелелё (Сшх ритИ, Сий 
Ритн.) происходить ош того , ежели рас- 
шопленной свинецЪ вЪ равномЪ и непрерыв- 
номр жару содержанЪ ‚ и между шБмЪ не- 
пресшанно помфшиванф будешЬ., ошЬ чего 
онЬ напослБдокЬ вЬ сФрой пепелЪ или по- 
рошокЪ прешворится, по тому чшо ша ма- 
шеря ‚ ошЬ которой мягкость онаго зави- 
сЪФла ‚ изЪ него исшребится. 

2) Жженой спинецб ( Ритрит хит) со- 
сшоишЪ изЬ шемноцв$шнаго шяжелаго по- 
рошка ‚ которой дфлаешся изЪ тонко вы- 
кованныхЬ свинцовых ‘листов шакимЪ об- 
разомЬ ‚ а именно: помянушые лисшы на- 
кладываюшЬ один на другой ‚ и сфрою 


подсыпаюшр ‚ а пошбыЪ легкимЪЬ огнемЬ. 


пожигаюш › при чемЪ сфрною кислоспию 
свиненЪ в5 мфлкой порошокЪ разЪБдаешся. 
3) Желтой сурихб ; массикотб (Сеть 
сптта. Мтит Даиит. Масог.) дЪлаешся изЪ 
сФраго свинцоваго пепла [нум. 1], которой 


в сильномЪ и посшоянномЪ : огн5 ивфтЬ. 


свой перембняешЪ и желшЪф сшановишся, | 
4) Сурихб ( Мишт) дЪлаешся изЪ жел- 
шаго сурика ‚ при чемЪ сперьва надлежишЬ 
‘<виненЬ призесшь вЪ сфрой порошокЪ Гвум, 
1], и когда онр пошбмЬ вЬ сильномЪ огнб 
пожелшфетЪ [ нум. 3], шо еще доле его 
вЬ пылкомЪ огнЪ держалть должно › ош че- 
го онр розовой , а наконенф алой ивфшф 
получит ‚, и шогда сурихо.мё называешся, 


Примфч, 1) Во время аБланйя сурику тяжесть 


онаго чувсшвишельно умножаешся ‚ смотря 
ле 


Пр: 


480) 667 (©. 
“по тому » сколько вБсомЪф свинцу  кЪ сему 
`дблу употребишся., шакф что. из. трши 
пудЬ”свинцу ‘12. пудЬ сурику › и часто изо 
тоо пудЪс‘свинцу 120 пудЬсурику выходи: 
Пришчина: сему. показана У рбаном?: Г1эрномЪ 
*Ь ХимическихЬ его опытахь. 
Примч, 2) Древше сурикомф ‘именовали ту 
краску“, которая нынБ киноварью называет- 
ся | 


5). Глетб ( Глфатвуги. ГИратвупит. ) есть 
не-со всфмЬ вр сшекло прешворившейся сви- 
неф ‚ которой при очисшкв и ошдлен1и 


серебр» от свинцу на шрейбЪгердЪ соби- 


рается. БызаешЪ чешуйчатр и при пюмЬ 
нфсколько вязокр сЪ желшыми блесшками. 
Ежели ‚онр пвБтомЪ бЪлЬ ‚ то серефляны. м8 
(Т.ирагоутиз агреры в] Албуг) › а желшой 
золотыгмб г.лето.м5. (Тлтвагругиз зи! чер СВгуй- 
115) называется, 


Примфч. 1) разность между 6БлымЪ и желтым 
глешомф не ош шого происходит, буд- 
то бы вЪ перьвом серебро ‚ а вЪ другомЪ: зо- 
лошо содержалось у какф нБкошорые по цв- 
шу и звавшю о шомЪ разсуждающЬ ; но 
оная сосшоишЪ единсшвенно вЪ шомф › ‘что 
5Ъ шемномЪ серебряном тлешЪ меньше мБди 
и прошчей нечистовы_, нежели вЬ другомЪ 
находишся ‚, а ошчасти и ошФ того ‚ чшо 
один соршЪ прошивЪ другато вФ огнБ боль- 
ше содержанф былЪ. 

ПримБч. 2) Ежели глешф . помошю мЬлкизЬ 
угольевЪ снова вЪ свинецЪ претворенЪ будеш э 
по рудокопы такой свинець ожиплениыьиб 


(5 


\ 
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(Иер) называюшЪ. Во время сплавки 
прибавляюшщЪ они вЪ свинецЪ обыкновенно иЪ- 
сколько кусковЪ. желБза или‘ желЪзную изга- 
рину ‚, и‘симЪ способомЪ свинецЪ от анши- 
мон!и'и прошчей нечистоты очищаюшЪ, 


6) Бълилы (Сеща). есть ‘бБлая шя=. 


желая свиниовая ржавчина, которая. похо- 
дишЪф на мБлЬ ‚ шолько онаго шяжелЪ и 
рухляе, и руки ошЪ ней мараюнся. “Такя 
б5лилы ‘разнымЬ образомЪ ‘дЪлать. можно › 


а именно накладываюшщЪ ‘на: удобной кр’ се=' 


му дБлу сосуд , кр6пкимф уксусомЪ вали- 


пой , шонкую свинцовую ‘досчечку ‚ кошо-› 
рой кр5ико закупоривЬ",. держать до.шЬхЬ. 
порЬ`, пока’ свинець растворится ‚на, при-. 
мфрЬ то дней. › ПослБ шого на днФ›сосуда. 


найдушся бБлилы ‚ которыя собиралотЪ и 


высушиваюшф. Н5кошорые в  кр5икой. 
уксусЬ кладушЪ свинцовыя опилки. , и до: 


тБхр порЬ ихЪ вр уксусБ держашЪ ‚ пока 


разЪФдены будутЪ. ‹ Иные: кладушЪ _свин-- 


повыя досчечки вЬ гелмЬ`; и переговяюшВ 
черезЪ нихЪ ‘уксусЪ ‚ конорой во время шой 
перегонки ихЪ. разЪ даешь. 


Примфч. 1) Случается ‚ чшо ‘у пфхЪ , ‘кото-, 


рые 6Злилами бБляшся ‚ вмфсто 6Ълато чер- 
ное и морщливое лицо’ чрезь нЬсколько вре- 
мени дБлаешся. 

Прим$ч. 2) ШифервейЪо ошф 6ФлилЪ разн- 
ствует шолько шмЪ , чшо он чище и 
слоистБе , и ‘по шому оной не что иное 
есть ‚ `каБЪ калцинированной свинцовой 

глешр э 


О 
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сеотлешЬ $ большими” и’ малыми вусками’ ^ра3> 
хкоманой. ’ О`аругомЪ шифервейсЬ ‘при ‘олово 
„,Упомянушо будет». мо (1 

-... 9) Жженных бфлилы,, (Затёх. ‚ СХ. ет 
Ише тира.) бывают ,краснато ивфша ‚ ко. 
порой ‚ото долговременнаго жженя. оныхЬ 
проивходишр , и ошр сурика не много раз- 
личны, ВпрошчемЬ мало ихф нынЪ упо- 
робхзиють: т) етот. 5 . 


ПримБч. 1) ИЗЪ свинца льют “дробь и пули » 
‘которые’ нашурою” своею СБ ’чистымЪ` свин- 
’’ цомь’‘ во ‘вЕФмЪ Скодны , а во время ‘литья 
` дроби ‘свйненЪ “65 ‘оперментомЪ `мВшаютЪ. 
Также упошребляюЪ”“ свинёнь |жЪ очисшкВ 
серезра на капеллБ кЪ механическимЪ 45- 
ламЪ › кЪ литью ‘ив аругихЬ подобных 
случаяхЪ. КФА ЧИН 
Примфч: 2) рБиное масло’ подЪ “деревянное или 
=” миндальное ‘поддВлываюшЪ помощю бсвинцу 
или‘ свинцоваго сахару и глеша ‚и прили- 
ваюшЪ для ‘духу Н5сколько капель настоя. 
`щато деревяннаго ‘или миндальнато масла. 
Носей` обман способом виннопробнато Лик- 
‚ вора’, изЪ негашеной извести и оперменша 
заФланнаго ‚ ошкрываешсяь 


9. 5. ч 
оловянныЯя: ‚ ПРЕПАРАТЫ *‹( Ргаераииа ВилЪЬ 
тегов Ваппса. “Ргаеракаа Тоша!а.`):‘дЪлаются — 2%, 

изЬ ‘олова’, и либо ‘металлической, либо 

иной какой нибудь видЬ имбющьЬ =: только 


посредствомЪ загарающейся машери Аки 
8 
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вЬ олово. приведены. бышь могушЪ. !ВЪ-чи- 
слБ оныхЬ сосшояшЬ слБауюния , а именно: 


т) „Мистопое олопо (Эаипит' уп! ит)); со- 
сшоипф изЬ шонкораскованныхЪ лисшовЪ , 
и не шолько’бфлое ‚ но ‘и красное’, жел- 
шое ‚ черное и других цвБшовр бываешь, 
и шогда уифтиымб  листопы.иб олопо.мб (Эт. 
яит рйаит с9бтаит’) назывлаешся. ' ыы» в, 

2) Олопянной лелелб ((Сттегез бани. СШХ 
Лант.) есшь вБ с<Фрой порошокЪ сожженное 
или. калцинированное. олово ; дЪлается ша- 
кимЬ же образомЬ ‚ какф и свинцовой пеё- 
пелЬ ‚, а именно во время расплавлен!я. до 
штфхЬ порЬ. олово, мшаютщф ‚ пока оно вЬ 
порошокЪ прешворится. о сажат 
Сей. пепелЪ. употребляется кЪ. полированю и 

шлифованю стекол и &Ь муравлению , фары 
фора... Привозимой. ‚изр „Англии: порошокр 
изЪ олова. со! свинцомЪ. смнаннаго ‚др 
лаешся.. Ежели сей. порошокр. сЬ;зулою 
и чистыми обмытыми . голышами смЬшанр 
будешЪ. ‚. шо выдешр финифть,, которую 
на фарфоровыхЪ (заводахЪ, › также, ювели- 
ры › золотари. и‘ прошче , употребляющЪ. 


3) Шиферпейеё ( Афит Нурапсит. Афит 
Ап сапит Васса Ахапйтта.) состоишф изЪ 
калцинированнато или уксусомЬ вЪ опепелЪ 
разЪ$деннаго *олова ‚ ‘и шакимЬ же °спого- 
бомЬ дБлаешся ‚ какр ‹бБлилы, изь свинцу 
(6. 4. нум. 6]. | | ; Нони 
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4) Жиполисное серебро („Атеннии тириит 
состоишЪ изЪ самаго хорошаго олова и ви- 
смуша ‚ равною пропоршею см5фшанныхь , 
а именно какЬ шого такр и другаго кла- 
дешся по 1: золошника ‚ которое суфшене 
вмфсшБ растопишь., и пошбмЪ  двБ части 
ошуши примБшашь должно. Мо просшуже- 
ни надлежитр оное растерешь на камнЪ сР 
яичнымЬ бЪлкомЪ. ВпрошчемЬ живописное 
серебро и другими способами дфлать можно. 

5) Жиполисное золото („Аигит. тиршит ) 
есть желтое золошоивфшное смБшене , ко- 
шорое дЪлаешся изЪ олова, со ‘ртутью 
смЪшаннато ‚, слБдующимЬ образомЬ: над- 
лежишр, взять онаго см5шентя шесть ча> 
стей, шри часши нашатырю и столько 
же сЪры ‚, а пошбмЪ все оное смфшавЬ вмБ- 


` ст вЪ узкогорломЪ горшкБ или вЬ колбБ 


сублимировать › и шакимЪ образом живо- 
писное золошо на днб колбы осшанешся. 


ПримБч.. 1) Хотя: живописное золото. и серебро 
по прямому суть металлическая смфшения , 
но по колику овыя отшмфннымЪ  образомЪ 
ош прошчихЪ  крБпкихЪ металлическихЬ 
составовЪ ‘употребляюшщся ‚ пю пристойнфе 
разсудилось обЪ оныхЬ здБсь при оловБ упо- 
млнуть ‚, по тому что они по большой ча- 
сши ошЪ олова, зависяшф. Смошри вЬ Кун- 
келевомЪ прибавлен!и во 2 часши о стеколь- 
ном искусств на, 426 и 427 страницахь $. 
шакже и у Пошта © висмуш6 на 151 стра- 
ницб. 
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Примфч. > ХимичеёсктЯ ^; `ШольКо’ ^ н& > весьма 
‘употребительный” препарат ›, суть влФлу2 
юшия ‚ а имеяйо: Потерего лБкарство про- 
ти8Ъ чахотнки ( АяНфесвкит  РоеггГ) ‘у’ состо- 
ящее больше изЬ антимони”, нежели ‘из 
олова’; олойлиные ‘цеъты (Е1отез [ое у 
‘которые СЪ’ нашатыремЪ сублимирфютея ли 
осаженной олойянной лорошохё ( Маденит 
Гоше. ни 

примБч. 3) Олово <Ъ великою пользою упот= 
ребляешся на дВло и луженте сосу довР 3 
также и кЪ лишвю. > 

АННУ в, 6. | о 

СЕРЕбОЯНЫЯ ПРЕПАРАТЫ ( Риаерайия 
тей ‘абейтеа. ^ "Ргаврагане ГРипана.`) состоять 
йзЬ серёбра ’ находящагося вЪ странном 
какомЬ нибудь смфиен!и и видб ‚ или из 
серебра здВланныхЬ разныхр” препаратахЪь 


которые паки’ вЪ серебро препворены 'бынть’ 
могут. “Таковы суть’ слБдуюция ; & 


именно: 
ту Серефлной ролитеин8 ( Кесгетена ;‘те- 

ге? @хенет ‘тастану пашта. Гар сотитах а!- 
делн.) также‘, какЬ и мБдной ,; ош недо- 
вольчато обжигав1я рудЪ при сплавкЪ оных 
происходит. СостоишЪ изЪ крфикаго ‘сереб- 
рисптаго смФиентя , которое при сплавк$ и 
при спуск® серебряныхЪ руд} по верьхЪ свинца 
находится. Изр вего по довольномЪ обжи- 
ганй!и разное количество серебра выплавли- 
Баешся ‚ смотоя по содлержавтю рошитпей на» 
| 2) Блих8- Зильбр8 или‘ черйое" серебр 
( Атетит Пирига) остается.по очисткЪ” на 
ттрейбгердЬ серебрисшаго свиниа ‚ на ко“ 
шоромВ 
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торомЪ при ‘застыван!и являются разные 
ивфшы ‚о копорые по Н$мецки блихенб , & 
самое серебро слих8-зильероме (ЗИ: 
называется, °СодержитЬ ьЪ себЪ отчасти 
и друме металлы ; наипаче свинец Ири 
сопершенной: очисшкф онахго серебра ‘боле 
шесши золошниковЬ ‘у фунта не убы- 
ваешь , ‘и по шому оное бываешЪ  девяно-= 
етой, пробы. 

3) Очищейное” середро (Атетит ринйвая 
шт) есть самое чистое ‚ кошорое вногь бу=я 
дучи на гнБздахЬ переплавлено выходишЬ 
и СЪ’ рудныхЬ заводовЪ получается: 

4) Сусальное серебро’ ( Атенит рат) 
дБлаешся изЬ чисшаго серебра; кошоров 
раскавывающтЪ промежЬ кишечныхЪ перепо- 
нокр вр самые шонк1е лисшы ‚, каюе обык= 
новенно 85 книжкахЬ продающшся. 

5) Рахопинное серебро (-Атретит 1 ‘сопёЁ 
дВлаешся изЪф обрфсковЪ помянушьыхЪ сереб- 
ряныхЬ листовЬ Гнум. 4] у которые весьма 
мЬлко сЪ медомЬ на камнЪ растираютЪ , и 
йотомЬ вБ раковины Накладываюш.. 

6) Серебряная известь ( Сёх атреии ) дБ 
лаешся пятью разными способлми , а имен- 
но г) осадкою серебра“ изЪ раствору’ крфп- 
кой водки’, что разными способами произ“ 
водится у’ 2)’ обжигашемЪр серебра сЪ сЪроюу 
3) прешворенемЪ вЪ порошокЪ поибнию заз 
жигательнаго зеркала ; 4) смБбшенемЬ се- 
ребра со ртутью $ и накоиенЪ 5) обжита= 
тем сЬ сулемою. |. 

7) ТакЬ называемой ‘алехой ‘или луз 
ей серебряной ка.тень (Тлрё пуетнай Гипае) 

2-я есть 
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еспть ‘сБровашое ‚ хрупкое и шемное смё- 
знен1е ‚ которое вЪ апшекахЬ продолгова- 


тыми Цилиндрами вр стекляномЬ сосу-. 


дДЪ содержашЪ. ДЪлаешся изЬ ‘распушен- 
наго вр крБикой водкЪф серебра. (Сей ра- 
сшворЬ ставятвЪр сперьва на легкой ‚, а по- 
тбмр на сильной огонь, которой по исхож- 


денйи паровЪ на подобе масла сгушаешся 


и шакр оной пбслф сильнаго огня засшы- 
ваешф и швердЪ сшановишся. ВпрошчемЪ 
весьма ФдокЪ ‚ шакр чшо ежели его кЪ смо- 
ченному шФлу привяжешь , шо Ъ шомЬ 
мЪфсн!Б кожу профдаешЪ. (Сей камень мож- 
но дБлашь и изЬ серебряныхЬ. хрусша- 
лей ‚ кошорыя нарочно для шого в огнЪ 
сплавливаюшр ‚ и пошбмр вЪ формы вы- 
ливаютЬЪ, 


ПримБч. 1) Ежели адской камень снаружи зе- 
леновашЬ ‚ пою он здБланр изЪ нечисшато 
<Ъ мБдью смЬшаннаго серебра, и не столь- 
ко ФдокЪ. 

ПримЪч. 2) СимЪ камнемЪ можно изобразить и 
навесшь на мраморБ разныя фигуры. 


. 8) Исхуестно.м® дфланное рогопое се- 
рефо (Шина согпиа ) состоишЪ из полупро- 
зрачнаго шяжелаго см5шеня, почши на ар- 
сеникь или на сшекло похожаго ‚,‚ и д$5- 
ляешся из серебра ‚ кошорое по растворе- 
ви вр крБпкой водкБ солью или наша- 
шыремЬ осажено. Оное смфшеве весьма 
вязко и нБсколько гибко ‚, а внушри мочко- 


- зашо почшы шакЬ ‚ какЪ рохЪ. Ослженное 
серебро 
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серебро надлежишф распустишь вЪ сшекля- 
ном сосудЪ ‚ и пошбмЬ на гладкой мра- 
морЬ вылить. 


ПримБч. 1) Ежели серебряные опилки <Ь суле- 
мою перегнаны ‚ и пошомЬ осташки  сплав- 
лены будутЪ ‚ шо выдешЬ чистое стекло 
янтарнаго циБша › которое кЪ ковкЬ и кЬ 
тиснен!ю способно. МожешЪ быть ‚ что 
о самое стекло › кошорое древнйе ковать 
могли... ИзЬ роговаго серебра ‚ которое на 
арсеникЪ походить , по сублимированми та” 
ке же хрусшали произойти могут ‚ каке 
изЬ арсеника выходяшрР. 

Нримрч. 2) ИЗЪ серебра по большой части. дБ-. 
лаюшся домашн!е уборы > монешы и галан- 
шерейныя вещи , напримЬрь позуменшы , 
кружива и бахрамы › © чемЪ безЪ описания 
изврешно $ а производяшся оныя канитель“ 
ными и серебряныхЪ дЪлЪ масшерами. 


| 
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золотыя ПрРЕПАОАТЫ (Риберага’а те- ВидЪ 
гИса аигеа. Ргаерагйа 5йапа.) бываюшЬ либо 30. 
подЪ закрышымЪ видом ‚ либо сосшоятшЪ 
изЪ шакихЪ вешей ‚ которыя изЬ золоша 
здЪланы ‚ и кошорыя по цвБшу и по шя- 
госши удобно узнавать можно ‚ а именно: 

:) Сусальное золото (Аитит рйит. Аи- 
хит ине.) адЪлаешся изр червоннаго или и 
посредсшвеннаго золота , шакимр же спо-. 
собомЪ , какЪ и сусальное серебро [6. 6, нум. 


4]. а именно нромежЪ перепонокЪ раскавы- 
832 влешся 


ть 


кг трее: 


а ыы 
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вается большими и малыми лисшами , ко- 
торые вЪ книжкахр прокладываюшр ‚ по 
чему и книжнымЪ золотом называешся, 
БываешЬ разной чистошы ‚ а обыкновенно 
раздЪляешся на четыре сорта ‚ а именно 
т) хлинхоное золото, которое употребляет- 
ся кь булашнымр шпажнымЬ клинкамьЬ ; 
2) листолетное ‚ которое упошребляешся кЪ 
позолош$ пистолешовр и ружья ; 3) хниж- 
ное ‚ кошорымЪ переплешчики золошят: по 
обрБзу книги ; 4) алтехарсхое ‚ каково ЕБ 
апшекахЪ употребляешся. 

2) Рахопинное золото (.Аигит Чт сон 5) 
дЪфлаешся из обрфсковЪ лисшоваго золоша › 
которые‘ на ‘мраморной плишБ сЪ медомЬ 
растирают ‚ и ‘пошбмЬ вЪ раковины на- 
кладывающЪ. 

3) Золотая изпеств (Сах ашт) есть 
осаженное в золотой кр$фпкой водкВ › или 
обжиганемЬ вр огнф вЬ порошок претво- 
рннное золото ‚ кошорое на темную шя- 
желую землю ‚ или на шемной порошок 
походишр. „30.лотою же изпестью и шо на- 
зываешся ‚ чшо по смБшен!и золоша со 
ртупью и по ошдФлении овой осшаешся. 
Ежели оное по отшлдФлени ршути’ оставшееея: 

золошо ВЪ вольномЪ отнф исподоволь пожи- 
гатть станешь, шо наконёнЪ з-Флаешся кра- 
сной порошок , которой зомотымб зиафра- 
ном (Стосиз аи! че] 505) называется. 


4.) Громопое золото или трескучей зо.ло= 
той лорошохб’( Аигит УШттаиу) бываешЪ жел- 
шой 
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шой вЪ н5кошоромр градусЪ шеплоты СЪ ве- 
ликимф шрескомЪ разлетающейся порошок , 
которой дЪлаешся слБдующимЬ образомЬ : 
НадлежишЬ золото ‘распустишь вЪ.золотой 
кр5пкой водкБ ‚ и пошбомЪ помоцию водя- 
нистаго спирша нашашырной соли (5рипиз аз 
аттотас!` ади из) или летучей ‚ или посто- 
янноЙй алкали оное осадишь ‚ шакЪ. чшобЬ 
оно помянушымр спиршомр или солью. не 
излишно ‚ но весьма пропоршонально: напа- 
ялось. ПослЪ чего сей растворр водою раз- 
весшь ‚, а осаженное золошо чисшою водою 
хорошенько сполоскашь ‚ и весьма бережно 
высушишь должно. 


ПримБч. 1) По осадкБ раствореннаго золоша то- 
раздо больше вБсу в немЪ прибывает? , 
нежели сколько оно при расшворени шяже- 
сти имБлб. Ежели золотая’ кррикая водка 
СЪ нашашыремф ‘настоена › о порошокЪ 
сильняе гремфть будешЪ. То же бываещЪ › 
когда онр‘ошЪ лешучей алкали осаженр , а 
ошф помянушой алкали осаженной шакой сит 
лы не имрешр. Когда. сей. порошокЪ по 
осадкЪ весьма чисшо смоешся ‚ шо онЬ гро- 
мовую свою силу пошеряетЪ. 

ПримЪч, 2) Золошо употребляется вЪ общемЪ 
жипии 1) на дфло монешь, 2) разныхЪ со- 
судов › 3) сусальнато золота › 4) каниз 
шели, и 5) недБланное бываешЪ. 


Ззз ГЛАВА 


родь 
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ГЛАВА ОСЬМА Я. 
О МЕТАЛЛИЧЕСКИХЬ СМЬШЕНГЯХЪ. 


$. 1. О шакихЪ смфшенуяхр вообще, 
2. О арсеникальномЪ бБломЪ ‘мешаллБ, 
О тутанетВ, 
О зеленой мБди шрехЪ соршовЪ, 
О колокольной мБди, 
О принцЪ- мешаллБ. 
О пиншбек$. 
О шомбакф. 
. О мешаллБ сшальнато цврша. 
10. ОбЪ оловБ , со свинцомЪ см5шанномЪ. 
$1. О смБшанномЪ серебрь.. 
12. © смЬшанномЪ золошф.. 
5: № 
МЕТАЛ ЛИЧЕСК1Я СМЪШЕНТЯ ( Мьмигае 
тегаШсае ) состтавляюшся из разных мешал- 
лов, кошорые не одинакую крфпосшь имф-= 
юшЬ, и кЬ разнымр вещам употшреблязюшся. 
ГлавнфИния и обыкновеннЬйиия смЬшеня 
сушь слБдуюция : 
<. > 
бЪлОЙй — АРСЕНИКАЛЬНОЙ —МЕТАЛЛЬ 
(Ммита теааШка аа у акДетсо её аеге соприа. Мея 
}аЙит афит аретсве.) ^ есть бЪлой и по боль- 
шой часши хрупкой мешаллЬ , кошорой со- 
ставляешся из? мфди и’арсеника. разными 
способами. По Шшалеву мн$фню ‚ тошЪ 
сосшавЬ лучше всфхЬ протчихр удаешся , 
которой состоишЪ изр равныхЪ частей мф- 


ди и арсеника ‚ напримБрЬ ежели каждаго 
| но 


> -. =. 
«« пы м ое: 
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ло полуфуншу см5шано будешЪ. КЪ тому 
надлежишр прибавишь 3 золошника сереб- 
ра › и все оное вЬ закрышомЪ горшк$ вм Б- 
сшЪ сплавишь. Или противЪ одной части 
мБди надлежишФ взяшь осьмую долю арсе- 
ника сЪ селишрою обожженаго (А)? Дхай 
сит пито) ‚› и напередЪ арсеникр. сЪ глиною 
или извесшью смЬшашь ‚ а пошбмЬ соеди- 
нивЬ с мЬлдью ядрышками скашашь, и ша- 
кимЪ образомЪ вмфсшБ сплавишь, прибавив 
кЬ шому шрешь серебра ‚ изЬ чего выдетЬ 
бЪлой мешаллЬ, кошорой почти ковашь м0- 
жно › и не скоро чернфешь. 


т. 
% 
} 
Й 
| 
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Прошч!е способы ‚ коими бФлой арсеникальной 
металл дЪлаешся , описаны ШведенбергомЪ 
8Ъ шракшашб о мБди на сшраницб 385. 


г: 

ТУТАНЕГО ИЛИ с8 0-4010.46 и пис.муто-иб ВидЪ 
е.ифлианной %лой «металле (Миа тааШеа 32. 
фа ‚ Лаипо её х]ти о сотропа. Меайнт афит 
Лапиецт.) есть бБлой хрупкой мешаллЬ , ко- 
пгорой. составляешся изЬ двухЬ часшей оло- 
ва и одной висмута, вмбсшБ сплавленнымЬ, 


Ежели равныя часши олова ‚, зисмуша и анши- 
мошальнаго королька › или другою прои3= 
вольною  пропоршею. ‚ смотря по шюму э 
крЬлче ли или мягче мешаллЬ зАБлашь дол= 
жно ‚ вмфсшЪ сплавяшся , шо выдешЪ весь 
ма изрядное металлическое смЬшене , ко- 
шорымЪ. ср разныхЬ ‘монешф формы опте- 
чашывашь и нашискивашь можно. ИЗЬ оло- 

834 :& в® 
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ва и шимутра  дБлаешся шакже‹ хорошее у 
КЪ скопировамю монет и паянНо годное 
смфшене. ‘ИзЪ равныхЪ частей олова ‚ свин- 
ца и висмута составляется такой зЪ отн 
‘пловучей ‘металлЪ , которой кЪ анашоми- 
ческимЪ ' наливашемЪ жилЬ вмфсшо воску 
‘служить’ может, и меньше огня кЪ распу- 
щению’ шребуешф, ‘нежели вода кЪ вскипБн!ю. 
924. 

ЗЕЛЕНАЯ МБлЬ (Мга теаШсв Паиа у 
сирто ег теаШса рае Цар сшаттагв ‘сопрага. 
„Аптефасит.) ‘есть желшой мягкой металаЪ у 
которой над большихЪ зелено мфдныхЪ фаб- 
рикахЬ изр красной мБди ‚, сЪ обожженою 
шитаутровою рудою ‚, или СЪ галмейною 
землею или блендою и толчеными угольями 
смЬшанной дЪлаешся ; пбслЪ чего расплав- 
ленная и надлежащей, цв5ш получившая 
м5лдь выливаешся досками между нарочно 


'’яля ошливангя изготовленными каменьями. 


БываешЪ трехЬ сортов › а именно : 
о 71) НМечцистая зеленая м%ждь ( Аитефасит 
ипригит)) есть’ такая, которая при перьвомЪ 
цементовани и расшоплени из красной 
мфди выходит ‚ и для хрупкосши еще ни 
вЬ какое дБло упоптребляшь оной не можно. 
: 2) Чистая зеленая ‘мъдь ( Аштфисит 
ригит) происходит ошф шогс, ежели помя- 
нутая нечисшая зеленая медь сЬ равною ча- 
сттю’ красной мЬди , СЪ галмеемЪ и шолче- 
ными угольями спущенной ‚ вмбешб сплав- 
лена будешь. 
Доски изЪ зеленой мБди шакф толсты мфжду 
каменьями выливаюшся , какЬ кому надоб= 
НО 9 


5 Амос 


мчмныны се 


яя 


оюЕЯЧНЬЗС 


РУ —— ще леар РА ААА аа мб оли ЛА пвьд ыы: щ инь 
в =——— —--—.-— [= —=—=—=—шШ— ===... 


9бо ) б31 ( о5 
но › смотря по шому ‚ кЪ какой работ 
они пошребны › напримЪрЬ на аБло кошловЬ , 
лашуни и проволоки. 


3) Поталь `( Антефаситойанит) дЪлаеш- 
ся изЪ зеленой мБди шакимр же образомЪ , 
какр и сусальное ‘золото ‚ только она го- 
раздо блБдняе‘и крБпче ‚ нежели сусальное 
золото ‚ а употребляешся кр накрыван1ю 
рамЬ и кЬ фальшивым галунамЪ. 

, 5. 

КОЛлОКОЛЬНАЯ МЪДЬ ; бл$дной желтой 
‚металя8 (М митастеи Иса“, раЙШеПана , сирто 5 ВидЪ 
Лапид ЕЁ рштво’ сопПаваг Аез саЧатщт.) есть весь- — 34 
ма хрупкой, и при шомЪ звонкой”, блВд- 
ножелштой , а иногда бЪловашой металлЪ , 
которой изЪ олова ‚свинца › красной и зе- 
леной м5ди дВлаешся. ИзЪЬ“онаго льюшЪ 
пушки ‚ колокола и другтя вещи ; а звонЪ 
различенЪ бываешЪ ‘по разной‘ пропорши , 
кр смёшен!ю употребляемой. ИзЪЬ десяти 
часшей красной мЪди ‚ одной частпи олова и 
не большаго количества зеленой м5фди выхо- 
ры прияшной звон имфющей метшаллЬ. 

9, б. 
ГажЪ называемой робЕРТОРВЪили лрин1иё ВилдЬ 
шеталяб (ПИига те Шса Ваша , сирто “ей х1тсо сот- 35. 
рома _,; поп таЦеа ИВ. МеаИит` Кобстнаяит.) есть 
весьма желшое мешаллическое смБшенйе , ко- 
торое хрупчае зеленой мфди , `а сосшавля- 
жтф оное примфшивая кЪ чешыремЪ или кЪ 
шесши часшямЪ мФди одну часшь зшп!ауте- 
ра; нфкоторые сверьхЪ шого н5фсколько 
олова прибдвляютЪ. 
ЭЗз3 ЧФымЪ 
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УБмЪ шиаушерЪ чище, и +БмЬ больше онаго 
кЬ мБди прибавится ‚ шФмЬ способнБе его 
ковать можно. Помянушой робертовЬ  ме- 
зпалль ош зеленой мБди отличается по 
слБдующимЪ двумЪ. признакамЪ , а именно: 
г) по желтому цёБту ‚ которой ярчае › 
нежели цв’ зеленой мЪди ; 2) по тому» 
что зеленая мБдь всегда мягче ‚ а сей ме- 
таллЬ-хрупчае бывает. 

чит. 

ПИНШОЕКЪ (Мга тем Шса , аигео-Йаиа , 
сирго  тедисто её хитсо ргаератия , таЦеаФИв. Ме 
шт аигеит Боры]исит.) есть золошонвЬтной 
мешаллЬ ‚ кошорой ивфшЬ свой не шакЬ 
скоро, какр прошче металлы перемБняешЪ. 
Для незнающихЪ ‚ какимЬ образомЪЬ сей ме> 
шаллЬ дБлаешся, опишу я здЪсь простран- 
нБе оный способЪ ‚ какЬ его дБлать дол- 
жно, а именно :  сперьва надлежишЪ здФ- 
лашь мБЬдную окалину ‚ для которой ра-= 
скаленую мБдную досчечку обмакиваютВ 
в> жидкой сосшавЬ ‚ состоящей изЪь одной 
канны урины ‚, полуканны ренсковаго уксу- 
са и полуканныжЬ чистой воды , вЬ кошо-= 
ромЪ расшворишть должно слЬдуюцйя вещи у 
а именно 24. золошника селишры ‚21 зол. 
нашаАшырю., 18 зол. мЬдной яри , 24 зол» 
квасиовЬ , и сшолько же поваренной соли» 
кошорыя вещи весьма мБлко исшолочь над- 
лежишЬ. Оное обмакиваве и раскален!е 
мфди продолжается до шФхЬ порЬ , пока 
столько. окалины соберется, сколько кому 
надобно $ пбслБ чего оную окалину смЪ- 


шавЬ в шрое ср селишрою ‚ и прибавив 
про- 


> 


ы м и 
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прошивр тягосши окалины столько же вВ= 
сомЪ виннаго камня ‚ надлежишЪ оное вм$- 
сшЪ сплавишь ‘ТакимЬ образом выдетшЪ 
паки мЬдь, которую вЬ горшкЪ особливо 
сплавишь, и. по распущени кЪ 48 золош- 
пикамь оной м5ди 3 золош : шштаушра 
прибавить и перемфшашь ‚ а пошомЬ нБ- 
сколько времени вр умБренномЬ жару оное 
содержашь ‚ пока ши!аушерЬ загоришся ‚ и 
птогда сей металль вЪ вымазанную саломЬ 
форму вылишь должно. ИзЪ онаго металла 
дБлаюшся разныя вещи ‚, кошорыя для по- 
вышен!я цзБша слфдующимЬ порошкомЪ 
полировать должно , а именно : взять на 
примфрЬ 24 золоп: антимонм › 15 золоп: 
итрепелу ‚› 1 золош: сФры ‚› и 2 золош: жже- 
наго оленьяго рога › и пошбмЪ все оное вь 
самую мЬлкую_пыль расшереть надлежит. 


ПиншбекЪ шакже дБлаешся изф 127 золош: кра- 
сной и 4хЪ зеленой мБли ‚ вмфсшЪ сплав- 
ленных ‚ шолько сей металл ржавБетъ , 
чему вышеписанной не подверженЪ. 


$5. 

ТОМбАКЪ (Миа теаШсв тито раиа , 
вирто ‘оеиПо её хаисо сотрша › таЦеа И. Мет 
Тотрастит.`) есшь почши красножелшой и кЪ 
ковкБ годной металлЪ ‚ кошоройм соснгав- 
ляешся изЪ 21 золошника сшарой ,› или луч- 
зне шакой мЬди., кошорая долго на кровлБ 
лежала и отЪ солнечнаго зною прожжена , 
и 15 ши золошниковЬ зеленой мЬди, и какЪ 
ту шакЪ и другую вмБсшБ сплавивЬ при- 
бавляюшр самаго чисшаго олова г золош- 


$ 
ника. Ежели 


РИД 
37, 


ВидЬ 
35. 
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Ежели то золош: Аглинскато олова и 1х; золоте: 
птутанега вмБстБ сплавяшся ‚ шо выдешь 
изрядной 6Ълой мешаллЪ. Описанныя мною 
_заАЪсь составлен!я птушанега ,› пиншбека и 
томбака получилЪ ‚я ош господина СвенЪ 
Ринмана › которой ихЪ дБлалЪ и призналЪ 
оныя за дБисшвишельныя. 


$. 9. 


СТАЛЬНАГО ЦВБТА. МЕТАЛЛЪ ( М2х/игв 
тогаса у сооге сбаео , Патио ео сирго сотроййа- 
Маашт съёуфсит.`) бываетЪ` плошной:, швер- 
дой и чисшой ; а дВлаешся изЬ шрехЪ фун- 
товр олова ‚ одного фунша м5ди ‚ збщи 
золошниковЬ. виннаго камня, оши золошн : 
селитры ‚ зхЪ золотпн : кваАсповЬ и 12ши 
золошн : арсеника. Сей мешахллр употреб- 
ляешся на дБло зажигательныхЬ зеркалЪ и 
прошчихЪ вешей , и почши прошивр сшек- 
ла выполированф бышь можешЪ ; онЬ же и 
другими способами дЪлаешся. 

9. то. 

СМЬШАННОЕ ОЛОВО СО СВИНЦОМЪ $ 
фунтопое олопо ‚ клей.меное олопо ( Мжита те- 
са, Вапно сё фито’ тхну, сотроша.  Маппит 
тит.) состоитЪо изЪ свинца и олова ‚ И 
либо свЪшлой, либо темной ивфшФ имфетЪ» 
смотря по смБменю ‚ кошорое различно 
бываетр`, напримЪрьЬ: 

1) 47х25 фунтотое олопо ( 5аипит тх- 
Фит Папп её ритй рат из аедиа иг) есть’самое 
худое ‘олово ‚ и состоишЪ изЪ раввыхЬ ча- 
сшей свинца и олова. 


2) 


й 
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2) Трехё фунтопое ‘олопо’ (Эаинит их, 
што риты рае опа её‘ Папт рати; ытб) сосшо- 
ишЬ изЪ двухЬ часшей олова и одной свинца. 

3) Четырежб ‘фунтопое ‘олопо‘ ( Эфапнит 
ихит рити раме’ опа, Папт ранйиу тии) со- 
стоить изЪ шрехЪ часшей олова ‘и одной 
евинца: 


Примбч, 1) Пятифунтовое состоишЪ изЪ 4хЪ 
олова и одного фунша, свинца, и шакр. 
далБе до 1оши фуншоваго › а которое оло- 
во оную пропоршю превосходит ‚ назы» 
ваешся Аглинскимр или ЛейпцигскимЪ. 

ПримБч. 2) Всяксе олово БЪ аБлЬ двумя ‚ шре- 
мя или четырьмя клеймами для знан!я шор- 
гующихЬ зэклеймено быть должно ‚ И @же- 
ли на оловБ два клейма положено ‚ шо &@е 
значишр ‚, что оно прехЬ фуншовое › со- 
стоящее изЪ двухЬ часшей олова и ойной 
части свинца, исей самой послЪдней соршЪ, 
которой оловянишники вр дБло употшребля- 
юшр. Тремя клеймами заклейменое олово 
состоишЪ изЪ 84.хр часшей олоза и 17 ши 
свинца › Каково почши шести фуншовое 
бываешЪф. Чешыре клейма значашЪ ‚ что 
олово сосшоишр изЬ 97ми часшей олова и 
шрехЪ свинца, и обыкновенно такое Аглии- 
скимр оловомр называется ‚ хотя бы оно 
изЪь НЬмецкой землй вывозимо было. 


ф, чт. 

СЪ МБДЬЮ СМЪШАННОЕ СЕРЕбро ( МА- 
мита теаШеа , акето © сирто т › ргаефрагаа. Аг- 
зетит шиит.) содержишЪ вЪ себЪ разное ко- 
личество мфди ‚ какЬ напримЪрь: ) 

1 


РидЬ 
40. 
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1) .Хотопое серефро ( Атрентит Шкаит , ат 
хенн фторогние таюте) не много м6ди вЬ себБ 
содержишЪ ; а вЬ обыкновенномЬ вЪфеБ се- 
ребра маркЪ на 16 лошовЬ раздфляешся ‚ и 
по шому серебро признаваешся за чистое , 
хошя бы в нем еще малая часть м5ди 
содержалась. тбши лошовое ‚ которое по 
Россййскому исчисленю 906 той пробы по’ 
чишаешся › и сосшоитЪ из туши лоптовЬ 
серебр» и одного лоша мБди, пяшнашиати 
лошовымЪ называется [00 пробы] ; :4ти 
лошовое серебро содержитшр 14 лошовЪ се- 
ребра и 2 лота мФди [84 пробы]; туши 
лотовое содержишф 13 лотовЪ серебра из 
лота мБди [78 пробы]. ’Такой пробы шому 
серебру быть должно ‚ которое серебрени- 
ками вр посуду передБлывается. 12ти ло- 
птовое серебро содержишЪ т? лошовф серебра 
и 4 лоша м5ди [72 пробы ]. 

3) Пай или лагаментв („итретит Ира- 
гит сир рторогионе таоге) есшь бти лотовое 
[36 пробы] или ниже шой пробы серебро , 
а по справедливости всякое серебро ‚ кошо- 
рое нйже осми лошовЬ [48 пробы] за пага- 
мени? почитать должно, по шому что вЬ 
немЪ больше мБди ‚, нежели серебра, содер- 
жишся , ошЪ чего оно со временемЪ ‚ когда 
нфсколько обдержишся ‚, покраснфетЪ , какЪ 
оное на ‘низкопробныхЬ монешахр усмо- 
трфть можно. 


Серебро по смфшен!и ‹Ъ мфдью становится блЪд- 
не , и чБыЪ больше мБди примБбшается < 
тфмЪ красножелшфе казашься будеш. Для 

узнаия 


| А 


зе 


а м 
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узнаня доброты серебра надлежишЪ имбщь 
оселку, на которой бы разныхЪр пробЪ серебро 
назначено было, по шому чшо естьли противЪ 
каждой изр шЬхЬ пробЪ  другимЪ серебромЪ 
потрешь ‚о то. сходсшво и разность’ одного 
оп > ‘другаго` виаБшь , и по шому о добро- 
т серебра ‘разсудить можешь Можно и 
безЪ оселки о доброшБ серебра извБаать  по- 
мощю чистой и полированной желФзной до- 
ски ‚ которую: раскаливЪ серебремЪ потереть 
должно › при чемЪ ежели серебро цвБиту сво- 
его‘не перемБнишЪ › шо оно чиспю , а ко- 
гда покраснфешЪ ‚ шо много мЬди в себЬ со- 
держитЪ ; ежелижЬ почернБешЪ, и шого хуже. 
9.8 

СЪ СЕрЕбРОМЪ или -м8.дью или сб 00%- 
ими пдругб сифшанное золото 3 каратопое 
золото ( Мхшта те Шса, авето 4 сирто, хе 
<лтоцие вит аито тк ‚ сотройа. Аитит сатайсит ). 
Ежели золошо чистое (2Аигит офтухит) , шо 
называешся оно 24хр карашовымЪ [06 про- 
бы], по шому что вЬ маркЪ 24 караша, 
обыкновенно счишаешся ; а ежели оно с‹Ъ 
мфдью или серебром сифшано, то по раз- 
ности смфшен1я и зван1е другое ему прили- 
чесшвуетЪ ‚ а именно: 

1) Дпатцати трехб харалтопое [ 92 про 
бы] золото (Аигит сагайсит та её опепанит) 
сосшоитЪ. изр 23 хЬ карашозр и нфсколькихЪ, 
на примбрЬ 4хЪЬ ›5ти или бши ‚, или ош 
7ми и до тгми грановЬ , а прошчее либо 
серебро либо мБдь. Такое золото называешт- 
ся Венгерскимр › ЧервоннымЪ ‚ [)озенобло- 


вымЬ или Португалезеровымь ‚ вЬ разсуж- 
дени 


ВидЬ 
4.1. 
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ден!и разнаго смфшевнуя ‚ а ваилучшимЪ, по“ 
слЪаней изЪ оныхЪ сорт почишаешся, 

2) Дпатиати‘ дпужб  каратопое. [88 
пробы ] золото („Аитит сатайсит Чио евро члсепай- 
ит) изЪ 22хр часшей золоша. и 2 хЬ частей 
мЪди или серебра ‚ или мБди ср серебромЪ. 
Н$Фкоторые с1е золото хроноль мб ( \ойетоо) 
называюш, 

3) Кронопое золото (Аитит сагансит 00 
её Чепапит. ^ Ееатит. „Аитит. сотопапит.) состо- 
ипф из :8 ши каратовЬ или двух тре“ 
шей золоша, и бти корашовЪ или тре- 


ши серебра, или м5ди. ср серебромЪ ^; - ко=. 


торое 72 пробы почитается , а называеш- 
ся оно. Реинскимб зблотоив (Зет) ©) 
или золотьцив гул лено.ив (5. бии) ‚ по 
тому что Реинская монеша также гулде- 
номЬ называется. 

4) ’Биллон8 или дпенатиати харатное 
[48 пробы золото “(.Аигит’ сатайсит 4ио ер аена- 
тит) состоит изр равныхр частей золота 
и серебра, ‘или мфди ; или мфди ©Ъ сереб- 
ромЪ. 

5) Рогопое золото (ЗАитит савайсит попа- 
ит сит тю. Аитит сотпеит.) есть самой ху> 
дой и послВдней сорт золота изЪ оныхЪ» 
которые `вЪ дФло употиребляюшся ‘или ВВ 
монету `передфлываютщся , и состоитВ 
токмо изЬ оти ст, или не болЪе какЬ 
изЬ 1оши каратовЬ золота ‚ то есть ош 
38 40 40 пробы бываешЪ ‚ а прошчее всё 
серебро или мфдь ‚ или мФдь сЬ серебромЪ. 

б)) Золотивтое серебро или иль ( Ацтит 
саайсит тута диатат рапет ‚ тез тит, Ага 
Дени 


опенеонечоненчря - а 
сы < —. ь *” а 1 = $х. 
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хепит 5] сифтит @игеит) есть такое смфше- 
1 не ‚, которое пробою так низко’, что вБ 

немЬ шолько чешвертая Часшь золота на- 

ходишся ‚ а’ пефшф онаго зависить ошЬ 

ббльшаго количества содержащихся вЪ немЬ 

металловЪ , и ежели оно бБло ‚, шо. больше. 
’ серебра ‚ а когда красно, больше мЬди ока- 
зываешся ; по чему вЪ перьвомЪ случаВ зо- 
лотистымЪ серебромф ‚, а вЪ другомЪ › 39- 
|  лошистою мФфдью ‚› шо есшь ужё не золо- 
том ‚ но по ивБшу своему серебромЬ или 
‚ |  мБлдью ‚ а для вмфшаннаго золота золоши^ 
‚ |  сшымЬ называешся. | 


Золото на оселкф шакимЪф же образомЪ › какЪ и 
серебро пробуешся ‚ кЪ чёму пробвыя иглы 
употребляются , кошорыя изЪ серебра и 39 
лота, или иЗЪ золоша и мФди хз мли изЬ 30- 
лоша, серебра и мБди здЪланы быть должны. 
Можно золошо пробовать и отнемЪ, вЬ кошо- 
ромЪ ежели оно почернфешф › шо значит , 
что оно не очень чисто. А ежели на 3зо- 
лото каплю крикой водки наканушь , и 
оно ош того почернфешЪ или пошускнетЪ , 
тпо золошо по тому не настоящее явится ; 
а когда оно пфша своего не перемБнишЪ , 
но еще желшфе здБллдешся ‚ шо значЧИшЬ , 
что оно чистое. 


тост Чтиво Муви рннночротуниоооот мвионанонучя, 


`Ии | я ТЛА- 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 
о МИНЕРАЛЬНЫХ Ъ ОСТАТКАХЪ, 


6. т. о шакихЪ осшатшкахЬ вообше, 
2. обЪ осташкахЬ › . послЪ перегонки случа- 
ющихся.. у | 
-3; О. апихной землЪ. 
-4. О6Ъ остатикахф послБ перегонки купороса, 
5.0 разныхЬ`колчаданныхЬ остатках. 
6. -ОбЪ) остаткахр. по сублимирован{и, 
5. О металлической сажБ. 
8. О тушБ и ея разаБлени, 
оО `ПЬнВ и ‘прлакахЪ. о 
10.-© стекляной тФнЪ. 
тг. О мешаллическомЪ шлак. 
12; ОбЪ окалинахЬ разныхЬ металловЪ., 


ОшаЗлен!1е вшорое. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСТАТКИ (ЛМиегаЙа Ег- 
Ис) суть шаюе ‚ которые остаюшся ‘пб- 
сл перегонокЪ ‚ сплавокЪ ‚ ковавя и дру- 
гихЬ дЬйсшвй, и по большой часши за не- 
годные почишаюшся и бросаюшся. 


Естьли бы всяке осташки ‚ нечистоты и 
шлаки › которые послЪ каждаго дфистийя 
по большой части осшаютися и’ сами’ собою 
ошдБляюшся ‚› Подробно описывать ; то бы 
множество оных здЬсь` показашь и исчи. 

слишь надлежало. Чего ради я описалхЬ 

. полько 


—,.-- 


оеаае еде ни зе 


только шБ , кошорые боле знакомишы. $ и. 
хошя осшашки, кф той работБ ‚› при кошо- 
рой они происходяшФ ‚ негодны , однако не 
льзя сказашь , чтобЪ они ни кр какой по- 
шребЪ. не нужны были. 


ря 


ОСТАТКИ ПОСЛЪ ПЕРЕГОНКИ (Ка 
р 4еЛШаноне;.) бываюшЪ землянисшаго сло- 
жешя , и осшаюшся послБ перегонки , а 
иногда и по выщолоченйи. 

‚ЭГ 

ЭЛЕМЕНТАОНАЯ или стихёная земля 
(Кейла рой деШанопех аиё ейхпиаНопех 1егтеа › аа, 
илрда. ‘Тета @етешать. Сари тотиит.) помо- 
нию перегонки и вышолоченя ошЪ всБхЬ 
солей и сфры очищена бываешЬ ‚ ивфтомЬ 
бБловаша , безЪ всякаго вкуса › ВЪ огнб по- 
сшоянна ‚, вр водЪ не расшворима и вЬ сло- 
жен!и своемЪ никакихЪЬ примБсовЬ не имфешЪ, 
КакЪ из расшущихЪ такр и изЬ живош- 
ныхЬ шварей одним способомр досшаешся ; & 
ош минеральнаго рода и принадлежащихЬ кЪ 
оному ш5лЬ для вмбшанныхЬ мещалловЬ и 
прошчихь посторонних машерй, не такЬ 
удобно ошдБлена бышь можеть. 


„% $. 74 — 

Купоросные остатки. (Ка ро 4е- 
ЛШайопе$ 4е хто „ тифга ‚ теаШса. Сосоврат. Са- 
ри топшит. опт). . Ни гоневемЬ , нижё 
иным какимЬ способомЬ всей кислости изЬ 
купороса истребить не можно ‚ шакЬ чшо 
и вЬ самомр сильномь огнб еше нБскольк® 


оной вЪ, нем осшается ‚и когда. ТА. ки- 
Ии2 ^^ лось 


ВидЬ 
4.3. 
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слосшъ еще не совершенно выговишся , то 
остатки , изЪ шемнокрасной земли состо- 
ящ!е ‚ называюшщея холхотаром® ( Сосотфат ) ; 
а ежели вся кислость изЪ сей земли вышо- 
лочишся ‚ и осшавшаяся земля ошЪ соли 
совершенно очисшишся ; пою называется она 
сладкою или пвицолоченною хулороснотю земи- 
мею (Тета хитрой 4щс5). ‘Такая земля же- 
^Фзисша , которая посредсшвомЪ загараю- 
Щейся машер1и паки вЪ желфзо претворена 
быть можеш ‚ а впрошчем такого же 
свойства , каковы осташки по выгнани 
изЬ колчадана сфры бывающЪ. 

$. 3. 

КОЛЧАДАННЫЕ ОСТАТКИ (Кеш рой 
де Шанопея ШфЬиту 4е ругИе ‚ тёта ®@ Паиа › те- 
ма. Кейча рутйисеа.) почти во всем <«Ъ 
купоросными` остатками схбодетвуюшЪ ‚ и 
малымЪ чмЪ ош нихЪ различны, а оста- 
ются по выгнав!и сфры из колчадана. 
РаздБляющся слБдующимЬ образом ‚, а 
именно: 

1) Негодные холчаланные остатхи ( Ёе- 
ста рутиасеа тиШа) бываютЪ зерноваты и 
шемнокраснаго ивфша › изЪ которыхЪ сФра 
такЬ выгор$ла , чшо они на дфло купороса 
и ко упошреблентю вр краски негодны ‚ и 
по шому ошЬ прочихЪ осташковЬ ошли- 
чаю ся. 

2) Жженой холчадан (КеЙйча фрутиасеа 
ина › ар еа`) бываешЪ крфпокЪ ‚ каменистЬ 
и темнокраснаго цвфта ; содержишЪ вр се- 
65 еще н$сколько сФры ‚ отЪ чего онЪ бу- 
дучи складень в кучи загараешся и вм Бет 

скилаеш- 
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скипаешея , а пошбмЪ купоросЪ изЪ негб 
выщолачиваешся. 

3) Черленк ( Кейса ругпасеа , Рифга у Тетгев, 
Огфга тшта Тавии. ) происходишЪ по вышоло- 
ченти купороса изЪ жженаго колчадана таз 
кимЪ образомЬ: осташки кладушЪ вЪ коры- 
по ‚ водою нанолненное ‚ и когда они раз 
спуетяшся ; и крупной песокЪ на дно оги- 
ляжешф ‚ пю мЪлкую землю сЪ водою сиЪ- 
живаюшр, и дают ей ошсшояшься ‚а на- 
конецЬ ту мБлкую землю в печахЪ жгут, 
отр чего она красной иьБтЪ получишЪ. 
ТакаяжЬ земля изЬь вышюолоченнаго и обож- 
женаго квасповато шифера достаешся. 

4) Желтая холчаланиая храска ; хо.л- 
летопая храсха (Кейча фу’иасва Пана „ Тертеа. 
Осьга шеа Лаита`) дЪлается шакже изЪ жже- 
наго колчадана [нум, 3], и шакимь же 
образомф , какЪ черлень , только СЪ шою 
отмфною ; что я земля чище черлени ,, 
и по смызвкЪ оную не обжигающь ‚ но нА 
солнц высушивающь. 

6. б. 

ОСТАТКИ ПО Сублимлцти (Вейса И; 
та!а) суть таке, которые при разных 
составленяхЪ ошф шфхЪ матераловЪ ‚› кои 
чрезь огонь пртуготовляютися ‚› подымаюне- 
ся на подоме дыма, и находяшся всегда 
вЬ верьху печей или вЬ птрубахЪ. Впрош- 
чемр бывающЪ землянисшы › или вмфешб 
скипфвииеся. 

$. чт. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ САЖА $ лечные пЫ- 

ломки (Кейта иИгтаа-, ти тега. ‘вбидтй- 
Ии у ти, 
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в, _ Ешпи; тенИИсиз сопден[низ.) естиъ легкая 
маптертя разной натуры и изфша, которая 
изЬ самыхр. руд6 или из металловЬ вБ 
сильном огнЪ дымом выходишЬ и субли- 
мируешся: впрошчемЪ не очень метшаллова- 
ша, и находится ЕР печныхЬ устьяхЪЬ 
или шрубахЪ. ВЪ числБ. оной почишак шся 
т) Кулороснаж ‹сажа (Ештиз  тенИсия 
гопеп/айиз › ттегае сир Паиае хе] сила) садится 
около сшфнр вБ печахр ‚, для варенёя по- 
строенныхЪ ; бываешЬр крфпика ‚ каменисша 
и сшруевата , и походишЪ на антимов!ю, 
2) Сажа при серефячь тб. и спинцопыхб 
сллапкахб нагаразющая (Кити; тёаШсиз соп4ен- 
Чан, ттегае атвейт о рит Г’) бываешЪ рухло- 
вата ,‚ сБра, и отчасши арсеникальна. 
Садишся в трубахЬ, также пристаешь и 
кр сводамр плавильныхЬ печей во время 
сплавокЪ рудЬ, и содержишЪф вЪ себЪ н$- 


‘сколько металла, и дая шого оную снова 
‚переплавливаютЬЪ: 


3) Сажа отб нечистой чивди (Ритиз те- 
заШсиз сопепраиу сир атриг) бываетЪ свЪшло- 
сфраго изФиа и рухла , и садишся вЪ пла- 
вильняхЪ ‚ вр кошорыхЪ черную мБаь пла- 
вяшЬ. Едва чпю мешталлическаго вр себЪ 
содержит>. 

4) Сажа изб чистой м®ди (ити те- 


-Йвиз сопаеприфиз сир! ри) подымаешся при ‘очи- 
зщени мфди и вкрутЪ горна садится. ‘Сю- 


да причисляющся краски шрехЬсортовЬ. , 
а именно: 1) желшая ‚› то есшь ша маше- 
ря › которая ‘во время расплавки мЪди 
изЬ торна. на. землю. выскакиваешр , или ко- 

гда 


ЕН СЕ СЕР РУНА 


960 ) бо; ( о 


гда мЬдь еще шепла будучи ‘по землБ раз- 
сыпаешся $ 2) шрубенная › кошорая вЬ 
трубах ‚ вЪ кои дымЪ идешр ‚ вЪ нарочно 
посшавленныя чаши собираешся ; 3) кровель- 


ная краска; кошорой мало бывает и сЬ. 


кровель собираешся. Вс оные шри сорша 
нЪсколько мфди содержалир , и ‘для шого 
собираюшея и шушЪ ‘же при ‘очисшкЪ мЬди 
сплавливаюшся. 

6..8. 

ТУШЯ или зилёаутропая сажа ( КеЙа 
Лита запста , физ тих сопаенриа. “Тийа. Са4- 
та гласит.) при сплавкф штаутровыхЬ рудЬ 
вокруг сшфнЪ и по угламр печей пристает Ъ 
иногда высоко ‚ а иногда низко. Такая же 
бывает и ша. сажа › которая. при ' дЪлБ 
зеленой мБди кЬ крышкамф пристает , 
или инымЬ о какимЬ нибудь образомЪ выше 
или ниже. шфхЬ горшковЪ ‚ в коихЬ зеле- 
ная мБдь плавишся ‚ накопляешся. Бы- 
ваешЬ цвфшомр сФра или бЪловаша ‚ и по 
большой часши натурою сходствуешЬ сЪ 
шиатровыми ивфтами ; ошФ оной сажи 
мфдь желифешЪ. Сюда причисляются слЪ- 
дующие сорты: 
| 1) Туя ‘(Тана кууеа сопёетиа, "Типа. 
бродит.) бываешЪ` свфшлосфраго ивфша, тя- 
жела и шверда у садишся ‘при сплавкБ шит- 
аутровыхЬ рудЪ мо угламЬ печей ‚, или 
поверьхЬ. горшковЪ^ и крышекЪ при сплав- 
кБ зеленой м$ди. | | 
2 2) Помфолихоб (Тина айше стетеа › 1е- 
шо". Ротрьоух.) бывает ‘св$шляе › ‘рухлова- 
фе и легче › нежели шушя ; садишся вЬ 


Ии 4. пла- 
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родЪ 
10. 


ВидЬ 


ч%3о ) 656 (05 
плавильныхЬ печах , в которыхЪ шитау- 
провыя руды плавяшся ‚ ыБсколько выше 
шупти. | 

3) Музтотая Ффлая туцая (Тина абв 
Даннасеа Чета. КЫЬИ афит.) весьма бБла , 
мЪлка ‚ мучиста и ‘легка бываешр. Ее с0- 
бираютЪ вЬ’ слмомЪ верьху итамр же , гдЪ и 
тушя находится. При сплавкБ зеленой 
мфди просшупаешЪ она сквозь шрещины из 
горшковЪ на подобе бБлаго дыма. 


ПримБч. 1) бБлая мучистая тушбя собираешся 
вЪ пБхЪ печахЪ , вЪ котюрыхЪ серебро ош 
свинцу очищаешся ‚ и она в разсуждеши 
своего свойсшва не чшо иное есть ‚ какЪ 
затустфлой свинцовой дымЪ. Смотри у брик- 
манна вЪ пушешественномЪ письм$. | 

ПримБч. 2) Хошя при разныхЪ заводахЬ и печахЪ 
болЪе шакихЪ по. сублимирован!и во время 
сплавокЪ происходящихЬ остатиковЪ случает- 
ся 3 однако нынБ еще мало о нихЬ извВ- 
стно ‚ и по шому можеш быть впредь 
шочнБе оныя изслБдованы будутЪ. 


9. 0 


ПЪНА и зщлахи (560714) суть шакя 
шБлА ‚ которыя на подобе пфны ошЪ хо- 
рошихЪ и надобныхЪ вещей ошдЪляюпкя , 
или которыя шакЬ ‚, какр и всякая другая 
нечистоша ‚ ош мешалловь ошстаюшЪ › и 
различны бывающЪ. 

$. то, 

СТЕКЛЯНАЯ ПЪНА (.5с071ае та(е оитанае 
сойчивиае тиаитегу ]абпо-феттеае. Её чит.) есть 

каме- 


Зы с 6+ ве а ‘Ала: о 


ь бвьчн нь + 25. 3“ 2 в мо Ба в 


вы 


74 


;абидысовабаннйй поза аи 
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каменистое и солоноватое смфшен!е ; ко- 
иорое на верьхЪ расплавленной стекляной 
массы на подобе пфны всплываешф › при 
нтомЪ бЪло ‚ шяжело и крБпко ; а когда на 
воздух полежишЪ, шо мокро сшановишся. 
Оно же щолочной вкусЬ имБешЪ. 

6. Шт, 

ШЛАКЪ  (5с0е иитеня в таз тая 
соЙщциаия ерагаае › тетео-оптюеае. 5сотае,) еспть 
хрупкая сшекловашая и каменистая маше- 
ря ‚ которая вр огнБ расплавливаешся › 4 
вЪ вод не распущаешся. Оная происхо- 
дить ошЪ сплавокЬ рудф и металловЬ , и 
состоишф по большой часши из претво- 
реннаго вЬ сшекло клменнаго рода, шакже 
сФрнаго и арсеникальнаго см5шешя и ош- 
часши изЬ металлической земли , по. разли- 
чтю и состоянтю шлаковЬ ‚ каковы суть 
слфдуюшие ; а именно : 

1) 2Келфзной зилахб ( 5сотае ртиЁ < ть 
яегае ет’) бываетЪ различен ‚ смошря по 
рудамЪ и сплавкамЪ ; и находится разнаго 
качества при желЪзныхЪ заводахЪ и кузни- 
нах. ВпрошчемЪ безЪ сомнфы!я во всЪхЪ 
желбзныхЬ шлакахЬ желбзо содержащая 
земля’ находишся ‚ которая посредствомЬ 
загарающейся матери вЪ желБзо препворена 
быть можетЪ, чшо искусство довольно дока- 
зывает. Пришчина пюму ‚, чшо при перь- 
вой сплавкЪ не сшолвко уголья или загараю- 
щейся `матпери ‚ сколько кЪ редупированйю 
всего желБза пошребно ‚ прибавишь можно. 

2) Мфдной аилажб (5еотае сирт @ тие- 
г4е сир’) также разнаго качесшва бывает, 
т Ии; и 
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и содержитЪ. по большой часши желЪзо или 
сфру. Тошф , кошорой при сплавкахЪ: рош= 
тейна является ‚ содержишЪ`вЬ себЪ сверьхЪ 
желФза, или сфры нёФсколько трубаго стекло- 
ватаго горнаго рода, апри сплавкБ и очисш- 
кф черной мБЬди. выходящей шлакЪ боль- 
зе сЪ желФзомЪ и свинпомЪь смфшанр и сф- 
рою. не много-связанЬ ‘безЪ каменистаго ро- 
да бываешЬ. И си шлаки по состоявтю 
фудЬ шакже различны. 

3.) Спинцопой лилахв (5еотае ритИ се 
этегае ритИ)) ‘стекловатЪф и нфсколько «Ъ 
арсеникомЬ и сФрою см5шанЬ бываешЪ › и 
есшь не что иное, какь отдЪФлевныя ошь 
свинца вовремя сплавки-свинцовыхь рудЬ 
каменья и нечистот. 

4) Олоплниной лилажб о (беотае Пани о 
этнегае Дапи }етеае) стекловатр., и при шомЪ 
желБзомр связан бываешЪ арсеникальной 
нашуры., а происходишЪ ошф шой камени- 
сшой машер1и и нечистошы ‚, копюрая вЬ 


©ловЬ до сплавки руды заключалась. “ 


5) Серефлной зилажб. (Эсопае тени. че 
пипегае а’ден) пакой же › какф свинцовой 
зилакЪ , и двухЬ соршовЬ бываешЬ , изЬ 
коихЬ в одном еще н5сколько в стекло 
прелтвореннато серебристаго свинца, содер- 
житшся. Часто вЪ сих шлакахЬ. слБды 
ипаутровой машери примфчаюшся. 

блин | каз 

ОКАЛИНЫ (5соае те ктие ег регсий$ 
рагае сут ктео= тен свв.  Эдиатае с тейаЙотит. ) 
суть. вЬ огиБ5-перегорфлыя ‹, на иелуху по- 
хожя или стекловашыя м по большой ча- 
> в М сти 


арии жь 


сши негодныя часшицы , кошорыя ощьЬ 
безперерывнаго раскалентя и сильной ковки , 
перегорЪфвЬ ошЪ мешалловь ошд5ляюшся > 
какя в кузнинахь и масшерскихЬ ‚ гдБ 
большими молошами мешаллы куюшЪ ‚ ви- 
ЯВть можно. Оныя сушь слФдуюция ‚, & 
именно : 
т) Желузная охалина (54иатае Уеггт), 
2) М+ланая (5ацатае сир. Гир), 
3) Спиниопал ( аиатае рштИ ). 
4.) Олопянная (54иатае Лаии!). 
Окалины , опстаюния ош свинца и олова › не 
очень сшеклова ты, но шакф мягки ‚ какЪ кожа, 
Простшраннфишее описане вышеписан- 
нымЬ шлакамЪ и осташкамЪ › что до ‘раз- 
ной ихЬ нашуры › свойства и надобчести 
касается › намфренф я до другаго случая 
оставишь. ИхЬ не всегда за неголдные по- 
читать должно: а в разсужден!и разной 
ихЬ натуры хошя со всБмЪ ошмфннымЪ об- 
разомЪ оныя разаФлены бышь могли бы ‚ но 
я слБловалЪ вЪ шомЪ обыкновенному раздЁ- 
леню. ХошяжЬ они не шочные минералы , 
но по колику чрезь искусство и огонь ош 
минераловЬ происходяшь, между минералами 
вр особливомЪ меш и оныя вклЮчЧИшЬ за 
благо разсудилось ‚ наипаче для ого, чшо и 


ёревне писашели ‚ особливо Цезалцинф, ихЬ 
ие пропустили, 
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